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GEORGII AGRICOLAE 


REMETALLICA LIBRIXII» QVIs 
E Officia, Inftrumenta, Machinz ;ac omnía denics ad IVletalliz 
cam fpectantía, non modo luculentiffimé defcríbuntur, fed & per 
effioícs, fuíslocis infertas , adiunctis Latínis, Giermanicisqs appele 
latíonibus íta ob oculos ponuntur, ut claríus tradi non poffint, 
SUMI OSEODULE UM 


DE -ANIMANTIBVS SVBTERRANEIS Liberjaab Autorerez 
cognitus;cum Indicibus díuerfis, quícquíd in operetractatum eft; 
pulchré demonftrantibus, 


BASILEAE M» D« LVI*» 


Cum Príuilegio Imperatorisinannos v. 
& Galliarum Regísad Sexenníum, 


Henry parla grace de Dieu roy de Ersnce, 


Aux Preuoft de Paris, Bailly dc Roefi, Senefchaulx de Lyon, "Tholofe, «7 Poictou, Età tous nox autres 
iuliciers ey officiers ou à leurs lieutenans falut. Receue auons l'hible fupplicacion de nozz amys ez- feaule 
Ierofine Frobenne ez- Nicolas T'Euefque marcbas, libraires ey bourgeoys dela uille de Baslel'un des can 
tons de noz: alliez confederez c9: bons coperes les Souy[fes, contenant quilzz auroyent recouuert plifieurs 
liures non encoréfiueux; c entre autres unintitulé GEOR GII. AGRICOLAE operáomnid; Pour 
lequelliure recouurer cy imprimer il leur à conuenu e conuiendra faire des grans fraiz: e defpens, e 
doubtent que les libraires ey impzimeurs,ne facent fi toft que lefdicls expofans aurat publié lediet liure ice 
Tuy imprimer , qui feroit leur oJter tout moyen de fé pouuoyr v embourfer de leurfdicts fraix er mifes, 
€? de receuoir le fruict quilz; efperent de leur labeur.A cefle cave ilz; nous ont bumblement requis leur uon 
loir furce pouruoir de nostre remede couetable. P. A R. Q.V. O. Y-nousceconfideré ,uoulant fauos. 
vablement traicter lefdicls expofans en ceft endroit, A iceulit 4uós permis ey o&roye,permettons cyoctroy 
ons parces prefentes woulons c7" nous plaift de oz: grace fpeciale;plaine puiffJatice € auctorite Royal, 
quikcpuilfent e» leur loyfe imprimer, ou aire imprimer, ez mettre en uente le livre defufdit fans ceque 
pendant c durant letemps e» terme de fix ans enfuyuans,à corüpter duiour &7-datte que ledict livre fera 
achcué d'imprimer wl autre libraire ou imprimeur de nofditts Royaume; pays,terres cz- feigneuries deno 
Streobeiffance puiffent imprimer, ou faire imprimer,ny en partie ny entier, ne mettre,ne expofer en uente 
fans le congé e permiftion defdi&ts expo[ans.Et ce fur peine de cofifcation dudidt liure, ex d'amende arbi 
traireánousáapplicquer. — SI VOVS MANDONS, ez áchafcunde uous, fi comeà liny dppars 
tiendra que de noz prefentes périniftion,conceftion, es" oCtroy,co deleffett e contenu en icelles. Vous fi 
cles,permettez eo fouffrez: lefdics expofans iouyr er ufer plainenent e» paifiblement fans en ce lemeta. 
treou donner, ne fouffrireftre falét, inis, ou donné aucun erapefchement au contraire, lequel fi faict, miis, 
ou donnéleur e[toyent faites, mettre incontinent «7 fans delay à plaine ez entiere deliurance au premier 
eflat cy: deu , Car tel est noftre plaifir. Nonob[lant quelcconques lettres àce contraire. — Donné à Parié 
le X VIL iour de Feurier, L'An mil cinq cens cinquante tro»s,€7 de noftre Regne le feptiefine. 
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grauijs Toringize, Marchionibus Mifenze, Comitibus Palatínís 
Baxoniz,Burggrauijs Aldeburgi & Magdeburei,Comítíz 
bus Brenze, dominis terrae Pleifenfis, A v n 1c10 facri 
Imperij Archimarfíchalco & Electorí;atq; eíus fraz 
tí AvGYSTO, GEORGIVS Agri 
cola s, rn. 


VM SAEPENY MERO, illuftrilfimi Príncipes,to 
tíusrei IVletallicae,ut Mloderatus Columella Ruftí 
: caemagnitudínem ,tanquá alícuíus corporís gran 
dítate,cofideraffem : ucl (ingulas eíus partes,quafi 
illius corporís membra,numerado percenfuiffem: 
ueritus fum, ne uita prius me deficeret, quàm uníz 
uerfam percipere poffem, nedum líterís cofecrare : 
nam quaim longelateqg haec pateat, quot & quan 
D x55, tarum artíum, fi non máena, at alíiquantula cogníz 

tío metallícís ad eam tractádam necefTaría fit , ex hís noftrís libris qu ína 
telliget.Tametfi uero res Metallica itampliffima, nec ulla ex parte à Girzez 
cis & Latinis fcriptoríbus,qui extant;abfoluta;perdifficiles habeatexplícaz 
tus:tamen quía ueterríma eft;&x homini generí maxímé neceffaría, atqs fru 
ctuofiffima,non debere à nobís negligi uidebatur. Etenim Agcrícultura fciz 
entíarum nulla fine dubitatione uetuftíor,tamen hac res IVletallíca eftantí2 
quíor,uelfaltem zequalís & cozeua: nemo ením omníum mortalium unquá 
abícg inftrumentís agrum coluit, Eauero, ut etíam reliquarum artíi, quart 
omne opus eftín faciendo,ínftrumetà aut ex metallis facta funt, aut fineme 
tallis non potuerunt conficí:qua de caufa res metallíca homínibus ctíam eft 
maxíme neceffaría, INam cum hí paucis iftíufmodi artíbus carere poffint,ea 
rump maxímus fit numerus,nulla (ine inftrumentís quicquam efficit : tum 
omnium rerum,quibus magnae díuitía bona & honefta ratíone acquírunz 
tur,nihil eftarte metallica utilius:ex agris enim bene cultís(ut alías res omit 
tam)fructus capímus uberrímos, fed uberíores ex fodínís . Certe una fodíz 
nafz pe multo maiores utilítatís fructus nobis praebet , quàm agrí plurimi : 
quocírca ex.omníum feré feculorum memoría cognofcímus, complures ex 
metallis diuites factos effe, & eadem multorü regum fortunas amplíficaffe: 
fed dehis nunc pluranon dicam:quod eoslocos ín prímo libro,partím hui 
us operís,partím alteríus,infcripti De ueteribus & nouis metallis;tractaucz 
xím;ac ca,quz contra metalla & ipfos metallícos dicütur,refellerim. C)yuanz 
quáaütres ruftíca , cum qua metallicamlibenter confero, uatíe uídetur effe 
diffufa.tamenín multo plures,quám haec noftra;partes nó diftribuiturinec 
tam facile praecepta huíus à me tradi poffünt;quàm Columella illius tradiz 
«dit: quodipfecopluresrei ruftícz fcriptores, quos fequeretur, ín manibus 
: : & 2 habuit 
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habuit:nempe Graecos plus quinquaginta , quos etíam Marcus Varro rez 
cenfet:Latínos plus decem,quos ipfe Columella commemorat: ego folum 
C. Plinium Secundum, quem fequar, habeam : quí tamen perpaucas raz 
tiones uenarum effodiendarum,, & metallorum conficiendorum exponit: 
res enim metallica tantum abeft , ut uníuerfa fit tractata ab alíquo fcríptore, 
utnetj quidem, qui dífperfe fcripferunt alius alía de re, fingulas eius partes 
abfoluerint:quínetiam eorum magna eft paucitas: (iquídem folus ex Grae 
cís omnibus Strato Lampfacenus Theophrafti fucceffor librum unum De 
machinis metallicís edidít:nifi forte Philonis poetae metallícus aliquam are 
tís particulam fit complexus : nam Pherecrates in comcedíam, infcriptione 
fimile, metallicos feruos aut ad metalla damnatos uidetur íntroduxiffe : ex 
Latinís autem Plinius,utiam dixí,tradídit pauculas laborandi rationes:qui 
"bus nouosfcriptores,qualefcung; fint,oportet annumerare : nemo enim iu 
ftareprehenfione poterít carerequi eos, quorum fcriptis,etfi paucis, utitur, 
debítalaude fraudat.Noftra quidemingua duo libri fcripti funt : alter Die 
amateríze metallicze & metallorum experímento,admodum confufus, cuius 
operís pares íignoratt r:alter Deuenis,de quibus etíam Pandulfus Anglus 
Ácripfiffe fertur : fed librum Germanicum confecit Calbus Friberoíus, non 
ignobilis medicusiuerum uenter eam,quam fumpfit, partem abíoluit. INu2 
perucró Vannocius Biringuccius Senenfis , homo difertus,& multari rez 
rum perítus,uulparí Italorum fermone tractauit locum De mcetalíis funden 
dis,feparandis,agolutinandís , Rationem autem quarundá uenarum exco 
quendarum breuiter perftrinxit: quorundam fuccorum conficiendorü pla 
níus expofuít:quibus legendis renouaui memoriam corüi,quos uídi quone 
dam in Italía confici : reliquas res omnes, de quibus fcríbo, aut prorfus non 
atticitautleuiter.Hoclibro Francifcus Badoaríus,patricíus V enetus;uír fa 
ne prudens & grauís,me donauit: quod tunc fe facturum recepít,ciim proz 
xímofuperioreanno FERDINANDY M regemjd quemlegatus à Venez 
tís miffus erat, fecutus Maríebergi effet:plura fcriptores de re metallica lítez 

ris mandaíTe non comperío : quapropter,etíamfi Stratonís liber extaret, ex 

his partíbus non dímídíum artis metallícze corpus confici poffet, Quo aut 

mínus multi funt qui de re Metallica fcripferunt , eo magís mihi mirum uí» 

detur tot chymiftas extitiffe , quí copofuerint artificium de metallis alijs in 

alía mutandís:multos Hermolaus Barbarus,homo dignitate generís & ora 

dus,ac omnídoctrína ornatus , nominatim protulit : cgo plures proferam, 

Sesptens arb. chimie fedinfignes tantum,delectum enim feruabo: ítaq xvusvrma fcripfit Oftha 
ncs,Hermes, Chanes, Zofimus Alexandrínus ad forore Theofebiam, O 

Iympíodorusitem Alexandrinus, Aeathodaemon,Democrítus,nó Abdez 

rites ille,fed alter,nefcio qui: Orus Chryforichites,Pebichius, Comeríus,Io 

annes, A puleíus,Petafius, Pelagius, Africanus, Theophilus, Synefius, Stez 

phanus ad Heracleum Cacfarem, Heliodorus ad MI dons Rees. Cal 

lides Rachaidíbus, V eradíanus,Rodíanus,Canides, Vlerlinus, Raímudus 

Lulius, Arnaldus V'illlonouanus, Auguftinus Pantheus V enetus:foemínze 

tres, Cleopatra,uírgo Taphnutia,Vlaria Iudaea: atq; hí chymiftae omnes oe 

zatíonera folutam ufurparunt;przter loannem Aurelium Augurellum Ari 
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mínenfem , qui folus uerba uerfu inclufit. Sunt alij multi de hac relibri, fed 
omnes obfcuri: quod fcriptores ífti res alíenís;non proprijs uocabulís no» 
minent:X quod alij alijs atq; alijs uocabulis;à fe confictis , utantur, cum res 
nonmutent.Ifti magiftri fuis difcípulís uías tradunt, quibus progrefli uilía 
metalla uaríjs modís cocta corrumpant , € quodáimodo ín prímam rerum 
materíam reducant,eatp ratione íd;quod ín ipfis redundat ,aufcrant : quod 
deficít,compleant: atq; preciofajhoc eftaurum & argentum, ex cís confici 
ant, quz ín catíllis aut catínís perdurent , haec facere poffint necne poflint, 
non decerno : quía ením tot fcríptorés omni nobis afTeueratíone affirmant 
fe cà petueniffe,quà curfum fuum dirigebant;eis fides efíc nídetur adhiben 
da: quía nullos ex hacárté quoridam diuites effe factos fcriptum legimus, 
necnuncfieri uíidemus;cüm tot ubíuís gentium fuerint, & (int chymiítae,o2 
mnestp omnes índuftríz neruos díes noctesqg contendant,ut maximos au 
ra argenti aceruos conftruere poífint;res ín dubium uocatur:fed ut ea füe 
rit fcriptorum indiligentía;utnomina magiíftrorum,quí ex hocopíficio ma 
gnam pecuníam cófecuti funt;jmemoríz non tradíderínt,certe difcipuli dez 
creta eorum uel non cognofcunt,uel cognita non fcruant. Nam fi ea percíz 
perent,cm tam multifuerínt,& fint:oppida iamdiu auro & argento reples 
uiffent:quorum uanítatem etíam libri declarant,in quibus Platonis & Aríz 
ftotelís,aliorumtg philofophorum nomína ínfcribunt, ut ift oloríofz in» 
Ícriptiones fpecie doctrinze uiris fimplicibusimponant. Eftalterum genus 
chymiftarum,quod uilíum metallorum fubftantíam non ímmurat, fed ipía 
uclaurí uel argenti colore tíngit, & nouaforma índuiít: ut ea uideantur effe 
qua no funt:qua forma ignis calore de eis, tancj alíena uefte detracta ín füz 
am redeunt fpeciem:qui,quía decipiunt; nó folum fummo ín odio funt,fcd 
eorum fraus capíte plectítur,Nec mínus fraudem capitalem admittit tertí 
chymiftarum genus:quod aurí uel argenti partículam,in aliquo carbone ín 
clufam, ín catínum conijcíens fingit fe additamentis , quae uím clíciendi haz 
beant,admiftis conficere uel aurum ex aurípigmento,uel argentum ex plüz 
bo candído fimilibustg . Verum dearte chymíca, fi modo ars eft;a!iás plua 
ra:nuncad metallícam reuertarrquoníam eam ínteeram nulli fcriptores lite 
ris tiandarunt, ac exterze nationes gentes noftram linguam non intellíz 
gunt,& fi cam intelligerent exiguam artís partem ex noftris íftís fcriptoria 
bus poffent difcere, hos duodecim libros De re metallíca conícripíi: quo 
rum PRIM vs habetea quz contra hancarte & metalla atc; metallícos, uel 
ab fjfdem dici poffunt: s 5 c v Np v s metallicum informat,& in fermonem, 
qui haberi folet de uenis inueniendiís, dílabitur, r && v tv s eftdeuenis & 
fibriseorumtp cómiffuris. avanR Tvs explícat rationem dímetiendi uez 
nas,atcp ctíam expromít officía metallica. Q v 1N T v s foffionem uenarum 
& artem menforis docet. se x T v s deícribitinftrumenta & machínas me 
tallicas. sEP T1 Mv $ eftdeexperímento uenarum. oc Av v s precipit 
deopíficio uenz urendz,contundendz;lauandatorrendo, x o N v s exz 

coquendarum uenarum ratíonem exponít. n E c rav s reí metallícze ftudi 

ofos inftruit ad munus dífcernendíareetum ab auro, atq; plumbum ab coz 

dem &argento, v ND ECIAM v $ tradítuías feparandi argentumab zre, 
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DVODECIMV S datpracepta conficiendi falís,nitri;aluminis;atraméti fu». 
torij.fulfuris)bitumínis,uitri.Hocautem munus fufceptum,ut propter mul 
títudínem rerum nó expleuerím,certe explere conatus fum : nam ín eo mul. 
tum operze & laborís ínfumpfi , aliquem etíam fumptum impendi: eteníns 
uenas, inftrumenta, uafa, canales, machínas,fornaées;)non modo deícripfi, 
fed ctíam mercede conduxí píctoresad earum effipies exprímendas:ne res, 
quz uerbis fienificantur ,íenotze aut huius zetatís hominibus aut pofteris 
percipiendi difficultatem afferant: ut nobís non pauca uocabula afferre foz. 
lent,qua ueteres (quíares erant omnibus notze) nudaab enodatione pros 
díderut fed fit faneid à me przetermiffum,quod necipfe uídi,necj legí;nec 
ex homínibus fide dignis cognouí:íd profecto quod non uel uídi;uel lectis 
autaudítum expendi,non eft fcríptum : (iue uero pracipio ea,quae fierí dee 
beant/fiue narro,quae fieri foleant;nec quz fiunt improbo, eadem docendi 
ratio ceferí deber. V'erüm quó magís ars metallica abhorret ab omni fermo 
nís elegátía, co mínus hí mei librí Fh polítícerteres,in quibusars ílla uerz 
faturjinterdum nomínibus carent;ucl quod nouz fint,uel quod,etíamfi ue 
teres,nominum,quibus uocabantur,memoría interíerít : quare neceffitate, 
cui uenía datur, coactus quafdam figníficaui pluríbus uerbis coniunctis, 
quafdá noraui nouís,quod genus funt,ingeftor,difcretor, lotor, excoctor: 
quafdam ueteríbus uerbis defignaui,quale eft cífium,.Etenim aim INoníus 
Marcellus fcribat;uehículi birotí oenus effeteo uocabulo nomínare confue 
uíparuum uehículum,cuí unica & rotula: quz nomína fi quís non probaz 
ucritjs rebus íftís autímponat magis propría , aut proferat ueterum literís 
ufitata, Hi autem librü/príncipes illuftriffimi, multis de caufis ín ueftro noz 
míneapparent,íed maxime quod uobis metalla fint fructuofiffima:nà cum 
maíores ueftri ex amplis earum & diuitibus regionibus uberes redituum 
fructus ceperint: item uectigalium,quae peregrini ex ufjs penfitant, incolze . 
ex decumis : tamen multo uberíores ex metallís ceperunt, ex quibus quo 
non pauca oppída nobilía orta funt, Fribergum fcilicet, Annebergum, Ma 
ricbergum,Snebergum,Gairü, Aldebergum,ut alía omittam: quin,fi quid 
ego fentío , maíores díuítize nunc etíam ín montofis ueftrarum regíonulos 
cisfub terra latent,quàm fupra terrà exíftant & appareant, Valete,Kempe 
nícij Hermundurorum Cal.Decembris, Anno s, p, rz, 
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S iuuat ieníta cognofcere fronte Chímzeram, 
Semicanem nympham,femibouem'g uirum; 
Sicentum capítum T'ítanem,totq; ferentem 
Sublimem manibus tela cruenta Gygen: 
Siíuuat Aitneum penetrare Cydlopis ín antrum, 
Atque alios, Vates quos peperere,metus: 
INunc placeat mecum doctos euoluerelíbros, 
Ingenium 4 G a 1c o L AE quos deditacre tíbí, 
INon hicuana tenet fufpenfam fabula mentem: 
Sed precíum,utilítas multa,legentis erit. 
Quidquid terra (inujgremiocs recondidít imo, 
Omne tibi multis eruítanté libris: 
Siue Huensfuperas ultro nitatur ín oras, 
Inueníatfacilem feu magis arte uíam, 
Perpetui proprijs manant defontibusamnes, 
Efterauis Albunez fponte Mephiítis odor. 
Lethales funtfponte fcrobes Diczarchídis orze, 
Etmícaté medía condítus ignis humo, 
Plana Narífcorum cüm tellus arfit ín agro; 
"''er curua nondum falce refecta Ceres, 
INec dedit hoc damnum paftor,nec luppiter igne: 
Vulcani perfe ruperat ira folum. 
"Terrífico aura foras erumpens;incíta motu, 
Swpefacitmontes;anté ubi planauia'eft, 
Haxecabftrufa cauísímoG incognita fundo, 
Cognita natura faepe fuere duce, 
Artc homínum,ín lucem ueniunt quogs multa, manutg 
"Terrzc multiplices effodiuntur opes. 
Lydia fic nitrum profert,Islandía fulfur, 
Acmodo Tyrrhenus míttít alumen ager, 
Succina,quá trifido fubit zequor Viftula cornu, 
Pifcantur Codano corpora ferua finu, 
Quid memorem regum precíofa infignia gemmas, 
Mlarmoraty excelfis ftructa fub aftra iugis 2 
INillapídes,nil faxa moror:funt pulchra metalla, 
Crorfe tuís opibus clara, Mydatg tuis, 
Quac acer Macedo terra Creneide fodit, 
Nomine permutans nomína prifca fuo. 
Arnuncnon ullis cedit c && M ANIA terris, 
&- 4 —— Tera 
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Terra ferax hominum;terraq; dites opum, 
Hicauriin uenislocupletibus aura refulget, 
NNonalio meffis caríorullaloco. | 
Auricomum extulerit felix Campania ramum, 
Necfructu nobís deficiente cadit, 
Eruitargentifolidas hoc tempore maffas 
Foffor,de proprijs armat milesagris. ' 
Ignotum Graíjs eft Hefperijscg metallum; 
QuodBifemutumlingua paterna tiocat; 
Candidius nigro,fed plumbo nierius albo; 
Noftra quoq; hocuena díuite fundit himus, 
Funditur ín tormenta,corus cuim ímítantia fulmen, 
Ais,ing hoftiles ferrea maffa domos, ti 
Beribuntur plumbo líbrí;quis credídít ante 
Quàm mírandam artem T'eutoriis ora dedit? 
INectamen hoc alijs;aut illa petanturab orís, 
Eruta Germano cuncta metallà folo, 
Sed quid ego haec repetomonumentis tradita clarís | 
AGRICOLAE,quz nunc docta pérora uolant? 
Hic cauffis ortus,& formas uiribus addit; : 
Et quzrenda quibus fint melioralocis, 
Quz fi mente prius legifti candidus aequas. 
Darcliquis quoq; nunctempora pauca libris; 
Vtilitas fequitur cultorem:crede,uoluptas::-— ^ 
INon iucunda mínor,rara legeritis,erit. ^ 
ludiciog: príus ne quís malé damriet iniquo, 
Qua funtauctorís munera míra Dei: 
Eripit ipfe fuís prímiüm tela hoftibus,ingg 
Mitentis torquet fpícula rapta caput. 
Fertur equo latro,uchítur pírata triremí: 
Ergo necandus equus,nec fabrícanda ratis? 
Viceribus terr Jateant abftrufa metalla; 
Vii opibus nefcit quod mala turbá fuisc 
Quifquís es,aut doctís pareto monentibus,aut te 
Inter habere bonosnefatearelocum, 
Senon ín praerupta metallícus abijcitaudax, ^ 
. Vtquondam ímmifTo Curtius acer equo:- 
Sed príus ediícit,qua funt nofcendáperito, 
Quod facitmulta doctusab arte facit, - 
V'tty gubernator feruat cur fidere uentos: 
Sic minimé dubijs utíturíllenotis. 
lafides nauím,currus regítarte Metífcus: 
Foffor opus peragit nec mínusarte fuum, 
Indagatuenz fpacium,numerumGQ;modumty, 
Siue obliqua fuum,rectade tendát iter. 
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Paftor ut explorat quz terra fitapta colentí, 
Quz benelanígeras,quaz inalé pafcat oues, 

En terra íntentus,quid uínculalínea tendít € 
Fungitur officio íam Ptolemae tuo. 

Vt fuz inuenítmenfuram iuraqy uenae, 

- Inuarios operas diuiditind euíros. 


lamq; agereflus opus,uiden' ut mouet omne quod obftat, 


Affidua utuerfat ftrenuus arma manu 2 
INe tibi furdefcantferri tínnitibusaures; 
Ad grauíora ideo confpícienda ueni. 
Inftrait eccefuís nuncartibus ille mínoresi 
Sedulítas nulli non operofa loco; 
Mkctiri docet híc uenz fpaciumqsy modumgg, 
Viti regat pofitís finibus arua lapis, 
Ne quis transmiffTo uiolentus límite pergens, 
Non fibi conceffas,ín fua uertat,opes. 
Hic docet inftrumenta,quibus Plutonía regriá 
"Tutus adit,faxi permeatatqy uías; 
Quanta(uides) folídas expugnet machina terrass 
Mlachína non ullo tempore uifa príus. 
Cede nouis,nulla non ínclytalaude uctuftas, 
Pofteritas meritis eft quoq; grata tuís. 
"Tum quía Germano funt haec ínuenta fub axe, 
Si quis es,inuidize contrahe uela tuze, 
Aufonís ora tumet bellís,terra Attica cultu, 
Germanum ínfractus tollit ad aftralabor, 
INectamen íngenío folet infeliciter uti, 
Mite gerat Phoebi; feu eraue Martis opus; 
"Tempus adeft,ftructis uenarum montibus,igné 
Explorare,ufum quem fibí uena ferat, 
INonlabor ingenio caret híc,non copía fructu, 
Eftadaperta bonz prima feneftra fpei, 
Ergo inftat porro grauiores ferrelabores, 
Intentas operí necremouere manus, 
Vere fiuelocus pofcat,feu tundere uenas, 
Siuelauarelacu praeter euntis aquae, 
Seu flammis iterum modicis torrere neceffe eft; 
Excoquereaut faftís ignibus omne malum, 
Cum fluitzs ríuís,auri argentiqy metallum, 
Spesanímo foflor uix capit ipfe fuas. 
Argentum cupidus fuluo fecernítab auro, 
Et plumbilentam demit utríq; moram. 
Separat argentum,lucri ftudiofus,ab zre, 
Seruatis,linquens deteriora,bonis. 


Que... 


Quac fi cuncta uelim tenuipercurrereuerfu, — 

Antealium reuehat Memnonísortadíem, —— — 
Poftremuslabor eft,concretos dífcere fuccos, TT 
| Quos fertínnumerís Teutona terralocis, : oisi yudies 
1 Quo fal,quo nítrum,quo pacto fiatalumen, . ; i 
| V fibus artificís cüm parat ílla manus: : 
" INecnon chalcantumi,fulfurlluidumqg bitumen, 1 

Miaffatg quo uítri lenta dolanda modo, . | 
Bufcipit haec hominum mírandos curalabores, 
| Pauperíem ufcgadeo ferrefamemgqy graue cft, 

394 "Tantus amor uíctum paruís extutdere natís, 
PI Etpattiz ciuem non dareuelle malum, 
| Nec manet ín terra fofforís mería latebris 

Mlens,fed fert domino uota precesqy Deo. 
Munifice expectatfpe plenus,munera dextrz, 
f Extollens anímum lIztus adaftra fuum, 
|| Diuítías c n & i5 v s dat notícíamq fruendi, 
Cuí memori grates pectore femper agit, 
| Hoc quoquelaudati quondam fecere Philippi, 

Qui uirtutis habent cum pietate decus, 
Hucoculos,huc flecteanímum,fuauiffime Lector, 

Auctoremt pía nofcíto mente Deum, 
AGRICOLAE híncoptans operofo fauftalabori, 
T Laudibus eximij candídus efto uírí, 
Illc fuum extollit patrías cum nomine nomen, 

Et uir in orefrequens pofteritatis erit. 
Cuncta caduntletho,ftudij monumenta uigebunt, . 

Purpurcí doneclumína folís erunt, 


Mlifenz w. p. 11, 
3 ludo ílluftri, 
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VLTI habent hanc opinionem; rem metallicam 
fortuitum quiddam effe, & fordídum opus,ateg 
lomnino eiufmodi negotiu quod non tam artís 
j indígeat quamlaboriís . Sed mihi, cum fingulas 
jeíus partes animo, cx cogítatione percurro, res 
uidetur longe alíter fe habere. Siquidem mea 
3 tallícus fit oportet fuzeartís perítifsimus, ut prí 
: ! mo fcíat, quí mons; quí collis, quaeue ualleftrís 
e laut campeftris pofitio utiliter fodi pofsit;autrea 
cufetfofsionem. Deindeuense, fibrae; commiffürzecg faxorum ipfi pate 
ant, IMlox pernofcat multiplices uaríafqg fpecies terraru;fuccorum,;gem2 
marum, lapidum; marmotü faxorum,metallorum,miftorum:tum habé2 
atcognitam omnem omnis operis fub terra faciendi rationem, INotadez 
nig; ipfi fint artificia matcríe experíendae, Gc parandz ad excoctioném, 
quz etiam ipfa eftadmodum diuerfa, Nam alíam exígit auru & argcntlr, 
aliam zs, aliam argentum utuialíam ferrum, alíam plumbii& ín eo ipfo 
difsimilem candidum ac cinere ucl nigrum , Quamuís autem ars fuccos 
liquidos coquendi ad [pifsitudinem effe fecreta à metallica pofsít uideri, 
tamen quía íjdem (acci effodiuritur etíam in terra denfati, aut excoquune 
tur ex quibufdam terrarü lapidumue generibus, quz m etallíci effodiunt, 
& quorum quaedam metállis non carent, ab ea fepararí non debet, quze 
excoctio iter non eft (implex;etením alia eft falís,alía nítri,alía aluminis, 
alia atramenti futorij, alia fulfuris, alía bituminis . Mlerallícus praeterea fit 
oportet multarum artíü & difciplinarum non fgnarus: Primo Philofoz 
phiz, ut (ubterraneorü ortus &caufas,naturascp nofcat: [Nam ad fodienz 
das uenas facilíore & cómodiore uia perueniet,GC ex effofis uberíores caz 
piet fructus, Secundo Mledicinze, ut fofforibus & alijs operaríjs prouí2 
dere pofsit, ne ín morbos, quibus pra cacterís urgentur, incidant: aut fi 
inciderínt, uel ípfe eís curationes adhibere, ucl ut medici adhibeant curae 
re. Tertío Aftronomíz, ut cognofcat cceli partes, atcp ex cís uenarü eX2 
tenfiones iudicet. Quarto Vlenfurarü dífciplinze,ut et metírí queat,quam 
alte fodíendus fit puteus, ut pertineat ad cunículi ufgy quí eo agitur, 

certos cuíqg fodínze, praefertim ín profundo, cóftituere fines termínosQi. 
"Tum numeroru difcíplínze fit intelligens, ut fumptus,quí ín machínas & 
fofsiones habendi funt;ad calculos reuocare pofsít. Deinde Axchítectuz 
rz; ut díuerfas machínas fubftructionefg ipfe fabricari, uel magís fabría 
candí ratíonem alijs explicare queat. Poftea Picturze, ut machínarü ex2 
empla deformare pofsit. Poftremo lurís, maxime metallící fit perítus, ut 
& alteri nihil furrípíat, & (ibí petat non iníquü, munufcp alijs de iure rez 
fpondendifuftineat. Ita neceffe eftut is, cui placent certe ratíones € 
a proces 
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praeceptarei metallic hos aliostg noftroslibros ftudiofe diligentergrfe 
gat, aut de quag; re confulat experíentes metallicos, fed paucos inuehiz 
et gnaros totíus artís, Etením plerungy alíus fodíendi rátíoné tenet: alius 
percepit fcientíam lauandi, aliusarte excoquendi confidit: alius dífcípliz 
nam terrae metíenda occultat : alius artificiofe fabricatur machínas : alius 
denígy uris metallící perítus eft. At nos ut ínueniendorü & cófictendo- 
rum metallorum fcientíam non perfecerímus, homínibus certé ftudiofis 
ad eam percipiédam magnum afferemus adíumentii, Verum accedamus 
adinftítutam rationem, 


e VA femper fuerit inter homines fumma de metallis diffenfio,quod 
alij eís praeconiiz tribuerent,alij ea orauiter uítuperarent,uifum míhi 
eft, antequam metallíca praecepta tradam , ueritatis inueftigandae caufa 
rem ipfam dilioenter expendere. Ordiar autemab utilitatis quaeftione, 
quz. duplex eft, aut ením quaritur, utílis necne fitars metallíca hís qui 
uerfantur ín eius ftudío : aut relíquís homínibus utilís ne fit, an ínutilis, 
Quí metallicam cenfent ínutilem efTe hís,qui fuum ftudium ín ipfa collo» 
cant, aíunt prímo uíx centefimü quemqp fodientem metalla, uel id genus 
alía, fructus ex ea re capere. Sed metallicos, quía omnes fuas opes certas 
& beneconftítutas committüt dubize & lubrícz fortunz, plerung; fpe 
falli, fumptibust & íadturís exhauftos amarifsima tandem uítam, &míe 
ferrímam degere. Verum ífti non uident quantü diftet doctus & ufu pez 
ritus metallícus ab artís ignaro atq; imperito, híc fineullo delectu & difz 
crimine fodit uenas, ílle eas experitur atcp tentat: Sed quía inuenituel nie 
mís anguftas & duras, uellaxas & putres, ex eo colligit ipfas utiliter fodi 
non poffe: ítag; fodit felectas tantum:quíd ígitur mirum? rerum metallíz 
carü mperítum damnum facere t perítum uero fructus ex fofsione cape 
reuberrímos?z Contingitídem agrícolís . Nam qui terramarant, ficcá pa 
ríter € denfam & macram, eítg mandant femína, tantá non faciunt mefz 
Íem, quantam hí quí folum píngueacputre colunt, & ín eo facíuntfemez 
tem, Cumautem multo plures metallici int artís imperiti quàm perití,fit 
ut metallorum fofsío perpaucis emolumento fit, detrímentü afferat mul2 
tís, Siquidem uulgus metallícorü,quod eft cognitíonís uenarum rude io 
narumtp, non raro & operam & oleü perdit. ld enim magna ex parte fo2 
letaccurrere ad metalla, cum ucl propter magnu & graue zs alíenu, quo 
Íe obftrínxit;mercatura depofuerit;uel laboris cómutandí gratía relíquez 
rít falcem & aratrum, Quamobrem fi quando íncíditín uenas metallorü 
aliorumuefofsilium fcecundas, id bona magisfortuna accidit, quàm alíz 
qua fubtili animaduerfione . Quod autem merallica multos auxcrít díuie 
tijs ex híftorijs intelligimus, etením ínter fcriptores antíquos conftat alíz 
quotrefpub. florentes, nonnullos reges, plurímos homínes príuatos ex 
metallis eoriimue ramentis díuites eflc factos, Quam rem multis clarís & 
illuftribus exemplis ufus, ín prímo libro De ueteribus & nouis metallis 
ínfcripto dilataui atcp explícauí, ex quibus exemplís apparet metallicam 
fuis cultoribus effe utilifsimam, Deindeijdem reprehenfores dicunt mez 
tallicze quaeftu míníme effe ftabilem,magnifty laudibus efferunt agrícul 

turam 
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turam, Quàm autem uere hoc dicantnon uídeo : cum argentaría metalla 
- Fribergíadannosíam quadringétos inexhaufta durent,plumbaría Gofe Tei «* OMM 
laríz ad (excentos,quorum utrung; ex annalíum monumentís conquíri 9 A o aes 
poteft: Schemnícij uero & Cremnicij communíaargentí etaurí ad octín 
gentos, quod antíquifsima incolarü príuilegía loquuntur. Sed dicunt 
fingularum fodinarum quzftum ftabilem non effe quafi uero metallicus 
unifodinzautfitaut addictus effe debeat,acnon multi cómuniter ímz 
penías facíant ín metalla : aut peritus artís non fodíat alteri uenam, fi prí2 
orísfortuna eíus uotís amplius non refpóderít: attamen Schonbergij me depo eng 
talli, quod Fribergi eft, queeftus fupra hominis zetatem ftabilís permáfit. 
Verum míhínó eltínanimo derogarealiquid de dignitate aprículturze, 
minus ftabilem quzftir metallicorum effe, non líbenter modo, fed etía 
femperfatebor, quod uénz tandem definant effundere metalla,cum agri 
in perpetuü efferre fruocs foleant. Sed merallícorum quaeftus quo mínus 
eft (tabilis, eo eft uberior, ut íníta ratione quod ftabilitati deeft, ubertate 
reperíatur zequarí; Etenim fodínze plumbaríze quacftus annuus cum fruz 
€tíbus agri optimi coparatus, ipfis tríplus aut mínímü duplus eft, Quot 
ergo partibus antecedit eifdem fructibus quaeftus argétaríae uel auraríae : 
uenz: Quocirca uereacfcite Xenophon fcripfit de Athenienfiü argenz wr ll. Mdemiensism 
tarijs metallis . Eft terra ín quafi fementé fecerís, non fundit fruges, fi ue2 
ro eam foderís, multo pluresalit, quàm fi fruges ferret. Habeantioitur 
fibi agrícolze uberes campos colantqs colles fertiles frugü eratía: metallía 
cis ualles tenebrícofas relínquát, & montes fteriles, ut exipfiseruantge gemmm4 . metals 
mas & metalla, non precía modo frugum,fed rerum omníü quz uendun T 
tur. Tum dícunt perículofum effe metallícee operam dare, quod metalloa pez aa [27s ; bero 
rum foffores interímantur modo ab &ere peítifero, quem fpiritu ducunt, e. ene S Nero 
modo hauríentes puluerem pulmones exulcerátem, macie extabefcant: 
modo íntereant, ruínís montíum opprefsi: nuncuero de fcalís ín puteos 
delapfi brachía, crura, ceruíces frangant, nulli autem utilítatís fructum 
tanti xftímare debere, ut propter eíus magnitudine falus homínís & uíta 
adducatur ín maximi quodq periculum & extremum difcrímen, Hzc 
quídem fateor perquá grauía effe atqs adeo plena terrorís & perículí, ut 
ipforum uítandorü caufa cenferem metalla fodiéda non effe, fi uel fepíus 
in eaíncurrerent metallorü foffores,uelab eís fibi nulla ratíoe cauere pof 
fent.Qui ením non potíor effet uíuendi ratio,quam uel uniuerfa pofsides 
di, nedum metalla? quand qui fic perit, pofsídet quidem nulla, fed ea rez 
linquít heredi. Cumautem raro eiusmodi accidant,& ímprouidíis dunz. 
taxat fofforibus, metallicos non abfterrentà fofsione metallorü, ut nec á ; 
fuo artificio fabros materíaríos abfterret unus aliquis exípfis, qui, quía 4» vemlo 
incaute egít,ab alto aedificio delapfus anímá efflauit. Iíta refpondi ad fin2 
enla, qua míhí obíjcere folenthi,quíi uocíferantur rem metallícá fuis cul 
toríbus effe inutilem, cum quod fumptus impendantad íncertü cafum, 
tum quod ipfa cómutabilís fit € perníciofa . Nunc uenio ad eos quí e 
andem czterís homínibus utílem non effe aiunt, quía fcilícet metalla & 
gemmz, &relíqua fofsilium genera ipfis inutilia fint, Quod contendunt 
a 2 partim 
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partím probare argumentis, & exemplís partim conuitio d nobis extoia 
quere: utuntur autem prímo hís argumetís , T'erra non occultat & ab o2 
culis remouet ea quz homini generi utilía funt & neceffaría,fed ut beneZ 
fica benignatj mater maxíma largitate funditex fefe, & in afpectum luz 
cemq profert herbas, legumína, fruges;fructus arboriat fofsilía ín proz 
fundo penitus abftrudit, eruenda igitur non funt, Quía uero ipfa eruun& 
homínes fcelerati, quos ut poetze loquuntur, ferrea ífta zetas progienít 
Ouidius eam audacíam merito ínfequitur hís uerfibus, 
Nectantum fegetes alimentatg debita diues - 
Pofícebatur humus, fed ítum eftín uifcera terrze, 5 
Quafqs recondiderat, Styeíjsqs admoueratundís, 
Eftodiuntur opes, írrítamenta malorum, 
lam nocensferrum ferroQ nocentíus aurum 
. Prodierat, prodit bellum. : 
Alterum corum argumentum eft: Metalla nullum utilitatis fructi ho 
mini przebent, ca igiturfcrutarí non debemus, Cum ením homo conftet 
exanímo &€ corporc, neutrü eeetfofsilibus : nimi nancy paftus fuauifsiz 
mus eft contemplatio natura , optimarum artíüm diíciplínarumtg co» 
gnítio, perceptío uirtutum; iri quibus optimis rebus fife exerceat íatu2 
ratus bonarum cognitioni epulís nullíus reí defiderío tenetur, Corporis 
uero natura quamuís uíctu ueftituGs neceffarío cóotenta fit, fruges tamen 
terrze atqy díuerfi generís anímantes,ípfi fuppeditát mírabílem cibi & po 
tionís copíam, qua cómodifsime alitur, augeícit, uitam ad multum teme 
porís producit. Línum autem & lana multorumtg anímalíü pelles corz 
pori ueftítu dant copiofum et parabilem ac míníme carum, delícatum ue2 
ro nec díRicilem.ínuentu arborum lanugo, quod ferícum appellatur, & 
Gbicís telae, ut nihil prorfus ipfi opus fit metallis penítusín terra abdia 
tís X maxíáex parte precíofis. Quare quod abEuripide dí&tum eft ferunt 
probariín omní doctorum homínum ccctu, atq; íd meríto femper in ore 
habuiffe Socratem, à 
Non opera funt argenteaatqs purpura ^3 
Vita homínum, fed magis tragcedis ufui, 
Laudant etíam hoc Timocreontís R odij: Vtínam czece Plute nec in ter 


12, necín marí, necín cotínente appareres, fed habítares ín Tartaro & Az 


charonte,ex te ením omnía oriuntur mala quz fubeunt homínes, Ad coe 
lum laudibus extollunt uerfus Phocylidis. - Z 
Aurumatcj argentum damno eft mortalibus, aurum 
Dux fcelerum, uitae peftís, rerumG ruína, 
O utinam clades non delectabilis effes,,. 
Tepropter fiuntraptus, homícídia, pugne, 
Fratribus infenfi fratres, natífqy parentes, 
.. Placet praterea eís illud Naumachij: 
. argentum puluis & aurum; 
Puluisarenofo pelagi quícungy lapilli 
Liíttore quit iacent fluuiorum margine fparfi, 2 
5s Contra 
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Contra uituperant hos Eurípídis uerfus; 
Plutus deus fapíentíbus, funt czetera 
INugze, fimulcg uerborum pracftígiae, 
Item hos Theognidis, 
Te pulcherríme & 0 placidifsime Plute deorum 
Dumteneam, poísum ucl malus effe bonus, 

Infectantur Aríftodemu Spartanum quod díxerít: pecunize uír, pau» 
pernullusnecy bonus eft, neqg honoratus Reprehendunt heec Tímoz 
€liscarmína, ; 

Argentum & aníma & fanguis eft mortalibus, 
Cuius fibi quinon congefsít copíam, 
Vagatur flleutiüos ínter mortuus. 

Accuifant deniqs Menandrum quod fcrípferit, 
Epícharmus effe praedícat Deos; aquam, 
Ventofcy & ignem, terram, folem, Íydera. 
Atipfeiudico effe Deosutiles 
Aurumargentumtg noftrum, nancy fi domi 
Ponenstuzlocauerís hos, quicquíd uoles - 
Petasliícet, tíbi contíngent-omnía: 

Aocr, domus; feruicg & opera argentea, 
INecnon amicí, tudíces, teftes,modo 
Largire, nam deos míníftros pofsídes. 

Hac preterea premunt argumenta, metallorufofsionibus agri uaftà 
tur, quo círca quoridam Italiae cautu eftlege,ne quís metallorü caufa ter 
ram foderet, & agrosillos uberrímos, acuíneta olíuetatg corruperet,fyla 
uz & nemora fucciduntur;nam lignis infinítís opus eftad fubftru&ioes, 
àd machínas;ad metalla excoquenda.Syluís autem & nemoribus fuccifis 
extermínantur uolucres & beftize, quarü plerzecg homini cibus funtlau2 
tus & fuauís, Venz metallicae lauantür, quae lotura;quía uenenis inficit 
riuos & fluuíos, pifces aut necat, aut ex cís abigit. Cum foituríncolz rez 
gionum propter agrorum,fyluarum; nemorum, ríuorum,flumint uaftía 
tatemincurrantin magnam difficultatem rerum, qua fuppeditant aduís 
étum,parandarum:propter lignorum inopía maiorem ímpeníam facíant 
inzedificía extruenda, palàm ante oculos omnít eftjplus ín fofsione detri 
menti cflz, quam ín iietallis emolumenti;quz fofsíone paríütur. Deinde 
exemplísacriter puenantes,contra metalla clamant,precftatifsimu quena 
que uírum uirtutibus cotentum ca neglexiffe: laudanttg Bíantem pros £e ueerwmt / bas 
pterea quod íftaludibría fortunze ne fua quídem putauerít,eíus ením pas 
tríà Prienem cum cepíffent hoftes, & fuí ciues onuftí rebus precíofis dez 
díffentfcfe in fugam, ínterrogatusà quodam curníhil de fuís bonis fecü 
elferret, refpondit: omnía mea mecum porto, EtSocrates ínquíuntacce — sies 
pituígintí minas adfe miffas ab Ariíftippo grato difcipulo, fed eas Dei 
iuffu afpernatus eidem remifit: Aríftippus autem ín hacre fecutusprae fpe 
ceptorem aurum fpreuit, ac pro nihilo putauit. Cum ením íter faceret uz : 
nà cum Ícruis, & ij prae aurí pondere tardíus irent, íufsít eos tantum ipfis 
2t 2573 us 
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us retínere, quantum (ine aboreferre poffent, reliquum defe abicere; 
Quin Anacreon T'eíus uetus atq; nobilis poeta quíngy talenta, quibus à 
Polycrate donatus fuit, cum deijs duas noctes folicítus fuiffet , reddidit 
dicens, non effe digna curis, que fint fufcipienda deipfis . Nobiles item 
& corcgie fortes imperatoresfuerunt philofophorü fimiles aurí argétíc 
defpicientia ac contemptione:fiquidem Phocion Atheníenfis,qui (epíus 
dux exercítus fuit, magnüaurí pondus, fibí dono míffum ab Alexandro 
Macedonum rege, paruum duxít & contempfit. & M. Curíus aurum, 
Fabricius Lufcínus argentum & zs referre Samnitibusiufsít, Sed etíam 
refpub. quaedam aurum & argentum legibus & ínftitutis ab ufu et tracta 
tíonefuorum cíuítum excluferut, Etením Lacedemones decreto & difci 
plína Lycurgi diligenter ínquírebant in fuos cíues,ea pofsiderent nec ne, 
poffeffor autem depreheníus poenas legibus & iudícío dedit, & oppidi 
ad Tigrim, quod Babytace nominabatur , íncolae atcg habitatores auri 
defodiebant ín terra, ne quís eo uteretur, & Scytarchz ufum aurí argenz 
tícp condemnabant,ut auarícía fe abdícarent, "l'um metalla conuícijs íae 
ctantur, Prímoautem petulanter ifti maledicüt auro & argento,uocátqy 
funeftas & nefarías peftes humani generís,nam ea qui pofsident maximo 
in perículo funt, quos deficiunt, poflefforíbus tendunt ínfidías, quam 
obrem utrifcg fzepentiero caufa interitus & exítij fuerunt. Siquidem Po 
lIymneftorrex "Thracum, ut potíretur auro, interfecit Polydorü illuftrem 
hofpitem & filium Príami, focerí fui & ueteris amici. 'Thefauros quoq: 
auri argentíg; ut raperet Pygmaleon Tyriorum rex fororís maríti & fa 
cerdotem, nullam habens rationem necp affinítatis, nec relíeionis, obz 
truncauít, Auri gratía Eríphyle Amphiaraum marítum hofti prodidit, 
Lafthenes Olynthum urbem Philippo Macedoní: Sp. Tarpeij filia auro 
corrupta Sabinos ín arcem Romanam accepit. C. Curío patríam auro 
uendídit Caefari dictatori, At Aefculapío fummo mediíco, & ut habitus 
eft, Apollinis filio, aurum ínterítus caufa fuit, Símiliter M. Craffus cum 
auro Parthorum inhíaret, profligatus una cum filio & undecim legioniz 
bus, hoftiludibrío fuit. Is ením aurum líiquídum infundens ínríctum inz 
terfecti dixit: Aurum fitiftijaurum bibe. Sed quid multís híftoríarum exz 
emplís hic nobís opus eft? cum uídeamus diebus feré fingulis propter au 
rum argentimue fores effringi, perfodí paríetes,miferos uíatores occidi, 
abifto rapaci € crudeli genere homini nato ad furta, ad facrilegia;ad exe 
curfiones & latrocínía, juo cótra correptos fufpendi,facrilegos uiuos 
comburi, latronum artus rota confríngi, bella quoqg non exitíofa tantü 
íjs quibus inferuntur, fed ijs etíam qui ea faciunt, gerí propter eadem. 
Quinetíam ea ipfa, dícunt, dant facultatem ad omne fl agitium, uírgínum 
fcilicet corruptelas, & adultería,& incefta;ftupra denig: qua per uím o£ 
ferütur. Itag; Poctze cum fingunt louem ín aureum imbrem uerfum,at 
illapfum ín finum Danaes, nonaliud uolunt, quàm ipfum auro Bh 
fibi tutam uíam, qua ingrederetur in turrím ad uítíum faciendum uirgini, 
Przterea auro & argento multorum fides labefactatur, doe a 
infinita fcelera eduntur, Etenim ut Propertius inquit, 
Aurea 
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Aureanuncuere funt fecula, plurímus auro 
7. Venithorios, auro conciliatur amor, 
Auro pulía fides, auro uenalía iura, 

Aurunilex fequitur,mox firielege pudor, 


Et Diphílus 
Auro puto nihil quícquam potentius, 
Illo fecantur, íllo fiunt omnía, 
Optímus igitur quifcy iftà metíto aciure contemnit, & pro nihilo dus 
cit. Illudcg dicit fenis Plautini: 
Odi ego aurum, multa multis fpe fuafit perperam. 
Ibiuero etiam Poetz acerbe, & cóturneliofe íinuehuntur ín pecuniam 
exauro & argento conflatam., Inprimis autem lIuuenalís; 
Quandoquidem ínter nos fanctifsima diuítíarum 
IVlaieftas, & fi funefta pecunía templo 
INondum habitas, nullas nummorum erexímus aras, 


Et in alío loco. 
Prima peregrinos obfccena pecunía mores 
Intulit, & rurpi fregeruntfecula luxu 
Diuitíze molles. 

Et plerítg uehementerlaudantrerum permutatione, quaante repertá 
pecuníam quondam homínes ufi funt, € nunc fimplíces quaedam natíos 
nes utuntur, Deindereliquís metallís grande conuítium faciunt, impris 
mís uero ferro, quo nulla perníties maior homínum uitze afferrí potuit; 
etením ex eo efficiuntur gladij, pila, haftz, contí, fagittze, quibus homíz 
nes uulnerantur, & czedes,latrocinia;bella fiunt, qua res cum Plinio fto2 
machi mouiíffet, fcripfit:ferro utímur non comínus folum,fed etíam mifz 
fili uolucrítg, nunctormentis excuflo, nunclacertís, nunc uero pennato, 
quam fceleratífsímá humani ingenij fraudem arbitror, Síquídem ut ocyz 
us mors perueníretad hominem,alitem illam fecimus,pennasq; ferro dez 
dimus. Veruntamen míifsile ín unius corpore figitur, ítem fagitta fiue e 
am míttat arcus, fiue fcorpío, fiue catapulta;at ferreus bombarda globus 
inaerem expreífus, per multorü corpora íre poteft, & nulli matmor faxz 
mue obíectum tam durum eft, ut ipfum fuo ictu fuaty uí non perfríngat 
Quocircaaltiísimas turres zequatfolo,et muros firmiísímos findit, perrü 
pit. difijcitsut certé baliftze,quae mittunt faxa,& arietes atqy alía ueteri tor 
menta, quae murum percutíunt, & propugnacula deijcíunt, cumboma 
bardís comparata, non magnam uím habere uideantur. Quz bóbardz, 
quía horribiles fundunt fonos & fremitus, non fecus ac fi tonitrua effent: 
emittunt ex fc flammas corufcantes, ut fulgetra,zdificía quzecp afflieunt; 
«ommínuunt, difsipant, onem euomunt & íncendíum excítant;non aliz 
teratcy fulminum iactus: de noftrz ztatís impijs hominibus diceretur re 
ctíus,quàm quondam de Salmoneo,fulmina eos erípuiffe Ioui età mania 
bus extorfifle, imo uero hanc perniciem hominum ab inferís emiffam in 
terras, ut plures uno ictu concidentes ad fc raperet orcus, Sed quoniam 
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bombardze quae in manu teneri poffünthodieraro fiunt ex fetro;maenze 
nunquam, fed ex zeíís & plumbí candidi quadam miftione,ídcirco in cs 
& plumbum plura maledicta conferunt, quàm ín ferrum. Hócloco etíz 
am commemorant zeneum Phalarídís taurum, eneum É ergamenorübo 
ucm, canem ferreum, eculeum, manicas, compedes,cuneos, uncos,lamíz 
nasienitas. Hís homínes crudeliter tortí,confitentur maleficía & facinoz 
. ra quie nunquam cómiferuntatgs innocentes omní fupplicío miferríme 
fic excrucíati necatur, Plumbum etíam nigrum peftiferum et nocens efTe, 
cot; líquido punírí homines,ex hoc carmíne Horatij,de fortuna loquen 
tís conuincitur, 
Te (emperanteit fzeua necefsitas 
Clauos trabaleís, && cuneos manu 
: Geftansahena, nec feuerus 
Vncusabeft; liquídumtg plumbum, 

Vtuero maeís odíum concítentín hoc rnetallum, non filent de plums 
batis & elobulis paruarum bóbardarum ex eo factís, € laefionís necístg 
caufam ín ipfum cóferunt. Itagy cum natura ín profundo terra metalla pe 
nítus abftruferit, ad ufus uitae: non fint neceffaría, fpreta funt aboptímo 
quoc uiro & repudiata, effodíenda non funt& cum effoffà femper mul 
torum à magnorum maloram caufa extíterínt : fequitur ipfam etíam ar» 
tem metallícam hominü generí utilem non effe, fed noxiam exitiofamQg, 

-» Iftisautem tragoedijs uiri boni complures íta perturbàátur, ut odium acer 
bifsimum ín metalla concipíant, cat prorfus non gigni uelíntaut genita 
. &nemíne omníum effodi. Scd quomacís fineularem illorum inteoritas 
tem & ínnocentíam bonitatem laudo, eó maíorí curze mihi erít, ut oma 
, Dis error ex eorum anímis extírpetur, ac funditus tollatur, utQp aperiatur 
fententía uera, & humano generi perutilís, | Prímüqui metalla accufant 
& caufuabdicant;non uidentfe Deum ipfum áccufare,& fcelerum dam 
nare, ut quem res quafdam fruftra ac fine caufa condidiffe autument, & 
malorum autorem effe putent; quae fané fententia pijs hominibus & peri 
tisuírís díonanon cft. Deínde,metalla certé terranon recódit ín profunz 
do, propterea quod ea ab hominibus fodinon uelít, fed quía prouída fo 
lers&g natura fuu cuíq; reí locum dedit,ca gignítín uenís et fibris cómilTu 
ríscqg faxorum,tanquam ín uafis propríjs,& matería receptaculis: etenim 
: in reliquis elementís autgigní non poflunt, quod ipfis matería defit, aut 
| genítainaere; íd quod perraro euenít, non reperiunt locum confiftendi, 
ded fuauifuoty pondere deorfum ínterram feruntur » Cumíeítur metal 
lafedem propríam et ftabilem habeat in uifceribus terrae, quis non uídet 
iftes,id quod uolunt probabili argumetatíone non concludere? Sed díz 
funt: quanquam metalla funt ín terra;ut ín proprío füi ortus loco locata, 
quía tamen ínclufa & abdita latent ín occulto,non funt eruenda, Egoau« 
tem íftís reprehenforibus nímium moleftis pro metallís pifces regeram, 
,quos occultos & latentes ín aquis, marínis etíam, capimus, cum multo 
magis alienum fitab homínís terreni anímalís uíta marís interiora, quàm 
terree uilcera fcrutarí, Síquidem ucaues ad libere uolitandum peracerem 
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natz funt,ita piféesad peruagandas aquas, czeterísautem animantibus 
natura dedit terram, utin ea habitent, homini praterea utipfam colat, &£ 
ex cíus cauernís metalla alíacg fofsilia elicíat, Rurfusijdem dicuntpifciz 
bus uefcímur, at foffilibus neq; fames fitiscp depellitur,neqg utilia funtad 
corpus ueftiendum: quod eft alterum areumentum,quo contendüt proz 
bare, metalla eruenda non effe. V erum homo fine metallis non poteft pa 
rare ea, quz fuppeditantad uictum & ad ueftítum;Etením cum resruftiz 
ga maxímam uíctus copíam przebeat noftrís corporíbus, prímum nullus 
labor abfoluitur & perficitur fine inftrumentis, fiquidem terra fubioirur 
uomeribus & dentalibus,dolabra refodíuntur prefractze ftirpes & radía 
ces fummzee, femen fparfum occatur;feges farrítur & runcatur: matura fru 
ges falcibus cum parte culmi demeffà in arca deterítur, aut Ípíca eíusrecí 
fae códunturín horreum, & pofteatríbulís tunduntur, ac uannís expura 
gátur,pura deníq; frumenta € legumína granarío ínferütur, ex quo proz 
mütur rurfus cum res haec poftulat, aut Bagitat necesitas. lamád fructus 
mclíores & uberiores capiendos ex arboribus & fruticibus nobís opus 
eft paftínatione, putatíone, infitione, quae íterum fine ínftrumentis Rerí 
non queunt, ut neclíquores, lac díco, mel, uínum, oleum fine uafis coerz 
eere € continere poffumus:nectot generum anímantes fine ftabulís £uez 
rà pluuía díutína età frigore intolerabili. Inftrumenta autem ruftíca ple 
racp funt ferrea, ut uomer, denzale, dolabra,dentes quos habet occa, farz 
culum, runcína, falx fcenaría,ftramétaría, axboraría, uíneatíca;rutrü fcalz 
pellum, furce, fcirpículze : uafa uero aenea ucl plumbea At necp ínftruz 
menta uasduelienca fineferro funt fabrícata : neqg cella uinaría, uel oleaz 
ría, neg ftabulum;necy ulla alia ull pats fine inftrumentis ferreís potua 
itzcdificari, Deínde fiue ex pecuarijs paftíonibusabducanturad laniena 
raurus, ueruex, hzedus G alía eiufdem generís ánímalía; fiueex uiliatícis 
auíaríus coco tradat pullum, eallinam,capum, num fine fecuribus aut cul 
trís animantes fecarí ac diuidi poffunt? V tnihil híc dícam deahenis;et co 
calis zencís, quíaad coquendas carnes eundem ufüm afferant fictilíay quae 
ncipfaquidem fine ínftrumentisà fieulo fingi formariQy queunt; ut nec 
fineferro ínftrumenta ulla ex liono heri, Cum autem homini preeterea 
uictum praebeant uenatío,aucupium;pifcatus;nónne ueriator ceruum íra 
retíitum uenabulo tranfuerberat ? ftantem currentémue fagitta configit? 
uelglobulo bombarde traíjcít ? nónneauceps ítem tetraonem ucl phafiz 
anum ictu fagittze conficit? aut ín eíus corpus globulum bombardz íma 
mittit? Vttaceam tendículas aliaQyínftrumenta; quibus capítár.attagen 
& picus, alízeg fylueftres uolucres, ne fingulas intempeftiue nuncfj pecia 
atim perfequar. Pifcator deniqgnónnehamo & uertículo capit pífcesin 
mari, ín marítimís uíuarijs, ín pifcinis, ín fluuijs Athamus ferreus eft;& 
€uerrículo ínterdum plumbeasaut ferreas maffas appenfas uídemus,pifa 
xesautem capti pleríqs mox cultrís & fecuribus ín frufta fecantur aut cx« 
enterantur, Sed deuictu fatísfuperqg dictum: Nunc dícam deucftítu; 
qui fit ex lana, líno,pennís, pilis;pellibus, corío; Verum oues prímotóa 
dentur;deindelanape&itur:tum ducuntur fila;poftea ftamen fufpéditus 
son). — : ínpans 
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in pannufeio, fub quod fubit fübtegmen, idQy pectine feritur, ut tandem 
ex filístantum: uel ex filís & pilís fiat panrius. Linum uero uulfum primo 
pectitür hamís, mox mergitur ín aquas, rurfusty ficcatur : tum tufüm fti 
pario malleo tiel confra&um cariínátur, deínde extenuatur ín fila, pofts 
remo texíturtela, Sedartifex panníauttextor num alíquod habet inftru 
mentum non ferreum? uellígneum fine ferro factumcíam farcínatori dif 
cindendus pannus uel tela : num íd fine cultro uel forfice faciet? num coz 
fuetullam ucftem fineacu? ne populus quídem tranfmarínus pennarum 
context corporis tegumeritum faciet (ine ijsdem ínftrumentis,nec pelli 
ones ipfis carere poflunt cuíufcunts generís animantium fuant pelles, Et 
futoríndigerfcalpri,quo fcíndat coriu: cultrí, quo radat:fubulze,qua per2 
foret, ut poísit coficere calceos, Sed haec tegumenta corporum uel texta 
ucl futa funt, Aidificía uero qua ídem corpus tuentur ab imbribus,uene 
tis, frigore, calore, non extruutur fine fecuri ferra, terebro.Sed quid plu 
ribus ucrbís opus efi? IMlerallis ex ufu homínum füblatis, tollitur omnis 
ratio € tuendz fuftentandzeG ualetudinis, & tenendi curfum uitz culz 
toris, Etenim homines fcedífsímà etmiferrimam uitam degerent inter fe 
ras, ni metalla effent, redirent ad glandesatg; fylueftría poma & pruna: 
herbis & radicibus euulfis uefcerentur, unguibus foderent Ípeluncas, in 
quibus noctu íacerent, interdiu in fyluís & campís pafsím more beftíarüi 
uagarentur, quz res quia hominís ratione, preftantifsima & optimanaz 
turz dote, proríus eft indigna, adeóne quifquam erit ftultus aut pertiz 
nax, ut metalla ad uictum ueftitumy neceffaría effe, & ad uitam hominü 
tuendam pertinere, non concedat T'um quia metallici plerumq; fodiüe 
montes nihil frugum ferentes, & ualles tenebris círcumfufas agris uaftita 
tem exiguam aut nullam inferunt, Poftremó ubi fyluzc & nemora fucciz 
duntur,jibi frutícum etarborum radícibus extirpatís frumenta ferunt,qui 
nouíagri tam uberes breui efferunt fruges,ut damna,quze lignis caríus e« 
mendis faciuntincolz, rcfarcíant, Atc; metallis, que ex uenis conflanz 
tur, alibiíinnumerz uolucres, beftía edules, pifces compararí, & ad loca 
montofa afferri poffunt, Abeo ad exempla: Bías Prienenfis capta patría 
nihil derebus precíofis exportauit ex urbe, utuir qui habitus eft fapiens, 
ab hoftibus fibi perículum non metuerit, quanquam hoc de eo díci uere 
non pofsit,quod fe coniecerít ín fupam,non magna mihi res uidetur efTe, 
iacturam horum etíam bonorum facere, perdita domo, predijs, patria 
ipfa,quanihilcharíus, Quin ego iudicarem Bíantem iftius generís bona 
contempfifse, ac pro nihilo putaffe, (i anteaquam patría capta effct,ea lare 
gítus eflet cognatís & amicis, aut diíftribuifTet in egentifsimos homines: 
nam idipfum fine cótrouerfia feciffet fua fponte; hoc, quod tantopere mi» 
ratur Grzecía, ui hoftíit coactus & fractus metu fcciffe uideri poteft. So» 
crates uero non fpreuít aurum, fed docendi precium noluit fibí perfolui , 
At Aríftippus Cyrenenfis i comportaffet ipfeatqs feruaffet auri, quod 
iufsit feruos de feabijcere, potuiffet emereres quz expetütur ad ufus uie 
tz neceffarías & propter egeftatem non habuiffet necefTe adulari Dionys 
fium Síciliz tyrannum,necunquam ex eo nominatus fuiffet regíus canís, 
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Quocirca Damafippus Horatíanus carpens Staberü maximi aeftimane 
tem díuitías ínquit: 
: Quid fimile ifti 
Graecus Ariftippus? qui feruos proijcereaurum 
In medía íufsit Libya, quía tardíus irent 
Propter onus feenes, uter eft ínfaniíor horum? 

Infanít ením qui plurís facít díuitías, quàm uírtutes., [nfanit etiam quí 
eafdem refpuit;ac pro níhilo ducit,cum liceat ípfis bene utí, Quodaute 
ídem Aríftippus alíás aurum ab nauígío proiecitín mare, animo magno 
& prudenti eam rem egit, Síquidem cum aduerteret effe piratarum fcaz 
pham, ín qua uehebatur, tímuit de uita fua, numerauítqgs aurum, & cum 
id fponte eíecifTetín mare, tanquam fecíffet inuitus, ingemuit: fed poftez 
aquam euafiffet ex perículo, dixit: ipfum aurum perijífe fatíus eft, quàm 
me perfjífe eíus caufa. V erum efto, Philofophi quidam & Anacreon 
Teíus contempferintaurum & argentum, Anaxagoras etíam Clazome2 
nius fündos,qui oties alerent,deferuít : & Crates Thebanus citm molefte 
ferret fe rei familíarís, aliarumQg curas fuftinere, & hís animum fuum ín 
contemplando diftrahii, bonis, quae ualerent octo talenta, relictis, atcp 
fumpto pallío & pera pauper omnem curam, cogitationem, operam ad 
philofophíam cótulit, Num quod ifti philofophi haec fpreuerínt, omnes 
alij pecuaríam rem non curarunt? non coluerunt agros? non habitarunt 
domos: certe multi contrà cum díuitíjs affluerent praeclare ín ftudijs fci 
entíz cognítionisqs rerum diuinarum & humanari uerfati funt, ut Aría 
ftoteles,Cícero,Seneca. Sed Phocioninon erat íntegrü;aurum ab Alex 
andro ad fe miffüm accipere. Si ením eo utí uoluíffet, tam rex quàm ípfe 
incurríffetín odium offenfionemQy populí Athenienfis:qui populus etíá 
poftea ín uírum illum bonum ingratus fuít: nam eum cópulítad hoc, ut 
biberet cícutam, Quid autem M. Curío,& Fabricio Lufcíno mínus cone 
ueníens, quàm aurum ab hoftibus accipere? quí hís machinís fperabant 
eos poffe labefactarí, aut fuís ciuibusin odíum ueníre uolebant, ut ipfis 
Romanis ínter fe difsidentibus rempub. funditus euerterent, Sed Lycur 
gus debueratauro & argento utendi praecepta tradere Spartanis, nó res 
perfebonas tollere de medío, Babytacenfes uero quís non uidet homíz 
nes fuifTe amentes & inuidos? poterant ením auro mercari ea quibus ínz 
digebant: ucl ipfum donare finítímis populis, ut eos fibí donís beneficia 
iscy deuíncirent [Poftremo Scytarchz folo auro argentícg ufu damnato, 
auarítía fe non prorfus abdícarunt, quod auarus etíam fitalíorum bonos 
rum poffeffor, fi eís nonutitur,  INuncrefpondendü eftad cóuitía, quis 
bus res fofsiles iactantur. Itaq; aurum & argentum prímó uocant peftes 
homínizquod poffefforíbus ínterítus & exitij caufa fint: hocautem mo 
do quz tandem res quam pofsídemus, peftís humaní generís non dícez 
tur? an equus? an ueftís? an denigs aliud fimile? V ectus autem ín equo 
infigni, aut uíator bene ueftítus caufalatroni fuerit, ut ab eo occideretur, 
num ígitur ín equís non uchímur, fed pedibus iter facímus, quía przedo 
cadem fecit ut raperet equum? aut num ueftití non prodímus: fed nudi, 
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quía oraffatorferro uitam uíatori eripuit, ut eum fpolíaret uefte? fimilis 
eit polfefsío auri & argenti, Quoniam uero hís omníbus homíntü uita be ; 
ne carerenon poteft, caucbímusà pradatoríbus, & quía femper non pof 
fumus ex corum manibus effugere, eft propríü munus magiftratus, fcele 
ratos & nefarios homínes ad tortorem & carníficem rapere. Belli etíam 
caufa res fofsiles non funt: ut enim cum unus aliquis Tyrannus magno a2 
more inflámatus ín mulierem egregíaforma, facit bellum oppídanis,ifti 
ufmodi belli ín effrenata tyranni libidine eft culpa; non in facie mulieris: 
Ita camalíus caecus cupiditate auri & argentí bellum infert díuítibus pos 
pulis, metalla extra caufam ponere debemus, & omnem culpamán auari» 
tíam transferre, Nam furentes impetus & turpes actíóes, quz iura gentíir 
& ciuium cómínuere & uiolare folent; oriuntur ex noftrís uítijs , are 
nonrecte Tibullusín aurum contulitbelli culpam, cum ínquit: 
Díuitis hocuítium eftaurí; necbella fuerunt 
. Fagínus aftabat cum fcyphus ante dapes. ! TE 
At Vireilius dicithomícidij culpam inauaritia refidere de Polyme» 
ftoreloquens: v 
Fas omneabrumpít, Polydorum obtruncat, & auro 
Vipotitur, quid non mortalía pectora cogis 
Aurífacra fames? diu : 
- Etíterum recte,cumloquitur de Pígmaleone, qui Sícheum interfecit, 
atq auri cecus amore, 
| | Clamferro incautum fuperat, j j 
| Fames ením & cupiditas auri alíarumQg rerum reddít homínes czecos. 
Atq; impíaifta pecuníarü cupiditas omnibus omnítempore € Toco pro 
bro fuít & crímíni. Quin etíam auarítíze tantum dedíti,quod eíus ferui fa 
fent, femper ílliberales & fordídi funt habiti. Similiter auro &€ argento, 
« gemmís expugnauerit alíquís pudicitiam mulícrum, multorum fidem 
Jabefactarit, emerít iudícia, innumera fcelera fecerít, iterum res fofsilesín 
culpanon funt, fed ínflammatus atqj ignitus furor homini, uel anímorü 
czca & impía cupiditas , Quanquam autem ín aurum & argentü dídta;in 
pecuniam potifsimum dicantur,tamen quía nominatim eam carpunt Po2 
ez, ipforum conuícía infringendafunt: quod uno illo fierí poteft. His 
pecunía eft bono, qui ea bene utuntur: dat damnumaut malum,qui mae 
le. Quamobrem rectifsime Horatius: 
INefcis quid ualeat nummus, quem prbeat ufum 
Panís ematur, olus, uíni fextartus, 
Atcg etíam in alío loco, 
Impetrataut feruit collecta pecunía cuigs, 
Tortum digna fequí potíus quàm ducere funem. 
Athomínes íngeniofi & folertes cum cófideraffent rerum permutatie | 
onem, qua quondam homínes rudes u(ifunt, & hodíe immanes quz» 
- dam & barbare nationes utuntur,qualís effet, íd eft, quam difficilis factu 
& laboríofa,reperíerüt pecuníam, Ea uero nihil utilius excogitari potuit. 
Siquidem paruaaurí argentígy maffa, precium eft reí magnee & grauís . 
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Itacá pecunia fretz gentes multum interfe diftanteslongetg feíuncta facil 
lime faciunt mercaturas, quibus uíta ciuilis uix carere poteft; D'eínde mae 
ledicta que dicuntur ín ferrum, zs, plumbum, ne ípfa quídeni apud uiros 
prudentes & graueslocum habent. Etením utílla metalla tollatur de mez 
dio, homínes certé uehemenitíus efferuefcentes iracundía, & effrénato furo 
rc íncítatí, pugnis, calcíbus , unguibus, dentibus tanquam ferz ceitabunt, 
Alij alijs fuftes impínget, alios lapidibus percutient;alíos profternet,quín 
etíam homo homínem non folum ferro ínterficít, fed necat ueneno;inedía, 
fiti: premítfaucibus & ftrangulat, uíuti defódit ín terra: ímmergiítin aquas 
& fuffocat, cóburit, fufpendit, ut faciat omne elementi partíceps huinanze 
necis, Tum denicgg alíus ferís obijcítur: alius ín máctati pecotís cadauer to 
tus ínfuitur,excepto capíte,ficQ uermíbus dílaniadus relínquítur :alíum ui 
uaríjsimmerfum,totum paríter murenae díftrahunt: alius oleo íncoquiturz 
alius olíuo inunctus ligatufag mufcís & crabronibus uexáadus proponitur: 
alius uírgis caefus uel fuftibus mulctatus riécí datur:alíus faxis facta lapíidaz 
tione obruitur :alíus precípitatur ex altís locis . Praeterea homo fine metal 
lis crucíatu£ non uno modo? ut cum carnifex cereis ardetíbus ínguínaipz 
fi & alas adurit: uel linteu imponit ín os,idcy perínfpiratione fenfim & leni 
ter ín fauces tractum,repente & uiolenter retrahit: uel maníbus poftterott 
illigatís, ipfum fune paulatim ín fublíme tractu, fubíto defjcít: uel fimiliter 
à traberclígato faxum grandis póderís € pedibus funiculo appédít: üel dez 
nicy eius artus torto diftrahit. Itacg ex hiis ipi capis riot metalla effe cuf 
panda, fed noftra uítía, iratii dico,crudelitate, difcordiam,cupídítatem late 
regnádi, auarítíam,libídinem., Sed exiftít hocloco quzeftio,utrum res fof 
filesín numero bonortt habere debeamus, an reponere ín inalorum coetu . 
Vniuerías quidem díuitías Peripatetici ín bonorum numero duxerunt, & 
modo nomínarunt externa, quod nedj íri anímo neq; in corpore, fed extra 
fint. Tumautem ut multa alía dixerüt efTe pofTe bona;quod hís bene uelma 
uti fitin noftra fitu poteftate. Etenim boni uiri hísbene ututur, eifgs funt 
utiles : mali, male, eífqg inutiles funt. Socratis eft díctum, uínu ad uafa mu 
tarí, diuitias ad eorum, quí ipfas pofsident mores, Stoici uero quorít mos 
eftut fubtiliter X argute difputet, quamuís díuítas ex bonorü choro fuftu 
lerínt, non tamen numerarut ín malís,fed ín co genere quodappellatur inz 
differens collocarünt, Etenim ípfis uírtus eft una, bonumi , uítíum tantumi 
modo malum, omne reliquum genus indifferens, Itagy utipfi de hacre feri 
tiunt, nihil intereft bene ualeat quífpíam, an grauiter egrotet : nihil intera 
eftformofus fitan deformis, Denigs 

Dues ne prífco natus ab Inacho 

INil intercft, an pauper & infima 

Degente fub dío morerís. | : 
|. Atego quidem non uídeo caufam cur eí quod náturalíter & pet fe boni 
eft, inter bona effe aliquid locí non debeat. Res fofsiles certé natura creat; 
& humano generi prebent multiplice neceffariumt ufum, ut taceá de or^ 
natu,quí cum utilitate mírífice cogruit. loíturipfa deijci de fuo ftat & gra 
du quem terient ín bonis zquunon eft. Necuero fi quis malé ipfis eft ulis; 
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iccirco recte dícétur mala, Quibus enim rebus bonis malé zequeatq bene 
uti nón poffumus ? Liceat míhí exempla ponere ex utrocj genere bonorii, 
Vínum, potuslonge optímus,fi modice bibíturprodeft cócoctíoni cibo: 
rum, ad fanguínís ortumíuuat: promotüet fuccos ín omnes corporís parz 
tes : nutrícationi bono eft, nec corpori folum, fed anímo etíam utile, INam 
tenebras & caliginé mentís noftrae diícutit: cura & follicitudine nos libez 
rat : reddit fidentes rebus. Sí ímmodice bibitur,corpus Izedit,& grauíbus 
morbis opprimit, Vinolentus etíam níhil tacitum tenet: farit & bacchatur, 
multatp fcelera nefaría facit & flagitia. Qua dere Theognís perdocié (crie 
pfit uerfibus, quos ficlatine reddere pofsumus: 
Vinanocerefolent, auída fi fauce trahantur, 
Si modíce biberís, uína iuuare folent, 

Sed ne díutíus morer in externis, uenio ad corporís & animi bona, ínter 
quz míhirobur & forma atg; Man occurrunt, loíturfi quis robore 
fretus, multum laborat, ut fe fuo €p honefte & laudate alat, eo bene utítur: 
Sín ex cede uiuit & latrocínatur, male, Símilíter foemína pulchrítudíne exi 
mía fi nupta uíro, ei uni placere ftudet, forma utitur: fin petuláter uíuítru 
itqp in libidinem, ea, ut cóuenít, non utítur. Parí ratione adolefcens quído 
Cirinz fefe dat; & artes ingenuas colit;recte utíturingenío. Qui fingit, mé 
titur, capit, fraude & perfidia fallit,eíus celerítate abutítur, Vtautem ís qui 
uinum, robur formam,íngeníti propter peiorem ufum ín bonorü numero 
non habet, ín füummü illum rerum opificem Deum íníuriofus & contumelí 
ofus eftjita quí resfofsiles eximítex bonorü ccetu, ín eidem íniuríà & cótu 
meliam íacít, Rectífsime igitur quida Greci poeta fcripferüt ut Pindarus, 

Quz uirtute pecunía 
Exornatanítet, fuppediítat uias 
INon unas bene agas, quibus 
Qua fors cung; ferens obtulerit tibi, 
Vit Sappho. 
Sine uirtutís amore hofpes iniquus 
INocet aurum, at focíata haec caput € fumma bonorum, 
Vt Callimachus. 
Dinuitiz maenos fine necuirtute: nec ipfa 
Virtutesfaciunt magnos fine díuite cenfu, 
Vt Antiphanes, 
Nam per deos cur oportet quís ditefcerez 
Pecuniz cur optet habere plurimum 
Quam pofsít auxilíarí ut amícís, oratíae 
FructumQ ferere Díuarum FEM cba 

Argumentís & conuittjs aduerfariorum refutatís collicamus utilitates 
metallic, | Prímumautem ea utilis eft medicis. Etením effundit copiam 
medicamentorü, quibus uulnera & ulcera folent curarí,peftís etíam: ut cer 
te fi nulla alía effet caufa cur fÍcrutaremur terra, tamen medicinae gratía eam 
fodere deberemus, Deinde utilis eft pictoribus.Siquidem eruit genera pis. 
gmentorum, quibus cum ipfis te&toría picta fuerint,humor allapfus extrín 
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nít marmora ad firmítatem magnorum zedíütapta,& ad ornatü decora, V tá 
lís praeterea eftijs, quor animus ad ímmortalem gloríam nititur, INam efz 
fodit metalla, é quibus nummi & ftatuz aliay fiunt, quae poft literaru mo 
nímenta homínibus quodanimodo aternítaté,immortalitatemty donant. 
Mlercatoríbus etíam utilis eft, quod multis de caufis, ut alías díxí,moneta, 
qua ex metallís cóficitur, oportunior fit homíníi,quàm rerum permutátío; 
Poftremo cuí non eft utílis?nam ut nunc praeterea & relínquam ópera tam 
cócinna, tam políta, tam elabórata, tam utilia, quee ex metallisin uarías fiá 
guras formant fabri áurarij;argétarij,eerarij;plumbarij ferrartj,quotufquis2 
que artífex (ine metallis aliquod opus elegans & perfectu efficere poteft? 
certe fi non utitur inftrimetis ex ferro uel ex zre factís,necy lignea, neqslas 
pídea fine eifdem potuerüt formari. Ex qiiibus omribus perfpicuu eft;qui 
fructus quaj cómoditates percipiantur ex metallis. Ea uero ne haberes 
tnus quidem ní(i ars metallíca effet ínueta, nobiscy míniftraretur , Quis íoi 
turnon intellípit eam efle maxímé utílem,ímo potíus neceffaríam huma 
no generi ? né plura: Homo metallíca carere non potuit, nec ipfum ea caré 
re uoluit díuína benignítas . Porro queritur metallica honeftá ne fitíngea 
nuis,an pudenda & inhoneftà [Nos auté cam inter honeftas numetaimüs 
artes. Cuius ením artís quaeftus nón eft ímpius,non odiofus,non fórdidus; 
illam honeftam poffümus exíftímare, Talem uero metallicze quaftu effe; 
quod augeat rem bonís &honceftís rationibus iam oftendemus: fure igi 
tur inter honeftas numeratur artes , Prímum áutem quafftus metallíci,lices 
at mihi eam conferre cum caeterís rationibus, quibus magia pecunia quas 
ritur, equé píus eftatqg agricolae. Nam ut hic, cum ín agris fuís femente faa 
cit, quamuis ipfi fru&tuofilsimi fint, nemíni tamen facit iniuria : Ita ílle cum 
fuum fodit metalli, etíamíi magnos aceruos auri argentiue erüat, nullí taz 
men mortalium dat damnum. Omnínotj hzc duo genera rei familiaris aü 
genda ín prímis funtliberalía & ingenua. At pra:da bellatoris plerumgg 
impia eft, quod militaris furorrapiat bona tam facra quàm prophana. V't 
uero bellü habeat fufceptum rex omníü íuftifsimus cum crudelibus tyraie 
nis, non poffuntín eo homines improbi rem atqj fortunas amíttese,ut non 
innocentem & míferam plebem,fenes dico;matronas, uirgínes, pupillos fe 
cum ín eandem calamitatem trahant. |Metallícus autem magnas diuitías íri 
breui congerere poteft fine ulla ui, (inefraude & malitía, Quocirca omnís 
no uerum non eft illud uetus prouerbium, Omnís díues aut iniquus, aut 
iniquí hzres.De quo tamen quídam contendentes aduerfus nos, ínfectan 
tur X exagítant metallícos , eosqy aut ipforum liberos dícuntín breui íi es 
geftate incídere, non alíam ob caufam quàm quod diuitías non bono noz 
do congeflerínt . Nihil ením ueríus effeíllo, quod eftapud INzeuíum poés 
tam, male parta male dilabuntur. Hísautem ímprobís ratíonibus homíe 
nes ex fodínis diuites fieri aiunt. V bi fpes aliqua metalli effodiedi oftendí 
tur, aut regulus magíftratisue exturbat fodinz domínos ex poflefsione; 
aut callidus & uerfutus alíquís uicinus antiquis poffefforibus infertlítem, 
ut cosaliqua fodinz parte fpolíet: aut pracfectus fodínze ídco indicit domí 
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nis fymbola grauiora, ut fica dare noluerint, uel non potuerint, omne ius 
( e Ss pofleísionis amíttant;ipfe contr quàm fas eft amiffum ufurpet, Aut deniz 
ut S es Ma que przfes fodínze uenam ;qua parteabundat metallo oblinit luto, ucl 
pr. d P "m terrís, faxis, affere , palo tegít, utalíquot poftannís, cum domíni fodinam 
(ui putátes exhaufta, deferent,ipfe merallü relictum fodiat, & ad fe rapiat, Prae 
terea collnuíes metallícorü ex fraude ;fallacijs, médacijs tota coftat, Etením 
E 4 ut de multís alijs nihil dicatur, fed folum de his quz ex uendíto & empto 
£8 Wooten contra fidem fiuntaut uenas effert fictis cómentitijfg; laudibus,ut fodínaz 
; rum partes dimídío caríus quàm zflimentur, pofsit diuendere, aut contrà 
aliquid detrahit de earum eftimatíone, ut partes paruo precío mercari pof 
fit. Hzc crímína cum protulerínt in medítt,omnem bonam metallícae exíz 
ftímationem uíolatam putant. Omnía autem bona fiue bene fiue male par 
ta fuerint, aduerfo aliquo cafu adflicta dilabütur, aut pereunt & difsipatur 
' ^ culpa & uitio poffefforís, quíea uel inertía & negligentia amittit & perdit 
l P ege enn ucl per luxuríam effundit atcp oblieurit: uel coniumit largitionibus & exz 
Wer herz haurit: uelludendo profundit & eijcit: 
uelut exhaufta rediuiuus pullulet arca 
Nummus & à pleno femper tollatur aceruo, 
ecigiturmírum fi metallícinon memores huius praecepti quod dedit 
i Agathodes rex, fortunam repentinam reuereter effe habendam, fjfdem de 
caufis ín egeftate incidür. Pracfertím uero cum mediocribus díuítijs cótenz 
ti cfTe non poffünt: tum ením nonraro quas cógeflerüt ex metallis, ín alía 
metalla infumüt, Verumnon regulus aut magiftratus pellit domínos pof 
feísione,fed tyrannus,quí homínes fubdítos non bonis modo honefte par 
tís, fed etíam uita crudelifsime priuat. Attamen cum folítus fum inquire 
rc in eas querelas, quas ifti apud uuleus habent de talibus iníurijs, femper 
reperio male audientibus caufam iultifimá effe curíftos depellant defodi 
nís, male dicentibus nullam cur de illis cóquerantur. Etením quod non de 
derunt fymbola ius poffefsionis amíferüt,uel à magiftratu cx alieno metal: 
lo funtpulfi. Nam improbi quídam homínes uenulas; proxímas uenis az 
fluentibus aliquo metallo, fodíentes ín aliena poffefsione inuadunt., Ita 
€os iníuríartt accufatos magiftratus expellit atcp exturbat ex fodinis.Iftí igi 
tur plerumq; graues de eo rumores fpargüt ín uulgus. Ataliter cum quaez 
dam, ut folet, ínter uícínos controuerfia eft orta, ipfam arbítri à magiftratu 
dati dirímunt: aut de ea iudices cóftituti cognofcunt & íudícát: controuer 
fia ergo dírempta, quía utríufgs partís cófenfio in ea re extitit, neutra debet 
de iniurijs coquerí: iudicata , quía fecundum leges metallícas fententia lata 
ll eftaltera ínferioríure non poteft. Sedutnon magnopere pugnem de hac 
| reínterdum unum alíquem praefectum fodínze maiorem exigere collectá à 
dominís, quàm necefsítas poftulat, Quínetíam ut cócedam aliquem fodíz 
nz przefidem uenam, qua parte abundat metallis, oblínere luto, aut ftruz 
Ciura tegere,num uniusaut alteríus improbítas plurímís bonis uiris notam 
fraudis inurere poteftz quíd fenatu fanctius & integríus folet effe in repus 
blíca? nonnullítamen ín peculatu deprehenfi poenas dederunt, Num íccir 
co honeftifsímus ordo bona fama exiftimationéty amittet? Sed certe prae 
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magiftri metallícori & duumuírüm íuratoru , Quare eiufmodi dolos ad2 bebe Avo rt ene 
híbere nori poffunt. Przefides autem fodínarü fi fraudís couícti fuerint;ceez s ffover t / 


duntur uiris : (in furti, fufpendütur. Fraudolentos autem effe alíquos par 
tíum uéditores & emptores clamant: cócedímus. Sed num fallere poffunt 
alium quàm homine ftolídum, neglígentem, imperítum rerum metallícaz 
rum? uir fane prudens, ímpíger;enarus huíus artís,fi fides uedítorís uel em 
ptorís ipfiín dubium uenít, mox fe cofert ín fodínam, ut uenam tantopere 
laudatam aut uítuperatà fubijcíat fub afpectum, & confideret fibí emendze 
ucl uendédz fintpartes nec ne.Sed dícant,ut ís fibi à dolís cauere poflit,fim 
plex tamen & quife przebet credulü, decipitur. At non raro uídemus, eum 
quí hoc modo alíu círcumueníre uolebat feipfum decípere,& meríto omni 
busludibrio effe. Nam plerumq; tam qui ftudet aliu fallere, quàm qui falli 
uídetur,reí metallica eft ígnarus.Itags cum uena prater opíníone fraudato 
rís metallis abundauerít, tum ís quí putabatur deceptus efTe lucrü facit, quí 
decepiffe damnum. Veruntamen ípfi metallici raro uendunt emiíntue par 
tes, fed frequenter furatí uendítores, quí eas uenales tantí emut uel uendut, 
quantí emere uel uendere fuerint íufsi, Cum igitur magiftratus ex zequo & 
bonoíudicet res coótrouerías, bonus metallícus nemínem decípíat, ímproz 
bus fallerenon facile pofsit, aut fi fallat , non ferat impune, fermo eoru qui 
de honeftate metallícorü detrahere uolunt, nihil momenti & ponderís haz 
bet, Deínde metallici quaeftus nemíni eft odíofus. Cyuis ením non natura 
maleuolus & inuidus odíi habebit ín eum ad quem opes quali díuinítus 
delatz funt? quit hocamplectítur genus amplificádi rem familíare, quod 
omní caret crímínetSed fcenerator (i ufuram exercet immodica, ín odia ho 
mínü íncurrít: Sín modica & cíuilem,ut non fit ínuídiofus, ad plebe, quod 
eam non exhauríat,exípfa diues admodum non efficitur. Tum quzftus me 
tallící non eft fordídus.Quuf enim talis effe poteft;tam magnus, tam copío2 
fus, tam pius? Turpeuero & illiberale eftlucrü mercatorís, cum uendít fuz 
cofas & fallaces merces,aut paruo emptís nímís magnum precii conftituit, 
eaty de caufa mercátor non mínori ín odio quàm fcenerator effet apud uiz 
ros bonos, nifi haberentrationé periculoru, ín quz pro mercibus fe infert, 
Verum quihocloco cótumceliofe dicunt de metallíca detrahedi caufa, aiu£ 
quoridàm facinori € fcelerum cóuictos homines effe damnatos ad metal2 
la, cosQg aut feruos venas fodifIe: nunc uero metallícos effe mercenaríos, 
uttj reliquos opífices ín fordída arte uerfari . Profecto fi metallica ob hanc 
caufam pudenda & ínhonefta ingenuo homíni iudicatur, quod ferui quoe 
dàfoderínt metalla, necagrícultura erít fatis honefta, quod mácípía agros 
coluerínt, &nuncapud Turcas colantinecarchítectura,quod ferui quidam 
in eaartifices reperti fint:necg medicina, quod non pauci medii fuerint fer 
uí, necp plures alíz artes íngenuze, quod manu capti eas exercuerínt. Átaz 
grícultura, & archítectura,& medicína,nihilo minus ín numero honeftarü 
artíum habentur, INecigitur metallica ea caufa ipfaruà choro excludetur, 
Concedamus przeterea íftís quzeftum mercenarioru metallicorum efle forz 
didum, nos certenon íntellígimus foffores modo caeterosty operaríos,fed 
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eum metalficze peritos, tum eos qui ímpenfam facit in metaffa , Inter quos: 
numerarí poflunt reges, príncípes, refpub. & ín hís honeftifsimus quifqs 
ciuís, Tum deníg intellisimus prafectos metallorii, qualís fuit Thucídis 
des nobilis ille híftoríarü fcríptor, quem Atheníenfes prepofuerunt Tha 
fiorum metallís. Attamen confumere alíquid opera & laboris in fofsione 
uenarum non eftindecorü metallicís, maxíme fi ipfifumptüfecerínt ín me 
talla. Quemadmodü nec magnís uítís proprios agros colere, Alioqui Ro 
manus fenatus L, Quintium Cíncínnatü operí agreftí intentum non creafa 
fet dictatorem: necuiros ciuitatis primarios à uillis arcefsiffet in curia. Simi 
liter necs Maximilianus Caefar noftra etate Conradü afcripfiffetín nume 
rum nobilium,quí comítes nomínantur. Fuit uero ille,cum ín metallís Sne 
bergi operas daret, egentiísimus: quare cognomentum habebat pauperís, 
Sed non multos poftannos ex metallis Firftiquod eft oppidü ín Lotharin 
ía, díues factus, nomen ex fortuna inuenit, INeg; Vladislaus rex ín ccetu 
eoru, quos uocat Barones, repofuifTet Turfium ciuem Cracouíéfem,quem 
metalla eíus partís regni Vngarorum, quee quondam Dacia fuit dicta;fora 
tunis locupletarunt, Quinetíam ne metallica quidem plebs eft uilís & aba 
íccta. Etením nocturnís eque ac diurnis uioilijs & operibus exercítata has 
bet duríciam corpori immanem, facillimets cum res poftulat, labores & 
munera militiz fuftinet. Quippe quz cófueuítad multànoctem uigilare, 
tractare ferramenta, fofTàs ducere, agere cunículos,machinas fabrícari,one 
raferre, Quocirca rei milítarís períti, eam non modo urbanae plebipraefes 
runt, fed etíam ruftícze, V erum ut tandem huic difputationi finem faciam: 
cum quzeftus maxími fint fceneratorís, bellatorís,mercatorís, agrícolze,me 
tallici: foenus autem fitodíofum,praeda crudeliter capta ex fortunis plebis, 
non culpa calamitofzeímpía,quecftus metallícihoneftate ac decore praftet 
mercatorís lucro: non mínus fit bonus quàm agrícolze, multo uberior, 
Quis non intelligit metallicam ínprímís effe honeftam ? Certe cum 
una fit ex decem maximis rebus optímistp, pecunia magná bono 
modo ínuenire,íd homo ftudiofus & diligens reí familiaris 
nonalía ratione facilius quàm metallíca poteftaffequi, 
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3v ALts efle debeat perfectus metallicus, & quz 
contra artem metallicam & metalla atq; ipfos me 
i| tallicos uidentur ualere, uel pro eis funt, prímo lí» 


WSI 


bro fatis explícaui : nunc decreuí metallícos ampli 
usínformare. : Quiinprímis neceffe habent fan» 
| cte Deum colere, acea, quz dícam, fcire, & operá 
4 dareut quoc opus efficiatur ríteatqg diligenter, 
j Etenim díuína prouídentía factu eft, uthis qui && 
norunt ea quz oportet facere, & curantut perficá 
poffint, plerumqs omnía fecunda accídant: inertibus cotra € quí curam 
inrebusabfoluendis non ponunt, aduería, INemo certe fatis habet omnes 
artiíficij metallici partes in anímí notione reponere fine impenfis, qua facia 
endz funt ín metalla: uel (ine laboribus quos fibi ipfe furit & fuftinet.Itae 
que (i quís facultatem habet íd quod opus eft in fumptü erogandi,mercena merce condutndy 
rios, quotquot uult, ín operas cuíufcp generís míttet, Vt quondam Sofas 
"Thracenfis ín argétarías operas mifit míile feruos, quos ipfi elocauerat Nis 
cias Atheníenfis filius INicerati. Sí nullam impenfa facere potefl, ex omní» 
bus operibus facilimü quodg; fibi ad efficiendu eligat, Ex quo genere haee 4 Hoe, ved. evel 
duo potiísimum funt, ducere foffas [uoril Í e, Jes fA AG 
INam ex hís fzzpenumero collígutur auri raméta: autlapides níori,ex quis «venei : 
bus cóflatur plumbum candidum: aut etíam gemmae, Ille aperiunt uenas, 
qua ínterdum abundant metallís,in fummo cefpite inuentis, Siue igiturar 
te, fiue cafu ín eíus manus tales arenze aut uenze inciderint, quzeftum fibi in« 
ftituere poterit fine ímpendio,et ex paupere díues repente fieri, Contra ues 
ro (i optatís non refponderüt, mox delotíoneuelfofsione defiftere licebit, 
Verum cum unus aliquis rei familiaris amplificidae gratía folus facit ímpe i 
fasin metallum, magni refert ipfum interelIe operibus,S przfentem uides paf enhn qud pro 
reomnía, quz effici iufsít. Quamobrem autad fodínam domíciliu habeat, * 
ut fc ín cofpectum operarijs femper dare pofsit, femper cauere ne quís fu 
um munus negligenter exequatur:aut habitet ín propínquiís locís,ut & cre 
bro metallícas operas ínteruifat, & crebrius ad metallum fe uenturu,quàm 
fituenturus, operarijs per nuncium fignificet. Etením fuo aduentu ucl eíus 
denuncíatíone mercenaríü feré quenqy fic terrebít, ut nunquá non diligens 
ter negotium fuum agat.Sed cum ínuiferít metallu diligenter operaríos lau 
det,& ínterdü eís det munera,ut & ipfi & alíj alacríores ad laborandu fiant: 
contrà ncglígentes obíurget atcp aliquos ex metallis amoueat, &iíneorum 
locum fedulos fubftítuat, Quinctia domínus fxpenumero díesnoctesqg aides 
maneat ín metallo, C'uze non fit manfio defidiofa & mollis, Nam metallici 
in rc familiari augenda diligentis intereft, frequenter defcendere in fodipá, : 
& aliquid temporís conferread naturam uenaru fibrarucg cognofcédam, cm'deare pale 
b 4  &tnm* 7 fre 
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Laboris: meth ^"^& tam intus quàm forís omnes laborandi rationes íntueri atcg cótemplari; 
x ^ " BH a P D 

INecid folum agere debet,fed interdum alíquoslabores fufcipereznon utin 

fjsfefrangat, fed ut & fua diligentía mercenaríos excítet,& eos doceat arte, 


Salerpa. dimi 


2 


E d 


ate penfas faciunt ín metalla, ípfis accómodatum atgg utile e 
p lf, narum € pr 
EY 


4 fodinarum eligere, item przefides. Quuía enim plerunqg fua homínes curát, 


Jdeg eigen 


E ids domíni eflent reges;utPríamus auraríorü círca Abydum, Mydas eorü qua 


Co Jagintnjes giníenfes argentaríorü quíbus floruit Hífpanía: fiue familiae amplae & illu 


zio 
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IE x plaritm seriario, [attis adhuc ignari maxime conducit fumptum. commune fibi cum alíjs poz 
jb: nere non infofsioneuenze uníus, fed plurium. Nam qui folus impenfas faz 


f ] F » L "V - 
/ citin unamaliquam fodínam, fi fecunda fortuna ipfiuenam abundanté me 


uerfainopem & fterilem, in omne tempus perdit omníno omnem fumptit, 
quem in eam impendit, Qui uero nummos cómuníter cum alijs infumítín 
| plures uenasalícuíusloci nobilitati copía metallori, ílleraro perdit oleum 
& operam.fed ipfius optatís plerumcy fortuna refpondet, Cum ením ex du 
odecím uenís ín quas cómuniís fit fumptus una metallís affluens; domíno 
nonreddatmodo pecuniam ímpenfam, fed det praeterea lucrü, certe erít ei 
E ^ ; res metallíca ampla & fructuofa, cui duae uenz auttres,aut quatuor plu2 
IX enaphos ensilom résue effundunt metalla. Xenophontís autem non multu huic difsímile có 

II filium eft, quid ipfis Athenienfibus fit faciendi, fi nouas argentí uenas fine 
1 detrímento uoluerínt quzrere . Sunt, ínquít, Athenienfium decem tribus, 

| ltacy fi cíuítas fingulis dederítferuos pares numero, atq ipfze cómuni fora 
tuna nouas uenas fecuerínt, hocfane modo fi una inuencrít uenam argenti 

diuitem, utícs uniuerfis, id quod habetutilítatem, oftendet:fin duze tríbug 

Ínuenerínt, aut tres,aut quatuor, aut dímídia earum pars, profecto hzc o2 

IM pera utíliora fient. Spem ením omnes tríbus fruftrarí, preeterítorü non eft 
i | fimile.Quamuisautem hoc Xenophontis cófilium fit pleni prudenti, ta 
| men eilocus non eftín ullís ciuítatibus,nifi liberís & opulentis, Nam quae 
| inregum & príncípum ditíonefunt, ueltyranní domínatu premuntur, fine 
| eorum permíffu non audent facere tales impenfas. Quee praedítze funt parz 
uís opibus acfacultatibus,prz índigentía non poffünt: tum etíam, ut mos 

| eftnoftrorum hominu, refpub. nullos habent feruos, quos tribubus eloz 
| care poffent. Quarehodie qui cum poteftatefunt;jnomínererumpub. ím2 
| 
| 


penfas aguntín metalla, non alíter ac priuatí homínes, INonnulli uero dos 
míni 


Lo 
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míni partes fodinze quae abüdat metallis malunt emere; quàm effc folliciti fon fegbol offm ell T 
deuenís quzerendís.Atcy hí facilem quanda & mínus incerta augendz rei 
ratione tenent, V't ením uníus & alteríus fodinz fpes eiufmodi partíu emz 
ptores fruftretur, pluríü certé fodínarü non deferet, fed ex hís aliquae om2 
nem pecuníam impenfam cum fcenore dominis reddent , fodínarii modo 
inetallís foecundarü partes ualde magno precío non mercentur, nec nímís 
multas proxímarum fodínarum, quz metalla nondum fun ut, riefi opta 
tís fortuna non refponderít,femel íacturís exhauftinon habeant, fumptut 
unde facíant & emantalías partes, quae damnum factum refarcíre polsint Tue Xs 
Quod malum accidit his, quí repente ex metallís diuites ficri uólunt,& ní ^ pwhst quoertt uec 
iio.plus funt emaces , Igitur non folumín czeterís rebus, fed etíamín etn2|. 

ptione partium ímpendedí eft modus quídam retínendus metallicis, ut ne| 

nímía díuítíaru congerendarir libidine obccecati,omnía profündant, Przez 

terea prudentes domíni anteaquam partes emant, fe conferre in fodinas de 

bent & diligenter naturam uenarü contemplari, Hoc ením ipfis maxime ca | Lo 21 
uendum efüne fraudolenti partíum uendítores eos decipiant.Partium quí2| Frande n Fe TATUM 
de emptores fi mínus díuites fiunt;at certius factut rem,quam hí qui fuis ím | PUR 
penfis fodíunt metalla, quod timídíus fe fortunae cómíttant. NNecuero me! »v» prrfns Affen 
tallící prorfus fortunze diffidere debent, ut nonnullos diffidere uidemus, Je" 

qui quamprímu alícuíus fodínze partes coeperínt effe in precío,eas uendüt. 

Quocirca raro uel mediocres díuitías afTequürur. Quin etíam quítumulos — f. fd 

quondam é fodínis egeftos & neglectos, atqy ea, quz ín canalibus cunícuz 

lorum fubfederunt, lauare folent, & qui uetera recrementa excoquere, ex "m 

ipfis non raro fatis uberes fructus capiüt. Verum metallicus anteaquamue Sz endvhg nu 
nas fodere incipíat feptem fecum confideret, locí genus, habitum, aqüam, nllo rmyideran 

uia falubrítatem, domínum, uíciírnum , Loci autem quatuor funt genez Lo feather gant 4 

ra, montanum, collinum,ualle[tre, campeftre, Ex quibus príora duo fodiz 

untur facilius, quod ín ea cunículí agí pofsint, é quibus effluít aqua, quae 

fofsionem laboríofam reddere aut omníno impedire folet : pofteríora dif 

ficilius, maxíme uero cum ín eos cunículi agínulli poffunt. Attamen metal 

licus prudens omnía hzc quatuor generaloci, ín quo uerfari folet, cótem2 

platur, etín eís quaerítuenas, quibus torrens aliidue detraxit terrena iftam 

cutem fecumq rapuit, INon uero locís omnibus lectas aperit, fed quía maz 

gna eft ín montibus, ut etíam ín relíquís tribus generíbus,dífsimilitudo,ex 

multis eos femper eligit, qui bonam fpem adipifcendi diuitias ipfi faciunt, . 

Erením cum mótes prímo multum ínterfe pofitione differát,quod alíj in e Jrtsius mantium 

quo & plano loco fiti (int, alíj ín ínzequabili atq; edíto, alíj alijs motibus im 

pofiti efTe uídeátur, fapiens metallicus non fodit pofitos in cáporü patenti» i; X ME 
buszequoribus, necín montofis regionibus fummos, nífi forte fortuna alí2 qui mms ehendl 
quz ipforu montítt uenz, corío nudatze,et metallis alijfue fofsilibus abüda 

tes, fua fponte fe fubiecerínt fub eíus afpectu. Quod quía iam femel atcp ite 

rumdiíxi, etíamfi nunquam pofthac repetam, quzecuncg tamen dixero de 

locisnon eligendis, cum hac exceptione díctauolo. Deinde cum montes 

omnibus locís crebri multis non: fint, fedalio unus, alío duo, alio tres, 

plurcfue, Atcp alibi ínter eos medij locentur campí, alibi coíunéti fint; aut 
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uallibus tantummodo difiunc, non fodit folítarios & fufos per regionur 


* itíeni ac difperfos, fed cum alijs coiünctos atqs connexos, Tum etiam 
UMADAHE, pigri. cüim montes à montibus quaititaté diftínguantur, quod alij magni fint 
alij mediocres, alij ad collís amplitudineni propius accedant quàtia magni 
montis,raríus fodit maximos quofg; & mínímos,fed plerunigy medíos ine 
Montram fern tér illos. Cum denícg montes magnam figutaru uarietatem habeant, quod 
aliorum omnelatus leníter affurgat: aliorum contr omne fit praeceps: alio 
rur aliud fit molliter deuexizaliud praeceps:alij ínlongurm fint ductíali le 


uiter inflexi, alijs alía figura fit data, extra praecipites eorum partes omnes. 


fodit, Sed nehas quidem negligit (i uenze metallíce fefe cin cofpectutni de 
JU Oulliam differenhe — dexint, Verum quamuis tot differentize fintín collibus quotín montibus 
IM diísimilitudines, metallícus tamen non fodit alios, quàm ín montofis locis 


locatos,atq; eos ctíam perraro. Minime uero mírum eft fi collis infula Lee 
| mni foditur,quippe qui totus eft fuluus,eoqy colore prodit incolis terram il 


Terra Lemma lam nobilem, & humano generi inprimis falutarem.Símiliter alij colles fo» 
M 7 4 H 

Poster Vatt, díuntur fi creta, non quafita, aliidue terrarum genus fub afpectum cadit, 

47 -., Valleftres etiam planities (antadmodü díuerfz, Vna que quidem habet 


z latera claufa, exitum uero pariter atqy introitum patentem, Altera cuiusine 
D ? troitus uel exitus eft apertus, reliquae partes omnes fint claufz. Quz duz 

edt 3 propriz dicuntur ualles. Tertía undicg fepta montibus, quae cóuallís ape 
4-*- pellatur, Deinde alía receffus habet;alía non habet. Tum alíalata eft;alía an 


«77, guíta, alíalonga, alía breuis, alía praeterea altior non eft campo ípfi proxi« 


ll .» mo,alíz fübíecta eft campeftris planícies ín aliquem altítudínem depreffa. 


Il Mletallícus autem non fodit undicp feptas motibus, nec apertas, nifi fub 
2 L ipfis fit campus humilisaut uena metallís grauída de montibus deícendens 
Comp afe "*"^" A adeampertineat. Cum deniq; campusa campo hoc differat, quod alíus in 
1-3  humililoco fit fitus, alius ín alto, & quodalius zequatam habeat planitiem, 

4  aliusexiguepronà, metallicusnunquáfodit humilem, aut eum cui eft plaz 

l d nítíes perlíbrata, nifi fuerit ín aliquo monte: raro alios, Cuodautem ad ha 
Ju J-abrs bog bítumlocí pertínetmetallicus nondü perfoffum cófiderat,ucftitus ne fit ar 
| boribus, an hís nudatus. Sí nemorofus erít,eum,modo reliquas habeat o2 

| portunitates, fodít,quod fuppeditetipfi lignorü copia ad fubftructiones, 
! machínas, edificia, excoctíones, alíags neceffaríam. Sin careat nemoribus, 

| eiusfofsionem omíttit, nifi propé fit flumen, quod deuchatlígna. V erunta 
menubifpes oftenditur fore,ut aurum puri, aut gemmas ínueníat, locum 


l x etíam fub nfylucftrem, quo olitura tantum egeant, illud ex« 
nr 


I| Georiort. £X rm m 
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purgatione, Quocirca incole regionum calidarü eiufmodi eruunt ex afpes 
ris & arenofislocís,in quíbus ínterdüm néfruteta quidem ulla funt,nedum 
fyluz , Metallicus etíam locum cófiderat, hàbeátne perpetuo fluentem a4 
quam, an femper aqua careat,nifi à uertíce montíü torrens largo ímbre con 
ceptus defluxerít, Itagy quem locii naturaamneautríuo donauit, ís ad mul 
| ta erit idoneus, nam nunquam deerít aqua, quz ligneis carialibus ín laua« 
In crí domicilia perducatur: que deducatur ad officínas, in quibus matería 
metallica excoquitur: quz denícg,fi patietur locí condítio;in cuniculos de« 
ríuarí pofsít ut uerfet machinas illas fübterraneas, Contra uero aquae íugis 


mac Jon 5 lerne 
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ter luentes loco qui fodítur,à natura denegatze augent impenfas, atqj co 
magis quo longíus à fodinis abeft amnis aut ríuus ad quem metallici rcg 

funt uehendz , Quinetíam metallícus uiam quaa proxíma regione &uiz V 
cinitaté itur ad metalla córemplatur, boná ne fit an mala, breuísan 


Cum ením loca fof VA 
ceffe ur mercenarijs alijíqs importentur omnía,quze expeturitur ad ufus i ia p hern, mfregefert 
tze neceflarios, uía mala &longa multas moleftías exhibet baiulís & uecto 

ribus atcp auget ímpenfas rerum inuectaruni, quare máíorís eas uiendunt, 

Quod non tam mercenarijs quàm dominis dat damni Siquidem propter 

rcrum caritatem mercenarij ufitata laborum mercede contenti nó funt, ncc 

cíIe poffunt,fed à domínis petuntutniaiorem ípfis tribuant, Quod ni fecez 

ríntnon dant operas ín metallis, fed abeunt. Quanquáautem loci metallis ld ritas A 
alijscqy fofsilibus erauidi plerumay fint falubrcs, quod à uentís círcum&ari 

pofsiínt,nempe praecelfi atc edíti, quídam tamen peftilentes funt,ut alijs li 

bris dictum eft,quí funt infcripti de natura eorü quse efflunt ex terra, Itacg po ER 
metallici fapientis eft non fodere locos iicl fructuofifsimos,quori certa pes p ua sin e. 
ftilentiz figna percipit, Etenim qui fodit peftiferos eí una hora fatís eft uiz Joeendj 

tz, alterá orco Ípondet, Metallicus praterea dominüloci intuetur acri & at Demi vs [oq 

tento anímo,íuftus ne fit & uir bonus,an tyrannüs,INam híchomines ui op ; 

preflos imperío coetcet,& ad fe rapítbona éorur, ille iuft 


:! 


LE 
zz 


nib. 


longa. 


e & legitime ím2 


tingitlocos ad fodiendüaptos,anímo conttietur. amicus 
Bi inimicus fuerít metallum illud excurfionibus hoftíi erít ínfeftim, Quaz 
rüm unaomne aurum;areentum, alíudue fofsileà domín 
& laboríbus collectum atcp cóportatum auferet,& incuti 
bus mercede conductis, Quo frati ín fugam fe cofjcient, 
in eos intendítur, fe liberarepofsint,Tum honfolum fortuna metallici ina 

ximo ín perículo erunt,fed eius etía uità ín diícrímen uocabitur. Ítàc netaz . 

lem quidem locü fodit. Quoniam uero plures metallici fodere folent unius : 

locíuenas ex eare uícinitas orítur, quà metallícus, qui primus fofzioni ope Vfammg £x effunw vemaguc 
ram dedit, fe excludere non poteft, Etenim máàgifter metallicorü alijs perz i 

míttít poteftatem fodiendi tam inferiores quàm füuperiores eiufdem uenze 

partes : alijs tranfuerías uenas,, alijs oblíquas: fin alterad fofsionem prímo 

agereditur,uenaQ; metallís aut alíjs fofsilibus fuerit grauída, ex ré etustion 

erit propter mala uicínitaté omittere fofsione, fed armis iuftítize fua poterít 

tueríatcp defendere, Cum ením magiífter metallícori cuíufcg domini pofz Magiihr meuf arn, affrcinm 
feísionem certís termínís definiat ;bonimetallici eft fe fuis finibus contiiiea 

reprudentiís uícínos ab iniquo conatu leoibusrepellere. Sedetíam de uici: 

nitate fatis, Merallicus igitur fodínam habeat loco montofo,molliter deucz | Gili quahs bcn fedes 
xo;lyl lucftri falubrí;tuto, quínon longe abit à flumíneuel riuo, quo mate j 

ría eoffa uchi pofsit ut lauetur&excoquatur, 
difficilimus.Quz quídem pofitío eft optima, 
quarum propíus accedit, eo melior eft, hoc co 
longius, Nunc dicá dehís ad quae affequenda 


etmetumhomini 
ut pérículó, quod 
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EI nde ho arenam cum metallís aut gemmís permiftam, an aquam alicuius fucci plená 


raro fatis comode lauarí poffunt, etíáfi fontes ex montibus orti ín pleroft 

omnesfundantaquas:at ramenta metallorum & gemmze ex fontibus anb 
fime manát ad paludes,quod plerüg fint in zquís & patentibus locis, iVIe 
tallicus igitur prímo fontis arenas lauat:deínde riui ab eo deducti: tu fluuij, 
in qué ríuus exonerat: fed arenas amnis longius à montibus diícedétis in cà 
peftrem planíciem lauare operzeprecium nO eft, Verum quo plures fontes 
metalliferi aquas effuderintín unum flumen , eo maíor fpes eft lauacrü fru2 


Arta! vtov wm. ctuofius fore.Porro nearenas quidem ríuorü apud quos metalla effoffalaz 
suce uantur,metallícus negligit.Jam fucci gratía guftáda funtaquz fontíiu: cum 

— UND autem inter fe multum differant ín fapore;fex earit genera excoctor potifsiz 
| po Cael mü obferuat & anímaduertit:falías,ex quibus fal excoquít: nitrofas ex quiz 
terns [ns amotis bus nitrü:alumínofas ex quib.alume: atramétofas,ex quib.atramentu futoz 


| fl sri. b hmmm fis riu:fulfurofas,ex quib.fulfur: bítuminofas aüt,ex quibus bíitumé coquitur, 
m color ípíe coctorí prodit: fed aqua marína iccirco dd fal(ze fontanz fimilliz 
ma fit,deriuata ín areas modice depreffas,& folís calorib.cocta, ín fale fpori 
teabictum etíálacuu quorundá aqua fimiliter falfa zcftiuis folibus ficcata fit 
fal.Itag; hominis índuftrij & diligetis eft haec quoq; notare, & ex eís capez 
re ufum,atqp afferrealiquid ad cómuné utilitatis fructu: rigor eene mae 
risliquídum bítumen , quod ex occultís fontibus influít ín ipfum,denfat ín 
füccini & gagatem, utín librís de fubterraneorum ortu & caufis infcriptis, 
dixíutrumq; uero ídem mare certís uentorum flatibus cómotum, ínlitora 
eijcit:quocírca etíam captura illa (uccini, ut corallij, alíquà curam defiderat. 
Porro quíarenas lauantaut coquunt aquam fontanaim necefle eft;ut folicíz 
tos etía ipfos habeat cogitatio loci habitus,uizefalubrítatis, dominí , eíufcg 
uicini, ne propter earum rerum difficultatem, aut exhauriantur fiümptibus, 
aut debonís & uíta períditentur, Hachactenus. Metallicus poftquam 
elegit 
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elecitexmultislócís unum aliquem natura aptum ad fofsiones, in uenís oz. e ) ; NE 
z L í "1 , : ] ( uel Mer Vena p. j 
perá curamtp ponítiqua uel aliquo cafu nudatz corío, fe nobís oftendünr, (Ap 2 
uclabftrufze & latentes arte inquírütur: hoc eueníre uulgo folet, illud raro: UEM 
quoruim utrumqp explícádum eft. Alíqua igitur uís fine homínís induftria 
ctlabore aperit uenas nó uno modo:etením eas cutenudatauttorrés,quod — /rre» 
Fribergi argentaríjs accídít:de qua re fcripfi ín prímo libro De ueteribus & 
nouís metallis : aut uís uentoru, cii ea radicitus extrahít & extírpatarbores, yv vorm 
quz fupra uenas creuerüt: aut abruptio faxí : monte uero íd ipfum abruma — deupre fo 
pituel diuturnus & largus imber,uel terrae motus,ucl (ctus fulminis,uel uía. Ther "rez mw). fdomen 
olenta níuis deuolutio;uel impetus uentorum: 
Qualis rupes,quam uertíce montis, 

Abfciditímpulfu uentorum adíuta uetuftas, 
Autaratío uenas aperít: nam aratro glebas auri excífas effe etíam ín Gialecía 4» 
luftínus memoríz tradídít:aut fyluarum íncendíu: quod argentarijs Hifpa 
níd accidifTe fcribit Diodorus Siículus:& fatís fcit eftillud Pofidonij ino 
ua germina, argentaría fcilicet & auraría,efferbuerunt incendio, quo fyluae 
eóllagrarunt. Quineria Lucretíus eande rem hís uerfibus latius explícauit, 

Ouod fupereft;zes atqg aurum ferrumQg repertum eft, 

Et (imulargenti pondus;plumbitg poteftas. 

Ienís ubi íngentesfyluas ardore cremarat 

Montibus ín magnís;feu ccclí fulmíne míffo: 

Biue quod ínter fe bellum fylueftre gerentes 

Hoftibus íntulerant ignem formidinis ergo: 

Siue quod inducti terre bonitate;uolebant 

Pandereagtos píngues:& paícua reddere rura, 

Siueferas interficere, & ditefcere praeda, 

INamfouea atq ieni prius eftuenaríer ortum, 

Quam fzpíre plagis altum, canibustg ciere, 

Quicquid íd eft,quacunqy é cauffa flammeus ardor 

Horribili fonitu fyluas exederat altis 

Ab radicibus, terram percoxerat igni. 

Mlanabatuenís feruentíbus ín loca terrae 

Concaua conueniens argenti ríuus & auri, 

Aerísitem & plumbi, 
Attamen poeta eiufmodi incendijs non tam uenás prímo nudatas effe qua 
totum metallorum opificium ínítiü fumpfiffe cenfet, Aut deniqs uenas refe 
ratalía quzepíam uis: etením equus, fi huic narrationi fides habenda eft,Go 
felaría: uená plumbaríam ungula aperuit, Iftís ígitur modis fortuna nobis Pto eus i 
uenas largítur. Arte auté occultas € recondítas fcrutamur, obferuantes pri Ciadizer- vidi Jererruem 
mo fcaturigínes fontium, quae à uenís longe abeffe non poflunt, quod ex yen. 5 
plis earum aqua emanet:deínde fragmenta uenarü,quse torrens ex terra eru 
ítlongínquitas uero temporis aliquàá eorum partem rurfus obruit terra: ue 
rum eiufmodi fragmenta fi fupra terram íacuerínt, aut fint leuía, uenze ab í 
pfis plerucp abfurt longíus , quod torrens extracta proculà uenís abripuez 
rít, & dü ea propelleret lacuía fecerit, fin ín terra infixa, uel afpera fuerintad: 
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ucnas propíus adfunt.Sítus etiam cófiderandus,nam ís ín caufa eft quod et 
uenz magis aut minus terra obruantur, € fragmenta longeaut mínuslonz 
ge protrudátur:uenis autem ifto modo ínuentís fragmenti nomenímpone 
re metallici foléttum uenas fcrutamur obferuantes pruinas, quibus omnes 
herbae candícát;his exceptis quee crefcut fupra uenas, quippe quz ex fefe ez 
mittunt exhalationem calídà X ficcà, quae humídze concretíonem ímpedit, 
quocírca tales herbae magís aquis madent,quàm pruínis candícat, quod oz 
mnibus locís frigidis cernere lícet, anteaquáad íuftam magnitudine herbae 
peruencrint,ut Aprili & Maio menfibus:aut cum iam foenum ferotíni, qd 
cordum appellát,falcibus defectum fuerit,ut meníe Septembri, Quo igitur 
loco herbae humide non congelant pruinís , fübeftuena : quz fi fpirauerít 
ualde calidum,ea terra fert herbas humiles & colorís non uiui, Poftremo ar 
| boresquorüufolía temporeuerís fübcaerulea uellíuida funt: rami inprímís 
| fuperioresínfectinigroreautalíquo alío colorenó naturali: ftipites bífidi 
& fimiliter, atq rami nigri uel dífcolores: ea namq; opera efficiunt ualde ca 
lidi & ficcí halitus:qui ne radicibus quidem arboru parcunt, fed eas aduren 
tes,prorfus infirmas reddunt, Qua de caufa uís uentorü frequétíus extirpat 
eius gencrís arbores quàm reliquas:uenze autem emíttunt halítus, Quo ieí 
turloco multz arboreslongo quodá ordíne difpofita alienifsímo tempoz 
reamittunt uíiridítatem & níigrefcunt,aut difcolorantur,crebroG; uiuentoz 
rum dantur ad cafum,ibi fubeft ena, Quín cum ítem longo quodam ordiz 
ne,quo fe uena tendit,aliqua herba uel aliquod fungi genus crefcit: quibus 
interueníaaut ínterdum aliz etíam uenz proximze carent. Atgy íftís modis 
naturaliter uenz poffunt ínuenírí,Porro de uireula furcata ínter metallícos 
multae & magn contentíones funt, nam eam alij aíunt ín uenís ínueniedis 
fibí maximo ufui effc;alij negant, Qui tractatione & ufum uíreulz probát, 
eorum alij prímo furcam cultro refecant colurnam : quà prz caeteris ad uez 
nas quaerendas idoneam efTe cenfent: praefertim fi corylus fupra uenam aliz 
'quam creuerít; alij pro uarietate metalli díuerfis uirgulís ad uenas inquiren 
das utuntur:etením corylí uírgulas adhibet ad uenas argenti : fraxíní;ad ac 
ris: íceaftrí,ad plumbí,maxime cádidi: ex ferro uel acie ferri factas;ad aurí:. 
dO uírgulz cornua manibus prehendentes pugnos faciunt: nez 
ceffe autem cft ut digiti comprefsí ad ccelum fpectent;utGs uírgula erigatur 
ca partequa cornua coeunt:tum huc & illuc pafsím perlocos montofos ua 
gantur:ítag; dícunt fimulatg; fupra uenam pedem pofuerínt,ftatím uírgue 
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cefferínt,rurfum uíreulam immobile manere. V erum,ut ipfi afferunt, caufa 
motíonís uíreulze cit uís uenarü: eaCp interdum tanta eft;utarborum, proe 
pe uenas crefcentium,ramos ad fe Rectat, Contra quí uíreulà nullí uíro boz 
no grauíc ufui effe poffe dicut, hi uím uenarü íccírco motionis eíus cauísá 
efe negant,quod omnibus non foleat moueri fed iftis tantimodo, qui can 
tionibus aut aftutijs ututur: uím praeterea uenarum negantad fe trahereraz 
mos arbori, fed exhalatíonem calidam & ficcam aíunt eos efficere contorz 
tos, Ad qua íftirefpondent:quod uis uenarü uireulam,cum quídam é mez 
tallícís aut czeterís homínibus eam tenent ín manibus, nó uertat, ín caufa cft 
homínís 
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hóminis proprietas quaedam fingularís, quze uím uenarum impedit atq al proprietas eccadia, vgl 1 * 
ligat:quía enim uís uenarum uerfat & uoluítuíreulam, nó alíter ac magnes hr 


ferrum ad fe allicit & trahit,eà occulta homínis propríetas debilitat & frana 
gít,non fecus atcp alli magnetís uires ínfirmat & excludit: etením allij fuc» 
co magnes oblítus ferrum ad fe non trahit, nec ídem tràhít rubíoínofum., 
Quínetíà de tractatione uírgulz nos admonent,ut digitos leniter nó ftrínz, qualuor nirdula frui fanda 
gamus,necq; comprímamus acriter: nam fileníter tangemus uíreulam,deci| 

det inquíüt anteaquá uís uenarum eam uerfet: (in acriter cóftríneemus, uis| 

manuum ui uenarum refiftet,&C eam fuperabít, Itagg, ut ipfi cenfent, quíngs 

res funt neceffaríae ad hocut uirgula fuu faciat officium : quarum príma eft, 

uirgulze quantítas:uís ením uenarum baculi riímís miagniruoluere nequít: Vergula uan hitns 
altera uírgula figura,nam nifi furcatà fuerít,éadem uis eam uertéeré non poe f4wra 

teft:tertía uís uenarit,quae naturam uoluendi habet : quarta uírguloe trata. 15 vens . m 
tío:quínta príuatío proprietatis occultae, Ex iam díctísaut folent concludez qprelas occult 
rehocmodo: fi quod uirgula omnibus non moueatur , in cauffa eft inepta 
eíus tractatío,aut occulta hominis proprietas, qua uí uenarum repugnat & 
obfiftit;ut fupra díixímus,quí uenas ipfa quzrunt non neceffe habet íd can2 
tionibus facere, fed fatis eft eos uirgulá pte tractare pofTe, & occulta proz 
prietate carere, Virgula ígiturin inueniendisuenis uiro bono grauiQp ufui 
effe poteft, V erü deramis arborum coritortís plura non dicunt íftí, fed maz 
nent ín fententía , Cuin aut hzcres controuerfa fit & plena difIenfionís ína 
ter metallicos,cam fuis pondetibus examinanda cefeo : uírgula díuína, quà v nula méanlala 
incantatores fcrutantur uenas,utannulís etíam,fpeculis, criftallís, quamuís —— 

forma furce figurari pofsit, nihil tamen ad rem íntereft recta (itan in alía fiz 

guram formata: non ením ualet uíreulae figura, fed incantamenra carimíni, 

quz míhi cómemorare non lícet neqj libet. V eteres aüt, non ea modo quae 

ad uíctum & cultum attínent, uírgula díuina coquifiuerunt, fed rerum etíá 

formas uerterunt: etením íncantatores Zieyptiorum uírgas, ut Hebrzcorü JL Jp can AJores 
litera narrantjín ferpentes mutarunt: & apud Homerü Míneruafenem V2. — 

lyffer uirgula diuina repente in íuuenem conuertit, ac rurfus reftituit ín fez 

níum:;Círce quoq; focios Vlyfsis mutat ín beftías, eiscs reddit hominís effi. Circe 

gíem: quínetíam Mercurius uirga,quz caduceus appellatur,uigilantib.foz x 

mnum dat,é fomno excítat dormietes.Itacg uiroula díuina prímo ex íncanz 

tatorum ímpuris fontibus defluxiffe uidetur ín metalla: deínde cum uiri bo 

níabhorrerentab íncantamentis carmínü eat reijcerent, uírgula à fimplici 

metallícorum uulgo eft retenta, & ín quaerendis uenis ueftigia antíquí ufus 

remanferunt.Quoníam uero matallicorü uírgulze mouentur etiamfi eas inz 

cantare non folent,alíj dicunt,motíonís earum cauffam efTe uim uenart, alíj 

1ractationem,alij utramqg; . V erum quz ui ad fe attrahendi praedita funt , ea 

omníaín orbe non torquentres;fed eas ad fe alliciunt,uerbi eratía: magnes 

ferrum non uoluit;fed id ad fe trahit: & fuccinum attrítu concalefactum nó 

uertit paleas;fed fimpliciter eas ad fe allícít: fimiliter uís uenarum,fi eandem 

cum magnete aut fuccíno naturam haberet,uirgulam totíes nó uerfaret, fed 

femel tantümodo ad fpatium femícirculi uerfatà recta ad fe traheret, & , nifi 

comprefsio hominis qui uíreulam teneret ín manibus,ip(i uenarum ui refiz 
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fteret & repugnaret,uírgulam ferret ad terram:quod cum non fiat,neceffaz 


río fequitur tractationem efTe cauffam motíonís uíreulz., Id uero hínc etíá 
perfpicuum eft quod callidi fti tractatores rectam uírgulam non capiunt, 
fed furcatam,atq; eam colurnam,autalíquam alíam íta Hexibilem, ut fi (ic te 
netur ín manibus;,ut eam tenere folent, omni homini, quocung ínloco fte 
terít;in orbem uertatur: nec mírum fi uírgula non uerfatur cum inertes eam 
tenent,Etením cornua eíusacríter comprímunt, aut leniter ftríngunt: hoc 
autem ipfum uulgo metallícorum fidem facít,uíreula uenas inueniri, quod 
ca utentes cafu aliquas inueníunt,fed ijdem multo zepius perdunt operam, 
& ut uenas ínuenire pofsínt, níhilomínus ín fofsis agendis defatigantur, 
quàm aduerfz partís metallici , Mletallícus igitur, quía eum uírüi bonum & 
grauem efle uolumus, uíreula incantata non utítur, quía rerum naturae pee 

ríctum & prudentem, furcatam íntellioit (ibi ufui non effe, fed ut fupra dixi, 

hàbetnaturalía uenarum figna, quz obferuat. Itacy ea fi natura ucl cafüs,alí 

quo ínloco, ad fodiendum apto, patefecit, ibí metallicus agitfoffas, finon 

oftendit,crebrís fofsionibus ufcg eo fcrutatur locum,quoad uenam crudae 

ríam reperit, 
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inuentee;ut etiam putei & cuniculi nomina reperíuntàut ex inuentoríbus: 
quo modo uena Carbonaría Annebergi nominata eft,quód cam carbonaz 
ríus inuenit: aut ex domiínis,ut Gairíca uallís loachímícae à Giatrícís ibidem 
partes pofsidentibus : aut ex effofsis, ut uena plumbaría ibídem à plumbo 
nigro,A Snebergi Bifemutariaà plumbo cínereo : aut ex cafu,ut fragmen 
tum diues uallís loachimicze, quam uis torrentis aperuít, Saepius tamen pri 
miínuetores eís,magis uero fodínis)nomina imponut aut perfonze, ut Czez 
faris Germanici, Apollinis, [ani:aut animantís,ut Leonis;urfiaríetis,uaccae: 
autrei inanímatz , ut cíftee argentaríze,ftabuli boum : aut rídículi,ut helluo 
moríonum;aut denicy omínis boni caufa,ut donum dei. Eandem autem co 
fuetudinem appellandi uenas, puteos, cunículos, quondam fuiffe ufitatam 
ex Plinio intellieímus,qui fcribit : Mirum adhuc per Hífpaníasab Hanniz 
bale olím inchoatos puteos durarefuaab inuentoribus nomína habentes, 
ex quís Bebelo appellatur hodiíetp, qui ccc pondo Hannibali fummíniftra 
uitín díes, 
DereMletallicaLibri it riwrs. 
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RO X r M E prudetiainformaui metallicos,díxicg 
de electione locí fodiedi,arenze lauandze,aquze coz 
quendze: fimiliter de ínquifitione uenarum:atqy íta 

iperfolui fecundum librum, uenío ad tertíü , qui eft 


M ro nominibus interdu appellarí terrze canales, fed 
:d faepius ea,qua in uafis contínentur;aliàs díxí, altez 
f!|ra fienificatione nuncutor: ípfis enim nomínibus 

3 | declaro res foffiles , quas terrae receptacula fuo có2 
plexu coercent,Prímo aute dícam de uenis,quz altítudíne, latítudíne, lona 
gitudíne multum ínter fe differunt: nam alía de fummo terra corío defcens 
ditín imam eíus fedem,quá ob eam ipfam rem nominare foleo profunda, 
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Alía magnam alícuíus locí partem occupat ín longi G latum ducta: quà 
.cumulatam foleo uocare:nec ením quicquam alíud eft quàm alíquo foísili 
um genere cumulatuslocus, utínlibrís Defubterraneorum ortu & caufis 
fcripii.Euenít interdum,lícet ínfolenter & raro,ut plures alícuíus fofsilis cu 
mulíínuno loco reperíantur;alti unum aut etíam alterum pàáfTum, latí quaz 
tuoruel quíngi , quorum alter ab altero díftet círciter duos ; trcs , pluresu'é 2 : 
p : qui cum ad cos fodiendo peruentum fuerit, prímo difci figurafeno w/Mef Lar [vf nt na 


isoftendunt: deínde latíus aperiuntur: poftremo cx omnibus iftiufmodi /**7 
cumulis plerumcg fituena cumulata, 


Mons A, B. C, D. Venacumwata E, E, G, H, L, K, 
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Hocautem1oci quod eft mediü inter duas uenas , interuenium nomina e Ky drei" 
tur:atcp id ipfum interuallum fi fuerit ínter uenas dilatatas ,totum ín terra 


occultatur: fin inter profundas , fumma eius pars palam ante oculos omníz 
um eft; reliqua latet ín occulto, 
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Deindeuenz profundze multum ínter fe differunt latitudine :nam eará 
alize funtlatze paíIum,quaedam duo cubíta;alíae unum, pedem alíz, partím 
femiffem : quas omnes noftrí metallíci latas uocant. Quaedam contra latze 
tantummodo funt palmum,alíz tres digitos,duos alíze:quas anguftas nun 
cupant. Atín híslocís, ín quibus uenzefunt latifsimze, quae data eft cubitu, 
aut pedem, aut femífTem, dícítur angufta: ut Cremnícij ubí quzedá uenaaz 
líquafuí parte quindecim paffüs eftlata;alíqua decem & octo,alíqua uigín 
tí; cuius rei teftimoníum íncolz nobís dabunt, 


Vena profundaleta Ai — Venaprofunda angifta B, 


Dilatatz uero interfe differuntaltitudine: etenim earum aliae paffum ua 
num,;aut duos, aut plures funt altze, partím cubitum, alíz pedem, femiffena 
aliz: quas omnes appellarefolentaltas, Quaedam contrá altz funt palmi, 
alía tres dieítos, duos alíz; partim unum : quas humiles nominant, 
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M um uenz profunde ínter fe differunt extenfionein longum: alia enim 
ex oriente pertínetín occidentem, 5 eee Ld etf 
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Alice contra ex occidente in orientem. 
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Véia A.B C. Commiffure D E r. 


: 


te 


tea peces 


, 7 
E s nrraporr zn l lg 
/) Anf I t f 


SNSIYO 
OCCIDENS 
T 


* i e 


ll 1 


SEPTENTRIONES 


M gard f f 


Moris nr Bom SEA 


apl »nf/a p 


Il ie afe ft 


36 DE RE METALLICA 


Alia contra ex fcptentríonibus in meridiem, 
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vide Sed uena extendaturneab oriente;an ab occidente nobis indicant com» 

| mifTürae faxorum : hz ením ipíz fi occidentem uer unt ín profunz 
dum,uena dicitur extendi ab oríente ín occidentem:fin orientem uerfus,ab 
occidente ín orientem: fimiliter ex commiffuris de merídíe & feptentrionia 

busexíftíimamus, | Verum metallici unam quang; mundi partem in fex 
partes díftribuunt: atq; ad hunc modum faciunt partes mundi quatuor & 
uiginti numero : quas ex duobus duodenarijs numerís nomínant,Eas aute 
mundi partes ipfis fignificat inftrumentum, cuius hzc eft ftructura: prímo 
facíamus orbem: deínde à dimidia eius parte ufq ad contraríam duodecim 
rectas líneas,quas Girzeci uocát deuér pus, Latini dímetíetes appellare pofz 
funt,parííínteruallo inter fe diftantes,ducamus per medíum puctum, quod 
ijdem Girzci uocant xévzgop , ut orbem díuidant ín quatuor & uiginti pare 
tes,undíq ínter fe aequales:tum intra orbem tría fiant tympana:quorum ex 
tremum cótíneat líneas equaliter fecantes unamquamcp quatuor & uigine 
tí partium:medium uero bínos duodenaríos numeros ín líncís dímetíentis 
bus utríufg; infcríptos: intímum autem excauatum capíat magnetínum íne 
dícem:per quem ea ex duodecim lineis dimetientibus recta tranfeat, in qua 
utrobíg; ínfcriptus fit numerus duodenaríus, 
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SEPTENTRIO 


Cumautem índex, quem regit maenes , ex Septentrionibus rectà pertiz 
neatínauftrum,nota xii, quze eft poft eius caudam,ín figuram furcz forma 
tam,fignificat Íeptentríones:quae anteaciem,meridíem:nota uero v 1, fupez 

. rior,indícat orientem,ínferíor occídentem:praeterea cum ínter duas mundi 
partes principes femper alíze quíng fint non príncipales , carum duze prios 
res príori partí mundá;,pofteríores duze pofteríori afcribuntur. Quinta auz 
tem ínteriecta € media inter has & illas, diuiditur: cíuscg pars dímidía uni 
partí principali attríbuitur,altera,alteri: uerbi cauffazinter xii. notá feptenz 
tríonu,& v i.orientís,funt r, 1, rr mir, v. 6 quibus r, & n. funt partes Íepteri 
tríonum quz fpectantad orientem: iir, & v, partcs oríentís quee uergunt 
infeptentriones: r1, uero dímídia pars affignatur feptentrionibus,dimidia 
orientí, Quí igitur curam ín extefionís uenarum cognitione ponit, ís fuper 
uenam etíam fubterraneam ftatuat inftrumentii métallicum iam defcripti: 
quod,quamprími índex quíetus conftiteritextenfionem ipfi demonftrat: 
utfiuenaa vi. tendítfe ín vi, aut ex oriente pertinet ín occídentem, aut cori 
tra ex occidente ín orientem : fed hocan íllud fit,jnobis comiffurze faxorum 
cómonftrant:fin ex línea, quae eft íriter v, & vir, procedit ín oppofitam ipfi, 

ex medio v, & vr. orientis progredítur: aut contrá ex medío v. & vr, occiz 
| 

: 


dentis, [terum uero hocan illud fit, nobís cómiffürz (axorum comonftrát: 

fimiliter de alijs mundi partíbus earumQ intermedijs decernimus. Quoni2 VN ud 

amautem,quot partes mundi faciut metallící, tot uentos numerant non ho difycbune vemey Seius 

díerni modo nautz.,& ín hís quofgq; noftrates,fed R omaní etíam,qui quon "^^f : 

dam eís nomína partím latína pofuerunt,partím à Grzcís mutuatí funt, cuí '. 
| inetallíco collibitum fuerit, ís poterit uenarum exteníionís uocabulís uenz 


d 


toruni 
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torum nomíinare:funt namqp uenti;ut partes mundíprincipes quatuor,ful 
folanus qui fpiratab oríente, € eí contraríus fauoníus, qui flat ex occídenz 
tethíc à grecís fépvp" appellatur,ille &zgNrue. Aufter practerea,qui ex 
meridie procedit, € ci oppofitus feptentrío,qui ex feptentrionibus : illum 
véroy hunc graeci ezagyericu uocant. At uenti non príncipales,quemadmoz 
dum etíam partes mundi funt uíeíntí numero:nam ínter bínosuentos prín 
cipes femper funt quíní non príncipales íntermedij. Inter fübfolanum fciliz 
cet & auftrum, orníthíze prímo tenentes locum fübfolano proximum: dein 
de czecías:tum eurus,quí inter hos quíngs medíus eft:poftea uulturnus: po 
ftremo euronotus,uícinus auftrí:quibus omnibus,excepto uufturno, Grae 
ci hecímpofuerunt nomina, Itagg hunc, quíratíone tam fubtilí uentos nó 
diftínguunt,eundem quem Graci nomínant tvpoy, efTe dicunt: rurfus inter 
auftru € fauoníi prímo eftaltanusà dextraauftrí: deíndelibonotus : tum 
afrícus,medius ínter hos quings:poftea fübuefperus:poftremó argeftesà fi 
níftra fauonij, quibus,exceptis libonoto & argefte,latína funt nomína: fed 
Africus quoq; à Girecís NL uocatur.Eodem modo ínter fauoniü & fepten 
tríonem prímo à dextra fauoníj funt etefize : deinde círcíus: tum caurus,quí 
medíus eft inter hos quinq; : poftea corus : poftremo thrafcías à finiftra fee 
ptentríonís:quibus omnibus excepto cauro Grzecí nomína pofüerunt.Itez 
rum auté qui tam conciífa ratíone uentos ínter fe non dífcernunt xégop à gra 
cis,caurum, à Latínís eundem uentum dicí aiunt.R urfus uero ínter feptens 
tríonem & fubfolanirprímo à dextra feptentríonis eft Gallicus: deinde fuz 
pernas : tum aquílo,quí medíus eft ínter hos quíngs: poftea boreas: poftre 
mo carbasà finiftra fübfolani: atqy iterum qui tantam uentorum non pepe 
rerunt turbam, fed duodecim tantummodo uentos effe cenfuerunt , autad 
fummum quatuordecim, eundem uentum efTe dicunt, quem Graci Bopfay, 
Latíniaquilonem appellant.Sed ad hanc noftram ratíoné non modo hanc 
numcerofam uentorum multítudínem utile eft approbare, fed etíam dupliz 
care,quod germanorü nautz faciunt, Qui praeterea femper ínter duos mez 
díum ex utroq; compofitum numerant:ífto ením modo etíam íntexmediías 
partes per flatum uentorum fignificare poffumus:ergo fiuena à v1. oríétís 
tendítíein v1, occídentis, ex fubfolano procedere dicetur ín fauoniü: qua 
uero ex medío v, & vi. orientis progreditur;in medíum v. & v1, occidenz 
tís,ex medío carbae & fubfolani procedere dícetur ín medíum argeftae & fa 
uonij: fimilíter dealíjs mundi partibus earumQy íntermedijs fentíendü eft, 
IMetallicus autem propter naturam magnetiís,qui ferrei índícís acíem ín me 
rídiem dirigit, neceffe habet fic ftatuere iam defcriptüinftrumentum ut ora 
tus i it ad finiftram : occafus,ad dextram, n ; 


LIBER TERTIYS 
MERIDIES 


CS NOHOICNHCÓ 


enirio 


Sept 
T 


SEPTENTRIO 


Non diífsimiliter uene dilatatze inter fe differunt extenfione inlatum: in 
quam uero mundi partem ín terra fe dilatent etíam ex commiffürisfaxorü 
poteft intellioi. Hae ením fi occídentem uerfus uergunt ín profundum, ue 
na dícítur ex oriente pertínere ín occidentem: (i contrà oríentem uerfus, ex 
occidente ín orientem.Eodem modo ex commiffüris exiftímare poffümus 
de meridie & feptentrionibus;ac de partibus mundi non príncípalíbus,cas 
rum intermedijs. 


d a 


Vena 
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Quinetíam,quod ad extenfionemattínet, uenarum profundarum quz 
dam exalíqua mundi parte recta pertinetín eam quz € regione ipfius eft: 
alía curuata fe tendit: quomodo illud accídít;ut uena ex oríente procedens 
non uergatín partem ci oppofitam, íd eft occídentem, fed fe torqueat & fle 
ctatad meridiem autad feptentríones., 


Vena profundare&a A. Vena profunda curuata. B. 
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Similiter uenaru dílatatarum alíquac recte dilatantfe, alie obliqué , pare 
tím curuate. Vena dilatata recta. A«— Vena dilatata obliqua. B; 
Vena dilatata curuata. C; 


» D 
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Acuero etíam uenz,quas profundas appellamus,díuerfo modo ín proe 
fundü terra defcendunt:ná alía recta;aliqua obliqua fiue deuexa,alía tortà; 
vena profunda defcendens rea. A. obliqua B. torta. c; 


id 
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V'enz praeterea profundze ín uaríetatelocorü, per quos fe tendunt, mul 


tum ínter fe difcrepant.INam alíz per deuexum montís aut collís tendentes 


de eo Montis deuexut A C. Venaprofunda 8. 
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At:quz defummo monus aut collis uertice per deuexum defcendunt ín 


uallem aut cóuallem , rurfusQy per decliuem oppofití montis collísue parte 
Montis deuexum 5. Vallis B. Oppofiti montis pars decliis. c, 


aíceadunt. 
Venaprofunda D E r. 
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Quidam de monteaut colle defcendentes in camporum planiciem ex» 
currunt, Montisdeuexum A. Campus B. Vena profunda. c. D. 
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Deindeuenz profunda non pari inter fe differuntin diuidendo: fiquiz 
dem alía aliam tranfuerfa fecat:alía alíà oblique diffindit & quafi decuffat, 


velaprincpalis A, venatranfuerfa. B. 
vena principalem oblique diffudens. €; 


SS SS SNL L— 


Quod fiuena, quz alteram principalem obliqué diffindít , durior quàm 
ipfa fuerít: per eam penetrat nonalíter ac cuneus fapinus uel ferreus inftruz 
mento alíquo percuffus perlíonum molle:(i mollior, eam principalis uel fe 
cum rapítad pedes tres,aut ad paffum unit, duos,tres,plurefue : uel ín prios 
rem partem, quod raríus accidit, transfert, Sed utrobígs eandem effe uenà, 
quz diffindit princípalem;idem tecti & fundamenti habitus indicat. 


Vena 
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Vena principalis A, vena eamoblique diffindens B. 
Eiusparsrapta C, Eius parsin priorem partem translata. D, 


Alia praeterea uena profunda cum alía iungitur, fit ex duabus uel plua 
ribus crudarijs una, Aut ex duabus quidem crudarijs non fit una, fed, quía 
nonmultum ínter fe dí(tant,& alteraín alterá uergit, uel alterutra, cum íam 
deícenderuntín profundü coniunguntur, Ad con(fimiles modos ex tribus 
ucl pluribus uenis in profundo fit una, 


Duewene A. B, quarum trad; oblique defcendit,atq; fic altera im 
alteramuergit. — Earum coniun&io C, 

iterum due uen: quarum altera fignata D, re&e defcenditim pro- 
fundum terre : altera fignat E. oblique, que in eam vergit. 

Earum coniunctio F, 
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Verum eiufmodi confocíatío uenarum nónunquam rurfus diffoluitur: 


quomodo illud plerungs accídít ut ex dextra fiat finíftra, & contrà ex finie 
ftra dextra. 
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Porro exuna uena, quz duriffimo alíquo faxo, quafi roftro , findítur & 
diuiditur in partes,aut quá fibrz ín faxo molli difijciut duae plurefife fiunt: 
quz interdum rurfus ínter fe coníunguntur, ínterdum díuifze manent, 


Venediwfio & B. Eiufdem partium coniun&io C. 


Vena dilatata fecans profundam. A. C, Vena profunda B. 


Vena dilatata que iungitur cumprofunda D. E, Vena profunda. 
Vena dilatata. G.. Eius diuulfee partes B. 1, 
Vena profunda que dilatatam diuellit. , 
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Poftremo uena profunda habet originem & finem,caput & caudá, Oríz 
gojquidem dicitur ea pars unde eft oría, finis , ín qua termínatur: caput uez 
ro,quam efFfertín lucem,cauda,quam ín terra occultat, Verum metallici no 
necefIe habent prímam orígínem uenarum quaerere, quemadmodum A2 
oypti reges quondam ortumINili querebant, fed ipfis fatís eft aliquam uez 
nz partem inueniffe,eiufcg extenfionem cognouiffe: nam taro reperiri oríz 
go poteft, ítem finis, Bed uena uerfus quam mundi partem caput proferat 
inlucem,aut caudam tendat,eíus fundametum & tectum indicant : hoc etíá 
pars pendens uocatur;illud íacens:fundamento autem uena nítitur,tectum 
ipfiimpendet:itag; cum defcendímus ín puteum,pars,ad quá uentrem uerz 
tímus,uenz fundamentum & fedes eft:ad quam dorfum, tecum. R efponz 
detautem alíquo modo caput fundaméto,cauda tecto:etením fi fundamen 
tum ín meridie fuerit fitum,uena uerfus meridiem caput profert ín lucem:te 
ctum uero, quía femper fundameto opponitur, tunc eft ín feptentríonibus 
pofitum:ergo etíam uena caudam tendit ad feptentríones: fi fuerít profunz 
da deuexa: fimiliter de oriente & occídenteatcqg de partibus nó príncipaliz 
bus earumtp iíntermedíjs decernimus ,V eruntamen cum uena profunda in 
terram defcendens,fit aut recta, aut obliqua, aut torta, fundamentum oblis 
qua facile difcerniturà tecto : re&z uero non ítem: at tortze fundamentum 
uertítur € mutatur ín tectum:& contra tectum in fundamentum:fed ea ple 
runcp rurfus fit recta uel obliqua, 
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Origo A. Finis B. Caput c. Cauda D, 
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WV enaautem dilatata originem tantummodo habet & finem :loco ucro 
capitis € caudze, duo latera, 
Origo A, Finis B. Latera C D. 
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At cumulata habet orígínem,finem,caput,caudam,non fecus ac profunz 


da. Tam autem cumulatam quàm dilatatam fzepenumero uena profunda 
iranfuerfa fecat, 


Origo A. Finis B, Caput C. Cauda D. 
Venatran[uerfa E. 
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Fibra porró ; quz füntuenulz, diftribuunturin tranfüer(as, in obliqué 
uenam diffindentes,in focías,in dilatatas,in incumbentes, tranfuerfa autem 
uenam fccat: oblíqué díffindens eam quafi decuffàt : focia cum ipfa iungía 
tur: dilarara uenze dilatate inftar per eandem penetrat; fed fibra dilatata ac 
qué ac profunda folet effe focía, 


Vene A B, Fibratranfuerfa. c, Oblique diffindens D, 5i 
Socia E. Dilatata F. 


quafi ex dio uel tecti uel fundamenti ín uen incumbit;ex quare etiam fub 
díalis nominatur. : 
Vena A, Fibraincumbens ex diote&ti B. Fundamenti C, 
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Verum quodad extenfionem & coniunctionem & partítíonem attinet, 
fibra nonalíteracuenz fe habent. Poftremo cómiffuris , qua funt tenuifsí 
mz fibrz,nunc crebrís,modo rarís faxa diftínguuntur. Ex quaautem mun 
di parte uena pertínet, eam uerfus commiffurz fua capitula femper profe 
runtín lucem , Cum uero commiffurz faxorum procedere foleàt ex aliqua 
mundi parte ín eam, qua ipfi opponítur,uerbi caufa ex oriente in occídenz 
tem,fi eas fibrae durz inuerterínt, fit ut & hae ipfze commiffurze,qua modo 
ex oriente procedebantín occídentem, contrà ex occídente procedant in 
oríentem,& faxa efficíantur ínuerfa, Tunc uero non comíffüris rarís extenz 
fio uenarum íudícatur,fed crebrís, 


Conmriffure ex oriente procedentes. &« Imerfe B. 


D d 2 m : es : 

Atuenz paríter & fibrz uelfolidz funt, uel caetnofz, uel propemodü 
uacuz rebus foffilibus,& aquis peruíze.Sed folidze nihil aquseaerís parum 
ínfe contínent: cauernofz raríus aquam, fzepíus aerem : per uacuas rebus 
fofsilibus aque plerunqs manant.Solidz aute uenze & fibre modo ex mae 
tería dura,modo ex mollijnuncueroexmediocríconflant — ^^ 


Venafolida A, Fibrafolida B. Venacauernofa C, 
Fibracawernofa D. Venawacua Ew Fibrawacua E. 
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Sedredeo ad uenas:magna pars metallícoru in profundis optima effe cen. [orm ent oe) 
fct cá, quae é v i.uel viiorientís fe tendítín vr.uel vir, occídentís per deuexüt 1 
montis,quod ínclínat ad feptetriones: & cuíus uenz tecti in meridie eft; furi 
damentir uero ín feptentrionib , quaeqy caput etía, quod femper refpondere 
dixifundaméto,profert in feptentriones: & cuius deníg; cómiffürze faxori, 
fua capítula proferut ín oriente. Secüdas ucro tribuuntuenz , quz contr é Jf 
vi.ucl viroccídentis fe tendit in v1, uel v i1. oríetis per deuexü montis, quod 
fimiliter inclinatad feptentriones,cuiufqs uenze tectu etía in meridie eft fune 
damentü ueró ín feptentrionib.GC quee caput profert in feptentríones: cuius 
deníq; cómiffurz faxorü fua capítula proferüt ín occidente, T ertías aut defe 1/7 
runtad uená,qua é xi. feptetríonu pertínet in xri, merídíei per deuexu mon 
tis,quod fpectatad orienté: & cuius uenze tectu in occidente eft fundamenz 
tü ucro ín oríente:quaeqy caput profert ín oriente: cuíus denig; cómiflurz fa. 

xorü fua capitula proferüt ín feptentríones.Itagg hís uenis omnía tríbuut,pa Vere pauperes. qe 
rüaut níhil iftis, quee capita fua;uel quarum faxoru cómifTurz capitula profe 
rürin merídíé aut occidente, C üuamuís ením,inquiunt, interdu ín eisluceant 
fcintillae metalli purí adhzerefcétis ad lapides ,aut eiufdé inueniantur maffze; angef rjer 
ha» tam adeo pauca funt , ut earu caufla fodere tales uenas operzpreciu nó 
fit:quare metallíci,fi fpe ipfis iniecta de copíametallorum,ductí;in fodiendo 
períeuerauerint (emper operam & olei perdunt; etenim cíus generís uenze; 
e 3 qued 
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Refesant quod folis radij ex eís materíam metallícá clicíant , pari meralli eíonun t. Re 
A autem uera necp experímentu confentit metallicis , qui íta de uenís cenfent, 
neccorum ratio eft firma:fiquide uenas,quz ex orienté pertínent ín occíiden - 
tem per deuexum montis,quod índlínat ad merídie, quaeGg capita proferunt 
in cande merídíe non mínus effe erauídas metallis,quàm eas,quíbus prímas 
nius [1,4 " Ínbonitate iftimetallici darefolent: proximís annís declarauít Alberthami 


ft got ph ena Laurentíana,quá ctíam noftri donu diuinum appellát, permultu enim 

y fer, A4«^ argenti purí ex ipfa effoderunt.Et nuper Annebergi uena,nomíne ípfius cce 

d fe An fet leftiu exercitus nuncupata, planü fecít multo argento, uenas quz ex feptenz 
TII trionibus fe tendüt ad meridíem,quz-Gg capita proferunt ín occídenté,níhilo 


TAM 


Dane posce dans minus efle diuites metallorti,qua cas quae capíta proferunt in orienté. At Ca 
i MTM quent ier lores à fole nequeunt ex eiufmodi uenis extrahere matería metallica:ut enim 
I € fumma terrz cute uapores elícíant, ín eius uífcera ufcs non penetrant: nam 
TAE aer cunículi, que terra ad duos paflus folída tegit acuelat, aeftate frígidus eft: 
i haec ením intermedia terra reprímitfolís impetu: quam rem cum notá habez | 
eglessa ant calídifsimaru regionum íncolze atqy habitatores ínterdíu ín fpeluncíis íaz 


cent,quz eosaánímio folis ardore defendut:quinetía tantü abeft ut fol e proz 
per imrel rernm fando terrae materíà metallicam elíciatut ne exiccare quídem pofsít plerofqg 
locos uenís abundantes , propterea quod ueftiti arboribus fint & umbrofi, 
Porro alij quídem metallici ex omnís geherís metalli uenis, cas,quas díxí,eliz 
guntzalij uero improbant zrarías,íam dictís contrarío modo fe habeétes:quiz 
bus ctíam ipfis níhil rationis uidetur effe, INam quae cauffa effe poffet cux fol 
ex uenis zrarijs matería eris no elíciat? ut ex argentarijs, argentí,ex aurarijs; 
auri? Preterea quídá metallíci,quorü é numero fuit Calbus,fluuíos & ríuos 
auriferos inter fe diftinguüt,Fluuíus, ínquíüt;aut ríuus arenularii & granorü 
auri maxíme eft ferax, quí ab oriente manat & fluítín occídentéatqo alluít ra 
dices montíu quí funt ín feptentríonibus fiti.Planítiem uero campeftrem haz | 
betín meridie aut occídente.Secundas aut tenet fluuíus uel ríuus,quí contraz | 
rio curfu ab occídente manans , oríentem petít : quí habet ín feptentríonibus | 
montes,ín merídíe planitiem campeftrem . T'ertías uero deferunt fluuío uel rí | 
uo,quia feptentríonib. manatín merídíem & alluit radíces montiü qui funt 
in oríente fiti, At omníu mínímeatuntauri feracem effe fluuíti uel ríuu,qui có 
trarío curfu à merídie manans, feptentriones petít: & alluítradíces montium 
qui ín occidete (iti funt.Poftremo fluuij uel ríui, quí ab oríentis folis partibus | 
manant ín obeuntis partes, aut quí à feptentríionum partibus manant ín meri 
dící partes,quo propíus ad íam laudatos accedüt,có funt aurí feracíores: qua 
longíusab eis difcedunt,eo funt mínus auri feraces. Síciftifentiunt de fluuíjs 
& riuis.Quíauero aurum non gignitur ín luuijs & ríuisutlib. De fubterraz 
neorü ortu & caufis.s. dífputauimus contra Albertu,fed à uenis et fibris abre 
ptu confidit ín amníuriuorumue arenís, qualemcung; tandem curfum tenue 
rit luuíus aut ríuus ín eo aurum ínuenítí poffe rationi eft confentaneu, cui ex 
perímentü etíá non repugnat. A ttame aurü ín uenís & fibrís,qua funt fub al» 
uo fluuij uel ríui;ut ín czeterís gígni & inueniri non negamus, 
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ERTIY S liberexplanauituarías & rmultiplíces 
uenárum & fibrarum differentias. Quartus hícare 
asfodínarum & rationem dímetiendi explícabit ; 
atqp ad officia metallíca deflectet; Itags metallicus, 
fiuena, quam aperuítiipfi cordi éft; prímo quogg 
j tempore adítad magiftrum metallicorum et petit, 
ut eí det ius fodínze.Hufus ením eft proprium offi 
cium atq; munus fodínas addicere. Itaqs prímo ilz 
cmm 2:2) li;ut tienae inuentorí,caputfadinarum addicít , cae 
terís pro ut ex ordíne quísq; petit, reliquas fodínas . Modus aute atez fo» 
dínarum menfura paffus coprehendítur, quí metallícis cft fex pedum : atqg 
menfura quidam eftutriufqs manus extenfze una cum latítudíne pectorís: 
fed alíze gentes alíam ei longítudínem tríbuunt:inam Cirzcís qui ópyity noz 
mínant,eft fex pedum, Romanis quíngs.Hzecautem menfura metallicís ufi 
tata ex Girzecorum confuetudine uideri poteft defluxifIe ad Germanos, V e 
rum pes metallicus propius accedítad longitudinem pedis Cirzci : nam eo 
tribus tantummodo digiti tem Graeci, quartis partibus longior eft, fed ze 
que ac Romanis díuiditurín fuas duodecim uncías.Paffus autem multipli 
cátus ín unum, duo, tría, pluraie demenfa procedit: at demenfum quoquo 
uerfus paffüum cft feptem, Sedarea fodínarum plerumqp quadrata eft aut 
flonga:quadratz omnía latera funt paría : ergo duorum numeri ín fe multiz 
plícati fummam pafsuum quadratorum conficiunt;uerbi cauffa : demenfi 
forma eftundicy pafluum feptem, Hunc numerum in fe multiplícato, & fi 
unt paífus xix, 


Quadrate aree iue demenfi forma, 
VII 


*| xix [5 
» 


VII 


Long: uero arez latera longitudinis funt paría : fimiliterTatitudinis:era 
£o unius laterís longitudinis numerus fi multiplicatus fuerít cum alteríus 
fateríslatitudínís numero,ea fumma paffuum quadratorum;que ex multíz 
plícatíone firarez eft longae:exempli cauffa:demé(i duplicati forma paffus 
habetlongitudinis xrur, latítudinis vit. qui duo numeri in fe multiplicati 
efficiunt paffus xcvur, 
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Longe aree fiue demenfi duplicati forma. 
XIII 


XCVIII 


XIIII 


Quoníam uero arez fodinarum ín formis differunt pro uenarum tiaríez 
tate,res ipfa poftulat,ut copíofius differam de eís, carumtp dimenfionibus, 
Siigituruena profunda fuerit, arca capitís fodinarum conftat ex tribus dee 
menfis duplicatís,id eft, paffus comple&iturlongitudinis xru, latitudinis 
vr. quibus numerís ín fe multiplicatis fiunt paffus ccxcumr, atcp hís termis 
nis magifter metallícorum circumícribit ius domíni capitis fodinarum, 


Ard capiris fodinarum forma. 
XLII 


CCXCIIII 


LII 


Sedalteríus cuiufq fodínze area ex utra capitis fodinarum parte erít , 
quotajid cft an proxima capiti uel fecida;ucl tertía, uel alía deínceps,copoe 
nitur cx duob.demefis duplicatis.Paffus igitur habet longitudinis xx v rr. 
latitudinis vir, paffüs aut longitudinis cü pafsibus latitudinis multiplicane 
do cficiemus paffüs cxcv1,quos fuo complexu recipítarea:& hís terminis 
magifter metallicorum definit ius domini uel focietatís cuiufqg fodínze, 


Aree fodinarum forma, 
XXVII 


CXCVI 


XXVII 

Verum uenze partem, quze prímo ínuenta foditur, caputfodinarum ape 
pell amus,quod ab eo & relíquae fodínze procedát,ut nerui à capite, & magi 
fter metallicori ordíatur dímenfioné : hacatit de cauffa capiti affignat areà 
capacioré quàm alijs fodinis;ut prímo uenze ínuentori merítam eratía refes 
rat,& ceteros metallícos excitet ad ftudium quzerendarum uenarum, Sed 
quía fo dínarum areze fzecpenumero pertinent ufqg ad torrentenaut riuum, 
autamnem,ultíma fi abfolui non poteft, fubcifiuum uocatur. Quod fi des 
menfum duplicatum fuerít,eíus ius magifter metallicorum dat illi qui prí 
mo petijt: fin demenfum fimplex uel paulo plus; idipfum in proxímas us 


tringg 
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tríncp fodínas diftribuit : morís uero eft metallicorum, ut ultra flumen pria zr 
mus habeat ín uenze parte aduerfa aream noui capítís fodinarum,quod ad2 pm fem fre 
uerfurm nomínant: alíj uero tantummodo aream fodínz:, Cuondam una» 
quaeqp area capitis fodínarum conftabat ex tribus demenfis duplícatis & 
uno fimplici, id eft paffus habebat longitudinis xvix. latítudinís vi. Itagg 
has duas fummas ín fe multiplicato,& fient paffus quadrati cccxur, quae 
fumma efficit aream ueterís capitis fodínarum, 


Aree ueteris capitis fodinarum forma, 


XLIX 
CCCXLIII a 
m 
XLIX 


V'eterís uer cuíufq; fodinze area demenfi (implícís formam habebat , id 
efbpaffus longitudinis & latitudíuis v1. eratqg quadrata: quam refpicienz 
tes metallici uel hodíelatítudinem cuíufqs areze, quz eft fodínis uenze proz 
fundze, quadratum nomínant, Hícautem folennis rítus dímetienda uenze S4 vierve4 
olím fuit:Quamprimum fofforreperiebat metallum,eam rem magiftro me 
tallicorum & decumano índicabat, qui uel ipfi de oppído exibantín monz jefrem 
tcs,ucl eo mittebant fidei bonz uíiros,ad mínímü duos,ut confpícerentuez 
nam metallís grauídam,lItag; fi ipfam dignam dimenfionis putaffent, magi 
fter metallicorum rurfus ftato die egreflus , prímum uenz illus ínuétorem 
ficínterrogabat de uena & fodína : qua tua uena eft? quz fodina metallo 
fcecunda ? tunc ipfe digítum ad uenam fuam fodinamqp íntendens , eas cóz. 
monftrabat: mox iubebat eum accedere ad fuculam machinz tractoríze S oom e jay 
imponere capiti duos dextra dígitos, claragy uoce iurare hoc iufiurádum, 
Iuro per deum díuosq; omnes,& teftor eofdem,hancuená meam effe: atqg tt 
adeo fi mea non eftjneqg hoc meum caput, ned; haec mea manus pofthac fu 
um officium facíat, Deinde magifter metallicorü orfus à medía fuculae para 4r»; Ay diffeibuno 
te mctiebatur uenamfurrículo , dabatQg uenze ínuentorí demenfum prímo 
dímidium,tum tría integra: poftea unum regí ucl príncípi;alteru eíus uxo 
ri,tertíium magiftro equítum,quartum píncernz : quintum cubicularío,fez 
xtum fibijpfi:fimiliter orfus ab altera fuculze parte dímetiebatur uenam.Siíc 
uero prímus uenz ínuentor nancífcebatur caput fodínarum , íd eft, feptem 
demenfa fimplícía: at rex uel prínceps & eius uxor ac infignes ifti aulici, ma 
giftercg metallicorum, finguli bína demenfa, fiue duas areas ueteres : quae 
cauíTa eft cur ín IMifena Fribergí uníus uenze tam multi tamQy ínter fe conz 
iuncti putei folent inueniri,quos partim uetuftas obruit: ueruntamen fi ma 
gifter metallícorum íam ante ín alterutra puteí parte alteríínuentorí & hís 
quos modo nomínaui , conftituifetarearu terminos, quotquotareas ín ea 
dare non potuit, ín altera duplícabat: fin ín utrac puteí parte íaim anite terz 
mínís definiuiffet ius arearü,líberam tantümodo uenz parte dímetíebatur: 
quomodo interdüillud accidit ut aliqui ex hís,quos nomínauímus , nullas 

areas 
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arcas adipifcerétur. Hodie cürítus ille folénis feruetur,ratio uenze dimetien 
da,et iurís dandi eft cómutata.Síquíde, ut fupra explícaui;area capitis fodi 
narü conftat ex tribus demenfis duplícatís,cuíiusqr uero alterius fodínae,ex 
duobus: & magifter merallicorü uníuscuíusqg fodínz íus dat ei quí prímo 
petíjt. Rex uero uel prínceps, quía omne metallü uectígale eft ipfi ex parte 
plerumqg decuma, ea cótentus eft. V erü cuiusq arez, fiue uetus fiuenoua 
fuerít; dimidia latitudínis pars femper eft ín fundamento uenz profundz, 
dímidía ín recto, Quínetíam fi uena recta defcendit ín terram, tota area fimi 
liter rectà defcendit: fin uena fuerit deuexa,tota quoqj area deuexa erít,cu« 
ius latítudínís ius arezz domínus quatenus uena defcendit in profundum 
terra perpetuo retínet.Porró magífter metallicorum rogatus uní domíno 
uel focíetati datius non modo capítís fodínarum aut fodinz alícuíus,fed ca 
pitis etiam fodinarum & proxímz fodinze, aut duarum fodínarum coníun 
ctarum. Hactenus de formís arearum uenze profundze, earumtg dímenfioz 
nibus, nuncuenío ad uenam dilatatam:cuíus arcas non uno modo loci círz 


! cumfcriptío metítur. Nam alicubi magifter metallicorum eís formas dat fi 


míllímas formis arearum uenz profundae:quo fané modo area capitís quiz 
dem fodínarum conftat ex tribus demenfis duplícatis;alterius uero cuíufqg 
fodinz ex duobus;utfupra fufius explícauí. V eruntamé tunc dímetíturfoz 
dinarum areas funículo non tàntum ab area capítís fodínarum fronte & à 
tergo , ut facere affolet cum formasaréarum dat domínus uenz profundz, 
fcd etíam à lateribus: atqp ifto modo formantur areze cum ín ualle torrens 
alíade uís ficaperuítuenam dilatatam, ut in utrocy deuexo montís, aut col 
lis,aut campí appareat: alicubi uero magifter metallicorum areze capítisi54 
dínarum latítudínem duplícat;efficiturgs paffuum xii, alteríus autem cuz 
iusqg fodínze fimplex manet,id eft paffuum v1. atlongitudínem nullís ter2 
mínis definit. Aliubíarca capítís fodínarü conftat quidem ex tribus demen 
fis duplicatis;fed paffus latitudinis habet xinii, longítudínis uero xxr. 


Aree capitis fodinarum forma, 
XXI 


nx 


2I 


XXI 


Similiter area alteríus euiufc fodinze componitur ex duobus demenfis 


fic duplicatis ut paffus latitudinis habeat xiu, & totidem longitiditm 
rea 
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Arte alterius cuiusq; fodine forma, 
XI 


iix 


XIII 


Xt(trE 
| Aliubi quzq area fiue capitis fodínarum fuerit fiue alterius fodínze com 
- prehendit paffus latitudinis xri, & totidem longitudinis, 


XLII 


JIT7TX 


XLII 
. Aliubi denigj magifter metallicorum dat eius domino aut focietati totü 
j aliquem 


XLI 
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aliquemlocum ríuis & ualleculis t. minisqg definitum, Quzeq; autem area 
cuíus tandem formz fuerit,rectà defcendit in imam terra fedem, quare eíus 
domínus habet ius partís omníum uenarü dilatataru , quz fub príma funt, 
nonalíter ac domínus arez uenz profundz íus habet tantze partís alíarum 
omníum uenarum profundarum,quanta intra arez terminos eft:etením ut 
ubícungy una inuenta uena profunda eftjnon procul inuenitur alía;íta ubiz 
cungy una ínuenítur uena dilatata, fub ea pluresfunt, Poftremo uená quoz 
que cumulatam magiftri metallicorum multifaríam partíuntur in areas: ete 
ním aliubi area capitis conftat ex tribus demenfis fic duplícatis,ut paffus ha 
beatlatítudínís xiu, longítudinis xxt, quzeqy uero alía fodina componis 
tur ex duobus demenfis duplicatís,formamtg habet quadratam, íd eft pafz 
fus latitudinis xm, & totidem loneítudínis. Aliubi uero area capítís fodiz 
narum conftat ex tribus demenfis fimplicibus , eftGg latitudo eius paffuum 
vi. longitudo xxr, qui duo numeri ín fe multiplicati coficiunt paffus quae 
dratos cxLvir. 
Aree capitis fodinarum forma, 


XXI 


CXLVII 


IIA 
V II 


XXI 

Quszeqy ucro alía fodína componitur ex uno demenfo duplicato: Aliubi 
arez capitis fodínarum datur demenfi duplicati forma,cuicg uero alíz fodi 
nz demenfi fimplicis. Aliubi denígy íus totius alicuius locí,ríuulis;uallecuz 
lis, alijsQy terminis definiti, tribuitur uni domíno aut focíetati . Quínetíam 
omnís areauenze cumulatz aut dílatatze rectà defcendit ín ímum terrae , Ve 
rum area cuíufcy fodínz ideo terminis defcribitur,ne lís oríatur inter uícína 
rum fodinarum domínos : termíniatitem quondam metallícís fuerunt folü 
faxa:atcg ex eo nomen ínuenerunt: nam faxum termínale nunc etíam termi 
nus appellatur:hodieuero ftipites aceruí uel querni uel pícei, annulís ferrez 
is fuperné muniti ne mutilentur;ad faxa termínalía affiguntur,ut fint magís 
infignes.Eodé modo quondam agros faxis aut ftipítibus terminalibus dee 
fcriptos fuiffe no libri modo De limitibus agrorum fcripti, fed etíam poeta 
rum carmína teftantur. Atcp arearum fecundum uenas,quz fodiuntur,dí» 
uerfas,hae funt formae. Cuniculi uero duplices funt:uni nullum íus poffefsi 
onis habent, alterí habent aliquod íus poffefsionis : nam cum metallícus in 
uno alíquo loco prz ulíoínis abundantía uenam aperírenó poteft , ab ipfis 
us parte decliui orfus ufqg ad eum termínum , ubí uena fit querenda , ducít 
foffam patentem latíus & fumma parteapertam, atq ín altítudíne tríipedas 
neam deprefTam,per quam aqua defluit, ut locus ficcatus fit aptus ad fofsío 
nes, Quod fi non fatis ea foffa patenti ficcatur, aut puteus, quem íamprímü 
cepít fodere, laborat multitudine aquatum, adítad magiftrum metallícorü 
& petítut eí detíus cuniculí;quo dato cuniculü agit;in cuius canales omnis 
aqua 
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aqua deríuetur, ut fíat locus aut puteus idoneus ad fofsionem. Quuía uero.à 

fummo terra corío ufcp ad folum huíus generís cuniculí non funt feptem 

paffus, níhil iurís habet, praeter hoc unum quod domini fodínaru , ín quoz 

rumareis domínus cunículi effodít aurum uel argentum, ipfi foluant pecuz 

níam,quam impenditín areas,cum per eas cuniculum ageret, V erum fupra 

os cuniculi & infra ipfum altítudíne paffuum trium & dimidij nemínilicitu 

eftalterum cunículum inchoare hac de cauffa, quod eíus generis cunículus 
inalterum,qui íntegrum pofleísionis ius habet,mutari foleat,cum íam altiz 

tudine feptem pafIuum,uel decem, prout in quoc loco uetus cófuetudo le 

gísuim obtinet,areas fodinarum ficcet.Itacg alterum genus cunículi prímu J« cw m, 
hocíus habet:quicquid metalli eius dominus uel focíetas inuenit ín areís fo uz 
dínarum, per quas agitur, id totum altitudíne paffus & quartz cíus partís 

ipfius eft, Superioribus ait proximís Íeculis cunículi domínus erat ín potz 

feísionc omnis metalli , quod foffor ftans ín folo cunículí attíngebat bacilz 

lo, cuius manubriü non effet longíus ufitato actríto.Sed hodie domino cu 

niculi certa altitudo & latitudo praefcribítur, ne fi manubríu bacilli fiatlon 

gius quam par fit,domíni fodinaru damnum faciant. Deinde unaquaeq; fo 

dína metallis quz effodiuntur grauída,quam cunículus ficcat,cuiqg fuppez 7 
ditatauram,uectigalís eft domino cunículi ex parte nona. Quod fi plures da entend 
eíus gerzeris cuniculiín unam aream metallís foecundam agunrtur,omnesQs 

eam ficcant & fuppeditant auram,de metallo,quod quídem fupra folum cu 

iufque cunículí effoditur, eíus domíno datur nona: quod ínfra folum cu 

iufcg cuniculi fodítur, femper proxime fequentis cuniculi domíno, At fiin 

feríor cuniculus nondum ficcat puteum arez illius, eítp non fuppeditetauz 


ram, de metallo ctíam , quod ínfra folum fuperioris foditur, ipfius domino 1 


datur nona:;nec ctíam ullus cuniculus alteru príuat iure nonz partís,nífi n2 

feriorà cuíus folo ufqs ad folum fuperioris fint fepté paffüs uel decem, proz 

utrex ucl prínceps dedit legem, Tum totíus pecuníze,quam cunículí domi 

nus impendiítín aream, per quam agít cuniculu, quartam partem domínus 

arez foluit:quod nifecerit ei licitum non eft canalibus uti , Poftremó quafz 

cung; uenas inuenit domínus, cuíus ímpendijs agítur cunículus, quaru íus 

nulli anté datum efti petenti magiftet metallicorum dat íus capitis fodína 

rum tantum , ucl capitis fodínarum pariter paritercg proxímz fodínze : fed 

confuetudo uetus dat libertatem cuniculi agendi quaquauerfus ín perpetu 

am longítudinem.Praterea hodie ei, qui primo inchoat cunículum,petentí 

non modo datur íus cuniculi,fed capitis etíam fodinarum,& interdum pro 

xímz quoq; fodínze.Q'uondam uero dominus cunículi tantum loci pofsíz 

debat,quantum fagítta,quam mítteret arcus,peruolaret; atcp ín co armenta 

pafcere ipfi lícítum erat;aut uctus confuetudo fufcepít,ut, (i multarum alícu 

íus uenz arcarum puteí propter multitudinem aquarum non foderentur, 

magifter metallicorum acturo cuniculum íus magnze areze daret. Cum aute 

iam egiffet cunículü ufcg ad ueteres puteos, metallumqp inueniffet, redibat j 
ad magiftrum , & petebat ut termínís circumfcriberet & definiret ius areze, "b 
Itaqz ísuna cum alíquot oppidi ciuibus, ín quorum locum nunc iurati fuce 
cefTerüt , ín montem exibat, & faxis terminalibus definiebat aream magni 
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quz conftabat ex feptem demenfis duplícatis , id eft paffus habebatlongi 
tudinís xcv ur, latitudinis feptem: quí duo numeri in fe multiplicati efficiz 
unt paffus cix xx vi. 


Area magna, 
XCViIII 


DCLXXXVI 


XCVILII 


Priftínus autem híc mos utercy immutatus eftnouotg utimur, Dixi de 
cunículís,nunc dicam de herciícüdis fodinis ac cunículís. Vni autem domis 
nolícítum eftpofsidere & fodere unam integram fodínze aream, duas,tres, 
pluresue: fimiliter unum integrum cuniculum,aut plures,modo íufsís leoü 
metallicarum & decretís mapíftri metallicorum obtemperet:quí quía folus 
facit ímpenfas ín fodínas,fi fucrínt metallis fcecundze,folus ex eís fructii cas 
pítattamen cum multae magnaeqs ímpenfz faciédae funt in fodínam , is cui 
magifter metallicorü prímo dedit íus ipfius, plerumqg alíos fibi afcífcít,qui 
cum eo focíetatem coeant,& ex parte ímpendant fumptus,lucrumQ aut da 
mnum faciant ex fodína. Quanquam autem arez fodínarum & cuniculorü 
indíuíduz: manent,tamen propter ímpenfam & fructum quac; fodínaaut 
cuniculus,tanquam aliquod totii in partes diuidi dicitur: quz díuifio mulz 
tiplex eft:nam fodína,quod etíam de cuniculo intelligendum eft;aut díuidi 
tur ín duas dímídias partes,tanquáas ín duos femiffes: quo modo duo doz 
miniín eam zequalem faciunt fümptum , & ex ea qualem fructum capiüit: 
nam utercp pofsidet femíffem : aut diftríbuitur ín quatuor partes: quo pas 
cto quatuor eíus poffeffores effc poffunt, ut quifcp pofsideat quadrantem: 
fed etíám duo, ut unus tres quadrantes pofsídeat , alter unum tantum : tres 
quoqj,ut primus duos quadrantes pofsideat, fecundus itemep tertíus unü: 
autín octo partes: quomodo octo domini effe poffünt,ut quifg; poffeffor 
fit fefcuntize : fed etíam duo,ut unus fextantem & femuncíam pofsideat, alz 
ter fefcunríam : tres quoq utunus dodrantem pofsídeat, fecundus, itemQs 
tertíus fefcuncíam,;uel ut unus pofsideat feptuncem & femuncíam,fecüdus 
quadrantem,tertíus fefcuncíam:uel ut prímus femifTem pofsideat , fecidus 
tríentem & femuncíam,tertíus fefcuntíam : uel ut prímus fimilíter femifTem 
pofsideat,fecundus ÍtemQ tertíus quadrantem : uel ut prímus item fecun 
dus tríentem & femuncíam pofsídeat,tertíus quadrantem : fic de fequentis 
bus partítionibus íudícandum.Etením ex uarietate pofsídendi multas pau 
casie partes,femper díuerfus dominorum numerus orítur:zaut fodina díui 
díturín fedecim partes,quarum quay eft femtücía & ficilícus:aut ín tríoíne 
ra duas , quarü unaquzeqy eft ficilicus & dimidia fextula aut Ícripulü:autín 
fexaginta quatuor,quarum fingulz funt fextula & fimplium : aut denig in 
cenn uiginti octo,quarü qualibet eft dimidia fextula & fimplíi, Jtacp fere 
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ratiafodina aut indíuidua manet, autín duas partes díuídítur,aut in quaz 
tuor,perrato ín plures:quod accidít propter bonitatem uenarü. At fodina 
plumbiníerí,cínerij,candidi, item deris, argenti etíà ufui przeterea diuídi2 
tur in octo partes,aut ín fedecim,aut in tríoínta duas,raro ín fexagínta qua 
tuor;ultra quem numerum ín Mlifena Fribergi partítio fodínze argéntaríae 
quondam non eft progreflà, Sed patrii memoría metallici fodíriam argene 
taríam,ítemqg cuniculum Snebergi prímo diuiferunt ín centü uiginti octo 
partes:quarum centum uígíntífex funt dominorum fodínze ucl cuniculi,uz 
nareíp.unatg facrorum. At ín ualle loachímíca tantüimodo cétum & uigínz 
tí duz funt domínorü fodinz uel cunículi: quatuor proprietaríj , una reíp. 
timiliter una facrorum : nuper quibufdam ín locis ad hás addita pars egenz 
tifsimoru homínü,quz eft cente(ima uicefima nona , Soli autem domini fo 
dinarum dant Íymbola.Propríetaríus uero,quod ad quatuor íftas partes at 
tínet,non dat Íymbola, fed ex fyluis gratuíto fuppeditat fodínarü dominis 
lignorum copiam;ad fubftructiones,machinas,zdificía,excoctíones :negg 
biquiprecfuntreip.& facrís,& egentibus dant fymbola, fed publica opera 
& zedes facras extruunt & reficiunt, atcp egentífsimos alunt eo fructu pecu 
níarum quem capíunt ex fodinis, Porro noftra ztate pars centefima uícefi^ 
ma octaua ccepit díuídi ín duas partes,ín quatuor,in octo: quínetià ín tres; 
infex,in duodecim, ín; alias minores ; quod ipfuni partibus euenire folet, 
cum ex duabus fodiriis una fit,tu ením quiánte erat dominus dímidíz parz 
üs,fit quartae domínus: qtií uero quartae;octauze : qui tertize,fextae : qui fea 


xtzduodecimz.Quoníam uero fodínam noftri uocat Íympofiu,id eft cóz : 


potationem,pecuniam quam domíni Contribuun tÍymbolu fiue collectam 
nomínare confueuimus. Nam ut qui íneunt fympofium, Íymbola dant,íta 
qui fibifofsionis quacftus proponunt magnos atq; uberes, ad car pecunís 
am conferre folentiuerüm praefecti fodínarii, annuo tempore plerüq; quaz 
ter domínís índícuntfymbola,quotíes ctíà accepti expenfiQg rationem rcd2 
dunt:attamen ín Mifena Fribergiuetus fuit cohfuetudo , ut ijdem praefecti 
fingulís hebdomadis exígerent collectam à dominis , fingulisqs ín cofde dí 
ftribuerent fructus fodínarü:fed ea confuetudo ab hínc annos prope quínz 
decim ficimmutata eft, ut utrumqy ter fiat fingulis annís: magna autem ucl 
páruafymbola índícuntur pro numero mercenaríoru, quoru indiget fodíz 
na cuniculusteitum etíà quí multas pofsidet partes,multa dat Ífymbola, Ve 
rum ut plerumqy quater fingulis annís domíni pecuniam contribüunt, fic 
quaterín eos diltribuunturtuctus fodínari modo magni, tum at parui: 
prout plus mínusue aurí, aut aroétí, autrelíquoru metalloriü fuerit effofsu: 


certé ex Gieorgío fodína Snebergíanafoffores tam multum argenti quártà & Gee Wf $j»er93 


anní parte eruerut, ut ín fingulas centefimas uícefimas octauas partes diftrí 
buerentur panes argentei,quí ualerent mille € centü aureós nummos R he 
nanos:ex Anneberoi fodina, quae ccclefti exercitus appellatur, nummi un 


cíales octíngentí:ex uallís loachímicze metallo,quod ftella nuricupatur , tre 4 


centí:ex Aberthami capite fodiínarum,quod Laurentíanii uocatur, ducentí 
uiginti quincg.Quuo aut quís pluri partíu fuerit domínus, eà plus fructuü 
capit.Iam dicam quomodo domini ius fodínzeaut cunículi;aut partíü amít 
1512 tunt; 
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tunt;atit poffunt obtínere. Quondam fi quis domínos teftibus conuíncere 
poterat ín tres operas contínentes non mififfe foflores,eos iure fodinz priz 
uabat magifter metallícorum, & eíus íus accufatori petétí dabat, Quanquá 
aüt metallíci eam confuetudínem hodíeferuant, ueteres tamen fodinz doz 
míni,quí dederunt fymbola, ínuíti & recufantes ius partíum non amittunt. 
Praeterea quondam fi aqua non exanclata ex altíori alicuius fodinze puteo 
per uenamaut fibram fundebatur ín alteríus fodínze puteum, & labori erat 
impedímento,tum domíní fodinz damnü facientis adibantad magiftrum 
metallorum,& conquerebantur de damno,quí ad puteos míttebat duumz 
uíros iuratos:hí fi íta ferem habere comperiffent, ius fodínze damnum dan 
tís,dominis damnum facíétibus dabatur . Sed mos ífte quibufdam ín locis 
eftimmutatus.INam magifter metallicorum fi id ipfum de duobus puteis 
cópertüi habet, dominos puteí damnum dantís iubet fumpti ex parte fupz 
pedítare domínís putei facientís damnu.Q uod fi non fecerínt,tum eos prie 
uat iure fodínze,Cótrà domini fus fodínz obtínet, (i foflores miferintin o2 
peras, & aquá ex puteis exáclauerínt. At alícuius cunículi íus domini quon 
dam obtínebant,prímüm fi ín eíus folo canales locarent , & expurgaret ple 
nos ccení & arenz , utaqua fine omni íimpeditione efdueret, atqj reficerent 
eos canales quí uítíum fecerant:deínde fi puteos uel foramina,quz fuppedi 
tarent fpírítum fofToribus, facerent, & reftituerent ea quz corruerantitum 
fi tresfoffores cuniculum agerent, Contrà uero domini , qui non curarent, 
ut hzc tría fierent, íus cuniculi amíttebant : maximé autem fi per octíiduum 
nullus foffor eum ageret. V bí igitur quís dominos cuniculi teftibus cóuine 
cere poterat íd cómififfe, rem deferebat ad magiftrü merallícorü : qui poft» 
quam de oppido exiffetín cuniculu,& cofideraffet canales & fpíritales mas 
. chínas,alíatg omnia, atqy íta fefe rem habere comperiffet, iureiurádo fidem 
indicis ftringebat & interrogabat: Cuíus nunc eft cunículus ? refpondebat 
index regís uel principis. Itagy prímo petenti magífter metallícorum dedít 
íus cunículí:duraífta ratione domini quondam íus cuniculi amittebát:quae 
nuncnon pauló eft mítior fiquidem domini ftatim ius cuniculi non amite 
tunt,propterea quod canales non expurgarint,et non refecerínt puteos uel 
foramína fpirítalia, que uítium fecerunt, fed id praefectum facere iubet ma 
gífter metallícorum.Q uod fi dicto audiens non fuerít, eum praefectura foz 
dínze mulctat:quinetíam fatís eft unu fofforem agere cuniculum , Praeterea 
fi domínus cuniculi figno in faxum incifo pangit terminos, & cunículu age 
re defiftit, ufgy e ius ipfius obtinere poteft, modo expurgentur canales & 
reficiantur foramína fpirítalía. V erum alijs dominislicitü eftà termíno con 
ftítuto ordíri & cuniculum ultra agere: fi ueteribus cuniculi dominis dedez 
ríttantam pecuníam , quantam ipfis in fingulos tres menfes danda effe ma 
gífter merallícori decreuerít, Reftat etiam de partibus fodínaru & cunícuz 
lorü:quibus fi quís quondà donabatur;femelcy dediffet (ymbola,donatori 
ftandu erat promífsís:quz cófuetudo hodie uim legís obtinet, Quod fi do 
nator fymbola data effe negaret,donatus ueró partibus, diceret fe fymbola 
dediffe alijs dominis,teftibus couincere poffe,caufTa in iudicii deducta,do 
mínorü teftímoníu plus ualebat,quàm donatoris iufiurandu. Hodie donae 
tus pare 
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tus partibus fcripto, quod pravfectus fodinze uel cuniculi unicuicg dare fos 
let;teftificaturfe fymbola dediffe.Si uero nullà pecuníá cotribuiffctnó ne« 
ceffe erat donatorem ftare promiísís : quondam aüt fingulís hebdomadis, 
utfupra dixi, domíni cótribuebant pecunianunc fingulís annís quater dari 
tur fymbola.Hodic igitur fi quis menftruo fpacío nó poftulauerit donatoz - 


xem de partibus donatis,ius poftuládi amíttít, Sed cu iam fcriba partes doz 


natas aut emptas retuliflet ín codic, propter pecuníá non cótributam, quá 
prafectus fodinz ucl cuniculi à domíno aut cíus uícario non excoiffet , nes 
io ex domínís íus partíü amittebat, fed fi praefecto exigentí pecunia , ear 
non daret domínus aut eíus uícaríus,rem deferebatad magiftrü nictallicoz 
rum,ís iubebat domínü aut eíus uícaríu contribuere pecunia Quod fi turi 
etía tribus hebdomadis cótínentíbus non cótríbueret,ius partíü prímo pez 
tenti dabat:quze confuetudo hodie eft immutata: etenim fi domíni Íymboz 
la quz ipfis prefectus fodínze uel cuniculi indixit, menftruo fpacio non de 
derínt,ftato díe eoru nomína magna uoce pronücíata eximuntur de domís 
norü numero:prafente magifítro metallícoru,iuratis,fcriba fodínarü;iteme 
que parti: quorum utercp eosrefert in profcriptos. Attamen fitríduo, ad 
fummi quatríduo,dederínt fymbola praefecto fodínze uel cuniculi , & fcriz OMS 
bze partiu pecuniía,quz folet darí,numerauerínt : eorir partes exímitdepra one deo pv aac 
fcriptaru numero:pofteanon reftituuntur ín integrünifireliqui domíni cG «6 »7«^«: 
fenferint:qua parte cofuetudo nuc tríta eftà ueteri díuería : nam hodic fi da 
miní partíu paulo plus dímidiae fodínze de profcriptis reftituendís confens 
ferint;reliquis uelint,nolínt;eft confentiendu: quondá nifi res cífet affentio 
nedominorü centi partíum cóprobata;profcrípti non reftituebantur ín iri : 
tegrum.Sed ratío contendendi de partibus quondam hzec fuit. I« quiuocd Cemienhe 4C jns Mes 
batalteru in íus, & intendebat eílitem partit, fi partes erant ucterís fodinze. 
pertríduum fingulis diebus femel:fi capitis fodinarü,per octiduum ter pof 
feflorem accufabat apud magiftri metallícorü , fiue domi effec, fiuc ín foro; 
fiue apud fodínas. Quod fi eum ín hislocis nó inueniffet, eundem poffcffo 
rem partíum accufare apud familia magiftri metallicorum ratum atcp firmi 
erát.Cum aüt tertio accufationem faceret;publicüi fignatorer fecum adduz 
cebat,quem magifter interrogabatimerui ne argentüz quirefpondebat;me 
ruifti:mox magifter ius partíu dabat accufatorí,accufator uero magiftro ufi 
tatam numerabat pecunía, A ctís hís rebus fi ifte, cui magifter ademerat par 
tes,habitaret ín urbe,unit ex dominis fodínze uel capitís fodiínarum , míttez 
batad eum qui facti illud ipfi índicaret: fin alibi habitaret in foro ucl apud 
fodinam multis metallícís audíentíbus palàm & maxíma uoce predicabaz 
tür.Hodíe reo de pecunijs debitís aut partibus donatis díes ftatuítur:quod 
ipfi fi pracfens eft,famulus fignificat:fin abfens;líterze ad eum miffz:nec ulli 
parti íus adimitur fefquimienfis fpacio.Hachactenus.Nunc anteaquaá abe 
am ad ratíones,quas ín laborando habere conuenit, dícam de officio prafe 
cti metallorimagiftri metallicorit,iüratorü fcribze fodínaru, fcribe partit, 
przfe&ti fodinze uel cunicülí,prefidís fodínze uel cuniculi,operaríoru. V ez 4 
rü praefecto metallorü,qué rex ucl prínceps dat uícaríit,omnes omníum ge prefetj meisley affawn| 
nerü,etatii,; ordini hoiínes parent &C obedíunt.Is omnía gubernat € mo 
deratur prudétía fua,ímperans ca, quae utilítatis fructum rei metallicze pra 
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bent;prohíbensQ contraría.I[dem mulcta irrogat & punit fontes:cótrouer 
fias,quas magifter metallicorü nó potuít tollere, dírimít:quod fi ne ipfe qui 
d£ eas dírimere poteft, dominis , quí habet controuerfià dealíqua re, conce 
dit,ut iure cótendant:quínetíá iura defcríbít,mandat magiftratus,ab eís abí 
re iubet, decernit ftipedíu hís quí alicui muneríatqg officio prefunt, Adeft 
prafens cii praefecti fodinarü quadripartitá accepti expenficy rationem red 
dunt, omnínoqy gerít perfonà regis uel principis, eíuscp dignitate fuftinet, 
Athenienfesquíde Thucydidem nobile illu híftoricu przefecerüt Thafioz 
rum mctallís. Proxímáaütà metallorü praefecto poteftate habet magifter 
metallícorü: fiquidem tenetímperiitín omnes metallícos ; paucis exceptis; 
decumano fcilicet, diftributore,purgatore argenti , moncetaríiorü magiftro, 
ipfifgs monetarijs.Itags homínes fraudolétos uel negligentes & diffolutos, 
autín carceré cóijcítaut orbat muneribus que exequutur;aut pecunía mul 
&at:de qua mulcta pars ftípendij datur hís quí cum poteftate funt: tum ubí 
domínifodínarü uenerínt ín cotrouerfià de finibus,eam,ut arbiter, dírímit: 
aut fi tollere nó poteft,íus unà cum íuratis dicit, quibus tame ad pracfectü 
metallorülicet appellare. At edícta fua effert ín albi, & proponit tabulà in 
publico.Praeterea eíus officíum eft íus fodinarum petétibus dare , atcy íd i» 
píuni cófirmare:fodínas dimetiri, earum conftituere termínos : cauere ne 
fofsiones fiant ínutiles, Quzedà atit ex hís muneribus ftatís diebus exequís 
tur:nam díe Mercurij iuratís preefentíbus ius fodínaru datü confirmat, con 
troueríias delímitibus dirimit, ius dícit.Lunze, Martis, louís, V enerís díez 
bus obequitat fodínís: atq; ín nonnullis defcendens quíd faciundum fit do 
cet:aut limites ín cótrouerfia pofitos cófiderat.Die uero Saturni omnes foz 
dinarü praefecti & preefides ipfi reddunt ratíoné pecuníz , quá praecedenti 
hebdomada impenderunt ín fodinas:quá fcriba fodinarü ín codice expenz 
fi refert, Quondam aütuníus regní unus erat magiíter metallícorti,quí crea 
refolebat omnesíudíces,atqs tenebatautorítatéatqy imperium ín eos, Haz 
bebat ením quodq merallü fuiiudícem;,ut hodie eíus loco, nomine folum 
mutáto magiftru metallícorü, Sed ad ueterem íftum magiftrü metallicorü 
res controueríz deferebantur,qui in Mifena Fribergi habitabat: unde Friz 
bergfjsín hodiernum ufcg diem poteftas iurís dícédi manet, cum ad eos do 
míni fodínarum ínter fe lítígantes appellauerínt, V erum uetus metallicorü 
magifter teftís effe poterat,omníü reri, quz fe przcfente ín quibufuis metal 
lís actze effent: ludex ueró,quemadmodu hodiernus quif; metallicorit ma 
ifter,earü tàntum quz ín fuo metallo effent actae. Cuíg; aut magíftro mez 
rallicorü eft fcriba,quí petenti íus fodínz fcribit fchedulà fignificante diem 
& horáíurís datijnomen etíá petetís,& loci fodinze, Praeterea fingulis qua 
tuoranní temporibus fchedas,quibus fignificatur quantum fymboli pracfe 
cto cuiufg; fodínz fit numerandum, ín Exibus figit:quas Íchedas quía có2 
muniíter cum fcríba fodinarum facit, cómune cum eo habet precium , quod 
fingularum fodínarum pra-fecti perfoluunt; Iam ad íuratos uenío, qui uiri 
funt experíentes reí metallicze,& bonze fidei,corum aiit numerus eft pro fo 
dínarum multitudíne uel paucítate.Síígitur decem fuerint, quíngp erüt col 
legij decemuíralís paría:totídemty partes;in quas uníuerfz fodínze,tanqua 
corpus quoddam funt diuifze:quodqp ait par fingulis diebus,quibus opez 
rarij 
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raríj laborát,alícuíus partís,cuíus procurationí praeficitur, fodinas folet in» 
uifere:quo fane modo plerumqy fit, ut quatuordecím díerum fpacío ínuifat 
omnes. Contemplantur uero & confiderant fingula & cum przfide cuíuf? 
quefodinze deliberant & confultant de foísionibus, de machínis, de fubz 
ftructíonibus , déc alijs omnibus, Paffus etíam alíquot uenze fodiendos 
interdum operarijs una cum przefide fodinz locant magno ucl paruo pres 
cio,prout faxa dura molliduefuerint,itemQ uenze. Attamen fi redemptoz 
ribusínfperata nec opínata durícies occurfat;atcp íccírco difficilius & tare 
díus perficiunt opus, ipfis precium maíus conftituto pendunt: fin mollitiz 
es propteraquam labore füícepto facilius & cítíus perfunguntur, aliquid 
de precío detrahunt, Praeterea íuratí (i manifefto negliaentíam aut fraus 
dem pracfidis alícuíus uel operarij deprehendunt, eos prímó de officijs & 
muneribus exequendis monentaut obíurgant, Deínde fi diligentiores & 
meliores factí non fuerint, rem deferuntad magiftrum metallicorum , qui 
fua autoritate fretus,eos orbat officijs & muneribus;aut fi flagitium commí 
ferínt,in carcerem conijcít. Poftremó magifter metallicorum abfentíbus 
iuratís,quía eí confilíarij & adiutores dati funt,nec íus alicuíus fodínz co 
firmiat, neq; fodínas dímetitur, earumQ; terminos conftítuit: necp controz 
uerfias de limitibus dirimit: ner ius dícit: nec deníqs ullam acceptí expen 
fi&j rationem audit. lam fcríba fodinarum fodínas fingulas refertín codiz 
ces,ín unum nouas, ín alterum ueteres renouatas. Idautem hocmodo fit, 
Prímó fignat nomen eíus,quí petíjtíus fodinze : deinde quo die, quade hoz 
ra íd petierít: tum uenam , & locum ín quo fita fuerit: mox qua conditione 
fus fit datum : poftremo quo díe magifter metallicorum eam confirmarít; 
Quínetíam eí,cuífodínze íus eft confirmatum,fcheda hzec omnia ín fe conz 
tinens datur. Przterea cuíufcg fodínze,cuíus íus íam confirmatum fuít ; do» 
minos refert ín alium codícem: ítem ín alíum íntermifsíonem operarum; 
à magiftro metallicorum alícui certís de cauffis conceíTam:in alium pecu 
niàm,quam una fodína alterí fuppedítatad exanclandas aquas,aut ad maz 
chínas fabrícandas : ín alíum res à magiftro metallícorum & íuratis iudicas 
tas, & controueríias ab eífdem, ut honorarijs arbítrís , diremptas.Flzec auz 
tem omnía ín codíces refert fingulis hebdomadis die Mlercurfj . Quod fi 
ea die feriae fuerint, ídípfum proxima Iouis die facit, Atfingulís Satura 
ní diebus refert ín alium codícem fummam expenfi przcedentís hebdo 
made , cuíus rationem cuíusq; fodínze praefectus reddidit: fummam aus 
tem trímeftrís expenfi cuíufqy fodinze praefecti fuo tempore refert ín (in4 
gularem codícem: fimiliter ín alium domínorum profciptiones, Porró 
ne quís crímen fal(i pofsit commíttere,omnes illi codices ín ciftam conclus 
duntur duabus ferís,quarü uníus clauem fcríba fodínaru habet:alterius ma 
gifter metallícorum.Scriba ueró partíü cuíufcg fodínze domínos, quos ipfi 
primus uenz ínuentor índícat,ín codícem refert , & emptores partium fem 
per ínuenditorum loco reponít: qua ratione fit, ut interdum domini ui2 
gíntiautplures ueneríntín alícuíus partís poffefsionem: nífi uero uendítor 
pracfens fuerít,uellíteras ad fcribam fodinarum miferít cum fuo figno , tum 
maxímé prztoris eíus oppidi , ín quo habitat, obfignatas , alíum ín ipfi 
usloco non reponit, Sí ením parum prouidus fuerit , ueterem dos 
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minum in integrum reftituere eum leges coguntinouo ait fcribit fchedulà, : 


atq íta dat poltefsionis teftímonium, Cum autem quaterannuo fpacío tría 
meftrís expenfiratio redditur, nouos dominos índicat praefecto cuiufqs fo 
dínze;ut certior fiat, à quibus collectam exigere, & in quos fructus fodínze 
diftribuere debeat:quem ob laborem tantundem precij perfoluit ci fodínae 
pracfectus:de cuíus officío nunc dícam.. Cuiufgs fodinze non foecundae me 
tallo praefectus (ymbola domínis fchedain foribus publici cedificij fixa ine 
dícít magna uel parua;prout magifter metallicori et duumuírí iuratí de hís 
decreuerunt:que fi quis menfis fpacio non dederít,eum exímité domínos 
rum numcero,eíuscp partes reliquis dominís comunes facit.Itaqs quem prae 
fectus fodinz fymboli non folutí nomine notauerít,eundem fcríba fodinae 
rum fcripto defignat, itemQp fcríba partium . V erü praefectus fodínze ex ea 
penfione partím praefidi & operarijs foluít mercedem,partím res ad fofsio» 
nem neceífarías,quaàm mínimo poteft fuo tempore coemit ferramenta fcilie 
cet,clauos,ligna;afferes,uafa;funes ductarios,feuu. At praefecto fodinze me 
tallo fcecundze decumanus fingulis hebdomadis tantà pecuniam dat,quan 
ta fatis eft uel ad tribuendà mercedem laborum operarijs, uel ad comparan 
das res,fofsioni neceffarías , Cuiufcqs praeterea fodinae praefectus, pracfente 
eiufdem przcfide,fingulis hebdomadis die Saturni magiftro metallicorum 
iuratíscp expenfi ratione redditiaccepti uero fiue pecuníafuerít à domínis 
contríbuta, fiue à decumano accepta, (imiliter trímeftrís expenfi eífdem & 
przefecto metallorufcribzetg fodinarü quater annuo tempore. Vt enim an 
ní quatuor funt tempora;ucer fcilícet,zeftasjautumnus;hyems,íta accepti exe 
penfity rationes funt quadripartítze , Primo atit menfe cuíufcs partís ratio 
reddítur,tum pecuníz,quam prafectus proxima anní parte impendit ín fo 
dinam,tumfructus,quem ex eadem eodé tempore cepít:uerbí cauffa, ratio 
quze redditur inítio ueris, eft omnis accepti expenfiqg fingularum hyberni 
temporís hebdomadarum ín tabulas relatià fcriba fodinarum. Itacs praefez 
ctus fodinz fi pecuníà dominorum utiliter ímpendiít ín metallum, atcp idfi 
delíter curauit,omnes ci diligentis € boni uiri laudem tribuunt: fi per rerü 
ignorantíam damni dedit;plerumg; orbatur munere:fi ipfius íncuría & ne 
gligentía domíni damnumfecerunt, id refarciri magiftratus ipfum cooít: fi 
deníg; fraudem aut furtum fecitpecunía,uel uínculís;uel morte mulctatur, 
Quinetíà praefecti officium eft & curare ut fodínze pracfes praefto fit ad íniz 
tíum & finem operarum , utCy utiliter fodíat uenas, & faciat fubftructíones 
neceffarías;itemqs machinas & canales: & aliquíd demere de mercede opez 
rariorum, quos pracfes neglioetize notauít. Deinde fi fodína fuerít díues me 
talli,curatut eíus cafa clauía fit hifce diebus,quibus níhillaborís fufcipitur, 
Quod finobilís uena fuerit auri uel argenti, curat ut eam foffores mox in ci 
ftam transferant ex puteo uel cunículo ; aut in conclaue proximi domicilij, 
in quo pracfes habitat;ne improbis hominibus occafio furandi detur:fed eà 
procurationem habet cómunem cum precfide: quze ueró fequitur , propría 
ipfius eft. Cum uena excoquitur,coràm adeftuidetQy ut excoctío diligens 
ter & utiliter fia, Quodfiex ea aurum uelargentum conflatur, cum ín 


fecundis fornacibus excoctum fuerít , eíus pondus ín tabulas refert, atque 
.id ipfum portat ad decumanum: qui fimilíter eius pondus in tabulis ine 


fcribit 
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fcribit & notat, Tum deferturad purgatorem. V bí ueró relatum fuerit,tama 
decumanus quàm ipfe iterum eius pondus ín tabulas refert: quíd plura?do 
minorum bona nó aliter acfua curat. Leges autem metallicze uni praefecto 
permittunt,ut pluríum fodínaru curationem fufcípíat,attamen duarü tanti 
auro uelargento foccundarum. V eruntamen fi plures fub eo metallum pri» 
mó effundere ceperínt, eas ufcg eà feruat , quoad à magiftro metallicoru ab 
ipfarü procuratione amotus fuerit.Poftremó cuiufíq; edm prafecto ma 

ifter metallícoru & duumuíri iurati,cum confenfu dominorum certam la» 
cum mercedem conftítuunt, Sed de pracfecti munere officiocg fatis, nuc 
abeo ad pra-fidenté operarijs fodinze,qui ex co nominatur prafes. Quam2 
uis nonnullí eum cuftodem uocant. Is autem operas partitur ín mercenarí4 
os, diligenter curatut quif; fuum munus fideliter & utilíter exequatur: 
orbat ctíam operaríos propter ínfcientíam , aut negligentiam muneribus, 
alíosqg ín eorum locum furrogat, fi duumuíri iurati confenferínt & prefes 
ctusfodínz , Verum faber lignaríus fit oportet , ut pofsit puteos extruere, 
columnas collocare,& facerefubftructíones,quae montem fuffoffum fuftia 
neant,ne faxa tectí uenarü non fultaà toto corpore montis refoluantur,ruís 
nísg opprímant operaríos : fabrícarí & ín cunículos imponere canales , in 
quosaqua,ex uenís, fibris, cómiffuris faxoru collecta, deriuetur ut effluere 
pofsit.Praterea cognofcat uenas & fibras,ut utiliter fodíat puteos, & mate 
viam effoffam unam ab altera difcernat,aur fuos inftituere pofsít, ut matería 
asrecté difcernant: quínetíam habeat cognítam omnem lauandí rationem, 
utlotores quomodo terrae metallícze autarenz fint lauádze , docere pofsir, 
Fofforibus aüit cum operas íam daturí funt ín metallis, dat ferramenta & fez 
uum quídem ad certum pondus diftribuit ín lucernas : eosqy ut fodiant uti 
líter,inftituit,ut fideliter,obferuat. Operís uerà finitis recipit feuitquod re2 
liquü fuit fofforibus:atqs propter tot & tanta munera laboresq nifi una fo 
dinauníus prafidis fidei non cómiíttítur,ímo interdum uní fodinze duo uel 
tres pracfides dantur. Quoníá uero operari mentionem fecí,quomodo fefe 
habeant, breuíter explicabo.Díei & noctis hora quatuor & uiginti diuifae 
funtín tres operas, quaeqp aüt opera eft feptem horarü.. Tres uero reliquae 
horz,ínter operas ínteríectae & tanquam medi funt, quibus operaríj acce 
dunt ad fodínas,autab eís dífcedunt.Prima opera íncípitur quarta hora ma 
tutína, & durat ufq; ad horam undecímam:fecunda duodecima inchoatur, 
& perficitur feptima, quae dua operze funt díurnze, ín matutinam & pomez 
ridianam díuifze:tertía nocturna eft, quz octaua hora uefpertína capit exor 
dium,& tertía finitur.Eam ueró magíftratus non concedit operarijs,nili ne 
cefsítas flagitauerit , Tuncaüt fiue ex puteís extrahant aquam , fiuefodiíant 
uená,ad nocturnas lucernas peruigilát:ne ueró ex uígilíjs aut ex lafsitudine 
dormíant, cantu necrudí prorfus nec iniucundo duros & longos labores 
folantur. Verum unifoffori duas operas complere alibi nonlicet,quod ple 
rumqp foleat aut fomnum capere ín fodina defatigatus tantís laboribus:aut 
tardíus accedere ad operas:autab eís difcedere ocyus, quà par fitalibi lícet, 
quod unius opere mercede, praefertím fi annona íngrauefcat,uità producez 
renon.pofsít. Attamen magiftratus operá extraordínaríam non prohibet, 
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tibtunam tantummodo ordínaríam concedit, Verum quando ad operas 
(itaccedendum fonítus magni tíntínabulí,campanam barbari uocant;opez 
raríjs fienificat, quo reddito uícatim hínc & hínc concurruntad fodínas. 
Similiterídem tíntínabuli fonitus pracfidi fignificat operam íam effe perfez 
&am:eo igituraudito puteí tabulata pulfat, fienumq euolandi dat operae 
ríjs.Itags proximi audientes fonítum,malleís pulfant faxa;peruenitqy fonus 
uícp ad extremos, Quinetiam lucernze,fi feuum feré combuftum eas defece 
rit,indício funt operam effe perfe&tam,Sed operarij díe Saturni nó laborát: 
uerüm mercantur ea,quze ad ufus uitze funt neceffaria:nec die folis aut feftís 
diebus anníuerfarijs laborare cófueuerunt,fed tum facrís operam dant. Ate 
tamen operartj non ceflànt;& nihil agunt, fi necefsítas flagitauerit:namalíz 
áàsaquz multitudo eos compellitadlabores,aliàs ruína,quae impedet;alías 
alíud;atq; tum feríjs laborare, ne religioni quide contraríu habetur, Porró 
totum hocgenus operariorum durüreft & ad labores natum. Sunt ueró ine 
primísfoflores;in geftores,uectíarij,uectores,dífcretores,lotores,excoctoz 

reside quorum muneribus ín fequentibus librís fuo loco dícam : nunc fatís 

eftunum hocadijcere operaríos,fi à praefide neolioentize fuerint notati,ma 

gifter metallícorü uel etía ipfe praefes una cum praefecto díe Saturni orbat 

muneribus,aut parte mercédís mulctat:fin fraudis, ín carcerem mittit, Dio» 
míní tamen officinarum,in quibus metalla conflantur, & magifter excocto 
rum ín fuo$animaduertunt,Sed derepub. & officijs metallícorii fatis nunc 

dixi,reliqua inopere,De iure € legibus metallicis infcripto,aperíam. 
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| & proximo fuperiorilibro expofui rationem uee 
nz cuiuícs dímetiendae & officia metallicorum,ín 
hocexponam praecepta uenze fimiliter cuíuíqs fo» 
díendae,& artem menforum, Sed ea,quz ad príos 
rem parte pertínent,quía res € ordo hoc poftulat, 

| príus perfequar. Itag; primo dicturus fum de fofsi 
d onibus uenz profundae, deputeís,de cunitcülís,de 
fofsís latentibus : deinde de fignís bonitatís quae 
dant canales, quze,materíee fofsiles,quze,faxa: dein 
de quo modo & quibus ferramentís uenge & faxa cauantur uel excindiitur, 
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quaratione uenarum durítíam uís ieníum frangit , quibus machinis aqua 
ex puteís haurítur,quibus aura altifsimís puteís & longifsimís cunículís in» 
fpiratur,nam alteríus aflluentía,alteríus defectione impedíuntur fofsiones: 
deínde de duobus puteorum generibus,& de eorum atq; cuniculí ftructuz 
ra: tum ad extremum quo modo uena dilatata fodíienda fit ;quo cumulata, 
quo fibrz, M'etallícus certé poftquam uenam profundam aperuit ,ínchoat 
putei fofsionem,atqs fuper eum ftatuít machinam tractoríam,itemt puteá 
lem cafam: neímbres ín puteum decídant,neue homínes quí uerfant machi 
nam frigore obrígeantaut ex pluuijs trahant moleftíam: quínetiam uerfan 
tes machínam ín ea ponüt cífia:foffores ferramenta alíatp recondunt, Iuxta 
cafam putealem zedificatur altera, quam habitat praefes fodinzealíjqs merce 
cenarij : & in quam matería metallíca , & caeterae res fofsiles congeruntur, 
Quamuísautem nónullí unam tantummodo cafam faciant, quía tamen ínz 
terdum puerí,ínterdum reliqua anímantes incídunt ín puteos,maxíma me 
tallicorum pars confulto fcor(um unam ab altera collocat, aut eas faltem pa 
ríete dífiungit. V erum puteus eft foffa plerumq; longa duos paffus,lata du 
as tertías paílus partes,alta tredecim paffus:attamen cunículí gratía, quí prí 
oractusfuítín montem, puteus ín altitudinem paífuum modo octo tant, 
nuncuero plus mínusue quatuordecim deprímitur.R ectus autem ucl obli 
quus fieri folet,prout uena,quà metallící fodíendo perfequütur,recta fuerit 
ucl obliqua.Sed cunículus eft foffa fubterranea ín longum acta, duplo feré 
altior quàm latíor, ut Operaríj & caeteríper eum permeare & tranfire pofz 
fint;oneracy efferre, Altus uero folet effe paíffüm unum & quartam eíus par 
tem. Latus ipítur círcíter pedes tres & dodrantem: eum ferme duo foffores 
confueuerunt agere: quorum alter altiorem partem effodit, alter humilíoz 
rem :atp ille przecedit, híc fubfequítur: uterg fedet ín afTerculís ex funda2 
mento arctíus pertínentibus ad tectum : aut (iuena mollis fuerít, interdum 
in palís,fuperíus latís,inferíus cuneatis,& in ipfam uenam ínfixis, IVletallíci 
autem plures puteos tam obliquos quàm rectos fodiunt: atqj utrorumog 
alij non pertíngunt ad cunículum:partim ad eum ufq pertínent:ad quoídà 


cunículus, cum íam in eam altítudínem,in qua íllo fuffodiunt montem, dez 
preísi fint,nondum eftactus, 
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de matería metallíca,ex quauena conftat, Biufmodi ueró foffz atétes & oc 


cultàe Girzeco nomíne etíá xgvzroz appellantur: quod more cunículilongiz 
us procedétes íntus ín terra occultétur : ueruntamen hoc genus foffaru dif 


fertà cunículo,quod íllud ipfum per fe fit cecum,híc os habeatfubdíale, 
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Dixi deputeis,de cunículis,defofsislatentibus, nunc dícá de fignis quae 
dant canales,materíe fofsiles,faxa;atqs ea figna,ut etíam multa alía quz exz 
plicabo , magna ex parte uenis dilatatis & cumulatís cum profundis com 
munía funt, Cum fibra uenz prímaríz focía extat & eminet, qua parte fe ci 
ca iungítfodiendus eft puteus.Cum autem tranfuerfa,uel oblíqué eam dí£z 
findens tiobís apparet,firecta defcederit ín profundum terrze,ca parte, qua 
fcecatuenam profundam,fecundus puteus fodíendus eft : (in obliqua, duos 
tresue poft paffus,utaltior earum connexus perfodi pofsit:in quo maxima 
fpes eft inueníendae materíze,cuíus gratía terram fcrutamur. At fi illatam an 
té ínuéta fuerítmulto copiofior co loco folet ínueniri. (uod fi plures fibrae 
deícenderínt ín terram ,ametallícus , ut iterum connexum perfodere pofsit; 
in medío earumloco puteum fodere debet, aut praeftantíoris fibra ratíone 
habere.Quuoníam ueró uena deuexa non raro prope rectam tendítur, eo lo 
co puteum fodere oportet,quo fibra uel uena tranfuería utramqp fecat: aut 
ucna ucl fibra dilatata fe traijcít:nam ibi pleriq; latent metalla, Similiter no 
bis bona fpes cffodiendi metalli oftédítur ea parte, qua uena deuexa iíungé 
tur cum recta: quocírca metallici te&tum aut fundamentum uenz príniarie 
perfodiunt,& in eís quzerunt uen, quz ínfra aliquot paffus cum principae 
liiungetur, Quínetià ijdem metallíci (iuenam prímaríam nulla fibra uel uez 
na tranfuería diuiferít, quam fodíendo fcqui pofsint, folida etiam tecti aut 
fundamenti faxa perfodiunt:qua foffze latentes item seuz 7i nomínantur; 
fiueà cunículo, fiue ab alterius generís foff latéte perfofsionis inchoandze 
capíatur exordium , Sunt etíam metalliciin aliqua fpe,cüm uena tranfuerfa 
primaríam tantummodo fccat.Sí praeterea uena,quze príncípalem oblíqué 
diffindit,nufquam ultra eam apparuerít,id uenze principalis latus , in quod 
ipfa uergit,fiue dextru fiue finiftrum fit,cauare oportet, ut certum fcire poíz 
fimusan íllam rapuerit. Q'uod fi poft fex paffüs non extiterít;alterum eíufz 
dem uenz príncipalis latus fodere cóuenit, ut plane cognoícamusan íllàmi 
in priorem partem tranftulerítinam domini uenze principalís Cepe non imníz 
nus utiliter fofsionem ín(tituere poflünt ea parte,qua uena principalem dif 
findens rurfus apparet, quam qua primo eam fecat.DDomiíni uero uenz dita 
findentís ea ruríus inuenta, ius fuum quodam modo amiflüm , recuperant, 
Vulgus autmetallícorum fibras probat,qua ex feptentrioníbus proccderi 
tes,fe cum uena príncipali iungunt: contrà improbant eas,qua prodcüt ex 
merídie,dícittp has multum nocere uenz principali;illas prodelfe: fed equi 
dem neutras przetermítti à metallicis & neglioi debere cenfeo : atcg uc libro 
tertio oftendí experímentum non cófentíre hís, qui fic de uenís cenfent , íta 
nuncetíam fupponerem exempla uníufcuiufgs fibrae à uulgo rcíectee; quí» 
bus eíus bonitatem probarem,ni(i (cirem ca pofteritati parum aut nihil pro 
deffe poffe. Verum fi nullae fibrae uel uenz fofforíbus apparucrínt ín tcz 
cto uel in fundaméto uenz príncípalis, nec alíoquí multa matería praeftans 
reliqua coagmentata fuerit , operzprecium non eftalteríus putei fodíendí 
laborem fuícipereznecibi puteus fodíendus eftubí uena diuiditur in partes 
duas ucl tresnifi fatis figni fit eas partes paulà poftínter fe coníungi & con 
focíarí poffe: quin etíam malum fignum eft uenam metallo díuítem hic & 
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illucfe torquere & flectere: nam nifi rurfus,ut prímo ccepit, recta uel detiez 
xa defcenderít ín terrà,amplius metalli nó funditatgy tametfi rurfus íta dez 
Ícenderít,tamen ferpenumero ínfoecuda manet, Fibrze quoqj fubdíales era 
uide metallis perfzepe foffores fallunt:etením ínfra eas níhil metalli ínueníz 
unt,Atcp etíà cómíflurz faxort ínuerfz in malís numerátur fignís. Solídas 
aut uenas omnes,fi dederínt clara bonitatis índícía metallici excíndut:fimíz 
liter cauernofas , praefertím ci aut uenze príufquá cauernze ín eorü confpez 
&u uencrínt,metallorü fuerint foecunda: aut cauernz fuerínt paucze & par 
uz, Atuacuas uenas,per quas aqua manant,fi non detuleríntuel eructauez 
rint metallorü ramenta,nó fodíut: raro uero etíá uacuas, qua carent aquís, 
quod pleruny folum pyríten omnis metalli experté;aut fubtile matería níz 
gram & molle,quz lanugíni fimilís eft;ín fe cotineant, Sed fibras metalli di 
uites fodiut, uel eius expertes ínterdü uenarir, quz prope uenz príncipalis 
tectu aut fundamentü funt, inquíirendarü eratía. Atc fibrari & uenarum 
hzcferé ratio eftznunc uídeamus materíá merallícà: que reperitur ín canali 
busuenz profundzedilatatze, cumulate : & ín hís omnibus uel cohzres & 
cótinuata;uel diífperfa & per eas fufa, uel uentrís figura extuberans, uel etía 
ín uenis aut fibris à uena principali ortís,quafi ín ramis fparfa, Sed hze uenze 
& fibrz funt breuifsimze: nam poft paruü fpacíü nufquá prorfus apparent, 
IVlatería aut metallíca fi pauca nobís occurrít, índícíü eft:fin multa, non ínz 
dicium,fed íd ipfum cuíus gratía fcrutamur terrà. V ertt cum foffori, quí uez 
nam aperuít,mox fe oftenderít metalli purum alíaue res fofsilís:aut metalli 
matería díues , uel pauperís magna ubertas & copía extíterít , abíecta omni 
cuctatione ibidem fodiet puteu , Quod fi ín alterutro latere ipfi apparuerit 
matería copíofioraut melíor,ad id declinabít fofsíone.Purü aüt fzepe inuez 
nítur aurü;argentt, zs, argenti uíuürmínus fzpe ferri € plumbi cínereü: 
uix unquá plumbum candidum & nigrum. Attamen lapilli niprí & czetez 
rínon multüà plumbo candído puro;quod ex eís cóflatur,diftàt : atqy opti 
muslapís plumbaríus,ex quo plumbü níerü conficítur,parü ab eo metallo 
differt. Deinde fi aurí matería nobís cenfenda fuerit, poft aurum purü ínprí 
mís rude, (iue ín luteo uíríde fit, fiue utet fiue purpureü,fiue nígrü, fiuefoz 
ris rubru,intus aurcí colorís,ín díuitis numero ponendum eft,quodaurum 
pondere fuperet lapidem uel terram:tum omnís uena aurí, cuíus centum liz 
brz ín fe plus quàm tres uncíasaurí cótínent:quanquá ením paucaaurí por 
tío íneft ín terrís uel lapidibus, tamé precío exzequat reliqua metalla magní 
ponderís. Caeterze ueró uenze aurí omnes ínloco pauperís materíz haberi 
debet,quod terra uellapís nímíu preeponderetauro: fed quoe uena compre 
henditargétí portíoné maiore quàm aurí,ea raro díues efle folet, Terra aüt 
fiue (icca fuerit,fiue uda nó raro abundat auro:fed ín ficca plerung  plusíns 
eítauri (i alíiquàá habuerít fpeciem excoctz ín fornacibus, aut bracteolís ma 
gnítídi fimilibus non caruerít:hi quoqp fucci cocreti aurix in fe continere fo» 
lent czruleum,chryfocolla,auripigmentu ;fandaraca: quín idem aurü purü 
uel rude modo multu, modo paucu filicis, lapidis fifsilis, marmoris glarez 
inhzretiatqy etíam lapídís,qui facile igni liquefcítmaximé fecundi generís: 
quinónunquam íta cauernofus eft,ut exefus effe uideatur;ín pyrítís E 
ine 
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ineftauriretfi raro multit. At cum poftargentum purü de czterís cíus mez 
.tallí uenis decernitur,in diuitis materíze numero habetur ea ; cuius centülíz 
brze plus quá tres argenti libras ín fe contínent: qualis eft quae conftat ex ar 
gento rudi fiue ei plumbí color fuerit,fiue ruber, iue albus, fiue niger, fiue 
cínereus,fiue purpureus,fiue luteus,fiue iecorís,fiue deníq; ültertüst reí: talis 
ctíainterdu eftuena filicis , lapídís fifsilis ,marmorís, fi multirareentu purü 
uel rudead eam adhaeferit:fed in pauperís materíze numero reponitur uená 
in cuíus centum librís íummu tres argenti librz infunt:quae plerung; copíz 
ofior effe folet,quod ei naturaloco bonitatís copía laroíatur. 'Talísautuena 
cum ex omnibus terrís ;lapidibus,miftis conftat ,exceptís argenti rudis gez 
neríbus:tum maxíme é pyríte,cadmía metallica fofsiliJapide plumbario,| fti 
bio alijfcg. Verum ín reliquis metalloru generibus etfi diues quaedam mate 
ría reperitur, tame nifi ípfori uenze fuerint copíofze, eas fodere perraro ope 
rz precium eft. At Indíalízeqs nóriullze gentes gemmarum caufa reconditas 
terrze uenas fcrutari folet : fed eas fiepius perfpicuitas ucl potíus nitor ipfis, 
cum fodíunt metalla,prodit. Marmorü uero uenas,;cüm fe fua fponte often 
derínt, fodíendo perfequimur: idem facímus cum asia ucl caementa nobís 
occurrerínt. Qui aut proprie uocanturlapides,tamet(i fuas interdum uenas 
habeant,tamen plerungg teperiunturín metallis autlapicídínis: ut magnes 
in ferraríjs:miris,in areentartjs:lapis ludaicus, trochítes & afsímiles ín Vlapí 
cidínis: quos foffores donor íüffu ex (ior comíffuris folet colligere, 
Necterrarü infigniufofsionem negligit metallícus;feu inuétze fuerínt lH au 
rarijs,feu in argentarijs, feu inztrar ijs alijfco :necreliqui foffores fi uel reperz 
tze fueríntín lapicidinis, uel ín proprijsuenis.Earü uero bonitatis fignificas 
tionem fapor darefolet.INec denigs metallicus omittit curare fnedos cOcrez 
tosin uenís tam metallícís quàm propríjs inuentos:fed cos collíeit & com2 
portat: uerti de hís plura nó dícá;quod omne materia merallícá & fofsilem 
in librís;D'e natura fofsilià infcriptis, uberíus explícaui: fed redeo ad figna. 
Síterralutofà nobís occurrerit, ín qua funt raméta mctalli alícuius puri ri Lie 
rudis,optimt per ca metallícís dat uena fignu. Mletallícam ením materià , à 
qua ramerità abrepta funt, adefTeneceffe elt: t fin eadem occuríauerit omnis 
metallícae materiae prorfus expers,fed pinguis et colorís candídi;uirídis, cae 
ruleí & fimiltü ; a fufceptolabore n6 eft difcedendu: foflores modo caetera 
figna habeant ex uenís & fibris,de quibus ia dixi:& ex faxis,de quibus pau 
To poft dícturüs fum. At (i ialíqua tefra ficca fodienti obuía fuerít,quae metal 
Iitpurü uel rude ín fe contínet;bonü fionum eft:filutea;uel rubra;uel níora; 
uel alía quaeda infignis, qua carét sebalto; non malu, & chryfocolla, aut ca 
ruleiraut àérugo;aut aüripiementiraut Fatidurdea intct bonís fignis haz 
Déüp. Quin übi Ícaturígo fubterranea eructat metallü inftitutas to&iónes 
perfequi debemustnam fignificat id à reliquis mafsis,tanquá partículam alí 
quà&à corpore;fuiffe abreptá. Similiter tenuifsimze alícutus metalli bracteae 
adlapidem iiel ad faxum adhzerefcentes in bonís numerantur fignis.Porra 
uenaz , quz mox conftant tpar tím ex filice, partím ex terrís lutofis uel ficcis 3 
fi cum fibríspermiítze unà cüm eís íri terre profundum defcenderínt, bona 
fpes eft metallum ínuzntü iri; Quod fifibrz poftea non apparucrínt, & ucl 
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pauca materia metallíca occurrerít, non eft àfofsione defiftendu donec niz 
hil eíus reliquu fuerit.Sed filex fufcus,aut niger;aut cornu, uelíecoris coloz 
re,plerung; bonü índícíü eft;candídus aliàs bontjaliàs nullu,At marmoris 
glarez ín uenze profundo apparentes, fi non multu ínfra euanuerínt, fignü 
bonünon funt:nam uenz non fuerunt propríz,fed alicuius fibrae, Quae ue 
ro genera lapidü facileigní liquefcunt, etíam(i translucent, ín medijs fignis 
numerandi funt;ctenim fialía figna bona affuerint , ex bonis funtifi nó affu 
erint, nullà bonítatis fignificatione dant. Símili modo de gemmis iudicare 
debemus, Quínetía uenze,qua ad tectu & fundamentu habent filicem corz 
nu colorís uel marmor , ín medío aüt corü terrá lutofam , ín aliqua fpe funt: 
fimiliter quz ad tectu & fundamentu habent terram ferrugineá, ín medio 
alit eorü terras pingues & tenaces:parí modo quz ad tectu € fundamentü 
habent eam,quáuocamus armatur&jin medio uero eorü terram nigram uel 
ambuftz fimile.Sed auri (ingulare índíciu eft auripigmenti, argenti, plum 
bum cínereu & ftibítieris,zrugo,melantería fory,chalcítís,mify ,atramen 
tum fütoríü:plumbi candídí;ímo purorii & magnoru lapilloru nígroru,ex 
quibus íd ipfum conficitur,res fofsilis fpumze argenti fimílís : ferriferrugo: 
atauri & xris cómune indici eftchryfocolla & czeruleü:argentí & plumbi 
nigríplumbago fofsilis . Quanquáaut plumbum cínereum metallici tectu 
argenti recté nominant , & atramentí futorij ac melanterize eifqs cognatori 
comunis parens fit pyrítes eerofus, tamen haec interdu propría habent me 
zalla:ut etíáaurípígmentü & ftibum . V taut quzdam uenaru materíze mez 
tallicís boni dant fignü , íta faxa quocp, per quz uenarü canales uagantur, 
etením arenaríü ín locís metallícis repertit,in bonís fignis habetur: maxime 
fi ex tenuíoríbus partibus cóftíterit: (imiliter faxu fiflile coloris fubczeruleí 
& fubnigrí:atqy ctíà calcaríü,quicungg tande color ei ínfederít:fed uenae arz 
gentibonu indiciu eftalteríus generís faxit, cui minutifsimi lapilli nigrí,ex 
quibus plumbi candidü conflaturjimmifti funt: praefertím cum tota ínterz 
üenía ex tali faxo facta (int. Plerumqy profecto faxii nobile,cum fibra preci 
ofa coníuncti,canales uenze,metallí fcecundae,cóplexu fuo cótínet, Quod 
fi rectà ín profundi terra defcederit;illa bonítas ei fodínze eft;ín qua ipfum 
ftatim uidetur:fin obliqué,etía alijs proximis , quomodo metallicus , 9co2 
metríz nonígnarus , de reliquarü fodínarualtítudíne, ín qua canalís uenze 
metalli díuítis per faxü íllud uagetur,ratiocinari poteft.Hzec hactenus: nuc 
uenío ad laborandi rationem,quze uaría & multiplex eft:fiquidem aliter ue 
na putrís fodítur,aliter dura;aliter durior,aliter duríísima.Símili modo alie 
ter faxum tectí molle & fragile;aliter durum , alíter duríus;aut durífsimum, 
Venáaüt putrem eam uoco quz conftatex terrís, atf etià fuccís concretis 
mollibus: duram,qua ex metallíca matería & lapidibus mediocriter duris, 
quales plerüg; funt quí facile igní liquefcüt prími & fecundi generís, plum 
baríus,& fimiles:duriore,qua ex iam dictis, fed coiunctís cum filicu generi 
bus,uellapídibus,quifacile igni liquefcunt,tertij generís:uel pyríte;uel cad 
mía,uel marmoribus przeduris:durifsimá,quze ex hís duríslapidibus & mi 
ftis,fi totaaliqua uenz ip(ius parte fufz fuerint. Sed tectu & fundametum 
uenz durü eft,quod habet faxa, quibus rara fibrz uel comiffure funt : duz 
ríus, 
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iius, quibiis raríores : durifsimi, quibus rarífsímze aut nulle: cám enim hae 
deficiunt,faxa fere carent aquís,quae mollíunt ipfa. Attame durifsimü tecti 
uel fundamenti faxü raro tam durum eft quàm uena duríor. V ená auté pus 
trem foffores folo lígone excauant. Sed cum metalli nondum apparuerit, 
uenáà faxo tectínon difcernunt: cüm uero iam fuerítínuentum,prouídenz 
tí(símé laborant.Saxum ením tecti príus feparatim à uena excindunt,pofte 
rius uenam putrem quídeligone de fundamento deijciuntín alueos fuppo 
fitos , nealiquíd metalli in folum decídat:duram uerà prímís ferramentis; 
quz proprío nomíne fic appellantur, malleo percufsís à fundamento aucl^ 
luntiijfdem durum tecti (azum excíndunt.'Nam eíus faxum fzepius excindi 
tur,raríus fundamentí;& tunc quide cum íd fuerit patíens ferrí;faxum uero 
tectí ferro non poterít petfindínecidem igni frangere licitum fuerit: at due 
ríorem uenam tractabilem ferro, itemqy tecti faxum durius & durifsimum, 
ualídioríbus ferramentís)nempe quartis eorum, qua proprío uocabulo fic 
nomínátur; folentaggredí:quod (i hzc eís ín promptu nó fuerínt;duobus 
tríbusue ferramentís prímís utuntur propíus coniunctis, Durifsima ueró 
uenam metallí feecundam , fed quodammodo ímpatientem ferri, (i licentíà 
ipfis largiti fuerínt domíní proximarum fodinarum, igni frangunt; (in eam 
n6 dederínt,faxís tectí uel fundamenti, fi mínus dura fuerint , excifis primu 
paulo fupra uenam trabes,ín formas tecti uel fundamenti ínclufas,ponunt: 
deindeàfronte & fuperiori parte, ubi uena paruulis rímís fatifcere uidetur, 
altero corum,quz proprie ferramenta dicuntur;fifTuras adigunt:tum ín fin 
gulas fiffuras ímponunt quaternas lamínas , & retrorfus ut illae contínean 
tur arctíus,(i neceffe fuerittotídem bracteas . Poftea fingulos cuneos binis 
lamínis ínterponunt,eofqgs malleís per uícesimpíngunt X ínflígunt: quo fà 
né modo uena acuto fonítu tínnít:fed cum iani tecti uel fundameti faxís abs 
rumpí ccepit/fragor auditur.Is quamprímü crebrefcit repente auolát foffo2 
res:uerum ingens fragor audítur cum uena perrupta & fracta decidit, Atqg 
hacratíone detjcíunt uene partem centumpondia, plus mínusite centum 
pendentem . Quod fifoffores aliter exciderínt uenam duriísímam metalli 
díuítem, remanent quafi turbínes quídam, quí uix unquam poftea excindí 
poffunt. Acíjde nodum uenz durífsimze, quz caret metallis, fi ad eum ad^ 
mouere ígnem non lícuetít, ambíuntHectendo fofsionem ad dextram uel 
ad finiftram:nam cuneis ferreis (ine magna impenfa perfindi nó poteft. Inz 
terea uero dum operarij fufceptum laborandí munus perficiunt, uifcera ter 
rz plerung; perfonant dulcí cantu, quo durifsimum & periculis plenifsi 
mum folanturlaborem. Itacy faxorum duriciam ignis, ut íam díxi, rumpit, 
cuius rei non fimplex eftratio , Etenim fi uena, in hís incluía, perfe propter 
eandem durítíam uel anguftíam excíndi non poteft, atqp foffa latens aut cu 
nículus fuerit humilis , una lignorum arídorum ftrues appofita íncendítur, 
fin altus,duz : quarum altera fuper alteram ponitur , utragp ardet ufcg dum 
eam totam ienís confumpferit: cuíus uís hoc modo pleruncg non magnam 
uenz partem refoluit,fed tantummodo quafdam cruftas Cum autem faxu 
tectí uel fundamentiferro tractari poteft;uena tam dura eft , ut eodé tracta 
xinon pofsít illud cauatur, Hac fiueante (iue fupra, fiue infra foffam lateri 
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tem,ucl cuniculum fuerit;ioni ifrangítur; fcd nonünommodo. [Nam (i cauum: 
ficeitlatips inipfum multa ligna i üinponuntur ytimponí poflunt, fin angu, 
Íftum;pauca. Altero maiorígnium uis uenam magis à faxis fundamenti jüsl : 
ctíam interdum tecti feparatialtero minor;mínus ueruntánzen , quia tunciz 

enis ardorcoercetur;reprimíturqg Cat onum fragmentis, quz lignis ín.cauü 
anguftum pofitis pre»ponuntur,uená ítem à faxis refoluere poteft. Si praez: 

térea cauum fuerit humile;üna tantummodo lignorum ftrues ín ipfum ímz 
Beton finaltum duze;& quidemaltera füpera alteram, quo modo inferioti 
accenfa Íuperiorem accendit: & í íonís ab aura ín uenam perlatus eam fepaz 
ratà faxís,quae ipfa quanquam funt durifstma, fepe ficemollit;utomnium 
maxime fiant fragilíarqua parte Hannibal dna Peenoru, metallicos Hiífpaz 
niàrum ímiítatiis, ; duritiem Alpíumaceto & i ignifregit; Dwuisiidnt fiuen& 
fuerit aditiodüfn: lata qualis plumbi candidi eife folet;jfoflores cauantuenu 
las,íntg ea caua quoq; ímponuntarídalígna,G eís.crebriusinterponuntliz: 
gna,quiíbus utríngs furit tenuifsimze bracteze , f'abellorum quorundam ina 

tarcrífpatze ; quz facileienem concipiunt, & conceptum cum si lignís; 
quse carent eís; comminicanit; 


Ligna VE A. Ligna quibus utrinq; funt tenui[sime bra&tee 
crifpate B. Cumulus C. 
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Interea uero dum uenze & faxa quo ufta halitum uirofum expirant,& pu 
tei uel cunículi fum ex fefe emittunt, foflores & caeterí Operarij non defcenri 
duntín fodínas, neuírus eorum ualetudinem perturbet , aut ipfos prorfus 
interímat:ut de malís metallícorum dicturus fufius explicabo.Sed cum uez 
nofus halitus & fumus per uenam aut fibram permeare aut tranfire poteft 
in proxímas fodinas , quibus durz uenze uel faxa non funt , ne ftrangulent 
operaríos,magifter metallícorum nemini concedít ut ín puteís uel cunícuz 
lísignifrangat uenasaut faxa. V'enze autem partes ucl.eíus faxorumG cruz 
flas, quas uis ignísà reliquo faxí corpore feparauit,fi ín fuperiori parte fuez 
rint,foflores contís detrudunt;aut ubí adhucalíquam habent durícíam , ba 
cilla ferrea rímís impíngunt ,atqp íta eas deijciunt: fin in lateribus , malleís 
percutíunt. Quz fic fractze decidunt : aut fi etíam alíqua remanferít duríciz 
es;easferramentísabrumpunt. | Seorfum autem faxum & terra , feorfum 
metallum & matería metallica ín uafa ingerütur & trahuntur fub díum aut 
ad proximum cunículum: fi putei non fueríntalti , machína quam ueríant 
homínes:fin altí, ea quam círcumagunt equi, V erum fzepeaquarüm mulz 
títudo,ínterdum aer ímmobilís manens fofsionibus ímpedímeto eft:quoz 
circa hz res perzequé acfofsiones metallicís maximize curze funt;aut effe dez 
bent. Aquasautem uenz & fibrz,potifsimum fofsilibus uacuz.infundunt 
in puteos & cuniculos. Aeruero manet ímmobilís etíam tam ín cunículo 
quàm ín puteo:ín puteo quidem profundo,fi folítaríus fuerit hoc eft, fi nec 
ad eum cunículus pertíneat;necg cum alío puteo fit foffa latente cótunctus: 
in cunículo uero fi longíus ín montem actus fuerít , nec ullus puteus adeo 
fuerít depreffus ut eum attíngat.In neutris ením aerís motíones & commuz 
tationes fieri poffünt:qua de cauffa halítus fiunt eraues & nebulze fimiles, 
ac fitum,teftudínís;uel fubterraneze alícuíus cellae, multos annos undícs có 
cluíz ínftar,redolentes: quocirca foffores ín hís diu laborem , & (i fodína 
abundauerítargento uel auro,non fuftinent: aut fi fuftínuerínt, anhelitum 
libere trahere nequeunt,& capitis dolores habent: quod magis accidít ila 
borauerínt ín ipfis multi, multascqy lucernas, quze tüc languidum lumen eís 
przbent, adhibuerínt, Halítus nang; quos tam lucernze quam homínes ex 
pirantalios halítus grauiores efficiunt, Sed aqua mediocrís díuerfi generís 
machinis , quas uerfant, tractantife homínes,exhaurítur ex puteis, Sí ueró 
tanta tamt multa ín unum puteum confluxerit , ut magís ímpedíat fofsíoz 
nesjalter foditur puteus,qui aliquot paffusà priori díftet: quomodo ín eo2 
rum altero labor & opus perficitur fine impedimento : ín alterum , qui maz 
gís deprefTuslocolacunz erit, deríuatur aqua:quz uel tfjfdem machínis,uel 
ea quam circumagunt equi, extrahitur ín canales cunículí proxími,autcaz 
fx;ut per eos effluat. Sed ubi ín unum fodínze puteum altíus effoflum aqua 
omnís omníum proxímarum fodínarum,non modo íllíus uenzín quapu 
teus fodítur ,fed alíarum etíam uenarum confluit , tunc neceffe eft ut ampla 
fiat lacuna, qua colligat aquas: ex qua lacuna rurfus exanclantur machiz 
nis per fiftulas trahentibus , uel quibus funtbulgz: de quibus ín fequenz 
tílibro uberius dícam. ^ Aquae uero quz ex uenís & fibris atque faxorum 
commiffurís ín cuniculosiínfluunt, ín eorum canales deducuntur, Atauz 
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ram potifsimum machinz fpirítales puteis admodum profundis & cuni» 
culíslongius ín montem actis infpirant: ut fequenti libro,quí etíam has exe 
ponetmachinas, explicabo . Aerautem exterior fe fua fponte funditín cae 
ua terrz,atcg cum per ea penetrare poteft:rurfus euolat foras: fed diuerfa ra 
tione hoc fieri folet.Etením uernis & eftiuís diebus ín altiorem puteu ine 
fluít,& per cunículum ucl foffam latentem permeat, ac ex humilíori effluit; 
fimiliter ijfdem diebus ín altiorem cunículum ínfunditur & interiecto pue 
teo deBluitín humilíorem cuniculum, atqj ex eo emanat. Autumnalí uero 
& hyberno tempore contra ín cunículum uel puteum humiliorem intrat,et 
ex altiori exít: uerum ea fluxionum aerís mutatio ín temperatis regionibus 
& locis fit ín initio ueris & in fine autumní:in frigidis autem ín fine uerís,&C 
inínítio autumní:fed aer utrog; tempore,anteaquam curfum fuum illu con 
fuetum conftanter teneat , plerumqy quatuordecim dierum fpacio crebras 
habetmutationesmodo in altiorem puteum uel cuniculum influens , moz 
do in humiliorem.Sed de hís fatís:inuncad reliqua pergamus,  Puteorum 
duo funtgenera,unum altítudíne iam defcripta , cuiufmodi puteí multí foz 
lent effe in una fodína:pracfertím fi cuniculí ad eam pertíneant, & grauida 
fit metallo, Tuncením cum ad prímum cunículum prímo puteo peruentü 
fuerit, alij duo fodíuntur putei: ímo uero, fiaquarum multítudo fofsiones 
impedierít,ínterdum tres:ut unus lacunzeloco fit,ín reliquís duobus perfi 
cíatur munus fodiendi fufceptum: ídem fit ín fecundo cunículo & ín tertío, 
uel etíam ín quarto,fitotín montem fuerintacti, Atalterum genus puteoz 
rum eft admodum altum: utpote ad paífus fexaginta;uel octogínta;uel cen 
tum:quí putei contírienter rectà defcendunt ín profundum terra, unoty fu 
ne ductario ex fodína extrahutur faxa excifa & uenze metallíce : qua de cau 
fa eos metallici rectos appellant:fuper hos puteos ftatuntur machínz , quí» 
busaquz exhauriuntur;& quidem fub dio ea pleruncg quam equí círcume 
agunt,íin cuniculis uero ceeterze,quas uís aquarum uerfat: tales auteni putei 
fodíuntur tunc cum uena fuerit diues metalli; Sed puteí qualefcunqs diuer 
fo modo fubftruuntur: fi ením uena fuerit dura;atqg etíam faxum tectí && 
fundamentí,non opus habent multis fubftructionibus, fed tígna per ínterz 
ualla collocantur:quorum altera capíta in tecti formas,in faxis íincifas,ínclu 
duntur: altera in fundamenti formas;atqy ad tígilla hís propius fundamenz 
tum fuperpofita afferes & fcalze affiguntur : fed afferes & qui utríngs puteu 
àuena,X qui reliquam eíus partem ab ea, ín qua funt fcalze, diftinguunt, ad 
tignaaffiguntur:illí aut uenam coercent ne eíus glebze;aquís refolutze , deci 
dantín puteum, & ex utrag; parte foffores & relíquos operaríos ex altera 
etíam per ícalas defcendentes uel afcendentes terreant;aut lzedant, aut deíjz 
ciant. Hí uero glebas faxorum , quee dum extrahuntur é uafis uel corbibus 
excidunt, ijdem de caufis à fcalís excludunt & arcent, Atq praeterea facís 
unt-ut difficilis & arduus defcenfus & afcenfus minus terribiles efTe uídee 
antur, mínus fint peticulofi. Sín uenafuerit putrís faxumQy tecti & fundae 
mentí molle, crebríore ftructura indigent: quamobrem contíonatíones 
quadrangulz coníunctze contínuatzeQg collocantur, quarum duplex rae 
tío eft, Velením tienorum, quz ex tecto ad fundamentum pertinent , cae 
pita 
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pita quadrangula in formas ítem quadrangulas tignorum , quze ad tectuni 
& fundamentum funt, includuntur: uel altera fuperius altera inferius exe 
cifa funtzatg illain haec ímponuntur: earum contígnationum graue onus; 
tigna robufta per interualla pofita , fuftinent: quae item in formas fundaz 
ninti & tecti ,fed deuexa, funtínclufa : & quídem penítíus. Vtautem taz 
les contignationes maneant ímmobriles, extimídí(fectae arboris aíferes uel 
cuneilignei inter ipfas & uenze lateraatqp eius tectum & fundamentum ínz 
ijcíuntur & ímpelluntur: ac quod ínane eft terra glareatp completur.Sí ue 
ró faxa tecti & fundaméti modo fuerint dura, modo mollía, fimilíter uena; 
nulla contígnationes fiunt,fed tígna per ínterualla collocantur: ac ubifaxa 
fucrínt mollía & uena putrís , ab corum tergo fabrilocátafferes, inter quos 
& montem ínfertiunt terram & glaream: ut codem modo id quod fuerit ua 
cuum expleant, Àt cum puteus admodum profundus fiue rectus fiue deue 
xus contignatíonibus fulcítur, tunc quía interdum funt malé materiata: & 
ruinae ímpendunt, maioris &rmitudinis cauffa intra eas collocantur tría uel 
quatuor paría tígnorum longifsimorum & robuftifsímoru,cuíufqs aut paz 
rís alterum ad cam partem, quze cft tectum uerfus: alteri é regionead eam, 
uz eft fundamentum uerfus.Ne ueró unum ín alterum Íncídat,firmaqg & 
ftabilía fint,crebris tígnís tranfuerfaríjs fuftinentur:fed ut hzec firmíus ín ilz 
lis íncludantur,ea ipfalongifsima medía eorum parte excifa funt, Quinetíz 
am qualifcungp puteí fuerit ftru&tura tigilla quedam tignís fuperponunt; 
ád quz affigunt afferes, qui (calas àreliqua parte diftínguütatqg difiungüt. 
Quod fi puteus admodum altus fuerit rectus,ad latus fcalarum afferes tígz 
nísimponuntur,& ad ea affiguntur,ut afcendentes,atq; etíam deícendetes, 
in fcandendo defatigati ín iplis fedentes uel ftantes poísínt requíefcere, INe 
uero etíam íngeftoríbus àfaxis, quae cum ex tam alto puteo extrahuntur, 
rurfus incidunt, fit perículum , paulo fupra infimam eíus partem tígilla ru» 
dia &c contínuata trabibus fuperponuntur,ut totum putei fpacíum,eo excé 
pto.ín quo funt fcale,occupent, Attame etíam foramen eftftructurz pro2 
péfundamentum, quod íccírco patet adomnem reliquam putei partem ab 
infima,ut uafa, rebus fofsilibus completa, per íd machinis ex puteo extrahi, 
uacua rurfus in eundem immítti pofsínt:itacg ingeftores & reliqui operarij 


: fub hac ftru&ura quafi latentes tutifsimé ín puteo funt. 
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xa, finautem putris, fimiliter faxa tectí & fundamenti mollía, cuniculo fir 
mis & crebrís opus eft fubftructionibus:qua: hocmodo fiüt.Prímim duo 
tigna,quorum utrungy teres fitin folo cunículi; paululum effoffo, infixa fta 
tuuntur erecta:ea funt medíocríter craffa & tam alta ut uertícem cunículi fez 
ré tangant capitibus,ín quadrati figuram exciis; deinde fuperíus ipfis im 
ponitur tieillum teres,in cuius formas íncluduntur capíta tionorum:inferiz 
us contra alteríus tíoilli capita,pari modo ín quadrati figuram excifa incluz 
duntur ín formas tígnorum erectorum; ad quodq; aut fpacium paffus uníz 
us & dimídij fimilis fit fubftructio -Vnamquamgq uero metallíci appellant 
oftíolum,quod patens quídam fit aditus: & certé cum necefsítas hoc poftu 
lat,fores ad cuíiuíqg oftioli tígna appenduntur,;ut claudi pofsít:tum arbores 
difTectze;ucl extími earum afferes,& quidem eius longitudinis ut ex uno o2 
(tiolo pertíneantad alterum,imponuntur fuperioríbus tíeillís, & inijciunz 
tur lateribus: ne pars ex reliquo monitís corpore decidens fua mole impedi 
attranfitum, aut íngrédientes uel egrédientes opprímat: ut praeterea tíoná 
maneant immota , inter ipfa & latera cuníiculi adíguntur paxillilignei . Po 
firemo fi faxorü terrarumue gleba euehuntur cile affence interíe coniunriz 
&i digillis inferioribus imponuntur:fi capfis patentibus , duo tígna dodrari 
tem craffa & lata:quae,qua parte coniunguntur,cauari folent, ut íi eo cauo,; 
quafi ín quadam certa uía;ferrei capfarum clauíi promouerí pofsint: quibus 
fané clauís cauetur ne capíx à tríta uiajhoc eftà cauo ad dextram uel finiftra 
aberrent:quínetiam fub ijdem tígillis inferioribus collocantur canales;per 
quosaqua effluit, 


Tignaerefta A, Tigillafuperiora B. Tigillainferiora C; 
Fores. D. Arboresdife&e E. Canalis: F. 


Foffas 
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Foffas aüt latentes aéque ac cuniculos fubftruunt rnetallicitattamen tíetl2 
lis inferioribus non indigent,nec canalibus:longius enim neq; gleboe faxoz 
rüuchuntur,necaqua fluit, Verum actís iam cuniculis, aut etià fofsís latenz 
tibus fi uenz fuperior pars erít grauída metallís , ut interdü ad multos paf 
fus efTe folet;in earü uertice iterum atq íterü foffze latentes aguntur ufcg ad 
cam uen 2 partem,quze non eft metallis foecunda: quarü foffirum fubftrus 
tiones ítafe habent. Tigna admodum robufta per interualla in formas tez 
cti & fundamenti includuntur: atq; ipfis alía tíena, quorum quodgy eft te 
res,utpote rude,contínenter fuperponütur:quz ut onera fuftinere pofsint, 
feíquipede crafTà effe folent, Itagg cii matería metallíca fuerit effoffa , alioQs 
loco fodítur uena;glebze faxorum, praefertim fi non fine magna difficultate 
extrahi pofsínt,ín eiufmodi foffas fubftructas inuehuntur:parcuntqg laboz 
ri tractores , & dimídias impenfas domínilucrantur, Atcg eorum quídem, 
qua ad puteorü,cuniculort, foffarum latentíu ftructurá pertinent , haec fes 
ré ratio eft, Quz atit hactenus fcripfi partim propría funt uenz profundae; 
partím cómunía ominfü uenarum: eorü uero qua fequütur,quaedam uenís 
diílatatís peculíaría funt,cumulatis quaedam:fed prius dícam quo modo die 
latatze fint excauandae . Qua torrétes aut ríui aut amnes,cum inundauerint, 
alluentes decliuem montis uel collís parte;uenas dílatatas detexerínt , agen 
dus eft cunículus prímo rectus & anguftus, deinde latus : nam uena fere o2 
mnís excíndenda eft:quí cuniculus ubi longius fuerit actus,ín montem uel 
collem puteus foditur, qui & auram preebeat & per quem interdum mate 
ría metallíca,terrz,faxa mínoribus ímpenfis extrahuntur,quàm per longitz 
fima cunículi fpacía euehi pofsint:atep etíám ín ijídem locis,ad quos nondu 
pertínet cunículus , metallici fodíunt puteos,utuenam dilatatam,quam ínz 
tra terram fubeffe conijcíunt;fofsionibus patefacere pofsínt:quomodo terz 
rena cute detracta perfodíunt faxa modo unius generís & coloríssmodo u» 
nius generís,fed díuerfi coloríssmodo diuerforu generu , fed uníus coloris: 
nuncueró díuerforii generi & colort /T'am aüt fingulorum quàm uníuers 
forum faxorum altítudo íncerta eft, Nam uníuerfa ín quibufdam locís alta 
funtuígínti paffus,ín alijs amplius quinquaginta: fingula ueró alibi femipe 
dem,alibi pedem unt üel duos aut plures;alibi paffum unu, duos,tres, pluz 
resiie, Verbi gratía inlocis,qui funt ad radices IVleliboci montis plura colo 
rís díuerfi faxa tegunt zerís uenam dilatatam.Etením cum terreno corío nu 
datí fuerint, prímo faxum occurrít, quod eft rubri, fed obícurum, & altum 
ad paífus uiginti,uel trígínta, uel etíam quingy & triginta. Deinde alterum 
item rubrum, fed colorís dílutí:id ad duos paffus altum effe folet: fub hoc 
fubíecta eft argilla cinerea;alta feré paffum:quze etiamfi metallíca non fit,ue 
na eft. Tum fequítur tertíu faxum,quod cínereü eft,& circiter tres paffus al 
tum:fub quo latet cínerís uena,cuíus altítudo ad quíngs paffus.Is cínís cum 
faxo eiufdem colorís permiftus eft:cui fubiunctü faxu,quartü numero , fue 
fcu; pedem alti. Huicuero quíntüpallidi uel fublutei colorís, altu duos pez 
des:cui fubeft fexcüite fufcu,fed afperü & altu tres pedes. Poftea occurrit fe 
ptímum fimiliter fufcu,fed proximo nigríus etaltu duos pedes:dd fequítur 
octauü cíineret5afperu , altu pedem;id;ut etíalia , nonunquá fibre lapidis, 
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4 
qui facile igni liquefcit,fecundi generís diftinguunt: fub quo eftaliud faxu 
cínereum,leue;altu quínda pedes:cui proximum diluti colorís cínereu, altu 
pede:fub quo fubiectu Meneame ed ipfum quog; fufcu eft et feptí 
mo fimílímtratg; altü duos pedes: fub eo rurfus duodecim fubcandidi co 
lorís,molle,etía altum duos pedes:eíus órius fuftinet decímumtertiu cinere 
um & altü pede, cuius rurfus decímü quartü fubatrum & altu fernipedem: 
id excipit faxi cofequens atrum,altum ítem femípede, quod ruifus decimu 


' fextüm magís atrum,cuíus quog; altítudo eadem,fub quo tandem latetla» 


pis erofus;niger ille & fifsilísjac qui íntérdü tenuifsimis;ut alíàs fcrípfi, py» 
rítze aurei coloris bracteís, quafi fcintillis adhzerentibus & difcurretibus ua 
rías anímantíü fpecies exprímit. D'um autuená dilatata metallícà effodiunt 
longélatej agunt cuniculum humile:atqy in eo,f(i res € ipfaloci natura có 
ceflerít, alterum fodíunt puteum gratia perfcrutandi num fub uena , prímo 
inuenta,fitaltera,Etením interdum fub ea funt duce tres plurefue íjídem me 
tallis orauidae:quas fimiliter longe lateQg excauant. Dilatatas aut uenas ple 
rumqy accubantes effodiunt: ne uerà ueftes terant, & humeros finiftros loe 
dant;ad eos plerungy folét afferculos modicos allipare: quocirca eiufmodi 
foffores,quia necefTe eft eos , ut pofsint uti ferramétis, colla ín finiftru latus 
infle&tere,ca nó raro gerunt íntorta.Hz aüt uenze nónunquá etía ipfz fcinz 
duntür ín partes,qua quo loco rurfus coeunt;ibi plerungs uberior & prz 
ftantior ínuenítur matería:ide fit ubi fibrze,quib. omnino nó carét , cum eis 
coniunguntur;aut ipfas tranfuerfz fecant, uel oblique diffindunt, V eru ne 
monsaut collís hoc modo laté fuffoffus fua mole fubfidat, uel natíuze quaez 
dà fulturze & forníces relínquuntur,quibus,ut fundaméto , nixus fubfiftat: 
ucl aliqua fabricantur fubftructiones, quz ci fuftineàt. Quinetíá res cffofz 
fas,quae metallorum expertes funtmox alueís fubtrahunt,& retro fundens 
tesloca caua rurfus íjfde cóplent. Porra uenze cumulatz fodiuntur ratione 
aliquantü difsimili : cüm enim ín fumma tellure metalli aliquod efflore(cit 
prímo unus puteus foditur.Deinde,(i operaepreciu fuerit,círca ipfurn mulz 
ti alij fodiuntur puteí,& cunículi in monté águntur.Si üuéró toires uel aqua 
fontana metallí rameta rapuerít € talí cumulo, cunículus primo materíz ins 
quirendz gratía agítur ín monte uel colle. Deinde eaínuenta puteus fodiz 
tur,rectacg deprimítur:quonía uerà totus mons, magis uero collis fuffodi 
tur,quod totus conftet é matería metallicaneceffe eft natíuas fulturás etfor 
nicesrelinquereaut eum fubftruere.Sed ciim interdum üena fitadmodum 
durajigni frangitur:unde fitutfulturís,quae molles fiunt,diffolutis,uel (ubz 
ftructionib.cobuftisymons magna mole ín fe cadat, uaftot hiatu abforbez 
antur puteorü ftructurz : quocirca utile erít aliquot puteos, eiufmodi rüís 
nísnó fubiectos,circü cumulatà uenam fodere,per quos res effoffze extrahi 
pofsint,& cum fulturz & (übftructiones adhuc integrae & folidze fuerint; 
& pofteaquá ignis calorelabefactatae cónciderínt,quínetià, quía uena quae 
cóciditipfam quoq igni frangere necefle eft;ín uoragíne nouí fodiedi funt 
putei ,per quos fumus eluctari pofsít, Qua praeterea parte fibrz íntercurz 
rüt plerücg fructus uberior ex fofsione capitur,quz ín plumbí candídi mez 
tallís lapillos nigros interdu magnitudine nucís iuglandis ín fe continent, 
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Sed fi talis uenaínloco reperta fuerit campeftri , ut nó raro fetri reperírifo: 
let;putei fodiuntur multi, quod alté fodínon pofsínt;ín quibus fufceptum 
laborandi munus perficiturinec ením cunículu ín eiufmodi campü foffores 
agere queunt. R eftant fibrz;ín quibus folis interdü reperitur aurum ad flüz 
iios & riuosínlocís humídís:qua fi corío terrze fublato multz reperta fue 
rínt,ex terrís quodà modo coctís & aduftís conftantes;quales nonnunquá 
inlutífodínis cernere lícet;aliqua fpes eft ex eís auri cófici poffe:pracfertim 
cum plures cóíunguntur.Ipfe aut conexus perfodíieridus eft, & longélatez 
que quaerenda marería;nam alti putei ín (ftis etíálocis fodi nó poffunt. Abz 
foluíi unà huíus libri parté,uenio ad altera,ín qua tractabo artem meforum, 
Solidaaüt montíü corpora metallici íceírco dímetiüntur,ut domíni fuís raz 
tionibus profpicere pofsint,et eorü foffores ín alienas poflefsiones non in2 
uadant.Etenim menfor aut metitur fpacíirnondü íntegré perfoffum, quod 
intereít uel ínter os cuniculi atcp puteum ad eà altítudíne depreffüm:uel ine 


ter os putei € cuniculü ufq; ad eu locum;quí eft fub puteo;actum: uel ínter 


utruncp.fi nec cunículus tam longus eft utad puteum pertíngatinegg pute 
us tam profundus utad cunículum : fed utrobíc opus eft fofsionibus , aut 
intus ín cunículís & fofsís latentibus conftituit arearüm termínos, quemad 
modum magifter metallicorü fupra terrà eafdem areas finibus defcribit: uz 
tracp ratio uerfaturín dimenfione tríanguli,Paruus aüit dimetíédus eft,atgs 


ex eo exíftimandum de maíorí.IVlaxímé uero cauendum ned uera menfura 


quícpia aberremus : nam fiab initio neclíoetía ín paruü rapiemur errorem, 
ísad extremu magnos errores gíonet, C uoníá aut omnes necp putei, quod 
inter fe differant , uno & eodem modo deprímuritur ín profundum terrae: 
neqp montes deuexi fimilí modo defcendut in uallem uel planíciem, multi 
formes tríanguli fruc Etením fi puteus fuerít rectus, exiftít tríangulus cuire 
ctus eft angülus,quem CGirzci óploycoviop nomínant: atcp ís pro montís decli 
uís inzqualítate habet uellatera duo zequalía, uel tría ínzequalía : lli ijdem 
Girzci uocant zpryevop ico Nie, hunc exaNyybp : nam talí tríangulo tríalate 
razequalía effe nó poffunt.Si uero puteus fuerít obliquus,& ín una eadernz 
que defodíatur uena;ín qua agitur cunículus , fimiliter fit tríangulus cui rez 
ctus eftangulus:atqy ís rurfus fecundum montis deuexi ine quabilem uaris 
etate habet latera ucl duo zequalía, uel tría inzequalia. Quod fi cüm puteus 
fuerit oblíquus,in altera ipfe fodiatur uena;in altera cunículus agatur, tunc 
orítur tríangulus,cuí uel angulus eft obtufus , uel omnes anguli funt acuti: 
fuperiorem Graeci appellat &ufNvyavip;pofteríorem efvyavioy: cut obtufus 
eftangulus,necís ipfe poteft habere tría latera aequalía , fed pro montís dee 
clíuis difsímilitudíne ítem habet uel duo zequalía , uel tría inzequalía : cui 
ucro anguli omnes funt acuti , ís fecundum montis deuexi differentíam haz 
betlatera uel tría zequalía, Graeci rgryevop icómNveoy nuncupát: uel duo zz 
qualía,uel tría ínzequalía. Mlenfor aut, ut díxi,utitur arte fua cum domini fo 
dínarum cire cupiunt quot paffuum interuallum effodiendum reftet, fiue 


ín puteum agatur cuniculus, nondum(tp ad eum pertíneat: fiue puteifoffa : 


nondum deprefla fitin eam altitudinem,quam habet folum cunículí, quod 
eft (ub ipfam: (iue eo necp cunículus pertíneat, neg putei foffa (it depreffa: 
opera 
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operzprecium enim eft metallicos fcire quot paffuum interuallum reftetà 
cuniculís ad puteos,autà puteis ad cunículos ut de ímpenfis faciendis ratio 
cinarí pofsint, & dri fodínze metallís grauidze properare fofsione putei & 
effofsioné meralli,anteacj cuniculus eo pertíneat, fuoC ddàíiure parté me 
tallí effodíat: contrà uero ut dfi cuniculi fimiliter properent fofsione antea 
quá puteus ad cuniculi altitudine fuerit depreffus , metallum , dd iure eís 
debetur,effodiát. Sed menfor prímo ad latera putei,fi cafz tíona eà opporz 
tunítate non habuerint,ut pertíca tranfuería ipfis imponí polsítiugum ftaz 
tuit. Deindefuniculum religatum à pertíca fuperiore, & pondere grauaz 
tum demíttit ín puteum:tum alterum funiculum à prími illius capite relígaz 
tum per montem deuexum ad uícs folum orís cunículi tendít & ín terram 
infigit:poftea nonlonge à prímo funiculo tertium, item pondere grauatü, 
ex eadem pertíca demittit, ut quodam modo fecet alterum funiculum obz 
líqué defcendentem. Mox ab ca parte, qua tertius funiculus fecat alterum 
oblíqué defcendentem ad os cuniculi , orfus furfum uerfus metitur partem 
funiculi oblique defcendentís,quz ufà ad caput prími funiculí pertínet,e« 
amq; menfuram prímam fibi notat. Deín iterum oríus ab ea parte, qua tertí 
us funiculus diuidit alterum, rectà prímu uerfus metitur fpacium, quod ínz 
ter eam & oppolitam primi funiculi partem intereít,eoG; modo figurat trí 
angulum:quam menfuram fecundam fimiliter fibi conftituit:rum,fi res hoc 
poítulat,à primi funiculi angulo, quem fccunda menfura fecit, furfum uerz 
fus metítur ufqg ad eius caput, ipfum banc ceram menfuram etíá fibinoz 
tat.INeceffe autem eft fi puteus fuerit rectus , juus quiin eadem dee 

furam;ad normam 


longitudine refpondere tertíj funículi parti fuperiori, quz attingit fecundi 


tía: íntecuallum,quod ínter os putei & folum cuniculi ef? intermedíu. Cum 
autem in aliquo monte zequata planicíes fueríttunc menfor prímo eam rez 


gula metitur. Deinde iuxta finem eíus planíciei confzítuit tugum, atcp pare 
tem montis declíue triangulo dijudícat,G ad paffus, quíbus cíus partís cuz 
nículilongítudo definitur, paffus longitudinis planícici adijcit. Quoniam 
ucro fi mons decliuís interdum affurrexerit,funiculus à puteo ufq; ad os cu 
nículi non poteft defcendere, aut contrá ab ore cuniculi ufq; ad puteum a2 
fcendere ut eum non attíngat,menfor ut iuftum triangulu conftituatmonz 
tem metíturzatqg deorfum uerfus príorí funiculi parti fupponit pertícalon 
gam paffum unum, pofteriorí longam dímidiu. Surfum uero uerfus cons 
trà priorí pertícam longam paffum dímídium, pofteriori longam inteoru, 
Moxlíneam rectam ad angulos adíjcít , qua e opus eft ad conftíituendum 
triangulum, 


h 3 Tugum 
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Tügum. Ay Tugipertica. B. Puteus, C, Primus funiculus D, 
Primi funiculi pondus. E... Secundus fuiticulus. F«. ideminterram 
infixus G, Caput primi funiculi H,- Oscuticuli 1, Tertius fu- 
miculus K, Tertijfuniculi pondus. 1, Menfura prima. M, 
Menfura fecunda. IN, Menfuratertia. O.. Triangulus. P» 
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Vtueró hzc dímetiendiratío explicatior & illuftrior fiat, eam fecundü 
fingulas tríanguli fpecíes perfequar,Cum puteus fuerit rectus uel oblíquus 
quiín eadem defodíatur uena;ín qua agítur cuniculus;orítur, ut díxi tríanz 
gulus cui angulus eft rectus.Is autem fi duo latera habuerit equalia,quae ut 
inenfores numerant,fecundum & tertíum funt;menfura fecunda & tertía ez 
runt aequales: ítacy etíam ínteruallum quod eft inter os cuniculi & folü pua 
teí;atqy quod eft inter os puteí & folum cunículí ; erunt eequalia: uerbí cau2 
fa. Sí príma menfura fuerítlonga pedes feptem,fecurida ítemty tertía pedes 
quíngj;funículus uero fecundus centíes € femel pedes feptem;id eft paffus 
centum decem & feptem,ac pedes quíngy, interuallü certé utrumqy feu íam 
totum perfoffum fuerít,feu uix dum fodi cceptü, centíes quings pedes colli 
eet, quí efficiunt paffus tres & octógíntà atq; pedes duos.Licebit autem cu 
icg menfuras ex quibus conftat paruus tríangulus conftituere miínores uel 
maíores,fi iugum uel trabs hoc poftulauerít,quàm à me cóftítutz funt.Pua 
teus certe cim fuerit rectus , omníno fit triangulus erectus : cüm obliquus, 
qui ín eadem uena defodíatur ín qua cuniculus agitur ín alterum latus ín 
clínatus. | 
Trianguliscui angulus eft re&us, duo 

latera qualia, à 


E 


Siigitur cuniculus in monté actus fueritlongus páffus fexaginta , reftat 
fpacium montís perfodiendü longum tres & uígínti pafus ac duos pedes: 
nam quíng; pedes fecundze A eolre che fupra os putei eft,quaeQg primae 
menfurz refpondet,adnumerari non debent, Quod fi puteusilleín medio 
capitis fodinarum defoflus fuerit , cunículus longus paffus fexaginta , ubi 
mons tantummodo adhuc longitudine duorum paffuum & totidem pez 
dum excauatus fuerit, ad areze fubterranez principium pertinebit: fin ín 
medio alícuius fimplicis fodínze loco ,ubi lorigitudine nouem paffuum & 
duorum pedurm. Quoniam uero quifgy cuniculus paffus centum lon gus 
paffum unum affurgit , aut faltem affurgere debet, quod ad putei altítudia 
nem attínet,paffus praeterea unus femper de ea eftadimendus:quod ad cus 
niculilongítudínem , adgciendus unus:parí proportíone, quía cunículus 
longus paífus quinquaginta, paffu dimidio fitaltior, paffus dímidius de 
puteialtitudine eft detrahendus , & ad cuniculi longítudínem addendus: 
fimiliter fi cunículus ceritum uel quínquagínta paísibus breuior autloneiz 
ór fuerit, ea quoq; portío de alteríus altitudine eft fubtrahenda, ad alterius 
longitudinem apponenda. ^ Qua de caufa híc ad longitudinem fpacij 
perfodieridí adijciendus eft paffus dimidius & paulo plus : ut reftent 

h 4 tres 
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tres & uiginti paffus , quínc pedes, duo palmí, digitus unus & dímídíus, 


quínta digiti uníus pars:fi etíam mínutulae menfurz perfequedze fint, quas 
menforesnon fine caufa praetermíttunt. Simili modo fi puteus eft altus paf 
fus feptuaginta , ut ad folum cunículi pertíngat , deprímendus adhuc eft ín 
altitudinem paffüum tredecim & pedum duorum, fiue potítis paffuum du 
odecim & dimidij, pedis unius,dígitorum duorum, quatuor quintarum di 
gití dimidij partium.Etenim híc quoq; quíngy pedes numerádo percenfen 
dí non furit,quo hí ipfi perficiát tertiam menfuram, quz eft fupra os puteít 
& de cíus altitudine paffus dimidius adimedus eft;palmi duo, dígítus unus 
& dímidius , quínta digiti dimidij pars, Quod fi cuniculusin eum locu as 
ctus fuerít,ut ad eius uertícem puteus pertineat , deprimendus adhuc eft in 
áltítudínem paffuum undecim,pedum duorum & dímídij, palmi uníus,dís 
gítorum duorum,quatuor quintarum dígítí dímídij partíum,Sí uero fit ta 
lis tríangulus cui tría latera funtínzequalía, tunc interualla zequalía effe non 
poffuntexempli gratía.Sí príma menfura fuerítlonga octo pedes, fecunda 
fex;tertía quingg, funiculus autem fecundus,utab exemplo íam pofito lons 
gíus non recedam, centies et femel octo pedes, hoc eft paffus centum trígin 
ta quatuor X pedes quatuor,ínteruallum quideni,quod eft ínter os cuníicu 
li erfolum puteílongítudine ímplebit centies fex pedes,id eft paffus centu: 
interuallum uero , quod eft inter os putei & folum cunículi, centies quíngg 


pedes, hoc eft paffus tres & octoginta atq; pedes duos. 


Trianguli,cui angulus efl re&us,tria 
latera ine qualia. 


| Itaq; fi cuniculus fueritlongus paffus quing; & octoginta, reliqua eft 
pars moniís perfodieda longa paffus quindecim. Atgs hícetíam iufta mene 
fura de putei altitudine detrahí etad cuniculi longítudinem adijci debet:de 
qua, quía quífg ín aríthmetícís paulu exercitatus ídfacere poteft, pofthac 
non monebo.Sed (i puteus fucrit altus paffus fepte & fexaginta; utfolu cux 
nículiattingat, effodienda eftmontis pars alta paffus fedecim pedes duos. 
Atqj menfor eiufmodi ratione in demetiedo mofite habet,fi uel una eadeqy 
uena putei et cunículi fuerít fiue recta fiue obliqua;uelutragr.i.tà putei prín 
cipalís quà cuníiculi tranfuerfa defcederít rectà in profundü terrae:& haec ea 
parte qua fodítur, fecuerítílla.Si uerà uena principalis defcederit obliqué, 
tranfuería aüt rectà, tuc orítur tríágulus cui uel angulus eft obtufus , uel oes 


tresanguli funt acuti,(i tríangulus habuerítunum angulum obtufum, atq; 
duo 
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' diiolatera qualia , quaeiterum funt fecundum & tertíum , rurfüs menfura 
fecunda & tertia erunt zequalés:interuallum igitur utrungj erítaequale;ut fi 
prima menfura fuerítlonga pedes nouem fecunda itemGp tertía quiíncg, fuz 
nículus ueró fecudus centíes & femel pedes nouem , hoc eft patlus centuim 

uinquagínta unum & dimidium; interuallirutrumqg cétíes pedes quíngs 
colliget;id eft paffus tres € octogínta atqy pedes duos, Quum autem príz 
mus puteus fuerít obliquus, plerung; non eft altus : fed plures folent efTe; 
& quidem omnes oblíquí;acalter femper alterí fuccedere, 


Trienguli,cui angulus eft obtufus,dito latera equalis A B, 


: rm 

Eroo fi cuniculus fuetítlongus paffus feptem & feptuaginta, fex paffuüi 
& duorum pedumlongítudine perfoffa àd medium puteifolum pertínez 
bít. Vetum fi omnes tales puteí obliqui fuerint alti paf(us fex & feptuaein2 
ta;ut ultimus folum cunículi attíngat fepterti paffüurn & duorum pedum al 
titudo defodiendareftat. Bí uero fittriangulus quí angulum habet obtuz 
furi fed ttiaTatera ínzequalia, tunc íterum ínterualla paría effe non poffunt; 
uerbi gratía, Sí príma menfurafuerit longa pedes fex fecuda tres, tertía qua 
tuor,funiculus autem fecüdus centies & femel fex pedes,hoc eft paffus cenz 
tum & unum,ínteruallum quídem, quod eft ínter os cunículi & folum po 
ftremí putei longítudíne ímplebit centies pedes tres, fiue paffüs quínquaa 
gínta.Sed eí,quod eftinter os prími putei & foli cuniculi erít altitudo cera 
ties quatuor pedum, fiue fex & fexaginta paffüuum & quatuor pedum, 


Trianguli,cui angulus eft obtuus;tria 
latera inequalia, 


Siigitur ciiniculusfueritlongus paffus quatuor & quadraginta, reliqua 
eft monitis pars qua perfodienda fit longa fex paffus . Sí uero putei fuerint 
alti paffus octo & quíriquaginta;octo paffuu & quatuor pedum altitudine 
effoffànoüifsimus fofü cuniculi cotinget.At fi ortus fuerit tríápulus;quí ha 
bet oésangulos acutos & tríalatera zequalía; tucneceffario mefura irt 
em tertía 


uM 
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& tertía eruntzequalesjitemq interualla iam fzpius dicta: ueluti fi quaegg 
menfura fuerit longa fex pedes , funiculus autem fecundus centíes & femel 
fex pedes,id eft paílus centum &€ unum;jínteruallum certé utrumcg collíget 


centum paffus. 
Trienguli,cui omes anguli funt acutiytria latera e qualia, 


Itag; fi cuniculus fuerit longus nonagínta paffus, decem paffuum longie 
tudíne perfoffà medíum ultimi puteí folum tanget. Sed fi putei fuerint alti 
paífus quingg & nonaginta, fcrobe in quinq paffuu altitudíne defoffa po» 
ftremus ad folum cuniculi pertínebit. Si uero fit tríangulus qui omnes an« 
gulos habet acutos,fed duo tantum latera zequalía,quae funt prímum & ter 
tium,tunc menfura fecunda & tertía;non funtaequales : quare necínteruale 
lazqualía effe poffunt:exempli cauffa : Sí prima mefura fuerítlonga pedes 
fcx,fecunda quatuor,tertía iterum fex,funiculus autem fecundus centíes,& 
femel fex pedes,hoc eft paffus centum & unum,interuallum quidem quod 
eft inter os cunículi et folum nouifsimi puteíi,longitudine implebit fex & fe 
xaginta paffus atq; quatuor pedes. Atínteruallum, quod eft inter os prímí 
putei & folum cuniculi erit altum paffus centum, 


Trianguli,cui omnes anguli funt acuti duo latera equalia 
A B. Latus inequale. C, 


Ergo fi cunículus fuerit longus paffus fexaginta , reftat montis pars quae 
perfodi debetlonga paffüs fex & pedes quatuor. Verum fi putei fuerint al 
ti paffus feptem & nonaginta, tríum paffuum altitudine effofsa ultímus fo» 
lum cunículiattínget. Sín ortus fuerit triangulus qui omnes angulos habet 
acutos.fed tría latera ínzequalia,tüc rurfus interualla paría effe non poffunt: 
uerbi caufa:Sí príma menfura fuerit longa pedes feptem , fecunda quatuor, 
tertía fex, funiculus ueró fecundus centies & femel pedesfeptem, id eft pat 
fus centum decem et feptem atq pedes quatuor,ínteruallum quod cft inter 
os cunículí & folum poftremi putei colliget pedes quadringentos, fiue paf 
fus fex & fexaginta. Interualliautem,quod eft ínter os primi putei & folum 
cuniculíjaltitudo erít paffuum centum. . 4 : 

"Trienguli 
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Trianguliscui omnes anguli funt acuti,cria latera inequalis, 


Síigitur cuniculus fuerit longus paffus quinquaginta; fedecim paffuum 

& quatuor pedum longitudine perfoffà medi nouifsími putei fol contin 
gct.Sed (i putei tunc alti fuerínt paffus duos & nonaginta; octo paffuü alti 
tudíne defoffa ultimus puteus ad folü cunículi pertínebít, Atqg menfor qui 
dem hancratione ín dímetiédo monte habet,fi uena príncipalis obliqua de 
fcenderítín profundü terro,tranfuerfa uero recta. Quod (i utracj fuerit ob 
líqua,menfor eadé dímetiédi ratione utitur: uel montem decliuem feorfum 
à puteo deuexo metítur. Porro fi uena tranfuerfa, ín qua agitur cunículus; 
cá parte qua fodítur puteus,príncípale non fécuerit, tuncín altero puteo,ín 
uo uenà tranfuería díuidit príncipalem dímetiendi ínitíu ordírí oportet, 
Bud fi nullus ibi fuerít puteus, ubí crudaría tranfuerfa crudaríá príncipas 
lem fecat, deínde dímetíenda eft terra fubdialis , quz eft ínter utrumq; pu2 
teum,uel ínter putei &€ locu;ubí crudaría crudatríam díuidit, At quídà men 
fores etfi tribus funiculís utuntur, tamen folà cunículi longitudine ex ea día 
metíendi ratione difcunt:putei uero altítudíne ex altera: cum fcílicet funicu 
lisinzequata montís;uel uallís,uel campi planície extentís denuo metiütur; 
Sed quídá ifta ratione non dímetiuntur profunditate putei & longitudine 
cunículi,ueri ututur tantümodo duobus funículís & hemícyclio;atq pere 
tica paffum dímídíulonga. V num quíde funiculum à pertíca fuperiore reli 
gatum, pondere grauatum,ut alij,demíttuntín puteu: alteri uero ab illiz 
us capite religatum per montem deuexum ufq; ad folum orís cuniculi tenz 
dunt,& in terr infigunt, Deínde ad fuperiorem a!teríus huíus funiculi par 
tem ínferius applícantlatam hemícyclij partem:íd conftatex femícirculo ce 
ra oppleto & fex líneís femicircularibus: à femícírculo aüt cerato per prímá 
lineam femícircularem ufq; ad fecundam procedunt líneze rectz: , quae me 
díum ínteruallum ínter reliquas líneas rectas interiectü fignificant, Sed oes 
quacung ab eodem femicirculo cerato uícg ad quartam líneam , fiue ultra 
eam procedant fiue non,refpondet pertica lineis , quae minori fpacío inter 
fe díftant:quae ultra eam progredíuntur , his,quaze maiori. Atgy antecedetes 
illa rurfus medíü ínteruallu inter has ínteríectu de(ignát. C) 12 uero à quin 
ta etíaad fextà comeant , nihil praeterea indicant: ut nec dímidía dímetíens 
quícquam cum íam à fextalinearectaad integram dímetientcm procedit: 
ítatg hemícyclío ad funiculum applícato,fi ligula eíus fexta n Líneam rectà; 
quz eftínter fecundam & tertíam líneam femicircularem índicauerit, men2 
Íor numeratíex pertícae líneas, mínorí fpacio inter fe diftantes : cuius pertiz 
€x partís fi tot menfurze dealtero funiculo ademptz fuerint, quot dímidis 
os paffus ipfelongus eft, relinquitur menfura, qua longitudinem cuniculi 


fub 
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fub puteum agendi;oftendit: fin lígulam fignificare acceperit candem linez 
am fextam, fed quz íta proceffit ut ínter quartam & quíntam líneam femiz 
circularé media fit, numerat fex pertícoe lineas maiori fpacío ínter fe diftanz 
tes; cuius pertícze partis fi tot menfurae item dc altero funiculo detractze fue 
rint, quot integros paffus ipfelongus eft, reliqua eft menfura quz nobís 
fimiliterlongitudinem cuniculi, fub puteum agendi,dedarat. 


Heniciclij femicirculus ceratus A, Linee femicirculares B. Yinee rette. c, 
Linea dimetiens cimidia. D. Linea dimetiensintegra E. Ligula F, 
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Pertice linee minori fpacio inter fe diftantes &. 
Pertice linee maiori [pacio inter fe diftantes. m. 


Tamauté hí menfores quàm proxímí príus funiculís canabínis utuntur: 
mox 'eos alterís,ex philyris tili factís,quod hi níhil;illi multum remittant, 
metititur. Atc hos ín equatam planícíem extendüt, Primo quídem altera 
per deuexam montís partem defcendentem oblíqué. Deíndefuünículum fe 
cundum,cuí longítudo eft cuniculifub puteum agendi, rectà collocant, ut 
altero capite prími funículi caput inferíus attíngat:tum tertíum funiculü ite 
rectà locant: & quidem fic utfuperiori fuo capite füperíus prími füniculi ca 
put contíngat;ínferíorí alterü fecundí funiculi,fiatqg tríangulus, Huíusauz 
tem tertij funículi altitudínem ad ínftrumenti,cuí índex eít,partem, tanquá 
ad perpendículum refpondentem,exigunt: cuíus funiculi longítudo puteí 
altitudínem demonftrat. 


Funiculiextenti — Primus fiue alter funiculus. A. 
Secundus B. Tertius C. Triangulus D. 
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Quidam ucrà menfores;ut ratío altitudinis putei dímetiendae certíor fit 
quíncp funiculis extentís utuntur: prímo oblique defcendente,duobus,fez 
cundo fcilicet & tertío,quibus eft cunículi longitudo, duobus, quibus puz 
tei altitudo: quo fané modo conftituunt quadrangulum, ín duos tríangue 
losacquales díuifum:qui magís ad uerítatem dirieit, 


Tunicul extenti Primus A. Secundus B, Tertius B. 
Quartus C, Quintus C. Quadrangulus D, 


Atq; hz rationes altítudínís puteí & longitudinis cuniculi dímetiendze 
tuncucrz funt, cum uenaatqy fic etíam puteus uel puteí uno eodemty teno 
rerectà uel obliqué ufq; ad cunículü defcendit: fimiliter càm cunículus rez 
ctàad puteum pertíngit: at cüm uterq; modo ín hanc, modo íníllam parte 
fc le&titfi neutríus fpacítim fuerít perfoffum,nemo omnium mortalíu tam 
acri eftíngenío , ut quantum de recto currículo deflectant animo pofsit cer 
. nere:fin totum alterutríus,de alteríus quídem longitudine, de alteríus ueró 
altitudine facilius poffümus exiftímare: itaq; locus cunículi,qui eft fub puz 
teo íam prímum fodi coepto, ex dímetiendo fic difcitur. Ad os cunículi príz 
m0 figitur tripus,itemQ ad puteum,qui fodi coepit, aut ad locum ín quo fo 
dietur puteus. Trípus autem fit ex tribus palís ín terram infixis,& afferculo 
quadrangulo,fuper quem ínftrumentum,partes mundi índicans,ftatuítur, 
ín palos impofito & ad ípfos affixo.D eínde ab inferiorí trípode rectà ín ter 
ram demíttitur funiculus pondere grauatus;iuxta quem funiculi iterü pae 

lusin 
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lus ín terra defigituriad quem alter funiculus alligatus & affixus rectà duciz 
tur ín cunículum ufqs ad eum finem , dum nullum fundamenti uel tecti uez 
nz angulum attíngat:poftca à funículo,ex inferiori tripode pendente, funi 
culus tertíus,item affixus rectà furfum uerfus per decliuem montís partem 
ducitur ufqg ad palum trípodis fuperioris,atqg ad eum alligatur et affioitur: 
utautem altitudinis dímenfio certior fit, unum & ídem latus funiculi,ex ine 
fcriori tripode pendentis , contíngat tertíus ifte funiculus, quod fecundus, 
in cuniculum ductus,contíngit:liis omriibus ríté factís menfor cüm íam fuz 
nículus,rectà ín cunículum ductus; angulum fiue fundamenti fiue tecti taz 
cturus eft,ín folum cunículi collocat aflereni, & fuper eum ftatuít orbe , uel 
inftrumétum,quod íridicém habet, eí péculiarerid círculís ceratís differt ab 
alteto,cui ítem index libro tertío à nobis defcripto. Ad utrumqp autem,tan 
quam ad regulam & normam, deceiüít utrum funiculi extenti rectà tendat 
ad extremam cuniculí partem,an modo rectà tendant, modo ad fundamen 
tum tcl tectum declínentiutrumqg inftrumentum ín partes díuifum eft:fed 
quod habetíndícém,quém regit magnes,ín quatuor & uíoínti: orbis uero 
in fedecím.Etením prímo in quatuor príncipales , quarum quazeq; rurfus in 
quatuor:utrícp funt circuli ceratí;uerum eí,quod habet índicem,feptem: al 
terí tantum quíngs. Hos círculos ceratos menfotr fiue hoc fiue illo utatur ín 
ftrumento,pungit, ipfis punctís ordíne notans partes,ín quas funiculí die 
ueríis modís extenduntur. Sed orbis praeterea foramen habet ex cíus extíz 
ma parte circulari ad punctum ufqs pertínens:ín quod cochleam ferream, 
ad quam fecundum funiculum alligat, immittit & uerfando ín afferem ínfiz 
git:ut etíam orbis maneat íimmobilís.|Ne uero funiculus fecundus & deínz 
ceps alij extentí,de cochlea detrahantur,cauít ferro grauíín cuius foramine 
cochlea: caput íncludítiat alterum inftrumentü,cui index eft , quía caret fo4 
ramine,tantummodo ad cochleam apponit, 


YofLrumenti,cui index e$t. feptem circuli cerati 
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Hicinferatur pagina, picturam Orbis quíng circulorum 
ceratorum contínens, 


Vtautem inftrumentum in priorem uel pofteriorem partem non inclie 
netatqp ita nec menfura ín maiorem quàm par fit, longitudinem excrefcat, 
fuperipfum libellam ftatíuam collocat:cuíus ligula,fi inftrumentum in neu 


Libella 


tram partem propenderít,nullos numeros;fed eorü principi demonftrat, ' 
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Libelleftatiua A, Eiusligula 5, Libellac? liga C; 
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Sed cim iam menfor fingulís cunículí angulis diligenterobferuatis tanz 
tam eíus partem dímenfus ete dímetiri debuit,fub dío ín equa 
ta planicie rurfus fingulis angulís non minori dilígentía obferuatís, eodem 
modo diímetitur:atq; prímó ad quengs angulum, prout tríangulí ratío &€ 
ars hoc poftulant,rectum funículum,tanquam líneam,adijcit . Deinde funi 
culum,per deuexam montís partem afcendétem,fic obliqué extendít ut ínz 
feriori capite prius huíus recti funiculi caputattíngat : tum tertíum funicuz 
lum fimiliter rectà, & quidem ficut fuperiori fuo capite fuperius fecundi fu 
nículi caput contíngat,inferiorí pofterius prími funiculi, T'ertíj autem funiz 
culi longítudo altítudínem putei,ut fuprà dixi, demonftrat fimul et partem 
cunículi,ad quà putei foffa depreffa pertinget. Si uero ad cunículum putez 
us unus uel plures per intermedías foffas latentes & puteos pertinuerínt, 
menforà proxímo;quí füb dío eft, oríus, breuíus & cítíus altitudinem fodi 
endí putei dímetítur,quàm fi ordíatur ab ore cunículí, Prímo autem íntere 
uallum fuübdíale,quod eft ínter puteum cfoffum & effodíendum metítur: 
tum omníum puteorum, quos metiri oportet,oblíquitatem, & omniu fofz 
farum latentíum,quíbus quodam modo cóíiunguntur ,longítudínem ufcgg 
ad cuniculum.Poftremo cunículi partem,atq; his omnibus ríté factis altíitu 
dínem putei & locii cunículí,ad quem puteus pertínebit, demonftrat. Sed 
interdum ibi puteus rectus admodum altus fodíendus eft,;ubi prius eft obz 
liquus: & quidem íccírco ut onera machinis directo furfum fubleuari & ex 
trahí pofsint: fub dío certé ea, quam uerfant equí:intra terram eadem & ijs 
quas impetus aquarum círcumagit : itacp talem puteum fi neceffe fueritfoz 
dere menfor prímó cochleam ferream uerfando in fuperiorem uetetís pue 
tci partem ínfigít : atqj ab ea funiculum demittit uícp ad prímum angulum, 
ubírurfus ínfigit cochleam , rurfuftg demittit funiculum ufgs ad fecundum 
angulum.ld autem íterum ac fzepius facit,& quidem ufq; eà dum funiculus 
adimum puteum pertíneat. Deindead quamqy funiculi partem ínferíus ap 
plícat hemícyclíum,& femicirculum ceratum prope quamqp líneam, quam 


ligula demonftrat;pungít,& numero,ne perturbetur ordo, fignat:tum finz 


culas funículí partes altero funículo , ex phílyrís tílize facto, dimetitur: po2 
fica cüm ex puteo rediit, fecernít fe ab alijs & puncta ex hemicyclij femícirz 
culo cerato transfert ín aliquem orbís círculum,ítem ceratum, Poftremo fu 
nículis ín eequata planície extentís angulos , ut tríangulí ratío hocpoftulat, 
metítur:ac docet qua parte fundamenti,qua tecti faxa excindeda fint ut puz 
teus rectà defcendat. Quod fi menforfodínze domínís oftendere debeatlo 
cum foffze latentis uel cunículi, ín quo puteus etíam furfus uerfus fodíedus 
fitut cítíus perforetur, ab inferiore fofTa latente uel cuniculo dímetíendi íni 
tíum facit fpacío feré unius angulí ultra eum locum,ad quem putei foffa dee 
preffa pertínget: ubí eam foffam latentem tel cunículi partem ufgy ad príoz 
rem puteum,quí ab ipfa ad fuperíorem pertínet,dímenfus fuerit, eius quoz 
que puteí oblíquítatem hemícyclio uel orbe ad funículum applicato metíe 
tur. Deinde fimiliter fuperíorem foffam latétem & obliquítatem putei , qui 
in ea fodítur & furfum uerfus perforandus fit: tum iterum in aequata planis 


&iefuniculís omníbus extentís,& quídem ultimo ficutad prímum funículü 
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pertingatmetituriatqp ex ca díméfione cognofcít quo lóco fofT» latetís uel 
cunículi furfum uerfus fodiendü fit,et quot uenze fodiedze paffus reftent,ut 
puteus perfodí pófsít. Dixi de príori dimetiedi ratíone,nunc dícá de altera. 
Cum unauena propíus adalterá accedít ; & earum díuerfi fnt pofleffores, 
quínuper uenerunt ín poffefsioné fiue cunículu, uel foffam latente agant;fi 
ue puteum fodíant,ín ueterum domínorum quadratum nullo iure inuaz 
dunt, aut ínuadere uídentur: quocírea hí plerumqp ius fuum repetunt , aut 
perfequuntur fudício.Sed menfor uel ipfe controuerfiam ínter domínos di 
rimit,uelàrte fua iudices inftruit àd decernendum, ut alter ab alterius metal 
Io manus ábftineat.[tags primo utríufcy partís fodínas metítur funículís caz 
nabinís & ex philyrís tilize factis : & ad eos orbe,uel ínftrumento,cuíi índex 
eft; applicato punctís notat partes;ín quàs extenduntur. Deínde funículos 
ín zequatà planicíe extendit: tum ab ea parte , cuíus domini funtín antiqua 
quadratí poffefsione orfus alteram uerfus , feu ín uenze tecto feu ín fundas 
mento fuerít , tranfuerfarium funículum rectà fecundum fextam inftrumen 
tí,cui índex eft; partem tendit fpacío paffuum tríum & dímidij : atqj ueteríz 
bus domínís fuu tribuit, Quod fi utrücp unius uenz latus ín duobus cuníz 
culís uel fofsís latentíb. aduerfis fodiatur , menfor príus expendit ínferiore 
cunículum uel foffam latentem , pofteríus fuperíorem;& confiderat quan 
tum utercy paulatim altior factus fit: utringy aute uíri robufti funículos exe 
tentos ficmanu comprehendunt & tenent,ut nihil remittant: utríneg menz 
for pertícas,longas paffum dímidium,funiculis fupponit: & pofteriori qui 
dem parte bacillum breue, quotíes eo fibi opus eftperticz : fed quídam ad 
perticas funiculos,ut mínus uacíllent;alligant.Libram uero menfor,ut certi 
us utríngy expendere pofsít, ad medium funículum appendit:atqy ex ea re 
cognofcit utrum alter cunículus x quàm alter, fimilíter altera foffa laz 
tens magis quàm altera affurrexerit. Deinde utríngs oblíquitatem puteorüi 
metitur , ut utríncs eorum rectítudinem habere pofsit,T'um facile perfpicíé 
quotpaffuüum fpacium perfodiendum reftet. Cunículus autem quifq,ut di 
xi,centum paffuum fpacío altior uno paí(u fierí debet, 

i 4 Libre 


Libre penfilisligua. A, 


Atmenfores Alpini cum cuniculos,in altifsimos montes actos,metiri fo 
lét, utuntur etíá pertícís,paffüm dimidiü longis,fed quz ex tribus partibus, 
quibus funt cochlez conftant,ut eas breuíores facere pofsint:utuntur funiz 
culo,ex philyrís tílíae facto;ad quem alligatze funt fchoedoe,numerum paffu 
um índicantes:utütur ínftrumeto,cui índex eft,ipfis peculiari: círculís ením 

ceratís 
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ceratis caret'uerum eorum loco in manibus habent chartam , ín quafcríbire 
quamqy ínftrumenti, ín pofteríorem pertícam impofití partem,quam lígua 
la, & funiculus extentus, per cíus tría foramina penetrans, demonftrant, &Z 
numeros paffuum notant : eadem ligula índícat utrum funículus ín príore 
uel pofteríorem partem ínclínetPenfilís autcm , ut ín libra , nón eft, fed ad 
inftrumentum affixajín eo quafi íacet:fed cupículosíccirco metiuntur ut fcá 
repofsínt quot pafsibus facti (intaltiores : quot paffus ínferíor à fuperiori 
díftet: quot pafluum ínteruallum,nondum perfoffum,fit ínter foffores, quí 
adueríi cauant unam eandem (y uenam uel fibràtranfuerfam,aut duas,quae 
rum altera in altera uergit, j 


Infirumentiindex A, Eisligwa 2. Ligule foramina € D E, 


.. Sedredeoad noftrasfodinas.Si menfor intus ín cuniculís, uel fofsís late 
tibus uoluerit arearü termínos conftituere S pangere figno in faxu íncífo, 
MEUM :  quemad^ 
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quemadmodi rnagifter metallicoru fupra terrà eafde finib.defintuit,tücpri 
mo locü cunículi uel foffze latétís,qui eft füb ftípíte ermínali,ex dímetíedo, 
co que fupra explícauí modo, dífcitultra eum loci, ín cuíus faxu exiftímat 
fignum cffe incidendi,funiculü extendens. Deínde ij(de funiculís ín aequa 
ta planitie extentís ab ca füpremi parte; que ftípítem terminale defignat,or 
füsinfimtü uerfus rectà fecundü fextà inftrumenti,cui index eftjpartem tene 
dit tranfüerfariü: tum infini funiculi parte; quae eft ultra eà, ad quà tranfuer 
farius pertínet, ablata démonftrat quoóco fien terminale & hzeredítaritt 
fit ín axi cunículi uel fofEe latentis incidendir.Incidítur autid praefentíbus 
duüuirís iuratis,utríufcs fodínze praefecto et pracfide. V't enim magifter me 
tallicorü íjfdé preefentibus ftipites termínales ín terrà infigit, ita menfor fiz 
ení cauffa plagà infligit faxis, quae ipfa etíam íccírco terminalíà nomínátur, 
Siuero in puteo uenzenuper fodi cceptze,termínos areze pangat, primo eíz 
us putei oblíquítate inftrumento , cuí eftíndex,uelalío ad funículu applíca 
to,metitur et pictis notat, Deínde oésfoffTas latetes ufcg ad eà;ín cuíus faxis 
figna termínalía funtíncidéda: eius uero foffz latentís fingulos angulos dí 
metítur:tü funiculis in planícíe extetís fimiliter tranfuerfariu,ut dixitendit, 
& figna ín faxis incidit. Quod fifaxu terminale & hzeredítariüt etia ín foffa 
latente,qiize fub hac eft; incidendu fuerít,menforab hoc figno orfus finguz 
losangulos notans metítur: & in ínferiore foffa latéte funiculi tendit ultra 
eum locum,ín cuíus faxo exíftimat fignu effe incidendu: mox funículos,ut 
fzepius dixí;in planícíe extendit.Etfi uero uena fe ín inferiore fofTà latente a2 
líteracínfuperiore;ín qua primum fignu termínale in faxo eftíncifum,tenz 
dit,tamen ín inferiore fignurectà ín faxo incídendüu eft, Etením fi fignu infe 
rius fecundü füperíus íncíderít,oblíquu fiet:quo modo iníuríofe alteri fodi 
nz aliquíd de poffefsione detrahitur;alterí datur, Sí preterea acciderit ut fi 

nii hzrediítaríu in angulo fit incidendü,menfor ab eo orfus paffüm unum 
priore fodinam uerfus metíturjalterü pofteriorem uerfus : atcj ex his efficit 
ttiangulu, eumq; mediü tranfuerfarío funiculo díuidens ad illu faxu termiz 
nale in faxo incidit, Poftremó menfor interdum reí ín ueritatis lucem profe 
rende gratía areae terminum pangitín hís locís, in quibus íam anté multa fi 
gna terminalía in faxis funtíncifa. Tunc ucro à ftípite terminali , fub dio ín 
terram ínfixo,orfus prímo ufqg ad proxímá fodinam metitur:deínde dímes 
títur unü & alterü puteü:tumftipitem termínalem ín eequata planície figít: 
&ab eo ínitíü faciens íj(dem funículis extentís fimiliter metítur;atcp iterum 
ftipitem,qui ipfi eum dímctiendi finem fignificet;in terr& infigit: poftea fub 
terraab eo locojín quo defitum eft,rurfus íncipít metiri tot puteos & foflas 
latentes,quot memíníffe poteft. lox redit ín planíciem : & iterum à fecune 
do ftípíte orfus metítur:atcg id facit ufq; ad foffam latentem, in qua fignurn 
terminale ín faxo eftíncídendum:ad extremum à ftipite termínalí, prímum 
ín terra fixo , orfus tranfuerfarium funiculum rectà tendít uerfus ultímum, 
qui ínfimz foffze latentís longitudinem demonftrat:& qua parte eum attín 
gít,ca ucré iudicans fignum haredítarium in faxo íncidit, 
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1 X 1 deuenarüm fofsionibus,de puteorü ftructua 
i ris,de cunículorü fofsarülatentíum,cauernarü ful 
Ítructionibus,dearte menforís:inunc dícam primó 
ju de ferramentís,quíbus uenze faxatg excíndütur:de 
j índedeuafisín quz confjciuntur glebz terrari , fa 
1$ xorum,metallori, alíarumtp reru tofsilíü,ut uel ex 
|trahíuel euehí uel efferrí pofsint: atqy etíam de uaa 
e Ifisaquarijs & canalibus:tum de díuerti generís mà 
3 chínís:poftremo de malís metallícoru,qua omnía 
atíus , iteru multz laborandiratíones explícabütur. 
Ferramenta aüt funt ea , quz proprío nomine metallici fic appellant, cune 
preterea, lamínze, bracteze, malleí, bacílla, contí, ligones;uerrícula,batilla, 
Sed eorum,quz proprío nomíne ferrameta funt, quatuor exiftunt formae; 
quz feré non figura, fed longítudíneuel crafsitudíne ínter fe differunt: etez 
nim omníi pars fumma eftlata & quadrágula,ut malleo percutí pofsitiíma 
in mucrone definit,ut faxoru & uenarü duricíani acie díftindat: omnía quo 
que przter quartü funt perforata, Prímüm quídem, quo foffores quotídie 
utuntur longum eft dodrantem:latum,fefquidipitum:craffum, digitum. In 
fecundo eft eadem quz in prímo latitudo, ítem crafsitudo, fed longi eft 
duos dodrantes,quo foflores durifsimas quafcg uenas fic findunt , ut rímis 
fatifcanc. l'ertium eandem quam fecundum longitudine affümit;uerü pauz 
là latius & crafsíus eft: quo fodiunt folum eorum puteorum, quí paulatími 
collíeunt aquas . Quartum fere longum eft palmos tres & dioítum unum: 
craflum,dígitos duos: fuprema parte latu díoítos tres,mediía palmum,íma, 
ut cetera cufpidatum;Hocuenas duríores excindüt. V erü primi ferramen 
tíforamen à fumma parte diftat palmum:fecundi & terti; , digitos feptem, 
Quodg; ueró círca foramen hínc illincqs extuberat, iníidíndunt manubría 
um|lígneum : quodaltera manu tenent, ciim ferramentum,ad faxa applícaz 
t1m,malleo feriunt, Haecferramenta maiora ucl mínora,proutres hoc poe 
ftulat fabricari folent, Omnía retufa fabri ferraríj ruríus,quoad fierí poteft, 
acuunt. At cuneus plerunqj longus eft palmos tres & dígitos duos : latus, 
dígitos fex : fumma parte ad palmi altítudínem craffus dígítos tres, deínde 
paulatím tenuíor, utíma fiat acutus, Sed lamina alta & lata eft dígítos fex: 
fumma parte craffa dígitos duos,ima feíquidigitum. In bractea ueró eft eaz 
demiquz ín lamínaaltítudo & latítudo;fed admodum tenuís eft.Hiís omní 
bus,ut proximo líbro explícaui, utuntur cum uenas durífsimas excíndunt, 
Atc etiam cunei ,laminze,bra&teze modo maiores , modo mínores folent 
confici, 


Ferramentum 


DE RE METALLICA 


Ferramentum primum. A, Secundum B, Tertium C, 

Quartum D, Cunews E. Lamina F. Brattea G, 

Manubrium ligneum B,. Manubrium in primo ferraz 
mento inclufum. 1, 


IVlallei quoqs duplices funt:minores , quorü manubría foffores una ma» 
nu tenent;maíores,quorum utragptín illís,quod ad magnitudínem ét ufum 
pertínet tríplex eft differentia : mínímo, tanquam euifsímo,percutíunt fez 
cundum £erramentü:mediío,;prímum:maximo,tertíum:atcp islatus & crat2 
fus eft díeitos duos.In maioribus uerà bipartíta eft uaríetas: paruís quartü 
ferramentum feriunt, magnís cuneosín fiffurasimpingunt:illí latí & crafsí 
funttres dígitos,hi quínqz,& longi pedem . Omnes autem medía parte , ín 
qua eft foramen manubrij capax,extuberant:fed maíoribus marubría funt 
imbecilliora, ut operarij mallei pondere ínclínatíore uehementíus ferire 
pofsint, 

Malleorum minorum. Minimus A. Medius B. 
Maximus. C, Malleorum maiorum Parus D. 
Magnus E, Manubrium ligneum. Y, 
Manubriun in minimo malleo inclufum. G. 
Bacíllum 
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7 ru 4 Orbis quinq; circuli cerati A« BC, 
; B] D. E. Eidem foramen. 7. | 
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A Cochlea G. 
Ferrunperforatus — HH. 
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: Bacillum ferreum ítem duplex eft: utrumqp ima parte acutum, fed alteri 
teres,quo puteum,aqua plenum ,cümad eum pertinet cunículus,perforát: 
alterum latu, quo de cauernis ín folum deijciunt faxa ignís uí mollíta , quae 
conto detrudinon poffünt.. Eft autem contus metallícorum, ut nautarum, 
pertíca oblonga ín capite ferrum habens, 


Bacillumteres A, Bacillumlatum B. Contus C, 
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ille cufpidatus: eo cauaturuena non dura,qualis effe folet terrena, Similiter 
dM rutrum X batíllum níhil díftant à uulgaribus, Altero conuerruntterras & 
iM glareas;altera eafdem inijciunt ín uafa. E 


B. Ba«tillum. C. 
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cíuntur:nam colurní & querni afferib.puteoru illífi facile rumpuntur,ferrei 
durant. Vlaíorib . ut afferes funt crafsiores & latiores,íta etíá circuli utrifqg, 

ut plus firmitatis € roborís habeant,octona bacilla ferrea funt;aliquantum 
latasquorum quaterna ex fuperiori círculo deorfum procedüt:quaterna eis 

quafi obuía ex inferiori furfum: utrorüqy fundü tàm ínteríus quàm extrinfe 

cus duobus uel tríbus bacillís ite ferreis, & ex una ínferíorís círculi parte ad 
alter pertínétibus,munitur, Sed eorü quz extra funt;alteriad íd affigitur 

: tranfuerfum: utraqg habet bínas ferreas anfas,quae fuperius extant atcy emi 
nent:utracy femicirculü ferreum, cuíus inferior pars ínclufa ín anfis recta eft 

ut expedítíus moucrí pofsít: utraq; multo altiora quàm latiora funt,utrifqs 

fuia pars eft latíor ut res effoffze facilius in ea infundi & rurfus ex cis effun 

di pofsint. In mínora fermé puerí,in maiora uírí terras € folo putei trahunt 

rutro, relíquas res fofsiles batillo ín ea inijciunt , uel manibus íngerunt: ex 
quare íngeftores funt nominati : mox femicirculo ferreo funís ductarij une 
cüiímplicár: ti máchínis extraliütur ; minora quide, quod ipfis P onus 

it ire 
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fitimpofitiiea quam uerfant homines:maíora,quod grauíus,ea qtiám equí 
«ircumagunt, Quidam uero in uaforum locuni fubftituüt corbes,qua tanz 
zundem capiant;aut;quod leuiores quàm uafa fint , etíam plus.Quídam fac 
- eis,ex taurínís tergoribus factis,pro uafis utuntur:quorum femícirculos fer 
£cos unco prehedit funis ductarius:eorum pleruny tres rebus effofsís ples 
ni fimul extrahuntur,tres demíttuntur,tres à puerís ímplentur:hi Snebergi 


ufitati funt;illae Fribetoi,. 
Vasminus A, Vas maius B» Afferes C. Circuliferrei D, Bacilla ferrea x. Bacilla ferrea fun- 
|i F. Anfe G. Semicirculus ferreus B, Vncus funis du&&arij t, Corbis K, Sacci L. 
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Quod aut nunccifii appellamus uehículum eft unam habens rotam nó 
duas, utíd quod equí trahunt:ipfum rebus fofsilibus refertur ex cuniculis 
uel cafisab operario euehítur: fed hocmodo formatur. Afferes duo longi 
circiter quíng; pedes;altiunilatí duos dioítos eliguntur:quorti partes pris 
me futurae ad uníus pedís longítudíne, poftremerad duüm pedü ínferius 
excindütur,medíx remanet integrae, Deinde primae excauantur, utin eartt 
foraminibus circularibus axículi capíta círcumagi pofsint. IVledise uer bis 
perforantur € prope ímii;ut capítula duarü trabecularit, ín quás ímpornun 
tur afferes,recipiant: & ín medío, ut capitula duorü afferum tranfuerfarioz 
rum:atcp claui;in hís capitibus foras emínentíbus infixi,totam firmant com 
pagem. Ex poftremísafferum longorum partibus fiunt manubría: quorü 
capitula inferíus funt reflexa,ut firmíus manibus teneri pofsínt, Sed rotula, 
quíauníca,neg; modiolum habet,neg; circum axículum uerfatur,uerü cum 
ipfo círcumuertítur: à curuaturís ením,quas &lid'ae Girzeci uocant,duo rae 
dij tranfuerfarij,in eas ínclufi,per medium axículum penetrant ín oppofitas 
n curuaturas, Axículus atit quadrangulus eft,exceptís capítibus , quorum uz 
hill trumqy teres ut ín foramíne uolui pofsít : hoc cífium terris & faxís plenü o» 
| peraríus euehitínane reuehít, Eft przeteréa metallicis alteri cifiü hoc grane 
díus,quo hí,qui terram , cum lapillis nígrís permiftam , lauant,ríuís ín eam 
deductis,utuntur, Eíus aut prioraffer tranfuer(aríus altíor eft ut terra inz 
geftanon decidat, 


Cifium mimis. A. Afferes eiuslongi 8. Afferestranfuerfarij c. 
i Rotwa D. Cifium grandius. E. Eius prior a[Jer tranfuerfarus F. 


bel ES ÁN NY 
Quem quor 
pee mE 


NS SNO 


EN Z 2 E 
- e / X 
E T Ü [o] Áo 


o 
ju 
— Í—Á—— — rm — 


— — 


» 


7 LIE 


P SN 
4 
M 
ee eese m 


o 


LIBER SEXTVS. 113 


Capfa aüt patens dimidio capacior eft quàm cifiu: longa feré pedes quáz 
tuor,lata & alta circiter pedes duos & dímídium : fed quia ei figura eft quaz 
drangula;tribuslamínís quadrágulis uíncitur ferreis : & prater eos undiqg 
bacillís ferreis munitur:ad ipfius fundum duo axículi ferrei funt affixi,circu 
quorum capitula utrings orbiculilignei uerfantur:quí,ne ex axículis Ámmo 
bilibus decídant, paruis clauis ferreís cauetur: ut magno illo obtufo ad ide 
funduaffixo,neà tríta uia; hoc eft cauo trabíum aberrent, Bam capfam ue 
&or ipfius partem pofteríorem manibus tenens & protrudens euchit onu2 MM 
ftam rebus fofsilibus, uacuam reuehit , Quoniam ueró cüm mouetur, fonü 
éfficit;qui nonnullis uifus canum latratui fimilis, canem uocarunt , Hac ca2 
pfautuntur fi quando ex longifsimis cuniculís onera euehunt, € quód mà 
ucatur facilius,& quód grauius onus ipfi pofsit imponi. 


Cape quadranguliferrei A, Eiusbacilleferres B. Axiculus 
ferreus. c. Orbiculilignei D. Paruiclaui ferrei E, 
Magnus class ferreus obtufus Y, Capa eadem inuetfa. Gà Ms 


Sedalueos cauant ex fingulis arborüm truncis: quotum minores fongi 
funtplerümqg duos pedes, lati unum:hos metallo refertos, proefertím cri 
multum non effodítur,é puteis & cuniculis uel humeris egerunt,uel funici 
lís,ex collis pendentibus, deüinctos efferunt. V eteres quicquid effoffum ez 
rat humeris egefsifTe Plinius autor eft, V erüm ea ratio oneru exportando2 
rum quía plureshomines magnis laboribus defatigat, & multa pecunía íri T EM- 
| operas erogatur.fpreta à noftrís & repudiata, Vlaiorum autem alueorü lori I Le 
| bíitudo eft ad tres pedes , latitudo palmipedalis: in quibus terras inetallicas 
| 1 : i k 3 experíó 
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experimenti potifsimum oratía lauant. 


Alueusminor A. Funiculus B. Alueusmaior C. 


Ataquaría uafa differunt ufu , quem habent, & matería , ex qua forman 
tur.Nam quibufdáaqua é puteis haufta infunditur ín alía , ut fitulís : quae 
damaquarum plena machínis extrahuntur,ut moduli et bulgze. Alía funt li 
enea,ficuti fitulze & moduli:alíafcortea,ueluti bulgze, Moduli auteaquaz 
rij aeque ac uafajín quae res arida ingeruntur, duplices funtmínores & maz 
iores:íed hí moduli díftantà uafis fumma parte, quam habétanguftiorem: 
& quidem íccírco ne,cüm ex puteis,maximeé multum deuexis,trahuntur & 
illiduntur afferíbus,aqua effundantur.In hos modulos aquas fitulís infunz 
duntqua funtlignea uafcula, non ut moduli ín fummo angufta, neq; uínz 

ca círculis ferreis, fed colurnís,quod neutrum necefsitas flagitet:atag 

hícetíam modulí mínores extrahuntur ea machína,quam 
uerfant homínes:maíores ea quam equi 
circumaeunt, 
Modulus 
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Modulus minór A. Modulusmaior B. Situ C, - 
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Sed bulgas noftri nominant maximos illos utres aquaríos, quí conftant 
ex taurínís tergoríbus duobus , uel duobus & dímidio : ex hís buloís trítís 


& ufitatís prímo excidunt píli;atqs glabrae & candídze fiunt.Poftid tempo 
rísrumpuntur.Quod fi parum,ín partem ruptà bacillí teretís & ftríati par 
tícula ímmíttitur , acín ípfius ftrías buloa rupta undígy ílligatafuitur : fin 
multum,eam refarcíunt partícula tergorís tauríní, Bulgz autem unco catez 
nze ductaríze ímplícatae &€ demiffze merfantur ín aquís, & quàm prímum 
eas hauferínt machína maxíma extrahuntur:duplices uero funt: al 
terz perfe hauríunt aquas : ín alteras batillo lionco agiz 


tate? quodammodo ínfunduntur, 


Bulga per fe bauriets aquas. A, — Bulga in quam 
aque pala agitat infunduntur. 8, 


k 4 — Aquas 
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Aquasautem,ex puteis extractas,excipiunt canales,uel infundibula, per 
qua tranfmittuntur ín canales:fimiliter aquae é lateribus cuniculorum eíflu 
entesín canales deriuantur,Hí cóftant ex bínis trabibus excauatis , & arcté 
coniunctís ut aquas profluentes pofsínt continere ex ore cuniculi ufq; ad 
extremam eíus partem pertínent afferibus contecti, ne terra uel faxuín eos 
incídens aquaru curfum impediat , Quod fi multus limus paulatim in ipfis 
fubfederit afferíbus fublatis purgantur,ne, quod etíam tunc eis accidít,obz 
firuantur & obturentur. Quos autem canales metallici extra terram infunz 

díbulis qua funt ad cafas puteorum,fubijciunt,eos plerung cauant 
ex fingulis arboribus. Infundibula uero feré conficiuntur 
ex quatuor afferibus fic inferius excifis & con 
iunctís , ut fumma infundibulorum 
pats fiatlatíor,aangue 
ftior ima. 


Canalis A Infundibulum 8, 


Qux 
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círca ueró fuculam funis ductarius ínuoluiítur, & eius medía pars ad ipfam 
eligatur: atutrags eiufdern anfa habet uncu ferreum , quí uafis femícírculo 
implicatur: itagy uectibus coacta fucula dum uoluitur femper alterum uas 
onere plenum ex puteo extrahitur in eundem demíttítur uacuum. Cogunt 
autém fuculam uíri duo robufti , uterq; prope fe cífiu habens,in quod,cüm 
uas eí propius fuerít extractum , exoncret, Duo uero uafa plerundp ímplet 
cifium,Quarcubi quatuor extracta fuerint uterqy fuum cifium ex cafa euez 

- hít et euertit:ita fit;ut fi putei fodiantur profundi,collís affürgat circa machi 
nz cafam.Quod fi uenametallorü fecurida non fuerít, terras faxatg difcriz 
míneremoto profundunt:fi foecunda, feorfim exonerata feruant, tundunt, 
lauant, At cim uafa aquaría extrahunt,ea euertentesaquam per infundibus 
latranfmíttuntin canalem,per quem efHluít, 


Tignum in fronte putei collocatum. A, Tignumin tergo putei collocatum. B. 
Palicuteati C, Tignatranfuerfaria D. Stipites uel efferes crafsi E. 
Lamina ferrea, Y, Sucula:G. Eiscapitt.H, Lignum Lt Ves K, 
funisdu&arims L, Eiwsumcus M. Vds N. Eiwsfemicirculus O. 


Altera machína;qua metallici, cürn putei funt altíores , utuntur, à prima 
differtrota, quam praeter uectes habet:eam, fi pondus alté non extrahitur, 
iunus uectíaríus uerfat,róta ín alterius locum fuccedente:fin altíus,tres, rota 
ín quarti locum fübftituta , Etenim fuculafemel motarota uolubilítate ius 

' : j uatur, 
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uatur,ut multo facilius círcumagi pofsít: ad quam rotam aliquotínterdum 
maffulze plumbeze appenduntur,uel ín afferculis , ad eam aflixís,includunz 
tur, ut cüm uerfatur pondere depreffà ad motum propenfior fiat, Quidam 
eadem de caufa duo uel tría uel quatuor bacilla ferrea includunt ín fucula, 
eorum capíta maffulis plumbeís agorauant: fed ifta rota díffert à rota cur 
rus, & ea, quam fluminis impetus uerfat, Etením caret pínnís, qua rotze, 
quam uertit lumen,funt:caret modíolo,quí eft currus rotz , Eíusautem lo 
co habet fuculam craffam: ín cuius formís inferiorum radiorum capita funt 
inclufa,ut fuperiora in curuaturarum formis : cüm tres uectíarij hanc machi 
nam torquentín orbem, tuncad alterum fuculze caput quatuor uectes re» 
cti funt, in eo inclufi : ad alterum unícus ille ín metallis ufitátus, quié duoz 
bus membris conftat:quorum teres,quod ftratu eminet, manibus prehenz 
dítur: quadrangulum, quod rectà affureít, duas habet formas, ín inferiore 
membrum teres íncluditur,ín fuperiore fuculze caput. Hunc uectem unus 
circumagít;íllos duo:quoruim alter eos trahít, alter trudít. Omnes uero ue2 
€iíaríos,quamcung; machínà uerfant,uíros effe robuftos neceffe eft,ut tam 
magnum laborem fuftinere pofsínt, 


Sucla. À, Ve&esretti B, Veüisufitatus. C, 
Rote radij D, Eiufdemcuruature E, 
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Tertía machína mínus fatigat operaríos, cdm onera maiora fubleuet.Ete | 
fiueró tardíus;ut omnes alíae machínze,quibus tympana funt;tamen altíus? 
nempead pedes centum & octoginta: qua ficfe habet axís ftatutí codaces 
ferrei uerfantur ín duobus catillis ferreis: quorü inferior eftínclufus ín trun 
coín terra locato,fuperíor in trabe : axis illeinferiore parte habet orbem,ex 
craísís afferibuscoagmentatís & compactís factum: fuperiore tympanunt 
dentatum : íd axis ftratí tympanum quod ex fufis conftat,círcumagit : círca 
huncaxem,cuíus codaces uerfantur ítem in ferreís tígnorum catillis,ductaz 
ríusfunus eftínuolutus: operarij duo manibus quídem;ne cadant, prehenz 
dentes & tenentes pertícam ,ad duo tigna ftatuta affixam,pedíbus uero tae 
bellas retro trudentes machinam circumagunt:quotíes autem uas unum,re 
bus effoísis plenum, extraxerunt & fubuerterunt;totíes contrarie machinà 
uerfantes alterum extrahunt, 


Axis flatutus A. Trimcus. B. 'Trabs C. Orbis D. Tympenum 
dentatum E, Axis[lratus Y. Tympanum quod ex fufis conftat. G« 
Funis du&arius H, Pertica 1. Tigna ftatua X. Orbistabelle L. 


fri 
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4thl 


Quarta machína fubleuat onerafefcuplo maíora quàm duze machine 


prímó explicatze: quze íta fit, Tígnaad fedecim longa pedes u—Ü 
, craífa 
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craffa & lata pedem,fibulis in fummo coníuncta, ín ímo diuarícata erigunz 
tur: eorum fingulorüim inferiora capíta ín fingulorum tígnoru ín folo ftrae 
torum formís includütur:tigna,qua humí íacent;longa n pedes quíng, 
lata feíquipedem,craffa ydp autem tignum erectum cum tígno 
humi ftrato connectítur tertio quodam tígno obliqué defcendente: cuius 
caput fuperíus includitur in forma tieni erectíínferius in forma tígni humi 
facentis, Biufmodi ueró tignum longum eft pedes quatuor, craffum & latu 
pedem:quomodo fitarearotunda,cuíus línea dímetiens habetad quinqua 
ginta pedes:ín eius areae medío crater altus ad decem pedes foditur, & fitu 
ca fpillàtur,aut,ut fatís habeat firmitatis, contiguis tígillis,per quae penetrát 
pali,ftabilitur : eorum enim coníunctioneterra craterís contínetur ut decíz 
dere non pofsit. [n ímo craterís tíoni fternítur longum pedes tres uel quaz 
tuor,craffum & latum fefquipedem:id;ut immobile maneat,in tieillís conti 
uís eftínclufum. In eíus medío ferreus eft catillus,acie temperatus, ín quo 
dod axís codax uerfatur:fimili modo tignum,quod ín íummo fub fibula 
in formís duorum tígnorum erectorum elt inclufum, habet catillum ferreu 
in quo alteríp(ius axis codax ferreus uoluitur: nam quiíq; axís metallícus, 
ut quzecp femel,fi res íta ferat,dícam, duos ferreos habet codaces , tanquam 
clauos,ín medío capitum,ad círcínum rotundatorum,infixos: eorum pars; 
quz ín axís caput infigitur tam lata eft quàm ipfum caput, & craffa digítu: 
qua extat teres & craiía palmum,aut crafsior, fi res hoc poftulat. Capita etí 
am cufufcy axís metallíci circulo ferreo cínguntur GC uíncíuntur, ut eó firmi 
us codaces contínere pofsínt, Axís aute huius machínz,exceptís capitibus, 
quadrangulus eft X longus pedes quadraginta, craffus & latus fefquipez 
demiín cuius axís formís quz funt fupra caput inferíus , quatuor tífonorum 
obliqué afcendentíum capita ínclufa fibulantur : eorundem capíta luperíoz 
ra fuftinent duo tigna tranfuerfaría duplícata,item ín eorum formísínclufa, 
Tignauero oblique afcendentía funtlonga pedes decem & octo,craíTà pal 
mos ttes,lata quínqp. At tranfuerfaria duplicata fícad axem affixa funt & ín 
ter fe clauís ligneis coníuncta,ut non feparentur:ea autem longa funt pedes 
quatuor & uigínti. Deínde tympanü eft,quod conftat ex tríbus rotís: quaz 
rum medía tam à fuprema quàm ab infima díftat pedibus feptem . Eís qua^ 
tuor funt radíj,quos totídem tígilla obliqué afcendentía fuftinent:quorum 
capíta inferíora círcum axem fibula coniunguntur: fingulorum aütradioru 
alterum caput ín formaaxis , alterum in forma curuaturz inclufum eft, Ex 
curuaturís ínfimze rotz ad curuaturas medíze undícy pertinet fufi : (imilíter 
ex curuaturís medíae ad curuaturas fupremze : quibus fufis duo ductarij fuz 
nesínuoluuntur:alter inter ínfimam rotam & medíam , alter ínter media & 
fupremam.Hoczdificium,ín metze figuram, excepta ea parte quandrangu 
la quz fpectatad puteum formatum,totum fcandulis contegítur. Tum du2 
plícis ordinis (unt tígna tranfuerfaría utríngy ftatutís ínclufa: utraqy longa 
funt pedes decem & octo:fed ftatuta craffà & lata pedem, tranfueríaría tres 
palmos. Statuta numero funt fedecím,tranfuerfaría octo,fuper quz colloz 
cantur duz trabes latze pedem , crafT tres palmos , excauatz ad femípedís 
latítudínem,;ad quíncg digitorum altítudinem:& altera quidem locatur fuz 


1 per 
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— perfuperiora tigna tranfuerfaria , altera fuper inferiora: utraq; tam longa 
éfi,utferé ex machínz tympano ufq; ad puteum pertíneat, V trícg prope iz 

, dem tympanum axículus ligneus eft teres & craflus digitos fex, cuíus capis 
tulajlamellis ferrata , uerfantur ín armillis ferreis:utricg funt orbículí lignei, 
quiunà cum axiculis fuís ferreís uoluuntur ín earundem trabíum foramíniz 
bus;atg; hi orbículí círcucirca funt excauatí;ut funís ductaríus ex ipfis excíz 
derenon pofsit: tay utercp funis per fuum axículum fuofds orbículos exz 
tenfus uerfatur:utríufay uncus ferreus uafis femicirculo ínijcítur:utrícs prae 
terea capiti alteríus inferioris tigni duplícati,quod eft ín axeínclufum, eft tí 
gillumlongum pedes quatuor: íd quafi ex duplicato pendet:cuí ínferíus tí 
gnum curtum eft inclufum, in quo auríga fedet:quodqp ferreum habet claz 
uum,quí recipit catenam,atcp ea rurfus ftateram, Quo modo fieri poteftut 

duo equi hancmachínam modo hac,modo illac trahant:uícifsímtg uas alte 

rum onere plenum ex puteo extrahatur;alterum uacuum ín eundem demit. 
tatur, Sí uero puteus fuerit profundus, quatuor equí machínam círcumae 
: gunt, Vafiautem extrácto,fiue ficcze fiue humida res effundendae fue 

rínt , operaríus harpagonem ínijcít, ipfum fubuertít; 
Ís ex catena,cuítres uel quatuor annuli funt, 
ad trabem affixa, dependet, 


Tignaerefa A. Tignabumiflrata 5. Tigna oblique de- 
fcendentia C, Area D. Tignumin imo crateris ftra- 
tum E. Axis F, Tignatran[uerfaria duplicata. G. 
Tympamum H. Du&arijfunes 1. Vas K, Tigillumex 
duplicato pendens L. Tignumcurmum M, 

Catena IN, Staterá O, Harpago P. 
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Quinta fimilis eft partím machínze maximz,partím tertíze,qua ab equís li 
ucríata pilís aquas haurít;quarum utrangy pauló poft exponam,LEtením fiz 
1*2; €utí 
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cuti tertía & ab equis uerfatur,& duos habetaxes : ftatutum fcilícet,circum 
quem,in terrae cauernam penetrantem,fimilíter inferius eft tympanum den 
tatum:atqy ftratum,círcum quem tympanum quod ex fufis conftat .Vtuez 
ro machína maxíma duo habet tympana círcum axem ftratum,prorfus illi 
us tympanís fimilía,fed mínora,quod uafa ex puteo ducetos & quadraginz 
ta tantummodo pedes alto trahere pofsit: quorum alterum ex orbibus , ad 
quos affixa funt tígna compofitum eft:alterum,quod exiftít prope tympaz 
num quod ex fufis conftat,altum eft undígg circum axem pedes duos, crafz 
fum unum:huíc harpago ímpíngítur:qui ipfum retínes machinam, cm res 
idpoftulauerit,fiftit.'T otíes ueró poftulat, quotíes uel facci € corio faxorü 
fragmentis aut terrís plení,extracti euertuntur,uel aquae ex uafis,ítem extra 
ctís effunduntur: nam haec machína non onera modo ficcaleuat fed etíam 
humída, perínde acalíae quatuor machínze íam nuncà me defcríptze: quíne 
tíam hacín puteum demíttuntur tígna, ad eíus catenam ductaríam alligata, 
Sed harpago craffus pedem,longus femípedem extat étíeno,catena appen 
fo ex altero capite tigni,quod uerfatur círcum axículum erreum,quem coz 
tínent chelz tígni ftatuti, Ex altero ueró mobilis illius tígni capite iterü caz 
tena appenfum eft tignum longum, & ex eo rurfus catena alterum tignum 
breue:cuí,cüm machina fiftenda fuerít,operaríus infidet, atqg fic ipfum dez 
primit. Mox ei inijcit afTerem ucl tígillum,quod fubter duo tígna pertinens 
ab eis ne attolli pofsít retínetur: quo modo harpago fubleuatus, tympa2 
num; amplexus tam ualídé prehendit,ut epe ex ipfo fcintillae exiliat.Haz 
betautem tígnum dependens;ad quod harpago cft affixus aliquot foramiz 
najín quibus catena includitur, ut ipfe quemadmodum conuenit fubleuari 
pofsít. Supra tympanum eft tabulatum , neíd aqua deftillans madefacíat. 
Nam fi madefactum fuerit,harpago machinam mínus retínebit. luxta uero 
alterum tympanum eft palus,ex quo dependet catena, ín cuíus annulo poz 
ftremo ínclufus eftalter harpago, hoc eftuncinatum ferrum ,longi: pedes 
tres.[s annulo;ad fundum tam uafis quàm facci affixo , iniectus illud retinet 
utaqua effundi pofsit,huncut faxorum fragmenta cuertí, 


e ympanum dentatum quod eft ad axem flatutum. 4, Axis iratus B, 
T ympanwn quod exfufis conflat C. Tympanum propeidipfum D. 
T ympanum quod ex orbibus conflat E, Barpago F. 
Tignummobie G, Tignumbreue m. Alter berpago 1» 
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V enasautem illis quíngs machínis é puteis extractas ucl é cuniculis euez 
ctas metallici de montibus aut deuchunt , aut detrahuntaut deíjciunt.INo2 
I5 n ftrates 


126 DE RE METALLICA 


ftratesipfas in capfam,trahze,quam equus trahít,impofità, conijcientes hye 
me demontibus,qui non admodum altí funt,deuehunt. Carní ueró ijídem 
temporibus hybernís eas ín faccos, é corío factos;ingerunt: quorum duos 
ucl tres imponunt paruz trahe, quz príore parte altior eft, pofteriore huz 
milior:quibus faccís anímofus uector non fine uítz perículo ínfidens trahá 
demonte ín uallem decurrentem bacillo,quod gerít in manu;regít , Eam ez 
nim uel nimis celeriter decurrentem oppofito fiftít:uelalió , quàm quo dez 
bet, deflectétem eodem in uíam reducit, At Norici quídam hyeme eafdem 
ín faccos,e fctofis pellibus fuillís cofectos,colligunt ,& de altilimis montíz 
bus,quos equi,mulíafini nequeüt fcandere, detrahunt, Eorum uero faccos 
uacuos robufti canes clítellarij, hís rebus affuefacti,feruntín montestuenaz 
rum plenos &€ loris conftríctos atq; ad funem alligatos homo , eum ín braz 
chíum uel pectus ínuolues, per níues detrahit ufcg ad eum locum, ín quem 
equí,muli,fini clitellarij afcendere poffunt:ubi uenze,£ facis fuillis erectae, 
inijcíuntur ín alíos faccos,e líneo panno bilice uel trilicefactos : qui iumenz 
torum clítellis impofití deferuntur ín officinas , ín quibus uenz uel lauanz 
tur uel excoquuntur, 


Traba éui impofita eft capfa. &, Traba cui impofiti [unt facci B. Bacillmm. c, 
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| Siuero equi;muliafini,clítellarij montes fcandere poffunt, eorum clítele WUME 
| lis prímo faccí inei uenís repletiímponutur: quos anguftis montíum uijs; Maa 
| qua nec plauftra nec trahas recípiunt;ín ualles , rupibus altis & difficilibus 
&ditu fubiectas deferunt. At ín rupibus, ín quas iumenta fcandere non pofz Ae 
funr,deciíues collocantur longz capfz patentés ex afferíbus factae; & rabel | 
lis trànfuerfis,ne concidant,diftinctzeIn has uen cifijs, quibus unicá eftro 
tà,aduectas conijcíunt:easQy ín planícíem deuoltitas , & uel ín faccos líneos | 
collectas iumenta clítellís deferunt, uel ín trahas aut plauftra coníectas des UNE 
uchunt, Cüm autem auriez uenas de arduís montíum clíuís deuchunt biz dL 
rotís utuntur cifijs, quzeà tergo trahunt duos arborum truncos ín terrá de» MT 
miflos:hifua grauitate renítentes pronum grauíum cifiorum,; qua in capfis | 
uenas continent, decurfum impediunt: qui ni effent autíoat faepius cátenas 
rotís ímplícare cogerentur.Sed cur íjdem aurigae uenas de montibus , qui RM. | 
carent íftiufmodi clíiuis,deuehunt,plauftrís, quorum capfz duplo funtlon s AREA 
gíores quàm cifiorum,utuntur : utrarumqg afTeres ita coaogmentati funt, ut [ 
cum uenz rurfus ab auríeís de plauftrís excutienda funt, leuarí & diffolui ij 
pofsínt. Nam eos tantummodo repagula coercent. Aurígae uero tienarumi 
plauftra trígínta uel fexaginta de domínís conducunt deuehenda: quorum 
fingulorum numerum praes officínze in bacillo fignat. Sed quaedam uez | 
na,;potifsimum auté plumbi candidi , € fodinis extracta ín octo partes uel JB 
nouem,fi domíni fodínze domínís cuniculi dant nonas , díftribui folent : id NM 
raríus fit modulis , fepíus capfistquz ex tígnís contiguís , & qua ad cauum IBN: 
conuertuntur planís;funt confectae Dominus uer quifq; earn pare 
tem,qnz eífortíto obtigitaauehendam,lauandam, | 
excoquendam curat. 


£quiclitellari; A. Capfa longa in rupe decliuis locáta B. 
Eiustabelle C. Cifium cuiunica eftrota. D. Cifium birotum. E, 
Trunciarborum F. Plawflrum G, Vena de plauftro ex- 
cuur H. Repagula p, Prefes officine plauftrorum nu- 
merum itibacillofignans K«. Capfee in quas une diftri- 

buende inijciuntur. t, ju 
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In uafa,quz quínqg hae machínz trahüt;pueri uel uírí terras & faxorü fra | 
gmeta batillis iníjciunt,uel manibus eade fjídem íngerunt:unde ingeftores 
SP funt nomíinatí;ezedem uero machínz non ficca modo,;ut díxi,leuant onera, 


Ícd etiam 
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fed etiam humída fiue aquas, V erüm priufquam exponam uaría & díuería 
genera machínarum,quibus metallíci aquas folum exantlare folent , dícam 
quo modo res graues, quod genus funtaxes , catenz ferrez , fiftulze , ligna 
grandía ín puteos rectos & profundos demíttédae funt, Machína erigitur, 
| cuius fucula,utríngs quatuor uectes rectos habens,ín tíenís ftatutís includi 
tur,et círca eam ductaríus ínuoluitur funis,eíufts caputalterum ad eandem 
affigitur,alterum allipatur ad res illas graues:quae rectà fenfim operaríjsrez mu 
nitentibus demíttuntur: atqy,(i ín alíqua putei parte fubftiterint, paululum 
retrahuntur,Cum uero ezdem funt grauífsímze,tuncfecundis hanc machíz 
nam altera eí prorfus afsimilís erioítur,ut & onerí robore pares fint, & id íz 
pfum fenfim demítti pofsít: quínetíam interdum ijdem de caufis trochlea 


funiculís ad trabem relíoatur:per cuíus orbículos ductaríus funís traductus: 
defcendit & afcendit, 


Sucla A. Vettesre&üi B, Tignaflatuta. C, Funis D, "Trocblea E. Ligna demittenda F, 


M 


SA 
(E | 
a " 
E Zz 1 
AZ ze a 


u y U 


(e SS 


«K 


SN T 
J| SENNSSS ETE 


WES Sa y 
ESSEN S E 3 
——« z z Z 


NNSS 
C Cages E 


e (66m x 


Aquz autem ex puteís aut extrahütur;aut hauríuntur, Extrahütur uerd 
in uafa ucl utres aquaríos infuíz : hos potífsimü trahít machína , cuíus rota: 
duplices habet pínnas;illa quínqs machínze íà explícatae : quand quarta ín 
quibuídàlocis etíà utres medíocrcs trahit: at hauríütur fitulís uel orbículís, 
quib. foramína funt,uel pilis , Cim aüt pauce funt, aut extrahütur ín "gs 
authau 
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aut hauríütur fitulís ucl orbículís: cüm multzsuel extrahütur ín utribus,uel 
hauriütur pilis.Sed primo machinas fitulís aquas exantlantes ín medíii pro 
ferà, quaru tres funt fpecies : príma ficfe habet.L'oculamentu quadrangulu 
totu conftat ex cancellis ferreis,altu pedes duos et dímidíu: longu íté pedes 
duos € dimiditac infuper fextantem & quartá digiti parte: latu quadranz 
tern & femüci&:in quo funt tres axiculi ferrei ftratí, quí ín catillis uel latís cír 
culis ferreis acíe temperatis uerfantur : atq; quatuorferrea tympana: quorü 
duo ex fufis conftant,totíde funt dentata. Círcüraxiculu infimi extra locula 
mentum eft rotulalienea,ut propenfiorad motü fiat:íntra loculamentü mi 
nus príorís generís tympanü, quod ex octo fufis,fextante & femuncíalonez 
gís,conftat:círcü alteri axiculu e loculamento nó emínentem,acíccirco tan 
tumodo longit pedes duos & dímidiü,unci&;atqy tertía dioíti parte, eft alte 
ra parte mínus tympani dentatü,quod habet octo & quadragínta dentes: 
altera maíus príorís gencrís tympanü, quod ex duodecim fufis, quadrante 
longís,conftat. Círcu aut tertíu axículi,craffum uncíà & tertíam eius parte, 
eft maíus tympanü dentatü ex eo undíq; pedem aflurgens:quod habet duz 
os et feptuagínta dentes:utriufcg ucro tympani dentibus funt cochleze:qua 
rü ftríges in tympanorii ftrías aeuntur, & contra carü flríz ín corundé ftri» 
ges,ut in fractoru locum alij reponi pofsint. Tam aut dentes quàm fufi funt 
acie temperati: at fupremus axículus ex loculaméto extans ita artíficiofé eft 
inclufus ín forma alteríus axículí , ut unus effe uideatur: is per receptaculu, 
ex tíonís copofitum, quod cft circu puteu penetrans,in unci ferreijin craffo 
trunco querno ínclufi,orbículo,ex mera ferri acie facto;uerfatur : círcü eum 
axiculü eft tale tympanit quale habet machínz pilis aquas hauríentes:cui fi 
militer funt fibulee ter curuatze:quib.quía ferreze catenze ductaríze annulí ín 

ierent,tam magni onus cam retrahere nó poteft:qui annulíno ficuti coete 
rari catenarü annuli funt integri , fed quifas fuperiore parte utríngs curuaz 
tus fequente recipit:quocirca duplicis catenze fpeciem gerit: qua uero alter 
alterü recipit, fitulze,ex laminis ferreis ucl zcreís factze, Íemícongíales ad eos 
lorís alligantur:quare fi annuli fuerint centü,totidé erunt fitulze aquas effez 
rentestearir autora extant, & operculís tecta funt, neaquas effundant ciim 
putei fuerínt decliues, INam cim recti fuerint, fitulae operculís neceffe non 
habent.Itacp uectíaríus infimi axiculi caputín uectis forma includens eum 
fimul cum tympano uerfat: cuius fufi couertunt alteríus axículí tympanum 
dentatü. Quonía uer una cum ipfo circumaguntíd,quod ex fufis conftat, 
hírurfus fupremi axiculi tympanu dentatü uerfant atc alterum, cuí fibula 
funtinfixze : quomodo catena fimul cum uacuis fitulís demíttitur íuxta uez 
nz fundamentü per annuli paululi cópreffum ín lacuná ufqy ad ímü líbraz 
mentum : cuíus tympaní axículus ferreus utríncp ín crafsi ferrí catillo uerfaz 
tur:iín quo tympano catena inuoluta fitulís aquas haurit: quas plenas iuxta 
uenze rectir extracta peruchit fuperaxiculi fupremi tympaniracfemper tres 
fimul ínuerfas aquá effundere cogit in labrü ex quo effluit ín cunículi canas 
lem. Veruntamen talís machina minus eft utilís,quod;cum fine magno ímz 
pendío conftrui non pofsitpaucas aquas efferat:& quidem tardius , ut etía 
am caterze machínze quibus plura funt tympana, 


Locula/ 


Loculamentum A, Axiculus infimus B. Rotula C; Tympanum quod ex fufis 
conftat minus D. Axiculus alter E. Tympanum deutatumminus. £F, Tympanum 
quod ex furs conftat maius G. Axiculis [upremus. 1. Tympanum dentatum maius. T, 
catillus Ky Circuluslatus 1, Receptaculum. M. Truücusquermus N« Vncus 
ferreus 0. Orbiculus P. T ympanum fuperius Q. Fibule. R. Catena S, 
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Altera iftius generís machina, paucis uerbís à Vitruuio defcripta, congi 
ales fitulas cítíus effert, Atc propterea ad aquas ex puteis, ín quos multae 
contínenter influunt , hauríendas utilior eft quàm príma:ea ferreo loculaz 
mento tympaniftg carens habet círcum axem lígneum rotam, qua à calcan 
tibus uerfatur, Axís auté díu,quód careat tympano, durare non poteft: caez 
M teris primze fimilis eft,nifi quod duplicem habeat catenam ab ílla díuerfam, | 
Fibulasautem ín huius machínze axem , ut ín aliarum tympanü infigere dez 
bet,quos alij fimplíces;alij ter curuatas cfficiüt fed utrilqg quatuor cufpídes 


Rota que a calcantibus wev(atur. 8. Axis B. Catena duplex. C. 
Md Annus duplicis catene D. Siule E. ribula fimplex. Y. 
DI ribuletercurusta. G« 
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prímz.Sítulas uero habet multó capaciores quàm etíam fecunda. Sed quia | 


fitulz cito frangi folent,metallíci raro his machínis utuntur: maluntQy pauz 
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Rot cuius pirtnas impetus riui percurrit A Axis B. Eimstympanum 
in quod fibule funtinfixe C. Catena D. Annus 5. 
Situle F. Libramenim G, 
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Verüm de primo machinarum cenere fatisznuncalterum, hoc eft fiphoz 
nesaquam fpiritu tráctam orbiculis haurientes exponam : quorum feptem 
funt formze:quz licet ftructura intere differant;tamen eunde utilitatis fru2 
€um metallícis przebent : quáquam alía alía maiorem, Primus fypho fic fit. 
Super lacunam ftatuítur contígnatio:ad quam fiftula una ucl duze,quarum 
altera in altera inclufa eft, ín lacunae fundum immifTze fibulis ferreis cufpida 
tís & utríncs dírectó deorfum uerfus actís affiguntur,ut immotae maneant: 
inferioris autem fiftulz inferior pars inclufa eft ín trunco , alto ad duos pez T 
des: is fiftulze ínftar perforatus ftat ín fundo lacunae : fed inferius cíus foraz 
menligno teretí occluditur : ídem truncus circumcirca habet foramína, per 
quae aqua in ipfum manat.In fuperiore uero eius parte excauata, fi una fiftu 
la fuerit;pyxis ferrea;uel zerea;uel orichalcea,palmum alta , fed fundo cares; 
includitur: quamforícula rotunda tam arcté claudít,utaqua furfum fpiritu 
ducta relabi non pofsít: fin duze fiftulze fuerínt,qua coniunguntur pyxís in 
inferiore includitur fuperioris apertura uel fiphunculus ad cuniculi canales 
pertingit, [tag; operarius impiger ad labores ín contignationís tabulato 
in ftans, | 
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ftans,pilum ín fiftulam demifTum intrudit ac retrahít: ad eíus pilifummum 
eft uectístimum eft calceo indutum:fic uocatur coríum turbínis feré figura: 
nam ífto modo futum eft,ut inferiore parte, quaad pilum,ín ipfo inclufum, 
affigituranguftum fit:fuperiore, qua haurit aquam , pateat. Velorbiculus 
ferreus, digitum craffus;autligneus,fex dígitos craffus, utercg longe calceo 
praftans,ad ímum pilí,quod per cam penetrat, dlauo ferreo traiecto affixus 
eftautín eadem,ín cochlea figuram formata,ínclufus:qui orbiculus fuperi 
us círcumcírca corío tectus E autfex foramína habet uel rotunda uel 
longiufcula,quz uniuerfa ftella: fpeciem exprímere uídentur. Habet etíam 
eandem,quam fiftulze foramen,latítudínem, ut tantummodo ín eam demit 
ti & rurfus attolli pofsit. Cüm autem operaríus pilum furfum uerfus trahit, 
aquam orbiculi foramínibus,cuíus corum tuc deprímit,hauftam, ducit ad 
aperturam uel fiphunculum per quem cfiluit: forícula ueró pyxídis aperíz 
tur,utaqua,qua ín truncum influxit, fpiritu ducta denuo afcendatin fiftuz 
lám:cüm ídem operaríus pilum íntrudit,forícula clauditur, ut orbículus íte 
rum aquam haurire pofsít. 


Lacuna A, Fiflule B. Contignatio C. Truncus D. 
Foraminatrunci E. Foricula F. Siphunculus G. Pium H, 
Eiuswe&tis I. Calceus K, Orbiculus babens foramina 
votunda. 1. Orbiculus babens foramina longiufcula M, 
Corium N, Hicterebrat ftipites € ex eis fiflulas facit: 6, 
Terebra,cuicocblea eft P, Terebralatior Q, 
" Alterius 


D 


" Alteríus fiphonis pilum facilius cómottm dírecto,deorfum fertur,& fur 
fum refertur;qui fic fit, Tíona duo fuper lacunam collocátur:alterum prope 
; m 2 dextrum 
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dextrum eiuslatus alterum prope finiftrum ; Ad hoc fiftuli fibulisferreís 
affigunturiad illud uel ftíipes chelas habens perforatas,ucl tignum füperíus 
excauatum;ut pro chelis fit. Axiculus autem ferreus per tigni cuiufdam ftaz 
tutilatíius & rotundum foramen,quod íri cíus medio cft;penetrans ín chela 
rum foraminibus ficincludítur,ut ipfe quídem maneat immobilis, tignum 
ucró circa eum uerfetur íntra chelas: ín cuíus tigní altero capitefuperius piz 
lí caput eft inclufum,ferreoQ; clauo transfixumzín altero uectís ítem fuperiz 
us caput.Inferíorí uero. manubríum eft ut có firmius manibus teneri poflit. 
Itagj cüm operaríus uectem furfum trudit, pilum ín fiftulam impellit: cum 
rcirahít uectem,ex fiftula pilum extrahit:atqg íta pilum iterum aquam, orbi 
culi foraminibus hauftam, ducit ad fiphunculum ; per quem effluitín canaz 
lem.Hícautem fipho,ut etíam fequens, quod ad pilum,;orbículum;truncu, 


pyxidem,forículam pertínet,codem modo;quo prímus,fe habet, 


erignum ftatutum A. Axiculus B. Tignum quod circa axiculum 
uerfatur C, Pilum D. Vedlis E« Aninidus;quo due fiftule 
coniungi folent E 
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Tertíus fipho íam dí&i nonihil diffimilis eft. Laco ením ftípitís duo ftaz 
tuuntur tígna círca fummum perforata; ín quibus foraminibus axís capita 
uertuntur 
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uertuntur.In medío eiusaxis duo tíoilla funt inclufa:in quorum alteríus caz 
pite infixum eft pilum:ad alteríus ueró caputaffixum eft tionum graue, fed 
curtum;ut protrufum ínter duo ílla tigna ftatuta moueri, atq; quafiire & re 
dire poffit.Id tignum cüm protrudit operaríus, pilum ex fiftula extrahitur: 
cum fua ui redít,intruditurquo modo aquam,quam fiftula concipit;pilum 
orbículi foraminibus hauftam exprímit per fiphunculum ín canalém.Sunt 
quíuectem ín locum tígni curti fupponunt: uerüm híc fipho,ut étíám pros 
ximus fuperior,minus quàm ceeterí;in metallis eft üufigatus; 


Tignaflatua A. Áxis B. Tigilla c, Pilun-B; 
Tignumcurtwm: E, Canalis Y, Hic deducit «quam e 
canali effluentem;né in foffas a&as influat. 
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Quarta iphonum fpecies fimplex non eft,fed duplex: eafic fe habet. Sez 
xangulus truncüs fapinus , longus pedes quing; ,latus duos & dímidium, 
craflus fefquipedem ín duas partes fecatur: quz fecundum ferreum axícuz 
lum,in éis collocandüm diíftribuuntur , & tam alte & laté excaüantur , ut ín 
ipfis uet(ati pofsiticuiüs axículi pars,qua ín truco íncludítur, tota teres eft; 

in 3  iusqi 
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cíuftg exttema,qua pro codace eft,recta exiftit; Deindealtitudinepedísre 
fidét,rur(usqy recta procedit:qua pilum teres ex eo dependet.Poftea tam af 
furgítalté quàm refedit,iterumqg paululüm rectà procedit.Deinde altitudi 
nepedisaffurgens rurfus rectà procedit: quaalterü pilü teres ex eó fufpens. 
fum eft, Poftea ram refidetalté quàm affurrexít: tum eíus altera pars,quee íe 

tem pro codace cft,recta exiftit : quae, quía ex trunco extat,neaqua, ín eum 

tracta , erumpat duabus bracteolis ferreis orbículi figura cum quibus duo. 
coría eiufdem figure & magnítudinis (unt coníuncta,cauetur : quoruntale. 
terííntra truncum , alter extra,circum axículum eft. Poftremo fequitur pars 

eíus quadrangula duo habens foramína;in quibus duo bacilla ferrea inclus 

duntur,corum g; capita maffulis plumbeís aggrauantur,ut axículus ad mo 

tum fiat propenfior, Quipoftquam eíus capuc in forma uectís fuerít ínclue 

fum,facilé circumagi poteft. Superior autem trunci pars eft humílíor: ínferi 

or,altiorríllain medio femel fiftulae modo;cuíus foramen fimplícern habe 

atlatitudiínem rectà deorfum perforatur : hcc bísynempe ad utruncg latus 

item rectà deorfum duarum fiftularum modo, quarum foramina duplícem 
habeantlatítudínem:qua trunci pars imponitur duabus fiftulis,in eum fue 

períore parte inclufis,inferioréin truncos;ín lacuna ftatutos,quibus forami 
na funt,per quz aqua ín eos influunt;penetrantibus. Deínde ferreus axícu 
fusin trunci cauo locatur, duobus pílís ferreís, quae ex 1pfo dependent, per 
cius forarhina demifsís in fiftulas altítudine pedis: utricg pilo inferius eft co 

chlea, quz craffam laminam ferream,in orbiculi figuram formatam & fora» 
minibus plenám;atgp cotium,quod eam tegít,continet , ut fiftulaalterà pyz 
xidem,cui eft rotunda forícula cam dlaudens, Tum füperior trunci pars fuz 
perínferíorem ex omni parte congruenter aptata imponítut:& qua cóíune 
guntur latís & crafsis lamínis ferreis cínguntur, paruis cuneis latis itemfers 
rcís adactis coercentur,fibulis uinciuntur:in ea fuperiore trunci parte fiftuz 
fa includitur: quam altera excipit,eamqy rurfus tertía,atcy deinceps alía ali 
am ufcg dum fuprema ad cunículi canalem pertingat . Itagy cum uectíaríus 
axículum uerfat,pila uícifsim laminis hauriunt aquas . Quod quía celeriter 
fit,& duarum fiftularü,fupra quas truncus eft ftatutus, foramina duplo ma 
iora funt quàm foramen fupra truncü ftatutze , nec alté píla hauríunt aquas, 
inferiorum impetus continenter fuperíores afcendere € ex fupremze fiftue 
Tz apertura ín cunículí canalem effluere cogit, Quonía uero truncuslignez 
us rimis fathifcere folet:fatius eft eum ex plumbo;ucl ere uel oríchalco con 
flato conficere. 


Truncus A, Truncipersinferior B, Eiufdem pars fuperior. C. 
fible D. Fiftule fub trunco. E, Fiftula fuper truncum (ta- 
tuta T. Axiclusferreus G. Pila B, Eorumlamine or- 
biculifigura X." Coria; Foramina axis L. 

Bacilla quorum capita ma[fulis plumbeis funt ageranatà. M» 
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Quarta fiphonum fpecies minus fimplex eft:znam conftat ex duobus u&f 
tribus fiphonibus: quorümi pila attollit machina, quam uerfant homínes: 
etenim cuig; pilo eft dens , quem fuculz bini dentes uicíffim tollunt. Eam 
duo uírirobufti,uel quatuor,cogunt.Sed cr pila decidunt ín fiftulas, eoz 
rum orbículí hauríunt aquas : cümattolluntur,eafdem aquas exprímüt per 
fiftulas; Cuíufcg aut pili fuperior pars, quae in foraminibus tignorum tranfz 
uerfariórum contínetur,quadrangula eft,& craffa atcp lata femipedem : reli 
quaqua ín fiftulas incidit , & exalio liono facta cfitota teres, Horum tríü 
fiphonum quifq; ex duabus coritiientibus fiftulís,ad tígna putei affixis, có 
ponitur, Verüm haec machina altius aquas haurít,utpotead pedes quatuor 
& uiginti, Si foramina fiftularum magna funt duo tantum modo fiphones 
fiunt: fi paruastres : it utfoqs modo machína onerí par effe pofsít.Idem de 
caeteris machinis earum( fiftulis fentiendum eft. Quoniam uero hí fiphoz 
nes ex duabus fiftulis conftant,pyxís ferrea,ut etíá príus dixi,cui eft forícue 
laferrea;non includiturin trunco, fed in fiftula inferiore: & quídem ea par 
te; qua ad fuperiorem adnectitur: atqy ita pili pars teres fuperíorís tantum 
modo fiftule longitudinem habet.Sed hancrem mox planíus explicabo, 


Pilidens A. Sucule dentes B. Pili pars fuperior quadran? 
gula C. Eiufdem pars inferiorteres D. Tignatranfuera 
faris E. Fiftwee F. Eisapertwa G, Canalis m. 
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ftulas haurit.Infimaattnon modo huíus fiphonis,fed etíáalioru infimz fi 
ftulz pars,ne refegmínalígnorüuel aliud quidda,in fe trahens forbeat, ple 
rung, includi foletín corbe crafsís uiminib us contexta , & ín lacuna pofita. 


Rot« A. Axis B. Truncus cuiinfiftit infima fiftula. C, Corbis circundans truncum. D. 
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J. Septima fiphonum fpecies ab híncannís decem inuenta cüm omníü ma 
xime artíficiofa & durabilís & utilis fit, (ine magno ímpendio confici poz 
teft,ca conftat ex pluribus fiphonibus:qui fimul,ut proxímí, ín puteum nó 
defcendunt, fed alter alterí quodammodo fubijcítur: etením (i tres fuerint, 
ut effc folent, ultimus exorbet aquas puteí, & eas ín prímülacufculü effun2 
diít:fecundus ex eo rurfus exhauftas ín fecundum transfundit: tertíus in cuz 
nículi canalem : pila horum fiphonum omníum rota pedes quindecim alta 
attollít paríter parítercy deijcit:quam eíus pínnze , ab ímpctu ríui , ín mont d 
deductípercufGe,cogunt uerfarí:rotz radij ín axe, longo pedes fex , crafTo 
pedem,inclu(i funt:cuíus utrung; caput círculo ferrco cingítur:fed ín alterü 
quidem ínfixus eft codax , in alterum ueró ferrü , ut codacis pofterior pars, 
craffum digitum & tam latum quàm ípfum caput eft: quod tamen teres & 
circiter digitos tres craffum primo longitudine pedís recta extat, quatenus 
obtinetlocum codacís : mox curuatum & quafi lunatís obliquatum corníz 
busaltitudíne pedis affurgít:deínde rurfus pedem recta eminet:quo modo 
fituthzec pars recta,cüm ín orbem uoluítur,uícifsim fiat pedemaltíor & hu 
milíor quàm illa.Ex hac pofteríoreferrí teretís parte pendet prímum pilum - 
latum:ipía ením ín fuperíus íftíus pili caput perforatu;ut clauus ferreus príz 
marum chelarum ín inferíus infigítur.INe uer pilum ex ea excídat,ut facilé 
excidere poteft, &,cüm neceffitas íd poftulat;exími folet,quod cíus foramé 
latíus fit quàm ferrí pars,utríncy clauo ferreo,inipfam ínfixo, coercetur: ne 
ij atterant caput pili bracteis ferreis ucl coris íntermedijs cauetur : tale pílu 
prímumlongu eft circiter pedes duodecim, reliqua uero. duo pedes fex & 
uigíntí,.Sed quodqy latum eft palmum,craffüm digitos tres : utracg cuíiufqg 
parslata tecta € munita eft lamínis ferreís: quae cochleis ítem ferreis contía 
nentur:ut pars,quz uitium fecerít,refici pofsit. At chelze ín axiculum íncluz 
fzc funt teretem,longum fefquípedem,craffum palmos duos:ís utrínqy cína 
gitur círculo ferreo;ne codaces ferrei, qui ín tígnorü armillis ferreís uerfanz 
tur,ex eo excídant: ex quo axiculo utrag; chelarum pars líonea emínetlone 
ga pedes duos,lata & craffa digitos fex . Altera ab altera diftat palmos tres: 
utriufcy rurfus pars tam ínteríor quàm exteríor etíam lamínis eft ferrata, In 
chelas ueró clauí duo ferrei teretes et crafsi digítos duos ficinfixi funt,utím 
mobiles maneant. Eorum pofteríor per prími píli latí ínferíus & fecundi fu 
períus caput perforatum & immobile penetrat, Príoraute fimilíter ínmmo2 
bilis per ferreum primi pili teretís caputitem immobile & deflexum. Iftiuf 
modi pilum quodq; longum eft pedes tredecím, craffum digitos tres, & ín 
priorem cuíufcq fiphonis fiftulam defcendit tam profunde , ut eíus orbícuz 
lusforículà pyxídís fere attíngat. Quod ciim decidit in fiftulam,aquz, per 
orbículi foramína penetrantes , coríum attollunt : cm fubleuatur , eedem 
corium,quod ípías fert,deprímut.Forícula ueró pyxidem , ut forís íanuam, 
claudit. At fiftulae coníunguntur duobus círculís ferreís,palmum latís,alte2 
ro interius;altero extrinfecus , Sed interiore utríng; acuto ut ín utram fi2 
ftulam penetrare & eas cótínere pofsít. Quarigg nunc fiftulz carent intérío 
re circulo:fed habent commiffüras, quibus iungütur,Etením fuperioris ína 
ferius caput cotínet,inferioris caput fuperíus: utrungp ením ad altítudínem 
feptem 
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| fcptem digitorum excifüm eft: uerü illud interiushoc extrínfecus,ut alterü 
M in alteri inire pofsít,cüm pilü incidítín príore fiftulaforícula illa clauditur: 
! cüm extrahítur,aperíturzutaquae pateat foramen, Vnufquifcgg autem iftíufz 
| modi fiphonum conftat ex duabus fiftulís : quarum utra longa eft pedes 
IN duodecim:utríufq: foramen lat eft díoítos fcptem.Inferior ín putei lacuna 
AUAM uel in lacufculo collocatur, eíusQg foramen ínferíus obftruíturlíeno teretí: 
— fupráquod fiftulz circumcirca fex funt foramína, per quae aqua ín eam in« 
TENE LE fluit. At faperioris fiftulae pars fuperioraperturam habetaltam pédem,latà 
ARUM palmum,per quam aqua effluit ín lacufculum uel ín canalem:quifqylacufcu 
ni luslongus eft pedes duos; latus & altüsunum . Quotuero funt fiphones, 
iu tot funtaxiculi,tot chelze;tot utriufcp generís pila . Sed fi tres fuerínt fiphoz 
nes duo tantummodo lacufculi funt; quód lacuna putei & canalís cunículi 
induorumlocum fuccedant. Haec autem machína fic aquas ex puteo haus 
Vritrota uerfata prímum pilum attollít:id fubleuat prímas chelas;atqy íta etí2 
De ám fecundum pílum latum & prímum teres. Deínde fecundu latum fecunz | 
Mori das chelas,& fic tertium pilum latum et fecundum teres:tum tertíum pilum | 
| i latum tertías chelas & tertium pilum teres, [Nam ex harum chelarum.clauo 
B ferreo nullum pilumlatü pendet, quod nulla ínre ultimo fiphoni ufui effe 
PRU pofsit. Contra uero cüm prímum latum decidit, quzeqs chelze delabuntur; 
Ir quodq; pilum latum,quodg teres. Atq iftaratíoneuno eodemQ tempoe 
jn reaqua ín lacufculos infunditur & ex eidem exhaurítur: ex lacuna uero pu 
| tei folum exhauritur,ín canalem cunículi tantum infunditur , Quinetíá círe 
TUE cum axem longíorem dug rote fiérí poffunt fi ríuus tantam aquarum copi 
am fuppeditauerít, quanta eas uerfarepofsitiatqp ex utríufcg ferri teretis par 
te pofteríore unum uel duo pílalata appendi poffunt: quorum quodq; tríz 
um fyphonum pila cómoucat. Poftremo neceffe eft puteos,é quibus aquae 
fftulis hauriuntur,effe rectos [Nam omnes fiphonces, ut etíam alize machíe | 
nz tractoríze,quibus fiftulze funtjaquas mínus alt hauríunt.(i fiftulae oblíz 

qué ín obliquis puteís locantur,quàm fi recta in rectis ftatuantur, 


Puteus A, Vltimusfipho B. Lacwfeulus primus. C. Secundus fipbo D, 
Lacufculus fecundus E. Tertius [igho. *. Canalis G. Ferrum inaxe 
inclufum. B. Primum pium latum. 7. Secundum pilum latum. K. 
Tertium pilumlatum. L, Primum pilumteres. M. Secun?um pilum 
teres N. Tertium pllumteres: o, Axicui P, Chele Q& 
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tempore,qio díuturnz ficcitates fuerint , accidit , machína conftrüitur, cui 
tám humilis & leuis fit rota;ut eam tantulí ríui aqua círcumagere pofsit: eaz 
dem ín canalem decídens ab eo delabitur in inferíoris machínze rotam altá 
etgrauem,quz fiphonibus é profundo puteo aquas haurit. Quía uer tam 
exiguíriui aquaalteram rotam fola uerlare nequit, eíus axis initio uectibus 
à duobus operaríjs círcumagitur, fed quamprimum aquas fiphonibus hau 
ftas inlacum effuderít, eas fuperior machina fuo fiphone haurit, & ín altez 
rum canalem effundit,ex quo etíam influunt ínferiorís machínze rotam ; eiz 
usty pínnas percutíunt., "l'am autem hz aqua quàm ríui canalibus iftis dez 
díuibus inaltiorem illam & grauíore inferioris machinz , que duobus uel 
tribus fiphonibus aquas ex profundiore puteí parte haurit , rotá deductz, 
eam poflünt conuertere, 

Macbine fuperiorisrota A. Eiws[ipho B. Emdemcanalis C, 

Machine inferiorisrota D. Eiwsfipbones E. Alter canalis T; 
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Siueró tíuus tantam aquarum copiam fuppeditat,quanta ftatim rotá alz 
tam & grauem uerfare poteft,tum ad alterum axís caput fit tympanum den 
tatum,id uerfatum circumagit alterius axis tympanum , quod ex fufis cone 
ftat,ei fubiectum: ad utrumg; eiufde axis inferiorís caput fit ferrum teres,Sc 
quafi lunatís obliquatum cornibus, in iftiufmodi machinis ufitatum . Haec 
autem quod utring (iphonum ordines habeat permultas aquas haurit. 
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Atmachínarum,quae pilís aquas hauríüt,item fex funt formz nobís no^ 

tze:quarum príma fic fe habet.Sub fümmo tetrz corío uel cunículo fodítur 
cauerna,acundíg robuftis tignis & afTeribus fubftruitur ;ne ruínís uel hoz 
inínes opprímantur uel machina frangatur . In ea cauerna fubftructa collo 
catur rota , ín axiangulato ínclufa , Axís autem codaces ferrei in dímidiatís 
catillis item ferreís uerfantur: quíín tignís àdmodü robuftis ínclufi funt. 
Rota ueró plerungp alta eft pedes quatuor et tiigínti,raro tríginta,níhil difz 
fimilis ad molendum frumentum fabrícatz : nifi quod paulo fit anguftíor: 
axiab altera parte tympant eftín medio circücirca excauatum,in quod mul 
zc fibula ferreze quater curuatz funt infixae:in quib.quía annulí inhaeret ca 
tena ductaría per fiftulas extrahitur ex lacuna , rurfuscy ín eandem demittíz 
tur pertígna excauata ufq; adad imum libramentum : orbís eft ferreus círz 
cum axículum ferreum:cuíus uterg; codax ín craffi ferri;ad tíienum affixi,ca 
tillo uerfaturtín quo tympano catena ínuoluta aquas pilis hauftas per fiftuz 
las effert. Quaeqp fiftula quíncy ferreis circulis palmum latís & dígítum craf 
fis cíngitur: quí aequalia eius Ípacía díuídunt & muniunt, eorum prímus ei 
cómmunis eft cum fiftula antecedente ín qua includitur: ultimus cum conz 
fequéte,quee ín ea íncludítur:queecy fiftula,excepta príma;fumma parte exe 
trínfecus circumcirca longítudine digitorum feptem crafsitudine tríum exz 
cauata eft;utín eam quae antecedit inferi pofTit:quaeqy , excepta ultima,;ima 
parte interius circumcirca parí longitudine, fed craffitudíne palmi , refecta 
cítut eam qua fequítur recipere poffit: quaecg ferreis fibulís ad putei tígna 
affigitur, utímmobilís mancat.Per has continentes fiftulas aqua pilís catez 
nz ductarize ex lacuna extrahuntür ufqp ad cuniculum:ubi per fuprema fi 
ftulz aperturam exprímunturín canalem per quem effluut. Pilze ueró quee 
ducüt aquam, ímplícantur annulís ferreís catenae düdtaríz : diftatQg una ab 
alterá pedibus fex : conftant ex caudze equínz pilis corío infutís , ne ferreis 
tympani fibulis euellatur: tantze funtututrag; manu capi poffint, Sí autem 
hzc màchína fub fummo terre corío fuerit collocatà , ríuus,quí eius circtiz 
agitrotam,per fubdíales canales deducitur:fi fub cunículo, perfübterranez 
os.Itag; rotz pínnz;ab impetu Bumínis percuffz, progrediétes uerfant ro 
tàm : atqj unà cum eatympanum : quo modo catena ductaría éxtracta pílís 
per fiftulas exprímítaquas. Huíus táchínz rota fi alta fuerit pedes quati 
or & uiginti ex puteo,alto pedes ducétos & decem,extrahit aquas: fi pedes 
tríginta,ex puteo alto pedes ducentos & quadragínta, Sed huic opus eftri 
uo cuí maíor uís aquarum fit. 


&ot4 A. Axis B, Codaces C. Armille D. Tympemum E. 
Anfeferree Y. Catenadu&taria G,. Tigna. E. 
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Altera machina duo habet tympana, duos fiftularum ordines , duas cate 
nas ductarías,que pilís aquas exprimunt; Caetera proxímis prorfus funt fi 
i 5 inilía: 
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milía, Haec machina tii conftrui folet, cdm nímís multae aqux infacuna con 
fluxerüt : atqy has duas machínas uís aquarii uerfat,omnino(y aquae trahut 
aquas,Hocuero eftíndícium accretíoníis et dímínutionis aquarum,quas in 
fe continet lacuna fubterranea, fiue eas aquas hzc altera machina pilís hauz 
ftas per fiftulas efferat,fiue príma,fiue tertía , aliae, E trabis , quz eft fupra. 
puteum tam altum quàm profunda eftlacuna,altera parte lapis;affer altera, 
uterqy uno fune appenfus.Sed híc tamen ferreo filo, quod pendetab altero 
cius capite demíttitur;& quidem lapis ufq ad orís putei latus;affer uero re2 
ctà per puteum ín lacunam,cuíus aquís innatat.]s affer tam grauis eftucfilu 
ferreum,quod ipfius fibulam ferream hamulo prehendit, und cum fune dez 
orfum,lapidem furfum trahere pofsítitaq; quo magisaqua decrefcít,eo ma 
gisalfer deorfum fertur,lapís furfum:quo ueró magis accrefcit, eó magis có 
trà affer furfum fertur,lapís deorfum. Hic cim fere trabem contíngít, quía fi 
gnum dataquas ex lacuna pilis per fiftulas efTe exhauftas , machinae praefez 
ctus riui canales occludit , rotamqy fiftít: cüm ferme terram,quee eft ad orís 
putei latus,attingit, quía fignificat lacunam effeaquis,qua ín eam rurfus co 
fluxerunt,repletam(aquz ením attollunt afferem, atqy ita lapís 8€ funem & 
filum ferreum retrahít)idem praefectus canales recludit: quare aquae ríui ite 
rum percutientes rotze pinnas ueríant machínam, Quoniam ueró operartj 
plerungg anníuerfaríjs diebus feftis non laborant, & profeftis non femper 
prope machínam,atq; ea,fi res hoc poftulat,continenter trahít aquas, tíntiz 
nabuli fonus afsídué auditus declarat machinam hanc zequé ac prímam in2 
tegram & nulla re impedita uerfarí:id ex axículo ligneo , quem cótínenttra 
bes,quz funt fupra putei funículo appenfum eft. Alter uero funículuslon 
gus,cuíus fuperíus caputad axículum relígatum eft, demíttítur in puteum: 
inferiori eíus capiti alligatum eft lignum : quod quotíes axís manus percuz 
tiunt,totíes tíntínabulum cómotum fonítum reddit, Tertíaaut iftius gez 
nerís machína tunc utuntur metallicí,cüm nullus ríuus,quí uerfet rotam,de 
ducí poteft:cuíus haec eft fabríca, Cauernam prímo fodíunt:quam etíam ro 
buftis tignís & afferibus conftruunt,nelatera ruinas edant, que labefactet 
machinam & homínes Izdant. At fuperiorem cauernz partem contegunt 
tígnís:ut equí machínam trahentes per ea pofsíntíncedere, Deinde iterutiz 
gna ad fedecim,longa pedes quadragínta,lata & craffa pedem unum, fibuz 
lis ín fümmo cóiuncta,in ímo díuarícata erígunt: eorumqy fingulorum infe 
riora capita ín fingulorum tígnorum humi ftratorum formis includunt, & 
tértío quodam connectunt:quo modo rurfus fit area círculí fpeciem habes, 
cuíus]línea dímetiens fit pedu quinquagínta, Per foramen,quod eft ín mee 
dia area, defcendit axis quadrangulus ftatutus,longus pedes quínqg & qua 
draginta,craffus & latus fefquípedem:cuius codax inferior uoluítur ín catil 
lo tigni humi ín cauerna ftratí; fuperior ín catillo tígni , quod in fummo fub 
fibula ín formís duorum tígnorum erectorum eft inclufum. Catillus inferis 
Or díftatab altero cauernze latere , tem ab eiufdem fronte & à tergo pedes 
xvir. axiad pedem fupra inferíus caput eft rota dentata:cuíus línea dímetiz 
ens habet pedes xxix. Earota conftat ex quatuor radijs & octo curuaturís, 
Radij funtlongi pedes x v.crafsi & latí dodrantem: quorum alterum ent 
: à ínclue 
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ínclufum eft ín axe,alterum ín formis duotum curuaturarum,qua parte cós 
iunguntur, Hze curuaturz craffze funt dodrantem, latze pedem : ex quibus M 
furum uerfus eminent & extant dentes recti;alti dodrantem,]ati Íemípede, 
| craffi digítos fex:quí uerfant tympanum alteríus axís ftrátí,id conftat ex du LUE 
| odecim fufislongís pedes tres,latis & craffis díoitos fex : quod circumactit im 
uoluítaxem,circum quem eft tympanum,habens fibulas ferreas quater cur NIE 
uatas:ín quibus annuli catenze ductariz , qu pilís per fiftulas haurít aquá, Su, 
ínhzrent, Huius axís ftratí codaces ferrei in armillís,quz ín medio trabíum Md) 
funt ínclufze,uerfantur.Supra loculamentum rotz ín axís ftatuti formis caz 
pita duorum tígnoru oblique afcendentíuim ínclufa ibulantur, Borundem 
uero capita fuperíora fuftinettígna tranfüerfaría duplicata, ítem in eíus forz 
mís ínclufa . In altero autem tigni tranfuerfarij capite ínclüfum eft tigillum; In-A. 
quod quafi ex duplícato pendet: cui fimiliter inferius tignum curtum eft in v DU NM d 
dufum,Id uero habet ferreum clauum,qui recipít catenam,atqy ea rurfus fta 
teram,Hanc machínam,quz extrahít aquas ex puteo , alto pedes ducentos p 
& quadragínta,duo & tríointa equi círcumagunt:atqy eorum octo quatus 5 
or horís : deinde hi quíefcunt duodecim horis , & totídem ín eorumlocum ; 
| fuccedunt. Talís autem machína ad radíces Meliboci montis & ín üícinís hi nM 
| locís eftufitata, Quín,fi reshoc poftulat;plures eíufmodí machinze üníus j 
| uenz fodiendz gratía, fed alía alío ín loco profündiore folent conftrui : ut ! 
in Carpato monte Schemnicij tres : quarum infima ex ínfima lacuna trahít | 
aquas ad prímos canales,per quos ín fecundam lacunam influunt:medía ex í 
fecundalacuna ad fecundos canales, é quibus ín tertíam lacunam defluunt: 
fuprema ex terra ad cuniculí canales,per quos effluunt, Eíufmodi tres ma» 
chinas círcumagunt equi fex & nonaginta:quí per puteum decliuem & cos 
chlez inftar contortum gradibus defcenduntad machinas: quarum ínfima 
inloco profundo eft collocata:qui diftat à fubdiali terrze corío ad pedes fex 
centos & fexaginta, 


Axisflatutus A, Rotadenteta B. Detttes C, Axis flratus 
D, Tympanum,quod conftat ex fufis &. Alterum tympa- 
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tuor robuftí uírí circumagunt: unus ením uel duo trahunt uectes;unus uet: 
duo eofdem truduntjatgg íta illos iuuant. V iciffim aüt alij duo uel quatuog 
in eorumlocu fuccedunt.Sucula íftius machínz, non aliter ac ftratus alíaru 
machínarü axis, habet tympanu, íri cuíus ítem fibulís ferreis annulí catenze 

| ductaríz ínhzrentes aquas pilís per fiftulàs hauriuntaltítudine pedi octo 
& quadraginta. Altíus ením eas extrahere nó poffünt humanze uires,quod 
laborille maximus non homínes modo,fed etíam equos defatiget, INamífío ti 
laaqua rotam;cuí eft eiufmodi tympani,contínenter poteftimpellere:plue 
rcs etíam íftíus generís machinz , ut próxímac;unius uen fodiedae gtatía, 
fed alía alio in loco profundiorefolentconftrui, — 


Sucda A, Tympanum B. Catenadu&aria C. Ple D; Fibule E. 
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Quínta machina partím tertíz fimilis eft;partím quartze.|Nam à uírís ros 
buftisut haec círcumagitur: ut illa duos habet axes, quancg utruncp ftratu 
& tría tympana utríufcy axís codaces fic ín tígnorü armillis ínclufi funt , ut 
exilirene queàt.Inferiori autaxi altera parte funtuectes;altera tympanü den 
tatum:fuperiori altera tympanum quod ex fufis conftat;altera íd, in quo fi ii A 
bulz ferreze funtínfixoe: quibus annuli catenze ductariz fimiliter inhzerenz | l3 
tes aquas pilís per fiftulas eadem altitudine hauriunt. Hanc machínam uoa 
lubilem duo uirorum paríauícifTim uérfánt;alterum ftans laborat , alterum 
dii feriatum 
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dine pedum fex & fexaginta. 


DE RS METALLICAÁ 


feriatum fedet:dum munus uoluendi exercent,unus uectes t rahit,alter true 
ditsympana ad machínam facilius circumagendam adiuuant. 


Axes A. Rotaque caleatur B. Tympanum dentatum. C, 
Tympanum ex fufis conftans D. Tympanum,in quo infixe 
fet fibule ferre. E«. Aliera rota. r^ Pile. G» 
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Sextz machinz item duo funt axes:inferior altera parte habet rota, quas 
àduobus calcantibus uerfatur , altam pedes tres € uiginti, latam quatuor, 
PN ut alteriuxtaalterum ftare poffitzaltera tymparium dentatum. Inferiori uee 

ró funt duo tympana & una rota:alterum tympanum ex fufis conftat; in ale 

I tcro infixze funt fibula ferreze . Roa fimilís eft ei, quam habet fecunda mae 
Mi chína, quz terras & faxorü fragmenta potifsimüm ex puteis extrahít, Cale 
I cantes autem ne cadant maníbus prehendunt pertícas, ad rotze latera interi 
" usaffixasrquam cim uerfant tympanum dentatum fimul círcumactum im» 
pellit alterum,quod ex fufisconftat,quo modo ruríus annuli catenz ducta 

ría tertij tympaní fibulis inhzerentes aquas pilis per fiftulas hauriunt altitu 
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pedes xn. in jd riuüsper fubdíales canales aut cunicülii dedücitur.Caftel^ 
lo funtduo oftia et totíde fores habentes fuperiori parte uectes;quib.leuari 
in ntís excauatís et rurfus demitti poffunt,utíllo modo oftia referátur,hoc 
claudantur.Sub oftíjs funt duo cariales,ex afferib;facti: quí excipiut aquà e 
cáftello effluente,camqy ín rotat pinnas infuridüt:quo impetu percuffe uer 
fanttotam:breuior defert aquas , qux pércutíunt pínnas rotam uoluentes 
uerfüs éaftellum: longior eas,qu& percutíunt pinnas rotam uerfantes ín có 
tráriam partem. Rotz autem theca fiue loculamentum conftat ex contíena 
tíone,ad quam etíam interius affixa funt tabulz, Ipfa rota eft alta pedes fex 
& trigintasatg; índlufaínaxi.Habet uero duplicesut am dixi; pínnassquae 
rum dier alteris fitu funt oppofitasutrota modo uerfus caftellum uerfari 
poffitmodo retro contrario motu, Axis quadrangulus eft etlongus pedes 
xxxv. craffus & latus pedes duos:cuí poft rotam ad pedes fex funt quatus 
or orbes alti & craffi pedem : quor unufquifcg ab alío diftat pedibus qua» 
tuor, Ad hosaffixa funt clauis ferreis tot tígna , uteos orbes omnes contes 
gant, Vtautem continenter collocari pofsint,in fummo funtlatiora,in imo 
anguftioratátqi ifto modo fit unum tympanum, círca quod uerfatur catena 
duéctaría,cuíus capitibus implicati funt unci bulgas prehendentes, Tale ues 
ro tympanum íccírco conficitur,ut axís ínteger maneat.Id ením cum ufu de 
terítur facilereparari poteft.|Non longé praeterea ab axís capite eft alterum 
tympanum altum undicy círcum axem pedes duos, latum unum; huicharz 
pago,quoties res poftulat;impactus machinam retínet : quí qualís fit fupra 
explícaui. Ad axem írifundibuli loco eft tabulatum aliquantum dediue , lia 
beris ín fronteuenz latítudiném quindecim pedum,& totidem ín tergo: ín 
cufis utracg parte palus cft robuftus;habens.catenam ferream, cuí grandis 
eftuncus.Hanc machina quíng; homines enbernant:unus quífores demít 
tens óftía caftelli occludit, & eofdem ad fuperíorem partem trahens recluz 
dit, Atqg rectorille machine iuxta caftellum ín loculamento penfilí confiz 
ftit. Itacg cuim altera bulga íam fete ufcqg ad rabulati declíue fuerit extracta. 
claudit oftium ut rota fiftatur . Effufa autem bulga referat alterum oftíu, ut 
altere pinrid ab impetu aquarüm percufTe rotam ín partem contraríam a2 
gant, Quod fimox oftíum occludere non poteft, & aquarum fluxione con 
tinere, inclamatfocíum atqj eum iubet harpagonem fubleuatum alteri tym 
pano ímpíngere;atqy ficrotam fifterc, Duo ueró uicifsim effundut bulgas : 
quorum álter ftat ín ea tabuláti parte,quee eft ín fronte puteí:alter ín ca quae 
eftín dorío.Itacy fi bulga íam feré fuerit extracta, cuíus reí fignum datannu 
lus quídám catenae ductariz, qui in altera tabulatí parte confi ftit:alterithar 
pagonem; hoc eft grande ferrum uncinatum uní catenae ductaríae annulo 
Ímplícat;& partem catenz fubfequentem omnem ufg co ad tabulatum tra 
hít,dum bulga ab altero effundatur. Et quidem iccirco ut catenze ductaríze 
pars cumaltera bulga uacua demiffa fuo pondere relíquá eiufdem catenae 
partém deaxenortdetrahat;totaQ ín puteum nó íncidat.Sed eiufdem làbo 
tís focius cernens bulgam aquis plenam ferme effe extractam;inclamat ma» 
chínz tectorem,eumqy iubet oftium caftelli claudere , ut fpacium effunden 
díhabere pofsit, Bulga effufa rector machine alterum caftelli oftíu prima 
ks. dp ra CE alíquans 
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alíquantuni recludit, ut ea catenae ductaríze pars cum bulga ínaní rurfus ít 
püteum demittatur: deínde totum referat.]tacg cm íam pars catenze ad ta 
bulatum tracta rurfum círcumuoluta, tympano etíam ipfa demifTa fuerit iri 
puteum,extrahit uncum alteríus harpagonís erandem,quií eum annulo caz 
tenz implícauít, At quintusiuxta lacunam in fofTa quadam latente cófiftit: 
nejficontíngat ut annnlo dírupto pars catenze autaliud quíddam decídat, 
lzedatur:ís batíllo ligneo € bulgam regit et aquas ín eam íngerít,fi fua fpon 
teipfas non hauferit, Quoniam uero nuncin fupremam cuíuftg bulgze par 
tem infuunt circulum ferreum ut femper pateat , & ín lacunam ímmilTa per 
féípfa hauriat aquas , non opus eftullo bulgarum gubernatore. Praeterea 
quía hís temporibus eorum;qui ín tabulato .confiftunt,alter bulgam effunz 
ditalter uectibus demifsis oftía caftelli occludit , aut furfum tractis referat: 
ídem uncualteríus harpagonís grandem annulo catenz folet ínijcere:quo2 
modo tres tantum ín hac machina regeda operas dant, Q uínetíam quía ín2 
terdum ís,qui effunditbulgam, príorem harpagonem fübleuatü alterí tym 
pano ímprímens rotam fiftit,duo omnem laborem fibi fumunt, 


' Caftellum. A. Canalis B. Vecles € D. Canales fub 
offjs E r. Pinne duplices G H. Axis 1. Tympa- 
nummaius K. Catena du&aria L, Bulga M, Locus 
lamentum pen[ile N. Re&ormachine o. 
yiri effundentes bulgas P. Qu. 
| o Bed 
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Sed de machinis tractoríjs fatís:nüc dícá de fpiritalib. Cum puteus fuerít 
ualde profudus ad qué nullus cunículus, nullaue foffa lates ex altero puteo 
pertínet:aut cunículus admodulongus ad qué nullus puteus pertingit , tuc 
aer,quód extenuarí nó poffit,fofforib.craflus offunditur;atg; difficulter fpi 
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ránt.Interdu ctiá fuÉfocantur: àrdentes quos lucernae extínguuntur, Itacg 
opus eft machinis,quas etíam Graeci gvsvuuarzixae, Latini Ípiritales appellaz 
rét:etfi uoce nó míttut: nàmípfe efficiututfofTores ex facili fpírare & opus 
inftitutu perficere pofsínt.Earü tría funt genera, Prímum uentí flatus excez 
ptosín puteu deduces ín tres fpecies díuiditur: quarü prímia fic fe habet, Sü 
perputetiad qué nullus cuniculus pertínet , tría tíona, quam puteus paulo 
longíora;collocátur:primü fuper eíus froritealteru fuper medíu puteuterz : 
tí Deni ciuíde tergu.Eorü capita habet foramína, ín qua palí, ad imu cune - 
atiores,ímmilfi altius, paríter ac prímze machinze tigna, ín terrá adigütur ut : 
maneant immobilia, Quodgj illorü tíenorii habet tres formas ín quib. ina: 
clufa funt tría tigna tranfuerfaria:quorirunü dextrü puteilatus occupat: alz: 
teri finiftru:tertíumediu püteu. Ad hoc & ad illud alteri , quod etía fuper: 
mediu puteü collocatü eft,affiguntur afferes ficalterné coagmentati,ut fem 
perantecedentís modicá cómifTuram fequens obtineat : quo fané modo fiz- 
unt quatuor angulí et totíde íntermedía cauajqua uentos undíqg flantes có 
cipiunt. Vt uero ad fuperiora fublati nó eluctentur,fed retró ferantur ; affe 
res operculo,in orbis figura formato fuperius tectí funt;inferíus patet: qua 
re uentis necefsitate quadá putei quatuor íftís foraminib.infpirantur.Attaz 
menid genus machíná operculo tegere neceffe nó eft in hís locís,ín quibus 
ficlocarí poteft;utuentus perfupremam cíus partem flatum infpíret; 


Tignaflrata A. Palicuneati: B, Tignatrenfuerfaria C. Afferes D. Cau Ei 
Venti F, Operculum: Gy Puteus: H,- Machina carens operculo: 1;- 
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Secunda huíus generís machína uenti flatus ín puteum canalí longo ínz 
ducit.Is ex quatuor afleribus totíes coniunctis & coagmentatís,quotíes al^ 
títudo putei hoc poftulat,in quadranguli figuráformatur: eiusQg cómiffue 
rz terra píngui & glutínofa aquís madefacta oblínütur: eiufdem canalis os 
ex puteo ucl extat, & quídem altítudine trium quatuorue pedum: uel non 
extat:fi extat,fpeciem infundibulí quadranguli prac fe ferens latíus & paten 
tius quàm ípfe canalis eft,ut eó facilius latum concípere poffit:fi non extat, 
latius canali non eft, fed ad id é regione uentifpirantís afferes affiguntur, 
qui flatum excipientes ín ipfum ingerunt. 


Os canalisextans A. Afferes ad canalis os, quod non extat affixi 
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ftatuitur uas lígneuligneis circulis cínctu;altü pedes quatuor,latu tres : cue 
ius os quadrangulü,quod femper patet,uenti lati concipit,SC eum uel una 
fiftulaín canalem longü,uel plurib.in puteu deducit. Suprema fiftulze pars 
incluía eft ín orbe tam craffo;quàm uafis fundi eft:paulo mínus lato,ut uas 
circum ipfum uerfari pofsit. Ex orbe tame fiftula extans includitur ín rotun 
do foramíne,quod eft ín medío uafis fundo : qua parte ad fiftulá affixus eft 
axiculus ftatutus, quí per uas feré medít penetrás fertur ín operculi , fundo 
fimillimi,foramen,ínGg eo íncludítur,círcu qué axículuimmobíle & fiftulae 
orbe uas mobile facillime uerfatur à lení aura fpírate, neduà uento, qui eius 
alá eubernat:ea ex tenuibus tabellis conftans ad fuprema ua(is partem affi 
xa eft:& quidem é regione fpíritalis orís: quod effe quadrangulum & fem» 
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per patere dixi.Etenim uentus,ex quaciig; mundi parte fpírauerit, alà proz 
pulíam rectà uerfus partem ei aduerfam extendit: quo modo uas os fpírítaz 
leinipfum uentum obuettít;quod cíus flatura concipit,eumqg fiftula in caz 
nalem longum;uel fiftulisin puteum deducít, à 


Vas ligneum. A, Circuli 8, Osfpiritale: c, Fiflda b. Orbis 5. 
Axicwus F. Foramen quod eft infundowafis: G. Ala xi, 
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Alterum machinarum fpírítalium perius ex flabellís conftat;itemtg uatiz 
um & multiplex eft: nam Habella uel ín fucula íncluduntur,uel íi axe. Sí ín 
fucula,ea aut cauum tympanum,;ex duabus rotís & pluribus tabülís ínter fe 
coagmentatís compofitum , ín fe contínet , aut quadrangulumloculamenz 
tum.Sed tympanu ímmobile;atcg a lateribus claufum ibídem rotunda tariz 
tummodo habet foramína:& quide tanta;ut fucula ín eis uerfarí pofsit : fed 
habet praterca duo fpiritalia foramina quadrangula:quorum fuperius con 
cipítauram : inferíus canalís longus excípit,quo eadem ín puteum índuciz 
tur,Buculz autem capíta uttíngs ex tympáno eminentía chelze ftipitum;uel 
tíionorum caua crafTis laminis ferrata fuftinent: quorum alterum habet uez 
€tem, ínaltero quatuor ínfixz funt pertíce , quibus capita craffa & grauía 
funt;ut eorum pondere fucula cum círcumagitur depreffa ad motum proni 
or fiat:ítacs cum operaríus uecte uerfat fucula,flabella,quze qualía fint pau2 
ló poft dicam,foramine fpírítalí auram hauríétes ín alterum foramen,quod 
excipit canalis longus,mpellunt:qua per eum penetratín puteum. 

o0 3 Tympanum 
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Tympámum A, Loculamentum B. Foramen fpiritale c. Alterum foramen D, 
Canalislongus E. SwcWla F. EiusueQus G, Pertiee H. 
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Loculanientó prorfus eadem quc tympano funt: fed alterum altero lon 
9é preftat.Etením flabella tympanu fic occupare poffunt, ut ipfum undigs. 
fere attingant, omnem; auram conceptam ín canalem longum impellant: 
loculamentü propter angulos fic occupare non poffunt : ín quos quód auz 
ra partím recedat,ipfum tam utile quàm tympanum cfle nó poteft, V'erüm 
loculamentum non humí modo locatur, fed etíam fuper tíena, ficuti mola, 
quam uerfant uenti, ftatuitur, habetQy eíus fucula loco uectis étíam extra i2 
píüm quatuor alas molz alís fimiles. Haze ímpetu uentorum percuffz fucuz 
lam circumagunt:quo modo éíus flabella,quz íntra loculamentü funt, uen "n 
tum foramine fpiritali hauftum,per canalem longi puteo infpirant , uan ) 
quam aute huic machínze nullo opus eft uectíario , cuíriiérces perfoluatur, 
tamen quía cüm caelum filetà uentis,utfzepé file&;nó uerfatur , minus quàm 


ceterae eftad uentulum puteo faciendum accommodata. 


Loculamentum bumi locatum A, Eius foramen fpiritale B, 
Eiu(dem fucula babens flabélla. C; . v e&is [ucule. D; 
Eiufdem pertice. E. Loculamentum [upra tigna ftatutum. Y; 
Ale quas fucula babet extra loculamentum. G; 
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Siuero flabellaincluduntur in axe, ea plerung; cau tympanu, ítem im» 
mobile capít:cui axi ex altera parte eft tympanum,quod ex fufis conftat: id 
8 O 4 inferioris 
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inferiorís axís tympanum dentatum circumagít,ipfum àrota, cuius pinnas 
aquarum impetus percutít,uerfatum: fi locusaquarum copíam fuppeditat, 
hanc machinam fabricari utilifsimum eft,& quod nullo egeat uectíarío,cui 
merces danda fit,& auram perpetuam puteo per longum canalem ínfpíret, 


Tympanumcauum. &. Eius foramen [piritele. B, ^ Axis cui flabella 
funt. €. Eius tympanum quod ex fufis conflat D. Axisin- 
ferior E. Eius tympanum dentatum. Y. Rota G, 
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"Flabellorum uero , quz ín formis fuculz uel axis inclufa tympanu & Ioz 
culamentum ín fe contínent;tría funt genera: unum fit ex tenuibus tabulis, 
altís & latís proutaltitudo & latitudo tympani uel loculamenti poftulat: al 
terüm ex tabulís eque latís;fed humilibus , ad quas tenuia &longa populi 
uclalteríus arboris lenta refegmiína funt affixa: tertium ex tabulis proxiz 
mis fimilibus, ad quas alz anferü duplicate uel triplicatee funt affixze . Hoc 
mínus ufitatum eft quàm fecundum:quod rurfus mínus quàm prímum. In 
cludütur aut flabellorum tabulae in quadrangulis fuculze uelaxís partibus. 


Primum flabellorum genus. A. Secundum B. Tertium. C, 
Sucule pars quadrangula. D, Eifdemrotunda E, Vettis F. 
Tertium 


LIBER SEXTVYVS 164 


SERBNSUEy- MNET bie 
Tertium machinarum fpiritalium genus,non mínus quàm fecundum ua 
rium & multiplex,conftat ex follibus : quorum non flatu folum putei & cu 
niculi canalibus longis uel fiftulis ínfpirantur, fed etíam hauítu à grauibus 
& peftilentibus halitibus purgantur, Hos diíducti foraminibus fpírítalibus 
per canales hauríunt & ín fe allíciunt illum compreíli per nares ín canales 
uel fiftulas infpirantieos uero uel homo comprímít,uel equus , uel impetus 
aquz.Si homo,fuper canalem longum,ex puteo emínentem, fic ponítur && 
ad tigna affigitur inferius follis maeni tabulatum, ut, cm flatum per cana2 
lem infpírare debet,eíus narís in ipfo íncludatur:cüm graucs ucl peftilentes 
halitus haurire, canalis os follis foramen fpiritaleundiqs comprehedar: fed 
cum fuperiore follis tabulato uectis copulatus;per medij axículi formam,ín 
qua ficinclufus eft ut ea parteimmobilis maneat;penetrans defcendit. Axiz 
culi autem codaces ferrei in foraminibus tignorum ftatutorum uerfantur, 
Itaq; cüm operaríus uectem deprímit fuperius follís tabulatum attollitur, fi 
mul & fores fpírítalis foraminis fpiritu rapti aperíuntur:quomodo follís, (i 
narís eíus ín canali ínclufa fuerít,aerem liberum ín fe allícit;fin canalís os foz 
ramen eíus fpírítale comprehenderit , eraues uel peftilentes halitus ex pu4 
teo,centum & uiginti etíam pedes alto,trahit & canali haurit. Cüm ucro laa 
pis ín fuperíus tabulatum ímpofitus ,id deprímit fores fpírítalís foramis 
nis clauduntur, & follis priore modo aerem falubrem per narem canali 
j infpirat: 
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infpirat: altero graues uel peftilentes halitus conceptos per eandem narem 
expírat. Quoniam uero tuncaura falubrís maiore putei parte intrat, foffo» 
res,quod ca fruantur, laborem fuftinere poffunt: nam putei minor quadá 
párs,qua in zeftuarij loco eft, ab altera maiore tabulís contínentibus,, &ex 
fummo puteíad imum ufq pertínentibus,diftinguenda eft:per quam tana 
lislongus,fed an guftusferé ad ímas putei fauces defcendit, | 


Puteipárs minor A. Canalis quadrangwlus B. i 
Follis- C. Putei pars maior D. 


Vbiueró nullus puteus ín eam altitudinem fuerit depreffus, ut cunicuz 
lum,longíus ín montem actum,attingat, fabricetur talis machína, quam ite 
operarius trahat:iuxta cuniculi canales,per quos aqua effluit fiftulz líoneae 
MU collocentur arctius connexze,ut flatum contínere pofsínt. Hze ab ore cuniz 
culi ufqy ad ultimam eius partem pertineant: ad quos os exiftat fóllis fic col 
| locatus,ut flatum concepttim pet narem fiftulis, uel canali longo , infpirare 
| pofsit. Quia ením alíus flatus alium femper íimpellitin cunículu penetrans 
| ADM aerís mutationes facít:quare foffores inftituta perficere poffunt. 


IM Cuniclus A, Fife B, Naris diplicatifollis. c. 
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Sin halítus graues follibus é cuniculis hauriendi fuerint,plerügg ttes du» 
plicati uel tríplicati;naríbus carentes & príore parte claufi , ín fedilibus colz 
locantur: quos operaríus non alíter pedibus calcando cóprímit, ac eos qui 
in templís íunt ad organa, quz uarios & dulces fonos edunt. Follium aute 
quifc; graues íftos halitus inferioris tabulati foramine fpiritali per canalem 
longum tractos foramine tabulatí fuperioris expírat uel ín aerem liberum, 
uelinalíquem puteum;uel ín foffam quampíam latentem . Hocforamen fo 
rículam habet,quam flatus noxíus totíes aperít,quotíes exít.uoníam ue 
ro aerem follibus tractum alíus contínenter fubfequitur , non grauís modo 
extrahítur ex cunículo mílle & ducentos pedes longo , aut etíam longiore, 
fed falubris naturalíter ipfum cóofequens ín eundem parte eíus aperta , quae 
extracanalem íllum longu eft, trahitur, Quo modo cüm aerís mutationes 
fiant/foffores laborem fufceptum fuftínere poffunt: quod genus machinae 
ni effent inuétze,metallici neceffe haberent duos cuniculos in montem agez 
re,& poftpedes fummum ducentos femper puteum ex fuperiore cunículo 
ad inferiorem pertínentem fodere,ut aer,quí ín illum ínfluxit ,ín hunc pute 
is defcendens fofforíbus falutaris effe pofsit: quod fine magno impendio 
perficere non poffent. At duas machínas füpradictis afsimiles follibus equi 
uerfant;:quarum altera ad axem habet lígneum orbem, circumcirca gradiz 
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bus diíftinctum;quos equus in clauftris, fimilibus hís, in qua equi folis fera 
reis calceandi induci folerit;ínclufus contínenter,pedibus calcans orbem fis - 
mul cum axe círcumagit: cuíus denteslongi deprímunt tígilla folles com 
primentía. Quale uero fit organum quod cos rurfus díducit, & qualía funt - 
ipforum fedilialibro nono planíus explícabo.Follís autem quifcp fi graues ' 
halitus ex cuniculo trahit, eos fuperioris tabulatí foramine expirat: finex - 
puteo; codem uel nare. Orbi praterea eftrotundum foramen, quod, cüm 
machina fiftenda eft,trude traijcítur. Alteraueró machína duos habetaxes, 
ftatutum equus uerfat:eíus autem tympani dentatum circumagit axis ftraz 
títympanum;quod ex fufis conftat, Caeterís machína fimilis eft proxímae: 
híc etíam follium nares ín canalibus longis collocatz;flatum ín puteumuel 
.«uniculuminfpirant, ^. 
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Machina primo defcripta |.&, 
* Operarius ifte pedibus calcans folles comprimit B. 
Folles naribus carentes. C. 
Foramen quo graues balitus fune flatus expirant. D» 
Canaleslongi E. Cuniculus F, 
Macbina fecundo defcripta G. 
Orbis ligneus H. Eius gradus 1, Clauftra ;Ks 
Eiufdem orbis foramen V, "rudes M. 
Macbina tertio defcripta . 
* Axisffatuus o. Eins tympanum dentatum. P« 
Axis ftratus. Q.. 


Eius tympanen, quod ex fufisconftat. 
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Vtaüthzcproxima machína grauiorem acrem putei & cunículi emeria 
darc poteftita etíam uctus ratío euentilladi affiduo línteorum íactatu , quá 
p X éXplís l; 
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explícauit Plinius. Aer ením non tantum ipfa putei altítudine, euius rei illé 
mentíonem facit,fit grauíor,fed etíam cunículi longitudine, 
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Atmetallicorum machinze fcanforíz funt fcalze, ad alterum putei latus af 
fixzchz pertinentuelad cunículum;ucl ad folum puteí:earum fabricam no 
neceíTe habeo tradere quód omníbus in locis fint ufitatze , & n6 tam artem, 
cüm conficiuntur,requirant,quàm diligentiam cüm affiguntur. V erüm me 
tallící non folum fcalarum gradibus defcendunt in fodinas, fed etíam infiz 
dentes ín bacillo uelín crate,ad funem ductaríum relígata,ín eas demittune 
tur trib. machínís tractoríjs quas prímo defcripfi . Cim preeterea putei ual 
dé deuexi fuerintfoffores alijQy operarij infidentes ín corío,circum lumbos 
dependente, quafi deuchuntur non alíter ac pueri tempore hyberno, cim 
ínaliquo colleaqua conglacíauerit frigoribus. Attamen ne decidant altero 
brachío círcundant funem extentum , qui fuperíus ad tignum , quod ados 
putei collocatur, relígatus eft:ínferius ad palum,ín eíus folo defixum. His 
tribus modís metallici defcendüt ín puteos:quib. annumerarí poteft quare 
tus:quí eft, càm homines € equí per puteum , ut díxí,decliuem & cochleze 
inftar contortum gradibus ín faxo íncifis defcendunt ad machínas fubtere 


raneas;atqy rurfus afcendunt. 
Defcendens 
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Defcendens gradibus in faxo incifis. D 


Defcendens [calisin p 
imfidensin corio c. 
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P eftat de malis & morbis metállicorum ac de modis quibus fibiab ipfis 
cauere poffunt: nam femper maíorem ratíonem ualetudínis fuftentandz, 
quàm lucrí cíendi habere conuenít,utliberé munerib. corporís fungi pof 
mus Eorum aüt malorum alía affliguntartus;alía edunt pulmones, par» 
tím oculos , quedam deníq; homines ínterimunt. Aquaín quibus piiteís 
íneft multa & frígidior crura uitiare folet:etením frigus eft ínímicu neruis, 
Sed fofforesad eam rem fatis altos perones fibi comparent, qui cruratuean 
turab aquarum frigore:cuí cófilio quí non paruerit, is magno afficietur íne 
cómodo ualetudínis:pratfertím cünruíxerit ad fenectutem. Contra ueró à» 
liqua fodínz adco ficca funt, ut prorfus aqua careant: quz aridítas maius 
etiam malum dat operarijs:fiquidem puluís,qui cietur & agitaturfofsionis 
bus,penetrans ín afperam ufcy arteríam & pulmones,parit difficultatem an 
helítus & uítíum, quod &edue Graci nominant, Quod fi uim corrodendi 
habuerit,pulmones exulcerat,G& tabem íngignit in corporibus:hinc ín me 
tallis Carpati montis ínuétae funt mulíeres,quae fepte uiris nupferunt:quos 
omnes dira illa tabes immatura morte affecit, Aldebergi certe in Miifena in 
fodínís reperitur pompholyx nígra, quae ufqs ad offa exedit uulnera, & ul 
cera, Ferrum quoqy corrodít: atqj ob íd daui earum cafarum omnes funtlis 
gneí.Quín etíam cadmize quoddam genus eft quod operariorum pedes,ae 
quís madidos,itemty manus exedit: pulmones & oculos lzdiít. Fodientes 
igitur fibínon modo perones comparent, fed chírothecas etíam ad cubíti 
ufcy altas:& ueficas laxas illigétfacíei. Perhas ením puluís neg trahetur ad 
arteriam & pulmones,nec ín oculos inuolabit:non diffimiliterapud Roma 
nós fibi tauebant minij conectores , ne puluerem eíuslethalem haurirent, 
"l'um difficultate anhelitus parít aerímmobilís manens tam ín puteo quàm 
in cunículo:cuí malo remedía funt machínze fpiritales , quas pauló anté exe 
pofui, Sed eftaliud malum magis peftiferum, quodi homini mox affert 
necem;ín quibus puteis, uel fofsis latentíbus,uel cuniculis duricies faxorü 
igni frangitur,ín hís aer ínficitur ueneno: fiquidem uenz & uenulz cómit 
rnm faxorum exhalant fübtíle quoddam uirus, ignis ui expreffum ex rez 
bus metallicís alijsty fofsilibus:quod ipfum cum fumo fubleuatur, non alie 
teracpompholyx,quz in officinis, ín quibus uenze metallícze excoquütur, 
ad fuperiorem paríetís partem adhareícitid (i ex terra euolare nequiuerit, 
fed deciderítin lacunas,atqp eís innatauerít,perículu conflare folet, Etenim 
fi quando aqua íactu lapidis aut alteríus rei cómota fuerit,rurfus ex ipfis Tae 
cünís euolatiitatg fpiritu ductum homínes inficit: fed idem magis efficit fuz 
musigninondum extincto. Corpora autem animantium ifto ueneno infez 
&a plerungy continuo turgefcunt, & omnem motum ac fenfum amittunt, 
finecj dolore intereunt, Homínes etíam ex puteis fcalarum gradibus afcens 

dentes, ubi uírus íncrementum fumpferit,rurfus in cos decidunt: quía maz 
nus non faciunt fuum officium globofzetg & rotundz ipfis uidentur effejiz 
temq pedes. Aut fi bona fortuna parumper lafi ex hís malís euaferínt,palli 
difunr & fimiles mortuorum.ltag; tunc nemo ín eam ipfam fodinam uel ín 
proximas defcendatzaut fi fuerit ín eís,afcendat ocyus . Prouidi certé folers 
tesy foffores die V enerís ad uefperam incendunt ftruem lígnoru: nec ante 
: diem 
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díem Lune rurfus in puteos defcenduntjaut ingrédiunturin cunicufos,Ins 
terea uis illa fumi uirofi euanefcit, Eftetíam ubiratio cum Orco habetur: 
nam quídam locí metallici,lieet rari (intfua fponte uírus gignunt, peftilena 
temp auram exhalant:ficut etíam quaedam uenarum cauernz , fed hae Ízepi 
us graues halitus in fe continent, Ad Planam Boemíz oppidum funt nona 
nulli pecus quí quibufdam anni temporíbus halitum ex acidulis emíttunt 
lucernasreftinguentem,& foffores,díutius iii eís morantes,necantem, Plia 
ntis quocp fcripti reliquit: Depreffis puteís fulfurata uel alumíriofa occur» 
rentia putearios necant,experímentum hüíis periculi deniiffà ardes lucers 
nafi extinguatur: tuncfecundum ptiteiim dextrà ac finiftra fodiuntur zcftu 
aría,quae erauíoreni illum halitum recipiant. V erum Planz conftruunt fol 
les,qui graues iftos halitus hauríétes huic malo medentur, de quibus fuprà 
dixi. Quinetiam interdum operarij de fcalis in puteos delapfi brachía;crue 
ra;ceruíces frangunt, aut decídentes ínlacunas fuffocantur: pleruncg uer 
in caufa eft negligentia przefidís: cuius eft propríum munus & fcalas íta ues 
hementerad tígna affigere utnonabrumpantur, & lacunas , ad quas putei 
pertínentjita firme afferibus iuis ,üé ipfis motis homínes decídant ín 
aquas:quocirca prarfes diligenter fuum mtinus exequatur: tum íanua cafze 
non uergatín aquíilonem,ne tempore hybetno fcalz frigoribus congelent: 
namíd ubi factum fuerítymanus frigore tígentes, uel lubrícae fuum tenendi 
officium facere non poffüntiipfi eam hómiries (int proxíidi;ne, (i riihil ho2 
rum fuerit,fua cadant íncuria. Concídunt praetéteà montes,eat ruina opa 
prefsi homines intereunt, Certé cum quondam Gofclarize Ramesbergumi 
defedifTet,ruinis tot homínes funt oppreffi,ut uno die circiter quadringena 
tas feeminas uirís orbatas efTe annales loquantur:ét ab híncannos undecíni 
Aldebergi fuffoffi montis pars refoluta refedit, & fex foffores improuifà 
oppreffit:abforbuit etíá cafam atcg unà matrem cur filíolo,Id aut plerungs 
hís accídít montíbus, quibusuenz funt cumulate . [tags foffores relínquát 
fornices crebros montibus fuftinendis , aut fübftructíories facíant, Saxum 
«quocp abruptum artículos atterít: quod ne fiatmetallici ftrücturis neceffaz 
zijs puteos;cunículos, fofTasTatentesfulciredebent, | Atin noftris fodínís 
aon eftfolífuea,quam Sardínía gignit. Anímal eft,ut Solinus fcribit, perex 
dguum fimileqy arancís forma: folifuga dícta,quod diem fugiat.In metallís 
argentarijs pluríma eft;occultím reptat;& perimprudentiam fuperfedentis 
,bus peftem facít.Sed;ut ídem aít,fontes calidi & falubres alíquotlocís effer 

ucfcunt;quiabolentàfolifugis ínfertum uenenum. | Sed ín quibufdam fo 
:dínis noftrís, quanquam perpaucís;eftalía peftís & pernicies: daemories fci 

licetafpectu truci: de quibus dixi inlibro De fubterraneis animantibus ínz 
"fcripto:quod genus daemont precibus & ieitinijs pellitur acfugatur. Quae 
;damautem ex his malis atqj alíze quaedam res caufa funt, cur putei amplíus 
«fodinon foleant. Itagg príma & potíffima caufa eft, quód non fintfoecundi 

metalloru,aut (i ad aliquot paffus fcecundi fuerint, quod ín profundo fint 
ifteriles.. Secundaaffluentís aquae multitudo : quam neg; metallíci poffunt 
-deriuare ín cunículos;quía tam alté ín montes agi non pofsíint: neg; machiz 
-nis extrahere,quod putei fint admodum profundiaut (i poffént eam extra» 
duin p 3 ere 
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here machínís,quod ípfis non utantur: nimirum quód impenfz fint maíoz 
res quàm pauperíorís uenze fructus. T'ertía eftaer grauís,quem interdit doz 
míni nonarte;nó fumptu emendare & corrígere poflunt: quam ob caufam 
fofíio non puteorum tantum, fed etíam cunículorum deferítur, Quarta 
uírus ín fingularíloco genítum,fi id fundítustollere, uel leuíusfacereín no 
ftra poteftate non fuerit: ea derefpecusad Planam Laurentíus dí&tus non 
fodifolebat,cimargento non careret, — Quinta daemon truculentus & ho 
inícida:etenim ab.eo,fi expelli non pofsit)nemo non fugit.  Sextafubftru 
ctiones filabefactatze conciderínt:eas ením ruína montis fequi folet, Subz 
ftructiones autem tuncfolum reftítuuntur,cum uena admodum díues mez 
talli fuerit... Septíma motus bellici: propter quos nifi certo conftet foffoz 
res deferuifTe puteos & cuniculos;reficiendi non funt.[Non ením credamus 
maiores noftros tam ínertes & ignauos fuifle , ut foffiones , que potuerínt 
fieri cum fructu;reliquerint.Noftrís profecto temporibus non paucí metal 
líci,cüm anilibus fabulis perfuafi refeciffent puteos defertos, operam & ole 


um perdíderunt:neígitur pofteritas acta agat,ex re cíus erít ín tabulas refer: 


re,qui ob caufam cuíufcy putei uel cunículi foffio relícta fit. Id quod quonz 
dam Fribergi factum effe conftat puteis defertis propter copíam & affluen 
tiam aquarum, 
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EXTv s liberdefcripfit ferramenta; uafa ; machiz 
nas, hícuenarum experíendarum rationes defcríz 
bet:eas ením effoffas,ut utiliter excoqui,et ex ipfis 
àrecreméto purgatis metalla pura confici poffint, 
operzprecíur eft prius experiri.Sed talís experiz 
menti quanquam mentio facta eft à fcriptoribus, 
tamen nemo ex illis praecepta eíus memoríze traz 
didít:quocírca mírum non eft (i etate pofteriores 

2: £2:5— Y nihil de eofcripferínt. Metallici certé exiftius gez 
nerís experímento cognofcunt de uenisutrum aliquod quodpíam metal» 
lum;an nullum ín fe contineant: aut, fi ipfe nobis indicia unius metalli uel 
plurium oftenderíntymultum an paucum ín eís infit : qua ratione etía uníus 
uenz partes metalli partícipes,ab hís, quze eius expertes funt, fepararí pofz 


funt. Atg ille rurfusjin quibus multum eftab hís ín quibus paucum . Nifi - 


ením hocantea,quàm ex uenís conflentur metalla,diligenter factum fuerit, 
non fine magno dominorum detrimento excoquentur, INam partes uena2 
rum, 
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tum,quz non facileieni liquefcunt , metalla ad fe rapíunt;uel ea cófumunt, 
Hocmodo cum fumo euolant, altero cum recremento & cadmía comiícen 
tür:quo doimíní operam perdunt, quam pofuerunt ín fornacibus atcp catiz 
nis preepararidis,& eos nouas ímpenfas ín eiufmodi recrementa & caeteras 
resfacereneceffe eft, V erum metallaíam excocta experiri folemus,ut explo 
ratum habere poffimus quota argetí portio infit ín centümpondio zrís uel 
plumbí:aut quotam àurí partículam libra argenti ín fe contíneat, Et contrà 
quotam zrís uel plumbi portionem habeat argetí centüpondíum :autquo 
ta argenti partícula fit ín aurílibrazatqs ex ea re conicere licet, utiliter poffit 
necne metallum precíofuma uili fecerní: quín etíam tale experimentum do 
Cetutrum nummi boni fintan adulterini , manifeftoGs deprehendit arpene 
tum,fi eíus plus quàm fuerit íuftum,monerarij mí(cuerínt auro:aut zs. íi cia 
us plus,quàm fas fit, ijdem temperauerint cum auro ucl argento : quoru o2 
mníum ratíonem quàm potero, diligentifsímé explicabo. Venarumaüt 
experímentum, quod folís metallícís utile eft, ab excoctíone differt fola ma 
teríce paucitate: etením coquédo paucam difcimus, utrum excoctío multae 
nobis lucrum dabitan damnum, nífi ením metallíci ftudio incumberent in 
eam experíédiratíonem,qua utuntur,ex uenis, ut am díxi, metalla interdü 
cum detrímento,interdum fine ullo emolumento excoquerent: nam expes 
ríriuenas íimpenfis admodum exiouis,excoquere tantumodo magnís pof2 
fümus. Símili autem modo fiunt.Primiüm ením ut uenas experimur ín forz 
nacula,fic eafdem excoquímusin fornace. Deinde utrobíg nonligna, fed 
carbones íncenduntur: tum ut ín catíllo fictili,cum uenas experimur, metal 


la quz ín ipfis ínfunt, fi aurum, argentum, zs, plumbum fuerínt, iuftiffime 


milcentur,íta in prímis fornacibus,cuti ezedem excoquuntur;permifcerí fo 
lent.Praeterea ut hí, qui uenas explorant igni, metallum uellíquídum effun 
dentes, ucl frígefactum fracto catillo terreno purgant recremientís, íta ex 
coctores quàmprímum metallum é fornace defluxerít ín catínum , frigida 
ínfundentes , ab co rutrís auferunt recrementa, — Poftremó ut ín catillo cá 
nereo aurum uel argentum à plumbo feparatur,íta quoqy ín fecundis forna 
cibus. Sedartificem experíédae uenae uel metalli neceffe eft paratum , & in2 
ftructum rebus neceffarijs ad experímentum ueniresatq; fores conclauís,in 
quo ftatuta eft fornacula,claudere , ne quís íntempeftíué accedens mentem 
eíus,in operas íntentam,perturbet:libram praterea ín fuo loculamento col 
locare;ut ea, cüm ípfe maffulas metallorum ponderat, flatu uentorum huc 
& illucagitarí nó poffit:ís ením arti eft impedimento , Verüm res fingulas, 
ad experímentum neceffarías,defcribam exorfus à fornaculís : quarum alía 
ab alía differt figura , matería, loco in quo collocatur: figura quidem quód 


fit teres uel quadrangula, Atcy haec magís eft ad uenas experíendas accom2 | 


"modata, 
Fornacula teres, 
4 Fornacula 
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. Materia ueró differüt fornaculae,quod alía fit lactetícia, alia ferrea, quae 
dam fictilis,Lactericia extruítur ín camíni foco , alto pedes tres & dimi díu: 
ferreaín eodem collocatur,fimiliter fictilis. Sed laterícía eft alta cubitu , ine 


tuslata pedélonga pedé & duos digitos:cüm e foco affurrexerítad quingg 


digítos,quz laterum crudoru cráffitudo effefolet, fuper lateres locatur bra 
&tea ferrea,luto fuperíus oblítà, ne propter uimignium detrímentum accíz 
píatn fronte fornaculz fupra bracteam eft os, altum palmum, latu quin gg 

digitos, 
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digitos fuperiori parterotüdum.At bractea habet tría foramina , in utroqg 
fatereunum, tertíum ít pofteriori eius parte: quz lata funt díoitum,longa 
tres digitós:per ca tum cínís ex carbonibus candentíbus decidit, tum fpirat 
flatus penétransín cameram, quae füb ipfá bractea eft:itagy ís flatus ignem 
excitat; Quà ob rem hzcfornacula;quam metallící propter ufum ab expes 
riendóappellant;apud chymiftas ex uento nomen inuenit: uerum bracteaé 
ferreze pars,qua à fornacula extat & eminet longa effe folet dodrantem, laz 
£a palmum. In eà carbunculi locati expedité ín fornaculam per ípfius os for 
cipeimponuntut, rurfus , fi res hoc poftulat, ex fornacula exempt ín eaz 
démreponuntur. 


Bracteé foramina A. Eiu[deim pats qud extat e fornacula B. 
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Ferrea autem fornacula conftat ex quatuor bacillis ferreis, altís feíquípe* 
dem,ínferius parumper diuarícatis & latís ut firmius ftare poffint: ex quo» 
rum duobus príor fornaculz pars, ex duobus pofterior efficitur : cum iftis 
bacillis utríufqg partis conglutínata & conferruminata funt bacilla ferrea 
tranfuerfaría , numero tría: prima ubíiadaltitudínern palmiaffurrexeruntt 
fecunda ubí ad altitudinem pedis: tertía in fumma eorum parte. Rectá 
quidem bacilla ea parte perforata funt , qua curn ípfis conglutínantur 
tranfuerfaría , ut à lateribus in ea íncludi pofsint alía bacilla ferrea fimis 
liter utringz tría numero. — Itaq; duodecím funt bacilla tranfuerfaría 
que tres c'iciunt ordínes , imparibus ínteruallís diftinctos: etenim abus 
no bacíllo recto ad alterum ín ínfimo ordítie eftínteruallum uníus pedís & 
quíng digitorum , Atín medio inter priora quide bacilla & pofteríora eft 
Ípacium tríum palmorum & uníus digiti . Laterum ueró bacilla ínter fe dis 
ftant tribus palmis ettotíde díoitis:fed ín füpremo ordíne inter priora quis 
dem bacilla et pofteriora eft ínteruallum duorum palmorum,inter laterum 


uero bàcilla tríum , ut ifto modo fornacula in fumma parte fiat anguftior: 
quin 
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quin etiam ferreum bacillü;in orís fpeciem formatum, ín infimo priorís par 
tis bacillo includitur : quod os qué aclacterícize fornaculz , altum eft palz 
mumjlatum quíng digitos. Tum príus ínfimí ordinis bacillum tranfuerfaz 
rium ad utrüg orís latus perforatum eft, fimilitg modo pofteríus: per.quae 
foramina penetrant duo. baccilla ferrea; quae cüm ipfa , tum quatüor infia, 
miordiínis bacilla fuftínent bracteam ferreá luto oblítam : cuíus etiam pars 
é fornacula extatiínferíora quocp fornaculze latera ab infimo bacillorum or 
dineufqy ad fupremum bracteis ferreis teguntur : quae filís ferreis affiputur 
ad bacillajlutocg oblínuntur., ut quàm diutíffimeuim ignium ferre poffint, 
A: fictilem fornaculam ex terra pingui & fpiffa & mediocrí,quod ad molli 
tudinem et duriciem attinet,fingere conuenit,Ea ueró feré eandem habetal 
titudinem quam ferrea: eíusty pes conftat ex duabus tabulis fictilibuslonz 
gis pedem & tres palmos,latis pedem & palmum. V triufcy aut tabula parz 
tis prioris utrungy latus fic fenfim eft recifum ad palmi longitudine, ut tanz 
tümmodo latum fiat femipedem & digitum : qua pars eminet fornacula. 
Sed tabulz funt craffz fere fefquidigitum: fimiliter fictiles parietes ; qui ad 
digitum tranfüerfum à margine ftatuutur fuper inferiorem tabulam ;quiqs 
füperiorem eodem modo fuftínent.Sunt ueró paríetes alti tres digitos, haz 
bentes foramina quatuor, qu fingula alta funt circíter ternos dieitos: fed 
pofteriorís quidem partís & utriufcy laterís lata funt quingy dígitos: prioe 
ris uer latum eft fefquípalmum,ut eó cómodius in ipfum pedem, cm coz 
caluerít ímponi poffint catillí cínerei nuper facti;ibicg exíccari. V erui utraqg 
tabula ideo exteríorí parte filo ferreo,ín ea impffo,uincitur,ut mínus frágaz 
tur: utraqp etíá nó aliter ac bractea ferrea, íccírco tría habet foramínalonga 
tres digitos;lata digitum;ut cüm fuperior propterígnium uím, aut propter 
áliam caufam uítíum fecerit,inferior pede ínuerfo ín eius loci fuccedat : per 
ea foramina & cínis ex prunís , ut dixi, decidit, & fornaculz infpiratur aura 
penetrans ín cameram per parietum foramína,lpía uero fornacula quadran 
gula eft ; inferiori eius parte intus lata palmos tres & digitum unum, longa 
palmos tres & totidem digitos: fuperiorilata palmos duos & digitos tres, 
ut etíam ípfa fiatanguftíor: Alta autem eft pedem. Pofterior etíà cíus pars 
inferius in medío excífa eft ín modum femicirculi,qui fit femidigítum altus; 
pari modo latus utrungs: atqj non fecus ac fornacula ín priori eius parte ha 
bet os fuperius rotundum,altum palmum , latum palmum & digiítu: cuius 
fores feneftratí etiam ex terrá funt, habentQ anfam. Quin operculum forna 
cule ex tetra factum fuam habet anfam,filoqg ferreo uíncitur:tum ipfius for 
naculá exteriorem parté utrang; & latus utruncp fila ferrea uínciut; ex quie 
bus impreffis tríangulorum formz folenteffici. | Fornaculz atitlaterícize 
manentac fixa funt.fictiles ueró & ferrez ex uno loco portantur ad alteru: 
atcp laterícíae cítius pararí poffunt,ferreze magis durant, fictiles funt aptío» 
res, Vletallíci praeterea faciunt fornaculas temporarias hoc modo, Latez 
res tres fupra focum ftatuunt, utríngy unum,tertíumà tergo: pars príor pae 
tet flatuí: hís lateribus ímponunt bracteam ferream : cuí rurfus tres lateres, 
qui carbones arceant & contíneant.. Sedloco fornacula alía ab alía differt, 
quod quxdam ínaltiori collocetur,quaedam ín humiliori. Ea uero locatur 
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inaltiorí, per cuius os, qui uenas uel metalla experitur catíllum forcipe ímz 
ponit:ín humiliorí;per cuíus parte fuperius patentem: quo fané modo fora 
naculz loco artíficí eft circulus ferreus : etením fuper foci camíní ponitur, 
& inferius oblinitur luto,ne flatus follís fub ipfo exeat. Quod fi fieret tardi 
us,uena excoqueretur,& 2s liquefceret ín catino tríangulari,qui in eu forci 
peímponítur,X rurfus eximítur, Circulus aüt altus eft palmos duos , craf2 
fus femídieitum:eius fpacium ínteríus plerunq; latum eft pedem et palmü: 
qua parte tatus follis ín ipfum penetrat, excífus eft, Sed follis cft duplicaz 
tus,qualem habere folent aurífices, aliquando etíam fabri ferraríj: cui ín me 
dío eftaffer;in quo ineft foramen fpiritalelatum quíncj digítos.longum fe 
ptem.fuo afferculo tectum:quod é regione eft foraminis fpiritalis infimi af 
ferís.Eius uero eadem eftlatitudo & longítudo.Sed follis longus eft,excez 
pto capíte,tres pedes:latus poftrema parte;ubí quodammodo rotundatur, 
pedem & palmum:ad caput, tres palmos.Ipfum autem caput etíam longü 
eft tres palmos:latu uero ea parte,qua cum afferíbus coníungitur duos palz 
mos & dígítu,Poftea paulatim fit anguftius:naris,qua unica, longa eft pez 
dem & duos digítos:ea ín foramine muri,craffi pedem & palmitlocata eft, 
ut etíam dímídía capitis pars;in quam narís íncludítur: circulum uero ferre 
um ín foco ftatutuim tantummodo attíngitznam extra murum non emínet, 
Coríum follis fuí venerís clauís ferreís ínfixum cft afferibus: tum cotío uz | 
tríngj afferes iungutur cum capite, fuper quo eft coríum tranfuerfaríum ín 
aíTerís parte clauis, quibus lata funt capítula,ínfixum:fimiliter alterü ín parz 
te capítis:IVledíus aute follis affer fituatus eft ín bacíllo ferreo , ad quod claz 
uísferreís utrínc cufpidatis & utrings directo deorfum uerfus actis affigiz 
tur,utIeuarí non poflit. Bacillum uero ferreum ín medío eft duorum tíeno 
rum erectorum,per quz penetrat.Superius etíam axículus lígneus,habens 
codaces ferreos,ín foramínibus eorundem tíonorum uoluítur: ín cuíus me 
dij forma inclufus eft uectís,et clauis ferreís diboUd nó queat exilire.L.on 
gusautem cft quíncg pedes & dímidium: cuius poftremam parte prehenz 
dit annulus ferreus bacilliferrei, pertínentís ad caudam infimi afferís ipfius 
follissquam alter eíus annulus fimiliter prehendít.Itagg cm artifex uectem 
deprímítfollís pars ínferíorleuatur, flatumQy ín narem compellit: atq; eti 
am fpiritus,perforame, quod fpiritale dicitur, afferís medij penetran s fubz 
leuat fupcríorem follís partem:cuíus afferi fuperpofitum eft plumbum tam 
graue, ut eam follis partem rurfus poflit deprimere : quz depreffà zequé ac 
inferior pars per narem flatü expírat., Ifto modo fe habet follís duplicatus: 
quí fabrícatus eft propter círculum ferreum, in quo catillus tríangularís, ín 
quo uena zrís excoquiítur,& es liquefcit,collocatur. 
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Circulus ferreus. A, Follis duplicatus Bs 
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gula quide cft fictilis & imbrícis inuerfi figura , Tegítaüt catillos ne carbun 
RM culí,ín eos íncidentes,experímentum impediant.Lata eft fefquipalmum: ad 
BUR títudíne,quz plerungy folet effe palmaris , refpondet ori fornaculz, longie 
tudíne feré toti fornaculae , V eruntamen priori tantum parte attíngít os cíz 
us, alioqui undequagy à lateribus & pofteriori parte iccirco diftat digitos 
tres,ut carbones ín medío loco , quí eft inter ipfam & fornaculá iacere pofz 
fint.Habet ueró craffitudíne ollae fictilis benc crafTz: fed fuperior eius pars 
integra eft, pofteríor duas habet feneftellas, & utrung latus duas ucl tres 
ili uel ctíam quatuor:per quas calor penctransín catíllos uenam excoquit: uel 
loco feneftellarum habet parua foramina: & pofteríori quidem parte dece, 
in utrogy uero latere plura. Quínetiam pofterior pars fub fencftellis uel par 
uis foraminib.ter excía eftín modum femicirculi alti femidipitu: fed latera, 
quater.Pofteríor aute tegulee pars paulo minus alta effe folet quàm prior, 


eegule feneflelle late. A. Angufte. B. Eiufdem foramina pofterioris partis. C, 
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ot catilli materia, ex qua fiunt;inter fe differüt, Sunt eníra ucl terreni uc 

"€ingreí;atqy terreni, quos etíam fictiles appellamus,rurfus ín figura & maz 

'gnítudíne funt difsimiles.Nam quidàm in fcutellae fi guram funt formati, Sc 
mediocríter crafTi,latitg tres digítos & uncíz meifuralís capaces:in quibus 

,, uena cumaddiítametis miftà coquitur: etením ípfis utuntur, qüí uenas aurí 
 elargenti experiri folent.Quida uero funt tríangulares,alijscg multo crat 
fiores X capaciores: utpote quing; uel fex uel pluríiruncíaru: ín quibus es 
liquatur;utfundi,dilatari;ieni explorari poffit. In rjfdeuena etíam zrís plez 
rundy excoquitur.Sed cínerei ex cínere formatur:hís ut primis,fcutellze, cu» 

 dusínferior pars admodum craíTa,eft figura:uerum mínus capiut:ín quibus 
plumbum feparaturab argento,& experímentum perficitur, 


Catillus fais A&.. Catillus triangularis B.. Catilluscinereus. C, 


. Quoniáueró cínereos catillos ipfi metallici conficiunt,dematería c 
finguntur & de modo,quo efficiuntur, eft dícedum.Alij eos ex 
mnis oeneris cinere formant: quíboninon funt,quod iftiufmo 


x qua 
fimplici oz 
dí cinísalíe 
quam pínguitudinem ín fe contíneat:quamobrem tales catilli quando con 


caluerunt,facilerumpuntur.Alíj faciunt eos item ex cinere quifc 

uerit, fed quíante percolatus fit: qualis eft ín quem, líxíuij faciendi gratía, 
aqua calida fuit infufa:atay ís rurfus in fole aut fornace ficcatus cribro, fetís 
facto;purgatur: quamuis autem aqua calída pínguítudinem cineris eluetiít, 
tamen catillí ex eo facti non funtboní,, quod ipfe cínís cum mínutís carbun 
culís,arenulis , lapillis foleat effe permiftus., Alij ueró fimiliter eos ex quoz 
cung cinere efficiunt,fed prímo ín cínerem ipfam ínfundüntaquam;et pur 
gamentum ei innatans auferunt, Deín aquam, poftquam püta facta fuerit, 
-efundentes cíneré exíccant:tum cribrant;& ex eo catillos formant: quiboz 
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boniquídem funt,non tamen optími,quod ís etíam cinís non careat minuz 
tíslapillís & arenulís, V eri ut optímí catilli fieri poffint, à cinere omne pur 
gamentum auferatur:quod duplex eft;alterü leue, cuiufmodi funt carbunz 
culi & pinguítudines,atcy res alíz aquís innatantes: alterum graue , quales 
funtlapilliarenulze,& fi quae alíze res refident ín fundo uafculi. Itagy prímo 
aqua infundatur ín cínerem & leue purgamentum auferatur . Deinde cinís 
agítetur manibus,ut bene cüiaqna mífceatur:qua turbída & impura infunz 
datur ín alterum uafcülum : quo modo remanent ín príori uafculo lapilli &€ 
arenulz,ac fi quid aliud fuerit graue quae reíjciuntur. Poftquam ueró cinís 
omnís ín hocaltero uafculo ididenc , quod exaqua cognofcitur fi pura faz 
€ta guftatum non coómoueatlíxíutj fapore, tuncaqua effundatur: cínis aue 
tem, qui remanfit in uafculo in foleaut fornace ficcetur : atcp is aptus eftad 
catillossmaximé fi fuerít faginus,aut ex alíjs lignís,cui accretiones annu te 
nues funt. Qui ueró ex uítíu farmentís & lignis , quibus accretiones annuae 
funt craffze, factus fuerít,tà bonus non eft:etením catilli ex eo formati, quod 
fatis ficcí non fint,in igni diuidi & difrüpi folet ac abforbere metalla, Quo 
circa fi faginus aut eíus fimilis non fuerít, in promptu elobulos ex tali cinez 
re,qui modo íam dícto fuerit purgatus,artifices faciunt,eostp in fornace pí 
ftorísucl figuli ponüt,ut ignefcant.Tenís em quicquid pingue fuerít & hu^ 
mídiü cófumit,atq; tande ex ipfis catillos formant. Omnis aut cinis quo ue» 
tuftior,eo melior eft: ficcítate nang; fummá ipfi effe neceffe eft: qua de caue 
fa cinis qui fit ex offib.cóbuftis praecipue ueró ex capitis animátíu offibus, 
ctíà idoneus eft ad catillos: t qui fit ex cornib. ceruorü, & ex fpinis pifcíir. 
Poftremó alíqui capit cínere,quí fit ex fcobe corij cóbufta:nam coríarij & 
alutaríj coríi,à pilis purgatü radunt & difcobinant.Nonnullí uero malunt 
uti cópofitionibus,quaru hzclaudatur, quz habet cínerís ex offibus ani» 
mantíum uelex fpinis pifcium partem unà & dimídíam: cineris fagini parz 
tem unam,cínerís fcobís coríj combuftz partem dimidiam:ex hac enim mi 
ftura fiunt boní catilli;fed multó meliores conficiuntur ex paribus portio 
nibus cínerís fcobís coríj combuftz, cineris ofTium capitis ouilli uel uítulie 
ni,cinerís cornu ceruíní:at omnium optimi formantur ex folius cornu cera 
uini ufti puluere: nam ís propter uehementem ficcítatem metalla mínime 
combibít, Veruntamen noftrates metallici plerungg eos efficiunt ex cínere 
faginorquem modo íam dí&to paratum primo cófpergunt zytho uel aqua, 
ut coherere poffit,& ín mortaríolo tundunt. Deinde cineribus,qui funt ex 
caluaríjs quadrupedum,aut ex pífcíum fpinis, infperfis iterum tundut:quo 
autem magis tunduntur, co meliores fiunt. Quídam ueró lateres terunt; & 
eum puluerem cribratum infpergunt cineri fagíno: nam íftiufmodi puluez 
res non finunt molybdaenam corrodentem catíllos , aurum uelargentüfor 
bere, Alij ut idem caueant catillos formatos oui albumine humectát,X ítee 
rum in fole ficcatos tundunt,maxímé fi uenam uel cs, quod ferrum in fe có 
tínet, uoluerínt explorare. INÓnulli autem lacte bóuino iterum atqj iterum 
madefaciunt cíneres , eosQj exíccant,& in mortaríolo tundunt;atcy format 
catíllos, At ín officinis, quibus argentum àb ere fecernítur,ex cinerís cati 
nifecundz fornacis, quí admodum ficcus eft, duabus partibus et am offi 
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faciuntcatillos. Sed hís etiam modis formati catilli locandi funt in fole aut 
in fornace, Deínde quocuncg modo formari ficcis in locis díu feruadi,quan 
tó ením fuerínt uetuftiores,tantó funt ficciores atqj meliores . Quinetià nó 
figulimodo formant catillos terrenos & triangulares,fed ipfi etíà metallici, 
Conficiütueró eos ex terra pingui,qua fpifTa eft & mediocris, quod ad du 
ríciam & mollítudinem attínet.Mífcent aür cum ea puluerem iftius generis 
catillorum ueterum fractorum;aüt laterís ufti & triti: ítàqg terram fic cu pul 
uere permiftam formant píftillo,quam deinde exiécant;hi etíam catilli quà 
uetuftiores fuerint,eo funt fiécioresatcg meliores, At mortaríola in quibus 
catílli formantur,düórtim funt eenerum,mínora fcilícer & maiora.In mín o 
ribus conficiuntur cátilli cinerei,ín quibus argenti uel aurum;quod plum; 
bum combibit,puregatur:ín maioribus ítem cinerei;in quibusargentum ab 
sere & plumbo feparatur, V trag; uer ex oríchalco fiunt: atqj ima fui parte 
fundum non habent;ut catilli íntegrí ex eís eximi poffint, Piíftílla quoq; du 
"plíciafunt;minora fcilicet & maiora : utragg etía oríchalcea, é quibus inferíz 
-usemínet tuber rotundü: atq; íd tantummodo ín mortaríolum impreffumi 
format cauam catíllí partem. Quz uerà ípfi contígua eft;fuperficiei ortae 
rioli refpondet. 
2 Mortáriolum A. -Mortariolum intuerfuni 8, Piftillum. €; 
Eius tuber -D, Alterum piftillum. E; 


Haechactenusinunc de uenarum experíendarü praeparatione dícá: prae 
parantur autem urendo,torrendo,tundendo,lauando : fed certü uenz pon 
dus fumere neceffe eft, ut fcirí poffit quotam eíus partem íftíufmodi przepa 
rationes confumpferint:uerü uritur durus lapis cum metallo permiftus ; ut 
durície depofita poffit tundí & lauari . Duriffimus ueró priufquam ürítur 
aceto perfunditur,ut cítíus igní mollefcat:fed lapis mollís príriio frángedus 
eft malleo,& ín mortario tundendus;atq; redigendus ín püluere: deinidela 
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uandus :tum rurfus (iccandus, Sí ueró terra fuerit cit metallo miftalauatur 
inaluco;atqp id quod refedit ficcatü igní exploratur:etenim omnes res foffi 
les,quae lauantur,rurfus ficcanda funt:at uena cuíufcqs metallí díues nó uriz 
tur,negy tundítur,negy lauatur.fed torretur tantum,ne í[tís praeparandí mo. 
dis aliquid metalli pereat. Succenfis uero ignibus torretur ín olla, quzelu» 
to obftructa eft;inclufa, Vilior aüt uena etiáín foco urítur carboni impofiz 
tamon ením magnam metallí iacturam facimus,fi quid ex ea perdamus. Ve 
rüm deomníbus hís uenarum przparandarürationib, & paulo poft & in. 
fequenti libro uberius difputabo : nunc explícare decreui ea quae metallici 
additamenta folent nominare,quod adijcíantur ad uenas nó modo experiz 
endas,fed etía excoquendas: ín quíbus magna uis cernitur, fed non omniu 
eüdem effe uidemus effectu, & nónullis "is uaría multiplexcg natura : nam: 
quando cum uenís permífta coquuntur in fornacula uelín fornace, ex eís 
qua dáquia facilelíquefcunt;illas quodà modo líquant; alía quod aut ual 
de calfaciant uenas , aut penetrent ín ipfas igni funt magno ad purgamenta. 
àmetallisfeparanda adíumeto,& liquefactas cui plumbo cómifcent,partím 
ab igni tuentur uenas,quarü metalli uel ipfe cofumít, uel unà cu fumo fub 
latum ex fornace euolat: quzedá metalla combibunt.In prímo genere funt 
plumbum,ídem ín globulos redactum,aut ígnís ui ín cinerem refolutumiez 
níü fecundaríum , ochra ex plumbo facta/fpuma argentímolybdena,lapis 
plumbaríus,zs,idem uftum,eíus bractez,eiufde fcobs elímata,recrementü 
auri, argenti, zerís, plumbi, uitrit,eius recrementum, halinitrum, alumen co 
ctum,atramentum futoríi,fal toftus;idem líquefactus, lapides qui ín arden 
tibus fornacibus facilelíquefcunt , arenz ab eis refolutze, tofus mollis, faxu 
quoddam fiffile album.Sed plumbi, eius cínís, minium fecundaríttochra, 
fpumaargenti utilíora funt uenís quze facile liquefcut: molybdaenaijs,quae 
difficilelapis plübaríus íjs,quze difficilius.In fecundo genere funt ferri qua 
ma;eiufdem recrementum,fal artíficiofus, ficca feces uíni,acetí,aquarü quae 
aurum ab argento fecernuntiatcp hz feces & fal artíficiofus habent uim pe» 
netrandíin uenas : € quidem permagnam feces uini, fed maíorem acetima 
ximam aquarü,quz aurü ab argento fecernunt.Ferrí uero fquamis & recre 
mentis,quía tardíus liquantur,uenarü calefaciendaru uís eft.In tertío genes 
re funt pyrítes,panes ex eo conflati,uítrü,eíufdem recrementi fal ferrum,ei 
us fquama,eíus fcobs elímata,eíus recrementum,atramentü futeríi, arenae 
àlapídibus facile ígni líquefcentibus refolutze, tofus, Sed in primis pyrites 
& panes ex eo conflati uenarüm forbent metalla: atcp ipfa ab íoní,confume 
ptore eorum,tuentur.Ín quarto genere funt plumbum & zs,atcy eís cogna 
1a.]tag; deaddítamentísliquet quaedam effe natíua , alía ín recrementorum 
numero,catera à recremétís purgata. Certe quídem ciim uenas experimur 
exiguam addítamentorü quoruncung; portionem ad eas adíjcere fine mae 
gnoímpendio poffumus: cim uero eafdem excoquímus,grandem adíune 
gere fine magno nequímus : quocirca confideremus impenfam quanta fit, 
ne ín uenas excoquendas facíamus maiorem , quàm ex metallis conflatís ca 
píamus fructum, Color autem fumi quem emittuntuenz, batillis uel lami 
nísferreis candentibus impofitae, docet nos de additamentis, quibus ad eas 
Bis enoRm. 0077 2m experi 
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experiédas uel excoquendas prater plumbü nobis opus eft. Etenim fi fues 
rít purpureus,eft optímus , & uend plerungg nori indigent fingülaris alícu 
ius addítameti,fi caeruleus , ad eas adijci debet pariís ex pyrite üel alio quos - 
dam lapide zrofo conflatus:fi liteus, fpuma argenti & fulfur : (i ruber,nitri 
recrementum & fal: fi uiridis,pátiis ex erofis lapidibus corflatus,& fpuma 
argenti & uitri récrementum: fi níóer.fal liquefactus;üel ferri recrementuna 
& fpumaargenti;atqg faxumi calcaríuim candiduttiifi candidus fulfür & fer 
rüm quod uítío zeruginis infeftátur: fi ín uirídi candidus , ferti recrementit 
& arenz à lapidibus facileliquefcentibus refolutz : (i inedia eius parslutea 
fuerit & denfa,ektima ueró uirides exi dem arenae & ferri recrementü. Ves 
rüm color fumi non modo nos docet de remedijs,qua cuíq; uenz funtade 
hibenda,fed etíám feré de fuccis concrets cum ea permiftis,quí talem fumi 
emittunt:nam pleruncg czruleus fignificat uenam czruleo effe infectam:lu 
teüsauripiomento : rüber,fandaraca: uírídis, chryfocolla : niger, bítumíne 
nigro: candídus;candido : in uírídi candídus,codem eum chryfocolla pera 
miftó: caius medía pars eft lutea & extímae uirides,fulfure. uanquá terrae 
alíeG res foffiles cuni metallís permiftze;interdu affimilem fumi emittunt. 
Quod fi uéiiz participes fuerint ftibij;ad easadijcítur ferri recrementum: fi 
pytíta,panis ex lapide xrofo éóflatus,& arenz à lapidibus facile liquefcen 
tíbus refolutze : fiüenze ferri pyrítés & fulfursut enini uerizé cum fulfure per 
miftze additamentum eft ferri recrementum ; ita contrà auri uel argenti ues 
nz ferri uena infectze,à qua non facile fepataritur , fulfur : fed etíam arerae à 
lapidibus facile liquefcentibus réfolutze Sal autern artíficiofus ad uenas ex» 
periendas aptus multís modis conficitur: prímo ex paribus portionibus 
arida uini fecís, acetíhomínis urínae fimul décoctís donec íri falem uertanz 
tur.Secundo item ex paribus portionibus cinerís , quo ínfe&tores lanarum 
ütuntur,calcís;arídae uíni fecis purgate,falis líquatí : etením fingulorumlis 
bra cófjcítur ín homínís urina» fibras uiginti . Deífide omnía decocta ad ter 
tías colantur:tum ad refiduum falís non líquati libra ádijcitur,& eiufde uri 
cíze quatuorgtep líxíuij libris oo fuperfufis fimul in olla;árgenti fpuma iri 
trínfecus obducta,coquunturufcqg dum exíccata fal fiant. Tertio fic confici» 
tur:fal non líquatus,& ferrum;quod rubigine infeftatur, ínijcíuntur ín uas: 
quod hominis urína fuperfufa operculo tegitut, actriginta díébus reponiz 
tirín loco tepido: poftea ferri urína lauatur & feponitur,reliqua uero tana 
díu coquutur quoad ín falem mutantur. Quuarto,falartíficiofus hoc modo 
fitInlixitiio ex calcís & cíneris quo infe&toreslanarü utuntur, paribus por 
tionibus facto,pares portíones falis , (aponis , arídae uini albi fecís, halinitri 
coquuntur ufcg ad eum finem dum ín falem abeant: is ramentum lotura col 
Iectummiftum,liquefacit . Ac halinitrü ifto modo praeparatur, ut ad uenas 
experiendas aptum fit: ipfum in ollam;argenti fpuma íntrinfecus obducta, 
inijcítur,& lixiuium ex calce uíua factum fzepíus fuperfunditür & coquítur 
uícy dum ignísíd confumat. Quod (i halítiitrum non inflammatur ignia 
quo ipfum falex lixiuío,quod calcem combibit,ortus,tuetur, preparatum 
eft.Sed in prímis laudantur fequentes compofitiones, quz omnem uenani 
excoquunt,quam ardor ignis difficulter diffoluit & diffuridit:quarumi una 
EIC Q.3  *€onfiis 
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| €onficitur ex terti generís lapidibus,qui in ardentes fornaces conieci faciz 
l leliquefcunt candídis & puris atq? commínutís:cum cíus.enim pulueris fez 
In muncia permifcentur Ípumae argenti fuluz;item commínutz ;uncía? due; 
quze miftura ínijcitur ín catíllum fictilem eius capacem : acfub tegulam ar2 
il détís fornaculz collocatur, Cum autem aqua inftar lluxerít , quod ei hore 
dimidio fpacío accídít,ex fornacula exempta effunditur ín alíquem lapide : 
ca temperatura,ubi refrixerit,uitri fimilis effe apparebit: quee rurfus commi 
nuitur. [ftíufmodi uero puluís qualícungs uenze metallicz, quae, cim eam 
| experimur,non facileliquefcitínfpergitur & recrementum exfudabit, Alij 
aU ww & pem b 1o f in locum fpumz argenti cinerem plumbifubftituuntquí fic conficitur.In 
ln plumbum,ín catíno líquefactum,conijcitur fulfur:etmox quadam quafi cu 
te teoítur ; qua füblata rurfus ínijcitur fulfur, rurfuícj entís nata detrahitur: 

juod fx píus fit,et quidem,donec plumbum ín puluerem refolutum fuerit, 

Sed ualens addítamentum compofitu eft quod conficitur ex halínitri przez 

paratí,falís liquati,recrementorum uítrí fecis uini arídac,(ingulorum uncía, 

Ípumzargenti triente , uítrí ín puluerem tríti beffe, hocaddítamentumad 

ucnam, qug par pondus habeat,adiectum eam líquefacit, Valentíus uieró 

conftat ex paribus portionibus fecis albi uini ficcze,falíis.communás,halinis 

tiíprzeparati qua tría (imul ín ollaargenti fpuma intrinfecus obducta;torz 

rentur ufcy dum puluis índe fiat candidus: cum quo tantundem fpümze arz 

genti commífcetur, Huius uero mífturz pars und cum duabus uen expez 

] riendae partibus permifcetur. Quo ualentíus fit ex nigri plumbi cinere, hali 
nitro,auripigmeto;ftibio,fece (icca aquarum , quibus aurifices aurum;ab ar 

gento feparantifed nigri plumbi cinis conficitur ex plumbi libra,& fulfuris 

libra:plumbeo malleo percuffum dilatatur:atq; alteríus bractea;alteríus ful 

fur infjcíturin catínum uel ollam , & fimul torrentur ufcqg dum ignis fulfur 
confumat & plumbum in cínerem uertat. Halínitrí uero commínuti libra: 

cum aurípigmenti ítem ín puluerem tríti libra commifcetur, & in patína fer 

rea coquuntur donecliquefcant: poftea effunduntur, & refríoerata iterum 

in puluerem conreruntur, Stibij autem libra & fecís ficcae bes alternatim ín 

fjciuntur ín catínum, € coquuntur ufqy ad eum finem dum maffula inde fiz 

at:quz fimiliter refoluitur ín pulueremthuius pulueris bes & plumbei cíne 

ris libra,itemq; puluerís ex halínitro & auripigmento facti libra permífcen 

tur,& ex eis conficitur puluís:cuíus una pars ad duas uenze partes addíta eà 

liquefacit,&c à recrementís purgat. Atualentiffimum eft quod habet fulfuz 

ris drachmas duas, & recrementi uitrí totídem,ftibij, falis ex urína decocta 

M confecti,falís cómunis líquatí;halínitri preeparati;(pumze argenti,atramenz 
| tí futorij.fecís uini ficceefalis ex anthyllidis cinere facti;(iccee fecis aquarum 
quibus aurum ab argento aurifices feparant ; aluminis igne refoluti in pulz 
uerem fingulorum femuncià , camphorz unà cum fulfureín puluerem tríti 
uncíá: huius mifturz pars dimidia uel integra, prout hoc res ipfa poftulat,, 
cu parte una uenze & duabus plubi partibus permifta inijcitur ín catillu fi 
&tilem , & miftura puluere uítri V enetíani. commínutí.confpergitur: quae 
M cüm fefquihora, uel duabus horis cocta fuerit ; maffula ín fundo catilli refiz 
md debít,à qua mox plumbum feparatur,Eft etíam addítamétum quod fulfur, 
| J auripigs 
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atripismentum,fandaracani à uenís metallicís fepárat: id habet pares pore 
tiones recrenientí ferrí;tofi albí;falís. Sed poftquam tales fucci fuerintfecre 
tí;ipfae uenze arida uiní fece ad eas adíecta éxcoquuntur, Eft quodab igni 
tuetur ftibium,neíd confumat:età ftíbío metalla;qualé eft quod conftat ex 
paribus portionibus fülfuris, halínítri preparati, falís liquatí;atramenti fua 
torij fimul ín urínauellixtuio coctorum,donec nullus Gdor affletur e fulfuz 
re:quod fit trium uel quatuor horarum fpacio.Eft praterea opereprecium 
fabijcere alíquas alías mifturas? Accipito uenze tit cónuenit praeparatae par 
tes duas,fcobis ferri elímataé partem unáiifalís itém partem unam:;atcp míz 
fteto:deínde ea ínijcíto in catíllum fictíilem, & íi fornacüula locato : ubi ioni 
refoluta confluxeríntmaffula ín fundo catilli refidebit, Vel accípito uenae 
etochra plumbez: pares portíones;atqg cum íp(is mífceto paucam ferrí fco 
bem elímatam,& ínijcíto ín cátillum:tum fuper ipfàm mífturà fpareito fcoz 
bemferrí elímatam. V el accípíto uenam ín puluerem contrítam,camtp fpar 

gito ín catillum : deínde eí ínfpergito tántundem falís ter aut quater urína 
madefacti & ruríus torrefactí: tum iterum atq; íterum uenz puluerem & fa 
deii: poftea catillum operculatum & oblitum ímponiíto ín carbones arden 
tes, V elaccipíto uenze partem unam,globulorum plumbeorum partem uz 
nam,uitrí V enetíani pàrtem dimidiam,recrémenti uítrí tantundem, V el ac 
cipíto uen: partem unam , globulorum plümbeorum partem unam , falis 
partem dímidíarn,arídae uíni (iccee quartám uníus partís,fecís aquari, qua 
aurum ab argento fecernunt tantundem , V el accípito pares portíones ues 
nz praparatz, & puluerís ín quo item ínfuit pares portiones mínutoruri 

plumbi globulorum,falís liquatiftibii recrementorum ferri , Vcl accipito 
párés portiones uenzejin qua íriéftaurum,atramenti futorij;fecís uíni ficco, 
falis. Hactenus deaddítamenris. In forriáculam autem eo;quo díxi,modo 
pre paratam prímo tegulam ímponíto : deínde prunas fuper eam coriijcíz 
to,clectosQg carbunculos:nam ex miínus bonís multum fit cínerís,qui círcü 
tegulam collectus operationem íenís impedit : tum catillos fi&iles forcipe 
fub tegulam locato, & fub príorem ipfius partem poniíto carbonem arden2 
tem;ut catillí cítíus calefiant:quem,cum plunibur ínijcíédum fuerit in eo$; 
uel uena,rutfus forcipe exímito.Poftquam autem catíllí excandefcent ighi, 

prímó per cannam ferream duos pedes longain.& capacem díeiti cíneretd 

uel carbunculum,fi quís ín eos íncíderit fpiritu diflato & difperoito:quod 

idem faciendum erít, fí cínís uel carbunculus ín catíllos cínereos inciderit: 

deinde plumibeum globulum ínijcíto forcíperquod plumbumubi ín fumü 

uertí,confumítj cceperítad ipfum addíto uenam przeparatam ín charta in» 

uolutam , Multo auteri artíficí przeftat eam inuoluere in chartam, ficcg im 

poneteincatillos , quam zeneo cochleari ín ipfos infundere. Cum ením caz 

tilli fint patuí,fi cochlearí ufus fuerít,non raro aliquam uefiz partem diffun 

dit. Charta uerd cremata carbunculo forcipe prehenfo üenam moueto; ut 

plumbum eam combibat , cum ipfo metallum uenze mifceatur : quae miz 

ftío cüm facta fuerít,tuncrecremétum partím circum eam ad catíllos adhaez 

reícit, nigrítp annuli fpeciem quandam gerit: partim innatat plumbo cim 

auro uclargerito permifto:quod moxab eo auferto, Plumbü autem omnis 
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nó omniargento careat;quale eft V illacenfe, Quod fi eiufmodi non fuerit. 
ínproniptu;feorfum plumbum eft experiendum,ut certo fcíatur, quantam, 
argenti portíonem in fe contineat, utGy calculís fubductis de uena recte iuz 
dicetur:nifi enim tale plumbum fuerit , experimentum erit falíum & fallax. 
Verüm globuli plumbeí hoc modo formantur: forceps eft ferrea longa cir. 
citer pedem unum: eíus chelae continént ferrum diuifum, quod coniunctu 
ouifi&uram exprimit: pend habet duas partes cauas;quod ferrum díuie 
fum,cum compreffum fuerit fuperius,ex ipfo eminet infundibulum:in quo 
funt duo foramína,quorum altérum ad unàm partem cauam penetrat, altez 
rum ad alteram.ltàg; plümbum infufum defluit per foramina, in partes cae 
uas,efficiunturq; una effufione globuli duo. 


Forcipis chele 4. Ferrum oui figuram exprimens B. 
infundibulum. C, 


Nechocínloco de díuerfà quorundam artificum experiendi ratione ree, 
tícere debeo : quí prímó in cátíllos iníjcitint uenam pra paratam,eamtg coe 
quunt,Deínde addunt plumbum:qua ratio mihi non probatur:etenim ue. 
naifto modo fertumínari folet:quare poftea commota non bene,autadmo 
dum tardé cum plumbo mifcetur. Quod fi catillís eiufmodi fictilibus omne 
forriaculz fpacíum,quod contegit tegula,non compleatur ( nam ínterdum 
compleri folet,cüm ícilicet multarum uenarum , aut multarum unius uena 
partiüm unà experímur)ín uacualoca catillos cínereos poníto, ut ínterea iz 
gneícant, Quod etfi una horaplerund fit;tamen id ipfum mínoríbus cítía 
tis maioribus tardíus contíngit:nifi uerà catíllijanteaquam ín eos ínijcíatur 
meétallum,cim plumbo permiftum  ieniti fuerínt , ipfi folent fpe difrume 
piplumbtim femper contremifcerejnonnunquam ex ipfis exilíre.Si autem 
catíllus dífrumpatur,aut plumbum ex eo exilíat, aliam uenze partem experi 
ri oportet:fin plumbum contremifcat,tunc catillus pruna lata ac tenuí tega» 
tur:quam cüm plumbü attigerit,refilitatqg fic etíam míftura tandem ipfum 
exhalat. Quínetíam fi ín fecuda excoctíone plumbum, quod ín miftura ine 
eft;non confumeretur, fed ftabile & fixum permanens tegeretur quadam 
quafi cute,fignum eft;quod non fatís ardore ignís concaluerit. Aridum igie 
turlignum tedze,uel arborís eí confimilis, in mifturam imponíto , intp mae 
nü teneto,üt cm concaluerit, retrahere ab ea poffisitum curato , ut femper 


calorem fatis multum,eumqy aequalem habeat. Quod fi calor mifturam nó 
rotunz 
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rotundauetit;üt fieri folet , ubí omnia recté fiunt;fed faciat longiufculam ut 
caudata uídeatur,figno eft calorem ipfum,qua cauda eft,nímium effe: quas 
re catíllum paruo unco ferreo,cuíus manubríum ítem fit ferreum & longu 
Íeíquipedem,circumagiíto,ut altera pars zcqué calefcatab igni, 


Paruus V neus ferreus, 


Praeterea fi quando miftura fatis plumbi non habuerít,addíto cum forcí 
peferrea,uel cochleari neo; cuí manubrium prelongum eft, tantum eíus; 
quanti fatis eft, INe uero miftura frigefcat;id ipfum ante concalefacito : fed 
fatíus eft prímo tantum plumbum, quanto opus eft ad uenam excoquen» 
dam,addere, quàm poftea ciim dimidia excoctío perfecta fuerit: ne totum 
n abeatín fumum,fed pars eíus fixa permaneat, P orró ubí calor ienisiam 
feré confumpferít plumbum,tuncaurum argentumue , uarijs coloribus efe 
floreícít: at ubi totum fuerit confumptum,aurí uelargenti refidet in catillo: 
quam ftatím ex fornacula exímito , maffulamq;,dum adhuc calet, ex eo exa 
trahito,ne cínís ad cam adhzrefcat:quod plerungy fit,fi maffüla;ubi iam rez 
frixerít,ex eo extrahatur. Quod fi etíam tunc cínis ad eam adhacferit , cultro 
non radíto,nealíquid pereat;atq: experimentum fiat falfum: fed forcipefer 
rea comprímíto,ut cínis diffiliatípfo preffu. V tile denig; eft duo,tríau'e uní 
usuenz experimenta facere eodem tempore;ut fi forte unum non fücceffes 
rit,ex altero aut faltem extertío certíor fieri poffis. Atínterea dum artifex 
uenam experítur ne uehemens ignís calor oculos eius lzdat,quía fzepius in 
trofpícere, accurateQg confiderare omnía neceffe eft,utile erit eí femper iri 
promptu habere tabellam ligneam fubtilem, latam duos palmos , habenté 
manubríü quo teneatur ,atq; per medíam latitudinem excifam , ut per eani 
quafi rímam quandam poffit cernere, 


Tabelle mambriim A, Einsrima B; 
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Verüim plumbum;quod uenz metallícze argentum combibit; horze par 
-tíum tríum de quatuor fpacio ignis confumít in catillo cínereo. Experímen 
:to autem perfecto ex fornacila eximitur wie rutroQ ferreo-extrahítur 
cinis non modo ex laterícía et ferrea, fed ex fictili etíam,ne eam deponere de 
pedeopus fit," Atexuenaín catillum tríangularem coníecta fic conflatur 
maffüla,ex qua poftea conficitur metallum.Prim in circulum ferreum íme 
ponuntur pruna carbonesq : deinde catillus trianpularís,quí continet uez 
nani, atqj res quae eam líquefacereatqy àrecremenro purgare poffunt : tum 
folle duplicato excitatur íignís , uenaQg tamdiu coquitur, uícg dum maffula 
ín fundo catilli refideat, Duplicem rationem uenarum experiendarum effe 
demonftrauímus: unam qua ín catillo fictili plumbum mifcetur cum uena, 
deinde ín cínereo rurfus ab eo feparatur : alteram,qua excoquitur prímo ín 


Jw vm«. quae spes fimus:fed iure ordímurab auri uena,quam ütracp ratione folemus experiri: 
ritnda. etenim fiilla diues fuerit, & nobisígni non repugnare uideatur,fed facile lie 


Vea aeri why — "aüriuenaioninó facileliquefeere uifa fuüerit;eam uríto , & puerí impuberís 
Ee nem es ürina,qua falem cóbiberit,refti&iouito: quod iterum acfzpius facito: quà 
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ftz dimidiam drachmam. Quod fi etíam tum repugnabít, tantundem fecis 
acetíautaquarum,qua aurum ab argéto fecernunt,etíam uftze, atq; maffus 
laínfundo catillirefidebit: quam íterum coquito in altero catillo fictili tera 
tío ín cínereo , Sed utrum pyrítes aurum in fe cóntíneat necne; anteaquam 
in fornacula excoquatur, fic cognofcimus.Si ter crematus, ter acrí aceto re» 
ftinctus,non fuerít fractus,nec ei color immutatus,auri partíceps eft: fed a» 
cetum,quo reftinguíturpermíftum fit,uel cum homírnis urína uel cum fale, 
quíinípfum coníectus & fepíus agitatus tríduo refoluitur: nec pyrítes au 
ro caret,qui cüm crematus cotículz atterítur,eam eodé modo colorat, quo 
cüm atterebatur crudus,colorabat,Nec auri expers eftís,cuíus ramentiürlo: | 
tura collectum íení coctum facile líquefcit,olet parum,pulchrum remanet: 
fed id ipfum cim igní coquitur, ín carbonem excauatum inijcítur, & altero! 


carbone tegítur.Quuinetíam uenamauri,feu potíus eíus arenam & ramentij 4 NT mqpafm n 


loturauel pulueréalio modo collectum fine igni experímur:nam eius pau 


lumaqua madefacti & igni fic calfacti;ut odore incipiat expirare,, pars una; | 
argenti uiui partes duz prímo coníjciuntur ín patínam ligneam, catínimo | 


do profandam: € cómifcentur: deínde cum pauca urína duarum horarum 
Ípacío cóteruntur:& quídem piftillo ligneo, donec míftura farína ex aqua 
fubactz ínftar craffeícat: & necargétum uíuum à ramento lotura collecto, | 
nec rametum lotura collectum ab argento uiuo dínofci poffit "Tum aqua 
calida uel faltem tepida , ín patína infufa ufqy eo lauatur dum effundatur pu 
ra:deínde in eandem patínam infunditur frigida, ac mox argentum uiuum 
quod aurum omne abforbuit ,à reliquo ramento lotura collecto fecretü in 
unum confluít;poftea íd ab auro hac ratione feparatur. Olla tegítur linteo, 
filorum líni xylírii contextu facto,uel aluta tenuí:ín cuíus mediam parte ma 
nu depreflàm miftura infunditur: poft aluta complicata funiculo incerato 
ligatur,& argentum uíuum per eam expreffum patína excipit, Aurum ue 
ro,quod ínaluta refedít,in catillum fictilem effunditur , atcp ardentibus car 
bonibus appofitís purgatur. Alij fpurcicíam non eluunt aqua calída, fed a2 
crilixíuio G aceto : eos ením líquores in ollam infundunt,& ín eandem raz 
mentum lotura collectum cum argento uíuo permíftum cóijciunttmox ol» 
lam reponütínloco tepido, poft horas quatuor & uiginti líquores cu fpur 
cícía effundunt,& argentü uíuum eo,quo dixí,modo feparant ab auro: dez 
indein urceum,in terra defoffüm, hominis urínam infundunt: & urceo im 
ponunt ollam,cuíus fundum habet foramen:íntg eam aurum íníjcíüt, & o2 
perculo tectam oblínunt:etíá quà cum urceo coniungitur:tum igni coquüt 
donecrubefcat olla.Refrigeratü poftremó aurii,fi zs in co ineft; cum plum 
bo excoquunt ín catíllo cinereo,ut id ipfum zes ab co feparari poffit: (inarz 
gentum,ab eo aqua,quz hzc duo fecernít metalla feparant. Quidam, cim 
aurum fecernuntab argento uíuo , mífturam ín alutam non ínfundunt, fed 
eam ínfjcíunt ín uas fictile cucurbitínum, quod in fornacula locatum carbo 
nibus ardentibus fenfim calfacíunt:mox operculi foramen bractea ferrea te 
gunt:qua humore fudat,Sed quamprímum amplius non fudauerit,cam lu 
to oblinunt:& ad breue tempus coquüt: poft operculum de olla remouet: 
&argentum uiuum, quod ad ipfum adhaeret, pede leporino detergétes ad 
eandem 
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eandeni operam feferuant : fed hac rationeargeti uiui plus,illa mínus perit, 
"At uenaargenti fi diues fuerit, qtiale eft argentum rude , fed fzepíus fui colo 
rís uel plumbei;raríus cínereum,nígruni,rubrum;purpureum,luteum,poft 
quam purgatum & calcfactü fuerít, eíus centumpondium , mínus pondus 
intelligo,in plümbí;ín catilló cínereo liquefacti,uncíam conijcitur & coqui 
tur,ufcp có , dum míftura exhalet plumbum:fin paüper uel medíocris ; pris 
m exíccarí debet , deínde commínui;tum ad eius centumpondíum plume 
bíuncíaadíügi,& ín caríllo fictili coqui quoad liquefcat. Quz fi mox ígnís 
caloreliquata non fuerít, eí oportet paucum puluerem primí additamenti 
compofiti írifpergeresatqs fi tünc etiam líquatà non fuerít, iterum atcp íteru 
paucum doneclíquefcat € recrementum exfudetiut ucro id cítíus perficiae 
tur puluis ínfperfus aoíteturfilo ferreo: poftquam catillus e forriacula fuez 
rit exemptus, temperatura ínfundatur in foramen latetís cocti: ubí cüm rez 
frixeritàrecremento purgata, íntjcíaturín catíllum cínereum &c coquatur, 
ufq; dum ipfaomne plumbum exhalet . Argenti , quod ín catíllo remanet, 
pondus índícat quotam argentí portionem uena infe contíneat; Sedzrís 
ucnam fine plumbo experimür:nam fi cum eo fuerit excocta, ees euolare fo 
let & diffipari: ítacy talís uena certo pondere prímo urítur & acrí ihi crez 
matur circiter fex aut octo. horas. Deinde cüm refrixerít, cóminuitur & Tae 
uatur:tum rámentum lotura colle&um rurfus crematur , cómínuítur,lauaz 
tuf, ficcatur,expenditur:portio,quam, dum cremaretur & lauaretur, perdiz 
dit;reitocatür ad calculossquod ramentum Iotura collectu pro pane, ex uez 
nazrís conflato;habeturrhutus tríá centumpendía cum fquamze zrís;haliz 
nitrí;uitri Venetíani fingulorum totidem centumpondijs coómifta ín catíle 
lum triangularem íníjcíto,eumQ ín círculum ferreum, qui eft ín foco carie 
niantefollem duplícatu collocatus,impofiíto:& carbone, ut ne quid ín uee 
nam excoquendam íncídat,& cítius liquefcat, tegíto , Primo autem fpiritu 
folleleniter eflato utuena fenfim igni calefcat:deínde ualenter:tum ualenti 
us,doneclíquefcat;& quae ad eaaddita funt,;ignís confumat;atqp ipfa, quice 
quid habetrecremeti,exfudet: poftea catillum extractum refrigerato, ac co 
tandem fracto inueníes zes , quod expendito utícirepoffis quotam rurfus 
uenz partem igriis confumpferit, Q'uidá uenà femel tantiimodo cremant, 
cómínuunt,lauant: atcp iftiufmodi rameti lotura collecti accipiunt tría cen2 
tumpondía,falis cómunis;fecis uíni-uftze,recrementi uitrí, fingulorum cen» 
tüpondium unum: & ea coquunt ín catillo tríácularí:qui,ubi refrixerítjinz 
uenitur mafTula zerís puri,fi uena eíus metalli diues fuerit: fin mínus,maffuz 
lalapidea,cuizes eftimmiftum:quze rurfus crematur,tunditurjiterumt exe 
coquitur ín altero catíllo fictili;adiectis lapidibus facile liquefcentib.Sc hali 
nitro : atqj refidetín fundo catíllí eris purí maffula. Quod fi fcire uolueris, 
Qquotàin ipfo argetíportío ínfit, id ad ipfum adiecto plumbo excoquito in 
cátillo cínereo:de quo experímento dícam poftea. Q ui ueró mox fcire cupi 
unt,quotam argentí portionem uenazrís in fe contineat, hi eam cremant, 
comiínuunt,lauant,cum ramentilotura collecti, centumpondio pauca fpus 
mam argenti fuluam cómifcent,mifturam inijciunt in catillum,quem fub te 
gulam ardentis fornaculee collocant ad hore dímidie fpacium : ubí cm 
j ^ propter 


L LB ER; $ BpoTIAMYS 193 


propteruímliquefcendi,quoe ineft in fpuma argenti,recrementum exfudas 
uerít,eximunt: refrigeratári à récremerito pürgant,rurfusqi eam commínu 
unt:cum eíus centumpondio féfcuntíari globülorum pltiniBeorü mifcent: 
inijcíuntín alterum catíllum fictilem : queni fub tegulam ardentis fornacue 
Iz collocantadijcierntes ad mífturam pauci püluerenmi alicuius addítamens 
1i compofiti, quod uenas liquefacit:liquatami eximürit:refrigeratam à recreé 
méto purgant.Poftremo eam coquüt ín catilló círiereo, quoad omne plum, 
bum exhalauerit,folumQ argentum remanfetit. Nigri autem plumbi uena 
ifto modo experiri conuenit: lapidis plumbaríj puri femuncíáni,& chiyfoz 
colla», quam boraceni uocant,tantundem cómínuito, perriifcetó ; in catillu 
fictilem inijcíto,carbonem ardente íi medía eíus parte collocato:quampris 
mum chryfocolla crepuerít,& lapis plumbaríts liquefactus fuerit,quod cís 
to eísaccidit,carbonem à catilló amoueto : & in ipfius fundo plumbum refi 
debít:quod experidito:& eius portioriern,quam ignís confumpfit;ad calcu 
losreuocato.Si uero etíam fciré uolueris , quota argenti partícula ín plums 
bo infit,id ín catillo cínereo excoquito,ufqy dum ómne plumbum exhalet, 
Veluenam plumbi qualémcunj uríto,lauato;tamentílotura collecti cenz 
turipondíum & puluéris compofiti , qui uenasliquefacit,tría centurpona 
día commifta in catilluni fictilem inijcito , & tri circulum ferreum collocaz 
to utliqueícat:refrígératuri à recreméto purgáto : atcp reliqua, üt díctü eft, 
perficíto . Velaccipito uenze praeparatze ünciás duas ,eerís uftí dráchimas 
quínqp,uitrí aüt recrementí eíüsín puluerém redacti uricíam unani , falís fea 
mücíam,& mifceto;átcg mífturam in catillu tríarigularerti conijcíto , eum 
lento igni calefacitó rie dífrupatur. V bi miftura liquefacta fuerítístem fola 
le magis excítato:deínde ex prunis exímito catillume,t finito refrigefcere íi 
aere;aqua uero non perfundito;rie plumbi maflula nímío frigore commota 
cum récrementis mifceatur:atcg fic experimentum fiát falfüm:poftquam au 
tem catíllus refríxetít;in eius fundo iriueníes maffülani plumbeam. V el acci 
píto uenz uricias duas,[pumz argenti femuncíauítri V eiietíari drachmas 
duas,halíníitri femiuncíam. Quod fi uena difficulter excoqüítur, àd cam ads 
ijcíto Ícobem ferri elímatami, quae; quia ualde calefacit , purgameta facile fez 
cernítà plumbo actelíquis metallis.Quinetiam uena plümbi nigri, ut cone 
uenít,przparata conijcítut ín catillum,& folumi ad eam adijcíuntur arenae à 
lapide facileliquefcente refolutae , aut (cobs ferrí elimata, & experimentum 
perficitur. Venam uero plumbí candidi hac ratione éxperírí poteris : eami 
prímo uríto, deínde comminuito,tum lauato : ramentum lotura collectum 
rurfus uríto,commiínuito ,Jauato t eus centumpondium unum & dímidíu 
cum chryfocollze,quam boracem nomínant,centumpondio cómifceto : ex 
miftura,aquís madefacta,maffulam formato,poftea carbonem magnum & 
teretem perforato , Foramen aüitaltum fit palmum , fuperius latum digítos 
tres,inferíus anguftum:hoc,cum collocatur carbo,inferiorem locum, illud 
fuperiorem occupet.Collocetur uero ín catínum fictílem,& undíg ad eum 
apponantur carbones ardentes, V bí uero carbo perforatus ignem concez 
perít, maffula ín fuperíus eius foramen imponitur, & lato carbone ardente 
tegitur; atq pluribus carbonibus circum eum appofitis folle acrís ígriis ex» 
1 r citaturs 
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«itatur, donecomne plumbum candidum ex inferiore carbonis foramine 
defluxerítín catínum, V elaccípíto carbonem magnum,eumtp excauato & 
luto oblínito;ne uena candens exilíat, Praetereà ín medía eíus parte facito fo 
rame paruum:magnum aüt foramen carbunculís minutis completo : fuper 
quos uenam proijcíto:atín paruunt foramen imponito ignem, X follis maz 
nualís narem ut onem excitare poffis : uerüm carbonem eum locato in foz 
uea luto oblítá:in qua excoctíone perfecta inuenies maffülam plumbi cane 
didi, Atuenam plumbi cínereí hoc modo experímur:eíus fragmenta ín ca 
tillum fictilem inijcímus, & fub tegulam ardentis fornaculz collocamus: 
quamprímum calefacta fuerínt;ftillant plumbo:quod ín unam maffulá con 
fluit. Venam ucro argentí uiui ficexperír conuenít:cüi parte una fragmen 
tori cius tres partes puluerís carboniret manipulü falis cómifceto: mifturà 
in catíniuel ollam uel urceü ínijcíto;opercüulo tegíto : luto oblíníto: ín care 
bonesardentes ímponíto:poftquam ei ínfederít uftee color catínum extrae 
híto:nam fi diutius ipfum coxerís,miftura argentum uínum,und cum fumo 
exhalat: quod ípfum ín fundo catíní uel alterius uafis refrígerati ínuenitur, 
Aut uenam eíus trítam ínijcíto in uas fictile cucurbitínum,X id in fornacuz 
lam imponito,átq operculo,cuí longa eft narís,contegito: nariautem fupz 
poníto ampullam,quee recípíat argentum uíuum,quo ipfa ftillat:fit ueró az 
qua fríoída ín ampullam ínfufa, ut argentum uíuum ígní concalefactü cone 
tínuo refrigeretur & confluat : nam argentum uíüum uí ignis in fublimefer 
tur,& per operculi narem ín ampullam defluit;Experimur etíam uenam arz 
gentí uíuí eodem plane modo,quo eam excoquímus:quem fuoloco explie 
cabimus., Poftremó uenam ferri experímur ín camíno fabri ferrarij : eadem. 
uríitur,comínuítur,lauatur,ficcatur: mapnesín ramentum lotura collectum 
ímponítur,qui fcobem ferrearn ad fe trahit: ea pennís detería catíno excípiz 

türzatq; magnes ufq eo ín ramentum lotura collectum imponitur,& fcobs 
detergítur,dum reftet,quam ad feallicíat. Eaaut fimul cum halinitro coqui 
tur in catíno doneclíquefcat,& ex ea ferrea maffulula cófletur, Quod (i ma 
enes cíto,facilets fcobeim ad fe traxerít, uenam ferri diuítem effe cofjcímus: 
fi tardé;pauperem:fi prorfus eam refpuere uífus fuerit, ferri paulum, aut ni» 
hilínfe contínere.Sed de experímento uenarü metallícarum fatis : nunc diz 
cam de metallorum experimento , Quod utíle eft tum monetarijs & merca 
toribus,quí metalla emunt & uendunt: tum metallicis , fed maxime domi 2 
nís & praefectis fodínarum : atq; domínís & praefectis officinarum , in quis 
bus metalla excoquuntur;aut alterum ab altero feparatur,Prímo autem dí» 
cam quomodo experírí cóueníat quotam precíofi metallí partem uile in fe 
contíneat:fed aurum & argentum habentur nunc precíofa,, reliqua uerà o2 
mnía uíla.QQuondam metalla uília combufta funt, ut precíofa pura haberi 
poffent. Veteres etíam uftione índagarunt quotam argentí portíonem aus 
rum ín fe contíneret:eoq; modo omneargentii confumebatur:quz non lez 
uís iactura fuít:attame Archímedes nobilis mathematicus, Hieroni regi gra 
tíficaturus ínuenítrationem ídem deprehendendí non admodu prompta, 

& qua maffà magna accuratíus quam parua explorarí poteft:quà ín cómen 

tarijs expona, Sed chymiftaru fectatores oftenderuntratíonem fecernendi 
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argentü ab auro,qua neutrü perít. Aurü aüt,ín quo íneftargentiü: uel argen 
tum,in quo aurum,prímo corículz atteratur:deínde eídem acus auri uel arz 
genti fimíllima : quo modo ex líneís productis cognofcitur; quota argentí 
portío ín auro ínfit,quotaauriin argento:mox ad argenti ; quod eft ín auz 
ro,adijciatur tanta eiufdem portío;ut aurí triplü fit; Tum plumbü inijcíatur 
in catillu cínerei,& coquaátur: paulo poft in eunde iníjcíatur paucüzes : ut» 
pote eíus femuncía,uel femuncia & ficilicus minorís ponderis:fi aürü üel ar 
gentüaliqua zrís partícula in fe ion contineat, Erením catíllus, cim plumz 
bum & zs defunt;qua confumat, partícula aurí & argenti ad fe allícít & có 
bibít.Tandemauritríéntem & argentilibràm in eunde catínüi ínijcete et có 
quere conuenít:nam fi aürum & argentu primo ín caullü coniecta coquanz 
turjisutíam dixí;partícul eiusconbibit; & aürü, cüm ab argento feparati 
fuerit; purum non inuenitur. Coquaritur uero haec metalla uícg dum ipfum 
plumbu & zis cotifümantur:atcp iterü ideni utriufqy pondus codem modo 
coquatürin altero catillo cinereo:utráqi maffula malleo percuffà dilatetur: 
utra; bracteola ín fiftulze fioüràm formetur: utracj conijcíaturín paruam 
ampulla uitream : quibus tertiae aquae üalentis ; qua decímo libro defcriba; 
uncía & draclimià maíorís ponderis áffundantür: lento ígiií calefiant: quoz 
modo bullulz figura margatitis affiriiles ad fiftulas adhzetefcere uidentur. 
Quoauté maior rübor ápparuerít,eo melior effe aqua tudícatur, Sed poftz 
quam rubor euanueiiít;bullulze candido margaritis non tanium figura, fed 
etia colore fimiles eifde fiftulis uidentur ínfidete: poft breue tempus aqua 
effindatur,& infundatur altera : cà ea rurfus bullulas cándidás fex uel octo 
excitauerit,effundatur & fiftulae eximátur : atqj quater aut quínqüíes aqua 
fontanàlauenturrmagís uero coquátur ex eade bullientesnam colore clarío 
re fpleridét:poftea in aureà phíalà,qus in manu teneatür,cóíectze fenfim lez 
ni ígfiís calore ficceturrmox phíala imponatur ín carbones ardetes,et carbo 
nibus tegatür;ac orís flatu modico infpírétur:turic flamima cerüleá einittet: 
ad extrem fiftulz appedantur;quib.fi par pondus erit, artifex hari rera 
bore fruftra non füfcepit. Poftremio amb in altera lance pofitze pondereii 
tur. Vnz tántumodo quaternz filiqua nó numerétur propter arsehüi dd 
remanct in auro, X ab eo feparari no poteft. Ex fiftularu aüt pondüfculo co 
gnofcimus poridus & auti & argenti Qd ín maffa ineft. Quod fi quís artifex 
tantü argent io adiecerít ad auru, ut eíus triplü fit, fed dupli ucl feftertíti; 
cí opus eftualétioreaqua, quz aürum ab argeto fecernat: qualís eft quarta: 
fed utri aqua,quáauro & argento adhibet,eís conueníat; an plus minüsue 
quá oportet ualens fit,ex effectu cognofcitur : mediocrís büllulas ín fiftülis 
excítat:& ampullá atqy operculit eximio rubore ínficere uidetur: imbecilliz 
or eade exiguo rubore tíngerc;ualetíor fiftulas difrumpit, Adargentü ues 
ró puriiín quo íneftaliquaauri portío,no adijciatur aliud, ci ín catillo cine 
reo coquütur príufdj feparétur,fed praeter plumbüu ad befTem eíus quadras 
ucl tríens zrísmínora pondera iubens fiargentü etíà ín fe cotínear alí 
, quárís portíone;& poft ci plübo fuerít excoctu appendatur,& poftcg 
auru ab eo fuerít fecretü : altero modo cognofcimus quantü zrís ín eo fuez 
ritaltero quantu aurí, Sed uilia metalla experímenti eratía etia hodie cóbu 
Fr 2 runtur, 
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rütur,quod tantulü metalli perdere damni fit exiguü:at à magna uilis mee 
talli maífa metalli preciofum femper fecernitur,ut ín eodem lib. 10.undeciz 
mot exponá. Miftura aüt erís et argenti hoc modo experimur. Artifex ex 
aliquot panibus zrís excíndít portíones,ex paruis paruas , ex mediocribus 
mediocres,ex magnís magnas:ueruntamé parua magnitudine dímidize nu 
cis aucllanz eequant,magnee dimídiz caftaneze mole nó excedunt, medio 
cres mediocri modo fc habent, Excindit uer portíones ex media inferiori 
parte cuíufqy panís:quas portiones fimul cóíjcit ín catillü tríangularem noz 
ui & purüadditqy fchoedas quae pondus fcriptu cótínent,quod habet oes 
zrís panes quanti tandé fuerint,uerbi caufa, Hze portíones,fic enim fcribit, 
excifz funt ex ere,quod pendítuiginti centumpondia: itacy cüm fcire uult 
quotáargentí parte unü eíufmodí zerís centumpondiü infe cótíneat,prima 
in círculu ferreü prunas ínijcit:deínde ad eas addit carbones, Cu uero ignis 
iam uires habuerít,tüc fchoeda ex catíllo exempta afleruatatp eu catillu ín i2 
gnéímponít quartaty uníus horz parte fenfim calefacit donec excádefcat : 
poftea flatu follís duplícati dimidio horz fpacío excitat eraugetigné:tanto 
ením téporís interuallo zes plübí expers calefieti et liquefcere affolet: quod 
aütnó caret plübo,citíus.Itag; cüm fere ad definiti temporis fpaciu inflauez 
ritfollem,tuncforciperemouet prunas,& ligno ín tenue Íciffo, quod forcie 
peprehendit,zs mouet.Quuod fi facile mouere nó poteft, fignum eft ipfum 
prorfusliquefa&u nondi effezid fi intelligit íteru in catíllu imponit carbos 
né magnü,prunaftp ante exemptas ín eundé reponit,rurfustg ad breue tem 
pus ínflat folle, Vbi ueró zes omne liquefactu fuerit, tuc ultra follis flatu no 
utitur:nam fi eo uterctur ignís parte zrís cofumeret, fieretcg quod reliquü 
effet dítíus quá panes € quibus eft excifum:quí nó leuís error eft. Itacg quás 
prímü zs fatis fuerit liquefactu,id ipfum fundit ín canaliculu ferreu: qui ma 
gnusaut paruus folet effe, prout multiiaut paucitas ín catíllo experímenti 
gratíalíquefit. Haberautem fuum manubrium fimiliter ferreum,quo capit 
ipfum cm zs ínfufum fuerít,acímmergit in aquam folij prope locati;ut aes 
refrigeretur:quod rurfus ad onem exíccat, cuneoty ferreo eius cufpide dee 
cutít, Portíonem ueró cufpídi proximam fuper incude cudit, efficítqy brae 
€team:quam difcindit in partículas. 


Canaliculus ferreus. &« Eius ttanubrium. B, 


: Alíjzslíquefactü carbone tílíze agitant mox in copas, ex betula factas 
nouas & puras fundüt:quibus fuppofitü eft uas lígneu fatis ampli & aquae 
plenitunc diffoluítir ín elobulos mínütos , quantuli funt femina canabís, 
Alíjloco fcopari ftramen fumüt. Alij lapide latu in uas imponunt, & tantá 
aquá 
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aqu& infündunt quanta füperat lapídem:atqy aes liquidi e catillo inTapide 
eftundunt:ex quo dílapfo globuli mínuti fiunt. Alij es liquefactü mox fun 
duhbin aquá atqy agítantuíqi eà dum díffolutü abeat ín globulos:ni(i uero 
zs fundatur & ex eo efficiatur bractea,uelin globulos refoluatur, uellíme 
turjigníttuí nó facile liquefcit ín catillo cínereo,Quod fi líquefactu non fue 
rit,omnís labor fruftra eft fufceptus; Eodem aüt modo quo zs ín elobulos 
argentü & plumbü refoluuntur,ut íufti(simé appedi potlint. Sed redeo ad 
erís experimentu.Cum zs iftís modis praeparatü fuerit, tüicad quodq; cen 
tumpondiu mínoru ponderi, (i fuerítaes quod plübí & ferrí expets eft; c 
quide diues argetí;adtjcito plübi fefcuncià maíoru pondetru:fi uero as plu» 
bo nó caruerit;unciá: fi ferrí partíceps fuerit;duas uricías , Primó atit plume 
birímponito ín catíllü cínercü:deinde éüm fümare cceperit, adíjcíto aes: dd 
uníus horzeet quartz eíus partis fpació ignis.cofumere folet unà cum plum 
bo:id ubí factu fueritargentu ín fundo catilli cófpicies : citius tame ignis u^ 
truncy cofumit (iin fornacula coquátur, quae aura ín Ípiratur : fed fatius eft 
fuperiore cíus parte dímidia operculo tegere, & fores feneftratos nó folum 
apponere ad oftiolü, uerü ctíà feneftrá carbone uellaterís portíuncula clau 
dere.Quod (i talezes fuerit, quo difficulterargentüfeparatur, anteaquam 
igni exploretur ín catillo círiereo; plumbu prímo ínijciendà eftín catillu fia 
ctilem:deínde zs adijcíeridu cum modico fale torrefacto,ut & plumbü cós 
bibatzes;SC cs purgetur à recrémento,quo abüridat. V era plumbu candis 
di quodargentü ín fe contínet ; neq; ipfum ín ínitío experímernti in catiíllü 
cinercu ínfjcereoportet,ne una cum eo argeitit,quod fierí folet , coifümát 
& infumü uertat: fed pofteaquá plumbum fumai'e cceperit ín catillo fictili, 
rücídad ipfum adijeito:quo modo nigri plumbü Coricipiet argentu,candi 
düuero ebulliet;abibitqs ín cinere: quilíeno in tenue fcíffo remouetur. Ide 
fit fitemperatura alíqua,in qua ineft plumbü candídu,excoquítur. Cum ue 
ro plumbi nigrü cóbiberit árgenti,quod erat in plumbo candído,tutic de 
müiín catillo cinereo coquítut. At plumbu nigrü,cim quo argentu eft pera 
mifti;prímo ín catíno ferreo,fuper fornaculá ardente ftatuto,líquefcat finis 
to.Deín utzes ín canalículüferreü füdito,tü fuperíncude malleo percuffum 
dilatato,& ex co bracteá efficito: poftremo ín catillü cínereu frifjcító : Qd ex 
perímenti dímidiz hora fpacio poteft petfici; Vehemes em ienis calor eí 
obeft:quare non eft neceffe neq; dímidía fornaculoe partem opercilo tege» 
re,necj oftíolu eius occludere, At metalla mífta figtiatà,quae monetae nomi 
nantur,hoc modo experimur.NNummos argeteos mínores ex aceruí ínfima 
& fuprema parte, eíuscj laterib. exemptos prímo bene purgato : deindein 
catillo tríangularilíquefactos uel in globulos CEA. ex eis bracteas ef 
ficito: Maiores uero quípendut drachmá,ficilicu, (emuncía, uncíà dilatato: 
cum beffem mínore globulorü fumito,uel par bractez pondus: itemqs alte 
rum beffem : utrüq; ueró feparatím charta ínuoluito:poftea duas plübí par 
tículas ín duos catíllos cínereos príus calefactos infjcíto: quanto aut mones 
tà fuerit preciofior, tanto mínore plübi portione ad experímentü nobis os 
pus eft:quanto uilior,tanto maiore:etením fi bes argétí tantüimodo femuris 
cía ucl uncíá zerís ín fe cótínere díciturad beffem minore adijcíniüis plumbi 
femuncia fi ex zequís argenti & zerís partibus conftíterit, uncíá: fin ín beffe 
it: f^ 3 cris 
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-serís folii femuncia uel uncía argenti ineft fefcuntia. Sed quamprimit plum 
bü fumare cceperit;ín finguli carílliz cínereü fingulam chartam , ín quam ar 
gentüzre temperatii cftínuolutitímponito: os teguloe carbonibus obftru 
ito:lento igni coquíto,donec omne plumbü & zs confumantur: nam acrís 

fuo caloreargentii cum aliqua plübi partícula cópellit in catíllu:quo modo 

-experímentü fit fallax:tum maffulas excatillo extrahito,S à recreméto pur 

'gato:fi neutra librzelancé,ín quà ímponiítur,deprefTerit,fed par utríufqs fue 

:€rít pondus,experímenti nobis nulli atculit errorem: fin altera depreílerit 
lancem,plenum eft errorís:quare íd ipfum íterare oportet. Quod fi bes ín fe 

-€otíneatargéti puri uncías fepte;rex,uel prínceps,ucl ciuitas,quae cudítmo 
netam,adímit uncíá, quá partím lucratur, partím impendi: ín fabros mone 

«tales,atqp ín zes quod ad argentum adiecit: qua de re copiofius díxí ín libris 
De precio metallorü & monctis infcriptis. Aureos aut nummos uarfjs moz 

.dís experimur: etením fi es cum auro permíftu fuerit, eos codé modo quo 

"argenteos igni excoquímus:fi argentii, ab eo aqua illa ualentifIima aur fez 
cerníi:(in es € argenti; príus adiecto plübo excoquuturín catíllo cínereo, 

:donecignis zs & plumbi confumat, pofteríus auru ab argento fecernítur, 

.Reftat de coticula,qua explorare aur & argent uetus eft & ufitatü: quan 

.quá enim experimentii quod igni perficitur,certíus eft;tamen quía fzpeno 

.bís deeft fornacula;fzpe tegula (epe catillí, nec ulla mora interponéda eft, 
cotículze, quam femperín promptu habere poffumus , aurum argentumu'e 
atterímus : quíd quod aureos numos igni excoquere ne utile quide femper 
fitt uerüm eligere oportetadmodii nigrá,& fulfuris experte: quo enim nie 

rior fuerit, & fulfurís magis expers,eó melior cfTe folet: de cuius natura ali 
b fcripfi. Cotículee aüt prímó atteríturaurü fiue argentofum,fiue zerofum, 
fiue canalíenfe,fiue igni excoctu fuerit:fimiliter argenti. Deinde unaalíqua 
acus,quam cíus effe fimillimà ex colore cóijcimus:quz fi nosfallit defectu, 
acus altera coloré habens magis faturüi cotículze atterítur: fin exceffu, tertía 

.quz dilutíorem habet colorem, ea nanc nobís indícat quotaargeti, uela 

.rís,uelargenti fimul et erís portío fit in auro:aut quota rrís in argeto.Sunt 
enim quadruplices.Prímz ex auro & argento factze,fecundz ex auro & 2e2 
re,tertíz ex auro & argento & zre,quartz ex argento € eere, Primis tribus 
acuii generibus potíflimü auri experímur,quarto argent, Sed eiufmodi 
acus fic parantur.Pondera mínora proportionerefpondent maioribus: ve 

trífqsuruntur non modo metallícifed etía monetarij: uerdm acus fecudum 
minora formantur, Sc unaquzg pendit beffem,qué noftro uocabulo marz 
cam nominant. Cüm autem bes,quo utuntur,quí cudunt aurü,diftribuatur 


"in quatuor € uíoínti bínas fextulas,quas Graeco nomíne nic ceratía appelé 


Jant:bínz ueró fextulze quzeqp ín quatuor femifextulas;quae grana uocant: 
.femifextula quaecp ín tres quaternas filíquas, quas granula nuncupant, fi a« 
cus fecerimus ad numerü quaternarum filíquarum fient ducente octaginta 

octo: fiad numerüfemífextularüfiue bínoru fcripuloriz fex && nonaginta, 

Sediftis duobus modis numerus acuünímis efficeretur magnus, & ex eís 
non pauce propter exíguá auri portionem nihil nobis fignificarent, eas igí 

turad numerum bínarum fextularü facere conuenit: quo fane modo acus 

quatuor & uiginti fiuntiquarü príma conficitur ex argenti tribus à "e 
i ucllíg 
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duellis & auri una:binas aüt fextulas ueteres dixifTe duellas , Fanntus aütor 
eft, Quzecung; igítur uirgula argentea cotículce attríta eam íta ut haec acus 

'colorat;ipfa unam auri duellà ín fe cótínet: (icfecundü aurí portíonem,aut, 

»€cüm íamaurit pondere fuperat argenti, fecitdum argenti portionem dere; 
"fíquisacubus eftiudícandum,Secunda acus fit ex duabus & uipínti duellis 
'argenti,& ex duabusaurí, T'ertía ex una & uigínti duellís argentí,& ex trí^ 
busaurí. Quarta ex uiginti duellis argenti,& ex quatuor aurí; Quinta ex de 
cem & nouem duellís argentí,X ex quíng aurí.Sexta ex decem & octo du 
*ellís argentí, & exfex auri. Septíma ex decem & feptem duellís argenti, 
exfeptem auri, Octaua ex fedecím duellís argenti,& ex octo aurí.Nona ex 
'quíndecím duellís argenti, & ex nouem auri, Decíma ex quatuordecim du 
elfis argenti, € ex decemaurí. Vndecíma ex tredecím duellís argenti, & ex 
undecim aurí.D'uodeciíma ex duodecím duellís argentí,& ex totídem aurí, 
«Decímatertía ex undecim duellís argenti,& ex tredecim auri, Decímaquar 

"ta ex decem duellís argenti,& ex quatuordecim auri. Decímaquínta ex no 
uem duellís argentí,& ex quindecim auri, D'ecimafexta ex octo duellis ara 
genti,& ex fedecim aurí. D'ecímafeptíma ex feptem duellís argenti, & ex de 
:cem & feptem auri. D'ecimaoctaua ex fex ducllis argentí,& ex decem 8 o2 
cto aurí. Decímanona ex quingy duellís argentí,& ex decem & nouem au2 
ri. Vicefima ex quatuor duellís argentí, & ex uigíntiauri, Vicefimapríma 
ex tribus duellísargenti,& ex una & uiginti auri. V icefimafecunda ex duae 
bus duellis argenti, & ex duabus & uigíntíaurí, Vicefimatertía ex una due 
:ellaargentí,& ex tribus & uiginti auri. Vicefimaquarta tota formatur ex 
auro puro. / 
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Itaq; prímísundecim acubus coticulz attrítís experímur,quotáauri por 
tion£ uirgulz argétez ín fe cótineant: relíquis aut tredecím nó modo quo» 
ta argétí portio in uirgulis aureis infit,fed etíà quota ín monetis, Quoniam 
uero quídà numi aurei cóftant ex auro et eere,tredecím eíus generís acus for 
mátur:quarü primà cóficitur ex duodecim duellis aurí & ex totíde aerís. Se 
cunda ex tredecím duellis auri & ex undecim ceris, Tertia ex quatuordecim 
duellis auri & ex decem zeris, Quarta ex quindecím duellis auri, & ex noue 
acris. Quinta ex fedecim duellis aurí,& ex octo zrís. Sexta ex dece & fepte 
duellis auri,& ex fepté zerís.Septima ex decem & octo duellis auri & ex fex 
arís, Octaua ex dece € noue ducllisauri € ex quingg zeris.INona ex uigíne 
ti ducllis auri, & ex quatuor ris. Decima exuna & uiginti duellís auri , && 
ex tribus zeris, Vndecíma ex duabus & uiginti duellis auri,& ex duabus ze« 
rís.Duodecíma ex tribus & uiginti duellis auri & ex unazrís . Decimaterz 
tía exauro puro.Sed hoc genus acuü non eft multi ufitati,quod eiufmodi 
aurei nummi rariores fintzmaxíme hi in quibus magna zrís portio ineft. At 
tertiü genus acuti,quae conftant ex auro & argento et ere magis eft ufitatir, 
quod talesaureí nummi fint uulgati . Sed quia cum auro pares uel ínipares 
argetí & aerís portíones mifcétur,duplices fiunt acus: fi pares , príma forma 
turex duodecim duellisauri & fex argenti ac totídé eris, Secunda ex trede 
cím duellís aurí & quinq duellis & una fextulà argenti ac totide duellis u« 
nacp fextula zrís, T ertía ex quatuordecim duellis auri & quings argentíac 
totíde zerís, Quarta ex quindecím auri,& quatuor duellis ac una fextula ar» 
genti;atcy totídem duellis una fextula zeris. Quinta ex fedecim duellis au 
ri,& quatuor argenti ac totídem serís , Bexta ex dece € feptem duellís auri, 
& tríbus duellísatq; una fextula argenti , ac totíide duellís unaGg fextula e 
ris.Septima ex decem & octo duellis aurí,& tribus ducllís argenti ac totide 
zerís, Octaua ex dece & nouem duellísauri,& duabus duellís ac una fextuz 
laargentiatqy totídem duellís uniatp fextulazeris, INona ex uiginti duellís 
aurí,& duabus argenti ac totídem zeris; Decima ex una & uiginti ducllis au 
ri, € ex una duellaunag; fextula argenti,item exuna duella unag fextula 
zrís, Vndecíma ex duabus & uiginti duellís auri , & ex una duella argenti, 
atcp etíam una zerís, Duodecima ex tribus & uiginti duellis auri, & una fe» 
xtulaargentiunaQy aerís, Decimatertiaexauro puro. Alij ut duo fcrípus 
laargenti uel erís, qua infunt ín auri beffe,deprehedere poffint;acus quine 
que & uiginti conficiunt: quarum prima conftat ex duodecím duellis auri, 
& fex argentíactotidem zrís. Secunda ex duodecim duellis unaty fextue 
laauri , & quing; duellisunatg fextula & dimidia argentí;ac totidem duele 
lisunaqy fextula & dimidia erís:eadem proportíone reliquae acus forman 
tur, AtRomanosfcrípulari differentia dixiffe Plinius autor eft, quantum 
auri effet ín aliqua temperatura, quantum argenti uel aerís , V trogy aute mo 
do acus,& de quibus dixi , & de quibus íam dícturus fum, confici poffunt, 
Siueró impares argenti & zerís portiones cum auro permiftz fucrint, acus 
feptem & triginta fiunt, quarum príma formatur ex duodecim duellis aue 
ti,nouem argenti,tribus zrís.Secunda iterum ex duodecim duellisauri, o» 


to argenti quatuor zrís, T'ertía etíá ex duodecim duellis aurí, fepté aroeti, 
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quíngs aerís, Quarta ex tredecím duellis auríjocto duellis & dimidia fextus 
laargéti;duabus duellís unaty fextula & dimidía erís , Quinta ex tredecim 
duellisaurí;fepté duellis & dimídia fextula atqy unis quaternis filiquis argé 
tí;tribus duellís & una fextula;ac bínis quaternís filiquis eerís. Sexta ex tree 
decim duellis aurí,fex duellis & dimidia fextula atqp binis quaternis duellis 
argetí quatuor duellís unaG fextula & unis duellís zrís. Septíma ex quatu 
ordecím duellis aurí,fepté duellis & una fextula argetí, duab. duellís unagg 
fextula zerís. Octaua ex quatuordecím duellís aurí; fex duellis & una fextus 
laatq; bínís quaternis filiquís argéti , trib. duellis & dímídia fextula ac unis 
quaternís filiquís aerís, Nona ex quatuordecim duellís auri , quínq; duellís 
& fefquifextula ac unís quaternís filiquis argenti , quatuor duellís & binis 
quátérnis filiquís erís.D'ecíma ex quindecim duellis auri, fex duellis & fefz 
quifextula argétí, duabus duellís & femifextula serís . Vndecima ex quindé 
cim duellís aurí;fex argetí;tribus erís. Duodecíma ex quíndecim duellis au 
ri,quincy duellís & femifextula argéti;tribus duellís atcp fefquifextula aeris; 
Decimatertía ex fedecím duellis auri, fex argeti duabus aeris . Decíimaquar 
tà ex ledecím duellís auri, quíngy duellís & femifextula atc unis quaternís 
filiquís argenti, duab. duellis & una fextula ac bíriís quaternís filiquis zrís; 
Decímaquínta ex fedecím duellísauri, quatuor duellis € üna fextula atqg 
binis quaternis filiquís v (Hive duellís & femifextula ac unís quater2 
nís filiquís zrís. D'ecímafexta ex dece & fepte duellís aurí,quínqs ducllís 8€ 
femifextula argétí,una duella & fefquifextula zrís. Decimafeptima ex dece 
& fepte duellis auri; quatuor duellís & una fextula ateg binis quaternís filia 
quis argetí, duabus duellís & femifextula ac unis quaternis filiquisseris,D'e 
címa octaua ex dece & fepté duellis aurí , quatuor duellis & unis quaternís 
filiquís argetí, duab. duellis & fefquifextula atc bínís quaternis filiquis ae4 
ris, Decímanona ex xir, duellís aurí,quatuor duellís & una fextula argés 
ti,una duella unaty fextula eris, Vicefima ex dece & octo duellís aurí; quaz 
tuor argétí, duabus zrís. V ícefima príma ex dece et octo diellis aurí,tríbus 
duellis & una fextula argétí, duabus duellis & una fextula zrís , Vicefima fe 
cunda ex xix. duellís auti;tribus duellís & fefquifextula argentí,una duella 
& femifextula zerís, Vícefima tertía ex x1x.duellís auri; tribus duellís & fez 
mifextula ac unís quaternis filíquís argétí;una duella & una fextula ac bínís 
quaternís filiquís zerís, Vicefima quarta ex x1x.duellis aurí;duabus duellís 
& feíquifextula atqg bínís quaternis filiquís argenti, duabus duellís & unis 
quarernís filiquis zerís, Vícefima quinta ex uigínti duellís aürí,tribus argen 
ti una zrís , Vicefima fexta ex uiginti duellís aurí, duabus duellís & una fez 
xtulaatcj bínís quaternis filiquis argenti,uria duella & femifextula ac unis 
quaternís filíquis zerís, V icefima feptíma ex x x.duellisaurí, duabus duellís 
& femifextula acunís quaternis filíquis Des una duella unay fextula && 
bínis quaternis filíquis zerís.. Vicefima octaua ex x x1.duellís aurí, duabus 
duellís & femifextula argéeti,fefquifextula zerís. V ícefima nona ex utia & ui 
ginti duellís aurí,duabus Brie: zeris.Tiicefima ex una & uíoínti duel 
lísaurí, una duella & fefquifextula argenti , una duella & femifextula zerís; 
"Tricefima prima ex xxi1.duellis auri,una duella una fextula argenti, una 
fextula erís. Trícefima fecüda ex duabus & uiginti duellís auri , una duellá; 
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& femifextula acunís quaternis filíiquís argéti,una fextula atqy bínis quater 
nís filiquis zerís , T'ríce(ima tertíà ex duabus & uigíntí duellís auríiuna duel 
la & bínis quaternis filiquís argenti, fefquifextula ac unis quaternís filiquis 
seris. Tricefima quarta ex tríbus & uiginti duellís aurí, fefquifextula argéti, 
femifextula zrís. Trícefima quinta ex trib. & uiginti duellis aurí;una fextue 
laatqj bínis quaternis filiquís argentífemifextula & unís quaternís filíquís 
siis. Tricefima fexta ex trib. & uiginti duellisauri,unafextula & unís quae 
ternis filiquis argenti, femifextula & binis quaternis filiquís zerís, Tricefima 
fcptíma ex auro puro. Cit aüt raró inuenitur aureí,qui ex beffeauri,in quo 
nó ínfunt quíndecím duellzcaurí, fignátur, nónulli tanti octo & uígíintí az 
cus efficiunt: atq quidà à íam díctís diuerfas,Qd auri miftura cu argento & 
zere interd fit diuerfa: earn acuu prima formatut ex qiiíndecím duellis aue 
ri.fex duellis & tina fextula atcp bínis quaternis filíquis argefiti, duabus due 
ellis & femifextula ac unis quaternís filiquis aeris ; Sécida ex quindecim du 


- ellis auri; fex duellís & unis quaternis filiquis argeti,diüiab.duellis & feíquis 


fexrulaacbínis quaternís filiquís zerís. "T'ertia ex quindecim duellis auri, 
quinq; duellis & femifextula argeti,;trib. duellis & fefquifextula zeris, Quar 
ta cx fedecím duellis auri, fex duellís & ferüifextulaargéti, una duella & fefz 
qiiifextula zerís, Quinta ex fedecim duellís auri , quingy duellis & unafextu 
la atcy binis quaternis filiquis argeti, duabus duellís & femifextula ac unis 
quaternís filiquis aris. Sexta ex ledecim duellísaurí, quatuor duellis & fefz 
quifextula atcp bínís quaternis filíquís argetí;tribus duellís & ünís quatere 
nis filiquís &erís.Septima ex dece & fepté duellis auri , quíncj duellis € una 
fextula uniscs quaternís filíquis argeéti,una duella & femifextulà atcp binis 
quaternis filíquis erís. Octaua ex dece & fepté duellis aurí;quíngs duellís 
& unís quaternís filiquis argeti;tina duella & feíquifextula & bínis quaterz 
nís filíquís zerís, INona ex dece & fepte duellis auri, quatuor düellis & una 
fextula acunís quaternis filiquis argeti,duab.diiellis & femifextulaatqg bie 
nís quaternis filiquís zrís. Decima ex dece & octo duellis ari , quatuor du 
ellis & unafextulaargetí,una duella unay fextula aeris. Vndecíma ex dece 
& octo duellís aurí,quatuor duellis argenti, duab.ducllis zerís,DDuodecíma 
ex x viri.duellis aurí,tríbus duellís & una fextula argetí, duab, duellís & u^ 
na fextula zrís.D'ecimatertía ex xix. duellís aurí,tribus duellis & fefquifee 
xtula acunís quaternís filíquis argenti, una duella atcj bínís quaternís filíz 
quiszris, Decimaquarta ex xix.duellis aurí;tribus duellis & femifextula 
acunís quaternís filiquís argenti;una duella unacp fextula atqy bínís quater 
nis filiquís eerís, Decímaquínta ex xix.duellís aurí,duab. duellís & fefquiz 
fextula acunís quaternis filiquis argenti, duabus duellís & bínis quaternis 
filiquis rís.D'ecíma fexta ex uigínti duellís aurí,tribus argéti;una zeris.De 
cima feptíma ex uiginti duellis auri, duabus duellís & una fextula argéti , us 
na duella una fextula zrís. Decima octaua ex x x.duellís auri, duabusare 
genti & totídé xrís.D'ecimanona ex xx1.duellís aurí, duabus duellis & fes 
mifextula ac unís quaternis filiquis argentí,una fextula atcp binis quaternis 
filiquís eerís. Vícefima ex una & uiginti duellís aurí,una duella & fe(quifes 
xtulaacunís quaternís filiquis argentí , una duella atq; bínis quaternis fis 
líquíszris, Vicefima prima ex una & uiginti duellis auri, una duella & 

una 
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una fextula atcy binis quaternís filíquis argenti, una duella & femifextula 
acünis quaternis filiquíiszerís, Vicefima Prin ex duabus & uícinti dua 
ellisauri,una duella unaGy fextula, atqy bínís quaternis filíiquís aroeti , femiz 
fextula cunis quaternís filiquís zerís, V'icefima tertía ex duab.& uígínti du 
llis auríuna duella unaty fextula argentí,una fextula acrís, Vicefinia quare 
ta ex duabus GC uiginti duellís aurí,una duella et Íemifextula; ac unís quater 
nis filiquis argenti,una fextula atg; binís duasrmis filíquisaerís, Vicefima 
quinta ex tribus & uígíntíi duellis aurí , fe quífextula acuhís quaternis fili 
quis argentíbínis quaternís filiquis aerís. V icefimafexta ex tribus & uiginz 
tí ducllis auri, fefquifextula argenti, femifextula arís, Vicefiria Íeptíma ex 
tríbus & uíeínti duellís auri, una fextula atcp bínis quaternís filiquis argéti; 
femifextula ac unis quaternís filiquís erís, Vícefima octaua ex auro puro; 
Sequitur quartum genus acuiü,quibus rgentegs numos, quí zs ín fe conti 
nent,aut zreos,quiargentinexploramus.Bes aut quo argeti ponderamus, 
diítribuitur dupliciter;iuel enim duodecies ín quíng; drachmas & unü fcríz 
pulu,quz pódera uulgus nmos nomínat : quorit quodg; rurfus partímur 
ínquatuor & uicinti quaternas filíquas , quas íde uulgus granula appellat: 
uelíníedecím Íemuncías,quas lothones nuncupant:quaru quz; rurfus di 
uidíturaut ín decem & octo quaternas filíquas,quas uocanteranula, aut fe 
decím femuncías, quarum ut quzq; diftribuitur ín quatuor drachmas, íta 
quzeqj drachma ín quatuor nümos:fíecundü utrangy beffis diuífionem forz 
mantur acus,fecundii príoré ad numeri dímidioru nummu quatuor & uíz 
gintíiíecundualteram ad numerü dimidiarü femunciarü ; hoc eft ficilicori, 
una& triginta:nam fi conficerentur ad numerü mínorü ponderum, íterum 
numerus acui efficeretur nímís magnus , & ex eísnon paucz propter exi2 
guá argenti uel erís portionem níhil fianificarent nobis:utrifcg tam uírguz 
las quam monctas, quz exargento & ere conftant,, experimur. Altera fic 
Íe habent. Príma efficitur ex tribus & uiginti zerís partíbus , & una argenti 
parte: quare quzecuncy uíreula uel nimus cotículz attritus ipfam íta colo 
rat ut hzccacusjin ea íneft quarra & uícefima argétí portío: atcp íta quóq; fe 
cunduargenti portione,cüm fuperat aes íudicandü eft. Secüda acus confici 
tur ex duabus & uiginti zrís partíbus & duabus argeti | T'ertía ex una & ui 
ginti eris partibus,& tribus argenti, Quarta ex uiointí zrís partibus et qua 
tuorargentí,Q uínta ex decem & noue zrís partibus & quinqy argenti. Ses 
xta ex decem X octo zrís partibus & fex argenti, Septima ex dece & fepté 
zrís partibus & fepte argenti. Octaua ex fedecím zrís partibus & octo arz 
genti.Nona ex quindecim zerís partibus & nouem argenti.Decima ex qua 
tuordecim zerís partibus & dece argenti. Vindecíma ex tredecim acrís partía 
bus &X undecím argenti. Duodecíma ex duodecim «rís partíbus & totíde 
argenti, Decimatertía ex undecím zerís partibus & tredecim argenti, D'ecíz 
maquar:a ex decem zeris partibus & quatuordecim argentí.Decímaquinta 
ex noue aeris partibus & quindecim argeti. Decima fexta ex octo zrís parti 
bus & fedecim aroéti , Decima feptíma ex feptézerís partib.& dece & fepre 
argetí. Decimaoctaua ex fex zerís partib.& dece & octo arpetí, D'ecimanoz 
na ex quingyzris partib.& dece & nouéargenti. Vícefima ex quatüot zirís 
partibus & uiginti argéi, Vicefima príma ex tribus ztís partib,& uria & ui 
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e aroetí. Vicefimafecuda ex duab.zrís partib.& duab. ac uiginti argétí: 
icefima tertíà ex una aris parte actrib.ac uiginti argéti partib. Viícefima 
qtiárta ex puro argento. Altérze uetó acus itafe habent.Príma conficitur ex 
quíndecim femücijs aeris,&C una femücía argenti, Seciida ex quatuordecínr 
Íemücijs & ficilíco aeris, femiücía atcp ficilico argenti. ^T'ertía ex quatuorz 
decím femuncijs erís, S duabus argenti. Quarta ex tredecim femuncijs && 
ficilico erís;& duabus femuncijs & ficilíco argenti. Quínta ex tredecim fe 
muncijs acrís & tríbus argenti, Sexta ex duodecim femunctjs & ficilíco ee 
rís & tribus femuncijs atq ficilico argenti. Septima ex duodecím femunz 
cis aerís & quatuorargentii Oétaua ex undecim femuncijs & ficilico erís 
& quatuor ífemuncijs atcp ficilico argenid, INonaexundecim Íemuncijs a2 
ris & qning argenti.Decima ex decem femuncijs & ficilico eris, ac quingg 
femuncijs atcp licilico argenti, Vndecima ex decem femuncijs zerís & fex 
argenti, Duodecima ex nouem femuncijs & ficilico zerís , & fex femuncijs 
atqj ficilico argent, Decimatertià ex nouem femuncijs eerís , & feptem fe2 
muncijsargenti, Decimaquarta ex octo femuncijs & ficilico aerís , & fepté. 
femuncijs & ficilíco argenti, Decimaquinta ex octo femuncijs zris,& totí 
demargenti, Decimafexta ex feptem femuncijs & ficilico eris , ac octo fee 
munctjs & ficilico argenti. Decimafeptima ex feptern femüctjs &rís,& noe 
nemargenti, Decimaoctaua ex fex femuncijs & ficilico zerís,& nouem fee 
munceijs atq; ficilico argenti. D'ecimanoná ex fex femunctjs zcrís, && decem 
arpenti. Vicefima ex quincp femuncijs & ficilico aris, ac decem femuncijs 
atq ficilíco argenti. Vícefimaprima ex quinq femuncijs ecrís, & undecím 
argenti, Vicefima fecunda ex quatuor femucijs & ficilico aerís,ac undecim 
femuncijs & ficilico argenti, Vicefimatertia ex quatuor femuncíjs zeris, Gt 
duodecim argenti. Vicefima quarta ex tribus femuncijs & ficilico zeris, ac 
duodecim femuncijs & ficilico argenti. Vicefima quinta ex tribus femuns 
cijszeris,& tredecim argenti. Vícefima fexta ex duabus femuncijs & ficiliz 
co zrrís,ac tredecim femuncijs & ficilico argenti. Vicefima feptima ex duaz 
bus femmüncijs ris , & quatuordecim argenti. Vicefima octaua ex unafez 
muncià & ficilico erís,& quatordecim femuncijs atq ficilico argenti. Ví2 
cefima nona ex una femuncía zrís,& quindecim femuncijs argenti. 'Trícez 
fima ex ficilíco zerís & quíndecim femuncijs atcp ficilíco argenti. Tricefíima 
príma ex argento puro. Hac hactenus. Pluribus fortaffe uerbís quàm o2 
ptimarum artíum ftudiofi defiderent,tamen ad harum rerum cognitionem 
neceffarijs:nuné de porideríbus dicam,quorü fzpe mentionem E :eaduz 
plícía fant metallicis, maiora fcilicet & minora, Centumpondium eft prímü 
& maximum pondus,nímirum centum librarum, atq obíd centenaríü die 
ctum. Dímidíum centüpondium fectidum:& quidem quínquaginta líbra 
rum, Quarta centumpondij pars,quae eft quincy & uigíntilibrarum,eft ter 
tium pondus:quartu fedecím librarum:quintum,octo:fextum,quatuor :fe 
ptímum, duarum: octauum,librz uníus. Hzcuerólibra eftfedecim unciae 
rum:cuíus dímidía pars nempe felibra,quam noftri marcam nominant, eft 


uncíarum octo:fiue,ut ipi diuidunt,femunciarum fedecim : quee fclibra eft 
nonum 
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nonum pondus. At decimum eft femüciarum octo : undecimum; quatuor: 
duodecimum, duarum, decímurmtértíum,;unius femuncize: decimumquarz 
tum,ficilici:decímumquintum, unius drachmaze:decímumfextum, dimidiae 
drachma. Ita diftribuuntur maiora pondera. Miínora ueró funt portíones 
factz exargento uel oríchalco,uel xre:qtiarum príma & maxima plerungs 
pendít drachmam unam: quanto ením mínora fuerint , tanto utilíora funt: 
mínus ením & uenze,uel metalli experíédi,& plumbí nobísopus eft. Ea au 
tem portio nominatur centumpondíum, refporidetqg maiorilibrarum nue 
mero:quas item centum pendít.Secunda e(t librafum quíriquagínta:tertía, 
quíncg & uigintí:quarta,fedecim:quinta,octo:fexta,quatuor:feptima, duae 
rum,octaua,uníus librz:riona,felibrze:decíma,octo femunciarum: undeciz 
ma,quatuort:duodecima,duarum:decimatertía;unius:decítna quarta, ficiliz 
ci:qua eft ultíma, Nam portiones ; quae refpondent drachmz & dimidiae 
drachmae non funt ufitatz. In hís atem portionibus ponderum minorum 
omnibus numeri librarum .& femünciarum funt infcripti. At metallící quía 
dam zraríj mínora,ut etíiammaíora,pondera aliter diftríbuuntín partes: ez 
tenim eorum maximum pondus pendit libras centum & duodecím quae 
príma partícula eft: fecunda, quatuor & fexaginta: tertía, duas & triginta: 
quarta,fedecim:quínta;octo:fexta,quatuor:feptíma;duas:octaua;unam:no 
na/felibram;fiue femuncías fedecím:decima,femücias octo; undecima,quaz 
tuor:duodecíma;duas:decímatertíaunam, 
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V'erüm minorem felibram,quani noftri,ut fepe dixi;appellant marcam, 
Romani beffem nominaret,zqué ac triaiorem monetaríj, qui cuduntaurii, 
partíunturin quatuor & uiginti bínas fextulas: fingulas bínas fextulas in 
quatuor femifextulas : fingulas femifextulas in tres quaternas filiquas.Sínz 
gulas praterea quaternas filíquas quida in quatuor filiquas : fed plerigs os 
mittenteg 
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mittentes femifextulas , mox binas fextulas diuíduntin duodecim quaterz 
nas filíquas:nec has partíuntur ín quatuor filiquas. tagy príma & maxíma 
partícula, quz bes eft;pendít quatuor & uiginti bínas fextulas: fecunda;du 
odecím:tertía,fex : quarta,tres : quínta,duas:fexta, fingulas fiue quatuorfes 
mifextulas:feptíma,duas femifextulas:octaua,unam: fiue tres quaternas fili 
quasinona,duas:decima;unam.Quinetíam monetaríj,qui fignant argenti, 
beffem mínorem fimiliter atqz maiorem partiuntur: noftri quidem ín femu 
cías (edecím,femuncíam ueró ín decem & octo quaternas filiquas. Ipfisaut 
partícule funt decem, quibus ín alteram librze lancem impofitis,ponderant 
argentum,quod,cum ieníexperiuntur mífturam,fupercft aere iam confum 
pio:quarum príma eft bes,& pendit (emuncías fedecím:fecunda,octo : terz 
tía,quatuor:quarta duas:quínta un&;fiue decem & octo quaternas filiquas: 
fextaynouem quaternas filiquas:feptima,fex:octaua,tres : nona, duas: décí» 
ma,unam. At Noreberoij monetarij,quí cudunt argentum,beffem etíam di 
uiduntín femücías fedecím,fed (emuncíam in quatuor drachmas, drachmá 
ín quatuor nummulos:quibus funt nouem partículz : quarum prima pene 
dit íemuncías fedecím:fecunda;octo:tertía,quatuor:quarta,duas:quínta;uz 
nam.Beffem enim nonalíter ac noftrí diftribuunt: fed quía femuncíam par 
tíütur ín quatuor drachmas,fexta partícula pendít duas drachmas:feptíma, 
unum;fiue nummulos quatuor:octaua,nummulos duos:nona unum , V ez 
rüm Agrippinenfes & Antuerpíani díuidunt beffem ín duodecim quinas 
drachmas & fingula fcripula,qua: pondera nummos appellát.Quodqy uez 
rà rurfus díftribuuntín quatuor & uiginti quaternas filíquas , quas nomiz 
nantgrana: eís autem funt decem particulae: quarü príma eft bes,& pendit 
duodecim nummos:fecunda,fex:tertía,tres: quarta, duos : quínta;unum fiz 
uequatuor & uiginti quaternas filíquas fexta , duodecim quaternas filiz 
quas:feptima,fex:octaua,tres:nona, duas:decima,unas. Itacy híszquéacno 
ftris bes diuiditur ín quaternas filiquas ducentas octogínta octo: INoreber 

fjsueró ín nummulos ducentos quinquaginta fex. Poftremo V eneti befz 
M partíuntur ín uncías octoruncíam,ín quatuor ficilícos: ficilicum,in filiz 
quas fex & triginta:quí duodecim partículas facere poffunt,quibus utátur, 
fi quando mífturas argenti & arrís exprríri uclint:quarum prima erít bes & 
pendetuncías octo:fecüda,quatuor:tertía,duas,quarta, unam, fiue ficilicos 
quatuor:quínta,ficilicos duos : fexta,ficilíicum unum:feptíma, filiquas dece 
& octo:octaua,nouem:nona,fex:decíma,tressundecíma,duas: duodecima, 
unam, Quoníam ueró Veneti diftribuunt beffem ín filiquas mílle centum 
quínquagínta duas , & quaternz filíquae ducentze octogínta octo, ín quot 
noftri diuidunt beffem,efficiunt totídem filiquas,utríq; idem fentiunt: etfi 
Venctíbeffem mínutius concídunt. Atq; ponderum tam maiorum quàm 
mínorum,quibus metallici utuntur,haec feré ratio eft: itemqg mínoru, quiz 
bus monetarij & mercatores cim metalla & monctas experiri folent.Mlaío 
res uero beffes,quos adhibent cüm magnas earundem rerum maílas pon 
derant, explícaui libro Dereftituendís menfurís € ponderibus infcripto, 
& fecundo De precío metallorum & monetis. "res autem mínores librae 
funt,quibus uenas,metalla,additamenta ponderamus:prima, qua plumbu 
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VEMADMOÓDVY M uénas experímenti oratía tra» 
j| &tare conueniat, fuperiore libro explícauinuncag 
I5! grederérad maíus opus,id ipfum fcilicet, quod no 
bis patít metálla, nifi príus uénarum przeparandae 
rum tationes effent exponenda: cüm ením natura 
metalla pleruncy procreare foleat impura & mifta 
A Dcum terrís & fuccís concretís,& lapidibus, neceffe 
eft eas res foffiles,plerafqy à uenis metallícis anteae 
quam excoquantur,quoad fieri poteft feparare. I 


tacp quibus modis uenz difcernantur,tundanttit malleis,urantur, tundans 


munus metalli rudis fecernendi , uel uenz praeftantis non uíri modo fufcis 
piunt,fed etíam pueri uel mulieres:eam uero mífturam ín abacum longum, 
cuí totos fere dies affident,inijcíunt,& ab ea metallum feparant: feparatum 
ínalueos colligunt:collectum ín uafa inijcíuntique ín officinam,in qua ues 
ng excoquifolentinuehuntur, 


Abacwilotgus À.. Aluei B, Vafa. c; 
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-. Sed metallorum,quz pura uel rudía funt effoffa, quod genus fuiit argefi 
tum purum,aut rude plumbei uel cinerei colorís, maífas preefides fodinarü 
lapidi fuperímpofitas malleís quadrangulis & craffis percutientes dilatant: 
quás laminas deinde ueltrunco ímpofitas ferreis cuneis malleo percuffis fe 
cantín partes: uelferramento , forficís fimili concídunt: eíus altera chelajín 
"trünco immobili infixa,longa eft pedes tres:altera, quae metallum concidit, 
fex. Easautem metalli partes pofthzec excoctores ín carillis ferreis calfactas 
'infecundis fornacibus excoquunt, dab e a 
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Etfi uero foffores in puteis aut cuniculis res foffiles difcreuerunt, tamen 


uenze metallicee ex ipfis extractae aut euecte malleis in partes frangen 


dz funt, uel minutím contundendz,comminuendaeQg,ut ifto etíam modo 


.pracftantiores & meliores partes à uilioribus & deterioribus difcerni po 
/fint:quod ín uenis excoquendís plurímum ualet:etenim fi difcrimine remo 


to uenz excoquantur,precíofa non raro magnum detrímétum accipit, prie 
ufquam uilis igni liquefcat: aut una alteram confumit : quod ne fiat partim 
hac díligentía,partim additamentis poffümus cauere:fed (i uena metalli ali» 
cuíus uilís fuerit,eius extractze uel euectzee,meliorem partem conijcere opor 
tetínunum aliquem locum:deteríorem ueró itemqy faxa abijcere, Difcrez 
toresautem cuíq; abaco durum & latum lapidem imponüt. Abací plerücs 
longi & lati quatuor pedes conftant ex afferibus inter fe coagmentatís: ad 


gp latera € terum afferes,ex eís circiter pedem eminetes, affixi funt: 


ons,cuí fecretor affidet,patet.Eorum ueró alij uenze aurí uel argentí, diuiz 
tis maffam lapidi (uperímpofitam & malleo lato,fed non craffo, percuffam 
modó ín partes frangunt, & ín unum uas coníjciunt:modo frangüt & prc 
ftantesá uilioribus dí(cernentes, unde nomen inuenerunt, eas feparatím in 
díuerfa uafa íníjcíunt & colligunt. Alij uero uenze mínus auri uel argenti di 
uítís maffam ítem lapídi fuperímpofitam,malleoty lato & crafTo percuffam 
máínutím contundunt: ac,cüm multa fuerít comminuta,collectam ín unum 
uas 
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wasintjciunt, Vaforum duplex genus eft : alterum altíus;& iri medio paulo 
amplíus quàm ín ínfimo uel fammo : alterum humilius , Quod ciim in imo 
amplíus fit, contínuo furfum uerfus alíquanto eftangüftius : illud fuperius 
operculo tegítur, hocnon tegítur: fed bacíllim ferreum pet eítis anías pe» 
netrans utrincj recuruatur: quod maníbus,cüm uas deport&dum eft, pres 
bendítur.Difcretores autem ín prímis affiduos effe oportet. 


Abacüs A. Affereseminentes 5. Malléni c. Malleus quadrati 
gslus D. Vasaltius E Vasbwnilius F.. Bacillum ferreui a. 
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Alter modus uenas tundédi malleis hic eft: magnze uenz durz fragmeri 
ta contundunturanteaquam urantur. Operariorum certe, qui Gofelarize ie 
fto modo magnís malleis tundunt pyrítas,pedes funt cortícibus quafi ocre 
is armatímanus chírothecis prelongis: ne glarez defragmentis defiliens 
tes eos faucient, 


Pyrite A, Cortices B. Chirothece €; Malle m, 
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Atin magnae Germanice peine quce V eftofalia dícitur, & in Germas 
nize inferioris regione qua Eifalíianominatur, operarij contrà uenarum pri 
us uftarum fragmenta in rotundam aream, lapidibus duriffimis arcté ftrae 

j tam,coniecta terunt ferramentis, quae figura feré malleis fimilía funt, ufu tri 

l bulis:nam longa pedem,lata palmum,craffa digitum,in medío ficuti mallei 

habentforamen, ín quo íncluditur manubrium ligneum nó admodi crat 

fum;fed longum ad pedes wes & dimidíuut operarij eíus pondere inclina» J 

| tiore uehementíus uenaruü fragmenta percutere poffintilata uera ferrámena | 
tí parte percutíentes ea conterunt: quo modo etíam tribulis, quanquam ea 

| lignea & teretía funt,atqy ad perticas appenfa;frumenta in area terütur. V ee | 

|  nasautem comminutas Ícopis couerrentes in officinam inuehunt: ín quala 

"d&htür iri area curtazad cuíus caput lotor ftans rutro líoneo furfum uerfus 

"rrahitaquam:que rurfus delapfa id;quod leue eft, rapit ín fubiectum canae 

"lem:quam lauandí rationem paulo poft planius explicabo, i 


Area lapidibus irata. A, Venarum fragmenta. B. 
Area uenarum fragmentis referta €. ; 2 
Ferramentum ^D. Eiswunibrüm E. Stop f. ^^ 
Areacurta &, Rutrumligueum B, 
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. Atduabus de caufis uenze uruntur: uel ením ut ex durís molles & fragíz 
les facte facilius aut tundí malleis pilísue, aut mox excoquí poflint: uel ut 
res píngues cóburátur fulfur fcilicet,bitumen;aurípigtentii,fandaraca: fed 
fulfur fzpius in uenis metallicis ineft , & plerung; plus quàm cetera nocet 
metallis omnibus, excepto auro:ueriim maxime nocet ferro, mínus pluma 
bo candido quàm uel cínereo,uel nígro,uelargento,ucl rí. Quoniam uez 
ro rariffimé inuenítur aurum,ín quo non fit argentum, etíam uenze auri fulz 
furínfe contínentes urendz funt priufquam excoquantur: etením fulfur ín 
cinerem refoluít metallum in uehementiffimo fornacum igni, atqp ex eo res 
crementum efficit : ídem agít bitumen : Ámo ínterdum argentum confumiít; 
Qdin cadmía bítuminofa licet uidere, Sed nuncad urendí modos uenío : & 
primo quide ad eit,quí omnib.uenis cómunis eft, Terra tantürnodo effoffa 
fitarea quadrágulafatis magna & à fronte aperta: fuper quà lígria cótíneter 
cóponütur;& fupet ea alía ligna tráfuerfa íte cótíneter locatur:quocirca hác 
ligrioru ftrué noftri craté appellat: id uero íteratur ufcy di ftrues illa cubiti 
uni uel duo fiatalta: tum fuper eam ímponuntur uenari qualítirnciicg mal 
leís comminutarum fragmenta: prímo maxínia, deínde medíocria, poftrez 
mó rriínima : ficqy coagmentatio clementer affurgens metze forma figuraz 
tur. Ne uero diffipetur eiufdem vens srenula aquís madida ipfi ílliritur, & 
*i Sr OE batillis 


214 DE RE. METALLICA 


barillis tunditur, Cruidamfi talis arenula eis defuerit;pyram puluere, à car 
bonibus tefoluto,non alíter ac carbonarij tegunt. At Giofelaríae compofití^ 
oniin metae figuram formatze,atranentum lütoriüim rubrum;quo deftíllat 
pyrites uftus aquis madefactum illínunt. Alíbiautem femel uena urítur: 
alibi bís,alibi ter, prout ipfius durícies id poftulat, Giofelaríae quídem cuim 
pyrites tertio urítur,is,qui in fumo pyrz eft collocatus,exudat, ut alíás fcri 
pfi, quiddam fubuiride;aridum,afperum,tenue: quod ignis non aliter acaz 
míantum non facile comburit. Quínetíam perfzpe aqua immittitur ín uec 
nam uftam X adhuc calentem, hac de caufa ; ut magís mollefcat & friabilis 
fiat; INam cum uís igníum eius humorem exíccauit , aqua calentem facilius 
diffoluit: cuius rei maximum indicium funt faxa calcaria ufta, 


Aree A. Ligna B. Vena C, Meta 
figura D« Canalis 5. 


14 
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Sed terra item effofTa fiant areze multo ampliores, & ad normam quadra 
t:à quarum lateribusatq; tergo muri ducantur , utígnis ardorem magis 
contíneant : à fronte uero fimiliter patere debent. In hís feparatim uena 
plumbi candídi uratur hoc modo. |Prímo ligna circiter duodecim pedes 
longa ínarca locentur,quater uiciffim, recta & tranfuerfa , Deinde maiora 

; uena 
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uenz fragmenta eís fuperínijciantur: quibus rurfus minora quae etíá ad eo» 
rum latera apponantur: quín eiufdem uenz arenulz ipfis quogy illinantur 


& batillís tundantur,ne príus quàm ufta fuerint,decídant:tum lignaíncenz 
dantur, 


Pyraaccenía A. Pyraque extruitur B, Vena. C, 
Ligna D, Eorundem[trws E. 
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Plumbi ueró nigri uena, fi uftionis indigebit,in aream coníjcíatur pror2 
fus affimilem , fed decliuem:eiqg ligna fuperímponantur:à fronte etíam ad 
uenam,ne decidat,arbor apponatur, V ena fic ufta quodammodo líquefcir, 
& recrementis fit fimilis, In Taurifcís autem pyrites,in quo aliquid aurí,ful 
furis,atramenti futorij íneft;,poftquam ultímum ex eo aqua cocto confectü 
fuit,in fornacem furni figuraferé fimilem,in quam ligna funt impofita,conz 
ijcíturut,cum uritur, íd quod utile,cum fumo non euoletfed ad fornacís te 
ftudinem adhzrefgat: quo modo fpe etíam fulfur de duobus eiufdem tez 
ftudinis foramínibus,per quae fumus eluctatur,ftíriarum ínftar pendet, 

Pyraque ex uena plumbi €? lignis ei faperimpofitis conftat,accenfa. A. 
Operarius wenam in alteram aream conicit B. Fornax furni 
fimilis C. Foramina per que fumus elu&tatur. D. 
: ' Siuero 
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Siuero pyrítes uel cadmia,uelalía uena metalli particeps plufculü fulfuz 
visuel bítumínis ín fe cótíneat,fic urenda eft,ut neutrü pereatiitaQg in ferrea 
laminá foramínu plenà cóíecta, carbonibusqy fuperiniectis uritur. Eam las 
miná fuftinét tres murí,duo à lateribus,tertiusà tergo. Sub ípfa oll, in qui 
busaqua íneft,collocantur:ín quá uapor fulfurofus uel bítumínofus deferz 
tur;íncp ea pinguitudo,fi fulfur fuerit, plerucg lutea: fi bitumen, picis inftar 
nigra fupernatans cócrefcit : quz ni elicereturmetallo , dum excoqueretur 
uena,multü noceret. Ab ea ueró fic feparata alique utilitatis fructu hominiz 
bus przbet:imaxíime fulfurea.Ex uapore aut, quí nó in aquá, fed in folu dez 
fertur, fulfur uel bitumen fit pompholyeis fimile,& tam leue,ut difflari fpiri 
tu poffit. Alij utütur fornace cócamerata,& é fronte patente, atq; in duas ca 
meras diftincta.Inferíoré murus,in eíus medio ductus,in duas pártes zxqua 
les diuidit,in quibus ollz,fimiliter aqua in fe cotinentes,collocantur. Supe 
rior uerà rurfus ín tres partes eft diftributa: quarü media, nó latíor medio 


| muro,cuíus fuprema pars eft,femper patet:ín ea ením ligna ímponuntur;az 


lijs duabus funt ferreze fores,qua lignis accenfis clauduntur, utnon mínus 
quàm teftudo ignis ardore cotineant: ín illarum bacillis ferreis, qua pro pa 
uimento habent,collocantur ollz fundo carentes:cuius loco cancelli,ex fer 
reis filis facti;in quanqs imponuntur: per quorum foramina fulfurofi ucl bí 
tumínofi uapores à uena ufta manant ín ollas inferíores . Superíoru autem 
ollarum fingula centumpondium uenz capíunt: qua repleta operculis tez 
guntur,lutoGg oblínuntur. 
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Lanina ferrea foraminum plena. A. Muri. B. Lamina cuiuena iniefta. C. Casbones 
uene fuperinie&iardentes D, Olle E, Formax F. Superioris camere parsme- — 
dia G, Alieduepartes Hi. Inferioris camere partes 1, Murus medius. K. 
Olle que ueita replentur. L,- Earum opercula M, Cancelli S, 
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Eislebíj quocy & in finitímíslocis cüm urüt lapides fiffiles bituminis nó 
expertes,ex quibus zes conflatur, non utuntur ftruelignorum, fed facibus 
uírgultorum:quondam íd genus lapídes ex puteis extractos mox fuper fa 
fces uirgultorum fubftratos ínijciebant,eísqy accenfis urebant, Nunc eofde 
prímóínunum aceruum conuchunt:deíndead quoddam tempus ita íacét; 
utáer & imber eos aliquo modo molles efficíant: tum prope aceruum fterz 
nunt fafces uirgultorum : atqy ín ipfos inuehunt proxímos lapides: poftea 
ruifus in uacuo loco, quo prími lapídes ablati funt, fafces uirgultorüm po 
nunt:& lapídes prímís proxíme adíunctos eís inijcíunt:quod fict ufq ad 
eum finem dum lapides omnes fuerínt ín fafces uiroultorum coniecti,fiatqg 
tumulus:poftremo incendunt fafces uírgultorum:uerüm non ea parte,qua' 
flatuentus;fed oppofita,ne ignís ui uenti cocítatus anté confumat fafces uir 
gultorum quàm lapídes urantur & molles fiant: quo fane modo lapides etí 
am fafcibus uíciniionem concipiunt , eumQ; communicant cum proxímís: 
atqp hi iterum cum initimis:ardetcp fic pyra fzepenumero díes triginta plus 
resue contínuos.Lapis autem ifte zrofus fiffilis copiofius, ut alíás díxi, exu 
dat illud,cuí natura eft fimilis amíanto, 


Acerus lapidum eroforuh. A, Pyraactenfa 8. 1 
Lapides inuebensin fafces uirgultorum. C. 
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Atuenz pilis pra-ferratis iccirco tunduntur, ut metallum à lapidibus & 
tecti faxis difcerni poffit. Machínze,quaid ipfum perficitur, fpecies, quarto 
machínarum,quibus metallici utuntur,genetí fubíecta , hoc modo fabrícaz 

.tur:truncus quernus longus pedes fex,latus & altus duos & palmum humi 
locatur:ín cuíus medío capfa eftlonga pedes duos & díoítos fex , alta pede 
& fex digitos:eius frons patet,qua oftium appellari poteft: eíufdem fundu 
tegítur folea ferrea,craffa palmum,lata palmos duos & totidem dígitos:cuz 
ius utruncp latus cuneatum ín truncum adigítur.Príor uero & pofteríor cí» 
us pars eidem trunco affiguntur clauis ferreís : ad latera capfze fuper truncü 
(tatuuntur duo tígna,quorum fuperíora capita aliquantum recíf ín formís 
trabium domícilij includuntur:à capfa pedibus duobus & dímídio duo tíz 
gna tranfuerfa continenter coniunguntur: quorum capíta íntrínfecus parü 
recífa iacent ín formis exterioribus iftorum tignorum ftatutorum : atq; ibi 
cum ipfis terebrantur, perts foramen hocrotundü penetrat clauus ferreus; 
cuíus alterum caput duo ibus cornua:alterum perforatü eft, quod cuneo 
traíecto fic coercetur,ut tígna arctíus conftríngat:quínetíam ex cornibus al 
terum uerfus uergít, alterum deorfum:at fuper ea tígna tranfuerfa ad fpaciü 
pedum trium & dímidij iterum duo eiufmodi ríona tranfuerfa fimili modo 
coniungütur, T'ignís autem traníuerfis funt foramina quadrangula,in quae 
pila praeferrata immittuntur : ea longe interfe non diftant, & ar&tíus in íllís 
continentur, Habet uero quodq pilum retro dentem,quem ínferíus feuo lí 
níre oportet , ut eà facilius attolli poffit: eum autem axís angulatí bíní dena 
teslongi & fuperiore parte in rotundo lati uíciffim attollunt, ut pilum deci 
dens ín capfam capite ferreo faxa ín eam coníecta contundat & comminuz 
at.Bedaxísrotam habet píinnatam,quam aquz impetus ímpellít: uerm ca 
píz oftio pro foribus affer eft:qui ín antís trunci excauatís & leuarí poteft, 
ut oftío referato operaríus arenam,ín quam faxa contríta funt;itemqy fabuz 
Ium & glarcas batíllo exímat:& demitti, ut oftío claufo alía faxa iníecta rur 
fus pilís praeferratis tundantur: fed,fi truncus quernus in promptu non fue 
rit,duo tigna humi locantur, & inter fc fibulis ferreís coniungantur: quorü 
utruncj; longum fit pedes fex,latum pedem,altum fefquipedem: quz altítu 
do capfz effe debet: ea fit priore tígno latitudine dodrantís,& longitudine 
duorum pedum & tríentís acfemunciz prorfus excífo: ín cuíus folo effofTo 
locetur faxum duriffimum,craffum pedem,latum dodrátem:ad id , (i quod 
cauum remanet,ipfum terra ucl arenula cópleatur,eaq; tundatur:folu quod 
eítante capfam afferibus tegatur: faxum perfractum auferatur, & in eiuslo 

cum alíud reponatur licet etíam capfam mínorem & tríu tantummodo píz 
lorum facere capacem. 


Capfa A. Tignaflatua B. Tignatrenfuerfa. C, 
Pila D. Eorumcapita E, Axis F, 
Denspli G, Deites axis E» 
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ununi;diftatà fuprema parteacuta dipito. Quida fuperiore capitis partem, 
quz in pilo ínferíus excifo íncluditur uncínatam & ftríatam faciunt, ut unz 
cis in pilum ínfixís & cuneis in ftrias adactis iri ipfo prorfus irimobilís maa 
neat;praefertim cum duabus prateréa quadrangulis lamínís ferreís cíngane 
tur, Axem uero alij ad círcínum diftribuuntin fex partes;alij ín nouem : fed 
fatíüs efteum ín duodecim partiri , ut uicifTini tina pars planá dentem in fé 
contíneat,altera eo careat, i 


Pilum alterum. A, Piluminferius excifum 8. Caput pili C, Alterum caput uicina 
twn ftristum D, Lamina ferrea quadrangula E. Cuneus Y, Dens 
pli G. Axisangulatus H, Densaxis 1, Circinus. K, 
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Rotaueró ne hyeme uel altze níues uel elacies,uel tepeftates eius curfum, 


& conuerfionem impediant, in quadrangula contignatíone prorfus íncluz 
ditur, Tígnaaut, qua inter fe coapmentantur, undis obturantur müfco:us 
ni tamen cótíenatio foramen habet: per quod canalís deferens aquápenez 
trat:qua ín rotze pínnás decides eam uerfat: rurfus ín inferiore canale fub 
contígnatione effluit, R otze autem radij nori raro ín niedío axe longo ínclu 
duntur: cuíus dentes utríngg pila attollunt; quae uel utraq; uenas ficcas aut 
udas tundunt,uel altera ficcas,udas altera, pro ut res hoc aut illud poftulat: 


GE quiínz 


Ere 


A xi 


1s aua S Ru 


222 DE RE METALLICA 


quín etíam alterís leuatis & clauis ferreísin eorum & primi tígni tranfuetfi - 
foramína ínfixís,altera tantummodo uenas tundunt., 
Contignatio A, beccum füperiore etiam perté non fit aperta, hic patet, 
wrrotawideripofsit, Rote B. Axis C. Pila D, 
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At glareas faxorum uel lapidum & fabulum atqj arenas é capfa huius ma 
chinze exemptas & cumulatas, aut é tumulo, qui eft propefodínam raftro 
erutas operaríus inijcíatín capfam fuperius & é fronte patétem, longam pe 
des tres,latam fere fefquipede: cuíus latera decliuía funt & formata ex afferi 
bus:fed fundum filis ferreís inftar retís contextum fit , & ad duo bacilla fere 
rea, quz ad utríufgy laterís afferem affixa funt;item filis ferreis alligatii.Hoc 
eiusfundum foramína habet, per quz glarez nucis aucllanae magnítudine 
penetrare non poffünt:quz funt maiores quàm ut penetrent,eas operaríus 
reportat,rurfusqy pilís fubíjcit: eas ueró quae penetrarunt , X fabulum atcg 
arenas in uas magnum colligit &cad loturam referuat: cüm autem laborane 
di munus exequitur capfam duobus funiculis de trabe fufpendit. Hec cae 
pfa cribrum quadrangulum recté nominarí poteft, ut etíam id genus alíze 
qua fequuntur. 


m Capfa reGe in folo locata... Eius fundum quod ex filis ferreis 
conflat B. Cap[ainwerfa Cv Bacilla ferrea D. Capfade 
| trabe 


L 1$jBcEb RT QU CUT Acy WO 123 
trabe fufpenfa;cuius farai pars füpita confpicitur" &. Capja 
cetrabe [ufpenfa,cuius fundi pars prona confpicitur, x. 
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"Alij utuntur críbro, cuíus uasligteum duobus ferreís circulis cínoítur: 
fundum;non alíterac capíz fetreis filisinftar retís contexitur:id imponuht 
düobus afferculís ficaffixis ad ftipitem , in terra defixü , ut alter alteri tranfz 
uer(us fuperpofitus fit.Quanquam quidam ftípitem terra nó infigunt, fed 
eutn fuper foluim ftatuetes üfgg dum eius,quod cribrum tranfmifit, aceruus 
fiat:cui illam infigünt t ín hoc cribrurn operaríus elareas, lapillos, fabulumi, 
arenas tümulo erutas,batillo ferreo inijcit : & eius arifas nianibus tenens , i2 
pum agítando fuccutit: üt eo motu per fundum arena, fabulum,lapilli,mi3 
riutze olareze decídant, | Alij non üfurpant cribrum,fed capfam patentem: 
cuius fandum ítern filis ferreis contexttr eft:eam in tígillo tranfuerfo, ià du 
obus tíenis ftatutís inclufo,locatam ducunt & reducunt, 
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Cribrum A, Affercui B« Stipes C. Cribri 
fundum D. Capfa patens. E. Tigillum 
sranfuerfum T. Tignáflatua Gv — 
t 4 Alij 
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. putinfunem facileimponi poffit, ipfe inferius bacillo longo duos palmos 
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Alij utuntur cribro,cui uas eneum eft, utring; habens anfam zeneá quae 
drangulam:per quas anfas pertíca penetrat:cuíus alterum caput,quod ex al 
teraanfa eminetad dodrantemn, ciim operarius in funiculii de trabe fufpenz | 
fum impofuerit, perticam fepíus,& quidem uiciffim ,à fe abftrahit, & ad fe 
retrahít:quo motu per cribrifundum res minuta decidut: fed ut perticoe ca 


diducitur:etenim duplícatus defcendit:quod utrung: eiuscaput ad trabem. | 
fitreligatum, Attamen pars funiculi poft bacillum dependetlongafemipez | 
EE. de magna capfa in hacre eftufitata:cuius fundum uel ex aífez 
xe foraminum pleno conficitur, ucl filis ferreís, ut caeterarum capfarum con 
texitur:ex medijs afferíbus, qui ad eíus latera funt, femicirculus ferreus exa 
tatad quem funiculus,ex tigno uel trabe fufpenfus, alligatur, ut capfa trahí 
& in omnes partes inclínari poffit: ei utrincy duo funt manubría;cifij manu 
brijsnon dilfimilia: quae duo operarij prehendentes capfam, ultro citrogy 
tractam etretractam agitantthac Germani,qui ín Carpato monte habitant, 
potiffimum utuntur:iftis autem tribus capfis & duobus críbris minutze res 
à maiufculís iccirco difcernuntur , ut eariim qua tranímiffze fimul lauandze 
funt,zquales fiant portiones;nam fundum tam capfarum quàm críbrorum 
foramína habet, quze glareas nucis auellanze magnitudine non tranfmíttüt: 
Infundo remanentes metallici ficcas,(i metallo no carent, fub pila fubij pt 
, € 
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fed elarez raiufculze à mínutís non dífcernuntur his modis , priufquam ui 
ri uel adolefcentes ab eís,& lapillis, & fabulo,& arenis, & terris ín tumulo € 
fodina egefto fitis faxorum fragmenta raftrís quíng; dentibus fepararínt; 


Capfa a. Semicirclus B. Fumiculus C, Tignun D, 
Manibria E. Raftrun quinquedens $.. Cribrum. G; 
Eiws4nfe H, Pertica 1. funiculus K, Trábs L. 


INeufola uero,quod metalli eft in Carpato, tumulos é fodínís , dum ze4 
ris uenz , quz funt in íugís & cacuminibus montíü cauarentur, egéftos o 
perarius alter difcernitalter terrasarenas;fabulum,lapillos,glareas; atcp eti 
am uenas pauperíores,ne impenfz ín non trítam & ínterdum fere przcipís 
tem uiam, atcy lorigam & difficilem uecturam faciendze firit , cífio adüehit: 
& idipfum inüertens eas in capfamlongam patentem , & tabellis tranfuerz 
fis diftentam,& ad rupem pracipítem affixam inijcít : quze pedum fere ceri 
tum GC quínquagínta altítudíne delabuntur ín capfam breuem, cuíus fune 
dum ex zrealamína craffa & foraminum pleria conftat: ea capfa habet duo 
manubría,quibus attrahítur & retruditur:fuperius etíá duos arcus,ex bacil 
lis colurnís factos,quíb, uncus ferreus funis ex arborís ramo uel trabe;quae 
ex tígno flatuto eminet fufpenfi inijcítur: hanc capfam difcretor alíquoties 
attrahít , & ad arborem uel tignum ualide appellit: quo modo res minutae 
per ciug 


Y pop actio STORAGE NM ISI e 


2216 DE RE METALLICA 


per eius foramina penetrantes altera capfa longa decidunt in alteram brez 
uem,cuius fundü foramina habetanguítiora : quam fecudus difcretor item 
adarborem uel tignum ualíde appcllit:iterumq; minutíores tertía capfa exe 
ceptz delabunturín tertíam capfam breuem, cuíus funduanguftiffima haz 
betforamina,quam capfam tertíus difcretor,fimiliter ad arborem uel tignü 
ualideappellítac tertío res minutulze per foramína íncídütín abacu. D'um 
autem operaríus cífio aduehitaliam tumuli partem diífcernedam,quiíg inz 
terca difcretor unco ex arcubus extracto fuam capfam aufert, eamty inuerz 
tens,glarcas uel fabulum,quod in eius fundo remanfit,coaceruat. Müinutuz 
las uero resin abacum delapfas,primus lotor,nam totíde funt,quot difcrez 
tores, deuerrit,et cribro,cuius foramínafuntanguftiora quàm tertize capfae 
breuis foramina, exceptas lauat in uafe;aquis feré pleno . Quod cum fuerít 
eo,quod cribrum tranfmifit refert, turbinem e&trahit,utaqua effluat:mox 
id,quod ín uafe refedit,batillo conijcit in abacum fecüdilotorís: qui ipfum 
lauat ín cribro,cui anguftiora funt foramina:quod etiam tunc ín uas decídít 
idem exímit & in terttj lotorís abacum ínijcit: qui id ipfum lauatín cribro, 
cui anguftíffima funt foramina. A'rís autem ramenta, qua ín ultímo uafe re 
federunt,exempta excoquuntur : id ueró,quod quifcp lotor radío abftulit, 
in area linteis extenfis contecta lauatur. Quín etíam Aldeberoi, quod plum 
bi cádidi metallum eft,in montibus Bohemiz finitimis, difcretores talibus 
capfis breuibus ex trabe fufpenfis ututur:quae tamen paulo amplíores funt, 
& priore parte patent: qua glareze,quasnon tranfmilerunt,earum ad tignü 
appulfu ftatím excutí poffunt. 


Operarius cifio glareas aduebens. &, Prima capfalonga B. 
Prima capfabreus C, Eis mamubria D, Einfdemarcus E. 
Funis F. Trabs G. Tignum H. Secundacapfalonga T. 
Secunda capfa breuis K, Tertiacapfalonga L. Tertia ca 
pfabreuis: m, Abacus primus S, Cribrum primum. O, Vas 
primum. P. Secundus abacus Q4. Secundum cribrum. R. 
Secundumwas S. Tertiusabacus T. Tertiumcribrum V. 
Tertiumu4s X. Turbo Y, 
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ín corbem coniectz lauantur ín uafe aquarum feré pleno. Cribrum plertrag 
latum eft cubítum,altum femipedem : eius fundum tantula habet foramína 
utperea glarez eruo non maiores decidant. Filis uero ferreis rectís et tranfz 
uer(is,quz ubi fe contingunt clauículze ferrez complectuntur, contextum 
circulo ferreo, duobusq; bacillis tranfuerfis item ferreis innítítur : relíquam 
cribri partem, tabulís in uafis figuram formatam, duo círculí ferrei cíngüt: 
ueruntamen nonnullííd ipfum colurnís aut quernís circulís uínciunt:; fed 
tunc tribus.Habetautem utríngs anfam:quas materíam metallícam lauatuz 
rus manibus tenet: in hoc cribrumadolefcens res lauandas coníjcít: mulier 
ipfum uiciffimad dextram & finiftram ueríans fuccutit: quo modo terras, 
arenas,olareas mínores tranfmittit: maiores in eo remanent : quae eiectae & 
coaceruatze fubijciuntur pilís.Limus uero cumarenis, fabulo, elareís aqua 
exantlata ex uafe batillo ferreo eijcitur: & ín canali , dequo paulà poft die 
camylauatür. 


Cribrum A, Eüsan[e m. Vas C, Fundumcribri filis ferreis contextum. D, 
Circulus E. Bacille F. Ciredi.G. Mulierwerfat cribrum. 8, 
Adolefcens ei fuppeditat materiam lauandam 1. Virbatillo 
materiam,quam cribrum trenfmifit,ex Wa[e eijcit, Ky 
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pedem alta:cui duz funt anfzs quibus prehenfam agitant & fuccutiüt in ua 
Íc uel parua lacunaaquis fere plena:quod ex ea in uas uel lacinia decídit,ex 
emptum lauant ínlánce: qus pofteriore parte altior eft;príore humílior & 
plana:ex quà, cüm anfis ; quas item duas habet;prehenfam agíitantín aqua; 
id quodleue eft éfflüit : quod graue & metallicum,;ín eius fundo refidet. 


Corbis 4. Eisanfe B. Lamx C. Eiuspe[lerior 
pars D. Eiufdemparsprior E. Eiufdeman[e r. 
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Atauríuena malleis contufa uel pilis cómínuta;atqs etíam plumbi caridí 
di moliturín farinam,Príma mola, quam aquarum impetus círcumagoit, fic 
fe habet:axísad círcínum rotundatur;aut angulatus efficitur:cuíus codaces 
ferrei uerfantur ín dímídiatis catillis ferreis, qui iri tignís inclufi funt: ís uer 
axisimpellítur rota,cuíus pínnas, ad frontem affixas, percutit flumiinísima 
petus.In eodem axe ínclufum efttympanum dentatum:cuius dentes ín late 
re fixi funt:hi ímpelluntalterum tympanum;quod ex fufis materíz duriísi» 
mz conftat, Hocaüteni tympanum eft círcum axem ferreumjhabentem ini 
imo codacem, quí ín tígni cuiufdam catíllo ferreo uerfatur:iníummo fubz 
Ícudem ferream quze molam continet , ítacy cüm alteríus tympani dentes al 
teríus fufos impellut;molz fit círcínatío : cuiriachinaímpendes per infuna 
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dibulum fuppeditat uenam:quz ín farín& molita ex ligneabractea rotunda: 
ia effunditur ín canalem,& ex eo ín officinze folum delapía accumulatür: ín 
deauccta referuatur ad loturam: quoníam uer haec moledi ratío poftular, 
utinola modó attollatur modo demittatur,duz trabes, quz trudíbusatz- 
tolli & demitti poffunt,tignum,ín cuius catíllo ferreo axísferrei codax uetz 
fatur,fuftinent, 
Axis A, Rota B. Tynpenim dentatun: C, Tympanum quod ex fufis 
conftat. D,. Axis ferreus--&, Mola x. Infundibulun. G. 
Lignea bractea rotundata H. Canalis 1. 


CN 


IVlolz praterea tres funt ín auri uenís;in prímisuero lapidibus liquefcez 
tibus eíus metalli non expertibus molendís ufitatze:quas omnes non aquae 
rum ímpetus;fed hominum uires, etfi duas etíam íumentorum;círcuagunt, 


 Prímauerfatilis à proxime defcripta tantummodo differtrota: quee claufa 


' uerfatur ab homínibus ipfam calcantíbus , autab introductis equís, uel afi» 
nís,ucl etíam robuftis capris : quorum iumentorum oculi línteís illigantur, 
Secunda tam trufatilis quàm uerfatílis à fuperioribus duabus differt altero 
axe ftatuto , qui eí pro ftrato eft, Axis illead inferiuscaput habetuelorbe, 
quem operarij duo tabellas eitis pedibus retro trudentes circuagunt , quan 

quam 
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quam non raro unus eum laborem fuftinet:uel ex eo extat temo,qué equus 
auta(inus;unde afinaría dícta,circumagit. Axís autem círcumacti tympantt 
dentatum, quod eftad fuperius eius caput, uérfarid; quod ex fufis conftat, 
& unà cum eo molam.Tertía uer(atilís eft:nam non truf manibus , fed círz 
cumacta uerfatur: ínter quam & caeteras inagrium eft diífcririeri:etenim in» 
ferior lapis molarís fuperius formani habet, ut molam;quz uetfatür circum 
ferreum axiculum contínete póffit. Is in media molarís forma ínclufus per 
molam penetrat. Operaríus autem ferreum uectéri ftátutum, qui eftad fu^ 
períorem lapidem molarém, qui propríe molá dícítür, maru prehendes cir 
cumagit:mola medía eft perforata: in quod foramen uena coniecta delabiz 
tur ín inferiorem lapidem molarem,ibiQg molitur ín farínám:quze fenfim ex 
eius foramine decídít: & uarijs modis,quos poftea exponam, lauatur prie 
üfquam cum argentó üíuó permifceatur. 


Primamola A, Rot&écaprüuerfatà B. Secunda mola. c. 
Orbis axis flatuti D, Eius tympanuh demtatum. E, Tertia 

mola F. ruferioris lapidis molarisforma G. Eiusdem 

axicilus flatutus H, Eiufdemforamen 1. Superioris lapidis 

Biolerisue&tis K. Eiufdemforamen 1. E 

ü à — Attameü 


aurum 


lauando purget, cum argéto uíuo permifceat 
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(p tempore tudat,molat, 


Attamen quídam fabrícantur machinam , qua una aurí uenam uno eoz 


dem 
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aurum ,Machínz unica eft rota,quam ríui impetus eius pinnas percutiens 
uerfat:axi ab altero rotz latere exiftunt longi dentes: quí pilaattollunt;uez 
naméj ficcam cohtundunt: mox ín rotundum molz receptaculum íníecta; 
& fenfim per eíusforamen illapía molitur ín farínam. Inferior lapís molarís 
eft quadrangulus;fed formam habet rotundam, ín qua mola rotunda uerfa 
turzatcp foramen,ex quo farina ín primum uas delabitur. V erüm axículi fer 
rei fubícusin mola, codax ín trabís catillo includitur: cuíus axículi tympáe 
nuni,quod ex fuis conítat,à tympano axis dentato círcumactüm molà uer 
fat, Vtuero farína contínenter íncidit ín prímü uás,íta etíam aqua: quae rur 
fus exeo effluit ín fecundum , quod humilíus eft: & ex fecundo ín tertium; 
quod humilímum: ex tertio plerungg in lacufculum ex una arbore cauatuz 
inunoquogg autem uafe íneft argentum uíuum, unícuígg afferculus eft ímz 
pofitus & ad ipfum affixus : per cuíus medij foramen penetrat axiculus ftaz 
tutus:ísnie altius quàm oportét;ín uas defcendat,qua afferculi attínpít, exe 
tuberatzad cíus ínferíus caput duze tabellze inter fe tráfueríze affioutur, quas 
tertía decuffàt: fuperiori codax eft in trabis catillo inclufus : at circi quenqg 
axículum eft paruum tympanuni,quod ex fufis conftat: quorü quodq uer 
fatur à paruo tympano dentato,quod eft circum axículü ftratum, cuíus alz 
terum caputín magno axeftrato inclufum eft : alterü ín tígni cuiufdam cas 
uo crafTis laminis ferrato: itaQg tabellae;quarum ternze ín fingulís uafisin or 
ber totqueritur;farínam cüm aqua permiftam agítátes etíam minutula au2 
ri ranientaab ea feparánt: quae delapfa argentum uíuü ín fe trahit atq; purz 
gat.Sordes uero aquarapit: arpentum uíuum in alutam,uel línteüim liní xy 
liní contextu factum infunditur: qua cüm,ut alíás fcrípfi, compriimitür, arz 
gentum uiüum per eam defliitin ollam fubiectam:aurum ín caremanet pu 
rum, Alijíilocum uaforüm tres canales latos fubftíituunt:quorum quiías 
habetaxículum angulatum : ín quo fenz tabellz anguftize ínclufze funt, & 
ad eas totidem tabellae latiores tranfuerfas affixa : quas aqua immíffa percii 
tiens círcumagít: hee farínam eum aqua permíftàm agitantes metallum ab 
eaíecernuntrueruntameni fi farína,in quaauri ramenía infunt,purgatur,pría 
orlauandiratío haclonge prarftatquod eaargentum üiuum,quod ín ua(is 
contínetur,ftatim ad fe alliciat;fi farína;in qua lapilli nigri, ex quibus confla 
tur pltimbum candídum,infunt, mínime eftafpernanda. Quanquam ramí 
abiegni conuoluti,& ín canales;in quibus talís farína de rnola per canálicua 
lumin eos delapfa lauatur,impofiti utiliores funt: nam lapilli uel ab eís retís 
nentur,uelfi aqua ipfos rapit,de eis decidunt & fubfidunt; : 


g 


Suec: 


fob eciam 


Machine rota A,* Axis B, Pila C, Mole receptaculumrotundum D; 
Eius foramen per redium penetrans E«— vnferior lapis molaris E; 
Eius forma rotunda G, Eiwfdemforamen &. Axiculw ferreus 1; 
Eius fubfcus X. Trabs -L.- Axiculi ferrei tympattum quod ex fufis 

7 conftat. M, Axis tympanum dentatum. N, Vafa o. Afferculi P; 
Axiculiflatuti. Q., Eorundem pars extuberáns: R, Eorundemi tabelle S; ' 
Eorundem tympana que ex fufis conflant. T.— Axiculus ftratusin axe 
inelufus: V." Eas tympana dentata. X. Trescandlés Y, Eorum 
axicdli*Z, Tabellere&te: AA; Tabella tranuer(e. Bg; 
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Atfeptemlauandirationes funt plurium metallorum uenis communes: 


lauantur ením uel ín canali fimplici;uel in canali tabellis diftincto, uel in caz 
^ nalí dez 
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nali deuexo,uelín amplo lacu,uel in area curta,uel ín area linteis extenfis có 
tecta,uelin cribro angufto , Caeterze uero lauandi rationes aut alícuíus mes 
talli propri funt;aut cum ratione pilís tundendi uenas udas cóiunctze , Ca 
nalis autem fimplex fic fe habet: prímo caput altíus eft quàm canalíslongü 
pedes tres,latum fefquipedem: quod conftat ex afferibus fuper tígna impo 
fitís & ad eaaffixis : eíus latus utrungy habettigillum in afferes immiffum: 
quodaquam ín id per fiftulam uel canaliculum ínfluentem arcet, cogítt re 
€tà defluere. Eius ueró medíum aliquanto depreffius eft,ut in eo glareze fa» 
xorum & maíufcula metallorum ramenta fubfidere poffint: ad altítudínem 
dodrantís fub capite eft canalis depreffus in terrá]longus pedes duodecim, 
latus & altusfeíquipedem:cuius fundum & utrung; latus eft ex afferibus fa 
ctum,;ne terra forbeat metallorum ramenta , aut aquís madefacta íncídat ín 
canalem, eiuíde ínfima pars obftruitur tabella humiliore quàm canalis eft: 
cum hoccanalí recto cómíttítur alter canalis tranfuerfus, longus pedes fex, 
latus € altusfefquipedem , atqp fimiliter afferum munitione feptus:ínfima 
parte occluditur tabella;fed etíam humilioreutaqua defluere poffit : quam 
tertíus canalís excipit, & extra domicilium deducit.In illo canale fimplici la 
uatur matería metallica , quam quíng; cribra ampla tranfmiferunt in offici» 
nz folum:ipfam ením auectam & coaceruatam lotor ínijcítín caput cana» 
lis,& aqua in ipfum per fiftulam & canaliculum ímmífTa,e&m,quz in medis 
um caput defluxit & refedit;agitat rutro ligneo: ficpofthac appellabimus 
inftrumentum confecti é pertíca,in tabellam,longam pedem & latam pal« 
mum,infixa: quaagitationeaqua fit urbida,rapitQ; limum & arenam, atgg 
mínutula metallorum ramenta ín fubiectum canalem : maíufcula ueró cum 
glareis remanentín capite : quz ablata adolefcentes in abacum ampli lacus 
autínaream curtam conijciunt, eap à glareís difcernunt: poftquam canalís 
limo & arenis refertus fuerit,lotor fiftulam, per quam aqua ínfluít ín caput, 
occludit.Vlox ea; quam continet canalís,effluit: quod quamprímum facti 
fuerit.limum & arenas,cum mínutulís metallorum ramentís permíftas, bas 
tillo eijcit,& eas ín area línteis extenfis contecta lauat:quínetíam canalí non 
dum repleto perízpe adolefcentes eas in alueum íníe&as,ín candem arcam 
inferunt & lauant. [n capite huius canalis etíam farína metallica lauatur,fed 
maxíme ea,ín qua lapilli nígri ínfunt, quo modo ín canalé abiegnus ramus 
conuolutus imponitur, ficutí quogy,cum uenz ud pilís tunduntur, in ma 
gnos canalesímponi folet, Lapilli autem maiufculi, qui ín fuprema canalís 
parte refidentfeparatim lauantur ín canali deuexo : feparatím ín eodem me 
diocres,qui ín medía fubfidunt: feparatíim limus , cum mínutulís lapillís mi 
ftus,quí poft ramum in infima canalis parte fubfidit ín area linteis extenfis 
- contecta, 
Caput canalis. &« Fiflula B. Canalis C, Tabella n. 
Canalis tranfuerfus. &, Batillm F« Rurrun. €, 
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Ab:hocalter canalis differt pluribus tabülís, quibus ín eü impofitís qua 
fi quibufdam gradibus diftineuitur.Imponuntur uero fi longus pedes duz 
odecím fuerit,quatuor: fi nouem,tres: quanto quip capiti proximior,tan 

to'altiot:quantoab eo remotíotr;tanto hurüilior.Itacs cim fuprema fuerital 
ta pede & palmii fecunda effe foletalta pede & dieitos tres,tertía pedem & 
digitos duos, infima pede € digitu.In hoc canali potiffimü lauatur materia 
metallíca; quá cribru amplum tranfmifit in uas quod àquám contínet: quaz 
matería ufcg ad eum finé batillo ferréo cóijcitur in canalís caput, & aqua íri 
ipfumimmiffa rutro lígneo agítatur;du canalís plenus fuerit: tum tabellis 
lotoreexemptísaqua colatur. Deinde matería metallica, qua ín eius recee 

ptaculis refedít,rurfuslauatur uel ín area curta, uel in area línteis extenfis co 

tectayuelín cribro angufto : fed quía curta cum hoc cariale & fuperiore ples 
runcp coniungitur, fiftula aquam prímo in canalem tranfuerfum infundit? 
€x quo per unum canalículum defluit ii eanalem,per alterum ín aream, 


Fiflula A. Canalistranfuerfus B. Canaliculi c. Caput 
eenalis D. Rutrumligneum E. Tabelle f, Areacurta q. 


Canalis 


Canalis ueró deuexus,quod ad afferes attínet;reliquis duobus diffímilis 
nó eft:eius etid,utalíorü,caput prímo terra cópletur,pilíscs tunditur: deinz 
de afTere tegitur:tü rurfus,qua oportet, terraíniccta iter tunditur , ut nulla 

o * ? » 


-Yimaremaneat, per.quà aqua cu ramentís metallori mifta ín ipfum penetra 
. re poflit: recta ením defluere debet ín canale deuexiilongti ad pedes octo, 


latu ad fefquípede:cum eo cómittítur canalis tranfuerfus:atq; ís ad lacu,quí 


. extra domicilíu eft;pertínet. Adolefcens attt batillo ucl trulla nictallorü raz 


menta íimpura;ucl lapillos nieros ímpuros de aceruo fumit,cosqy ín canalis 
caput infjcít,uel eíde íllínit. Lotor ueró eadem ín canali agítat rutro ligneo: 
quo modo limus cu aquís permiftus defluit in canale tranfuerfum ram enta 
metalloru uel lapilli nigri ín canalí deuexo refident:fed quia interdt raméta 
ucl lapilli fimul cum limo defluit ín canale tranfuerfum,eu alter poft fpacíü 


: feré fex pedü affere claudit, limi faepe batillo agitat;ut etia ís cu aquis imíz 


ftus cflluat ín laci , remaneantqg ín canali ramenta tantummodo ucl lapilli. 
Schlaccheualdi & Irberefdorfi lapilli nigri in íftiufmodi canali lauantur fe 


. melautbis:Aldebergi ter quaterue:Gairí fzepe fepties:nam Schlaccheualdi 
: & Irberefdorfi uena;ín qua funtlapilli nigri fatís magni, fub pila fubijcítur: 


Aldebergi;ín qua multo mínores: Gaíri etíam faxoru fragmenta;ín quibus 
uix exioui lapilli interdu confpici poffunt:hanclauandirationem metallici, 


: qui tractant uenas plübí cádidi;prímo excogitarüt: que deínde ex plumba 


. rijsofficinis in argetarías aliasqs defluxit. Certior,n.hzeclauandiratio eft cg 


cribrís etíá anguftís, Prope huc canale atea,línteis extefis cotecta effe folet, 
Area 


: 
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Area &, Canalis B, Trulla C. Rutrum D. Limtea E, Radius quo equantur lintea Y; 


Jine 


Nunc duo canales deuexi fimili modo factí pletunqs coníüguntur:caput 
quidem à capite díftat pedes tres : Canalis uero à canali quatuor: fed ünus 
canalis tranfuerfus fub utroq; deuexo eft:unus étía adoleíces metállorü ra2 
menta ucllapíllos nigros cülimo míftos ex cumulo inijcit batillo ín utrica 
caput.D'uoaut funtlotores: quoru alter alteríus canalis laterí dextro , alter 
alteríus finiftro infidenslabor&di munus exequítur:utercp utitur tali ínftru 
meto:ín catillo alterius tigní,duo.n.funt utrícg canalí,et in trabís,quae eftín 
domicilio,dimidiataarmilla ferrea uoluítur pertíca teres , lóga pedes noue, 
craífa palmü:ín ea furfum uerfus ínclufum eft ligni teres longi palmos tres 
et tótidé dígitos craflim:cui affixa eft tabellaalta pedes duos,lata digitos s. 
in cius foramíne uerfatur alterum caput axículi,ín quo ínclufum eft rutelli 
manubriü: alteri ueró eiufdé axículí caputuoluítur ín alterius tabellae fora 

mine,quze íte affixa eft ad lígnü teresquod eque ác príus lorigu eft palmos 
tres & totídé díoitos craffumiquo pro manubrío lotor utitur: rutellu aut fa 
&ü eft ex pertica longa pedes trés: cui praefixa eft tabella longa pedé;lata di 
gítos fex,craffa fefquidigitu:otor altera manu affidue mouet manubríu hu 
ius ínftrumétí;tqy fic rutellü ír carialis capite agítat metalloru raméeta uella 
píllos nigros cum límo permiftos,quí cómoti defluüt in canalé:altera tenet 
altetü rütellü,cuí manubríi dimidio breuíus eft: eo rameta uel lapillos,qui 
ín fupma canalis parte refederüt,cótíneter agitat:quo modo limus citaquís 
miftus defluitín canale tranfuerfurn:et ex co inlacu,qui extra domícilía cft, 

Superior 
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Superior canalis travfuerfus: &.' Canaliculi B.' Capita canalium: C, Canales D, 
inferior cánalistranfuerfus E. Lácus F. Catillusquieftintigno. G.' Dirnidiata 
ermilla ferréa ádtrabem affixa -H.. Pertica 1, Eiusrutellum K«. Alterum rutellum. L, 
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LR Quínetíam príufquam arca curta effet inuenta,& cribrumanguftum me 
tallorum üenz inprímís ueró plumbi candidi, ficca pilis tufz lauabátur in 
amplo lacu, ex una uel duabus arborib. cauato:ad cuius caput erat abacus, 
inquem uena commínuta conijciebatur 1quamlotorrutro ligneo, cuilonz 
gum erat manubrium, detrahebat ín lacum, & aqua ín eum immiffa uenam 
codem rutro agitabat, 1 


Latis A. Abacus B. Rutrumligneum C. — 


A 
m 


SN 


Se. 


Axeaautem curta eft fuperiore parte, qua per canaliculu ín cam aqua de» 
fluitangufta: nempelata tantummodo pedes duos: inferiore latior,pedes 
Wm fcilicet tres & totídem palmos: ad latera uero longa pedes fex affixae funt 
M tabelle altae palmos duos: caterís fimplicis canalis capiti fimilis eft, nifi qd 
j ufu ín medío non eft depreffa : fub hac eft canalis tranfuerfus tabella humiliore 
claufus:ín hàc area non uenze modo agitatz rutro lígneo lauantur,fed adoz 
lefcentes etiàm metallorum ramenta, in eam coniecta, fecernuntà faxorum 
glareís,& ín uafa colligunt:ea metallici nuncraro utuntur: adolefcentiu em 
neglígentía fepíus deprehenfa in caufa eft cur ín eius locum fuccefferít cria 
brum anguftum:quín límus,quí ín canali refedít,fi uena díues fuerit, fublae 
iis ín cribro angufto,uel inarealinteis extenfis contecta lauatur., 


NL Area A, Canalis B. Tran[uerfus C, Rutrumligneun D. 
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quatís cotegítur: quorü prímu tenet ínfimülocü,ín quo fecundü fic colloca 
'tur,utípfum paululu tegat:ín fecudo fimiliter tertíü locatur,et deinceps alía 
'inalijs:fi.n.cotrarío modo collocata fuerint, aqua deflués metallorü ramen 
ta;uellapíllos nígrosrapit fub ipfa;& labor ínutilís fufcipitur: línteís íta exa 
téfis adolefcetes uel uíri metallorü raméta uel lapillos nigros cum 1ímo mí» 
' ftos cóijciunt ín canalis caput,canalículoGgreclufo aquá in íd ipfum ímmíte 
tüt: tum rüttís ligneís agitant metállorurameta , uel lapillos,uícg du aquae 
"rü uís oes inferat ín líntea:deínderjfde rutris ligneis leníter uerrüt líntea, do 
- neclímus ín lacum uel in canalem tranfuerfum defluat. Quàm primum aüt 
'nullusaut paucus ín linteís ínfederít,fed tantümmodo metallorum ramene 
ta,uel lapilli nigritunc ea auferüt,lauarittp in uiáfe propé pofito,in quod in» 
cidunt: redeuntgp fübínde ad eundem laborem; Poftremo àquam ex uafe 
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effundurit,& metallorum ramenta uel lapillos nigros colligunt: quírretíam 
fi uel ramenta uel lapilli de linteis delapfi inlacu aut canali tranfuerfo refede 
vrint,limum iterum lauant, 


Tigna A. Lintes B, Capmaree C, Candliculus D. 
Lacus E, Rutraliguea P, Vafa. Gi 
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Aliquilinteanecauferunt;nec in uafis lauant;fed ipfis utríngy tabellas an 
euftasatq; non multum craffas fuperímponunt, & easad tigna clauis affi 
gunt: fimilíg; modo materiam metallícam rutrís ligneis agítantes lauant: 
-quamprímum autem iterum nullus aut paucus limus ín linteís infederit,fed 
-antummodo metallorum ramenta ucl lapilli nígrí,tum alterum tígnum eri 

üt,ut tota area ín altero ínfiftat,Sc aquam, fitulís ex lacufculo hauftar, afz 

E rsRcUS modo íd quod ad lintea adharrefcit, decidit in canalem fubíes 
&um,ex unaarbore cauatum,& in terra effofTa locatum:cuíus cauum fupe 
riore partelatum eft pedem,inferiore mínus latum, quod rotudarum fit : ín 
eiufdem canalis medío includunt tabellam , ut maíufcula metalloru ramen 
ta,ucl maíufculi lapilli ín priore parte,ín quam inciderunt,remaneant,minu 
. : tula rae 
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tula ramenta uel lapilli ín pofteriore: nam aqua ex una ín alteram influit, 
& tandem per eiusforamen defluit in lacum. Vláiufcula autem metallórum 
rameta uellapillos nigros ex canali eíectos denuo lauantín canalí deuexo: 
minutula uera ramenta uel lapillos rurfus ín hacarea línteís extenfis conte 
&a: quz ifto modo,quód affixa maneant, diutitis durant: & feré duplu oz 
pus ab unolotore tàm Cíto perficitur,quám áltero fimplüm à duobus. 


Área A. Aquam linteis affundens B. Sita C. Alterius 
eneris fila D4 Ramenta uel lapillos ex canaliésciens E« 
$ id ! 


05 p): 


SS | 


Y 
/ 
ANS 
Z S NNNNSSS 


Cribrum etíam anguftum nuper in ufu metallico effe ccepit: in hoc mate 
ría metallica coníjcítur,cribraturcg in uafe aqua fere pleno: fuccutíturqg cría 
brum:quo fuccuffu íd quod eft infra eruí magnitudinem tranfmíttít íi uas, 
reliquum in eíus fundo remanet:hoc duplex eft: metallícum,quod íüferíoa 
rem locum obtínet;ifaxeum & terrenum,quod fuperforem: graue ením feni 
per defcendit)leue uís aquarum furfum fert, quod aufertur radío,qui tabel 
ja tenuís eft feré femicirculi figuralonga dodrantem,alta femipedem:fedle 
ue priufquá aufertur , radio decuffari folet , ut eo citíus aqua penetrare pofz 


x2» fit.Poftea 
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de íjs lauandiratíonfbus, quc cuiufcy metalli uenis propriz funt, dicere có 
uenit, Cümanno x. p. xit, Georgius illuftrís Saxonum Dux in Mifez 
na ius omníum tumulorum é fodínís egeftorum dedifTet nobili & priidenz 
ti uiro Sigifmundo Malthicio,patri loannís epifcopi Mlifeni & Henrici: Is 
Dippoldefualdi & Aldebergi,quibus inlocís fodiutur lapilli nigri,ex quiz 
bus plumbum candidum cóficitur,teíectis pilís ficcis,cribrís amplís, mola, 
inuenít machinam,quz uenas udas pilis praeferratis tunderet, V enas aute 
udas uocamus aquís,quz ín capfam influunt,rnadefactas:quo modo etiam 
interdum pila ida nominamus,item aquís madida: contrà píla ficca uelue 
nas ficcas appellamus nullis aquís,dum pilís tunduntur,madefactas:fed rez 
deamus ad noftrum propofitum. Haec machína non multum diffimilis eft 
ei, quz uenas ficcas pilís przeferratís tundít:horum tame pilorum capíta diz 
midío funt maiora quàm íllorum : nec capía, quz, ex trunco querno uel fae 
gino confecta, in fpacio,quod eft inter tígna ftatuta locatur, é fronte patet, 
fed ex altero latere: ealonga eft pedes tres,lata dodrantem,alta pedem & di 
gítos fex:fi caret fundo, fimiliter ftatuítur fuper faxum durum atq; planum, 
interra paululum effoffa pofitum: & qua coiunguntur undiqs muíco aclin 
teolís rallis obturantur: fin habet fundum,folea ferrea,lonea pedes tres, laz 
tà dodrantem,craffa palmum ín ea locatur,qua patet ad ipfam ferrea lamína 
foraminum plena affigítur,ut ínter eam & caput proximi píli fpacium duos 
rum digitorum fit: atcy tantundem ínter laminam & tignum ftatutum, in 
cuíus foramíne pofitus eft canalis paruus & longiufculus:per quem argen 
tíuena minutim contufa cum aqua defluit in lacu: id,quod ín canali remane 
fit,batillo ligneo eijcíturin proximum folum afferibus tectum : quod ín la 
cu fubfedit , barillo ferreo feparatim in folum : plericp faciunt duos canales, 
ut dum operaríus unum, eo, quod refedit,refertum , exinanít interea aliud 
ínaltero refideat:ad alterum capfz latus,quod eft prope rotam,quaz machi 
nam uerfat, aqua per canalículum ín eam influit: qua etíam operaríus uená 
contundendam íníjcít ín capfam,ne fragmenta, fi ín pila fuerínt coniecta, iz 
pfis fintimpedimento ;atqy hacratione uena argenti uel aurí mínutím pilís 


tunditur. 


Capfa A. Latuscepfe patems B. Saxum. C, Solea ferrea D, 
Lamina E. Canalis T. Batillumligneum G. Lacs H, 
Batillum ferreum. 1. Eius quod fubfedit aceruus. K, 
Venacontundemde L. Canaliculus. M, 
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per canaliculü,qui per coclauis parte penetrat,defluítín alteri magni cana 
lem fubiectu, Na iccirco duo funt , ut dülotor alteri lapillis nígrís & arenís 
refertu,effundit,in alterü ezederes influant:uterg; longus eft pedes duode 
cím,altus cubítü latus fefquipede:lapilli nigri, qui ín Dons canalís parte 
refidétmaiufculi;ut funt, nomínantur:hi fzpius batíllo cómouentur;ut lae 
pillí mediocres € limus cu mínutulís permiiftus,defluant: fed lapilli medío 
cres pleruqy refidet ín medía eiufde canalis parté,coscj abíegnus ramus cóz 
uolutus rctínet:limus uero,quí cu aqua defluit, ínter ramu & tabellam quae 
claudit canale, hoc eft in ultima canálís parte;cofiftit.Scorfum aüt ab alijs ni 
grilapilli maíufculi batillo eijciutur € canalí,feorfum mediocres,feorfum lis 
mus, Etením feparatím ín area línieis extenfis cótecta & in canali deuexo la 
uantur, &€ torrentur,& excoquuntur: exceptís lapillis,qui ín medía canalís 
parterefederunt., Hi.n.etfi femper feparatím lauatur ín area linteis extenfis 
cotecta,tame fi magnitudine feré exaequauerínt eos lapillos,quíin fuprema 
canalís parte refederunt, fimul cü eís ín canalí deuexo lauantur,fimul torren 
tur,fimul excoquütur:fed límus unà cualijs , neq ín area linteis extefis cote 
ctaneg ín canali deuexo lauatur,fed feparatim:atcy lapilli,ex eo cófecti, fe» 
orfum etía torrétur & excoquütur.Duos aüt canales magnos excipit tranfz 
uerfus; atcp eum rurfus rectus ín lacum,qui eft extra conclaue,exonerans, 


Canalis ad lemin pertinens & . Canalis tran[uerfus 8, Canaliculus C. Canales magni D. Ba 
tillü E. Ramus conuolutus F, Tabelle claudentes canales G, Alter canalis tranfuerfus n. 
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Verü haclau&diratío nuper n6 parü eft ímriutata: nà canalis ; quí excié 

pítaquá cülapillis nígrís et arenulis permifta,qu& perlaminz foramina ef | 

fluit,ad nulli canale trafuerfum,qui eft extra cóclauéj;pertínet, fed rectà per 

eíus paríeté penetrat ínlacufculu:íd aut, dd in canali recto extra eóclaue fub MA. 
Ícdit;adolcíces trídéti raftro radit, dmodo lapilli maíufculi refidet ín tundo: É 
| quos|lotor batillo ligneo eijcít: ín coclaue importat: ín canale deuexu cóíee ij 
&osrutro ligneo agítat & lauat: quínetíá lapíllos,quos aqua rapuít ín cana "m 
I€ deuexo fubíectit ufqy eo refumptos lauat du purí fiant;relíquí uero lapilli 
cü arena mifta ínfluüt in lacufculiquí eft in cóclaui.Is aut exonerat ín duos 
illos canales magnos:ín quorü fuperiore partelapilli mediocres cirmaíufcu sad 1 
lís permíifti refidet,in inferíore mínutuli:fed utríg; ímpurí:quare íllí Íeparae 
tím cíecti bís lau&tur,príus in canali fimplicís affimili, pofteríus in canalí de 
üexo.Hi ít bís,príus ín area linteis extéfis cotecta ; pofteríus ín canalí deue 
xo. Canalis fimplícis affimilis ab eo differt capítetdd híc totu habet decliue; 
| alter ín medío depreffum.Hic praeterea habet axículü lígneu, quí in forami 
nibus duorü crafforü afferuad latera canalís affíxoru uerfatur: utadolefces 
| batill,quo lapillos facít puros,ín ei poffit ímponere:dd ni faceret nímíu ía 
ftís laborib.defaticaretur:ín qs ftans totos dies infumit: fed canales magni; E 
fimplícís affimilis,deuexus,arca línteís extenfis cotecta propterea coftruuri 
| turín cóclauí,cui fornax eft calore per fictilia uel tabulas ferreas,ex quib.có 

ftat,effundés,ut etíá hyeme,fi lumina prorfus nó cóglaciauerínt,lotores fü 

um munus exequí poflint, ; 
Canclis primus A, Raftri ridens B. Lacufeulus C. Caiales magni D. Cahalis fimplicis affi- 
Batillumr, Conclaue K,FornaxL. — | 
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In area autem línteis extenfis cótecta lapilli mínutuli cum limo miftí, qui 
fubfederunt in ínfima parte magnorum canalium & canalis fimplicis aífi^ 
milis & deuexi lauantur:eíius líntea ín lacu ex una arbore cauato, & duabus 
tabellis,ut tres capfz fiant, diftincto abluuntur: & prímum quídem & fe 
cundum ín príma,tertíum & quartum ín fecundaquintum & fextum in ter 
tía.Sed quía ín íftís lapillis minutulís aliquae lapidis faxi marmorís arenulze 
ineffe folent, eos magifter ín canali deuexo puros facit fcopís fupremarn eo 
rum partem leniter uerrens,non zequalibus ductibus;fed modo rectis , mo 
do tranfuerfis: quo modo aqua arenulas,quod fint leuiores;per canalem ra 
piítinlacum: lapillos,quod grauiores;in canali relínquít. Canalibus autem 
omníbus tam íntra quam extra conclaue fubijciuntur uel lacus , uel canales 
tranfuerfi,in quos exonerant: ut aqua perpaucos lapillos mínutulos in flue 
men deferre poffit. Sed lacus magnus,qui eft extra conclaue,plerung; cone 
ficitur ex contignationibus quadratis : atq; longus,& latus, & altus eft pee 
des octo:in quo cüm multuslimus,cu mínutulis lapillis nigris miftus, fubz 
Íederit, primo aqua turbine extracto emittitur: deindelimus eíectus lauae 

tur extra domicilium in arealintels extenfis contecta: tum ín canali 
deuexo,qui eft ín conclauí: quibus modis mínutiffimi 
lapilli fiunt puri. 


Canalis ad laminam capf pertinens. A, Raftrumtridens. B, 
Lacufculus C, Lintea; D. Camalisdewexus E, Scope f, 
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canali tranfuerfo,qui extra domicilium eft fub línteis,fubfedit,is effluit ín ri 
uum uel 
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uum ucl fluuium ; atcp ín eius alueo refidet V t uero etíam Tapillorum par« 
tem metallici capere poffint;plures inalueo riuíuel fluuij faciünt extructío^ 


. nes (imilímas hís., quz conficiuntur fupra moletrinas,ut ímpetus aquarum 


deflectant ad foffas,in quibus curfu fuo ad rotas profluunt.Ad alterum au« 
tem cuíufc extructionis latis eft areá ad quingy uel fex uel feptem pedu al» 
títudíné depreffa;& quaquauerfüs,fi loci natura ita feret;pedes habens am 
plius fexaginta: itags cumaqua ríui uel fuurj autumno & hyeme ínundaue 
rit terram,tuncfores extructionum clauduntur:quo modo uis aquarumlís 
mum cumlapillís permiftum ,rapit in areas : qui uere & zeftate fimiliterla- 
uatur ín area línteis extenfis contecta,& in canali deuexo: collieunturQy la» 


.pillínigrifed minutuli, At cüm alueus riui uel fluuij à domícilijs, ín quibus 


lauantur lapilli níorí , am cceperínt díftare quatuor millibus paffuum; me 
tallici tales extrüctiones non faciuntfed ín pratís fepes obliquas,& ante fin 
gulas eiufdem longitudinis foffam, utlimus cum lapillis nigris miftus, ríui 
uel lluuij intüidatíonibus raptus in his fübfideat,ad illas adhzrefcat:qui colz 
lectusite ín area € canalílauatur;utlapilli nigri ab eo feparentur: certe quíz 


; dem tales areas & fepes plurimas,quz iftíus generis limum excípiüt, in Vli 


fena fub Aldebergo uiderelícet ad. Mogelicium fluuium illum femper fub 
rubrum, cim faxa,cum lapillis nigris permifta;tunduntur pilís. 


Fluwws A, Extru&io B.-Fores C. Are« D, Pratum E. Sepes f. Foffa: G. 
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'- Bed redeo ad machínas; Quida folent id oenus quatuor uno ínloco có» 
ftruere : duas fcilicet in fuperiore eius Bitte d totídem in ínferíoresquo mo 
do neceffe eft ríuum deductum altius defluere in fuperioresrotas; quàdaz 
xes uerfent,quoruni dentes grauiora pílaattollunt. Machínarum ením fua 
períorü pila feré duplo lorigiora quàm ínferiorüm pila effc oportet;& quíz 
dem propterea, quod omnes capfz ín eadem planície collocentur; qua de 
caufa etíam ea pila dentes habent fub parte fuperiore, nó ut ínferíora fupra 
inferiorem , Aquas autem ex duabus fuperioribus rotis defluentes duo caz 
nales latí excípiunt,ex quibus ptaecipitant ín duas inferíores rotas.Quuíaue 
ro iftiufmodi machinarum omníum pila fer contíeua funt;ne capíta ferrea 
fe conterantquá ín eís iricludütur, paululum refecantur. V bi ueró propter 
uallís anguftías tot machinae conftrui non poffünt,monte duobus ín locís; 
quotum alter altero fitaltíor,cauato etaequato dux machínze,quas unii do 
micilium ínfe continet,folent confici : aquam ex fuperiore rotà defluentem 


. tem canalís latus excipit: ex quo fimiliter praecipitat ín ínferiorem, V eriini 


capía non ín una plánície locátur,fed utracp ín fuze machinze propríasquoe 
circa duobus operarijs,qui enam ín capas infjciant opus eft. Át cüm nul» 
lus ríuus, quí ex altioreloco praecipitet ín fuperiorem rotze partem deduci 
poteft,deducitur quí inferiorem uerfet : eitis aquz multz ín unum loci, ad 
ipfas continendas aptum , colliguntur: ex quó foribus fubleuatis emittunz 
tur ín rotam,quz ín canali uerfatur; [ftiufmodi autem rotze pinnz altiores 
funt,& fupinz furfum uerfus extant: alterius ueró humiliores, & pronz de 
orfum ueríus uergunt, 


Prime machina. A, Eiuspila s. Binfdemcapfa: c. 
Secunda machina. D, Eispila E, Eifdemcapfa v. 
Tertia machina G. Einspila H, Eiufdemcapfa 1. 
Quarta machina : K,. Eius pila. L,. Einfdemc«pfa. i. 
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Quinetíam ín Iulijs & Rheticis Alpibus, acín Carpato monte nunc aue 


rí,uel etíam argenti uena fubíecta pilísinterdum amplius uiginti ex ordine 
collocae 
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collocatís , uda tunditur ín longa capfa,cui duz funt laminae foraminü plez 

nz, per qua uena cómiíriuta fimul cum aqua défluit ín fubiectum canalem 

tranfuerfum: ex quo düoóbus canaliculis defertur ín capita aréaru línteís exe 

tenfis cótectarum:ütrung; ex craffo & lato affére, quí áttolli & eripi poteft, 

& ad quem utríngj eminentes tabellae funt affixaé,conftat: íri eo allere mule 
ta funt caua catíllís,in quorü fingulis firigulá oua mollía uel forbilía locane 
tur,& magnitudine aequalía & figura fimilia: quibus cauís deoifuni uerfus 
breues funt recefTus auri uel argénti rarenta recipientes: quibus cum caua 
feré plena fuerint,affer íi alterum latus erígitür,ut ramerita excidantin alué 
um gratidem:caua etíam aquís affufis eluuntur , Separatim aute haec rameri 
talauantur ín alieo,fepáratim eá quae iri línteís réfederünti alueüs íllelzeuis 
& altus duos digítos tranfuerfos figura feré nauículzé fimilís eft: nempe pri 
orepartelatus,pofteríore anguftus:ín cuíjis medio canaliculus eft tranfüer 
fus: in quo auri uelargentí ramenta pura fubfidurit ;arenz: quod leuiores; 
€x eo excidunt, 


Pila A, Capfa B. Lamine foraminumplene C. Canalis tranfuerfus. D. 
Afferes cais pleni E. Canalicdi F. Aleus in quem ramenta incidunt. G. 
Aree linteisconte&e x, Alueus nauicule fere fimilis 1, Lacus areis fubieti Ki 
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! ln quibuídam preterea Marauiz locisauri uena,quz ex lapidibus lique 
y *  [centibus 
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ditur:cómínuta per canaliculu effluit in lacu, ibirutro ligneo agítatur auri 
minutz partícule , quae in fupremo lacu refident, in alueo nigro lauantur. 
ul Hactenus de machínis,quaz uenas udas tundut pilis pracferratís,dixí: nunc 
lauádí rationes quorundá metalloru uenís quodámodo propríasexponá — | 
eríus ab auro:uenze certe ín quib.illius metalli partículae infunt, & arenae ri 
uorü uel fluuioru,in quib.eiufdé ramenta,lauantur ín areís aut ín alueís: are | 
SEMI nz praterea in lacu:fed non uno modo lauátur ín arcís: nà hze auri partícuz 
TUM lasuel ramétaaut tranfmíttuntaut retínériatg; tranfmittut quide, fi habuez | 
Tam rintforamína:rctínent,(i eís caruerínt:uertü uel ipfa area habet foramina;uel 
| | capfa in eiuslocü fubftituta:fi ipfa;aurí partículas uel ramenta tranfmittit in 
|i lacu:fi capfa, ín canalemlongü , de quibus duabus lauandi ratíonib.primó 
BI dícà, Area cóficitur ex duobus afferíbus ínter fe coagmentatis, longa pedes : 
oa duodecim,lata tres,foramínü,per quz eruü penetret , plena. INe uero uena. 
| uclarena,cuí aurü eftimmiftu, € lateribus excídat , ad ea tabellae eminentes 
ni affigütur,Hacarea fuper duo fcabella ímponitur: quorü príus íccirco eft al 
tíus pofteriore,ut glarez etlapilli ex ipfa deuolui poffint.Lotor aüt ín aree 
caput,quod altíus eft  uená uel arená cófjcit, & carialículo reclufo aquas in 
càimmittitzmox rutro ligneo ipfam agitat: quomodo glarez & lapilli per 
iM aream deuoluuntur in humum: aurí particule uel raméta fimul cum arenís. 
| per foramina ín laci arez fubíectu decídüt: qua collecta ín alueo lauantur, 


| 
Ícentibus,cum quibus aurum permiftum eft,conftat, fubiccta pilisida tun 


Aree caput A. Area By. Foramina C. Tébdle D, Scabella E, 
Rutrum F, Lacus G. Canaliculus H, Alueus 1, 
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Capfa ueró,cui fundü eft ex lamina foraminü plena, fupremo canali, quí 
admodulongus éft;fcd mediocriter latusifuperimponítur. In hanc capfam 
aurí matería lauanda coijeitur, € aqua multa immittitur: glebis etía,fi uena 
lauatur,batillo ferreo dilcuffi id qd ténue eft ex capfz funido decidit in caz 
nalem,quod craffum in eo remanet: id ipfum rutro ex eius parte feré medía 
alterius laterís patente extrahitur, Coria uero aqua multa neceffarío ín capa 
immittitur,ne delapía in canalealiqua àautí rameta rapiat,ís dece,uel, fi dímí 
dio longior fuerit,quindecim tabellis,quarü antecedes quac fequente alti 
or eft,ex ordine in ipfum impofitís diftinguitur, & capfula fiut eo dd capía 
tranfmíttít replendae:fed quamprímu repleta fuerint,et aqua pura défluere 
cceperít,canaliculus,per que eade aqua in capfam ínfluít, occludítur & ípía 
alio deriuatur: mox infima tabella ex canali exíimítur,& íd dd fubfedit cumi 
relíqtia àqua deflues excipitur alueo:deiriceps alía atq; alía tabella extracta; 
quodq feparatím alueo excipitur: quodqj ctíá feparatím ín alueo lauatur, 
& puru efficiturznam aurí partículze uel rameta maíufcula ín fuperíorib. cae 
píulismínutula ín inferioribus refídet . Alueus autille humilis eft & Iaeuís; 
quippe oleo uclalíare píngui ímbutus,utad eu auri mínutula ramenta noni 
adherefcantiniger, nempe fuligine infectus,utaurüi magis fub afpectiim ca 
dat:utríng; ínferíus ín medío paulatím excifus,ut manibus prehedi et firme 
teneriatqy agítarí poffit: qua ratione auri partículze uel ramenta pofteriore 
locu occupant: cum fi aluei pofterior pars altera manu cócutíatur,ut cocutí 
foletin príore cocedant:hocfané modo IVlaraui ín primis aurí uenas laut; 
Canalis A, Capfa B. Eiufdem inuerfee fundi c. Ein[dem pars patens D. Rutrü ferreum E; Tà 
belle r, Canaliculus &. Alueus quo excipitur id quod fub[edit 2i, À luéus itiger ifi qo lauatür Y; 
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Atauriramentaretínétarez uel tegumentís nude, uel tectze:fi nudse, iri 
earum cauís refident:fi tectze,tegumentís adharefcut, Caua fiuntuarijsmo 


dís:aut ením filís ferreis uel tabellís tranfuerfis ad áream affixis, aut non pez: : 


netrantibus foramínibus;uel rotundis ín ipfa eiufue capite cauatís;uel quae 
drangulis,uel tranfuerfis, T egüturuero arez pellibus aut pannís;aut cefpiz 


tibus:quas fingulas ordíne perfequar.Ad afferís,longí pedes fex,lati unum: 
& quadrantem,latera lotor ítem affigit eminentes tabellas, ne arena, ín qua* 


auri ramenta infunt,de eís delabatur: Deinde multa fila ferrea, digítu tran 
uerfüum ínter fe díftatíadecuffat, & qua cómittuntur afferi fupíno clauís fer 
xcisaffigit:tü caput altíus facit:in hoc arenas lauandas cóijcit, & anfas, quas 
arca ad caput habet, manibus prehendens eam alíquotíes in flumine uel ríe 
uo ducit € reducit: quo modo lapilli & olarez per aream deuoluuntur;are 
nz,cüraurí rametís miftze,ín eíus cauís,quz ínter fila funt,remanét;quas exz 
cuffas & in unülocü collectas ín alueo lauat:atqp fic aurí ramenta facit pura, 


Affer A. Tabelle B. Fileferrea C. Ánfe D. 
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Alij,ín quorum numero funt Lufitani, lateribus arez ítídem longze circi 
ter pedes fex,latze fefquipedem affigunt eminentes tabellas, fed fupinze plu 
res tranfuerfas,dicitum tranfuerfum inter fe díftantes.Lotor autem ucl eíus 
uxor,aquam ín arez caput immittit: arenam,ín qua aurí ramenta infunt, ín 
idéinijcit:deuenté rutro ligneo,dd tranfuerfum locat ín tabellis,agitat:id, 


quod 
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quod ín cauís, quz funtínter tabellas;fubfidetligneo bacillo cufpidato fzez 
píus eruíttquo modo auti ramenta ín eís refident:arenas & alias res íriutiles 
aqua rapitín uasarez fubiectum. Ipfa uero ramenta mínuto batillo ligneo 
eijcit in ligneilancem, ad pedem & quadrantem latam: eamtp ínríüo curz 
fum uerfus ducendo & reducendo autí ramenta facít pura: etením arenarü 
reliquia ex lance effluunt, ramenta ín medio eíus cauo fimili catillo refidet: 
quídá utunturlance concharum inftar ftríata , fed qua parte aquze effluunt, 
plana: ueruntamen ea planícíes , qua fttíges ín ipfam exonerant, anguítior 
eft: latior,qua defluit aqua. 


Caputaree A. Tabelletranwerfe B. Rutrumligmeum C. Bacillum 
cufpidatum. D, Lanx E, Eiusmedium cam. F.. Lanxftriata G^ 


SP ANS 


SNNNN CON 


p J 


Sed caua rotunda (imul cum canalículis ín ipfo areze corpore inciduntur 
ucl eidem ínuruntur: íd cópofitum ex tribus afferibus longis pedes decem, 
latum eftad pedes quatuor: eius tame infimum,per quodaqua effunditur, 
anguftíus eft. Hzc area, fimiliter habens tabellas ad latera affixas, plena cft 
iftiufmodi cauís rotüdís & canalículís ad ea pertinetibus: & quíde duobus 
ad uni;utaqua ci arenís mífta, per fuperíore canalícült in cauü ínfluat:per 
inferiore, poftquàm arenz partím fubfederínt, rurfus ex ipfo effluat aquae 
area duob. fcabellís ín ríuo uel flumíne, aut ín eorü ripa locatís imponitur: 
y 4 quorum 


T em 


Aog etnia 
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quorum ítem príus eftaltius pofteríore, ut glareze & lapilli per area deuolz 
ui poffirit, Lotorautemarenas in eius caput ínijcít batillo , & canali reclufo 
aquam immittit:quae raméta cum paucis arenís defertín.caua, glareas uerà 
& lapillos cum ceterís arenís in uas areze fubiectürilla quàmprimii caua ree 
ferta fuerínt,éxcutit,& in alueo lauat:has iterum atqj iterum ín hacarea. 


Areecápst A. Tabelle. B; tnfimumaree C, Caua D. Canaliculi. E. 
Scabella &. Batillm G, Vas fubictum. H." Canalis. 1, 
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Quidam inarea,item ex tribusafferibus compofita & longa pedes octo 
plures canalículos tranfuerfos & palmo interfe diftantes incidunt: quoru 
fuperior pars deuexa eft;ut auri ramenta,cüm lotor arenas batillo líeneo a2 
gítat;in eos íllabi poffint: inferior recta, ut eadem ex eis elabinon poffint: 


qui canalículi quàmprimum-ramentorum cum arenulís míftorü pleni fuee- 


rínt,area à fcabellís ablata ín caput,quod hic non aliud quam fuprema affez 
rum;ex quibus area conftat,pars eft;inuertítur: quo modo ramenta retrorz 
fum lapfa ín alterum uas incídüt: nam in alterum lapilli & elareze peraream 
deuoluuntur:alíqui ín uaforum locum alueos amplosarez fupponunt, Ra 
menta autem impura;ut czterí;ín alueo paruo lauant. 

Canaliculi 
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Verim Toringi totunda caua, quibus digíti tránfuerfi latitudo & altítui "UE 
| do eft, fimul cum catialículis ex alijs ad alia pertinentibus ín areze capite incá P. 
| dunt: ipfam uero aream contegtntlínteís t arenalauanda ín caput coníjci» Kk. 
j tur & rutro líeneo agítatur: quo modoleuiaauri ramenta aqua rapit ín lína 3 
| tea;grauía in cauís refident,quibus cum plena füerint, caput ablatum ín uas P 
| 


bente quadrangula caua, quibus deoríum uerfus breues füntreceffus auri 
| . rameniarecipientes, Alijseftarea compofita ex afferibusafperís propter 
mínutula refegmína ad eos adhucadhzrefcentíaquz arez funt loco tegua 


/ 
innertítur,& ramenta collectaínalueolauartur, — Aliqui uturiturareajhaá | 
& 


mentorum,quíbus nuda eft. Ad ea cum arena lauatur auri ramenta non mi 3 

nus adhzrent quàm ucl ad líritea , uel ad pelles,uel ad pannos, uel ad cefpia W 

tes.Lotorautem aream furfum uerfus fcopis uerrít: quí poftquam tahtaiü ] 
' arenam lauít,quantam lauare uoluíit,aquam copíofiorem,quz rámenita elu 1 ! 
[i n 


at,in aream remittit, eacp in uasarez fubiectum colligit, atcp in alueo lauat, 
Vtautem "Toríngiaream conteguntlinteis ita nonnullí pellibus taurínis 
i uelequinis, Híarenam aurí non expertem tutro ligneo furfum uerfus agis 
| tant:qua ratione id , quodleue eft,unà cum aqua deflüít;auri ramenta inter " : 
pilos refident: pelles deinde lauantur ín uafe:poftremo ramenta collecta ín | 
alueo. * jl 
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Area linteisconte&ta A, Eiuscaput cuis € canaliculis plenum. B, 1d ablatum leuatur- 
inwafe C, Arca babens caua quadrangwla. D, Area ad cuius afferes minuta refeg- 
minaadberefcunt E. Scope F. Pellestawine G. Rutrumligneun H, 
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Quo fàné modo Colchí ín fontium lacunis pelles animantium collocae 
runt:quas quía cüm multa aurí ramenta eís adhafiffent, abftulerunt , aurae 
tus Colchorumaríes confictus eftà poetís:fimilíter autem pellíbus non fo» 
lumauri, fed etíam argenti rameta & gemmas excipere rationibus metalliz 
corum conducet, 


foni A, Pellis 5. Árgónautee e 
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Miulti aream panno uíridí,tam lotigo &lato quàm ipfa eft,contegunt,&e 
eum clauis ferreís ítaaffigunt , ut hi facile rurfus extrahí poffint, ille auferri: 
quí càm aureus propter ramenta qua adhaferunt, effe apparuerít, ín proz 
prio lauatur uafe ; ramenta collecta ín alueo : reliquae res ín uas deuoluta 
denuo ín area. 


Caput are Á, Area B. Panmus C, Canaliculus D, 
Vas aree fubicum B. Vas in quo pannus lauatur. Fs 


Quidam 
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Quidam inlocum panni uiridis fupponunt pannum fetís equínís arte 
contextum:cui plurími funt nodulileuiter à contextu rafi, Quia ueró hi ex» 


tant X pannus eftafper,etíam mínutula auriramentà ad eum adhzrétiquae 
ftem in uafe aqua abluuntur, 


Pannus noddlis plems extenfus A, Noduli magis confpi- 
£Wi B. Vasinduo pannuslau«tur. C, : 


Aliqui 
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Alíquifabricanturaream non diffimilemlinteis extenfis cotectze, minus 

| tamen longam.Línteorum autloco cefpites continenter collocantiarenam 
| inarezcaputconiectam aqua immilíTà lauant:quo modo auri ramenta refiz 
dent in cefpítibus,,límus & arena fimul cum aqua deferuntur ín laci uel caz 
nalem fubiectum:qui munere perfecto recludítur: poftquá omnís aqua e£ 
fluxit,arena & límus auferuntur,et íterum ifto modo lauantur,Ramenta ue 
rà quz ad cefpítes adhaeferunt,maioraquarum uis,per canaliculum in are 
immiffa defert inlacü uel canalem:ibi tandé collecta ín alueo lauatur, Hanc 
aurilauandirationem Plinius non ignorauit: ulex,inquiít,ficcatus urítur, Sé 
cinis cius lauatur fubftrato cefpite herbofo,ut fidat aurum, 


| Aree caput. &., Canaliculus per quem aqua inaree caput influit B, 
Ceffites C, Lacusarea fubie&tus D. Vas in quo lauantur cefpites E; 
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Quinetiam arenz cum aurí ramentís permíftee lauantur ín acufculo, uel 
inlacu,uelínalueo. Lacufculus,ex pofteríore parte patens , aut ex arboris 
trunco quadrangulo cauatur;aut ex affere craflo,ad quem tabellae eminenz 
tesaffiguntur , cóficitur longus pedes tres,latus fe(quipedem, altus díeítos 
tres:eíus cauum ín alueí altera parte angufti figuram formatur: quam parte 
anguftam ad caput conuertít: ad quod habet duo manubríalonga,quíbus 
íinriuo curfum uerfus ducitur & reducitur: hoc modo lauaturarenula , fiue 
ín ea fueríntauri ramenta, fiuelapilli nigri , ex quibus plumbum candídum 
conficitur, | 


L«csfculus A, Cw. B. Manubria. C, 
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Ttali,quifeauri colligendi eratía ad Giermanize montes conferunt , ríuos 
rum arenas,cum auri ramentis & carbüculisymaxime Carchedonijs míftas; 
lauantinlongiufculo && humililacu,ex una arbore cauato,íntrínfecus & ex 
trínfecus roturidato,ex altera parte patente,ex altera claufo: quem fic ín riui 
alueo infodiunt;üt aqua in eum non incidat;fed leuiter ínfluat: arenam ín i2 
pfüm coniectam agitant rutrolierieo item rotundato : ne uero ramenta uel 
&arbunculi (imul cuim leui arena effluant, eius apertam partem tabella fimili 
terrotundata,fed humiliore,quàm lacus cauum eft; occludunt. Auri autem 
.ramenta uel carburiculos , qui unà cum pauca arena graui iri lacu refederüt; 
inaluco lauant,& in utres colligunt;ac fécum afportant; 


L«cus A, Eisparspatens B, Eiüfdem pars claufa. C; 
Rus D, Rutru E; Tabella Fs Vier G; 


2 i Quidam 


DE RE METALLICA 


D. 


me : 
I. is —— MÀ 
Mie are T (E) 
im». R- GER isset 
A 


[c xxt £ S 


ES ES 


m 
iln 
UE 


C NNNOR. MI 
SS ULLAM 

Quidam id genus arenas ín alueo lauant àámplo 
funiculís ex trabe fufpenditur,ut facile agitari poffit: in(p eum arena conijci 
tur,& aqua ínfunditur, Deinde alueus agitatur: ti aqua líimofa effunditur, 
ruríusqp ínfundítur pura: quod íterum atp iterum fit, Quo modo aurítae 
menrain pofteríori aluei parte refident , quod grauia fint: arenz in príore, 
quod leues.Ha autem abijcíuntur, illa ad excoquendum referuátur, Redit 
ueró quilauat fübínde ad opus:uerüm haclauandi ratione metallici raro ue 
runtur, monetarij & aurífices fepe, cdm lauant aurum,atgentit, zs. Sed eo2 
rum alueus tres tantummodo habetanfas:quarur uriám, ctm alueum apie 
tant,maníibus prchendüt:in reliquas duas unicus funiculus íncludíturque 
ille fufpendítur de trabe;ucl de ftipite, quem fuftinent chelz duorum ftipiz 
tum ftatutorum & in terra defixorum . At metallici iri alueo paruo experíz 
menti gratía frequenter lauant uenas.]s autein,cürt agítatur,ín manibus tez 
netur, fepe altera manu concutítur: alioqui heclauandií ratio ab illa non 
differt. 
Alueusamplus A. FunicWi B, Trabs C, Alwewsalter 
amplus quo monetarij utuntur D. Alueus parus E« 
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Dixi deuarijs arenze,ín qua aucí rameta ínfunt,lauadze rationib.nüc dícà 


:de materíze permiftze cü lapillis nierís,ex quib.plumbu candídu conficitur, 
TRauádz rationib.quarir octo funt u(itatzeatq ex hís duoc nuper inuétze Ta 
lis aut matería metallica plerucp à uenis & fibris ímpetu aquarürabrepta lon 


élateq; repetitur: etfi intérdü uenz dilatate ex eade conftant : illà matería 
iae lígoníb.latis eruut;hanc cufpidatis effodíüt;fed anatís roftro fimili 
bus excindutlapillorum experte:quze nó raro iníd genus ucnís reperíri (o2 
let. V erü ín locís,qui ed cotínet,fi abundauerintaquis, € ualleftres aut mol 
liter deuexi & cocaui fuerínt,utríui ín eos deduci poflint,lotores zeftíuis dí 
ebus prímo fofsaagutlongá & decliue;utaquze permanátes rapidé feratur, 
Deinde matería metallic foffa acta detecta unà cu cute , quz alta eft pedes 
plus mínus fex,& coagmétata cóftat ex mufco,ex radícib, herbaru, frutíci, 
arborüiex terra,utríncg lígonib.latís fodiut,ct ín aquas,que manát per fofz 
fam,defjciüt, Tu arenz & lapilli nigrí,quod graues fint,in fundo foflz refi 
dét:mufcü et radíces, dd leues,aquae ex fofTa defluetesrapiut.Ne uero fimul 
rapíátlapíllos nigros ínfimu foflz cefpitib.& lapidib.obftruitur: atípfiloz 
tores, quotu pedes tegütur altís peronibus ex corío, nó tame crudo, factís; 
ftant ín foffa , & radíces árborü frutícu herbaru ligneis furcis feptícornibus 
ex ca cíjcíüt:atcp lapillos nigros ad caputfoffz repellut. Poft fpacío qua 
tuor hebdomadarü ín hacre cofümpferint multi opera & laborís;ifto mo 
do tollütlapillos nigros:arená cu ipfis mífta identíde ex foffa barillis ferreis 
fublatam huc& illuc ín aquis agitant ufq dum arena ex eís detuat & decis 
datinfoffam, folilapilli nigri reftent:quos omnes collectos rurfus in lacuz 
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fculo furfum uerfus bat'llo ligneo agitatos 8C conuerfosauant:ut arena rez 
liquaab eís fecernatur. Poftea femperad eundemlaborem redeunt, doneé 
cos matería metallica d eficiat,uel riui ín foffas agendas deduci non pofsint, 
Riwis A, Foffa B. Ligo C. Cefpites D. Furca fepticornis E. Batillum ferreum F. 
L«cwWculus G. Alterlacufculus ei fubieCtus i, Batillum paruum ligneum. 1. 
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Lacufculus atit ífte ex unius arborís trüico cauatur: cuíus pars caualonga 
eft pedes v.alta dodrantem,lata dígitos v1. Isut declíuis fit, collocatur, eiqg 
fübijcítur uas, quod abíegnos ramos cóuolutos ín fe cótínet, uel alter lacu? 
fculus,cuíus pars caua longa eft pedes tres;alta & lata pede : ín cuíus fundo 
minutilapilliqui fimul ci aqua effluxerüt,refident. Quuidà ín lacufculilocu 
füpponüt canale quadrangulii: ín quo fimiliter ligneo batillo paruo, lapil 
losfürfum uerfus agítatos € conuerfos lauant.Lacufculo fubjcítur canalis 
tráfuerfus:qui altera parte uel apertus exonerat ín uasaut lacufeulu;uel clau 
fus & in medío perforatus in fubíectà foffam , quo modo aqua turbíne alíz 
quátü extracto recta in eà decidít. Haec uero foffa qualis fit,ià dicturus fum, 
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Sin aütlocusaquarü copíá nó fuppeditauerít,lotores foffam agüt pedes 
xxx. uel xxxvi, longam: cuius foli fternut eiufde longitudinis arborib. 
intere coagmétatis,& tabularii modo planís fupína parte factis. Adutrug; 
etíá fofIze latus, & eius caput quatuor arbores collocant, & alías fuper alías 
ámponüt:qua o€s,qua ad cauu cóuerfa: funt,etíá planz exiftut.Sed quía ar 
-boresinlaterib, oblique collocát;foffz fupremü fit quatuor pedes latu, in2 
] ZzZ 4 fimum 
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fini duos.E canalí ueró aqua alte defluit príus in abieenos ramos cóuolue 


tos,ut recta & fert iunctím decidere, fuat grauitate olebas diífipare poffit:. 


quand alíqui ramos canali nó fubijcíut, fed in eius foramen imponüt turbíá 
nem:qui,ci canale omníno nó claudat, nec ex eo effluuíü prorfus impedit, 
necaquálongius finit rapi;fed recta delabi cogit. Operarius aut materíálae 
uandácifio aduchít,& ín foffam cóijcit:lotor in foffa fere fuprema ftans ele 
bas diffipat furca fepticorní,eaQp radíces arborüfruticu;herbaru ex ipfa eje 
citiquo modo lapilli nigri fidunt: quí cir multi fuerínt collecti, qd plerungs 
fitpoftcj lotor die in huclaborem infumpferit;tum ad eos ne defluant;aree 
nam apponít,ac materia rurfus in foflam fupremà iniecta idem lauandí mue 
nus exequítur.In infima uero foffa ftat adolefcens atcp líeone tenui & cufpi 
dato ín íd,quod ibidem fubfedit,infixo ipfum fubleuat,ne lapilli aqua rapti 
deuoluantur:quod fit,cür íd,quod fubfedit,tam multum fuerit,ut etíam a« 
bicgnos ramos;quibus foffze exitus obftruitur,contegant. 


Canalis A, Abiegniramiconuoluti B. Arbores unius lateris tres:mam quartasquod 
foffa tam alte materia iam lauata fit completa uideri non poteft. C. Arbores 
capitis D. Cifium E. Furcafepticoris F. Ligo G. 
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ftruuntut:quórum uterg; longus eft pedes duodecim,latus & altus fefquie 1 
pedem. Ad eorum capíta locatur lacufcultis,ín quem aqua per canalículum | 
influít:ín alterum canalem adolefcens tienam,fi pauper fueritmultam:fi die 
ues,mínus multam coníjcít: ínqg eum aquam turbíne uellígno teretí extrae 
cto immittit: acipfam uenam batillo lígneo agitat: quo modo lapíllí cii era 
uí matería permifti fübfiduntín canalís fundo;leuem aqua rapit ín canalem 
fubiectum per quem ínfluítin aream linteis extenfis contectam: ín quibus 
!  lapillíminutuli,quosrapuíitaqua;fubfidut & puti fiunt. In canalem quoqr, ji 
poft cíus partem fupremam imponit tabellam humilem,ut maíufculi lapilli !s 
ibidem refideant.Quàm primum autem £analís matería lauata fuerít reples 
tus , claudít os lacufculí , & in altero canálí ideni lauandí munus exequitur; 
Canalis ueró repletilatera malleo lígneo, poftquam aqua turbíne extracto 
defluxit ín laeufculum ei fubiectupercutít,ut id, quod ad ipfa adhaeret, de4 
|  cidat.Quodautemin ipfo fubfedit, id baríllo ligneo, cuímanubriü eft cura 
tum,eijcít: quinetíam ín iftius generís canalí recremehta argenti tufa pilis là | 
uantur,atcp ftannum & partículze panís;ex pyrite coriflatí,fidunt; , 


Canales &, Lacufeulus B. Canaliculus C. Ligmimteres D« 
Batüllunligneus E. Malleus ligneus. T. Batillum ligneum cui 
mánubrium curtum. G,— Turbo in canali defixus. 8. 
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in quarum utrangs aqua per canalícul 
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Hacetíam recentíor & utilior eft fexta talís materíae 


conficiuntur capfze 
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| tranfuerfo;in quem fiftula uel canalículus eam deferens exonerat, deducta : 
materíz batillis ferreís à duóbus adolefcentibus agítatze & concufTze pars, 
| qua perferreas laminas foraminü plenas uel ferreos cancellos penetrás dez i 
| | cidit, ex capfa in obliquis canalibus defluít ín alterüm canale tranfuerfum, — ni 
| & ex eo ínaream longam pedes feptem,[atam duos & dimidium: ín quaru T 
| troligneo à praefide rurfus agiítatur,ut pura fiatiid aute,quod cum aqua dez 
lapfum ín fubiecto canali tráfuerfo,uel in recto, qui ipfüm excipit, fubfedit, 
tertius adoleícens raftro bidenti radít:quo modo lapilli (idurit;arenàm ínaz 
nemaqua rapitin ríuum , Vtilior uero haec lauandi ratio eft: nam quatuor 
homínes munus ín duabus capfis lauandi exequí poffunt, cim proxima ge j 
minata fex requirat:duos enim adolefcentes,quí materíà lauandam ín lamíz 

nas inijcíant,& batillis ferreis agitent: duos item,quí arenam cum lapillis ni | j 
gris míftam fub lamína rutrís ligneis crebro trudant, & ín fupremam capfze OE Mk 
partem pellant: duos pracfides,qui lapillos nigros eo, quo dixi , modo puz SP NU E 
ros faciant, Verum laminz foraminum plene loco nunc ín capfis infigunt | 
cancellos, qui ex ferreis filís tam craffis ; quàm fecalís calamus eft, conftant: Ba ur 
ne ueró deprefli pondere finuofi fiant,cos tría bacilla ferrea , quze ipfis tranf j 
uerfa fubfternuntur, fuftínent : ne batillis ferreís,quibus agitatur matería la Ti 
uanda, atterantur, eís quinq uel fex bacílla ferrea fuperímponuntur recta, !N 
& ad capíam affieuntur,ut batilla potius ea quàm cancellos atterant: quí ca i 
de caufa díutius quàm lamínze durant ipfi certe integrí manent , atqy etíani j 
in bacillorum attritorum locum alía facile reponi poffunt, A 


Capfe D. Lamina E. Canceli F. Batlle G, Altercanalis 

iranfuerjus H, Area T, Rutrumligneum K, Tertius 

€analis tranfuerfus. 1, Canalisrectus. M, ; 
Ra[lrun ridens. Ni jp 
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Cánaliculus A, Canalis tranfuerfus: B... Alij duo canaliculi. c. l | | 
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alij radíces arborum, frutícu, herbarum ex foffis uel lacubus, ligneis furcis 
AR OHAM fepticornibus eijcíunt.Poftquam ueró torrens delapfus eftJapillos nigros, 
! 


I uel metallorum ramenta,quz ín fofis autlacubus impura refederunt , batil 
TUM lo exemptos faciunt puros, 


Lacus A4. Torrems By Tmrcafepticornis C, Batillum D, 
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Odauarátio proxima nó multum diffimilis, etíam ín regionibus, quas 
Lufitani infua poteftate & dítionetenent,eft ufitata.In montíum charadrís 
& deuexis atq; concauís locís ex ordine plures foffas profundas agunt: ín 
quas aquz uel ex níuibus folis caloreliquefactis & delapfis, uel ex imbris 
bus collect fimul cum terrís & arenis rapiunt,apud alíos lapillos nigros, 
apud Lufitanos auri ramentaà uenis fibrisqy refoluta: quae quàmprímiü az 
quze torrentís omnes defluxerínt,lotores exfoflis eijciunt batillís ferreis, & 
lauant in area tríta, 


Montis charadrd. Á, Foffe B, Torrems C. 
Area Lufitanorun. D. 
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ad) 


puram:deindefole ficcatam ín zeneum cribrum inijcít:ateg minutulam,quá 
tráfmíttit,à maíufcula feparat:quarü heecín crate;illa ín fornace excoquitur, 


Canalis A, Canalicuus B. Rutrum. C. Cribrum D. 
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torrendi uero una potiffiz 
ntur:& quídemi 
uten fi caeruleus color ipfis infedez 
rit;ucl pyrites, & lapis ex quo ferrum cóficitur,cum eis fuerint permífti.Ete 
ním cerulei non tofti plumbum cófumunt: pyrites & alter lapis nifi ín iftie 
ufmodifornaceín fumum euanefcant, plumbum candídum, , ex lapillis nie 
oris confectum,maculofum fit.. Lapilli uero inijcíuntur uelín pofteriorem 
ornacis partem,uel ín alteru eíus latus:illo.modo lignaponunturante eos, 
hocprope: fictaméutnegy títíones neq; carbonesin ipfos lapillos incidat, 
aut eosattíngant, A ccenfa liona gubernantur rutabulo, quodligneum eft: 
lapilli modo agítanturraftro bídentí,modó rurfus equantur rutro: quorü 
utruncy ferreum eft, Mínutuli autem lapilli minus quàm mediíocres:atq; hí 
rurfus mínus quàm maíufculi torreri debent. Quoníá ucro,dum fic torren 
turlapilli,non raro quzdam matería confluit, lapilli toftí iterü in canali dee 
ucxolauandi funt,Eo ením modo matería quee confluxítímpetu aqua dee 
ferturín canalem tranfuerfum : ubi collecta molitur: ac rurfus in 

3 eiufdem canalís area lauatur:qua ratione id quod 

; metallícum eft ab eo,quod caret 
metallo;feparatur, 
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thípríus inlimum,aceto madefactum,ínuoluuntur, ne ignis eos una cum bí 
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Torháx À, Eüos B, Rutabulum C. Raftrumbidens D, Rutrum B, 
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^ Atpanes ex pyríteuel cadmíauel alíjslapidibus aerofis conflati cremane 
tur in foueís quadrangulis & ex príore;ut fuperiore, parte patentibus atcg 
apertís: qua fouez pleruncylongz funt pedes duodecim latze;octo : alte, 
tres. Sed paries ex pyríte conflati i bís cremantür : ex cadmia, femel : atcg' 


tümine,uel fülfure,uel auripigmento,ucl fandaraca,nimis confumat: illi prí 
mólento ígní,deíndeacri cremantur . In utrofg; uero íntegra nocte fequetá 
immíttítur aqua,ut,fi in eís infitalumen, aut atramentum futorium, aut hali 
nítrum metallís nocíturum , quanquám raro nocere folet, id eluat; & ipfos 
faciat molles.R elíqui ueró fucci concreti feré omnes, tum iftiufmodi panes 
uel uenze excoquuntur, metallís nocent, Panesautem cremandi lionis, cra» 
tis figura collocatisimponuntur: atcp ealignorum ftrues incendítur, 


Fou A. Ligna B. Panes C, Canalis D. 


Sed 


LIBER OCTAVVS 


( TT MN li 
divi zi LAM 
D » B 1 
LOUER * p S | 
NNOND ) ; i 
MASS Se M s í mV Res NS 1 
2 2 xA Ee UOS 
ESQ SE NW Et Ey RES TERR 
N w S zem A z— ROW DIES 
1 Ww c Ze 3B) ES m 
ZQCENSUYCU, N UN US ) i* x 3 Sm Sg- —ÉX j 
GV Sz nb NIIEDEMS SN OSÀ —— 63-2 m l 
"i n zo — SS Soc S E 3 UN 
E: — SS * dA LP li 
; 2 L7 E Sy— SS m ES 1 j ! 
—x T TI I 


— 


OR ENO 


E i i lo MD n 
rn 


; Sed panes ex lapide fiffili erofo excócto corifecti;prímo proijcíuntur íft dr 
terram ut dífrumpantur, deinde fafcibus uirgultorum fubiectis mponuns : 
tur fornacibus:tum hís accenfis cremátur plerücp feptíes,raro nouíes:quod 
dum Éit,(i fuerint bítumínofi,tunc etíam bitumen ardet & redolet , Hze fora 
naces ftructuram habent fimilem ftructurz fornacum, ín quibus uenze ex 
coquuntut, nifi quod ex príóre parte pateant ; altze uero funt pedes fex : laa j 
tz,quatuortquod genus fornaces tres uní,ín qua conflantur panes, fufficis | 1.1 ME 
unt, Primo autem ín príma fornace cremantur:deinde cm refríeerati fuea NE . 
rint,translati ín fecüidam rurfus cremantur : tum deportantur in tertíam;po 

ftea reportanturín prímam : conferuaturcy ís ordo ufa dum feptíes uel ne 


uies crementur, 


Pares A, Fafcesuirgultorum B, Fernaces C, 


e 


De re Metallica Libri. vitt riwis 
GEORGII 


GEORGII AGRICO- 
^4-LAE DE RE METALLICA 


LIBER NON V.S. 


/CRIPSI de diuerfo uenarüm priparandarum 
'opíficionuncfcribam de uaría earundeexcoquen. 
darum ratione Quanquam ením qui uenas uruüt, 
& torrent € cremát, aliquíd detrahüt de hís, quae 
"cum merallís mifta uel conipofita efTe folent: mulz 
tum,quí tundunt pilis : plurímum;quilauant, crí2 
brant;difcernuntorie tamen íd quod metallorü 
fpeciem ab oculís remouet;ac efficit ínforme quid 
I m : —i dam & rudeadímere nó poflunt: quocirca neceffa 
rio intenta eft excoctio,qua terrz,fücci concreti,lapídes ficfeparatur à me 
tallis;ut fuus cuicg color infideatut purü fiat, ut multís in rebus homini ma 
gno ufüi (it. Cum autem excoctío fit eorum,quas; anteaquam uenze excoz 
querentur,cum metallís erant permifta, fecretio, quodqg metallü ígní quo2 
dammodo perficitur, V erüm quía uenze metállicae multü ínter fe differunt, 
primo merallís , quz ín fe continent: deinde cuiufcs metallí copía uel ino2 
pía;quz eís eft: tum haére;quod alíae cító ieníliquefcant;alíze tarde;earum 
excoquendarum plures rationes funt: quarum una ut excoctores ex ijfdem 
uenis plus metalli quàm alía cóficerent,eos affiduos rerum ufus docuit.Etfi 
ucro pluribus interdum excoquendi ratíonibus ex fjfdem uenís par metal2 
lipondus conflare poffunt , tamen maiori fuinptu opus eftad unam quàm 
adalíam.Atq; uenz quídem uel in fornace uel extra excoquuntur. Siínfor 
nace;auteíus oread tempus claufo,aut femper patente : fi extra fornace , uel 
in ollís;uel ín canalibus.Sed ut res fiat dilucidior,fingula perfequar exorfus 
à domicilio & fornacibus. Murus, qui fecundus futurus eft; latere uel faxo 
ducatur craffus pedes duos & totidem palmos;ut ad onus ferendum fitído 
neus :altuspedes quíndecim :longus pro numero fornacum extruendarüi: 
quarum in uno domícilio effe folent plerücy fex;raro plures , fepíus mínus 
multze.Earum uero tres paríetes,pofteriorem díco,quíi eftad murum, & uz 
tríuícy fateris, effe factos ex natiuislapidib. fatius eft quàm ex coctís. INam 
lateres ci excoctor , uel qui fuécedit uícaríus eus muneri , decutít cadmías, 
qua ínterea,dum excoquerentur uenz, ad paríetes adhaeferunt, cíto facíut 
uitium & franguntur , At natíuí quídam lapídes íniurijs ignium refiftunt, 
& adlongum tempus durant: maxíme uero hi ipfi quí molles funt & fibrae 
rum expertes:contra duri & quibus multe funt fibrz,ieni diffiliunt & diffi 
pantur: qua de caufa fornaces, ex eís factze, facile ab ignibus labefactantur, 
& cüm decutíuntur cadmíz,confrínguntur,Príor autem paríes conficiatur 
ex coctis lapidibus, & inferiore parte habeat oslatum palmos tres, altü fcíz 
quipede, cum íam focus fuerít paratus, Pofteriori uero parieti fitforamen 
furíum uetíus ad cubiti altítudínem,anteaquam focus fuerít przeparatus:íd 
longum 
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longum fit tres palmos:ín quod & foramen muri,.longum pedem,nam tere 
gum muri fornícem habeat, imponatur fiftula ferrea uel aenea, ín qua nares 
follium collocentur: fed totus paries prior ideo non fitaltior quíngs pediz 
bus,utín fornacem cómode uena conijci poffitunà cum hís, quibus magis 
ftro ad eam excoquendam opus eft:at utriufeplaterís pariesaltusexiftatpe — | 
des fexypofterior feptem,craffus palmos tres:quaeqy fornacum intus lata fit 
quíng palmos,longa fex & digitum.Latitudinem autem nunc metimur in 
teruallo,quod eft inter utriufgy lateris parietes interiectum: longitudinem 
eo,quod eft inter priorem parietem & pofteriorem, Suprema uero cuíufgs 
fornacis pars aliquanto plus fe dilatet. Sint ctíam muro aliquot oftia: fi fex 
fuerint fornaces,duo:unum inter fecundam ct tertíam fornacem,alterum in 
ter quartam &€ quos :ealata fint cubitum , alta pedes fex : ut excoctores 
cis egredientes & regredientes offenfiunculam non accipiant. Quinetíà ad 
dextrum latus prim fornacis oftium effe neceffe eft , fimiliter ad finiftrum 
ultimz,fi murus longius fuerit nec ne fuerit ductus , Longius uero tü ducis 
tur, cum officina fecundarum fornacu, aut alíud zedificíum cum hac primae 
rum fornacum officina cóiungitur folumq pariete feparatur.Excoctor aus 
tem & quíín prima fornace munus perficit, & qui in ultima , contemplatus 
rus folles, aliudue facturus , ad finem muri egredíturfuo oftío : quic; ueró 
alius fibi cum altero communi;uerüm fornaces íccirco ínter fe diftant pediz. 
bus fex, ut excoctores , eorum míníftri uim calorís facilius fuftinere pofz 
fint. Quoníamuerà quxq interíus eftlata quingy palmos,alía ab alia diftat 
pedibus fex,príma fornacis dextro lateri eft fpacium quatuor pedum & tri 
um palmorum, atcp tantüdem finiftro ultimz,fi fex fuerint fornaces in una 
officina, neceffe eft ut murus loneus fit pedes duos € quinquaginta: nam 
interior totfornacum latitudo cfc pedes feptem & femiffem : ínterualla, 
qua füntab uníus fornacis caua parte ad alteríus fornacis partem cauá , pes 
des triginta: fpacium alterius lateris primae & ultima fornacis pedes noue, 
& palmos duos, craffitudo duorum murorü tranfuerforum pedes quíng;: 
quarum menfurarum fumma efficít pedes duos & quinquaginta Tum exe 
traunamquang; fornacum fit fouca quz repleta puluere,de quo poftea dis 
&urus fum, fiftucatione fpiffetur: atq; co modo fiat catinus, quí metalli ex. 
fornace defluens excipiat, 


Fornaces A, Catini B, 
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Sub quoq; autem catíno & foco fornacís ad altítudine cubiti fittranfz 
uerfum &atens humorís receptaculum,longum pedes tres, latum palnios 
tres, 
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tres,altum cubítum;ex faxisuel lateribus factum,faxis tátum tectum: quod 
ni efTetatcy íta fe haberet,uis ignium humorem ex terra clíceret;tam ad focu 
cuiuíq; fornacís quàm ad catínum,eosQy madidos inflaret:ínflati uítium faz 
cerent, & metallum partim abforberent, partím mifceretur cum recremenz 
tis:quo modo conflatura magnü damnum contraheret:ex unoquoqy przez 
terea humoris receptaculo canalis ftructilis eequé ac ipfum altus, fed latus 
digitos fex;per murum, ad quem eftfornax extructa, ad alterum eíus latus, 
fiue príus fiue pofteríus penetret & afcendat , qua patens halitum, in quem 
humor eft conuerfus , expíret de tubo uel fiftula enea aut ferrea: quz ratio 
receptaculi conficiendi canalísqy; longe optima eft : alijs quidem eft canalís 
príori fimilis:humorís ueró receptaculum díffimile: nam tráfuerfum fub ca 
tíno non latet, fed rectum, atq; longum eft pedes duos € palmum :latum 
pedem & palmos tres,altum pedem & palmum quz ratio receptaculí con 
ficiendi fica nobis non improbatur, ut eorum qui receptaculum uacans cae 
nali ftruunt: hocueró íccírco improbatur, quod ab ipfó foramen non pate 
atadaerem,per quod halítus foluté & liberé penetrent, 


Fornces. A. Catinus. B. Oflium C, Latens bumoris receptaculum. D; 
Saxum quotegitur E, Canalis [iru&tilis YF, Saxumquotegitur G; 
Tubus balitum expirans. H. 
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Atergoautem fecundi muríad pedes quíndecím ducatur prímus murus 
altus pedes tredecím.In ütroc collocetur trabes latze & craffe pedem,lonz 
92 pedes decem & nouem atqj palmium, Hà ínter fe diftet tribus pedibus, 
Cumautem feciindus murus duobus pedibus altíor fit prímo,ín eíus tergo 
facienda funt caua,alta pedes duos;lata pedem,lonpa pedem & palmum:ín 
quibus cauís, quafi ín quibufdám formis, altera trabium capita locentur: at 
ín eiufmodi capítum formis íncludantur cápita totídem tíonorum ftatutoz 
rü:quze alta (int pedes quatuor & uiginti,lata & craffa palmos tres:ex quo» 
rum Capítibus fuperioribus rurfus totíde tigna pertíneant ad capíta tíonoz 
rum, quz muro prímo fuperpofita funt, Horum autem fuperiora capita íri 
formis tígnorum ftatutorum, inferiora in formis trabíum muro prímo fus 
perpofitarum íncludantur:atqg haec tígna fuftineant tectum,quod 2 tegulís 
coctilibus conftet. Síngula etíam id genus tígna fingulis tíenís fulcíantur: 
fingulis tranfuerfarijs coníungantur cum ftatutís : ad quz ftatuta, qua funt 
fornaces,affioantur afferculí crebri crafTi circiter digitos duos,latí palmum: 
quibus & cratibus, inter tígna ínterpofitis lutu illinatur , ut & tíonís & craz 
tibus ab incendio non fit periculum. Atq; hocfane modo fe habeat pofteri 
or officínze pars:quz in fe contínetfolles,eorum fediliaamachínam,quae fol 
les comprimit,oreanum,quod eofdem diducit: de quibus omnibus paulo 
poft dicam, 
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A fronte ueró fornacum ducatur tertíus murus longus , itemtp quartus : 
uterg; (it pedes pouem altus : eque uero longus € craffus ac alij duo : fed 
iquartus 
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quartus diftetà tertio pedes nouem,tertius à fecudo pedíbus uno & uigíne 
tiatqy femipede;à quofecido ad pedes duodecim tigna quatuor faxís lubz 
ftvatís erígantur;alta pedes feptem & dímidium,lata & craffà cubítum:quo 
rum capítaincludátur ín formís immífIze trabis, latze cubitum, cráffae pede: 
quz duobus pedibus & totídé palmis longior fitfpacio, quod eft inter fee 
cundum & quintum muru tranfuerfum, ut eíüs capita murís tránfuerfis fuz 
perponi poffint.Quod fiuna trabs tam longa in promptu nó fuerít, ín cíus 
locu fubftituantur due:quía uero ea longítudo eft,& tígna ftatuta paribus 
diftinguenda funt interuallis,receffe eft ut aliud ab alío & extímura utrüqg 
à müro tranfuerfo abfit pedes noue , palmu unü,dioítos duos , & duas digi 
ti quíntas.In hactrabelonga & muro tertío ac quarto collocetur trabes duz 
odecím longz pedes quatuor & uigíntílatz pede, craffze palmos tres:quae 
ínter fe diftent pedibus tribus, palmo urio,díeítís duobus: ín quarum fora 
mís,quáa locat funt iri trabe longa, includaritur capita totidem tignoru ob 
líqué erectorum ín aduerfa ílla , quae rect fuper fecundum murum ftatuta 
funt, Attamen oblíquorum capita ftatutorum capíta non attíngant, fed ab 
eis pedes duosabfint,ut per eam partem camíní patentem fornaces funium 
emittant,INe uero obliqua incidant ín recta partim caueatur bacillís ferreis; 
quae éx fingulis ad fingula eís oppofita pertíneant: partím tíenís, quanquá 
rarís, quac item à nonnullís obliquis ad recta, qua ex eorum regione funt, 
pertingant,/& ipfis dentftabilitatem:quibus et obliquís, quà fpectant tígna 
recta,tum affigantur crebri afferculí, craffi circiter digitos duos, latí palmi, 
ac inter fe diftates palmu,tu lutü íllínatur, ne cocipíant igne. At ín trabíü fu 
pradíctaru formís, quà quarto muro fuperpofitz funt,includátur ínferíora 
capita totíde tíonoru obliqué erectorü ín priora obliqua: cu quorü capíti 
bus fic comittantur et copuletur;ut ex eís dilabi nó poffint:quínetía firmeri 
turfübítructionibus, que fiant ex tígniís tranfuerfis & obliquis. Atq tigna 
illa etíam fuftíneàt te&tum , Hoc modo fe habeat prior officínz pars, ín tres 
rurfus partes díftributa:quarum prima, lata pedes duodecim, eft fub camiz 
no,qui conftat ex duobus paríetíbus,recto & obliquo : altera, totídem pez 
des lata,recipituenam excoquendam,addítamenta,carbones,alíacs quibus 
opus eftexcoctoribus: tertíalata pedes nouem;contínet duo conclauíapa 
ribus ínteruallis díftincta, in quorum altero-eft fornacula, ín altero conclus 
ditur metalli ín fecüdis fornacib,excoquedu.Itacp necefle eft huic officinae 
effe praeter quatuor muros longos feptem; quiinter illos fint, tranfuerfos ; 
quorum prímus à fuperiore capite prími muri longi perducatur ad fuperíz 
us caputfecundí muri longi: fecundus ab hoc capite procedat ad caput cer 
tij murilongi:tertíus rurfus ab hoc capite tranfiens per medíum fpaciu pera 
ueníatad caput quarti muri longi, Quartus uero ex inferíore capite prími 
murilongi ducatur ad inferius caput fecundi murilongi: quintus ex hoc ca 
pítead caputtertij muri longi pertineat: fextusrurfus ab hoc capite tendat. : 
ad caput quartí muri longi :at feptimus fpacium, quod eft inter tertium & 
quartum murum longum,ín duas partes díducat, 

Murilongiquatuor: Primus A. Secundus B. Tertius C, Quartus D. 

Müuritranfuerfifeptem: Primus E. Secundus F. Tertius G, 

Quartus H. Quintus UL, Sextus K. Septimus fiue medius. L, 
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Sedredeo ad pofteríorem dómicilij parte,in qua,ut dixi, funt folles, eo » 
tum fedílía , machína qua folles comprímit, oreanum quod eofdem dídue 
cit, Quifq; autem follís ex corpore & capite conftat: corpus uero compo» 
fitum eft ex duobus tabulatís, duobusarcubus , duobus coríjs : fed fuperíe 
us tabulatum craífüm eft palinum, longum quincg pedes & tres palmos, la 
tur pofteríore parte,ubi utrungy eíüs latus parum arcuatur,pedes duos & 
dimidium :príore,ex qua caputattíngit,cubítum.Etenim totum follis core 
pus caput uerfus anguftatur: quod autem nunc tabulatum appellamus,con 
ftat ex duabus tabulis abícgnís coagmentatis et con lutínatis, atcp ex duae 
bus tabellis tílíaceís, quae tabularum latera cíngunt, & latze funt pofteríore 
parte dígitos feptem, príore, ex qua caputfollís attingunt, fefquidígitum : 
quae tabellae cum tabulís íccirco coglutínantur, ut eis ferrei clauí,ín corium 
& ipfas adacti, mínus noceant. Attamen quidam nullís tabellis cíngunt tae 


bulas, fed hís folís, & quídem admodum craffis utuntur. Superíus illud taz 
bulatum 
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bafatum habet foramen & catidam.Foramen abeftab ea parte, ex qua tabu: 
latin attíngít caput follispedem & tres palmos.Eft uero ín medío tabula» 


tilongum dígítos fex ,làtum quatuor:at eíus operculum. longum & latum. 


eft palmos duos € digitum , craffum dígitos tres,ex cuítis pofteríore parte 


ídeo partícula (uperíus excifa eft, utmanu tenerí queat: item ex priore & la 
P : 


teríbus fuperius;ut ín tabellis latís palmuim, cráffis díoítos tres fimili modo. 
excifis, fed inferius,uerfari poffit. |Nàm opérculum obductum claudit foraz 
men , reductum aperit: ucrüm excoctor foramen tunc paululum , ut flatus 
peripfum exeat ex folle;aperít cüm in metu eft propter coríi, quod diífrum 
pifoletubifollís uehemertius & crebrius fuerit inflatus: claudit ueró idem 
ctim corío rupto flatus diffipatur : ueruntamen alíj fuperius tabulatum bis; 
térüe perforant: ín quibus foraminibus rotundis, qua ipfi loco quadrangu 
liforaminís funt:turbínes íncludunt,eosqs,cüm res poftulauerít;rurfus exe 
tahunt. Bed caudalignum eftlongum palmos feptem, ucl etíam longius, 
ut extare poflit: cuius dimidia pars lata palmos duos & craffà palmum cim 
ultíma huítis tabulati parte conelutínatur & ad eam affigitur clauis ligneis, 

lutirio oblítís: dimídía € tabulato extat & eminetteres atqj craffà digitos 
esee cauda ptaterea et tabulato conglutínatur tabula longa pedes 
duos,lata totídem palinos,craffa palmurti: quinetíam cum eíufdem tabula» 
ti parte inferiore conglutinatur altera tabiila etíam longà pedes duos : quae 
diftat ab ultíma tabulatí parte tribus palmis:atqy hae duze tabulze propterea 
ctim tabulato conelütínantur, & ad ipfum clauísligneis olutino oblítís affi 
guntur;utuíim diducendi & comprímendi fuftinere poffit.Inferíus auté tás 
bulaturi zequé ac fuperíus conglutinatii eft ex duabus tabulis abíegnis , & 
duabus tabellis tílíaceís: zequé etíam latum & craffum eft,(edlongíus cubíz 
tó:etenim capitis pars eft;ut paulo poft dícam.Habet hocinferíus tabular 
fóranien fpiritale &« annulumferreum : foramen abeftab ultima eíus parte 
circiter cubítam.Eft ucro ín medío latitudínis eiufdem tabulatilongum pe 
dem & latum tres palmos: quod zequalíter diuidit columella: que pars eft 
tabulatí ex ipfo non excifa, fimiliter longa palmü,fed lata tertíam digiti pars 
tem. Atforaminis opercululongu eft pedé & digitos tres, lati palmos tres 
& totídé digitos.Conftataut ex tabella fubrili & pelle caprína cà tegete : cui 
íüàs pars pilofa fpectat terrà , ad fuperiore huius tabellae partémínutis clauis 
ferreis eftaffixa pars coríjduplicati & lati palmu, tam longi quàm lata eft ta 
bella. Alterá uero corij pars, quz poft tabellà eft, equé actabulatü bís eft 
peiforata: quee duo foramina diftant ínter fe dicitis feptem:per ea penetrás 
lorum extra inferíorem tabulati partem connectítur: ficcy tabella cum fupe 
ríore tabulati parte copulata, de eo non decidit: at; hoc modo fe habet oz 
perculüm & foramefpititale/uod cim follis diducitur, aperiri folet, cüm 
comprímitur,claudí, Verim annulus ferreus , paululii compreflus, longus 
eft palmos duos,latus palmum: quí poft foramen fpiritale circiter fpacium 
pedaneü dínferiorem tabulatí partem fibula ferrea affigitur. Diíftat uero à 
pofteríore follis parte ad palmos tres: in annulum iftum per tranfuerfam ta 
bula;quz follium fedilis pars eft; penetrantem peffulus ligneus adigitur,ut 
inferius follistabulatu permaneatímmobile: quandj funt quí annulo reíee 
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cto duabus cochleisferreís , quafi clauis quibufdam, id ipfum ad tabulam : 
affigunt, Atarcus utercy ínter duo tabulata collocatur, & ecqué longus eft 
acfuperius tabulatü : uterqy conficitur é quatuor tabellis tilíaceis;craílis di 
gítos tressquarum duz longz pofteríiore partelata funt dígitos fepte, prie 
ore duos & dímidiü:tertía, qua pofteríor,eft lata palmos duos: eíus utrüqg 
caput,paulo craffius digito,in formis tabellarum lógarum includitur, ibícg 
pariter perforatum ligneiscg dauís glutíno oblitis & in foramina ínfixís,cu 
ipfis tabellis longis coniungitur & conglutínatur: quinctíam utrung eíus 
caput und cum tabellae longae capíte arcuatur;atgg ex eo nomen ínuenít, 
Quarraautem tabella quz abeft ad cubitum à capite follis, diftendít duas 
longas tabellas:cuíus capitulajin formis tabellarum longarum inclufa,cum 
eís coniunguntur & conglutínantur:longa ueró eft,exceptis capitulis, pez 
dem,lata palmum & digitos duos. Sunt praterea alíae due paruulze tabels 
13e cum capite follís & inferiore tabulato conglutínatz, & ad eadem clauis 
ligneis,glutíno etiam oblítis,affixae, qua longae funt palmos tres et digitos 
duos,;alta: palmum, crafTze digitum : earum dimidia pars paululum refecta , 
eft. Hz tabellze capíta longarum tabellarum arcet à foramine capitis follis, . 
quz ni effent,eadem capita tanto & tam crebro motu íntro compulfa frane 
gerentur, Coríüm alit eft bubulum uel equínum:fed bubulum longe mule 
tumQp przeftat equínorutrungg uero,duo enim funt;pofteríore follis parte, 
qua coniunguntur,latum eft pedes tres € dimidium:fed ad utrungy tabula. 
tum,& ad utrung; arcum longoloro fingulís fubiecto affigütur ferreis claz 
uis cornutís,qui longi funt dígitos quíncp: eor autem cornu utruncg lons 
gum eft digitos duos & dimidium,latum femidigitum, V erm ad tabulata . 
tam crebris clauis affiguniur coría, ut unius claui cornu alteríus cornu feré 
attíngat:fed ad arcus diffimiliter, INam ad pofteriorem arcus tabellam tane 
tummodo duobus auis affiguntur: ad longam utrang; quatuor:quo fate ; 
modo fitjutad unum arcum decem clauis alfigatur :atqi totídem ad alterüz. 
quinetíam interdum,ciim excoctor metum habet ne uehemens motus fole . 
lisab arcubus coríü díuellat ac diftrahat, extra id ad longas eoru tabellas al 
teríus generis clauisaffieit tabellas abiegnas: qualesad pofteriores arcuii 
tabellas affigere nó poteft, quod paululu fintarcuatz . Quidam corium ad 
tabulata € arcus clauís ferreis non affigunt, fed cochleis ferreis , in tabellas 
corio fuperpofitas fimuladactis. Etfi uero hzc corij affigendí ratío mínus 
quàm altera eft ufitata, tamen dubíum non eft, quin ei corodítare antecelz 
lat.Poftremo follís caput,zequé ac relíquum eíus corpus, cóftat ex duobus 
tabulatís,& praterea ex nare.Superíus rabulatum longum eft cubítü, crafz 
fum fefquipalmum:at inferius pars eft inferioris totíus corporis tabulatí:fi« 
militer uer atqj fuperius longum,fed craffum palmum & digitum:ex quis 
bus duobus cóglutínatis efficitur caput, ín quo perforato naris íncluditur: 
fed caput pofteríore parte,ex quarelíquum corpus attíngit,latam eft cubíe 
tum.Cüm ueró procefferít ad tres palmos,anguftíus factum eft digitis duo 
bus:poftea tantum refecatur,ut priore parte fiat teres & craffum palmos du 
os ac totídé díoitos:ubi círculo ferreo,tres digitos lato,cingitur.Narís auté 
eft fiftula ex bracteaferrca facta: cuius prior pars caua, dígitos tres lata eft: 
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pofterior, qua ín capite íncluditur, alta palmum, lata palmos duos, MVlaeis 
ením àc magis dilatatur : maximeuerd poftetíore parte;utibi flatus copio: 
fus ín éam penetrare poffit Tota autem longa eft pedes tres | Àt caput cuni 
fuperiore tabulato connéctítur hoc ode dine ferrea,lata palmum, lon 
gafefquipalmum  prímo affioitur ad alterüim capítís latus : díftat&p ab cius 
extremitate ad tres dígítos.Ex hac bractea extat pars curuata,longa dígitos 
tres)latà duos. Simili modo alteraalteríus laterís bractea fe habet, Deinde 
ex earum regíone ad fuperius tabulaturn affiguntur alíz duz bracteze fer 
rez,diftantcy à laterum extremítate ad digitos duos:quarum utracp lata eft 
fex digitos, longafeptem: utríufcg etíám pars medía refecatur paulo plus 
sribus dieítis,quod ad longítudínem attinet: duobus, quod ad latítudine, 
ut curuatz partí bractez capitis, éi refpondertti , in hàc caua parte fit locus : 
utríncg ueró ex utracp bractea extat pars curuata,longa díeitos tres,lata du 
os,Ferreus ipíturaxicultis ín has curtiatas bractearü partes infigitur , ut círe 
ca cum fuperius follís tabulatu quodam modo uertatür. A xículus tiero lon 

us eftfex dieítos, paulo craffior dipito:fed ex tabulato fuperioreubi adis 
pfuim bráctez affiguntur,alíqua pártíeula exciífa eft:quomodo fit, ut axícue 
lus de bracteís íam affixis decidere nori poffit. Affigitur autem utraqp ad ta» 
bulatum quatuor clauís férreís, quorum capítula funt ad interíorem tabula 
tí partem:acies uero, fuperius retufze, etíam ín capitula quodammodo abes 
untutrag; bracteaad caput follis affíeítur clàiio ;cuí latu eft capitulum,et 
duobusalijs, quorum capitula funt ad exteriorem capítis partem : quínetía 
in medío duarum tabülati bractearum remanet fpacíum latum palmos duz 
os:quod fimiliter bractea ferréa,clauís minutis ád tabulatum affixa,tepítur: 
cuí refpondet altera bractea,quz eft íntér duas bracteas ad caput affixas:laz 
ta uero eft pálmos duos & totídem digitos, Porró coríüi comune eft capíti 
cum alíqua relíqui corporis parteiriám eo teguntur bráctez;ímo príor pars 
fuperioris tabulatí & utríufq; arcus ac pofteríor capitis follís , ne flatus ea 
parte ex folle erumpat;latum autem eft palmos tres & totídem díoitos:tam 
ucro longum;ut ab uno ínferiorís tabulatílatere per dorfum fuperiorís exe 
tenfum pertíngat: dd ipfum crebris clauís cornutís ad füperíus tabulatü áb 
una parte affipitur,ab altera ad follis caput;utríngj etíà ad ínferíus rabülatit, 
"Tabulatum fuperius A, Tabulatuninferius B, Due tabule ex quibus itrund; con; 
flat. C. Viriufay pars pofleriorarcidtà D. Viriufq; pars priot anguftata, E, Ta- 
belle F. Superioristabulatiforaten G. Operculum H. Tabelle 1, Cauda X; 
"Tabulaexterior. 1, Tabula interior pingi nen poteft, Inferioris tabulati pars inte- 
rior M, Capitispars N. Foramen[piridle O. Columella P. Operculum Q. 
Corium. R. Lorum S, inferioris tabwlati pars exterior T; Fibula v. Ammu- 
lus X. Arcus Y. Tabelleeiwslonge Z. Tabellapofterior AA. Capitula — — 
arcudtà BB, Tabelladiftendenslengas CC. Tabelleparwde DD. Cerid EE; 
Claus FF, Cormua GG. Cocblea HH. Lorumlongum 1. Cáput KK; Ta 
bulatum eius inferius. LU, Tabulaum fuperius MM, Naris NN; Integrum follis 
"tabulatum inferius OO, Bratee due capitisexteriores PP; Earümcuruata pars 
QQ.. Bractea capitismedia RR. Bra&tee due fuperioris tabulati exteriores 
85, Ein[dem media TX. Axiculus Vv» Follis integer AX. 
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Atq; hoc modo quiígjfollís fe habet. Cum aut bini ad fingulas fornaces 
pertíncát, neceffe eftut xii, fint folles;fi fri una officina fex fuerint fornaces, 
Sed tem 
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Sed tépus eft iam de eorü fedilibus dicere: prímo hurnilocantur duo tigna; 
paulo mínuslonga quàm murus fornacum : quori príus eft latum & crafz 
fum tres palmos, pofteríus palmos tres & digitos duos: príus ueró à tergo 
murifornacit díftat duobus pedibus,pofterius à príore pedíbus fex & pal« 
mís tribus. D'efodiuntur auteri ín terra,ut ftabílía permaneant: quínetíam 
aliquí;ut ídem fiat, per utríufqg aliquot foramína paxillos cuncatos ir terrà 
altius agunt.Deínde duodecim tigna erígütur:quorum ínferíora capita ínz 
cudunturín formís tígni, quod eft prope tereum murí fornacülocatí:quae 
tígnalonga funt, exceptís capitibus, pedes duos lata palmos tres & totídé 
dieítos,craffa palmos duos. Surfum autem uerfus ad palmos duos perforá 
tafunttquorum foramínü altitudo eftad palmos tres, latítudo ad Íequipals 
mumtatínteruallís paribus omnia tíignanon diftinguuntur.Etenim primü 
àfccundo abeft pedes tres & digitos quingy : parí modo tertium à quarto: 
fecundum uero à tertío pedes duos;palmum unum,diígitos tres : reliquorü 
etíam tíonorum ínterualla eodem modo paríter & ímpariter funt diftincta: 
quorum ubíc; quaterna ad bínas fornaces pertínent: fed eorundem tígnoz 
rum capita fuperiora íncluduntur ín formís trabis ímmifTze : que longa eft 
pedes duodecím,;palmos duos, dígitos tres:nam extat ? prímo tíono ftatuz 
to digitos quíncg,& totídem é quarto : fed lata eft palmos duos & totidem 
digitos, craffà palmos duos. Quiaueró earum trabium fingulze quaternos 
folles fuftentant,tria fint;necefle eft, At é regione tienorum duodecím totí 
dem erígütur: quorum fingulorum bina capita inferiora, nam ima quidem 
parte,fed media;prorfus excífa funt,íncluduntur in formis tieni pofteriorís 
humilocatí;ea uero longa funt, exceptís capítibuspedes duodecím & palz 
mos duos, lata palmos quíngy, craffa duos. Ab infima autem parte furfum 
uerfus excifa funt:quae pars cauaalta eft pedes quatuor & digitos quinq;la 
ta digitos fex:fed eorundem tígnorum capíta fuperíora includuntur ín forz 
mís trabis ipfis impofitee:quae arcte fubijcitur trabibus à tergo muri fornas 
cum,et ín pofteríore fnuro collocatís.Eft uer lata palmos tres,craffà duos; 
longa pedes tres & quadraginta. Quod fi tam longaín promptu non fue 
rit,duz trefu'e ín eiuslocum fubftitui poffunt , qu iunctae eandem habeat 
longitudinem :fed ne hzc quidem tígna ftatuta omnía paribus interüallís 
diítinguutur, fed prímumà fecundo diftat pedibus duobus,palmis tribus, 
digito uno :atqj fimiliter tertium à quarto diftat. Secundum ueró à tertío 
pedeuno et palmis tríbus ac totídem dígitos:quo modo etíam reliquorum 
tignorum ínterualla paríter & imparíter diftinguuntur . Cuícy przeterea tí 
gno ftatuto quà fpectat,oppofitum tignum ftatutum forma eft fupra parte 
capitis cauam ad pedem & digitum : inp quatuor ftatutorüm formis unü 
includíturtignu: quod etíam ipfum quatuor habet formas: ítacp forma ín 
formis indibire faciunt, ut melíus coiungi, clauisqg ligneis transfi gipoffint. 
Idautem tignum longum eft pedes tredecím ; palmos tres, dígitum unum: 
nam extat € prímo tíono palmos duos & digitos duos:atq; totídé palmos 
& digitos é quarto:latum uero eft palmos duos & totide digitos , craffum 
ite palmos duos. Quia uero duodecím funt ftatuta, tría fint eiufmodi tigna 
neceffe eft ; uerüm ín fingulis id genus tígnis & fingulis trabibus , quae mí 

noribus 
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noribus ftatutis funtímpofitae;collocátur quatuor tígilla:quorum quoda 
longum eft pedes nouem, latum palmos duos & digitos tres , craffüm pal» 
mos duos & digitum. Prímum aut tígillu diftatà fecundo pedibus quíngi, 
palmo uno,dígito uno : & quidem tam priore quàm pofteríore parte: nam 
ibi extra ftatuta tigna locantur fingula tigilla: pari fpacio tertíum diftat à 
quarto:fed (ecundum abeftà tertio pedem & digitos tres: atq; eodem moz 
do reliqua octo tígilla interuallis diftinguuntur: quintum ením à fexto,Sc 
fcptimum ab octauo diftat tanto fpacío, quanto primum àfecundo & terti 
umà quarto; Átfextum à feptímo tanto fpacio , quanto fecundum tertío, 
Bínaautem tipilla fuftinent tabulam unam tranfuerfam, longam pedes fex, 
latam pedem,craffam palmum: quae à duobus pofterioribus tignís ftatutis 
diftat pedibus tribus & palmís duobus. Cum uero tabulae fex numero fint, 
in finguliscollocantur binifolles: quorum inferius tabulatum ex eís extat 
palmum. V tríufgy uero tabulati annulus ferreus per fuum tabulze foramen 
defcendit: atqp ín eum adigitur peflulusligneus,ut ipfum, ficuti fupra dixi, 
permaneatímmotum: at utergy follis procedit per fui tigilli tereum in fiftu 
lam zeneam, ín qua utríufcy narís collocatur capitibus eorum arcté coniune 
étís, Sed fiftula lamina nea ucl ferrea eft complicata, longa pedem & pal» 
mos duosactotídem dígitos,craffa femidigitum, inferiore tamen eíus parz 
te digitum: cuius príor caua pars eftlata digitos tres,alta dígitos duos & di 
midium : nam prorfus teres non eft: pofterior ueró lata eft pedem, palmos 
duos,digítos tres, Lamina aütem fuperiore parte, qua complícatur, omni 
nonon coníungitur, fed ríma manet lata femidigitum : quz pofteríore par 
tead tres dígitos dílatatur.Hzc fiftula imponitur in fornacís forame,quod 
ín medío muro & fornice effe díxi : fed nares follíu, in hac fiftula collocata, 


NEP: T: . 
diftantà priore cíus partead digitos quingy. M 


Tignum prius buni feratum A, Tignum pofterius in folo lo - 
catum B. Prioratigna ftatua. C, Eorum foramina D. 
Trabs immiffa- E. Pofleriora tigna ftatuta. f, Eorum for 
ramina. G, Trabs immiffa. B. "Tigmum in eorum [Latuto» 
rum formis inclufum. 1, Tigilla K, Tabwe L. E«rum 
foramina s. Fiftda NW, Eiuspofterior pars... 
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Attigilla quz longis axís dentibus deprefTà folles comprímunt,tot funt 
numero quotfolles , Quodqg uero inclufum in binorum tígnorü ftatutoz 
rum foraminibus, longum eft pedes octo & palmos tres , latum & craffurm 
palmum.Extat autem é príore tígno palmos duos & tantundem é pofterío 
rc,ut ibi d ipfum bini axís dentes deprímere poffint: quí non modo penez 
trant ín pofteríorís tígni ftatuti foramen,fed extra ad tres dictos extát, Per 
prioris preterea tígni ftatutí foramen rotüdum,quod ad eíus latera eft furz 
Íum uerfus ad palmos tres & totidem digitos, atqs per forame tigilli in ipfo 
inclufi penetrat axículus ferreus: circa quem,quod uoluatur,tíeillum depri 
mi & attolli poteft:quínetíà ipfe axiculus uerfatur.Cuiuíq uero tíeil!i pars 

:pofieríorad cubitilongítudinem palmo & dígíto latior eft quàm rcliqua, 
ibiq: perforata : ín quo foramíne includitur uectís longus pedes fex & pal 
mos duos, latus tres digitos,craffus fere fefquídíeítum, fuperiore pattealiz 
quantum curuus;ut ad follís caudam poflit accedere. V erüm fub tígillo per 
ucctis foramen íccírco penetrat clauus, ut ipfe tigillüm fecu attollat. V ectís 
autcm à fuperiore parte deorfum uerfus ad dígitos fex perforatus eft: quod 
foramenlongum eft palmos duos, latíus dígito: in ipfum ínijcítur uncus ín 

ftrumentifferreí,quod craffum eft digítum : fuperiore parte formatum ín fi 

guram . nnulí uel rotundi;uel quadranguli,cuíus pars caua eft, lata duos di 

gitos; 
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giítos : inferiore uncinatu , Eiufmodi ueró annulus altus & latus eft dígitos 
duos:at uncus altus eft dígitos tres. Talís autem ínftrumentí pars media inz 
terannulum & uncüm longa eft palmos tres,& digitos duos.Sed ín annu^ 
lo huíus inftruméti ínclufa eft uel cauda follisuel annulus magnus eam pre 
hendens,qui craffus eft digitum:eiufdem fuperior caua parslata eftpalmos 
duos,ínferior dígitos duos: alterannulusferreus,priorí n6 difTimilis,retro 
caudam follis prehedit:ís anguftíorem partem furfum uerfus habet: ín qua 
inclufus eftannellus alteríus inftrumeti ferrei fimilis príorí: cuíus uncus ad 
fuperíora tendens prehendit funem religatum ab annulo ferreo prehedenz 


te caput tígní, de quo mox dicturus fum. Vel contra ferreus annulus caput 


tigni prehendit,in unco autem ínclufus eftannellus alteríus inftrumentifer 
reí.cuíus annulus caudam follis cíngit:quo modo carent fune. Porró trabiz 
busin duobüs murís collocatís imponitur trabsà tignís fuperioribus ftatu 
tís díftás pedibus quatuor & dímídio : quz lata eft palmos duos, craffa feíz 
quípalmum:ín cuíus forma íncluditur inferíus caput tígni ftatutí, longí exz 
ceptis capitibus pedes fex & palmos duos,lati palmos tres,crafTi duos.Eiuf 
modi ucró caput fuperíus includitur in forma alterius tigni:quod arcte fub 


ijcítur tígnís, quae ex ftatutís ad obliqua pertinet. Id ueró tígnum latum eft 
palmos duos,craffum unum, Tígnum przterea ftatutum furfum uerfus ad 
duos pedes perforatum eft: quod foramen altum eft pedes duos,latum díz 
giítos fex.Per eiufdem tigni foramen rotundi, quod ad ipfiuslatera eft fur» 
fum uerfus ad tres pedes & palmum, atqy per foramen tieni, in ipfo inclufi, 
penetrat axiculus ferreusicirca quem, quía uerfatur tignu, deprimi & attolz 
li poteft: quodlongum eftpedes octo. Eíus alterum caput fuperíore parte 
altius eft reliquo corpore ad tres díeitos, fub qua emínentía formam habet 
latam digitos duos;altam tres;ín qua inclufus eft annulus ferreus, à quo fuz 
nemreligatum effe dixi; Is longus eft palmos quinq. Superior eius pars ca 
ua eftlata palmos duos & totidem dieitos;inferior palmum & dígitum:eiz 


ufdem tieni dímídia pars,de cuíus capite íam feci mentioné;alta et palmos 


tres,craffa unum: extat(j e tigni ftatutiforamíne, in quo inclufum eft , tres 
pedes.Dímídía uero,cuíus caput fpectat tergum muri fornacum,alta eft pe 
dem & palmum,craffa pedem:fupra quam partem ftatuta & affixa eft capfa 
longa pedes tres & dimidium, lata pedem & palmum , alta femipedem . Ea 
uero uaríat: nam inferius aut anguftior eft,aut zequé ac fuperius lata:utraqg 
lapidibus & terra completur,ut ponderofa fiat. Hocauté excoctori cauenz 
dum & prouídendum eft;nelapídes crebro motu ex capfa ex cidant : quod 
ipfum efficiet bacillo ferreo ex utragy parte cuneato,fi íd capfze fuperiniectu 
utríncy ín tienum egerit: lapídes enim retinere poteft. Quidam capíz loco 
in tignü infigunt bacilla quatuor; pluraue , atqy ínter ea lutum ínteríjcíut,ut 
quotíes res poftulauerít,totíes ad podus addere; uel de eo adímere poffint. 


rigillum quod axis dentibus depreffumfollem comprimit A. Foramina tignorum 
flatutorum. B. Ve&is.C,- Ferreum inftrumentum cui annulus quadrangulus. D. 
Ferreum infErumentum cui annulus rorndus. E«. Cauda follis Fr. 
Tignum flatutun. G,. Tignuminclufum. H;. Capfa equaliter 
lata. 1,. Capfainferiusangufta |.» -Bacilla tigno infixa. L. 
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Reftat deufu, ín quo efthocorganum, Tígillüab axis dentibus deprefz 
fum comprímit follem: is compreffus Batum per narem émittítiturfus üero 


ipfius capfz pondere leuatus concipit Ratum,qui per forámen fpirítale ini» 


píum penetrat,... Bed machina,cuíus dentes tígílla deprimunt, íta fe habet. 
Primo fitaxis,ad cuius alterum caput extra domicilium eftrotajad alterum 
intra domíciliu tympanüm e fufis conftans: quod conficitur ex duobus orz 
bibus duplicatis ínter fe diftantibus pede,eraffis digitos quíncg, altis circue 
circa pedem & digítos duos,Dupflicia autem funt:nam uterq; ex bínís orbí 
bus zequé craffis compofitus eft: atcg clauísligneis conglutinatus:quinétiz 
amínterdum utérqy fuperius circumcirca laminis ferreis obductus eft: fui 
ueró funt numero tríginta longi pedem & palmos duosactotíde dígitos: 


-utríng in orbe induduntur:terctes funt &€ lati dígitos tres . Diftarit etia inz 


ter fc totidem digitis, Atqs hocfane modo fe habettympanum quod ex fu» 
fis conftat. Alterum uero dentatü eft ad alterius axís caput: cuius orbís duz 
plícatus cráffus eft palmos duos & digitum: eius orbis ínteríor,quí compo 
fitus eft ex quatuor curuatutis,craffus cft palmum : ubíqy latus palmos due 
os & digitum, Extetioruero, qui codem modo, quo ínterior,factus eft ex 


;.uatuor curuaturís,craffus eft palmum & dígitum:non zequalíter latus,fed 


ubi ín eum includitur caput radíj latus eft pedem & palmum , & dígítum; 
C' Deinde 
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Deinde utrobíg; paulatím fit anguftior, adeo ut anguftiffima eis pars tart 
tummodo lata fiat palmos duos & totidem digitos. Sed curuaturz exterio 
res cum ínteríoribus ficcommittuntur,ut quz; exteriorín medío interíoz 
ris finiatur;& contra quse ínteríor ín medío exteríorís : quali compadtíoz 
netympanum firmíus fieri dubíum nó eft. Curuatutz praeterea exteríores 
cum ínteríorib.cógluténátur crebris clauis ligneis , Curuatura ueró quzgy, 
fi eam pertergum rotundi dímetímur longa eft pedes quatuor € palmos 
tres, Verüm radij funt quatuor,lati palmos duos, craffi palmum & digitu, 
longi exceptis capítibus pedes duos & digitos tres:quorum alterum caput 
includitur ín axe,ibiq paxillis adactís firmatur : alterum in tríanguli figura 
formatum ín curuature exteríotís , ipfi oppofi tze, partem latiorem includiz 
tur:partím fuam feruans figuram tam alté quàm curuatura afcedit,lieneotg 
clauo cum ípfa coniungitur & conglutínatur:qui clauus füb interiore orbe 
infigiturín radio:fed parsradij in tríáguli figuram formata interíor eft,fimz 
plex exterior. Át tríágulus ifte duo latera habet equalía,erecta fcilicet,quae 
longa funt palmum.FLís ueró fubiectum eft inzequale,nam longum digitos 
quíngs. Ad eandem figuram pars ex curuatura excífa eft, Porró tympanum 
dentes habet numero fexaginta: quía enim neceffe eft tympanum , cui funt 
fufi,^ís uertíanteaquam hoc ipfum femel uerzatut;tot fint oportet:longi au 
tem funt pedem.Extant ením ex tympani orbe interiore palmum, ex exteri 
ore dígitos tres:atlati funt palmum,crafli díoitos duos & dimidium, Vt au 
tem unusab altero diftet dieitís tribus nó aliter ac fufi;ipfa respoftulat, A« 
xís autem craffitudo fecundum proportionem radiorum & curuaturarum 
debetconfici. Quoniam ueró bini eius dentes fingula deprímunt tigilla, i 
pfum détes habere quatuor & uiginti neceffe eft: quorum quifq; ex co exe 
tet pedem & palmum ac dipitum:figuram fere habens femicírculi, cuíus lae 
tior pars lata fit palmos tres & dígítu: quzeqy uero craffà palmum.Sed dene 
tes díftribuendi funt fecundum has quatuor axís partes fuperiorem & infe 
riorem atgy duas qu funtà lateribus: ítag; axis habeat duodecim foramie 
ma:quorum primum cx fuperiore parte per eum penetret in inferiorem : fee 


cundum ex uno latere in alterum, Primum autem diftet à fecundo pedibus 


quatuor € palmis duobus.Eodemodo bína queq; foramina,qua fequun 
tur.fe habeant, & ijfdem ínteruallis diftinguantur: ciim praterea dentes fin 
guli fingulís debet eile oppofiti, primus includitur in prími foramínís par 
tem füperiorem,fecundus in eiufdem partem inferiorem, paxillísQg adactís 
firmantur ne ex eís excídant. Tertius uero includitur in fecundíforaminís 
partem,quz eftà dextro latere, Quartus ín eiufdem partem,quz eft à fini» 
ftro:pari modo alij dentes includuntur in fequentía foramina: qua ratione 
fit,ut dentes uiciffim tígilla deprímant, Poftremó ne hoc quídem omíttene 
dum,multis unum tantummodo elfeaxem,cui dentes imul& rotafint, — 


Axis A, Rota B. Tympanum ex fufis conftans. C, 
Alteraxis D. Tympanum dentatum. E, Eiusradi T. 
Eidem curuature G,. Eiwfdemdentes H,.| Axis dentes. 1, 
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"Hachactenus pluribus uerbís : que tamen non intempeftíue hoc locó 
períecutus uideri poffum, quod (ine hís omnibus metalloruni conflatura; 
ad quam nuncaggrediar,fieri non poffit. Venarumautem aurí, argenti, ae 
ris,plumbi nigri in fornacibus excóquendarum quatuor funt rationes: una 
auri uel argenti díuítum,altera mediocrium , tertía pauperum , quarta earir, 
quae zes uel plumbum in fe continent: (iue precíofum metállurn ín eís ínfit, 
fiueillo careant. Prima uenarum excoctío perficitur ín fornace, cuius os ad 
tempus claufum eft: reliquae tres ín fornacibus, quart os femper patet. Sed 
prímó dicam quomodo fornacesad excoquendas uenas fint przparandae: 
& de príma excoquendi ratione.Puluís quidem é quo focus & catínus cori 
ficifolent, fit ex carbonibus & terra:carbones pilis fubiecti cotunduntur in 
capfa:quaz príore parte fuperius occluditur tabella;inferíus ex eius parte pa 
tente carbones ín puluerem contriti excídunt.Pila uero non funt preeferrae 
ta fed lígnea prorfus. Attamen íma parte ato circulo ferreo cinguntur, 


Carbones A, Capfa 9, Pile c, EM 
C i  Puluis 
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Puluís autem ín quem carbones funt contriti , uelàb rjfdem refolutus có 
ijcíturín cribrum, cuíus fundum eft bracteis contextum ligneis: quod crie 
brum ducítur & reducituraut ín duobus lieneis uel ferreis bacillis ad trían 

uli fimilitudinem fuper uas Tocatís,aut ín fcamno excauato & pofito in ofz 
fno folo:puluís qui decidit in uas uel in officinze folumad hanc temperae 
turam utilis eft : carbunculi uero, quí ín cribro remanferunt,ex eo effündun 
ur,rurfuscj fübtjciuntur fub pila, 


V4s A. Bacila &. Cribrum C. Scamnumexcaudium D. 
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, ueam quandam,ut diutius bonus permaneat,conijcitur :& afferíbus; ut ini 
purus non fiat,contegítur, 


Crates A, Pertica B, Batillum. €, Cifium birotun" D; 
Cribrum E, Tabelle. F. Capa Gà. Fouca contecta. m5 
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ne matería círca id ferruminata impediat excoctionem.Folles ením per eam 
fornací infpirare nó poffunt, Tum ídem minifter paucum puluerem carbo 
num ín 
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nüm in foueam irijcíat,eumtp terréno puluere confpergat:mox uafculo ín» 
fundat aquam:fcopís undígg foueam uerrat:ijfdem eandem aquam turbídà 
impellensín focum fornacis ipfurn etíam uerrát: deínde puluerem míftum 
& madefactum ín fornacem iníjciat : terumtp fcalarum gradibus afcendes 
pilo ín fornacem ímmifTo puluerem tundat, ut focus fiat folidus, Pilum aut 
teres fit& longum palmos tres:ínferius latum díeítos quíngy, fuperíus tres 
& dimidium. Nam ín metze fuperíus recifze figuram formatum effe debet: 
Manubríum pilíteres long fit pedes quingy, craffum dígítos duos & di^ 
mídíum.Pilü praterea fuperiore parte,qua ín ipfo includitur manubrit,cír 
culo ferreo duos dígitoslato cíngatur. Sunt qui eiusloco utuntur duobus 
pilis teretibus tam inferíus quàm fuperius latís dioítos tres & dímidíu: funt 
quí duabus fpathis líoneís fed pila fpathís praeftant. Simili modo ín fo» 
ueam, quz eft extra fornacem, inijcíat puluerem compofitum & madefas 
€tum , eumq pilo tundat: ín quam feré completam rurfus conijcíat puluea 
rem atq; eum füifüm uerfus fiftulam zeneam pilo protrtidat;utad digitum 
fub eíus ore focus declíuís defcendatín foueam catíni: poffitig metallum 
defluere. Iteret autem eadem ufqs dum fouca fuerít completa: quam mox 
curuata lamina ferrea , longa palmos duos & totídem digitos,lata tres díz 
giítos, fuperius hebete, ínferíus acuta excíndat, ut catínus fiat rotundus & 
fatus pedem , altus palmos duos, fi centumpondium pluimbí contínere des 
bet: fin libras tantum feptuaginta,latus palmos tres,altus aeque ac príor pal 
mos duos , Foucam ucro excífam rurfus tundat pílo 2eneo terete, altos díz 
gítos quincp, lato totídem : cuí fit manubríum teres, curuatum,craffum fefa 
quídígítum : autaltero pilo zereo , formato ín figuram metz fuperíus recí2 
fac:cuí fímpofitus fit turbo ínferíus recifus;ut medía pílí pars manu prehendi 
poffit:quodaltum fit digitos fex,inferiore parte latum dígitos quincy, fupe 
riore quatuor: alíj eíüsloco ufurpant fpatham ligneam inferius latam pal» 
1nos duos & dímidiumicraffam unum, Catíno praeparato redeat ad fornas 
cem,& oris utríq; lateri acfuperiori eíus parti lutum fimplex illinat. In infe» 
riorc ucro ponat luti, dd inferius intínxítin puluére à carboníb , refolutut 
quo cauere poterít ne lutum,focí puluerem ad fe trahens,eum uítiet:tum in 
osfornacis imponat bacillum rectum etteres,longum dodrantem,craffum 
dígitos tres,Poftca ad lutum apponat carboneth ita longum et latum, ut os 
totum occludat , Quod (i unus carbo tàm magnus ín prompti non fuerit, 
duos ín cíuslocum fupponat. Ore fic obftructo tot carbones,quot capital 
ucus bracteísligneis contextus;ínijciat in fornacem.INe ueró carbo,quo o€ 
clufum eft os fornacis,tunc excídat,eum magifter manu teneat, Sínt autem 
carbones, quí ín fornacem ínijcíuntur, mediocres : magní enim follium flas 
tum impediunt,ne per fornacis os exíré poffit ín catínum,eumtg calefacere., 
"Tum ídem magífter carboníad os fornacís appofito lutum íllínat, atqs baa 
cíllix ex ipfo extrahat : ficqp fornax eft preparata. At mínifter rurfus tot cars 
bonésmaiores, quot alueí quatuor uel quíng capiunt, ín fornacem ínijci» 
-.at;& eamtotam compleat carbonibus : paucos etíam carbones conijcíat íi 
. «atínum , atcp fuperínijcíat prunas ut calefiat, [Ne uero ignis flamma per os 
; foxnacís ingreffa carbones incendat,id ipfum luto oblinat, uel claudat olle 
j ; Uu c. E P WEE 
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fragmento. Veruntamenalíqui uefperi non calefacíunt catinum, fed maa 
gnos carbones ad marginem eius ficponunt;utalíus alío nítatur: quí prío» 
rem ratíonem fequuntur, mane uerrunt catínum, purgantQg à carbunculís 
& cineribussqüi pofteríorem,mane títíones ardeütes, quos cuftosofficínz 


parauít, carbonibus fuperinijciunt, 


Fornax A. Scale 5. Afferisparsadeasaffixa C. Ru- 
trum D. Raftrumquinquedens E. Spathalignea F. &co 
pe G. Pilun HW, Pilaequaliter lata. Y. Due fpatbee li» 
gnee K. Curuata lamina L. Pilumeneum M. Alterum 
pilum eneun. N, Spatbalata. o. Bacillum P. Alueus bra 
&eis ligneis contextus Q«. vafa e corio fa&a duo, quibus «- 
qua ad reftinguendum incendium, fi quo officina conflagrare 
caperit,bauritur R. Siphunculus orichalceus, quo eadé bau- 
fla exprimitur $, Vuciduo T. Rutrumwumm V. Opere 
vius terram ferreo inftrumento uerberans X, 


dentem per fiftulà aenea inter narcsfolliu immittat in fornace; aty follibus 
ignem 
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ignem excitet:quo modo tam catínus quàm focus dimidia hora fpacio (a4 
tís calefiunt: ac certe quidem fi precedente díe uena ín cadem fornace fucz 
rít excocta cítíus calefiunt: finon fuetít excocta , tardíus. Focus ueró & ca» 
tínus níante calefiant quàm ínijcíatur uena excoquenda,ipfi uitium facíent, 
metalla damnum , Nam fi puluís , ex quo uterqy eft confectus;fuerít ecftiuo 
tempore humidus, hyberno congelauetít , utergy ruptus unà cum mcetallís 
& alijs tonítru ínftarfonum fundens diffipatur non finemágno hominum 
perículo.Deínde magifter ínijciat ín fornacem recrementa : quz liquefacta 
ex ore defluentín catínum: mox obftruat os luto,cum quo puluis carbonü 
eft permíftus : íd autem manu apponatad pilum lieneum teres,craffüm dís 
ig quínc,altum palmos duos:cuíus manubrium fit longum pedes tres, 
um conto uncínato recrementa extrahat ex catíno:et (i uenam aurí ucl ara 
gentídiuítem excocturus eft, plumbí centumpondium ín ipfum imponat: 
fin pauperem, dímidíum:ad íllam ením eí multo plumbo opus eft: ad hanc, 
pauco. Mox plumbo fuperinijcíat titíones,ut liquefcat: poftea ríté faciat o 
rnía € ordine quodam íníjcíat in fornacem, prímo tantam panüm,ex pyri 
te conflatorum, portíoném, quanta ad uenam excoquendam opus eft: dea 
indeuenze,cum fpuma argentí & molybdzna atq; lapidibus quí facileigni 
liquefcunt fecundi generis míftze tantum, quantum duo aluei capíunt: tum 
| totcarbones, quorrecípítalueus bracteis ligneis contextus: poftremo rez 
crementa:fornace íam díctís rebus repleta uena paulatím excoquat:fed eama 
non nimís ad pofteriore fornacís páríetem adíjcíat, ne círca nares folliu fere 
. rumínata fpírítuí impedimento fitignisQy minus luculenter ardeat. [s certe dS 
in praeftantíum excoctorii numeto fempet habitus éft,qui quatuor elemeri 1 
ta poteft temperare. Temperatautem quí uenze,quae terrae partíceps eftno Y 
plus quàm éonuenít,ín fornacem inijéit:qui aquam,quotíes hancres poftu | 
laginfundít:quí Ratus follium moderatur arte: qui ín ignem,qua parte lucu 
"Tenterardet,uenam íacit, Magifter quídem aquam ín utrang; fornacís par» 
' tem paulatim ínfundens carbones madefaciat, ut ad eos adhaerefcant tenuz 
iffima uenarum partes , quz alioqui flatu follium , & uí ígníum agitatae & 
fublata: cum fumo euolarent. Sed quia diuerfa uenarum excoquendaru na 
tura eft, excoctores neceffe habentfocuri nüncaltum nunc humilem paras 
re;& fiftulam,in qua nares follíum fitz funt, interdum ualde, interdum pas 
'rum declíuem ponere;atq fornací flatum follium modo lenem,modo uehe 
mentem ínfpirare,Etením ad uenas, quae cíto calefiunt & liquefcunt, exco» 
"toribus opus eft humili foco;fiftula;quze parum declíuis fit pofita;flatu fol 
"Tiumleni: contra ad eas, quz tarde calefiunt € líquefcunt alto foco, fiftula, 
"quz multum declíuis fit collocata, flatu follium uchemente:ad hás etíam o» 
* pusipfis eftfornacemultuni calfacta, & in qua príus recrementa funttecoz 
€a;uel panes ex pyríte conflati;uel lapides, qui facile igni liquefcunt, coctíz 
quz nífiantuenz ínfidentes ín foco fornacis, os obftruunt & quafi fuffo» 
cant:quod etíam mínutulze partículze metallícze, quz; dum uenze lauaretur, 
fübfederunt;facere folet, Magni pr&eterea folles habeant latas nares: fi ením 
anguftz fuerint, multus & magnus flatus nimis arcté & acute infpiratur 
' fornaci;unde ratería líquefacta refrígeratur , & circa nares ferrumínatur, 
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atqp obftruit os fornacis: quare domini magnum damnum faciunt. Quod 
fiuena cumuletur € nonliquefcat,excoctor Ícalis ad latus fornacis appofis 
tís afcendens eam cufpídato uel uncinato conto díuídat:quo etíam ín fiftus 
lam, in quafollium nares íacent, immíffo deorfum uerfus uenam círca eam 
ferruminatam dímoueat.Poft autem quartam hora partem cum íam plum 
bum, quod minifter ín catínum pofuit, liquefactum fuerit, magifter conto 
aperíatos fornacís:bacillum eft ferreum,longum pedes tres & dimidíu, pri 
ore parte cufpídatum & parum curuatum, pofteríore cauum, ut manübríu 
ligneum ín ipfum includí queat:quod longum eft pedes tres: íta craffum ut 
mánu bene tenerí poffit Tuncuero é fornace primo in catínum defluunt re 
crementa: ín quz lapís cum metallo permiftus, uel ad quem illud adhacret, 
mutatus eft: ítem terra € fuccus concretus:deínde matería,ex pyríte con 
ata, defluit: tum aurum uel argentu,quod plumbum liquidum,quod con 
tínet catíinus,combibit, Cum autem eaqui cflluxerunt, aliquandiu in catiz 
no ftetcrint,ut unum ab alío feparari poffittunc magifter prius recrementa 
ucl conto uncinato detrahat,, uel furcílla ferrea tollàt: quae , quod leuiffima 
fint fupernatant,Pofteríus panes,ex pyrite cóflatos,detrahit: quí,quod me 
diocriter graues fint, medium locum tenent , At miftüram aurí uel argenti 
eum plumbo , quz, quía erauíífima eft, infimum loci obtinet,ín catíno ree 
linquat. Quoníam uerà differentia eft in recrementis,quod Íuprema paucü 
metallum ín fe cótíneant:medía eíus plustínfima multum, quay feparatim 
abalíjsínaliquoloco reponat, ut ad fingulosaceruos ci earecócturus fit, 
additamenta adijcere poffit accómodata,S tantum plumbi pondus,quane 
tum metallum,quod ín recrementis incftpoftulatímponere, In recremens 
tis autem recoctís (i multum olent, aliquid metalli ineft: fi non olent , nihil 
quíéquam:feparatim etiam panes,ex pyríte coflatos reporiatiquí,quía pro» 
ximifuerunt metallo, cíus plufculum ín ipfis quàm ín recrementis ineft; ex 
hísautem omníbus panibus conficítur meta: nam latíffimus quifcg femper 
inferius locatur.Sed contus uncínatus príore parte habet unct, ex quo noe 
: men inuenít: cztera conto affimilís eft. Mox magifter rurfus laudat os for 
" pacis;camQ rebus fupra díctis compleat: iterumQj uena excocta os aperiat 
| & recrementa;qua defluxeruntín catínüm ;ateg panes ex pyríte conRatos, 
* ex co extrahat cotto uricinato:eundem laborem íteret ufgg duim certa &€ de 
' finíta uenze pars fuerit excocta, & tempus oper praeterictit. V erüir fiuez 
na díues fuerit,opera perficitur octo horís : fi paiper,longiore tempóte. At 
tàmé fi uena fuetit ditiffima,quía ocyus quàm octo horís excoquítur,íntere 
dum altera opera cum príma coníiungítur,ambaeg perficiuntur decem hos 
rarum fpacío.Sed cüm uena omnis íam fuerít excocta fpumz argenti et mo 
lybdaenz tantum, quantum capit alueus,ín fornacem infjcíat, ut metallum, 
quodalíoquí ín cadmijs remaneret, cum ipfis liquefactis cffluat. At cim po 
ftremó recrementa & paries ex pyrite cóflatos ex catíno extraxerit, tum ex 
eo plumbum cum auro. uelargento permiftum cochlearí effundat ín catilz 
los zencos uel ferreos, latos palmos tres, altos totídem dieitos, fed interíus 
luto príus oblítos & calfaciendo rurfus ficcatos, ne candens colliquefactos 
perrumpat. Cochlear ueró ferreum fitlatum palmos duos ; quod ad cartera 
! T ai 1 : attinet 
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attinct alijs affimile:quae omníaíccirco tam longa bacilla habent ferrea , ne 
ignísligneum manubríum comburat. | Porró ciim íam ftannum fuerit ex 
catíno cifufum, tum praefectus rationibus, & pracfes fodínze panes appens 
dant. Magifter uero conto totum fornacís os perfringat:atcp ex ca altero 
conto uncinato & rutro ac raftro quinquedentí cadmias & carbones extra 
hat.Contus ille non diffimilis fit altero uncínato, fed maior & latíor , R.utri 
uero manubriumlongum fex pedes,ex dímídia parte ferreum exiftat, ex dí 
midíalioneum,Fornace autem refrígerata magifter cadmías ad paríetes ad 
hucadhzretes decutíat fpatha da saaulz longa digítos fex, lata palmir, 
priore parte acuta: quze teres manubríum habeat longum pedes quatuor, 
dimídia ex parte ferreum,lígneum ex dímidia, Atcg hzec príma uenarü ex 
coquendarum ratío eft. Venz autem aurí & argenti diuites , quía plerungs 
ex inzequalibus partibus conftant,quorum alíze ocyus,alíz tardíus liquan 
tur,tribus potíffimum de caufis non poffunt alía ratione citius & commoz 
díus excoquí:quarum una eft: quoties os fornacis oppilatum conto aperís 
tutstotíes excoctor poteft confiderare utrü uena nimis lente uel cito liques 
Ícat,an fparfim feruens non coeatín unum: primo modo uena tardíus exco 
quitur non finemaíore impendio: altero metallum,cum recrementis permí 
ftum,ex fornace effluitín catínum , in quod recoquendum rurfus impenfa 
facienda eft: tertío metallü ignís ardore confumitur.His uerà íncommodis 
heecremediía funt: fi uenalente liquefcit autnon coít,oportet aliquam pore 
tionem ad addítamentí, quod uenam liquefacít , pondus adijcere: fi nímís 
cito liquefcitaliquam de eo detrahere, Altera caufa eft: toties mifíturam aus 
ri cum plumbo,uelargentí cum eodem,quod ftannum nominatur, experís 
ri poffümus,quotíes ca ex fornace,conto aperta,cffluxerít,& in catíno refez 
derít:quod experimentum nos docet de míftura auro ucl argento ne fit día 
uitíorfacta,cum os fornacís aut fecundo recluditur aut tertio :an debilís 8 
uiribus carens nullum amplíus aurum uel argentum forbuerít.Etením fi dí 
uítiorfacta fuerítaliqua plumbi portíonead cam adiecta uires eius refici de 
bent: finon, ex catíno eft effundenda ut aliud plumbum recens imponi 
poflit. T'ertía caufa de tríbus eft: quandoquídem fornacum os, cum uenae 
cceterís rationibus excoquuntur, femper patet, anteaquam aurí uel argenti 
díuites,quz eiufmodi funtut díutíus repugnent & refi(tant ignís ardorí,ca 
lefiant & liquentur, additamenta facile liquefcentía ex fornacibus effluunt, 
Sequítur igitur , utalíqua talít uenarum pars aut comburatur aut cadmía 
commilceatur: quo modo ínterdum uenarum maffülz prorfus non lique» 
factz,in cadmía folent inueniri: contra cüim ezdem ore fornacis ad tempus 
claufo excoquuntur;neceffe eft ipfas & additamenta fimul coqui & permíz 
Íceri. Quanquam ením addítamenta citíus quàm uenze liquefcunt,tamen ea 
liqucfacta;quía funt in fornace conclufa, uenam quz non facileliquatur, lí 
quefaciunt& cum plumbo permifcent, Id enim combibit aurum uel argen 
tum non alíterac plumbum candídum uel nigrum, ín catíno líquefactum, 
forbetaliud nonliquefactum,cüm ín ipfum coniectum fuerit. Sí uero líque 
factum nonliquefacto fuperfunditur, id , quia undíg; defluit, fimiliter non 
liquefacit. | Exhísigituromnibus fcquitur uenas aurí uel argenti diuites 
in fornace, 
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in fornace cuiusos femper patet, tàm utiliter excoqui nó poffe, quàm in ea, 
cuíus ós ad tempusiccírco claufum eftut interea uena cum additamentis lis 
quatis coqui poffit: atqj poftea ore aperto unà effluere ín catinum, & cum 
plumbo ibi liqüefacto permiícerí.Haec autem uenarum excoquedarum rae 
tío noftrís & Boemis eftufitata. : i 


res fornáces & B.C, Adprimam flat excofor €7 cochle 
ari miffuram ex catino effundit in catillos: Catinus D. Cor 
chleer E. Catilli F. Pilumligneunteres G. Ad alteram 
fornacem flat exco&tor, € conto eius os aperit: Contus H. 
Minifter fcalis,d tertiamfornacem effraBam appofitis,pedi- 
bus infiftens cadmias decuit: Scale Y. Spatba. K. Alter 
contus uncinatus L.. Prafes fodine panem;in quem ligonem 
infixit,appenjurus adlibram portat: wi... Alter fodine grefes 
ciftam,in qua res fuas conclufit, aperit: Ne 
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íus ín fornace & anguftíus eft quam tertíze : atcp praeterea occultum & fa4 
ens: quod mox excipit catínus,altior qua m folum officinz fefquipedem, 
utad lzeuam ínferíus fieri poffit catinussín quem,poftquam recremeta,quae 
fornax occulto ore eructauít;conto uncínato fubleuata fuerínt, ex fuperio 
re catino,cüm íam feré plenus fuerít,aperto míftura aurí üel argéti cu plum 
bo,& pyrítesliquefactus,ex quo fciffo conficiuntur panes,detluant: fed pa 
nes fracti rurfus conijcíuntur in fornacem,ut omne metallum excoqui pofz 
fiti Vliftura uero ín catíllos ferreos effunditur:excoctor aute, precter plume 
bum eit cognata,utítur additamentis quz cuiq; uenz cóueníunt: de quiz 
buslibro feptímo fatis fupercp dixi. Ifta metallorum conflatura uenís, quae 
facile igni líquefcunt;utilís eft,quod breui tempore excoquantur;quae diffi 
culter, ínutilis,quod longo: cüm ením additamenta líquata ín fornace nó re 
maneantalterís accómodata effe non poteft : hac certe ratione cadmíze atq 
recrementa comodifífime,quod cíto líquefcant,excoquuntur. Sed excocto 
reminduftrium & experiente effe oportet;acín prímis prouídere;ne uenze, 
cum addítamétis permíftz , plus quàm fornaci conueníat,in eam infundat, 
Puluísautem, ex quo huíusfornacis & fequentis focus & catiní confici foz 
lent;plerung; fit ex paribus puluerís carbonu & terrze, uel eorundem & ciz 
neris partibus:uerim cm huíus fornacis focus paratur,bacillum, quod ad 
fuperiorem ufc catinum pertínet,in ipfum imponitur:& quide altíus fi uee 
na xidueda heleliandiciómidus alte,fi difficulter: tam aut catíno quàm 
foco preparato bacillu retro tractum ex fornace exímitur, ut os pateat: per 
quod matería liquata continenter effluit in catínum : qui proxímus fornací 
fitutipfe magis calear,miftura fiat purior. Quod fi uena excoquedanon faz 
cileliquatur,focus fornacís neq; nimium decliuis fiat , ut & additamenta liz 
quefactanon defluant ín catínum príufquá uena excoquatur , & metallum 
non refideat ín cadmiía,quze eft in lateribus fornacis : necunquam excoctoz 
adeo tundat focu utualde durus fiat:nec comíttat, ut ínferior orís pars tun 
dendo dura fiat: etením nec ipfa expirare poteft , nec materíalíquata libere 
ex fornace effluere, V ena praeterea, quz non facileliquefcit,cóijcíatur in po 
fteriorem feré fornacís partem, ut díutíus excoquatur: quauis uero ín eam 
partem,uerfus quam ignis luculenter ardet:quaratione excoctor eum,qua 
uclít,ducet , Sed utra tàdem narís lucída fuerit;ea fignificat omnem uenam, 
quz eftad fornacis latus;ín quo naris ílla collocatur,coniecta, effe excocta, 
Siuero uena facile líquefcíttantum eíus , quantum capítalueus unus & al 
ter inijcíatur ín priorem fornacís partem , ut ienís híncrepulfus etíam uená 
circa nares follium ferrumínatam excoquat. Haec autem excoquendi ratío 
apud Rhetos perantíqua eft;apud Boemos non íta fane uetus. 


Fornaces due A.B. Catinus fuperior C. Catinusinferior D. Exco- 
Gor ad priorem fornacem flans uncinato conte recrementa detrabit: 
Contus wteinatus E. Recrementa. Y, Minifter fitula aquam bauriens, 
nq candentia recrementa infundens ea reftingut: G.. Alueus bra&eis 
ligneis contextus. H, Rutrum ufitatum I, Vena excoquenáa K. Ad 
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Altera uenarü excoctío quodámodo eft medía íntereà que fitín forrias 
ce,cuius os ad tempus clatiditur,& prímà earü qua fiut in fornace; cuítis os 
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femper eftapertum : hac ratione excoquuntur uenz autí uel argenti nimiis 
necp diuites necg pauperes;fed mediocres, quz facileliquefcüt, à quas plà 
bum proclíüíus combibit: ea iccirco inuenta eftut pluríma uenae pars una 
opera finemulto labore;finemagna impenfa excoquí,et mox cum plumbo 
permifceri poffit/Fornax duos habet catínos, unum, cuíus pars dimidia eft 
extra fornacem,dimidia intra eam,ut plumbum in ipfum íniectum, quod ei 
us pars contineatur ín fornace, metalla uenarum facile liquefcentíum forbe 
atalterum,ut proxima, inferíorem,in quem miftura & pyrites líquefactus 
effluant: quí hacexcoquendiratione utuntur,aurí uel arpentí mífturam cü 
plumbo,fi res poftulauerít, femelatq iterum ex catino effundunt, & aliud 
plumbum uelípumiam argenti ín eum ínfjcíunt: ipfi quogg ad hanc additae 
menta eadem,quz proximi, adhibent, Haec autem excoquendi tatíe eft ín 
ufu INoríco. 


Formacesdue A B. Catimis fuperior C, Inferior D. 

Ad alteram fornacem ftat magi[ter,€ furcilla ferrea des 

irabit recrementa: Furcilla E. Rutrumligneum quo pa- 

nesex pyrite conflat detrabuntur F..— Catini fuperioris 

dimidia pars confpicitur in altera fornace aperta. G,. Di- 

midia extra fornacemeft z. Minifler parat catinum, fed 

à fortace feparatumut uideripofsit 1, Contus K, Pile 

lignea L. Scale m, Cocblear N, 
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iccirco ut maíor uenarum pats ín eam íníjcí poffit. yuod fi fodinze excocto 
ribus uenarum copíam fuppeditent,eas ín eadem fornace, fi nec ipfa nec ei 
us uel focus , uel catínus uitium fecerít,, tribus diebus contínuis interdiu & 
noct excoquünt: quocírca in iftiufmodi fornacibus plerung; omnes cad» 
míarum fpecies reperíütur.Etfi uerà id genus fornací catínus eft catíno forz 
nacís omníü prímae non diffimilispreterquam quod os habeat, tame quía 
magna uenz moles contínenter & ín ea excoquítur; & líquefacta effluit, 8 
recrementa funt detrahéda,opus eftaltero catíno,ín quem ore príorís, cim 
plenus fuerít, aperto matería líquida influat. Ciim autem aliquís excoctor 
ínhoclabore operam duodecím horarum fpacío confumpferit,(emperaliz 
usín eius locum fuccedít:hac ratione uenz zerís & plumbi nígríjatqy auri et 
argenti pauperrimz excoquuntur: nam reliquis tribus propter impenfas, 
qua funtin eas faciendae,excoqui nequeunt: etenim tametíi uenze centumz 
pondíum tantummodo aurí drachmam unam uel duas,autargenti femunz 
cíam ucl üncíam ín fe contínet,tamen magná eius pars cótinenter excoquie 
ur fine carís addítamentís:qualía funt plumbum,fpurna argentí,molyb dae 
nà.Náad hácexcoctionénobís folo pyríte, ín quo alíqua zrís portio ínfit, 
ucl qui facileieni liquefcit,opus eft : quínetiàm panes inde conflati, fi nullu 
amplíus aurum ucl argentum forbuerínt,rurfus reficíuntur folo pyríte cruz 
do, Attamen fi ex cíufmodi uenís pauperibus cum pyríte tantummodo ex 
coctís matéría,ex qua panes conflantur,conficí non poterít,adijcíanturalía 
additamenta príus non excocta: utpotelapís plumbaríus lapides qui facile 
ígniliquefcunt fecundi generís, & arenae ab eís refolutze, faxum calcaríum, 


'tofus candidus,faxum fiffile album,uena ferri;uelarídalutei coloris, C'uan 


quam atitem haec uenas excoquendiratío rudís & nobís non magno ufui 
elle uideri poteft,tamen eft artificiofa GC utilís:ea enim magnüruenaru ponz 
dus,ín quoaurí & argenti & zrís exigtia portío íneft,ad paucos panes, qui 
metallum in fe contíneant, redigit: quí etfi prímo coctí propter crudítatem 
habilesnon funtfecüdz coctioní,qua uel plumbum metalla precíofa , quae 
in panibus infunt,combibít;uel ex eíszes conflatur, tamen ut ad eani apti fíz 
ant:fzpius, S quidem interdum fepties aut octíes , ut proximo libro expli« 
caui;cremantur.Iftiufrnodi autem excoctores adeo acutí & folertes funt, ut 
omneaurum uel argentum,quodartifex uenz experíundae ín ea dixerít ín» 
efTe,ex ipfa excoquedo elíciant:quod fi;ciim quís príma opera panes ex uez 
na cónficit,ei aurí drachma uel argenti femuncía defuerit,eam fecunda ex re 
crementis elicit, Atqs hzecuenarum excoquédarum ratío uetus eft & apud 
cos plerofq; omnes;quialijs utuntur,peruulgata, 


Fornaces due & B. Osfornacis €, Catinns propior fortiaci D. Einsos E, Alterca 

tnus F. Adalteram fornacem accedit exco&or,geftans alueum bra&teis ligneis con- 

textum carbonibus plenum. G,. Ad alteram fornacem flat exco&or;0 tertio conto 
 Amcinato materiam,que circa fornacis 05 ferruminatur,amouet: Contus uncinatus 

B. Acerus carbonum 1, Cifium cui eft cifla cra[fis wiminibus contexta, qua d 

metimur carbones | K,.. Batillum ferreum. L : 
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cibus excoquunt: quorum ratíones breuiter exponam. Carni uenam iftís 
us plumbi prímó urunt:deínde malleís teretibus, fed admodum latís, frariz 
unt& cómínuunt: tum in duos humiles muros foci , qui eft ín fornace;ex 
Du iniurijs igníum refiftunt , &cambufti ín calcem non abeunt, facta 
& concamerata ímponuntligna uirídía , eiscg arída fuperímponuntatg in 
ipfa uenam conijcíut:quz lignis íncenfis ftillat plübo : quod defluit ín fubz 
iectum focum declíuem:is ex puluere carbonum & terreno conftat: inp eo: 
eft magnus catínus,cuíus dímídía pars fubit fub fornacem, dímídía ex ea ex - 
tatin huncínfluit plumbum : quod excoctor, recrementis & ceeterís príus 
rutro detractiscochleari effundit ín proximos catínos:ex quíbus plumbeze . 
maíTx, poftquam refrixerunt, extrahuntur , Fornacis autem tergo eftforae 
men quadrangulum, ut gnís plus flatus concipere, utQg excoctor períd ín 
fornacem ferpere,quotíesres poftulat,poffit.. Saxones quogr;qui Giitelu 
incolunt,uenam plümbi ín fornace, furno non diffimili, excoquentes líona 
perforamen,quod eft ín tergo fornacis,imponüt:quze cim uehementer ar2 
dere cceperínt,plumbum ex uena deftillatín catinum : quem eo replet ex2 
cocto conto aperít:quo modo plumbum unà cum recrementis influit ín ale 
terum catínum fubíectum : mox haec detrahít .Poftremo plumbeà maffam 
refríoeratam ex catíno exímít, At V eftofaliad decem carbonit plauftra fic 
accumulantín aliquo declíuí montís loco, quo uallem attíngít,ut cumulus 
fuperíus fiat planus:cuí ftramina ad trium uel quatuor digitorum craffitudi 
nem íníjcíunt: quibus tantam uenam plumbi puram,quantam cumulus fer 
re poteft,fuperinijciunt. Deinde carbones,cüm flauerit uentus,accendunt: 
isurgetignem utuenam excoquat:quomodo plumbü deftillans ex cumue 
lo efituítín uallís planiciem, latzecp mafIze,fed non admodum craffze, fiunt: 
in promptuautem funt aliquot uenze plumbí centupondiía: quam,fi res be» 
ne procediít,cumulo infperguntimafías illas latas,quod impurz fintiímpoe 
nuntliegnis arídís,quz fuftinent uirídía catíno magno impofita, eísqy íncen 
fisillasrecoquunt,  Poloníuero focis utuntur ex luto, quod lateres cíne 
unt;factis altitudine pedum quatuor:hi utringy funt decliues,In fuperiore 
bod parte plana collocant magna lígna:eisQg parua fuperimponuntluto ínz 
ter ipfa interíectoxquibus tenuía lignorum refegmina fuperínijcíüt, atcp eis 


rutíus uenam plumbi puràm,eamQp lignis magnís cotegunt:quibus incen 


fisuenalíquefcít & defluit ín lígna inferíora:ea cüm ignis etíam cofumpfez 
titmateríam metallicam colligunt : ipfamtp,fi res poftulauerit , iterum atgs 
iterum ifto modo excoquunt:ex qua tandem lienís,quz catino magno fuz 
perímpofita funt,fuperiniecta conflantur maffze plumbez.. Recrementa ue 
t unà cum rametis lotura collectis in tertía fornace, cuius os femper patet, 
excoquuntur. 

Carnorumfortax A. Altermurusbumilis B. Ligma C. Vena füllans 

plumbo D. Catimusmagmus E, Alijcatini F. Cochlear G. Plumbee maffe 

H. Tergifornacis foramen quadrangulum 1, Saxonumfornak K, Foramen 

intergofornacis L. Ligma M, Catimws[uperior N. Cátinusinferior O, 

Veftofalorum excoquendiratio P. Cumuli carbonum. Qs. Stramina. &. 

Maffalea $. Catmws T, Pelonorumfocws V. — — S 
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carentem;concipiant & coerceant,conftruereiquo fane modo-duz plerücg 
fornaces coniunguntur füb unam teftudinem : quam murus , ad quem illae 
funt extructze, & quatuor pila fuftinent: fub qua uenarüm excoctores fuu 
munus petficíüt:eadem teftudo habet duo foramína,per quae fumus 6 forz 
naibus afcendiítín latam illam camera:qua quo latíor eftéo plus fumi con 
cipit, In huitis media fupra teftudinem parte eftforamen,altu palmos tres, 
laturn duos: id utríufcj fornacis fumum , ad camerz latera afcendetem ufgg 
ad eius teftudinem, & cum eluctari nó poffit rurfus defcendéntem, excipit: 
& per camínum,quem Girzci xazrvodloxaip, nomine ex re ínueito , appellat, 
emittit:qui totus in muro ínclufus habet aliquot bracteas ferreas, ad quas 
matcría metallica , cum fumo fublata;tenuíor adhierefcít, ut craffior,ex qua 
fit cadmíaad cameram , qua non raro in ftirías concrefcitzin altero camerae. 
latere eft feneftra;in quam uitrea fpecularía funt impofita,utluime tranfmíte 
tere; fuinu coercere poffit:ínraltero íanua , quae,cüm-uenz in fornacibus ex» 
coquuntur,tota clauditur,ut nullus fumus exire poffit: ciim fuligo & pom 
pholyxabftergeda funt;aut cadmía decutíeda, aperitur, ut operaríus afcen 
dens per eam ín cameram ingredi poflit:ea ueró fuligo cii pompholyge per 
mifta,bis fingulis annis undíg abfterfa, & cádimia decuflà per canalem lon 
gum,ex quatuor afferibus coníunctis in quadranguli figuram formati , ne 
auolet,deijcitur in folum officinze,& aquis falfis afperoitur:rurfufcg cum ue 
na € fpumaargenti excocta dominis emolumento eft, T'alesautem cames 
rae, qua materíam metallica cum fumo fublatam excipiunt, utiles funt, cim 
ad omnesuenas metalli diuites, tum maxime ad minutulas partículas mez 
tallicas, ex uenis faxíscg contufis & lauatis collectas : quod ha ipfz ex ígná 
fornacum folcant euolare, 


Fortaces A. Tefludo-m, Pile C, Camera D, Fora- 
wen E. Camis -F, Feneflra G, lamua.H. Canalis 1, 
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do collectus fzepius excoquí non debet fed aut cüargento uiuo permifceri 
& aquatepida affufa omnis fpurcicia eluiz quam rationem feptímo libro ex 
plicauizautín aqua, que aurum fecernit ab argento,conijcí , quae etíam ipfa 
illud feparatà fpurcicia. Cernímus eninraurum in ampulla uítream delabi: 
fed poftquam omnís aqua ex puluere deftillarit, is nó raro fuluus ín ampul 
1a: fundo refidet: qui fepíus oleo,ex fece uini ficca confecto,madefactus fic 
tetur: & in catínum coniectus cum nítro facticio, quod chryfocollam nomí 
namus,ucl halinitro & fale excoquatur:aut ide puluís cóminutus in argen» 
| tum líquefacti,quod ipfum cóbibitjinijcíatur:à quo rurfusid aquailla ua 
| lensfeparet.Sed aurí uenam excoquere oportet, uel extra fornacem in cati» 
no,uel ín fornace:ín illo parua eius portione,in hac grande: etenim aurí rue 
dis,quicuncp color ei infederit,cóminuti fulfuris, falis fingulorum libra;zez 
ris triens , arídae uínifecis quadràns tribus horislento igni coqui debent in 
catíno : deíndeacríori ut liquefcant: miftura in argentum liquefactü inijcí, 
Eiufdem auri rudis cóminuti líbra,& ftibij,ite cóminuti, felíbra permifcean 
turs& ín catinü coniecta fimul cüim fcobís zerís elimatze,eís fubiectae,femun 
cía coquantur ufq dumliquefcant: tum globulori plumbeorü fextans in 
fjciatur in eunt catinit, Quam prímü ueró miftura expírat odorem Ícobs 
ferri elimata ad eam adijciatur: uel,fi eain promptu non'fuerít,cíus Íquamaz 
utra enim frangit uires ftibij. Quod alm ignis cófumit non modo und cü 
co,quz ipfius ftibij uis eft;aliqua auri particula, fed etiam argenti,fi cum au 
ro fuerit permiftu,confumiturimaffa ex catíno fictili exempta & refrígerata 
in catíno cínerco excoquatur,primo ufq; dum ftibium exhalet: deinde dos 
necplumbumab eo feparctur.Eodem modo pyrítes,qui aurum in fe contís 
nct,cominutus coquatur:fed ipfe € ftibium par pondus habere debent: ue 
rüm ex co multis alijs modis aurum confici poteft, Nam cómínuti pars per 
mifcetur cum zrís partibus fex,fulfuris parte una,falis parte dímidia,omnie 
bustp ín ollam inie&tís fuperfunditur uinum, quod 2 fecibus uini liquidis, 
inampulla excoctís,deftillauit. Olla operculata et luto oblita in loco calído 
reponitur,ut miftura,uino madefacta,fex dierum fpacío ficcetur ; deínde trí 
bus horis ignileni coquíturitum cum plumbo mífta acríori. Poftremó con 
ijcitur in catínit cínereum,& aurum à plumbo feparatur. Aut ramenti ex py 
rite alíouelapide,ad quem aurum adhzret, lotura collecti libra mífcetur cu 
falís felibra;aridae uini fecís felibra;,recrementorum uítri tríenre,recremento 
rum aurí ucl argentí fextante,zris ficilíco. Catínus;in que hzec cóíecta funt, 
operculo tectus obliniturluto , & imponitur ín fornaculà quz modicís foz 
ramínibus flatu ínfpiratur: atq; coquitur donecípfa rubefcat,& res íníectze 
cómifceantur:dd ipfis quatuoruel quíngg horaru fpacio folet accidere. Mis 
ftura refrigerata rurfus teritur ín puluerem, & ad cam fpumze argenti libra 
adijcítur , rurfusqy in'altero catíno coquitur ufq; ad eum finem dum líquez 
fcat.Vlaffa exempta & à recrementis purgata inijcítur ín catíllum cínereum 
atcp aurum à plumbo feparatur ; Aut puluís qui habettalis ramenti metal» 
lici lotura collecti & preparati, falis, halínitri , arídz uíni fecís, recremene 
torum uítrí fingulorum libram,coquítur donec liquefcat. R.efrígeratus Gc 
commiínutuslauatur: mox ad eum adijcítur argenti libra, Ícobis zrís elíz 


mata. triens , pumze argenti fe&tans ; & iterum coquítur. ufque dum 
líquetur. 
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liquetur.Poftmiaffa recrementís purgata conifjcítur ín catínum; & aurum 
atcp argeritumà plumbo feparanturzauruni deniq; ab argerito aqua illa uae 
lentífecernitur. Aut puluís,qui conftat ex talís rarientí merallícilotura colz 
lecti & praeparati libra;fcobís zerís elímatae quadrante; puluetís fecüdi , qui 
uenas líquefacit,librís duabus,coquitur donec liquefcat. Vlíftura refrigeras 
ta denuo íri puluerem refoluítur,totretur lauatur: quo modo fitpuluís czez 
ruleus:cuíus € argentí & puluerís fecüdi,qui uenas líquefacit; fingulorum 
libra, plumbilibrae tres;zrís quadrans,fimul coquuritur donecliquefcant; 
Deinde maffa,ut proxíma,tractatur;Aut puluis;qui fit ex tàálís ranientí mea 
tallicí lotura collecti & przeparati libra; halinitri felíbra, falis quadrante coz 
quitur ufcg dumliquefcat.- Miftura refrigerata denuo tetítur ín puluerem: 
cuíus libra argenti liquefacti librze quatuor cóbibunt. Aut puluis, qui cófi 
citur ex íd genus rameti libra; fulfurís libra, falís fefquílibra , falis ex arida uí 
ni fece facti triente,zrís cü fulfure refolutiin puliere tríéte; coquitur do nec 
liquefcat; Poftea plumbo recoquítur: & aurü à reliquis metallís feparatur; 
Autpulüis, qui habetid genus rameritílibram;falislíbrás duas ; fulfüris fes 
libram,fpumz argentí libram,coquítur € ex eo conflatur aurum. His & fi 
milibus modis ramentum aurum in fe contínens,extra fornace excoqui des 
bet,fi uel paucum;uel ualde diues erít;.Si uero multum fuetit,àut pauper, ín 
fornace:magís ueró uera quae non teritur in puluerem:praefertim cüm eius 
copíamauraría fuppedítauerint. Sed ramentum aurí partíceps cum fpumá 
argenti € molybdznapermiftum, adiecta ferri Íquama excoquatur ín fore 
nace,cuíus os ad tempus claudítur,aut ín príma uel fecüda, cüíüs os Ícinpéf 
patetquo modo mox exauro & plumbo fitmiftura , qus ín fecundas fors 
naces inferatur, At pyrítzeuel cadmíze, quz aurum in fe continet,dus pate 
tes uftze conijcíanturín unam non uftam & fimul excoquantur ín tertía fot 
nace,cuíus osfemper patet,fiátQg ex eís panes:qui faepius cremati récoquari 
tur ín fornace cuíus os ad tempus claudítur,ucl iri alijs duabus; quarum ó$ 
femper patet: quo modo plumbum forbetaurtimi,fiue purum fuerit,fiue af 
eentofuri, fiue zerofum: quee miftura etíam ín fecundas fornaces inferatüi, 
Dyrites uero,uelalíaaurí uéna cum multa matería; quzé igrii cofumpta e for 
nace euolat;permífta excoquatur cum lapide,ex quo conflatur ferrum, fi ís 
in promptu fuerit, Sex autem pàártes talís pyrite;uelauriuénz ín puluerem 
refolutae & cribratas, quatuor lapidis; ex quo ferrum conflatur,item cómis 
nuti;tres calcís aquareftínctze permifceantur,& aqua madefiant:ad qiias ad 
fjcíantur partes duae & dimidia panis;quíalíquid zrís ín fe continet: & tez 
crementorum pars una &C dímídía:fed tot panum fragmeta,quotalueus cae 
pitinijcíanturin fornacem: deínderes permiftae& recrementa , Cm ueró 
iam medía catiní pars líquoríbus, qui.é fornace defluxerunt; referta fuerit; 
tunc prímo recrerieta detrahantur! deinde panes ex pyrite conflatí: poftre 
mo mífttità iris, aürí; & argenti ; quee ín fundo refidet : fed panes leniter 
tofti cum plumbo recoquantur, fiantqj panés qui inalías officinas ínferarie 
tur. Vlifturauer zerís & auri acargentí nó torreatur, fed etíarri ipfa cum pa 
tiportione plumbí recoquatur: & quidem ín catíno:atqs cóficíatitur pares 
tnulto magis quam am dicti erís & auri díuítes, V'érüm üt mífturaauri &€ 
x | 2wwev B aged 
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argentí diuitiorfiat,ad eitis libras decem & octo adijcíantur;uenze cruda li 
bra: octo & quadragínta,lapídís,ex quo ferrum conflatur,librz tres,panis 
ex pyríte confecti;uel cum plumbo permifti dodrás ; & fimul coquantur in 
catíno donecliquefcant:detractís recrementís & paníbus,ex pyrite conflaz 
tís,miftura inferatur in alías fornaces,Sequítur argentü,cuíus puri uel przez 
antiffimi rudis effoffze maffülae non funt excoquendz in primis fornací» 
bus, fed in catillís ferreis;ut fuo loco dícam,calfactze,& cim in fecundis fore 
sacibusargétum à plumbo feparatur ín ftannum liquefactum iníectz , pur 
candacfed eiufdem cenuiffimae bractez,uel minutae maffulze ad lapídesaut 
:aarmoraaut faxa adheerefcetes;item ezedem mafTulae cum terrís permiftze, 
aut non fatispurze, fimul cum panibus, ex pyríte conflatis,X argenti recre» 
rentís;atqp lapídibus;qui facile igni liqueícunt;fecüdi generís excoqui dee 
bentín fornace,cuíus os ad exiguum tempus clauditurzat glomís,quí totus 
é mínutísargenti puri filís conftat, & eiufdem rudísQ; uirgulz ín olla, ne ee 
uolent, ínclufz, acín eandem fornacem coníecte unà cum relíquis argenti 
uenis excoquendz funt.Q'uídam etíam rudís argenti maffulas non fatís pu 
xàs in ollisuel catínís tríangularibus,operculatis & luto oblítisinclufas exe 


coquunt:uerüm eas ollas ín fornacem non conficiunt, fed collocant in fore 


nacula,quz flatu uenti modícís foramínibus infpíratur: atq; hiadijciuntad 
argentí rudis partem unam fpumz argentí cóminutze partes tres , & totidé 
molybdaznz partes, lapidís plumbartj facileliquefcetís, partem dímídíam, 


' atqp exiguam falis & fquamz ferri portíionem.Stannu quidem,quod in fun 


do uafis refidet;ut aliud, ín fecundas fornaces infertur : recrementa ueró rez 
coquütur cum czterís argenti recremétís.Sed ollae ucl catiní, ad quos ftanz 


' numautrecrementum adharferit , fub pila fubiecti tunduntur & lauantur: 
' atg ramentum índe collectum unà cumrecrementís excoquitur;quae ratio 


argenti rudis excoquedií,fi modicu fuerit,optíma eft: quód ne minima quie 
dem argéti pórtío ex olla uel catíno euolare & períre poffit.Sed uena plum 
bí cínerci & ftibij acmolybdaena, fi argentum in fe continent, cum reliquis 
argenti uenís excoquantur:fimíliter lapis plubarius,fi paucus fuerít,& item 
pyrítes.Sí uero lapis plübaríus fuerít multus,fiue magna, fiue parua argen 
ti portío ín eo íneftfeparatím ab alijs excoquatur:quam ratíone paulo poft 
explícabo:quía enim nigri plumbí.ficut etíà aerís uenze, eis metallis pleruqg 
cómunes funt cum argento, & nüc& poftea de ipfis dicere multum refert : 
parí modo pyrites,fi multus fuerit, feorfum excoquatur,Ex eíus toftí tribus 
partibus & crudi una ; addíto ramento, fi quod lotura fuerítexipfo confee 
ctum,& recrementis ín tertía fornace,cuíus osfemper patet;panes conflenz 


'turtquíaqua reftinctí crementur: atqj eorum partes pleruncg; quatuor cum 
"una pyrítz: crudí parteruríus comíftz, ín eadem fornacerecoquantur : ítee 


rum ex eís conflentur panes:ex quibus, fi multa acrís portío in eís fuerit, 
crematís & récoctís ftatím zes cóficiatur: fin exigua,crementur quidem,fed 
recoquantur cum paucis recrementís mollibus:quo fane modo plumbum, 


'quod eftín catíno liquefactiforbet argentü : ex matería uero pyrítee , quae 


fupernatat;tertío conficiuntur panes: atcp ex eis crematis & recoctis aes.Síz 
militer ex cadmiz,ih qua ineft argentum, ufte tribus partíbus permiftís cu 
i : pyríitoe 
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pyritze crudi parteuna & recrementís conflentur panes:quí crematíín eade 

fornacerecoquantur:quo modó etíam pluim bum,quod cátínus ín fe cántía 
netargentum combibit: quod ftannum ín fecundas fornaces inferatur. Ve 

rüm crudi filíces.Gz lapides, qui facile igniliquefcunt,tertíj generís; ac cactez 

rii quibus paucaaroétí portio íneft;crudo pyritaeuel cadmiz ínfperoi de 

'bentitoft uero, crematis pyrítae uel cadmíae paribus: quod fepatatím utilia 
teréxcoqui non poffint: fimili modo terras;quae paucum argéhttim ín fe có 

tínent;jídem infpergendae funt, Quod fi pyrítes & cadmia excoctorem de 

fecerint,tales lapídes & terras excoquat cum fpuma aroetí;molybdana,rez 

crementis;lapídibus qui facile igniliquefcunt.Sed ramétum,fi lotuía ex arz 

gento rudi fuerit ortum, excoquatur, uel cum fpuma argenti & imolybdaz 

napermiftum , & príus uftü donecliquatü fuerit : uel aqüa mádefactii cum 

paníbus ex pyríte & cadmía conflatís: neutro modo delabitur ex fornace; 

autex eadem euolat uíflatus follium & ignis agitatum, Sín ortuni fücrit ex 

|  lapideplumbarío, toftum cum eo excoquatur fi ex pyrite,cum pyríté. Ac 
zs purum itte propríus eí color infedetít,ftue chryfócolla uel ceruleo fuee 
rittínctum;& rude plumbei colorís,aut faüfciaut tiiori,excoquantur ín fore 
nace,cuíus os uelad exietiti tempus clauditür,üel Íemperpatet:& tunc quie 
demin príma: ín eo fi magna areciti portío fuerít , maiorem ipfius pártem 
plumbum ín catíruminíectu & liquacd fórbet, relíqua fimul curi ere üenz 
ditur domínís officinze;in quaàrgentum abre fecernitür:fin exíoua,nulli 
plumbum iri catínum conijcitur,quod argentum combibat fed id unà cuni 
zre domini íam coómenioratí mercantur:ti nulla;zs ftatim perficitur. uod 
fi talezes ín fe cotiriet aliquam rem foffileni non facile liqueícentem,fiuepye 
rites fucrit,fiue cadmiía metallica foffilis,(iue lapis,ex quo conflatar ferrum; 
ad eam adijcíatur pyrítes crudus facile liquefcens, & recrementa;atqg ex eís 
excoctís conflentur panes, ex quibus totíes crémiatis , quotíes res poftulat; 
& recoctis es conficiatur. Attamen fi alíqua argenti portío ín pánibus fuez 
ritin quam plumbi ímpenfa faciéda fit ; príus etíani id íri catínum íniectum 
& liquefactum ipfam combibat, Ais ueró rude mírius Íyncerum,quále;cüm 
plerung; fit cínercum uel purpuream,níoricat & interdum partím czruleu 
eft; hoc modo apud Rhetos excoquítur in prímafornace , cuíus ós (empef 
patet.Prínius excoctor(tres eriím funt)ad tantuni zes rude; quantum recípi 
untuafa decem & octo , quorum quodqs capax eft modiorim Romanorü 
feré feptem;adijcit tantam plumbi recreimentorurmi partem;qüantam capíüt 
cífia tría : tantam lapidis fiffilís, quantam comprehendit cifium urium:rantzá 
lapidis facile íoníliquefcentís ; quarta pendít quíntam centumpondij pare 
tem:aliquam praeterea partículam raméti lotdra ex diphryge & cadimía col 
lecti:qua omnía duodecim horarü fpacío excoquit, cóficítcg prímaríos pa 
nes pendentes fex centumponidíat& mifturam,ctiíus dimidía pars ex ere et 
argento conítat,pendentem dímídíum centumpondium:atcp éaínfimi cae 
tíni locit occupat.In fingulís autem panum centumpondis íneft argentifes 
libra, & interdum preterea femuncía : ín dímidio mifturze centumpondío 
argenti bes uel dodrans,qua ratione fingulís hebdomadis, fi operarum díz 
csfex fucrint, efficit panum centumpondía fex & tríoínta : mifturae ttía :íni 
E 3 quibua 
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quibus plerungp infuntargéti fere quatuor & uigintilibrze, Alterexcoctor 
à prímarijs panibus feparat maxímam argenti partem, quam plumbum for 
bet:etenimad decem & octo centumpondia panum ex zre rudi conflatoru 
addít molybdzenze & fpumee argenti duodecim centumpondía: lapídis,ex 
quo conflatur plumbum nígrum,tría:panum durorum,quí plus argentíin 
fc contínent,quínggrpanum zereoru fatífcentium,duo: addit infuper aliqua 
recrementa,quz cüm excoqueretur zs rude,füpernatarunt:& partículà raz 
mentí ex cadmijs confecti: quz omnía ítem duodecim horarum fpacío ex2 
coquit;efficítqs tot fecundarios panes, quot pendunt decem & octo centti2 
pondía:atqg mífturam erís, & plumbi,& argenti, pendente duodecim cen 
tumpondía:ín quorum fingulis ineft argenti felibra:quam mifturam,poftz 
quam conto uncínato detraxít panes,effundit ín zneos uel ferreos catínos: 
quo modo quatuor fiunt panes qui ínferuntur in officinam,ín qua argentü 
ab zre fecerniturt ídem excoctor die fequenti ad fecundariorum panum de 
cem & octo cétumpondiía rurfus adijcít molybdzenze & fpumze argenti du 
odecím centumpondía:lapídis,ex quo conflatur plumbum nígrum,tría;pa 
num duroriüi;quí plus argenti ínfe continent, quíngs:recrementa quz, cüm 
ipfe excoqueret panes prímaríos, fupernatarunt : ramentum lotura ex cad» 
mijs quz tunc fierí folent,confectum:qua omnía fimiliter duodecim horae 
rum fpacio excoquít:atcp efficit tot tertíaríos panes, quot pendüt tredecim 
centumpondía ac mífturam zrís,& plumbi,& argenti, pendentem undez 
cím centumpondía: quorum fingula in fe continent argenti trientem & fez 
muncíam:quá,ubí conto uncínato detraxít tertíarios panes,cffundit in zre 
os catínos:qua ratíone iterum.quatuor fiunt panes: quí,ut priores;inferuriz 
tur ín officinam;in quaargentum ab are fecernítur: hoc modo fecudus exz 
coctoralternis diebus prímarios panes,alternis fecudarios excoquit, At ter 
tius excoctorad tot panes tertíaríos,quot capiunt undecím cífia, addit paz 


num durorum,ín quibus mínus argenti ineft,tría cífía: & recrementa, quoe, : 


cüm ipfe excoqueret fecundaríos panes,fupernatarunt: & ramentum lotue 
ra ex cadmijs, quae tüc fieri folent,confectum : ex quibus omnibus excoctís 
efficit tot quartaríos panes,quos duros nomínant,quot pendit uiginti cen 
tumpondia,& tot panes düros, quí plusargenti ín fe continent, quot penz 
duntquindecim centumpondia;in quorü fingulis ineft argenti tríens. Hos 
panes fecundus excoctor,ut díxí;adijcítad primarios & fecundarios panes 
cim eos recoquít: ídem ex tot quartarijs panibus ter crematís,quot recipiz 
untundecím cífia,conficit ultimos panes,quorum centumpondíum tantiiz 
modo femuncíam argenti ín fe contínet: € panum durorum, ín quíbus mi 
nus argenti íneft,quindecím centumpondia: ín quorü fingulís ineft argenz 
tifextans.Hos panes tertíus excoctor,ut dixí,addít ad panes tertíarios cuim 
eos recoquit, Sed ex ultímís panibus ter crematís & recoctís conficitur s 
nigrum, At zs rude,ex quo conficitur es purum, quod uel paucum argens 
tumín fe contínet,uel non facileliquefcít, prímo excoquatur ín tertía forna 
ce cuíus os femper patet; atqj ex eo fiant panes;quí fepties crematí deinde 
recoquantur , & ex eís confletur zes: cuíus panes inferantur in alterius gene 


ris fornacé;ín qua fic tertio coquátur, ut ín zrís parte inferiore plus argenti,. 


minus 
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minus in fuperiore remaneat, quam ratione liber undecímüs explicabit, Py 
rytesautem,quía pleruncs non modo zs, fed etíam argentum ín fe cótínet; 
quomodo excoquendus fit cum de argenti uenís fcriberem;expofuí.Sed fi 
in eo argenti mínímum fuerít,& xis,quod ex eo conflatur;rion facile tráctas 
ri poterit; rátione,quà proxíme explícauí;excoquatur, Poftremo lapis fifi 
lis eérofus,fiue bítumen,fiue fulfur ín fe contineat;uftus excoquatur cum las 
pidibus,qui facile igni líquefcüt, fecundi generis, coficíanturQy panes, quiz 
busrecrementa fupernatant, Ex panibus feptíes plerung; crematís & reco 
ctis Cóflentur recrementa & duplíces panes : quorum alterí xrei fünt,& inz 
fimumín catínolocum occupant: atq; hi uenduntur domínís officiriarum; 
ín quíbus argetum ab ere fecernítur : alterí cum prímarijs panibus recoqui 
folent.Si uero lapis fifilis paruam zrís portíonem ín fe cótíneat,uratur,fub 
pila fubiectus cominuatur,lauetur,cribretur: ramétum índe confectum exe 
coquatur:X ex eo fiant panestex quibus crematís zes cóficiíatur:uerüm fi ad 
lapidem fiffilem chryfocolla,uel caeruleum , uel terralutea aut níora adhaee 
ferít;ín quibus aes & argentum ínfunt,non lauetur, fed cómínutus cum lapá 
dibus,quí facile igni líquefcunt, fecundi generís eodem modo excoquatur; 
Atplumbíníeri uena fiue molybdana fuerit,fiue pyrítes, fiue lapis, ex quo 
id conflatur, plerucs excoquiturín proprijs fornacibus, de quibus fupra dí 
xi fed non mínus fzpein tertía,cuíus os femper patet, Focus & catínus cori 
ficiuntur ex puluere,in quo parua quzedam (quam ferrí portío íneft:recré 
menta ferrí potíffimum talís uenze addítamentum funt:quorum utrung; fa 
lertes excoctores utile arbitrantur,& é re domínorü effe : quod ea ferro na« 
tura fiut nigrum plumbum ín uni cogat. Sí molybdzena uel lapis,ex quo 
id conflatur,excoquiítur,mox é fornace ín catínum eflluit plumbum: quod 
recrementis detractís cochleari hauftum effunditur:fi uero pyrítes;primo é 
fornáce, ut Giofelaríze uidere lícet, ín catínum defluit líquor quídam candiíz 
dus;argento ínímicus & nociuus: íd ením comburít:quocírca recrementís; 
qua fupernatant,detractis effunditur: uel induratus conto uncínato extrae 
hitureundemliquorem parietes fornacis exudant;deínde ex fornace ín cae 
tinum defluit ftannum, hoc eft miíftura plumbi nigri cum argento: de quo 
ftanno príus detrahitur recrementg,non raro, ut nonnulli pyrítze funt, can 
dida, pofteríus pyríta panes,fi quos habet:ín hís alíqua zrís portio folet ín 
efle:(ed quía perexígua & fylug carbonum copíam non fuppeditant,zs ex 
ipfis non conflatur. Ex ftanno aüt ín catillos ferreos infufo,ítem fiüt panes 
qui,cüm in fecunda fornace coquuritur, argentum feparaturà plumbo : jd 
partím ín fpumáargentí;partím ín molybdznam mutatur:ex quibus ín prí 
ma fornacerecocis conficitur plumbum depauperatum: nam eíus centum 
pondíum unam tantummodo argentí drachmam in fe contínet;cüm anteaa 
quam argentuab eo fepararetur in eíus centumpondío argentí plus mínus 
uncíz tres inerant, Sed lapilli nigri & caeteri,ex quibus conficitur plumbü 
candidum,;excoquantur ín fui generís fornacibus:quz anguftiores quá re 
liquz fornaces effe debet,ut igriís paruus,quem poftulat uena,paretur: fed 
altíores,utanguftíam fuaaltítudíne copenfent: & feré eade capacitas , quae 
aliarum eftfornaci,fiat; fuperius à fronte claufz fint;ab altero latere pateat; 

B 3  &sad 
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Sad ipfum gradus habeát: nam eos ad fronte propter catínos habere rion 
poffunt: quibus gradibus excoctores afcendentes lapillos in ipfas conijciz 
ánt:cuíufcg fornacis fundum nullo puluere, ex terra & carbonibus comínu 
tis facto,paretur,fed ín ipfo officinz: folo faxumarenaríum non nímís durü 
focetur: & quidem paululum dedíue; quodlongum fit pedes duos € do2 
drantem,latum totidem pedes,cra(fum pedes duos: quáto ením craífius fu 
eríttanto diutíus in igni durat, Circum íd quadrágula fornaxalta ad pedes 
octo uel nouem futura extruatur ex latís arenarijs faxís uel ex iftís uílibus, 
qua natura de diuerfa matería compofuit: ínteríus undiqg zequabilíter luto 
oblínatur;ut pars caua füperíus fiat longa pedes duos,lata unum , deorfum 
ueró uerfus paulo mínus & longa G lata: fupra eam duo fint paríetes:inter 
quos fumus ex fornace afcendat in folaríj pauímentum, atcj tandem peran 
ouftum tecti foramen elu&tetur. Saxum autem arenaríum iccirco in fundo 
ornacís decliuelocetur ; ut plumbum ex lapíllis conflatum per os fornacís 
ín catínum defluere poffit. Quoníam uero excoctoribus acri ígni opus non 
eftnec neceffe habent follium nares in 2eneam uel ferream fiftulam íimpone 
re fcd tantum ín murí foramen, Attamen foiles pofteriore parte altíus collo 
centur,ut naribus flatuni récta uerfus os fornacís expirent: ut uero nó acre, 
nareslatz fint:acríor enim ignís ex lapillis nigris plumbum conflare non fo 
let; fed eos coficere & in cínerem mutare: prope gradus faxum ponatur exe 
cauatum:ín quod cófjcíantur lapilli nigri excoquendií: quorum quoties tot 
ii fornacem excoctor ínijcíet,quot batillü ferreum capere poteft, totíes fue 
perínfjcíat carbones:quí omnes príus ín uas coniectí,& aquís ablutí ab ares 
nis atcp lapillís,fi quí ad eosadhzeferínt,purgentur:ne fimul cum lapillis nie 
grís liquefcentes os obftruant,& plumbi liquídi ex fornace effluuíu fiftant: 
os fornacís femper pateat: ante quod (it catinus paulo femípede altíor,lone 
gus dodrantes duos,latus unum. Ín eumluto oblítum ex oreínHluít plume 
bum:ad cuíus catíní alterum latus fit humilís murus:latíor dodrante,longíe 
orpede,ín quo puluis carbonum íaceat:ad alterum,officinz folum declíue; 
üt co cómodíus recrementa defluere & detrahi poffint: quamprimum aut 
plumbum ex ore fornacís in catínü defluere coeperit, excoctor partem pule 
uerís à muro ín eum detrahat;utà calido recrementa feparentur:utqy eo coz 
tegatur,ne pars ipfius calore refoluta cum fumo euolet, Sí uero poft detrae 
étarecrementa puluís torum plumbum nó conteget, eius plufculum rutro 
detrahat:ídem faciat cm os catíní, quod conto reclufit ut plumbum ín alte 
rum catinim rótundu,ítem luto obiítum,effluere poffit,rurfus luto uel puz 
ro,uel cum puluere carbonum permífto , obftruet . Habeat etíam excoétor 
ín promptufcopas,quíbus uerrat paríetes,qui funtfuprafornacem : ad cos 


"ením & ad folarij pauímentum alíquí mínutuli lapilli, utexcoctor diligens 


& experíens fitpartím cum fumo adhzrefcere folet.Si quis ueró harum rez 
rum non fatís expertus;lapillos,qui plerüqg tríplices funt;maiufculi fcilicet, 
medíocres,mínutulí,fimul excoxerít,domini non exiguam plumbi íactura 
facient:etením antea quàm maíufculi uel mediocres liquefcut , mínutulí uel 
exuruntur ín fornace;uel ex co euolantes nó modo ad paríetes adhzerefcür, 


fed etíam in folarfj pauímentum decidunt: quos dominus officinze, uenarü 
| domínís 
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domínis (uo quodam iure abrípit:qua de caufa experientiflimus quifgs exe 
coctoralíos feparatim ab alijs excoquít:& quídem minutulos ín latiore for 
nàce:mediocres,in medía:maíufculos,in anguftiore. Quuínetíam cüm mínu 
tulos excoquitlenifollium flatu utítur;ciim medíocres mediocri: cüm maz 
fufculos;uehementi.Nam fi prímos excoquít, lento igni indiget: (ialteros, 
mediocrí:fi tertios;acri, IVMlulto tamen mínus acrí quàm cim uenas uelauri 
uclargenti,uel zrís excoquit. Cüm autem ín hoclabore contínenter tres dí 
es & noctes,ut fieri folet,excoctores operam cofumpferínt ,lapíllorum mia 
nutulorum maius pondus coriflare poffunt,quod cíto liquefcant:maiufcua 
lorum mínus,quod tardé : medíocríum medíocre,quod medio inodo fe ha 
beant:qui tamen ín fornacemodoó latíoremodó medíocríi,nunc üerà angu 
ftiore non facta/lapíllos omnes excoquunt,hí, ut mapnum damnurh nó fas 
cíant,prímo ín eam mínutulos ínijcíüt, deínde mediocres, tum maíufcülos, 
poftremo non fatis puros:atcp,ut conuenit follium flatü immutant.INe uez 
ró lapilli príus ex magnis carbonibus, ín fornacem íníectís, deuoluantur ín 
catinum quàm ex eís plumbü confletur,excoctor paruis utítur: atq; primo 
tales carbones,aqua madefactos,ínijcit ín fornacem, deinde lapillos, tum í2 
terum ac fepíus uíciffim carbones etlapillos.Sed lapillí collecti ex materia, 
quz dícbus zeftíuís in foffa, ín quam immiíttitur riuus, lauatur, hybernis ini 
laminam ferream foraminum plenam coníecta;excoquantur ín fornace pal 
mur latiore quàm ea eft ín qua mínutuli lapilli,ex terrà effoffi , conflantur: 
fed ad eos excoquedos uehementiore flatu follium, & acríore igni opus eft 
quàm ad maíufculos excoquendos, V erii quícuncy lapilli coquuntur, fi 
prius plumbum ex fornace effluít,multi ex eis conficitur:fi recrementa,pau 
cum. Cum ípfis ením permifcetur: quod tuncaccídere folet, cim lapilli uel 
mínus purí,ucl fetrugine,quz fatís cremata non fuit, ínfectí ín fornacem có 
iecti fuerint,uel plures quàm oportet:tunc enim,quanquam puri funt & fas 
cilelíquefcunt,fíimul cum recrementís, cum quibus miícentur, aut effluunt, 
üutín fornace adeo fubfidunt;ut munere excoquendi neceffarío íntermifTo 
refríngenda (it, Quoties aut recrementa de plumbo per declíue officinz fo 
lum defluxerint,& rutro detracta fuerínt,totíes os catíni aperíatur,& plum 
bum deríueturín alterum catínum: quod quamprímum effluxerit os luto 
cum puluere carbonit permífto rurfus obturetur. In hoc catíno prunze ínz 
fintjne plumbum mox effundendum refrigefcat:ex co,fi tam impurum fueez 
rít,ut opera índe formarínon poffint, effufo conficiantur panes recoquen» 
díin foco,de quo paulo poft dícam:fi purum, ftatím erez lamínze craflz fü 
perfundatur príus rectís líneis,deínde fuper eas tranfuer(is ut cancelli fiant: 
quorum fineuliferro fignatorío ín eos impreffo fignentur, fi plumbum ex 
lapillis effoffis conflatum fuerít, unum tantummodo fignum, magíftratus 
Ícilicet ímprími folet:fi ex lapillís fola lotura collectis , duo magiftratus & 
furca,qualotores utuntur:tum ex id genus cancellís plerung; tribus líeneo 
malleo compactís € coagmentatís formetur una maíTa , Recrementa ueró 
detracta mox batillo ferreo confjcíantur in lacufculum ex una arbore cauaz 
tum,& agítata purgenturà carbonibus: tum exempta cótundantur malleo 
ferreo quadrangulo:deínde cum lapillis proxime coquendis recoquantur. 
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Sed quídam recremeta ter uda pilís fubiccta tundunt,terQy recoquüt : quo 

rum adhuchumidorum fi magnus aceruus fuetít coctus,ex eís paucirplum 

bum propterca conflatur , quod mox liquefacta ruríus ex fornace defluant 

ín catínum.Sed luti & glarezequibus tales fornaces incruftantur, item cad 
míz, quía non raro concipiunt lapillos prorfus non liquatos ucl femílíqua 
tos,& plumbi guttas combibunt,pilís udís fubiecta tundantur; quo modo 
lapilli prorfus non líquatí per cancellos effluunt ín canalem;& ut relíquilaz 
pillilauantur:femiliquati uero & plumbí guttz ex capfa exemptze primum 
cribro,ín quo nó exígua earum portio renianet,lauentur:deinde ín areajlín 
téís extenfis contecta, Atfuligo ad partem camini,quae fumum emíttít,ade 
lizrefcens, quía etíam ipfa fzepius infe cótinetlapillos mínutulos, quí cum 
fumo ex fornace euolaruntin area íam dícta,& alteríus canalis lauetur : uez 
rüm plumbi guttz & femiliquati lapilli, quoslutum & lapides , quibus ina 
cruftantur fornaces,combiberuntatq reliquiz plubi, ex utroc catíno exe 
empti,fimul cum lapillis excoquantur. Cüm autem lapilli nigri tribus dice 
bus & totidem noctibus ín fornace,ficuti fupra díxí parata,excocti fuerint, 
nonnulla partícula faxorum,ex/quibus fornax eft extructa;igni labefactae 
tz decíduntzquare follibus füblatís fornax pofteríore parte perfringatur,et 
cadmía prímo malleis deeutíatur , deínde fornax ínteríus tota eorundem fa 
xorum glareís,ad íd aptatís,& luto rurfus zquabilíter íncrufteturifaxum e2 
tiam arenaríum,ín folo fornacís locatum,fi fecerit uíitíium,eximatur,& in eíz 
us locum reponatur alterum : quod ei fupereft,excoctor acuto malleo refe 


cet atcp aptet, 
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miles,& ibpra eas teftudine: quà murus & quatuor pila (uftinet, per cuius 
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tcftudinisforamína fumus é fornacibus afcendit ínTatam cameram, ei, quá 
fupra defcripfi,fimilem,nifi quod in utrocp latere habeat feneftram,oftío ca 
reat.Excoctores enim füligínem abíterfuri primo gradibus, quí funtad laz 
tcrà fornacum afcendunt, deinde fcalis perteftudinís foramina, quae funt fü 
prafornaces,in cameram,ubi fuliginem abftergunt, conuerrunt, in alueos 
colligunt:quos alíus alío deportandos & effundendos tradit: ea camera etí 
am b altera differt caminís : quos duos habet domi ufitatís non diffimiles: 
hifumum,qui per fuperíorem partem:cócameratam eluctarí non poteft;rez 
fractum & repercuffum excipiunt, & inanem plumbi tandem emiíztüt: nam 
plumbum calore ignis refolutum & in cinerem mutatum,atcy lapillí mínue 
tulí cum fumo euolantés ín cámeta rémanet,aut ad laminas aereas,quae funt 
incaminoadhzrent, : 


Tornaces: &, Catinus propior fornaci B. Einsos €. 
Altercaunus D. Pile E. Camera F. Feneffra Qu 
Cgmini, Hy Vasinquo cárbones abluuntur. 1, 
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pra díxi,quiin foco denuo cocti purgantur. Is conftat ex faxis arenarijs me 
díam eíus partem & catinü uerfus paululum declíuibus, & quà coníungun 
tur luto oblitís: in co utríngg arída ligna uiciffim recta & tráfuerfa collocan 
tür,ítem ín medio crafliora:quibus imponuntur plumbei panes quínqg uel 
fex,quí centumpondía circiter fex uníuerfi pendunt:hi lignis íncenfis illac 
pluümbo,quod continenter defluit ín catinum, qui iri officinze folo eft : ín cu 
ius catíni fando plumbum ímpurum fübfidet, purü fupernatat:utrundg ma 
gifter cochleati haurít:fed príus purum haurire poteft:ex quo zreze lamínae 
craffze füperfufo efficit cancellos:pofteríus impurumi,ex quo panem. Difcri 
menautem quod interea eft dum et haurít & effundit fluendi facilitate atgg 
difficultate dignofcít: cácellati centüpondiíu pluris, in panís figurà formati, 
minorís uédítur. Nam preciü illius, precii huius áureo nummo fuperat,ex 
cácellis quings,quodaalijs Ieuiores fint, ligneo malleo cópactís € coagmen 
tatís formatur una maffa , & ferro fignatorio , in ipfam imptefTo, ignatur, 
Quidam nullum ín officina folo catíniim, ín quem defluat plumbum, facie 
unt fed in ipfo foco : ex quo magifter carbonibus remotis plumbum haue 
ftum lamínze zereg fuperfundit , Purgamenta ucro,quz ad ligna & carboz 
nes adlizerent,collecta in fornace recoquuntur, 


Focus A, Catimus B. Ligna C. Panés D, Cocbleare E Aérealamina F. Cancelli 
G. Ferrum fignatorüü H.. Malleus lignens t. Maff plumbi cancellati K.Batillü L. 
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Quidamuero Lufitani ex lapillis nígris plumbum candídum in paruís 
fornacibus conflare foleit; V titur auteni follibus teretibus é corio fictis: 
quibus príore parte eft orbis ferreus, pofteriore ligieus : in illius foramine 
narís eft ínclufa;in hüíus medio foramen [pititale: fiperius auteni mariübri 
um uclanía;qua follis teres díductus accipit auras,compreffüs eafdem rede 
ditis inter orbes habet alíquotárinulos ferreos, ad quós coríuri fic eftaffis 
xum,ut tales finus fiant,quales üidentur íri hislaternís chártaceís; qua com 
plícari poffunt.Cüm autem iftiüfmodi folles flatum uchementem nó expis 
rentaatcy tardíus díducantur & cóprirmiantur, excoctor toto díe paulo plus 
quàm dimidium plumbi candidi céntumpondium coriflare poteft, 


Formax A. Folles B. Orbiferre C; Naris D. Orbis ligneus. E; 
Foramen[piritdle F, Manubriwm G. Anfa i Anhüli m 
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Atferri uena;cui praecipua bonitas, excoquatur in fornace, quz feciridae 
fere fimilis fit:etenim focus exíftat altus p. d :s tres & dimidiu, i. us &lone 
gus ad pedes qüíngg:in cuius medio fit catinus altus pedem,latus fcfqüipes 
dem.Quanquáaltior uel humiliorjatcy latior uel anguftior effe poteft; pro - 
ut ex uena plus minus ferrí conficitur. Magiftro certa uenze ferri menfüz 
ta detur,(iue ex ea ferrum multiim fiue paucüm cóflare poffit: í« e 

laboz 
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rem in hacreinfumpturus prímó in«catínü coníjcíat carbones, atcp ipfis tan 
tam ferri uenam cómínutam & cum calce, aquis nondum reftinctà , permi2 
ftam infpergat , quantam batillum ferreum capit, Turn iterum ac fzpíus & 
cárbones infjcíat,& eís uenam ínfpergat: & quídem ufcg dum aceruum clez 
menter affurgentem conftruat:quem tandem carbonibus íncenfis ignifols 
lium, artificiofein fiftulacollocatorum ,flata ad ardendum excitato , exco2 
quat:quod opus perficere poteft modó horís octo,modo decem, nunc uez 
10 duodecím,Neautem ignís ardor ei faciem, ut folet,adurat, totà pileó tez 
wat: cuí tamen fint foramina per qua cernere & fpirare poffit : ad fornacem 
fit pertíca,qua quotiesrespoftulat, poftulat autem cüm folles nímís acrem 
flatum ínfpirant,uel ipfe uenam reliquam & carbones adijcit, aut recremen 
tà detrahit. fores canalís;per quem aqua defluunt ín rotam,axem,qui folles 
comprímítmouentem fiftat,uel px permíttat:quo fane modo ferrü coz 
fluít,& maffà pendens duo tríaue centumpondia, pro ut uena ferri fuerit di 
ues,poterít conficirmox magifter uíam recrementorum conto aperíat:quae 
cüm tota defluxerínt, maffam ferream refrigerari (inat : poftea ipfe & miris 
ftrítrudibus ferreis cómotam de fornace ín terram deijcíant: eamQqg marcuz 
lis ligneis, quibus manubría fint tenuía,fed quingy pedes longa;percutíant, 
ut& recrementa, qu adhucad eam adhzereícunt,decutíant, ac ipfam aduz 
nent fimul & dilatent.Etením fi ftatím íncudi ímpofitam percutíet magnus 
malleus ferreus,ab axís,quem uerfat rota, dentibus fublatus,diffipetur: atta 
men non multo poft forcípibus füblata, & eídem malleo fubiecta acuto fer 
roín partes quatuor,uel quíngp,uel fex, prout magna fuerit aut parua, fecez 
tur:ex quibus ín altero camini foco recoctís,& ruríus incudi impofitis fabri 
formant maffas quadrangulas,uomeres,canthos,fed ín primis bacilla:quoz 
rum quatuor,aut fex,aut octo pendunt quintam cetumpondíj partem: atqg 
ex his denuo uaría inftrumenta confici folent. Ad quang; autem mallei per 
cuffionem adolefcens cochliari aquam in candens ferrum, quod formant fa 
briinfunditatgg hínceft quod percuífiones tam magnum fonum edunt,ut 
longeab officina audiatur. Mlaffa autem de fornacejin qua ferri uena excoz 
quitur , deíecta ín catíno remanere folet ferrum durum , & quod difficulter 
ducitur: ex quo cófici poffunt precferrata piloru capíta,S& duriffima quaeqg 
Bp 2 
Focus A. Acerus B. Viarecrementorun. c. Maffa D. 
Mareulilignei x, Malleus F, 1ncu$. &s 
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lum ineftjnon modo à relíiquis,quz nullum in fe continent metalfum,opor 
tet fecernere , & pilis ficcís frangere:fed & urere ,utalía metalla atgy fuccos 
nocíuos exhalent; & lauare,utleuía quaeqy ab eis feparentur.Excoquantur 
ueró in fornace primz affimili,uerüm multo ampliore € altíore,ut multam 
uenam,multoscp carbones continere poffit: nam partím uenz fragmentis, 
qua maíora nuce non fint, partim carbonibus compleatur: quas res excos 
ctores gradibus,qui fintad alterum latus fornacis,afcendentes inijciant.At 
ex tali uenamodó femel,modo bis cocta conflatur ferrum , quod idoneum 
eft ut ín foco fornacis ferraríz recalfiat , & magno íllo malleo ferreo fubiee 
&tum dilateturatqy ferro acuto ín partes fecetur. I 
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& preterea durum,tep quod facile duci poteft.Nam etfi ex uenís, quae ipfá 
cum alíjs metallis communes funt;conflatum liquefcat, tamen aut molle eft 
autfragile. Taleucró candens prímó ín mínutas partículas fecetur, & cum 
lapidibus liquefcentibus cómínutis permifceatur: deínde in foco fornacis 
Écrrariz fiat catínus ex eodem puluere madido, ex quo fiunt catini,qui funt 
antc fornaces ín quibus uenze aurí uel argentí excoquuntur: cuiuslatítudo 
fitad fequipedem;altitudo ad pedem.Follesautem fic collocentur,ut uene 
tum mediío catíno per narem infpirent: tum catínus totus optímís carboníe 
bus compleatur & círcumcírca ponantur faxorum fragmenta, quae ferrí par 
tículas € carbones fuperfufos coerceant : fed quamprimt carbones omnes 
arferínt,& catínus excanduerit,folles uentum infpiret, atcp magifter fenfim 
infundat tantam ferri & lapidis liquefcetís mífturam,quantà fibi ínfundene 
dauidebítur:ín quam, càm líquefacta fuerit mediam quatuor ferri maffas, 
quarum fingula pendátlibras jdn imponat:& acri igni quíncy ucl fex 
horís coquat, € bacillo mmiffo ferrum liquatü fzepíus agítet, ut eius tenue 
íffimam quang partículam maffarum parua foramína combibant:quz par 
ticule fua ui cofümunt & dilatant craffas maffarum partículas : quae molles 
& fexmento fimiles fiunt.Poftea magifter míníftro adiutus maflam unà for 
cipe extractam íncudí ímponat,ut malleus àrotauíciffim fublatus et demiz 
fusipfam dilatet: quam confeftim adhuc calidam in aquam ínijcíat &€ tem 
peret:temperatam rurfus íncudí imponat , eam eodem malleo percuffam 
frangat: mox infpíciens fragmenta cófideret,utrum alíqua ex parte ferrum 
adhucapparcat,an torum quodammodo fit denfatum & mutatum ín acie, 
Deindealíam atq; alíam maffam forcipe prehenfam & extractam in partes 
fccet; tum mifturam recalfacíat, & ad eam addat recentís partem : que & in 
locum íllius,quam combiberunt maffz, fuccedít, & uíres eíus, quae reliqua 
fuít,reficit,&& maffarum partículas,rurfus ín catínum ímpofitas, facit puríos 
res:quarum quancp;ut prímum excalfacta fuerit,forcipe prehenfam malleo 
fubijcíat,& in bacilli figurà formet, Quod,cüm adhuc excandeícit, in Biti" 
diffimam aquam profluenté, qu prope fit;ínijcíat: quomodo repente den 
fatum in meram acíem uertítur;quae ferro eft multo duríor & candidior. 
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uíuo:íd ínTacunis, ín quas ex uenis fibrísqy confluxit, repertum colligatur: 
aceto falecy purgetur:ín linteum lino xylino context, uel ín alutam infunz 
datur: per quam complícatam & comprefTam argentum uiuum.penetrans 
purum ín ollam uel patínam fubiectam delabitur. V ena uero argétí uíuí in 
ollis excoquitur bínís uel fineulis:fi in binis fuperiores fieura non multum 
dilfimiles bin uítreís ampullis,in quas urínze, medicis infpectandze, infüne 
di folent:contínuo tamen recta furfum uerfus anguftiores: Inferiores uero 
fimiles funt catíllis,ín quibus uíri uel mulieres cafeos conficiunt:fed utrzegg 
uttífcg maiores.Inferíores ufqs ad margínes in terra;uel arena;uel cínere dee 
fodere oportet;in fuperioresuenarm in particulas fractam inijcere,eaQg com 
pletas obturare muíco,& inuerfas in ora inferiorum imponere, qua coniun 
guntur oblínire luto;neargentu uiuu,quod in eas confugit, exhalet. Quanz 
quam funt quí;propterea quod defofTz fint, nihil tale metuentes eas nó ob 
linünt: quícp elorientur fe non minus argenti uiui pondus conficere quàm 
eosqui ipfasoblinunt: ueruntamen oblitz luto ab exhalando magís tutae 
funt: quo fane modo feptingenta ollarum paria infolo ucl foco collocene 
tur,& undígs míftura,quz conftat ex puluere terre coóminutz , & à carboe 
nibus refoluto , círcumfundantur;ut ex ea fuperiores palmum modo extet: 
ad uiruqj focilatus faxa prius pofita fint,eiscy fuperimpofita tígna , quibus 
operarijlongaligna íníjcíant tranfuerfa. Etíi uero ligna nó attingunt ollas, 
acrís tamen ignis ardor eas calfaciens argétum uiuum calorís impatiens per 
mulcum in ollas inferiores defluere cogit. [Nam fi ucna excoquitur in fupee 
rioribus ollís,de eís,quà datur exítus,fugit in inferiores:fi contra ín inferioe 
ribus,fertur ín fuperiores,uel ín opercula;quae fimul cum uafis cucurbitínís 
ollarum fuperíorum locum obtinet, Sed ollze;ne üitium faciant, ex optima 
argilla fingantur:fi ením uitium fecerint,argentum uiuum ex eís unacum fu 
mo cuclat:quí fi magna dulcedíne odoratum cómoucrít;id ipfum confumii 
fignificat. Quoniá uero ís dentes mobiles efficit, excoctores & ceteri aftan 
tes huíus mali admoniti terga obuertunt in uentos,qui fumum in contrarie 
am partem pellunt.Etenim officína círca frontem atqj latera patere, & uen 
tís expofita effe deber:rales aute ollze,fi ex zerecaldario facte fucrint;iinTone 
gum tépusín an poterunt durare, Hzecratío uenz aroentí uiti excoqueii 
slze plurimis eft ufitata. 


Focusardens A, Ligma B, Focus noit ardens in quo elle 
funtcollocate C. Saxa D. Ollarum ordines x; 
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plenturatcy operculís, quibus fingulis eíus tíntinabuli, quod uulgus cama 
panam nomínat.figura eft ac narís oblonga,teguntur & obliínuntur:finguz 
fa uafa fictilia,quze parua funt,& in cucurbítze figuram formata,binas nares 
rccipiunt,ítemy oblinütur: mox arídís lienis in inferíore fornacis parte coll 
locatís, X accenfi suena coquitur,donec omne argentum uíuum ín opercus 
lum, quod fuperioris ollz loco eft feratur: id deinde ex naribus defluens, 
uafa fictilía cucurbítína recipiunt, 


Olle A. Opercua B. Naris C. Vafafi&tilia cucurbitina D. 
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Alij conclaue concameratum extruunt:cuíus folum pauimentatum facis 
unt medíum uerfus concauum , & in muro eiufdem conclauis crafTo fornae 
ces,quarum ora,per qua ín easligna íimponütur,exteríore ípfius muri parz 
te funt:fornacibus ollas fuperponunt,& eas uena comínuta complent:circa 
ucró ollas ficfornaces undicy lateribus uto conglutínatís claudunt;ut nuls 
lus fumus eluctari poffit: fed eum totum cuíufq fornacís os emíttat.D'einz 
de ínter teftudinem & pauímentum collocantatbores uíirides: tum oftium 
claudunt,& feneftellas fpecularíbus obducunt, atcp fic undicg mufco & liz 
mo obturant, ut conclaue nullum argentum uíuum exhalare poflit: poftea 
lignis accenfis uenam coquit:quae tandem exudat argentum uiuum; quod 
calórís impatíes,frigoris amans ín arborum folia, quibus refrigeratoría uis 
eft fertur.Excoctor,cim opus perfecitignem reftínguit, & omnibus refriz 
geratis oftium & feneftellas recludit;atqg colligit argentum:quod,quía gra 
ue,magnam partem fua fponte ex arboribus decidit: & ín cócauam folí par 
tem confluit; attamen (i torum non deciderít arboribus commotís decidet, 

Condawe A. Oflium B. Feneftelle C. Orafornacun. D. 
Fornax qualis in conclaui E, Olle F. 
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Ollamaior A. Minor B, Tripis C, Vas 
in quo lauatur arena D. 
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Quinta ratio eft quartae non multum diffirilis: etenim in locum ollarü 


ollzfiue uafa item fictiliareponuntur:quorum fundum eftanguftü, osam 
plum: eaferé complentur uenà commínuta: cui fimiliter fuperfunditurcís 
nis duos digitos craffus & tunditur, Vafa üerà teguhtur operculís digitum 
craífis,& interius fpuma argeti liquata obdüctis:quibüs lapís grauis ipee 
onitur:uafa ín fornace collocantur : ín quibus uena cócta (imilí modo exe 
[2m argentum uiuum:quod fugiens calorem ferturin operculum:ubí car 
gelatum recidit ín cinerem: quo item lauato átgehtüm uiuum collioítur, 


Olle A4; Opercila b, Lapides. €i Fornax::Ds 
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His quing; rationibusargentum uiuu confici poteft:quarum nulla fperz 
nenda & repudianda eft: ueruntamen,fi fodína magnam uenz copíam fup 
peditat; príma eft expeditiffima & utiliffima: quod multa uena fimul fine 
magno impendio excoquí poffit. At plumbum cínereum ex fui generís üe4 
nís argenti expertibus,conflatur üarijs mo dis.Prímo foüea in foló ficco foz 
ditur, & puluere carbonum iniecto pilis tunditur: deíride carbonibus cana 
détibus ficcatur: mox fouezeligria fágina lata & arida fuperponutur:atcg ín 
ea plumibi círiereí uena coníjcitur: quamprimum autem lígna íncenfa arfez 
rint,uena excalfacta ftillat plumbo íri foueam defluente: cuius panís refríge 
ratus ex ca exímitur: quoniam üeró ligriis igni aduftís fpe carbones,inter 
dum recrementa decidunt in plumbum,quod fouca concepit, & ipfum faci 
untímpurum,rurfus líquefaciendum eft in aliquo catíno,üt paris purus fie 
ri poflit: quam rem nonnulli confidetantes foücam in declíuiloco fodiunt; 
& (üb co catínum;in quem plüimbum ex fouca ftatím effluens manet pürüz 
atcp índe cochlíari hauftum ínifurduntin ferreos catillos luto interíus obliz 
tos, & ex co conficiunt panes / Talem autem foueam planis lapidibus fter2 
nunt,corumeqp cómiffuris,ne liquidum plumbum forbeant,lutum cum pul 
üere,ex carbonibus comínutís facto ; permiftumillínunt. — Alij uenam iri 
éanales;é píceaftrís factos,& loco decliui pofitos,cum lenis uentus flauerít; 
iníjcíüt,& lignis paruis fupcrimpofitis & incenfis coquüt:quo modo plum 
bum cinereum líquatum ex canalibus defluit in fubiectam foueam ; R.ecre2 
inenta üero,fiue lapides ; croceo colore ín eis;ut etía ín lígnís latís foüuez fus 


G perpofitis; 
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perpofitisyremanent:qui ipfi quocy díuenduntur, 
Fouea cui ligna fuperpofita funt A« Catinus B. Cocbliare C. Catinus 
ferreus D. Panes E, Tnanis fouca lapidibus flrata. Y, Canales. G, Fo 
uec canalibus fubiee B. Ligna parua canalibus fuperpofite 1, Ventus K. 


e 


-—— JN 


(SS 
D 


| NA 


LIBER NONVY S. : 351 


- Alij uenam in ferreis catíllísexcoquunt hoc modo. Arída;& quidem exi 
gua,líona ín lateres circíter fe[quipedem inter fe diftantes uiciflim recta & 
tranfuerfaímponunt & incendunt: ad quz apponunt catíllos ferrcos luto 
interíus oblitos,SC uena fracta plenos, Itagj cüm uentus acrís ignis flammá 
perfert ín catillos;tuncuena ftillat plumbo: quod ut confluere pofTit; uena 
forcipeagitatur:quàm prímum autem coníjcíunt eam omne plumbum exu 
daffe,catillos forcipe prehendentes auferunt, & plumbum ín uacuos catil» 
los effundunt;atq; fic ex multo unà confufo panes cfficiunt, Alfj uenam; 
cum qua cadmia non eft mifta, excoquunt in fornace ferraríz fimillima : in 
cuíus fouea catínum ex terra cominuta,& cum puluere carbonum permifta 
faciunt: atqy ín eum confjciuntuenam fractam, ucl eíus ramentàlotura colz 


: lecta,ex quibus plus plumbi conficitur:fi uenam,eam unà cuin carbonibus 


& paruis lignisaridis excoquüt:fi ramenta,cu carbonibus tantum : utrancg 
ucró materíam leni follium flatu , Catino eft canalículus, per quemliquidi 
plumbum defluit ín catinum fubiéctum,atqj ex co fit panís; 


Ligna À, Laterei B. Catilli C; Formix D; 
Catinus E, Canaliculus E; Catinus fubietus. G; 
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tuorafferum complexu coercent € contínentjatay totum futo craffo fuperi 
usobducuntiín hunc prímo imponuntarída & parua píceaftri ligna, deinz 
defuper eauenam fractam iníjciunt:tum ei íuperíimponütligna AR, quo fpi 
rat uentus,íncendunt: quo modo uena ftillat plumbo: lígnis igní confumz 
ptís cineres & carbones deuerrunt,Guttas uero plumbi, quz cecíderunt ín 
focum & íam frigore concreuerunt, forcipe exemptas in alueum conijcíut, 
atq; ex líquatís in catíno ferreo panem conficiunt, 


Focus in quo wena excoquitur. A, Fecusitquo plumbi gutta iacent. Bv 
Forceps C. Aluews D, Ventus E, 


me contigua fint:crati ligna tede imponunt, & fupereauenz fragmenta:fu 
per qua rurfus ligna tedzc,hís accenfis uenam excoquunt: cuius plumbu ci 
nereum,quo ftíllat,quía míníme cóburitur , hac excoquediratio utiliffima 
eft; nam 
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eft: nam plumbum per cratem íi focum deftíllat;reliquia: fimul cum carbo 
nibus ín earemanent, Operefermel perfecto excoctores cratem pertica: de 
foco deponentes euertunt;atqs reliquias accumulant, Scopís uero plumbü 
cínereum conuerrentes ín alueum colligunt: & ex eo, in catillís ferreis colli 
quefacto, panes cofictunt: quos,quamprimum refrixerínt furca bicorní;cu 
iusalterum cornu ruríus eft bícorne ; fubuertunt , ut panes ex eis excidant: 


atcp fubindead eundem laborem redeunt, 


Capfa &. Codex B. Ligna inter fetranfuerfa. C... Cro) 
te$ D, Eimspedes E. Lignadrdemia T, Pertica G, — 
Catillus in quo plumbum cinereum colliquefit t, Catilli no 
Panes K, Furta L, Scope M 
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a) VoNIAM nonolibro uenarüm excoquendaru & 
metallorum conficiendorum ratíonem expliícauí, 
| confequens eftut explicem,quomodo metalli pre 
]| cíofum à uili, uel contrà uile à preciofo fecernaturz 
EY faepius ením duo metalla, raríus plura ex una eae 
9| dem; uena conflari folent. INaturalíter autem po2 
ái tiffimum aurí quedam portio ineft ínargéto & ín 
,- " zre: ped quzdam ín auro,ín zre,in plumbo ni 
(2.505 M ;gro,ínferro : erísalíqua ín auro,ín argéto,in plum 
bo nigro,ín ferro : plumbi nígríalíqua in argento : ferri denícg quaedam ín 
sere, Sed ordíar ab auro:íd ab argento, uel hoc etíam ab íllo, feu natura, feu 
ars permifcuerít ea/feparatur aqua ualenti, & puluere, quí fere ex ijfdem rez 
bus,ex quibus aqua,conftat, V érim,ut híc etíam ordinem conferuem,dícà 
prímo de compofitionibus rerum;ex quibus aqua illa conficitur:deínde de 
conficiendi ratione:tum de modo,quo aurum fecernitur ab argento,uel ar» 
gentum ab auro.In omníbus aute fere compofitionibus íneftatrameétum 
futoríum uel alumen, quod fola per fe, magoís tamen cum halinitro coníuns 
ta ualeant ad feparandu argentum ab auro:cum czterz res,ut eís adiumen 
to finr, folze fua ui, fuaQg natura ea fnetalla fecernere nó poffünt:fed uix mule 
tz coniunctz, V erüm cüm plures cópofitiones exiftant,aliquas fubijcíam. 
In príma quídem;cuíus ufus cómunís eft & uulearís, eftatramenti futorij li 
bra & tantundem falís acaquaefontanze tríens.Secunda habetatramenti fu 
toríj libras duas,halinitrí unam, tantu aquae fontanz , uel luuíalis pondus, 
quantum atramenti fütorij,dum ignís uíin pulueré refolueretur,perijt. T'er 
tía conftat ex atramenti futorij líbrís quatuor , halinitri duabus & dímidia, 
alumínís felibra , aquz fontanze fefquilibra , C uarta ex atramenti futorij liz 
brís duabus,halinítri totídem libris,alumínis quadrante;aquse fontanz do 
drante, Quínta ex halínítrílíbra, alumínís libris tribus, lateríscominuti feli 
bra, aqu fontanz dodrante. Sexta ex atramenti futorij libris quatuor,haz 
línitri tribus;alumínis una,lapidis;qui ín fornaces ardentes coniectus facile 
ignilíquefcit tertij generis item una, aquze fontanze fcíquilibra, Septíma fit 
ex atramenti futorij libris duabus,halínitri fefquilibra;aluminis felibra;lapi 
dís,qui ín fornaces ardentes coniectus facileigniliquefcit, tertij generis líe 
braaquz fontanz dextante. Octaua cóficitur ex atramenti futorr) librís du 


, &bus;halínitri totídem librís,alumínis fefquilibra,fecis aquarum, quae aurü 


ab argento fecernunt,líbra : ad fingulas autem líbras affunditur aquz puti» 
da fextans. In nona infuntlaterum coctorum libre duc, atramenti futorij 
una,halínítrí tem una,falís tantiquantum manu cóprehendi poteft,aquee 
fontana dodrans. Decíma fola caret atramento futorio & alumine ; Habet 

A] 
uera 
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ueró halinitrilibras tres,lapídís, qui ín fornaces ardentes coníectus facile iz 
|  gniliqueícittertij generís duas, erugínis,ftibij (cobís ferri elimatae,amíane 
tí fingulorum fclibram, aquz fontanz libram & fextantem., Atramentum 
autem futorítt,ex quo hz aque confici folent; omne príus refoluatur ín pul 
uerem hoc modo,.lIpfum ínijcíatur ín catínü fi&tilem interius Ípuma argenti 
obductum,& coquatur doneclíiquefcat:tum filo aereo agíteturipoftea refri 
geratum teratur ín puluerem:eodem modo halínitrum ui igníslíquatum et 
refrígeratum conteratur ín puluerem:quín alumen ; quod tamen quídà bra 
étez ferreze ímpofitum urunt;acín puluerem refoluunt, Quanquam autem 
omnes íllz aquae aurí etíam ramentum uel puluerem feparantà fpurcícía,ta 
men funt quacdam cópofitiones, quz fingularem uím habét: earum príma 
conftat ex vruoínis libra;atrameti futorij dodráte, Ad fingulas uero libras 
alfundítur aquae fontanz ucl fluuíalis fextans: de quare ad oes cópofitíoz 
nes pertínente,femel dixifTe fatís eft. Altera copofitío conficitur ex autipige 
menti factícij;atramenti futoríj,calcis,alumínis,cínerís qualanarum ínfecto 
res utuntur fingulorum libra,zerugínis quadrante, ftibij fefcuntía, Tertía ex 
atrameti futorij líbrís tribus,halínitri una, amíanti felibra , laterís cocti ítem 
felibra. Quarta ex halinitri libra, aluminis íte libra , falis ammoníaci felibra, 
Fornaxautem, ín qua ualens aqua conficitur, laterícía (it & quadrangula, 
longa quidem &lata pedes duos;alta totídem pedes & femíffem praeterea, 
Lamínis uero ferreís,quas fuftíneant bacilla ferrea, tegatur, Fia laminze fuz 
períusluto obductz ín medío eorumloco habeant tantum foramen rotun 
dum,quantum capere poffit catínum fictileim, ín quo ampulla uitrea collo 
catur; & ab utro eíus foramínís latere bína foramína fpírítalia, qua parz 
| | uafint & 6imilíterrotunda: ínfimafornacis pars , ubí ad altítudínem palmi 
| affurrexit, rurfus lamínas habeat ferreas, quas ítem bacilla ferrea fuftíneant, 
|  utipfzlaminz carbonesardetes:poftà fronte medía habeat os, ignisín for 
nacem ínijcíendí caufa factum,altu atq; latum femipedem,atqy fuperiusro» 
sundum:fub quo fit os fpírítale.In catínum autem fictílem,in foramé collo2 
catum,ínijcíatur arena puracuíus altítudo fit ad díoítu tranfuerfum: ín quà 
ampulla uítrea tmponatur tam alté quam eft obducta luto, Etením eíus par 
tí paulo plus quàm quartz , & quídem ínfimz lutum fere liquidum octies 
aut decies uíx cultelli craffitudíne íllinitur,& toties rurfus exíccatur , ut eius 
lutí craffitudo fitad pollicem trafuerfum : eíufmodilutum cum pilís & líno 
xylíno,ucl floccís à panno abrafis,& fale,ne rímís fatifcat, permiftum fit , & 
bacillo ferreo fzepíus uerberatum. Tam autem multz res, ex quibus cópofi 
tío conftat, ín ampullam non concludantur ut prorfus plena fiat , ne nó ex2 
coctz ferantur ad operculum:íd ítem uítreum cum ampulla línteolís farina 
trítíceayouí albumine & aqua madefacta illítís arctífIime coníungatur;& ea 
parte eís lutum,quod careat falejillinatur.Símili modo narís operculi cir alz 
teraampulla uítrea,quae aquam, qua ipfa ftillat, recipit)línteolís coníungae 
tur,& ea parteluto obducatur, Attamen admodii tenuís clauus ferreus, uel 
cuncolus ligneus,paulo craflior acu,inter utrácy figatur,ut quotíes ad hanc 
deftilladi rationem artifici opus fuerít aura, extrahi poffit. Ea uero opus eft 
cum halítus ualentiffimi nímís feruntur ad fuperiora , Quatuor etíam foras 
4  mína 
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mína fpiritalia,quze fuperits;ut dixi,effe debent;ad latera magni foramínis;: 
in quo ampulla collocatur,luto occludantur.His autem omnibus ríté factis : 
resin ampüllam éoníectae ufq eo carbonibus ardétibus paulatim coquanz 
tur,dum ipíz uaporem exhálare cceperint, & ampulla fudore manare uide 


atur, Sed cümíam ea propter humorem fublatum rubefcít, & operculi na». 


rís aqua ftillat, fummá opéram date oportet, neuna gutta cadat cítíus quà 
quincg horologij momenta practerierínt, feu potius tot foní,cüm eíus tínti 
nabulum pulíatür,audíti fuerint; tardius quàm decem: etením fi citius ceciz 
deritjuítra rumpuntur:fi tardius, fufceptum munus certo,definitocp tempo 
re,hoc eft quatuor & uiginti horarum Ípaciojnon perficitur: quorum altez 
rum ne fat carbones partim ferramento uulfellae (imilí extrahantur: alteri 
ut fieri pofTit;paruula & arida ligna querna carbonibus fupraponátur: atqg 
resin ampullam coniecta acríori ignicoquantur: fuperioribus etíam foraz 
minibus fpiritalibus,fi res poftulauerit, reclufis. Cuuamprímum autem dez 
ftillauerint guttz ampulla uítrea,quze cas recipít,línteo aquis madefacto te 
gatur,ut halítus ualentiTimos,qui furfum feruntur;repercutiat: fed cum rez 
bus excoctís ampulla,in quam coniectz fuerunt,humore albefcit;acriori i2 
gní coquátur,ufq; dum omnes guttz deftillauerint: pofteaquam fornax re 
frigerata fuerít,aqua coletur & infundaturin parua uítream ampullam:atqg 
in eandem inijciatur dimidia argenti drachma:quod difTolutum aquam tur 
bídam efficitliquidam : quee inampullam;omnem reliquam aquam contis 
nentem,infundatur: & quamprimum feces in fundo refederint, aquis effus 
fis auferantur: aquae uero ad ufum referuentur. 


Formax A. Eiusforamenrotundum B. Foramima fpiritalia 
C. Osfornacis D. Os fpiritalefubeo E. Catinus F, 
Ampulla G. Opereulum Hi. Eiusnaris t^ Altera ampulla 
K, Corbis in qua bcne frangaturscollocari folet 1. 
Ataurum 
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Ataurum ab argento hac ratione fecernitur, Temperatura prímum adie 
€to plumbo coquatur ín catíno cínerco ufq; dum omne plumbum exhalet, 
atcp eius beszerís tantummodo drachmas quíngs;aut fummum fex, ín fc co 
tíncat:nam (i plus zerís ín ipfa fuerit.argentum ab auro feparatum mox rurz 
fus cum eo coníungítur:taleargentu, in quo aurum ineft, liquatum uelforz 4; /// 
metur ín globulos bacillo ínferíus diffifTo agitatum,uel ín canalículum Teke f 2 eun 


qiero ot 
reum infundatur,& ex refríoerato eflicíatur tenuís bractea, Quoníam uer (,sí5 f 4e fe» 
ratío faciendi globulos ex auro argentofo acriorem curam & diligentíam UM 
quàm ex alijs metallis defiderat,eam nunc paucis exponam: íd prímó coníj...«. € [ Ther 


ciendum eft ín catínum: quí deinde operculo tegendus & imponendus eft 
inalterum catínum fictilemmodicum cínerem contínentem:tum íta funtín 
fornace collocandí;ut ignis, flatu follis, infpirari pofTit.Poftea eís carbones 
círcundandi funt: hísqy,ne cadant,lapides uellateres: mox catíno fuperiori 
carbones ínfjciendi funt,& eís prunze fuperinijciendae:quibus rurfus carbo 
nes,ut catínus undícg eís circundetur & contegatur:quem finere oportet fe 
mihora,ucl paulo longiorefpacío carbonibus candétibus calefieri: & proz 
uídere,ne deficietibus rjfdem refrigefcat:pofthaec per follis narem flatus ínz 
fpirandus eft;utaurum íncipíatlíquefcere: mox uerfandum,& experímens 
to rapto confideranduman liquatum fit. Si fueritliquatum, additaméto ad 
ipfum adiecto catinum rurfus confcftim operculare conuenit; ne íd exha« 
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let: & fiinul coquere tàntulo temporis fpacioquatulo quis quindecim paf? 
fus ambulare poffit:tum catíllo forcipe prehenfo hauriendum eft aurum, & 
ín uas oblongum, quod aquam frigidiffimam contíneat, ex alto infunden» 
dum paulatím,ne glóbuli nímis craífi fiant: quanto ením magis fuerínt ínas 
nes & tenucs,mínus rotundi, tanto magis funtídoneí:qua de caufa bacillo, 
ab imoàd medíü in quatuor partes fcifIo,aqua fzpíus eft comouenda, Sed 
bractéà fecetur ín partículas & inijcíatur,ut etíam olobuli argetei, in ampul 
lam uítream:& tanta aqua eísaffufa,quanta ad digiti altitudinem fuperet ar 
gentum,ampulla tegatur ucfica;uel línteo íncerato ne exhaletimox cálefiat, 
donecàrgentum dífloluátur:cuius rei fignum eft aqua ebullies.Refidetaue 
tem in fühdo aurum colore nígrícans;argentum cum aqua permiftü fupera 
natat:quam alij effundunt ii catinum zercum,& ei affunduntfrigidam,quae 
argentum ftatím congelat;id aqua cffufa exemptu ficcant: ficcatum coquüt 
ín catíno fidiili donec liquefcát : liquatüínfundunt ín canalículum ferreum. 
Aurum ueró, quód inàmpulla remanfit,eluunt calída, colant, ficcant , cum 
pauca chryfocolla,quam boiacemuocantjín catino coquut:liquatum ítem 
ínfundunt ín canalículum ferreum. Alij ín ampullam, quz contínetauru & 
argentum, & aquam,quzeeanm Íeparauit, calidam illius ualentís duplam uel 
triplam infundunt,& in candein ampullam,uel ín catínum, ín quem omnía 
effufa fuerint, conijciunt bracteolas plumbi nigri & aerís: quo modo aurü 
ad plumbum,árgentum ad zsadhzereícit: atcp feorfum plumbum ab aüio, 
fcor(um zs ab argéto fcparát in catino cínereo.Sed neutra ratio nobis pros 
batur,quodaqua , aurum abarpento feparans,pereat, cüm rurfus ufui effe 
poffit.Itag; ampulla uítrea interius in fundo ín metulam affürgens,exteríus 
luto ínferiore parte,ut fupra dixi;obducatur,& in eam íníjcíatur argentum, 
quod pendat Romanas libras tres & dimidiam : atqzaqua,quaz alterum ab 
altero fecernat, infundatur & imponatur in are , quam catínus fictilis aut 
capía contínet:lenicy igni prímo calefiat.INe uero exhalet aquam, eius fupe 
riori extremitàti undits utu illinatur,& tegatur operculo uitreo:cuíus narí 
fübijcíatur altera ampulla,quz guttas deftillantes recipíat:ea fimiliter ín ca» 
pfa,que contineat arenam,collocetur, Coctum autem rubefcit:fed cüm ruz 
boramplíus non appáruerít , ampulla ex catíno uel capfía exempta moueaz 
turtquo motu aqua incalefcens iterum rubefcít. Quod fi bis autter factu fu 
erit,aanteaquaá alíaaqua affundatur, & opus citius perficitur, & aqua mínus 
multa confumitur.Sed cum príma omnis deftillauerit;in ampullam íníjcíaz 
tur tantum argentum,quantum príus:nam fi tam multum femel fuerit ínies 
ctum,aurum ab eo difficulter fecernitur:atqy infundatur altera aqua, fed caz 
lefacta:ut ipfa & ampulla pariter caleant,ut(p hec frígore non difTiliat: quoe 
quogp,fi uento frigido affletur,diffilire folet:deínde tertia aqua infundatur: 
atq; ctíam,fi res hoc poftulauerít,quarta,;hoc eft aqua alía atqj alía infundas 
tur, doneclaterís cocti color auro infederít , Artíficí autem fintín promptu 
duc aquze,quarum una fitaltera ualentíor, Efficacíore prímo utatur, deinz- 
da mínüs potente,poftremo rurfus ualentiore.Sed cüm íam fuluus colorfu 
erítauro,aqua fontana affufa fubditis ienibus efferuefcat:quater eadem ab 
luatur:ufcg eo coquatur ín catíno dum liquefcat:aqua, quibus ablüítur aus 
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kum,reponantur;ín eís enim paululum argenti íneft:qua dereín ampüllani 
infufe coquantur:fed guttas prius deftillantes altera ampulla recipiat; altez 
ra eas quz pofteríus excídüt, cim fcilicet operculum rubefcere incceperit : 
hzcaquaad experíendum aurum utilís eft;illa ad abluendum : prior etiam 
rebus, ex quíbus aqua ílla ualens conficitur;affundi poteft, V erüm aqua cis 
argento permifta,quz prímo deftillauit, ín ampullam ínferíuslatam infufa 
eodem modo coquatur,ut ab argento fepararí poffit:cuíus fuperiori extre2 
mitati ítem lutuillínatur,& tegatur operculo.Q uod fi aqua adeo multa füe 
rit ut feratur ad fuperíora;uel iníjciatur paftillus unus & alter cx cis qui con 
ftant ex faporiejín tenues partículas fecto;& arída uíni fece ín puluerem cóz 
tríta , atqyfimulín ollaleni igni coctís & cómiftis:uel argentum cómoueaz 
tur uírgula é corylo defecta & inferius diffifa , utrocs modoaqua efferuez 
Ícíc & paulo poft rurfus refidet.Sed cim íam halítus ualentiffimi apparent, 
aqua oleífpeciem offert,operculum rubefcit : ne uero halítus expirent,am2 
pulla € operculum ea parte,qua eorum orz ínter fe cómittuntur;luto pror 
fus obducantur,& aqua coritínenter acríore igní coquatur:tot demum carz 
bonesín fornacem ímponantur, quotardentes catínu attíngant:fed quàm 
prímum omnís aqua deftillauerit, & folum argetum íenís calore ficcatum, 
inampulla remanferít,ea exímatur:decutiaturaroétum :ínijcíatur ín catinu 
fictilem: coquatur donecliquefcat:filo ferreo ínferíus recuruato extrahatur 
uítrum]líquatum,ex argento conficiatur panís:at uítrum ex catíno extractüt 
teratur ín puluerem: addatur fpumaargenti fex uíni ficca;uítri recrementis, 
halínítrum,& ín catíno fictili coquatur:maffula , quz refidebit,in catinu ciz 
nercum translata recoquatur. Sed fiargentum non fatis ionis calore fuerit 
ficcatum,íd,quod fuprema ampullz pars contínet,nígrum uidetur:quod 1$ 
quatum comburitur. Quocirca ampulla luto,quo eft inferius obducta,abla 
to reponaturín catínum, & recoquatur uícg ad eum finem , dum nullus niz 
grorapparcat, Quinetíam fi priorí aquze altera , ítem cum argéto permífta, 
affundenda fuerit;affundatur priufquam halítus ualentiíffimi appareant, a2 
qua olei fpeciem offerat,operculum rubefcat : nam quí poftea aquá affudez 
rit, damnum facíet: quod aqua foleat exilire,uitrü difTilire. Quod fi ampulz 
la.dum aurum ab argento;autab hocaqua fecernítur,diffiliat, 8c aquam uef 
arena,uel lutum,ucl lateres cobibant,fineulla mora prunis ex fornace exem 
ptísignis reftinguaturarena &€ lateres cómínuti coníjcíantur ín ahenum,et 
cís aftundatur calída;atqg duodecím horarum fpacío reponátur: poft aqua 
inlínteum;lini xylíní contextu factum,infufa coletur; íd,quía cótínet argen 
tum folís uel ionis calore ficcatum coníjcíatur ín catínüm fictilem,& coqua 
tur,donecargétum líquefcat:quod effundatur ín canalículum ferreum, À2 
qua uero colata infundatur ín ampullam,& ab argento, cuíus exíoua quaez 
dam portío ín ea íneftfeparetur:fed arena cum fpuma argétí,uítri recremen 
to,arida uini fece halinitro;fale mifcearur, & ín catíno fictili coquatur: quo 
modo maffüla ín fundo refidebít: quae ín catínum cínereum translata reco 
quatur,ut plumbum ab argento feparetur:fed luti adiecto plumbo coqua» 
,tur ín catíno fictili, deinde recoquaturín cínereo, At argentum feparamus 
ab auro eadem ratíone;qua id ipfum experimur; etenim prím0 iccírco attez 
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rítur coticulze ut fciri poffit quota argenti portio infitin eo, Deíndead aus 
rum argeritofüm adijcitur tantum argentí, cuíus bes folum femuncíam, uel 
Ícmuncíàm & ficilicum zrís in fe contínet , quantum adíjcere oportet: atgg 
addíto plumbo coquütur ín cátíno cinereo uifcg dum ipfum & zs exhalét; 
turràüri miftura cum argento dilatatur, fiftulze ex bracteis fiunt; quae có 
fjcíuntur ín àmpullam uitréam , a€ eisà ündunturaquae ualentes duz uel 
tres:ftüloe quae fuperfunt, prorfus purae exiftunt,unis tantummodo quae 
ternis filiquis exceptis, qua argenteas funt: tantum enírmi argentum in unoz 
quoq auri béffe remanet, 

Àmpulle in catiniscollocate &; Ampulla collocata inter bacilla ferrei 

reCte [latuta B, Ampulle in arenas quam cap[a continet;collocate: quás 

rin opercilis exiftunt náres eX ipfis reta pertinentes in fubie&tas ampul- 

las C, Ampilla item in arena;quam capa continet collocatezquarum o- 

perculis exiftunt ares ex ipfis tranfuer[e pertinentes in fubie&as empual- 

las D; Altere ampulla; «quami deftillantem recipientes ; etiam in areras 

pam cap]ee inferiores continent,collocatee E. Tripus ferreus, in quo aii 

pillaycum exigua auri particula ab «rgento non multo eft feparanda:folet - 

tollocari Y. Catinus G. : 
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lorum,qualem expofui , & cum aqua ualens conficitur; noctu manendü ín 
uigilía:atcp omníno ín hacre multa opéra;fürimadq cura ponéda,à uírísfoz 
lertibus altera fecernendíratio inuerità eft minus fümptuófa, mínus ope 
rofaminus,fi íncuría errorem áttulérítdamnofa | Bà ucro diuiditur tipari' —. 
to. Etenim una fulfure perficitur,altera ftibío;tertía aliqua cópofitione,que ««/phwr 
ex hísalijsQy rébus coriftat.Primo autem argentum;in quo iriéftaliqua auri 47/*. 
pottío;folum ín catíno liquefacta redipátir in olobulos: qüotüero glo- 
bulorumlíbrz fuetínt;tótídem fint fulfurisiienem ior expetti;fextantes et 
ficiliciifed d cominutü elobulís madefactis infpérgatur: deinde coiígcianz 
tur ín ollam fitilem nouam, quatuor fextartoruni capacem, autín plürés, fi 
globulorum copía'xtíterit. Olla repleta operculoítem fictili tégátur & ob 
linatur, ates ímponatur in igném circularém : quifefquipédem ídéo ab olla 
undícy diftet,ut fulfur argento tantum ádiüifceatur,nori líqüatum deftillet: 
tüm áperíatur olla,slobulitg nigrore infecti eximántur: poftín catinum fiz 
&ilem inijciantur talium elobulorumlibree tres & trígínta;fi totlibrart caz 
pax fuerit. Quotautem libras globuli argetei , priufquam eís infpergéretur 
fulfur,pendebant;totidem aereorüm globulorum fextates & ficilici appenz 
dantur,fi quxcg libra dodrantem argenti & quadrantem zrís ín fe contine 
at:uel dodrantem & feminciam argenti, fextantem & femüciam xrís , Siue 
rà dextarítem argenti, & fextantem cetís, uel dextatitem & (emücíam argeri 
ti fefcuntiam eris appendantur olobulorum ereorum quadrarites: (i deun 
cemargenti;uncíam zrís : uel deuncem & femuncíam argentí, feimüncía sez 
rís appendantur totídem globulorit areorum quadrantes & femücíae atqj 
ficilicitfi denig argentum purum fueritjtotidem globulorum ereorum trí2 |/ 
entes & femuncíz appendantur:fed dímidía eorum globulorumareorum 1i 
pars mox adijcíatur ad elobulos argenteos nigrore infectos, Catinum aute | 
ftatim operculare & oblínirej& ín fornacem, quz foramínibusuento infpí 
ratur,imponere conuenit: quamprímum uero argétumlíquefactum fuerit, 
aperíatur catinus,& ín eüminijcíatur cochlear cumuülatum reliquorum glo 
bulorum zreorum,itemt cóchlear cumulátu puluétís,quí habet parespor 
tíonesfpumz argenti,slobulorum plumbeorum,falís, recrementorum üiz 
trí:atqy catínus rurfus operculo tegatur: quí elobuli ereí cám líquati fuez 
rínt;alij ínijcíantur cum puluere,ufagg dum omnes íníecti füerínt: tum de caz 
tíno pauca míftura , non tamen aurea maffula qua ín eíus fundo refidet,caz 
tíllo haufta effundatur, ipfiusq; drachma coníjcíatur ín quenq catillum cíz 
nereum, qui plumbiliquefacti uncíam ín fe contínet : naim plures fint: quo 
modo dímidía argenti drachma conficitur. Quam primm autem plumbü 
& zs ab argéto feparata fucrint, eius tríens íníjcíatur ín ampullam uítream, 
etaffundaturaquaualens:eo enim modo percipitur,an fulfür aurum omne 
Ífccreuerítab argento necne. At fi quis fcire uoluerit, quantula aurí maffula 
ín catini fundo refideat;is filo ferreo craffo creta aquís madefactam iíllínat: 
cum ea ficcata fuerit, filum rectà demittat ín catínum : quod tam alte, quàm 
alta eft auri maffTula,remanet candídum:reliquá eíus partem miíftura níoroz : 
re inficitquae ad filum;ni cíto retrahatur,adhzerefcit.[tacg fi extracto filo aii 
rum uifum fuerit, ab argento fatís effe fecretum, miftura effufa aurí maffulà 
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é cátíno eximatur,& ex ea inaliquo loco puro decutíatur miftura:nam diffi 
lire folet, Ipfaueró maffula redígatur ín globulos: atq; hí quot líbras aurí 
pendunt,totídem cómínuti fulfuris, itemq; globulórum zreorü quadrans 
tesappendantur,& omnía fimul conijcíantur ín catínum fictilam,non ín ol 
lam:cüm íamliquefcunt,utaurum cítíus ín catíni fundo refideat , adijciatur 
puluís,de quo proxíme díxi.Quanquam aut£ in tali miftura zerís & argene 
tí minutiffime auri partículze quafi quaedam fcíntillze apparent,tamen,fi o2 
mnes,qua ín libra infunt,nummulüu fimplum non penduni, fatís bene fulz 
íd furfecreuítaurumab argento : fi ueró nummulü pendunt aut plus, míftura 
rurfus inijcíatur in catínum fictilem: ad quam fulfur adijcere non conuenit, 
fed tantümodo paucum z$ & puluerem : quo modo íterum aurí maffulare 
fidebit ín fundo : quae. cum altera maffula auri non díuite coniungatur: fed 
cüm aurüm ab argenti libris fex & fexaginta fecernitur,argenticg & aeris, € 
fulfuris miftura fit;quz pendit libras centum triginta duas, ad zs feparane 
dumab argento nobís opus eft plumbílibrís plus minus quingentis: cum 
uibus miftura in fecüdis fornacibus coquitur: quomodo fit puma argene 
ti & molybdamna,quz recoquantur ín primis fornacibus. Panes ex eís cone 
flati in tertías fornaces imponantur, ut plumbum , quod paululum argenti 
infe continet;ab àere feparatum rurfus ufui fit:quínetíam catíni et eorum o» 
percula contundantur,auentur;fedimen unà cum fpuma argenti & molye« 
bdzena cequatur. Quiauté ifta ratione omneargentü ab auro feparareuoe — | 
lunt,hi unam aurí,tres argenti portiones relinquunt:mifturam in globulos 
redígunt:eos ínampullam coníjciunt: aqua ualentiaffufa aurum ab argena 
to fecernüt: quam rationem libro feptimo explicaui. Quinetiam fi fulfur ex 
lixiuio,quo conficitur falartíficiofus, tam ualido, ut ouum íniectum fuperz 
natet,coctum ufq; dum fumum non emíttat, & ardenti carboní mpofitum 
líquefcat,conijcíatur ín argentum liquefactum,ab eo aurum fecernit, 
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Atftibio 


Atftibio fic argentum ab auro feparetur. Sí ín befTe aüri fuerínt argenti 
feptem,uel fex,uel quíngy binze fextulae,ad uná auri partem adíjcíantur tres 
ftibij partes:fed neftibium confumat aurum ín catíno fictili ignefcente coa 
. quatur cum ere: quód fiaurüm alíquam erís portionem in fe contínet, ad 
ftibij beffem adijciatur zrís ficilicus : fi nullam, femuncia : nam zes ftibío ad 
aurum ab argento fepararidum eft adiumento, Aurum autem príró ínijcía 
tur íri catínum fictilem ignefcétem : atq; quàm prímum liquatum ín orbeiri 
fertur ad ipfum paucum ftibium adijcíatur ne exilíat: id liquefactum breuá 
temporis fpacio etam ín circum fertur: quod cim factum fuerit omne relía 
quum ftibium ínijcere conuenit,catinum opérculo tegere,mífturam coque 
re,donec quis iterlongü paffus quinq; & triginta facere poffit: mox effüris 
datur in alterum catinum ferreum fuperius latum,inferíus anguftüm, ín fer 
reo uclligneo trunco collocatum fed prius calefactum, & feuo ucl cera illi 
tum: atcj ís concutíatur: quo modo aurea maffa ín ipfius fundo refidebit: 
quac catíno refrigerato decutíatur , eadem ratióe adhuc quater coquatur: 
fed fingulis uicibus minore ftibij ponderead aurum adiecto:fitqy ultima ftí 
bium auri tantumodo duplum;aut paulo amplius, Tumaurea quidem maf 
fa in catíno cinereo coquatur;ftibium uero rurfüs ter uel quater in fi&tilí:fin 
gulis autem uícibus refidebit aurea maffula:fed fiue tres fiue quatuor maíTu 
Y Eben lac fuez 
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la: fuerínt, coniunctze coquantur in catíno cínereo , Ad talis autem ftibij lie 
bràs duas & dímídiam adijcíantur aridae uínifecis libre duae, & recremenz 
torum uitrilibra una;atqs coquantur ín catíno fictili:atqg etíam maflula refi 
debit in fundo:quaz ín catíno cinereo coquatur, Poftremo ftibiumadiecto 
pauco plumbo,coquatur ín catino cínereo;ín quo ceteris omnibus igni có 
fumptis folum remanebit argétum , Quod fi ftíbíum priufquam ín cínereo 
coquatur cum árída uinífece € recremento uitri ín fictili coctum non fuez 
ritpartem argenti confumit,& cínerematg; pulueres,ex quibus catinus fae 
&us eft;ad feallicit. Catínus autem, ín quo aurum argéto miftum coquitur 
cum ftibio,ut etíam cinereus,collocetur in fornace, qualis uel uento foramí 
nibus infpiratur,uel auríficum effe folet. 


Fornax que uento foraminibus in]piratur. &,— Fornax aurificum. B. 
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Vtautem aqua ualens,fi argentum; quo auri fulfur fecreuit ,ín eam ine 


; Éjcíatur, nobis oftendit utrum omne fuerit fecretü, an aliqua huíus partícuz 
^ laínillo reftet,ita quzedam rerum cópofitiones fi alternis ipfz , alternis auz 
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rum,à quo argétum ftibío feparatum fuit;in olla uel catíno pofita coquanz 


,tur,nobis declarant,omne feparauerit necne feparauerít: quínetíam íjfdem 
xs ; * compos ' 
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compofitíonibus utimur,cüm abícy ftibio argentüm uel zes;uel utruncg ab 
auro illzfo íngeníosé & admirabiliter fecernimus.Suntuero uáriz:nam às 1 
|  laconftatex pulueríslaterícij felibra;falís quadtáte;halínítri uncía, falis am 
, moníacifemuncía/fálís foffilis item femuncía , Tales autem lateres uel iftius 
generís tegulas,ex quibus puluis cóficitur,ex terra píngui &arenze, fabuli, 
lapillorum experte ductos efTe opertet,atcg modíce uftos,& admodum ue 
teresiíd&g perpetuum eft. Alía compofitío fit ex puluerisatericij beffe,falis 2 
foffilis triente;halinitri uncía, falís fa &iícij femuncía:alía ex puluerís laterícij 
beffe.(alis factítij quadrante, Halinitrí Íeícuncía, falis ammoníaci uncía ; falís 
foffilis femuncía. Quaedam habet puluerís laterícij libram, falis foífilis felía 4 
bram , quibus nonnulli adijcíunt atramenti futorij fextantem & ficilicum, 
Quaedam conficitur ex puluerís laterícij felibra,falis foffilis triente;atrames 4- 
ti futorij fefcuncía,halínítri uncía, Q uzedam cóftat ex pulueris laterícij befz & 
Íe.falís factítij tríente, atramerití futorij candidi fextante, eruoinís femücía; 
halínitri ite femuncía. Alíqua fit ex pulueris laterícij libra & triente ,falisfof 4 
filis befTe,falís ammoníaci fextante & femüuncia;atrameti fu toríj item fexta 
te & femücía,halínítri fextante. Aliqua deníqs habet puluerís laterícij líbrà; 
falis factítij trientem,atramentí futorij fefcunciam. Atq; hec cuíufcs cópoz 
fitíonís propría funt: quze uero fequuntur,cómuniter ad omnes pertinent, 
Bíngulz res prímó feparatim cóterendae funtín puluerem:láteres quide fu 
per marmor uel faxum durum impofiti ferramerito ,telíquae ín mortarium 
píftillo : fingulze quoq; feorfum cribrandz : deinde üniuerfze comifcendze: 
& aceto uel hominis urina,qua paucus fal ammoníacus , fi compofitío euni 
non habucrít,refolutus fit , madefaciédz, Quídam tanien aureos globulos 
aut bracteolas eadem madefacere malunt tum alternatim in ollis nouís & 
purís,& ín quas nulla unquam aqua ínfufa fuit,collocarí debent: ín ima par 
teres compofitz, quaemox ferramento zquandz funt: poftea globuli uel 
bracteolz,quarü alíz iuxta alías ponendze, ut illze eas undícg poffintattínz 
gere: tum rurfus res compofitz tantae,quantze manu comprehedi poffunt, 
autamplíus,(i ollze amplze fuerint;inijcíedoe funt, & ferraménto equandae; 
atq fjfdem eodem modo globuli uel bracteolae fuperponenda , Haec auté 
iterare conuenit, donecollae utrífgg compleantur:deín operculís tegere , & 
quaínterfe cómíttuntur lutü artíficiofum illínírerquod cim ficcatum fuerít 
ollas ínfornacem imponere: ea trescameras habcat, quarum ínfima fit altà 
pedem:ín hanc & aura per os eíus penetrat,& cínís decidit é lignis combue 
ftís,quz fuftinent bacílla ferrea fic collocata , ut cratís figuram reprzefentet, 
Medi fitaltitudo duorum pedum:per cuíus os ín cam immiíttuntur lígnat 
| quz uel querna,uel roborea;uel ilígnea,uel cerrea effe debet: ex hís enim í4 
gnis lentus & díuturnus,qualiad hanc rem nobís opus cft. At fuprema cas 
mera fuperius pateat,ut ollz ín eà demítti poffint: quaru altítudíne habeat: 
eiuíde fundi conftet ex bacillis ferreís tam ualídis,ut ollari pondus & uíni 
ignis fuftinere queant: tanto ínter fe fpacío díftantibus,ut hícbene penetra 


re;& ollas calefacere poffit: qua etíam ipf ínferíus fint anguftze, ut igni íri 
mediíu ínter eas ínteruallt recepto íncalefcant:fuperius ampla,ut coníuctae 
eundem alíquantum arceant: quinetíam fornax fuperíus laterculis non ada 
modu craílis uel tegulis & luto obturetur : relictis tantümodo duobus ucl 
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tribus fpíramentís,per quae fumus & flammze eluctari poffint, Auri aüt olo 
buli uel bracteolze € res compofitz alternis collocatz,fi fornax antea, quá 
ollz hís plenz ín ea ftatuátur, duabus horís excalfacta fuerit, quatuor & uiz 
ginti leni igní,X paulatím aucto coquédz funt:íi non fuerit , fex & uiginti: 
ueruntamen íenís fic auctibuscrefcat,ut auri partícula & res, ín quibus uis 

argenti & aeris ab auro feparádi imeft;nó colliquefcat: ne fruftra fufcipiatur 
labor, & famptus íimpendatur:ítagy fatis eft tantum ignis cfTe calore, quanz 
to ollz femperrubrae maneant.Poft tot horas omnía lígna ardétía é fornae 
cefant extraheda:ipfa fornax laterculis uel regulis refractís fuperíus aperiez 
da,ollz calentes forcipibus eximedaetopercula remoueda:tum fi otium daz 
tur,aurum finere oportet per fe refrígefcereminus ením damnu faciet:fiuez 
rà negotitad eárem tempus n6 concedítaurez partícula fingulae mox ín 
uafculo lígneo aut aheno funturína uel aqua reftinguedze fenfim,ne res coz 
pofita, quz argentü in fe traxerüt,id exhalet.Sed aurez partículze & res có 
pofitz ad'eas adhzrentes refrígeratze aut reftínctze rutello funt uerfandze, 
utharü glebulz cóminui, ille ab ipfis nudarí poffint: deín angufto cribro, 
cui fuppofitü fitahenü,íncernendz funt:quo modo cópofitz res ci argenz 
to uel ere, uel utroq; permiftee é cribro decídüt ín ahenu;aurei globuli uel 
bracteolz ín eo remanét:que in uafculitproijciédze funt etíterü rutello uer 
fandasutà rebus,quz argentü uel ees ín fetraxerüt,purgentur , Res uero i 
pí2 qua de críbri foraminibus ín ahenü delapfz funt;in aluo, fuper uafe i 
gneo manibus agítato, lauandz funt,ut minuteeauri partículz , quz fimul 
ex cribro decíderüt;ab eís feparari poffint: quae rurfus ín uafculo aqua calís 
dalauandz funt,& lígno uel (copís uerfandze,ut res madefactze ab ipfis dee 
labantur:poftea omneaurü denuo calidalauari,& fetis uillís collieatís pur 
gari debetin aheno foramínü pleno,cui uafculum fit fubiectum : tum idem 
. in orbem ferreum,cüi ítem fuppolfitum fit uafculum,profjcere oportet, atqg 
calida lauare, Ad extremum ipfum conuenit conijcere ín alueum , & ficcati 
globulum uel bracteolam cotículz atterere unà cum acu , & confiderare ue 
trum purü an temperatum fit : fi nondumpurum fuerit; globuli uel bractee 
olz cum rebus compofitís, qua argentum Gees ínfetrahunt, fimili modo 
alternatím collocatis coquantur iteru : imo uero totíes;quoties ipfa res hoc 
poftulat.Sed nouiffime tot horis, quotad eas expurgandas opus erunt: & 
tum quidem una aliqua compofitionead globulos uel bracteolas adiecta 
quz careat rebus à metallis ortís:quales funt zerugo & atramentü futoríu:fi 
ením hzc fuerintín cópofitíoneauru aliquam uilís metalli partículam folet 
cócipere,ucl,(i eo carucrínt;ipfis infici.)yuamobrem quídam nundj talibus 
cópofitionibus,in quibus ifta funt,utunturi& rectefane illi:nam folus pule 
uis laterícius & fal,maxíme foffilis;totum arpentu & zcs ex auro elicere etín 
fc trahere poffunt. At moncetarij non neceffe habentaurum prorfus purum 
efficere, fed coquere, donectalís temperatura fit , qualis effe debeat aureorü 
nummuüm quos cudunt. V erüm cüm íam fuluus ille color auro infederit,& 
omnino fucrít purum , aut tale quale praeparant monetarij , cum ea chryfoz 
colla,quam Mauri boracem nomínant;uel cum fale confecto ex lixíuío , ex 
cinere anthyllídis uel alteríus herbae fal(2e facto, coquatur, & ex co líquefaz 
€&to bacilla fiant, Scd rcs compofitze, que in Íc traxerunt argentum , uel zes; 
et aqua 
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aqua effufa ficcentur, lieno teranturicum molybdaena & plumbo depaupe 
rato permíftze excoquantur ín príma fornace: miftura argeti & plumbi, uel 
argentí & zrís & plumbi,quze effluxit, denuo coquatur ín fecüda fornace, 
ut plumbum & zsab argento feparentur:hoc poftremó in uftrína perpur2 
getur:quo fane modo argenti nulla,uel perexígua partícula perit, 
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Sunt praterea rerum,quze aurum ab argento feparant;alíae quaedam có 
pofitiones ex fulfure & füibio alíjsqy cofectae:quaru una conftat ex atramen 
ti futorij ignis calore ficcatí & ín puluere refoluti femuncia , falís factícij pur 
gatífexrante,ftibij triente, fulfuris igné nó experti & preparati felibra, uítri 
ficilico,halinitri item ficilico,falis ammoniaci drachma. Sulfur uero fic przez 


paratur.Prímo cóterítur ín pulueré:deinde fex horís ex acríaceto coquitur: 


tum effufum ín uafculü aqua calida abluítur: poftremo dd refedít in uafculi 


fundo ficcatur:at fal cóiectus in aqua Buuiale,coquitur,ut ah COE TS &rurs 


fus exiccatur. Altera cópofitio habetfulfurís igne nó experti librá unà, falís 
purgati libras duas. T'ertía fit ex fulfuris ignem non experti libra,falís factís 
tij purgati felibra , falisammoníaci quadrante , mínij é plumbo facti uncía, 
Quarta conficitur ex falís factítij, fulfuris igné non experti, arídae uini fecís, 
fingulorum libra,chryfocollz,quà IVlauri boracem uocant.felibra. Quinta 
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habet pares portiones fulfuris ignem non experti, falis ammoniací, halíni 
trí, eruginis, Argentum autem,ín quo ineft aliqua auri portío , prímo una 
cum plubo líquefiat in catíno fictiliatqg fimul coquátur ufcg du argentu ex 
haler plumbürfi argentifuerit libra,plumbi fint drachmae fex:tum argétum 
afpergaturaliquo de iftis pulueribus copofitis,qui pendat uncías duas:de« 
in agitetur: poftea effundatur in alterum catinum prius calefactum & feuo 
illitum:istg concutíatur:czetera perficiantur ratione íam explicata, C'uinetí 
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gris manentibus feparatur puluere, qui conftat ex falis ammoníaci parte ue 
na,fulfuris dimidia : poculum,fiuealiud opusjinauratum oleo íllinitur:ei ín 
Ípergitur puluís:manu uel forcipe prehenfum admouctur igní, concutiturz . 
quo modo aurum decidit ín aquam uafis fubiecti , poculi manet illacfum, 


Vide Birngnéwmri qp Separatur ctiam aurum ab argenteis operibus ínauratís argento uíuo;id ín 


fundatur ín catínü fictilem,& ieni fic calefiat ut digitus, in ipfum immiffus, 
calorem füftinere pofTit: ín eo areenteum opus ínauratum collocetur: cim 
adipfumargétüm uiuum adhzeferit exemptü imponatur in lancem: ín quà 
aurum refrípgeratum unà €um argento uiuo decidit. Iterum uero & fzpius 
idemargenteü opus inauratu in argento uiuo calefacto collocetur: idemQg 
labor fuícipiatur ufq; ad eum finem dum nullum aurum appareat in opere, 
cüm ín ignem impofitum fuerit, & ex eo argentum uiuum, quod ad ipfum. 
adhafit,euolarít:mox artifex capiat pedem leporínti,atq conuetrrat argen, 
tum uium & aurum : quz fimul ex opere argenteo deciderunt in lancem:z 
eacp infundat in linteum, lini xylini contextu factum,uel in alutam: per illü 
uel hancargentum uium expreffum alteralance excipiatur. Aurum uer 
inlínteo ucl aluta remanebit: quod collectum in carbonem excauatum inij 
cíat & coquat doneclíqueícat,& ex eo maffula fiat:quam cum pauco ftibio 
coquat ín catíno fictili: eaqs inalterum uafculum infundat:quo modo aurü 
in fundorefidere,ftibium tenere fuperiorem locum uidebít:tum eundem 1a 
borem fumat:poftremo aureas imaffulas ín làtere excauatit coníjcíat,eum 

inígnícollocet: quarationeaurum fit purum. — Atgg hís modis auruma 
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quibus zesab auro feparatur.Sal,quem uocamus artiíficiofum,conficitur ex 
atramenti futoríj;alurninis,halínitri;fulfuris ígnem non experti finguloru li 
bra;falís ammoníaci felibrà: quae res cóminutee coquantur ex lixiuío facto 
ex cineris,quo lanarum infcctores uruntur,parteuna;calcís aqua non reftín 
Ciz ítem parte una,cineris fapini partibus quatuor, Res autem ex hoclixiz 
uío coquantur ufcg dumitotum confumatur : mox ficcentur € reponantur 
inloco calido,ne ín oleum üertantur: deinde cum eís cominutís plumbi, in 
cinerem refolutí libra permiíceatur: atq huius pulueris compofiti (ingulae 
feícuncize fingulis zerís;in catino calefacti,librís paulatim infpergantur: ac fi 
loferreo multum & celeriter agitentur: catíno refrígerato € confracto au» 


aln [eire horis mad? rea maífula reperitur. Altera fecernendi ratio haec eft:fulfuris ignem non ex 


perti librae duze,falis facticij purgatí quatuor cómínuantur & commifceane 
tur: huíus puluerís fextans & femuncía adijcíanturad beffem globulorum 
confectorum ex plumbo,etzre,in quo ineft aurum,plumbi duplo:fimulcg 

coquan4 
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coquantur in catino fi&ili donecliquentur: quo refrigerato exímatür mat 
fula,& àxécremento purgeturtex qua rurfus conficiantur globuli, ad quos; 
fi pendunt trientem,puluerís íam dícti felíbra addatur, alternatímq colloz 
€entut in catíno:que operculare & obliníre cóuenit:mox leni igní coquan2 
tur donec globuli fquefcant: paulo poft catinus ex igni exímatur: ex refriz 
getato maffula extrahatur:ex qua purgata et denuo liquefacta tertío globu 
lifiantiad quos, fi pendunt fextantem, puluerís femuncía & ficilicus adijcía 
antur,codemq; modo coquátur, & ín catíni fundo aurea maffula refidebit; , 
T'ertía ratio eft: ín zerís líquefacti libras fex,fubinde inijcíantur fulfürís cera Terr r*^* 
inuolutí;ucl ciim ea permiftü partículze,et comburantur:pendatuerófülfur ' 
femuncíam & ficilicum:deínde halínitri,ín puluerem contrítí,ficilicus unus 
& dimidius proijcíantur in idem &es,ítemQqs comburantur:tm denuo fulfü 
rís cera íinuoluti femuncía & ficilicus: poftea plumbi ín cínerem refoluti , && 
cera inuoluti;uel mínij,ex plumbo fati,ficilícus et dímidius:mox auferatut 
zs, & àd auream maffulam adhuc cum zre pauco permíftum adijcíatur ftia 
biunm,quod maffülz fit duplum : & fimul uíqs eo coquantur,dum eade exe 
halet ftíbium:tum maffula & plumbum,quod fit maífülze dímídíü,coquari 
turín catino cínereo.Poftremo aürum ex eo exímatur& horüiínísutíria rez 
ftiriguatur: quod fi color nigricans ei infederít cum pauca chryfocolla, quá 
Mauri boracem uocant: fi pallidus,cum ftibío recocturm,füluumiílluim trae. 
het, Suntquízesliquefactum cochleari ferreo hauríunt & effundunt ín alte &phie eid 
rum catínum, quí foramen habetoblitum luto, eumty ímponuntín carboz 
nes ardetes,& íniectis pulueribus íàm dictís maffam filo ferreo celeriter uet 
Jfaritiates hraurum ab zre fecernunt:illud ín catíni fundo refidet, hoc fupete 
natat:mox forcipe igriita catíni foramen aperíunt, & effluit es, Aurum ues 
ro,quod remanfit, cum ftibio recoquunt: íd cüm exhalaueritaurum tertia 
cum quarta plumbi parte coquüt ín catíno cinereo, & hominis urína reftira 
guunt.Qüarta ratío eft,xrís libra & triens, atcg plumbi fextanslíquefiüt && Q,urta. ran 
effundunturín alterum catínum,íntrínfecus oblitum feuo ucl gypfo:& ad 
ea adíjcítur puluis,quí conftat ex fulfurís przeparatí, erueinís, halinitrifine 
guloru femuncía;falis cocti fefcuncia. Quínta,zrís libra & globulorii pluriz Q, mt^ 
beorum librze duze;atcp falis artíficiofi fefcuncía íníjciuntur ín catíni, &pri | 
m0 coquátur eniigni,deíndeacríori.Sexta,aerís bes,fulfuris falis ftibij, (in .S'ex 74 
.gulorum fextans fimul coquuntur. Septíma, zerís bes, fcobís ferrí elímatze, 'eprma 
falis, (tibij,recrementorum uitri fingulorum fextans unà coquuntur.Odtaz 547an« 
ua zrís libra, fulfurís fefquilibra, erugitiís felibra, falis purgati libra, fimul 
coquuntur, Nona ín zerís liquefactilibram ínijcítur fulfuris íónem nonexa. AN'a»^ 
erti GZ cuia tmtudden 8, BISTerrea ce eriteruerfantur:miftura con 
teriturín puluerem : ín quem argentum uuum infunditur: quodaurumad - 
Teallicit & irahit. At zes inauratum aqua madefactum igni imponitur: ignís 
tum fríoída reftinguitur:atirum filís orichalceís collicatis abraditut.His (a2 
ne rationibus aurüab zre fecernitur:at íde,uel plumbu ab argento ratione, 
quá nunc exponá,feparatur, Officina uerg, fiue domicilii in quo íd ipfura 
fit, prope officinam, ín qua uenzeautí, uelargenti;uel míftze excoquuntür, 
cóftruatur:cuíus murus medius fit longus pedes unii & uioíntíaltus quín2 
B decím; 
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decim :à quo primus;qui eftad flumen,diftet pedibus quindecím ; poftre« 
mus decem & nouemtutét Gy longus fit pedes fex & tríginta;altus quatuore 
decím:fed ex primi muri capite mirus trafuerfus pertineat ad caput poftre» 
mímuri: deinde poft pedes quíndecim ex codem muro prímo alter murus 
tranfüerfüs ductus fit ad caputmuri medij.In hoc fpacio,quod eft inter dus 
osiltos muros tránfuerfos;collocentur pila ; quibus uenze & alía ad eas exe 
coquendas neceffaría frangantur: àprímíquoqg; muti pofteríore capite tet 
tíus murus tranfüerfus perductus fitad alterum caput muri medij,S ab eo« 
dem ad éaput muri poftremi; Spácium autem , quod eft ínter fecundum & 
tertium murum tranfuerfum , € inter poftremum & médíum murum lon» 
gum,cóntíneat fecundam fornacem,ín qua plumbum feparatur ab auro uel 
argehto , cuíus camini paríes rectus [tatuatur fupermedíü muru, obliquus 
fuper trabem, qua ex fecundo muro tranfuerfo pertineatad tertíum: ea ita 
locata fit,ut pedibus tredecim díftetà medio muro longo;quatuor à poftre 
mo:ipía uerà cráffa & lata fit pedes duos:à terra furfum uerfus ad trabe hác 
longam fint pedes duodecim. Quinetiam ne paries obliquus incidat ín re« 
étum:caueatur partím crebris bacillís ferreis,partim rarís tígnísluto obdus 
étís,qua utràgp é tignís paríetis obliqui ad tigna rectí pertineat, Poftremo 
tectum eodem modo fe habeat,quo tecti officinz; in qua uenze excoquuüi 
turifed in fpacio,quod eftinter medium & primum murum longum, & íne 
ter primum & tertíum murum tranfuerfum fint follesymachina,quz eos de 
prímit,organum,quod coídem diducit, Vnum etiam tympanum, quod eft 
adaxem rotz, habens fufós moueat tympanum dentatum axis , cuius dene 
teslongifollium tígilla déprímunt,& tympanum dentaturn áxis,cuius den 
teslongí;pilorum denteslongosattollunt: fed cótrario modo: ut fi dentes 
deprímentes tígilla follium uoluanturà feptentrione ad metídíem : contrà 
dentes longi attollentes pilori dentes longos uerfentur à merídie in fepten 
tríoném,  Veriim plumbum ab auro ucl argento fecernitur in hac fecüda 
fornace:cuius ftructura conftat ex faxis as Ends duobus murís ine 
teríoribusquorum alter alteru tranfueríus fecat,ex orbe, ex operculo. Ipfe 
ueró catínus conficitur ex puluere terreno & cinere: fed prímo de ftructura 
atqp adeo de faxis quadrágulís dicam: eà (int alta pedes quatuor,& palmos 
tres,craffa pedem: ab imo furfum uerfus ad pedes duos,& palmos tres,inte 
riore & fuprema partead palmü prorfus exciía fint, utfaxeus orbis in ipfis 
iacere poffit.Solentaute plerungy effe numero quatuordecim : atq lata exe 
tcríore parte pedem & palimiti;interiore anguftíora: quod interíor circulus 
muilto (itanguftior exteriore. Quod filatiora fuerint, mínus multa effe ne 
ceffe eft: (ianguftiora,plura. In terram fodíantur altitudíne pedís & palmi: 
fuperius femper bína quaqi proxima fibula ferrea connectantur: cuíus cuz 
fpídes ín eorum foramína íncludantur, & in eadem plumbum liquidum in 
fundatur:fed ca ftructura faxea habeat fpirítalíaforamina fex à terra; furfum 
uerfus ad pedern: atqp íta ab íma faxorum parte ad pedes duos & palmum: 
quorum quodq; fit ínter bína faxa altum palmos duos, latum palmu & diz 
&ítos tres . Vnüni fità dextro látere inter murum,quí murum ptíticipale ab 


igni tuetur; canalículü , per quem Ípurma argetí ex fornacis catiro cffluit. 
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Caetera quíncp fint circticirca paribus;quoad fierí poteft, ínteruallís diftins: 


cta:per ea exít hálítus,quem terra cócalefacta expírat: quz ní effent eum cas 
tinus ad fe traheret;ac uítíum faceretthoc eft talis cumulus fieret, qualis fieri 
folet cüm talpa terram egerit: cínísCp fupernataret;atqy catínus ftannum ab 
forberét; Aliqui eadem de caufa pofteríorem ftructurz partem prorfus paz 
tente faciunt; At duo muri ínteriores conftruantur lateribus, latítudínemtg 
habeant laterís : atcp alter alterum tranfuerfus fecetiquibus etíam ipfis quaz 
tuor fint foramína fpírítalía:ín quagg parte unum: quze circiter digitum fint 
altíora etlatíoraalfjs:ín ea quatuor templa ínijcíatur tantu recrementorum, 
quantum capít cífium, eiscg fuperfundatur tantus puluis ,à carbonibus rea 
folutus,quantum capítalueus maíor bracteis lignis contextus. Vluriautem 
extent é terra cubitum: quibus € faxorum quadrangulorü parti excífze fua 
perponatur orbís é faxo formatus,craffus palmü & dígitos tres:quí undiqg 
peitingatad faxa quadrangula.Quod fi rimaaliqua fuerit, ea fragmentis ía 
xorum uellaterum expleatur. Orbis autem priore parte declíuis fit, ut cana 
liculus,per quem effluet fnumaargenti, conficí poflit: attamen orbis faxei 
loco quidam ponunt tabulas eneas , ut míftura uel ftannum citius calefie 
at.Sed operculum,quod globi dímídíati figuram habens tegit catínü,cons 
ftet ex ferreis circulis & bacillis, atq; operímento, Circuli numero fint tres, 
latí circiter palmu,craffi digitum:infimus à medío diftet pede:medius à fus 
premo pedibus duobus : fub eis fint bacilla ferrea dece & octo, ad ipfos cla 
uís ferreis affixa:quae bacilla eandem quam circulilatitudinem & craffitudi 
nem habcát:fed italonga fint,ut curuata ab infimo círculo ad fupremü pere 
tingant:hoc eft pedes duos et palmos tres:cüm alíoquí altitudo operculí fit 
tantummodo ad pedem & palmos tres:ad omnía operculí bacilla & circue 
los interíus bractezeferreze filís ferreis fintalligatze, Operculü quoq; habes 
atforamina quatuor:quori poftremum , quod é regione fit canalículí, per 
quem fpuma argenti efluet,inferius latum fit pedes duos:fuperius,quía cle 
menter affürget,anguftíus,nempe latum pedem & palmos tres atq; digitü: 
careat bacillo:nam id ex fuperiore circulo ad medíum tantümodo,non etía 
ad infimum,pertineat, Alterum uero foramen,quod exíftat fuper canalícuz 
lolatü fitinferíus pedes duos & dimidium, fuperius pedes duos & palmüt 
quod etíam careat bacíllo . Etením non bacíllum modo n6 pertíneat ad ínz 
fimum círculum,fed ipfe etíam infimus circulus ad eam partem non pertíne 
at,ut magifter fÍnumam argenti ex catíno poffit extrahere, Ad murum przez 
terea,quo murus príncípalís munítur contra uim calorís, ubi follium nares 
fituantur,fint duo foraminalata palmos tres,alta círcíter pedem:ín quorum 
medío duo bacilla defcendant bractea interíus contecta, Fiftula aüt, ín qui 
bus naresfollíu collocentur, ufcj ad ea foramina pertíneant:quze fiftulae ex 
laminis ferreis cóplicatis facte lógze fint palmos ri.& digitos i1. Ear uerd 
pars caua fitlata dígitos tres € dimidiu,ín quas duas fiftulas nares folliü fic 
condátur,ut ab caru foriculís díftet díoitis trib , At operimetü cóficiatur ex 
circulo ferreo lato díeiots ir. qui inferíus fit,et ex tribus bacillis ferreis íncur 
uatís,qua ab una círculí parte ad alterá ei oppofità pertíngát. Aliud aütalij 
fuperpofitü fit fuperiore parte, ibiGg per ea clauus ferreus infixus penetret: 
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fub quibus item fint bractez clauis ad ea alligatze,Poftremo quaeq; bractea: 
habeat parua foramína,ín quae tamé dígítus immitti poffit, ut lutum, quod 
interíus ílliniri debet.adhaerere poffit, Operculum przterea habeat tres an 
nulos ferreos ínclufosin clauorum ferreorum foraminibus, quz fintín eo» 
rum capítibus admoduni latis .Hi claui ea parté connectant bacilla cum cír 
culo medío : annulis uero ínijciantur unci catenze,qua operculum fubleuas 
tur, quod fit,cüm magifter catinüm praeparat, ; 
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In fornacís auté orbem uel tabulas zeneas & faxa ínijciatur lutü cum ftraz 
mentis permiftinaltum tres dígitos: atq; tundatur pilo lígneo ufq; eo dum 
ad dígiti altitudinem deprimatur.Pilum uero fit teres et altum palmos tres, 
inferius latum duos,furfum uerfus anguftius:cuius manubrium longum fit 
pedestres:quà ín pilum includitur, circulo ferreo cíngatur, Cuuinetíam faz 
xís fuperíus íllinatur lutum , etíam cim ftraminibus miftu craffitudine palz 
mí:ín quod occumbatopercülum. H3ecomnía quamprimu labefactata fue 
rint,reficiantur. A rtífex ; qui hocfeparatidorü metallorum munus fuftínet, 
laborem ín duas duorum dierum operásdiftribuit: altero mane pauci priz 
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mà cinerem infpergitluto,& aquam affundens fcopís uerrít : deinde inijcit 
cínerem cribratum, & aqua fic madefáctumi ut níuis ínftar ín pil: figuram 
formari poffit:cínís uero fit ex quo lixiuiü aqua pércoláta fuerit factu: na alí 
us,quia pínguis eft, denuo urendus effet;ut macer fieret, Eur ate cirierem 
maníbus compreffis équat,cátinum( medium uerfüs decliueni facit : tum 
pilo íam deícrípto ipfum tundit:poftea duobus pilis paruis,iteligneis; for 
mat canálículum,per quem effluit fpuma argenti: uriá eníiri manti comptrez 
henditunum,altera alterum:utrungg latum cft palmum,craffüm dieitos du 
os,altum pedem . V tríufqy manubrium aliquantum teres ad fcíquídigitum 
minus quàm ipfum latur eft; fed longum pedes tres:tam ueró pilum quam 
mánübríüm ex uno lígno factum eft. Mox calceatus infceridit ín catinum; 
& eum ündíq; pedibus calcat: quo módo fubfidit & fit decliuis, Deinde íte 
rürni eundem tundit pilo mágno:tum exüto dextri pedis cálceo catini círcüi 
lum eo defignat,& defignatum excínditlamiína ferrea utríndy curuatà , atog 
longa palmos tres;lata totidem digitos: cui funt manubría lienea, alta pale 
inum & digitos duos,craffà item dígítos duos. Pei cà penetrat utríricg pats 
lamínz ferreze cufpídata & fuperitis recuruata ; Quidam parte lighede bras 
€ezs,cribrum cíngentis, lamine loco utuntur. Ea uer lata eft tres dígitos; 
utríncp ad extremum fic íricifajut manibus teneri poflit, Poftea turidit cana 
liculum per quem effluit puma etx ueró cínis delabatur ,áperturam 
faxo,ad hancformato , obftruit:ad quod apponit tabellá: eui rurfus ne dez 
cidáttrudem opponít:tum cíneris altieum infundit, éumQ pilo máeno vui 
dit:iterüm deinde iterumtg cinerem iníjcit,& eum pílo turidit, Cánaliculo 
facto ficcum cinierém catinó undígy fuperintjcit cribro,ac euiii manibüs cóz 
planat & atterítitum madefacti cineris altieos tres in márgínem cátíni circi 
€ircaínfjcit, & operculum demittit ; Mox infcendens in catínum, id undíqg 
ciere óbftruítne miftura líquefacta efflüat ; Déiride operculi operimento 
fubláto in catínum carbones alueo infjcit; prunas uero batillo ferreo: & has 
quidem etíam per foramiria,quze operculum ín lateribus habet, casqg eode 
batillo adaequat:atcp tantum laborem & munus duarü horarum fpácio per 
ficititum paruum trücum fuperponit laminae ferreze, que in teira pofita eft 
fub canalículo:ea longa eft pédes trés & pálmium lata pofteríore parte pee 
dem & palmos duosatq; totidem digítós, priore palrnós duos, & iterütoz 
tidem digitos:at trunco fuperporit Bain ;acipfilamiraim ferream affimíz 
lem inferiori: ín quam cófjcit carbonim aluetim bracteis ligriéís contextu: 
ing eos tot prunas, quot batillo ferreo coritjcere poteft : atq; catinus unius 
horz fpacio calefit: deinde conto uricinato ; quo detrahit fpurnam argenti, 
comouet relíquías carbonu. Vincus autloiigus palmi,& latus díoítos tres 
habet figuram duorum tríágulorüm: cuíüs mianubríum ferreum longi eft 
pedes quatuor, líonéum uero, ín ferreum ínclufurn,fex. V erum aliqui fim2 
plícem contum uncinatum ufürpant. Poft horz fere unius fpacium turfus 
codem conto uncínato cómouet relíquías prunarum,& batillo eas, qua ín 
canaliculo iacent;in catínum íníjcit. l'um íterum pofthorz fpacium eodeni 
conto cómouct prunas:quas ni ita cómoueat ín catíno aliquis nieror m2 
het,atgi ea parte uiítíurii facit: utpotenon fatís exiccatus:etenim míniífter có 
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mouedo uertit prunas ut prorfus cóburantur,benet calefiat catinusiquod 
ipfum fit tribus horís:reliquis duabus iterum catínus quiefcit. Cum autem 
fonitus horze undecimz fuerítaudítus;tunc cínerem , ex carbonibus factu, 
Ícopis uerrít & de catino defjcit: mox afcendit fuper operculum,& linteum 
trítum intíngens inaquam,cum cínere permiftam,quam uafculum cótínet, 
totum catínum eo madefacít,& uerrít per foramen operculí manum ímmít 
tens. Confumitautem interdum duo aquz fic miftze ualcula: quorü utrugg 
capítfextarios Romanos quíngs:quod íccirco fine catínus , cüm feparane 
tur metalla,difrumpatur : tum corío ceruíno eundem terens, rímas oblinít, 
Quinetiam ad finiftru canalículilatus collocat duo molybdaenze fragmen 
ta,alterum alteri íuperponens:quzalíqua ex parte liquefacta confidunt, & 
obftaculo funt;ne fpuma argenti a flatu follium in orbem moucatur,fed ibi 
fubfiftat: uerum expeditinloco molybdaenae ponerelaterem : cítíus enim, 
quod ís ualídius calefiat,orítur argenti fpuma . Catinus autem iuxta media 
cíus partem profundior fit palmís duobus & totidem digitís:ipía uero me 
dia pars praterea digito , Sunt quí catíno fic praeparato illínut albumen o2 
ui fpongía conceptum,et ex ea rurfus expreffum., quorcfolutum fit thus ín 
puluerem contrítum, Quídam eííllínuntlíquorem, quí conftat ex oui albu 
inine,& eius duplo fanguine tauríno,uel medulla: nónullí eídem catíno cal 
cem cribro fuperínijcíunt.Poftea magifter officínz ponderat plumbü,cum 
quo aurum uel argentum;ucl utruncp eft permíftum:cuíus interdum centu 
pondía centum imponuntur ín catínum:fed frequenter fexaginta uel quínz 
quagínta;uel mínus multa: quo facto tresftraminum manípulos círcumcír 
ca infpergit catíno,ne plumbu fua grauitate inzequabilem efficiat: mox per 
canalículuimponítaliquot plumbi mifti panes , € aliquot ad latera per foz 
tamen operculi poftremum : deinde per eiufdem operculíi fuperius forame 
infcendens in catínum panes, quos eí mínifter porrigit , círcucírca apponit 
ad operculum : tum afcendens rurfus manibus immilTis per ídem foramen 
etíam aliquot panes íimponitin catínum,Eos uero qui remanferunt, fecunz 
do diefurca ferrealignis per poftremum operculi foramen fuperimponit, 
Panibus fic collocatis carbonumalueum bracteis lígneís contextum per fu 
perius operculi foramen ínfjcít,acímponit operimentum operculo : quorüi 
iuncturam mínifter luto illinit: ipfe magifter dimidium carbon alueü per 
foramen, quod eft ad fiftulas naríum,inijcit ín catínum, ac folles praeparat, 
ut fequenti die manefecundam operam inchoare poffit. l'aleautem labo 
randí munus horz uníus fpacio perficit , duodecímaq; omnia funt pracpae 
rata:quz hore omnes collecte conficiunt fummam horarum octo, 
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Scd iam tempus eftutad fecundam operam ueníamus, Mane artifex pri 
m0 accípíens batílla prunarum duo,ea ínijcít in catínum iuxta fiftulas naríz 
um perforamen:deínde peridem foramen imponitligna abíegna uel pícea 
ftri parua;qualía folet ea effe, quibus pííces coquímus: tum machiínze, deprí 
mentis tígilla follium,fores attollit ut ueríarí poffit: atq ita pacio uníus ho 
rx plumbum míftumliquefcitiquod cüm factum fuerit quatuorlíonalonz 
ga pedes duodecím,per poftremum operculí foramen íimponít,& totidem 
per canalículum:qua lígna,ne catinum uitientpremendo utríncg fuftínent 
fcamna:ea funttignalonga pedes tres,lata palmos duos et totídem dígitos, 
craffà palmos duos : quibus utríng; funt duo pedes díuarícati. Ad Ícamnu 
praterea ante canalículum locatum apponit lamínam ferream, ne puma ar 
gentí,cüm ipfam ex catíno extrahit,ei ín calceos infilíat , pedesqy & crura of 
fendat:quínetíam reliquos panes batillo uel furcaferrealignis íam díctís ím 
ponít per poftremum operculi£oramen. Atargentum rude purum , aut 
plumbei colorís uel cínerei,uel rubri, uel denícy alteríus dilatatum & conci 
fum atqy calefactum ín catinís ferreis,tunc ín liquidum plumbum,cuí argen 
tum immíftum eft,quod,utfzepíus dixi nomínatur ftannum,infunditur: ac 
fic quod impurum eft;ab eo feparatur. V erüm cümligna oblonga príore 
parte fuerínt cóbufta,tum cuneos ferreoslongos pedes quatuor,príore par 
telatos dígitos duos, deínde fefquidigitum latos & craílos , magiífter malz 
leo in caimpellit, atcp ipfis promouet : íacent uero cunei ín fcamnís , Atalíj 
cüm feparant metalla , duo eiufmodi ligna imponüt ín catínü per foramen, 
quod eft inter folles: totídem perpoftremum foramen,unum per canalícue 
lum:fed hís maiorelignorum numero,nempe fexaginta,opus eft: cim illi li 
gnís quadraginta operam perficere poffint. Cümueró plumbum duabus 
horis íta fuerit calefactum,tum.d ipfum cómouet conto uncínato,ut magis 
calefiat, Quod fi difficulter feparatur ab argento,in ftannum liquefactu in» 
ijcit aes & puluerem carbonum. Síuerà miftura auríargentofi cum plume 
bo ucl ftannum ex uenacontraxítímpurum quiddam , ín íd ínijcít portío» 
nes,aut pares,uel ergo arídae uíní fecis & uitri V eneti,fiue falis ammoníaci, 
ucluitri Veneti &faponis ít€ Veneti: autimpares , nempe arídze uíni fecís 
duas;ferruginís unam.Sunt qui fingulis compofitíonibus admifcenrhaliná 
trí partículam, Ad míftura autem centumpondíum adíjcítur pulueris bes, 
autlibra;autlibra & tríens:proutmagís uel mínus impurafuerít.Puluís cer 
teíd,quod ímpurü eft, ab ipfa mifturafeparat. Tuncuero plumbí,cum car» 
boníbus permiftí,quafi cutem quandá rutro per canaliculum extrahit: eam 
plumbum cüm calefit,gienit,fed ut mínus multam gignat, conto frequéter 
cómouendum eft:deínde ad hora partís quartz fpacium catínus combibít 
plumbum.Eo autem tempore,quo penetrat ín ipfum,falit & bullít:tum ma 
gifter cochleariferreo haurít paucum plumbum,quod experítur atcp ex eo 
cognofcit,quantaargenti portio ín ea miftura tota infit, Cochleare uero la2 

tum eft digitos quingg:eius manubrij pars ferrealóga eft pedes tres, líonea 
totídem,Poftea conto extrahit fpumam argenti: quz fit ex plumbo & zre, 
fiid quoq ínerít ín miftura,uftis: quare rectius fpuma plumbi quàm argen 
tí diceretur, Etenim uitium argenti tunc nullum eft, fed plumbum & zesab 
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eofeparantut. V erm pluimbum magis etíam in alteríus fornacís catíno, in 
quoargentiim perpurgatüm fit purum; Qüoridam,Plinío áütore; füb catie 
ni canalícülo alter erát catinus:defluebátqg fpima argenti ex fuperiore in ín 
ferioremiéx qiio ueruculo füblatà couoluebatur , ut effet modici ponderis: 
quocírca ex ea olim fiebanttubuli: nunc; quía non conuoluitur ueruculo; 
conficiuntur maffe, 


Fornex A, Ligna 5. Spuma argenti C, Lamina D, Magifter ieiunus 
edit butyrum,ne uenenum; quod cátinus exbalat;einoceat;peculiare eniyi 
illius remedium eft, 5, 
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Sipericalu fueríit,ne miftura fimul cum fpuma argéti effluat , magifter íi 
promptu habet luti ín cylindrí,quí utríncy acutus fit,fieurá formatu: íd ad 
contum uncínatum apporiens mífturze,ne cffluat,opponit, At cüm íam füs 
usaroentó infidebit color, tum apparent maculz lucentes, &, quafi quida 
colores,albze, Articulo temporis poft prorfus fit candídu: mox mínifter de 
mittit fores,ut canali claufo rota non uerfetur,& folles quíefcant. Sed magi 
fteralíquot aquae uafcula infundit ín argentum ut refrigefcat. Alij infundut 
ceruífiam ut albidius fiat: fed hoc nihil habet momenti,cüm argentuü adhuc 
fit perpurgandum: poftea ferramento,cuí figura cunei data,panem argenté 
um attollit, quodlongi eft pedes tres,latü dioítos duos. In eius parte caua 
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inclufum eft manübríü lieneülongü circiter pedes quatuor ; Extractum ue 
1 ex catíno panem argenteü lapidi imponit,& altera eíus parte molybdaez 
ná;altera fpumà argentí malleo decutit. Tum oríchalceís filís collí gatís,ctín 
aquam íntínctís eum purgat. Cim aut plumbum feparatur ab argento plus 
argenti plerungs reperitur , quàm.cüm experimentum fieret: etením (iante 
ín centumpondio inerant unciíz tres,& totídem drachmae, ínueníuntur un 
ciz tres & dímidia,Sed molybdzena remanes ín catino plerücp,alta eft palz 
mi: quafublata cínísveliquus rurfus cribratur: quód refidét ín críbro,quía 
molybdzena eft,ad molybdaenam adijcitur. Cinís uero, quí decidit per cri» 
brum,eundem,quem príus,przbet ufum: quínetíam ex eó & puluere offiu 
catilli fiunt cínerei,Poftremo ad parieté;ad quem fornax eft extructa,pome 
pholyxlutéaadhzret:atcqg etíam ad operculi annulos,qui prope foramina 
funt;ea;poftquam multa adhzeferit,abfteroitur, 


Panis A, Lapis B. Malleus C. Fila orichalcea- D. V 4s aquam 
contimems E. Fornax ex qua pattis exemptus est, adbuc fumans 
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- fehabet.Prímo eft ftatutus axís quadrangulus undícy latus pedem,longus 
pedes. xut. eiuscodax inferior uertíturin catillo enco ,íncluío ín altezum 
nes tignum 
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"stigim quernuii : duo enim:funt fie tranfuerfa locata;ut unfus forma, quae 
"In eíus parte medía eftjinalteríus formaim;quz item in eius parte medía eft, 
"fncludatur,crucísey fpeciem praebeat: quorum tígnorum utrüngs longum 
-eft pedes treslatum & craffum pedem. At fuperíusaxís caputteres'eft:inam 
"fic excilum;utlatum fit palmos ttes:íd uertítur ín.dímídíata armilla, utríngg 
"infixa ín trabe, cui parícs camini oblíquus ínnítitur, Ad axem uero affixum 
'eftloculamentum:etením prímó furfum uerfüs ad cubiti altítudinem ín for 
ma axis ínclufum eft tigillum ,longum,exceptís capítulis, cubítum & digíz 
tos tres,latum & craffum palmos duos: deinde íterum furfum uerfus adalti 
tudínem pedum quíngy;alterum tíoíllum zquelongum;latum,craffüm eft 
dnclifuminaxe.Boram auté duorim tíoíllorum altera capitula ínclufa funt 
án formis tientftatutí longi pedes fex & palmos tres,fati.& craffi dodrante: 
atc clauis Iteneís transfixaitum ab inferiore tipíllo furfum uerfus ad trium 
palimorumaititudínem ín axís formis,qua funt à lateríbus, inclufa funtítez 
rum duo tíoíllalonga,exceptis capitulis, pedem & palmum fata palmi & 
' *Kígitos tres,cráffa palmum , Parí modo füb fuperiore tíeillo funt duo eiufz 
:dem magnítudinis tioílla : quínetiam ín ftatuti tieni formís totidem tigilla 
inclufa funt etufdem,cuíus proxíma longitudinis,fed crafTà dioitos tres; las 
:tapalmum & dígitos duos:& duo quidem inferiora fupra ínferíus tíoillum 
itranfücrfum,füperioraueró éregíone duorum fuperiorum tígillorum ín az 
:xfs lateribus íncluforum,Exterius autéad tícilla afferes funt atfixí: fed pars 
loculamenti prior fores hab etatcp etíam pofteríoriquorum cardínes ínfixi 
funtín zfferibus;affixisad tíoílla ín lateribus axís ínclufa: tum inferíori tígil 
lo tranfuerfo afferes funt fuperpofití:à quibus furfus uerfus ad duorum paf 
morum aliitidinem eftaxiculusferreus quadrangulus:cuíuslatera funtlas 
"ta dieitos duos:capítula,quoram utruncp teres,ín armillís zeneis aut ferreis 
noluuntur:earum altera eft ín axejalterain tígno ftatuto inclufa. Circa uerd 
'axiculum utríngs eftorbisTigneus,altus palmos tres & díoitum;craffuspaf 
' umum.fuperius bractea ferrea tectus: hí duo orbes ínter fe diftant palmis du 
' ,obus & totidem digitis:habentqg fufos quínge:quí craffi digitos duos & di 
| iídium díftarit inter fe digitis tribus:quo modo tympanum fui generis effi 
cituriquod ipfum rigno ftatuto abeft palmü & digítum :longius uera ab 
;axe;nempe palmtr € digitos tres; Deinde ab hocaxículo furfüm uerfus ad 
ipedis & palmi altítudínem eftalteraxículus ferreus quadrangulus , cuíus 
:quodq; latus eftlatum dígitos tres; Ipfe equeac prior ín armillis aeneis üel 
frrcizuerfatur:circá eum eft tympanum dentatit, duobus orbibus comipaz 
'éuim,latum pedem& palmos tres,craffüm palmum & digitos duos: cui ín 
! sfrontefunt dentes tres & uiginti, latí palmum , craffi digitos duos:extant é 
:tympano palmuin:diíftant ínter fe dígitistribus: atq; etiam circa eundém as 
»xiculum uerfus tignum ftatutum ad duorum palmorum & totidem digito 
:ram longítudíne eftalter orbís zeque actympani orbis latus, fed craffus pal 
mum. ls uertíturín tígno ftatuto ea parte excifo.Ex hoc orbe & tympanior 
"beficalteri tympanum fufos habens ítem quing; . Ab hocaltero praterea 
,axículo furfumuerfus ad altítudínem cubiti eft axiculus ligneus :cui ferrei 
! sfuntcodaces;cuiufis capitula cjrculis ferreis funt cincta; ut codaces ín eis fir 
85 ni i l 4 mímas 
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fni maneant: qui eque acaxiculi ferrei uoluunturin armillis reis uélfetrez 
is.Hicaxiculus diíftatà fuperiore tigillo tranfuerfo circiter cubítum:& pro« 
petignum ftatutum habet tympanum dentatum, latum pedes duos & dis 
mídium: cui ín fronte funt dentes feptem & uiginti : at altera axículí pars as 
xem uerfus bracteis ferreis eft tecta,neá catena,quze circa eam uoluitur,exe 
datur. Eíus catenze annulus extremus inclufus eft in fibula ferreà;& in axis 
culi ínfixa: ipía catena ex loculaméto exiensin orbiculo,qui eft interroftri 
tígnayuerfatur , Etenim àloculameéto furfum uerfus ad pedís & palmi altítu 
dinem eftgruis roftrum:quod conftat ex duobus tígnis inclufis ín axe,lon 
gis pedes quindecim,latís palmos tres,craffis duos : quz à tergo axís emiz 
nehit cubitum: ibiq fibulantur,ligneo praeterea clauo, qui per ipfa & axem 
penetrat;connectuntur: is clauus altera parte capitulum habet latum,altera 
foramen;in quod ínfigitur paxillus ferreus,ut tigna cum axe arcte conftríne 
gat.Fauere roftritigna, fulciuntur & fuftínentur alterís duobus tignislon 
'gíspedesfzx & palmos duos,latís & cráffis item palmos duos: quz inferis 
us inclüfa funtin formis axis, fuperius ad tigna roftri, qua abfuntab axe cir 
íter pedes quatuor;clauis ferreis affixa. Poft fuperiora horum tignorü cae 
pita uerfus axem eft fibulaferrea;inferius in tigna roftri infixa, ut ea coércee 
at Heaut Virqak uus caput príus inclufum eft ín lamina ferrea 
quadrangula;inter quas eft tertía lamina ferrea quadrangula interiecta:qua 
ratione fiut tigna roftri necy dilabi poffint,necalterum in alterum incídee 
re:qux tigna fuperiore parte bracteis ferreis fünttecta, ad pedum fexlons 
itudinem, utlíngua ín cs promoueri poffit: qua lignum eftex oftryauel 
alía quadam arbore dura factum , longum cubitum,latum pedem, craffum 
palinos tres;ex quo utríngy adaltítudinem & latítudínem palmi pars inferi 
us excíía eft,ut reliqua inrer duo roftri tigna ire & redire poffit. Priore aute 
parte medía excifum eftad palmorum duorum & totidem digitorum lon» 
ítudínem,ut orbiculus zeneus, qui eft eirca axiculum ferreum , ín eo uolui 
poffit. Habet praterea ws propeanpulos quátuor foramina: in quibus 
zotidem orbículi circumacti promouentut ín roftri tíignis : fed quialingua, 
cüm trahitur & retrahitur,fonitum edítquodáamodo fimilem latratuí canit, 
apudnos ex eo nomen inuenit, V ecti quidem promotietur , catína retrahie 
"tur, Vncus eftferréus,cuius annulus uértitur in fibula ferreajin dextrum lin 
use latus infixa : qui uncusincluditur in unum aliquem ferreum clauti,qui 
dextro roftri tígno infixus eft. At àfrontéàxis orbiculus eft eneus,cuius a» 
xículus ferreus ínclüfus eftin roftri tígnis : ín quo orbiculo catena, exies ex 
loculamento,uoluitur: atqj per dorfum linguae excauatum penetrás ad orz 
bículum eius zeneum,in ipfo círcumacto uerfatur,dey eo defcendentis une 
cus ímplicatur annulo, in quo inclüfi funt annuli fupremi tríum catenarum 
longarum pedes fex; EO pH - tresannulos ferreos, quos in foras 
"minibus clauorum infixorüm in medio operculi annulo effe díxi,Itacg cura 
inagifter operculu grue uolüeritleuare, tunc mínifter in uecte ferreo ínclue 
dítaxículum ferreürn inferíorem,qui extat é tigno ftatuto paltnum & digiz 
'tos düos: efl&g ea parteáxiculus etíam quadrangulus , latus fefquidipitum, 
craffus digitum,Parí modo uectis foramen,ín quo íricludítur, quadrangue 
lum eft 
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lum eft &longu digitos duos,latum paulo plus quàm dígitum. V ctís au» 
tcm femicirculusioneus eft pedem, palmos tres,dígítos duos , fatus totíde 
digitos,craffus digitum. Manubríum uero eíus rectum,& teres longum eft 
palmos tres,craffum fe(quidigitum.In axiculi capíte foramen eft,ín quo cla 
uus ferreus infigitur ne uectís excidat. Híc autem grus, quía quatuor habet 
tympana, duo quibus funtfufi , € totídem dentata,facilius mouetur quàm 
alij, quibus tantiim duo tympana funtalterum fcilicet quod fufos habet;alz 
terum dentatum , Multis autem fimplex eft oroanum:cuíus axís ftatutí coz 
daces eodem modo uetfantur , alter ín catíllo ferreo , alter ín armilla , Ei axi 
tranfuerfum exiftit ttgnum,quod oblíquü füftínet, Ad caput tranfuerfi uaz 
lidusannulus ferreus eft affixus,ex quo alterannulus ferreus,ín eo inclufus 
emínct:ín quo ualídus uectís lígneus arcte rurfus eft ínclufus ; cuius caput 
cingit tertius annulus ferreus: ex quo dependetuncus ferreus,fupremo caz 
tena operculíannuli infectus. Ad alterum uer uectis caput eft catena:quae 
cüm deprímitur;alteram uectís partem attollítaty ipfa operculum: cüm re 
laxatur,eandem demittit fimul cum operculo, 


Axisffatutus A, Catillus B. Tigna querna. C. Dimidista ermille D. 
Trabs E. Loculemenum F. Tigilla G, cTignumftatuum. , Ti- 
gilla que funt a lateribus xis 1, Tigilla que funt a lateribus tigni fta- 
tui K, Tympana que ex fufisconftant. L, Tympana dentata. M, Ca 
tent N. Orbicuus O. Roffritigna P. Tigna que fuftinent roftri 
tigta Q. Lamimequadrangule R, Ligna S. Operculum fornacis 
T. Ammlus v. Trescateng X. Vets Y, Alterius organi axis fta 
tutus Z. Tignmumtranfuerfum AA. Tigmumobliquum BB, Tigni 
tranfuerfi annulus CC, Alter annulus DD, VeGis EE. Tertius 
anmdus FF. Vncus GG, Catena operculi HH, CátenasucGtis 11, 
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M. teríbus concamerata feré fimilis eft furno, Ea camera pedes quatuoraltaha — 9 


betforae 


LIBER DECIMVS TD 
betforamína duo uel tría:quorum prímumá fronte eftaltum feíquipedem, 
latum pedem:ex quo effluit fpuma argentí. AIterum,atq; etíam tertíü,fi tría 
fuerint lateribus funtalta fefquipedem, lata pedes duos & dimidia: ut is, 
qui catinum parat,ín fornacem poffit irrepere: fed bafis cius circularis ex ce 
mentis effecta duas habet uías , halitum expirantes , altas pedes duos ,latàs 
unum: quz ab una partead eí aduerfam ductz ac directa fic penetrant , ut 

- altera alteram tranfuería fecare,& foramina quatuor effe uídeantur: ez dem 
fuperíus tectze funt faxís latís,fed tantummodo palmum craffis: ín quoe & 
relíquam bafis partem ínteríorem,ex cementis effectam ,Ut etíam ín priorís 
fornacís orbem,ucl tabulas zeneas & faxa inijcitur lutü cum ftramentís pere 
miíítum , altü tres digitos, Tam autem id quàm cínerem íníecum magifter 
fiue mínifter , qui przeparat catinum , genibus innixus tundit curtís pilis lia 
gneís, € marculis item lieneis, 


Fornaciscamera A. Eifdembafis B. vie c, Pilum p. 
Marcus E, Artifex Romano more ex argenti fbuma tru- 
bulosconficit F, Camalicdus G, Argenti fpuma. E. 
Catinus inferior 1, Veruculun K. Tubuli L, 
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teptaculo carentem;Sed ad eíus alterum latus eft murus , inter quem & bae 
fim catini uía receptaculiloco eft: fuperius bacillis ferreis cx muro pertínen 
tibus ad catínum;& duobus digitís ínterfe diftantibus, tecta, In catina prae 
paratum primo ftramína inijcíuntint ea panes ftanneos imponunt:in baz 
cilla uero ligna, quae àccenfa catinum calefaciant,&c panes,octoginta modo 
centumpondía,modo centum pendentes,colliquefaciant.D'eínde ignemle 
nifollium flatu excitant:tum bacillís tam multa ligna fuperinijciunt, ut tana 
ta flamma fiat,quanta fola in catinum pertínens, plumbum ab argento fepa 
rare poffit.Sedargéti puma detrahítur ex alteríus laterís foramine tam am 
plo,ut magifter perid ín catinumferpere queat. — At Mlarauí & Carni, qui 
perraro plus quàmargenti beffem uel dextantem cóficíunt,ab eo nec ín for 
nacefurno fimili plumbum feparant, nec ín catíno,quí tectus eft operculo, 
fed quí uento expofitus eo cáret,in quem panes ftanneos imponuntjipfiscg 
Tuperímponüt arída ligna: quibus rurfus craffa uírídía,Lignís autem accen 
fis ignem primo follis flatu excitant, 


Fornex furno fimilis: 4. Via 8. Bacillaferrea C. Foramen 
per quod argenti puma detrabitur -D." Catinus operculo ca- 
reis. B, LignacrafJa. F. Follis G. 


o 


S us S 
UAI vise: 


N 
N 


CNSSSSS ——— 0] 
T io $ 


- Dixideratione,qua plumbum ab auro uel argento feparatur: nunc dícá 
K | deea, 


396 DE: RE METALLICA 


de eajqua argentüm perpurgatur:nam auri perpurgafidi rationem ante ex2 


plícaui, Argentum autem perpurgatur ín uftrína:cuíus fornacís focum fuz 
ftinetteftudo lateribusiconcamerata:eius forníx,qui príore parte exiftit,alz 


tus eft. pedes tres.Sed ipfe focuslongus pedes quíngy,latus quatuor: álatez 


zibus & pofteríore partemuri funtintegri ;à príoreuero alter fornix alteri 
füperpofitus eft:fuper quem & murum camínus ftatutus cft.Focus foueam 
habecrotundálatam cubítum;altam palmos duos:ín quà íníjcítur cínís Criz 
bratus,& ín eü.tefta preparata fic ímponitur ,ut cínís undicy aeque altus ac 
"ipía fit. Tefta autem, quce fictilís eft,repletur puluere , qui coftat ex paribus 


portionibus offium ín puluerem contrítorüi, € cínerís fumptí de catíno , ín 
"quo plumbum ab auro uel argento feparatur:alij ad cínerem admiícentlate 


'yem cómínutum:quo modo neuter puluís argentum ad fe allicit;puluís coz 
pofitus;& aquamadcfactus paucus ínijcitur ín teftá,ettunditur píloligneo 

'ercte,longo pedem, Játopalmum & digítum:ex quo extant dentes numez 
'ró fex;crafli dioitujlati & alti dígitu & tertíam cíus partem,ínter fe díftantes 
fcre digito. Hi fex dentes circulu efficiunt, in cutus medio eft feptimus dens 
teres aeque &ltti$ ac caeteri, fed cralfuss fefquidieitu , Pilum uéró paulatím ab 
inferiore parte furfum uerfus fitanguftius;ut ultíma manubrij pars teres fit, 
craffa tres dígitos, Quidam utuntur terete pilo quod dentibus caret. 
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' Deindeírerum paucus puluis madefactus inijcítur in teftam , & tüditur: 
quí labor iteratur ufq dum tefta tota talí puluere fuerit cópleta: quam mae 
gífter excindit cultello utríncg acuto,& utríncy directo fürfuim ucrfus acto, 
ut medía pars caua fit,lata palmum & digitum : quae modó recta eft, modo 
curuata. Ipfe uero cultellus latus fit fefquidieitu , utrings furfum uerfus lon 
gus palmos duos;quae manubría ad altítudinem palmi cárcant acíe,ucl ín li 
gneís manubrfjs íicludantur, Magifter autem una manu cultellum prehen 
dens teftze puluerem excindit,ut círcumcírca craffus maneat tres dípítos:tü 
ei puluerem offium ficcum críbro fuperínijcit : cuius fundum fetis admodü 
angufte collocatis eft contextum.Poftea globo ex ligno duriffimo facto,et 
cralfo fex digitos,iniecto teftam utracg manu cómotam zquat,S denuo fo 
lidam efficit: quínetía altera manu globtragitat. Teftz autem díuerfz funt 
cápacitatis: earum eníin praeparatarum aliae capiunt argenti líbras plus mís 
nus quíndecirn;aliae uiginti; partim triginta, quzedá quadraginta, alíze quin 
quagínta,Sed quaeq tefta fic praeparata in fole ficcatur,uel in loco calido et 
tecto repofita, Quanto autern fuerit fiéctor & antiquíor,tanto eft meliortoz 
mnes ueró;cümargéntum DE efprunis íniectís calefiunt, Alij 
loco teftze utuntur círculo-ferreo,fed utílior eft tefta , [Nam fi puluís uítíum 
feceritaroentumin illa remanet,ex hocfundí experte dilabitur. T'efta praez 
terea ín focum facilius quàm circulus imponi poteft, & mínus multi puluee 
rís indíget:attamen,ne tefta dilabi poffit,& argentum damnum facere,quíe 
dam recte eam círculo ferreo cingunt, 


Cultellus reus cui lignea mamubria funt A. — Cultellus cur 

uus cui itemlignea manubria. 8, Cultellus curnus ligneis ma- 
Wr aubrijs carens. C... Cribrum D, Globus E, Foris ferrea, 
2 quam magi[ler cum perpurgat argentumsdemittit,ne calor i- 
giis oculos ledat .v; Ferraimentum cui imponuntur ligna cum 
1 , "argentum iam liquatum perpurgandum et G, Huius altera 
pars penetrat in circulum alterius ferramenti in fornacis mura 
incft. z.. Tefle in quas prune funtiniee 1. 
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Purgatorautem ín promptu habet cratem ferream , cui panesargenteog 
fuperimponir,eosq; prunis fubiectis calefacit,ut facilius frangi poflint. Haz 
bet ítem fellam oríchalceam, latam & longam palmos duos, & dieitos due 
Os,acin eíus medío cauam : eam imponit trunco ex oftrya facto, atq; panes 
argenteos ín ipfalocàtos ancipiti malleo percutit, & ín partes díuídít: qui 
malleus longus eft pedem & digitos duos,latus palmum. Alij ufurpant tan 
tutimodo truncumliíeneum ín medío cauatum,Panum uero fragmenta ad 
huc calida forcípe prehenía ín alueum, foramínum plenum, ínijcít, eísQqg 
aquam affundit, ut refrígerata in teftam fcíte imponere poffit. Imponítuez 
ró ea,ut erecta ftent, emineanttg ex tefta ínterdum ad duorum palmoru al 
títudínem. Inter ipfa uero,neunum ín alíud incidat, carbunculos collocat: 
deínde ínfjcít ín teftà prunas: mox carbon duos alueos bracteis líoneís co 
textos:tii folle uentü infpírat.Is duplicatus longus eft pedes quatuor & pal 
mos duos,pofteríore parte latus pedes duos, S totíde palmos. Caetera fimí 
lia funt eique libro vu. defcripfi Eíus follis naris fita eft ín fiftula zeneaJlonz 
ga pedé:cuíusforamé priore parte prorfus teres,eft latius dígito:pofteríore 
latii duos palmos.Follé quidé magifter,jd ad hoc munus argétí perpurgáz 
díacrís ígnís,atgs íccirco uehemétis flatus indígeat , ualde decliue ponít , ut 
ín medíam teftam fiueargentum liquefactu infpítet , Id efferuefcens depriz 
mít parüo trunco adferreí ín(trumétí,cuius extíma pars furfum uerfus emíz 

netaffixo 
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netaffixo,& aqua madefacto. Líquefcit ueró argentum cum fuerit circiter 
horam in tefta coctum:quo liquato carbones ardetes ex tefta remouet;atqs 
ci fuperponit duo líena abíeenalonga pedem & palmos tres, lata palmum 
& digitos duos,cralfa fuperiore parte palmum,ínferiore ad tres dícítos.Inz 
erioresaütem partes coníungittín quae ligna rurfüs coniicit carbones:nami 
acriieni femper ipfi opus eft ad purgandum argentum, Purgatur uero hoe 
ris duabus uel tribus,prout fuerit purum uel ímpurum i hoc globulis zereís 
autplumbeis in teftam fimul íníectís efficit puríus, Vtautein, dum argenti 
purgattantum íenís calorem fuftínere poffit/forem ferre 
tres;altam pedem,& palmos tres demittit. Hzec utriri 
isferreis:quam cüm operam ín hacte confumpferít)batillo ferreo rurfus at 
tollít,ut eius cultellusin ferra uncinatü,quod eft ín forníce ,incidens ipfam 
apertam teneat.Sed cum argentum iam fere fucrit purgatum quam coníez 
€turam de eo facitex terhpotis fpacio;tuncin ipfum infigit contum toti fer 
reüm:quí aciem habet chalybeatam & teres eft,atqg longus pedes tres & di 
midium,craffis dioitum.Bracteam autem argentéám adhzerentem ad conz 
tur oríchalco impofitam malleo decutít:ac ex cíus colore conijcít an aroen 
tum fatís purgatum fit necne.Si fucrit perpurgatum,albiffimum cft, & cius 
bes,drachma excepta, purus exíftit. Quídamuerg argentum hauriuntferz 
rci inftrumenti cauo:fed cuíuícg beffis areenti ficilicus comburítur:interdir 
etiam,cum ualde fuerit impurüm,drachmse tres uel femuncía , Atpurgator 
ignem gubernat, & argenttim liquidum comouet ínfttumento ferreo.lonz 


$0 pedes nouerii,craffo digitum, priore parte prímó ad latus dextrum cuz 
€uius caua pars ad palmum [az 


am,loneam pedes 
cp inclufa eft in bracte 


uato,deínde recuruato,ut efficiatur circulus, 
ta fit, Alij utuntur ínftruméto ferrco,cuius extima pars recta furfum uerfus 
extat. Quin idem ferreurüi habet ínftrumentüni fiue forcíipem uulfellae figu 
ra,quo carbones prehendit, & ipfo manu compreffo cos ponitacreponit? 
idlongum eft pedes duos,latü fefquidioitum, craffum tertíam digiti parte; 


Crates. A. Sellaorichalcea B. Truncus c, Panis argen 

teu$ D. Malles E, Truncus ligneus in medio cauatus FR. 

Alueus foráminum plenus: G.— Truncus ad ferreum inftruz : 
mentum affixus. v. Ligna abiegna 1, Contusferreus &, 
Ferreiinflrumenticeuum. L.. Ynflyumentum,cui circulus. fe 

quens pi&tura continet: Ynflrumentum cuius extima pars fur-. 

fus uerfus extat v. toflrumentum wlfelle figura S. 
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Cüm autem argentum uidetur ipfi effe perpurgatum, tunc batíllo carbo 
nes ex tefta amouet: paulo poft aquam haurít cochlearí eeneo,cuí manubri 
um íeneum eft,.longum pedes quatuor: quodGy ex altera parte ín fundi & 
marginis medío habet paruum foramen;per quod feré canabís femen pene 
trat.Hoc cochleare ter replet aqua,ter ea per foramen tota cfHuens ín argen 
tum,paulatím ipfum reftínguit:fi enim repente aquam multam in id infun2 
deret,diffiliret atqg laederet aftantes.D'einde artifici ferreus eft contus cufpi 
datus,longus pedes tres: cuí manubrium ligneum totídem pedes longum: 
hune contum ín teftam infigit,ut eam cómoucat, Idem efficít conto ferreo 
uncínato ,lato dioítos duos , alto palmum: cuíus pars ferrea item longa cft 
tres pedes,lignea, fiue manubríum, totidem. T'um teftam ex foco amotà ba 
tillo uel furca fubuertít: quo modo argentum dimidiati globi figura ín folu 
cadit:quod batillo rurfus fublatum ínijcít ín uas,ín quo ineftaqua: ubi ade 
huc magnum fonítum reddít;uel panem argenteu furca fublatum fuperímz 
ponítnftrumeto ferreo uulfella fimili, ín uas aqua refertitímpofito , IVlox 
refrioeratum rurfus ex uafe,exprimens trunco,ex oftrya fracto fuperponít, 
& malleo percutít,ut,fi puluís ín teftam iniectus, ad ipfum adhzeferit, de eo 
decídat.Puroat etíam argentum eodem inftrumento,ín uas aquz plenu ím 
pofito fuperímpofiti, filis oríchalceis colligatís , & in aquam intínctis: que 


laborem percutiendi & purgandi iterat,uíqg dum omníno fuerit puri. Poz 
ftea id 
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ftea id imponit tripodiuel crati ferreae, Trípus altus eft palmum & díeitos 
duos,latus fefquídioitum,cuíus caua pars eft lata palmos duos:tum fubijcít 
tripodi ucl cratí prunas,ut argenti aqua madefactum ruríus exíccetux. Do» 
| tremo prefcctus rebus regis, uel principis, uel dominorum ipfum argene 
| tumíimponittrunco, &€ cxlo excíndít duas partículas, unam inferíore pare 
tealteram fuperíore:quas ini experítur,ut certe fcire poffit utrum argentü 
perpurgatum fit necne, & quo precío mercatoribus uendi debeat: mox (i4 
gillum rcgis uel principis , uel dominorum ín id imprímít , € propeiípfum 
ponderis numerum, 

inflrumentum cit circulus A. Cochleare B. Eiusforemen C. Contws 

cifbidatus D.-Furca E. Panis argenteus infrumento wdfelle figura 

impofuws Y. Vasaquarefertum. G,. Truncus cui panis impofitus H. 

Malleus 1, Argentum rurfus inftrumento uulfellee fimili fuperimpofitum 

K. Alterumuas aque plenum. L.. Fila orichalcea. m, Trips N. AL 
tertrmcis O, Celum P, Formaciscatinus. Q& "Tefla adbuc fumans R. 
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Suntquíargentum ín tefta fub tegula ferrea ucl fictili collocata, perpure 
gant:ijs item fornax eft;ín cuíus foco locant teftà;ín qua ínfunt argenti frag 
| aentajeidpfuperimponüt tegulam,à lateríb us fencftellas habentem, à fron 
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te pontículum:ad tegulz latera lateres apponunt: quibus & tegulze càrbos. 
nes fuperinijciunt:ponticulo títíones ardentes,ut argenti collíquefcat. For 


naci eft forís ferrea luto, qua fpectat i 


9 


onem , obducta,ne eí noceat: ea claufa: 


ignisardoremi cótínet: ueruntamen feneftellam habet,ut artífices in teftam 
infpícete,& interdum ignem flatu follis excitare poffint: quí quanquam tar 
díus quàm czeteri argentü perpurgant;tame utilius,quod minus detrímena 
tí accipiat Lenis ením ígnís partículam eíus mínorem,quam acrís ille perpe: 
tuo follis flatu excitatus confumit:tjdem recte panem argeteum , fi propter 
magnitudinem difficulter afportari poteft , cim tegula fuerit fublata, ipfe: 
adhuc caleat, cuneo ucl fecuri, ín eo ímpreffa,fecant in duas uel tres partesz: 
nam qui refrígeratum diffecant, non raro mínutas aliquot particulas diffie 


lientes perdunt. 


Tegula. A, Eisfeneftelle B. Eiufdem ponticulu$. C. La 
teres D. Forisferres E. Eiwsfeneflella F. Follis G. 

Secwis H. Annus ferreus quo quidam pro tefta utitur. 1e 
Piftilum quo cinis in annulum inie&us timditur. K& 
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3t X 1 demodo, quoaurumab atgento fecernítur, 
quo cótrà argentü ab auro, quo aes ab codem, quo 
plumbu tam ab auro quàm ab argéto, quo deníqs 
jj duo illa precíofa metalla Perpureantur: nüc dícam 
8 deratíone, qua argentum ab &re,quaidem à ferro 
fepararí debeat, Officína autem , fiue domíciliii nez 
ceíTaríum ad opportunitatem, & ufum eorum, qui 
xj argentu ab cere fecernunt,íta fe habeat.Prímà quaz 
"3 ESNM tuor muti longí ducantut: quorum primus, qui ad 
alucuü fluminis exíftat,& fecundus longi fint pedes ducentos fexaginta qua 
tüior:fed fecundus ubilongus fuerit pedes centum quinquagínta unum de 
finat, & quafi íntercifus poft pedes quatuor & uiginti rurfus ufcg co ducas 
tur, dum prímílongítudínem exzequer, Tertius autem longus fit pedes cen 
tum & uigínti: quí ex pedealíorum murorum Íeptímo ex lexagefimo uf 
adcentefimum octogefimum fextum pertíneat., Quarti ueró longitudo fit 
pedum centum quínquagínta unius, At cuíufqs muríut etíam duorum reli 
quorum X tranfuerforum,de quibus pofthac dícam,altítudo fit pedum de 
cem,craffitudo duorum & totídem palmorum.Solus tamen fecundus muz 
rus longus propter fornaces, ad eum conftruendas, altus fit pedes quíndez 
cím:uerüm prímus murus longus à fecundo díftetpedibus quíndecim, & 
totídem pedibus tertíus à quarto : fed fecundus tertío pedibus nouem & 
tríointa, Deinde murí tranfuerfi ducantur: quorum primus à capíte prími 
muri longíad caputfecundi muri longí perducatur:fecundus ueró à capite 
fecundi muri longíad caput quartí; nam tertíus murus longus eo non pertí 
net, Tum ex capite tertij murí longi ducátur duo murí: alter ad fecundi mu 
rilongi pedem feptímum & fexagefimum :alterad eüdem numero pedem 
quarti muri longi : fed à quarto muro tranfuerfo ad decem pedes uerfus fez 
cundum murum tranfuerfum,ex quarto muro longo ducatur quíntus mue 
rus tranfuerfus longus pedes uiginti, Acuero etíam ex codem quarto muz 
rolongo, qua díftatab altera parte quartí muri tranfüerfi pedibus triginta 
ducatur fextus murus tranfuerfus ufcs ad tergum tertij murí longi. Septis 
mus uero murus tranfuerfus à fecundo capíte fecundi murí longr, ubi prí2 
mo definit,perducaturad tertíum murum longu: &ab cíus tergo octauus 
ad inferius quartí murí longí caputideíndeà feptímo muro tranfuerfo, qua 
diftat à fecundo muro longo pedibus decem & nouem p 
tus murus longus: cuíuslongítudo fit pedum centum & 
pedes quatuor & uíginti ducatur nonus murus tranfue 
put fecundí muri longí: & ex eiufdem quíntí murilongi 
catur decímus murus tranfuerfus ad poftremum caput 


erducatur quínz 
nouentex quo ad 
rfus ad tertium caz 
capite inferiore du 
lecundi muri longi: 
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& cx co undecimus ad inferíus caput prímí murí longi. Poftremo ab hoe 
quínto mtüro longo uerfus tertium murum longum ad pedes quíngy ; ítem 
ex feptimo muro tranfuerfo ducatur fextus murus lonpus:cuíuslongitudo 
fit quírigg & trigintapedu: cuíus inferiore capiteduodecimus murus trász 
uetíus perducatur ad tertíum murum longum:et decimustertíus ab eodem 
ad quintum murum longum: at fpacium,quod eft ínter feptímum murum 
tranfuerfum & duodecimum  díuidat in equales partes decímusquartus 
imurus tranfuerfus. : | "v 


Murilongifex: Primus A. Secundi priorpars B, Secun) 
dipoflerior pars C.. Tertis$ D. Quartus E, Quintus. F. 
Sextus G.. Muri tranfuer fi quatuordecim: - Primus. Se- 
cundus L, Tertius K. Quartus L, Quintus M, Sextus 
N. Septmus O, O&awus. P, Noms Q. Decimus Rs 
Vndecimus S. Duodecimus. T. Decimustertius. Vs 
Decimus quartus. X. 
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^ Atqificfe habeat murorülongitudo,;altitudo,craffitudo;pofitio: quor 
«forníces,oftíaforamina quamuís ín initío,cüm muri ducütur, facienda fint, 
magis 
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magis tamen poftea, quanta et qualía effe debeant; poteritintellioi:nunc de 
parietibus quibufdam & tectis dícam,Primo fuperfecundum murum lon 
gum ftatuátur paries omnino fimilis ei, cuíus ftructuramlibro nono expli 
caui,cüm defcriberem officínam,ín cuius fornacibus uenz auri, argenti, az 
rís excoquuntur:ex hoc paríete rectum,quod cofteté tegulis coctilibus, ad 
prímum murum longi pertíneat: ea uero domicilij pars in fe contineat fol 
les,machinas eos comprimentes,orcana eofdem diducentía: deínde in mee 
dio fpacio,quod eft inter fecudum & tertíum murum tranfuerfum,fubftrae 
tis faxis erigatur tígnum altum pedes otto,craffum Gc latum duos: quod dí 
ftetà fecundo muro longo pedibus tredecim. In hoctígno ftatuto & fecun 
do muro tranfuerfo, qui ea paPte habeat foramen quadratum , altum & latü 
pedes duos,locetur trabs longa pedes quatuor & trigínta atqj palmum. A1 
tcra quogp trabs eiufdem loneitudinis, latitudinis, craffitudínis collocetur 
ín codem tigno ftatuto;Gc tertío muto tranfuerfo.Earum uero duarum trae 
bium capita,quà coeunt, fibulis ferreis copulentur.Simili modo àtigno fta 
tuto uerfus murum quartum ad decem pedes alterum tignum erigatur, &€ 
uz trabes ipfi ac murísimponantur: quz fimillimae fint íam dictis, In hís 
duabus trabibus & quarto muro longo locentur trabes numero decem &€ 
Ieptemlongz pedestres & quadraginta;ateg palmos tres,latze pedem, craf? 
fzc palmos tres: quarum prima fuperponatur fecundo muro tranfuerfo,ulti 
ma contínenter ad tertíum & quartum murum tranfuerfum, czeterz in mee 
dio eorum fpacío.Díftet autem una ab altera pedibus tribus In ipfarü fore 
mís,quz funt in capitibus, quz fpectant fecundum murum longum, inclus 
dantur capíta totídem tígnorum oblíiqué erectorum in aduerfa illa, qua re» 
&ta fuper fecundum murum longum ftatuta funt: BatQs boc modo alter cae 
míni paries obliquus,affimilis ei,quem nono libro defcrípfi.Ne uero hic in 
cidar in paríetem rectum,cauetur bacillisferreis fed rarís : & quide proptez 
rca quod quatuor camíni latericij,quí in hocfpacío conftruentur,eum parz 
tímÍuftineantiretro ad pedes duodecim iterum ín formis trabium, ín duae 
bus íllís & quarto muro longo collocatarum,includantur capíta totidem ti 
gnorum obliqué erectorum ín alía totidem tígna item oblíqué erecta , quo. 
rura capita ínferíora quogp includantur ín formis trabiii , qua in quarto mu 
rolongo collocatz funt. Illorum ueró tígnorum obliquorum capíta füperi 
ora cum horum capítibus fuperioribus coniungantur.Sed cüm tigna obliz 
qua prími ordínisa tignís fecundi ordínis ab(int pedes duodecim, ut canaz 
lisin medío fpacio benelocarí poflit,inter bína quaeq; denuo bína oblique 
erigantur:quorum capita inferiora etíam íncludantur ín formis trabíum, ín 
duabus illis trabibus et quarto muro longo collocatarum:díftentG ínter fe 
cubito, Superius uero caput alterius longi pedes quindecim incübat ín tero 
gum tieni prími ordinís alteríus, longi pedes decem & octo, ín tergu tieni 
fecundi ordínis;quod abeftlongíus. Fiufmodi aute medijs tignís obliquis 
tales fint fubftructiones: fuperalterá quig; trabem in duabus illís trabibus 
& quarto muro longo collocatam ftatuatur tignum rectum: quod etíam i 
pfum,ut fatis habeat firmitatís,fulciatur obliquo tígno. His rectisimponae 
tur trabslonga,in quam incumbant unius ordinis medíatigna obliqua.Si^ 

mili 
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iili niodo alteríus ordínis media tigna obliqua íncumbantín ttabemonz 
gam,quz alijs rectís ímponatur, Ab unaquag: praeterea trabe,ín duabus il 
lis & quarto muro longo collocata, fürfum uerfüs ad dios pedes ponatur 
tignumtranfuerfum: quod ex medío tígno obliquo primi ordinis ad medi 
um tígium obliquim fecundi ordinís pertírieat: quibus tighis tranfüerfis 
imponatur canalis ex una arbore cauatus: tü à cuíufqs tieni medij primi or» 
dinistergo tígaum,Iongupedes fex , pertíngatferé ad canalem: cuíus tíení 
caput inferíus fuftinear tíigillum longum duos pedes, Iducró infiftatín eo» 
dem tigno medío primi ordinis: fimiliter à cuiufcg tíoni medi fecundi ordi 
nístergo tignum feré pertíngatad canalem, fed longu pedes feptem : cuius 
item caput inferíus fuftineat tioillum ; quod infiftàt ín codem tíeno medío 
fecundi ordinís:ítacg fuprema parte ad primi & fecundi ordínis príncipalía 
tiena obliquaaffigantur afferculi longíad quosappendantur tegulz coctí 
lesimedía, ad primi & fecundi ordinis media tígha:infima, ad tíona, qua à 
tergo cuíufqy tioni medij pririii & fecundi ordinis ferc pertínsuntad cànaz 
lem:attamenad afferculos; ad haec tigna affixos , inferiores affieantur fcanz 
dul abicgnze ín canalem penetrantestmínus enim imber maxímus,;uel nix 
liquefacta permanat ín domicilium. At interiores fubftructiones, que fufti 
neantobliqua tignafecundi ordínis,& aduerfa tertij, quod infolentes non 
fintjnon necefTe habeo explícare, Ii hacautém dómicilij parte ad fecundi 
mirum longum fintfornaces;in quibüs panes zrei fathifcentes iam tozrec 
ti coquütur,ut denuo zrís colorem & Ípeciem habeant, ficutire ucra funt 
zereisreliquum fpacium occupent alíze duz fornaces : und;in quá calefiutaez 
rei panes intesri;alterajin qua ignis calore torreturfathífcentes : & uía quae 
ianua eftad fornaces; Tum ín medio tertij & quíntí muri tranfuerfi (pacío 


fimiliter duo tigna fübftratisfaxis erigantur: quorum utruricg firaltum pe4- 


des octo,latiim & craffum duos. Alterum à fecundo muro longo díftet pez 
dibus tredecini;alterum totídem à tertío muro longo . Ipfauero inter fe díz 
ftent pedibus item trédecim:his duobus tignís & tertíó riuro tranfuerfo fü 
perponantur dus trabes longz pedes unum & quadraginta ac palriim, la 
tc & crafLe pedes duos, Alía item duz trabes eiufdem longitudinis, latítu 
dinis,craffitudinís fuperponátur alijs duobus tienís flatutís,& feptimo mu 
ro tranfuerfo: capita binarurti trabitim,qua coeunt, fibulis ferreis copuléüz 
tur. Ín eísautem trabibus rurfus collocentur trabes ura & uigintílonga pé 
des tredecim latz pederi,craffz palmos tres : quarum príma locetur ín tera 
tio muro tranfuerfo , ultíma ín feptimo muro tranfuerfo , reliqua in medío 
eórum fpacio:diftetqs una ab altera pedibus tríbus.In hari formís,qua fpez 
cant fecundum murum longuniincludantur capítatotídem tíonorum ob 
líqué erectorum ín aduerfa, quz recta füper fecundum murum lonpü funt 
ftatuta:fiatqg hoc modo alter camíni paries obliquus. At qua fpectant terti 
um murum longum ín earundem trabíum formís íncludantur capità totíz 
dem tígnorum oblique ere&orum , in adiierfa tertfj paríetís oblíqui tígra: 
fiatcs hocmodo alteralteríus camíni paries obliquus. INe ueró híc incidàt 
ín cotraríum obliquum,ille ín contraríum rectüm , caueatur partím crebris 
bacíllísferreis,ex nonnullis tignís ad es oppofita pertinentibus : partim tía. 
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gnísrarís,quz é tergo tignorum obliquorum ad tergü obliquorum., quae. 
retro funt;pertínét:ea cralfa & lata funt palmos duos;utríngg perforata. V2 
trag; tigna obliqua cínganturlamínis fexreís, latís digitos tres, craffis femíz 
digítum,qua complexu fuo contíneant capíta tígnorum, de quibus íam di 
xí:qua copulatíones ut firmz fint: ín cuiufgs capitis tiegnorum foramíne ín. 
figaturclauus ferreus utríngg perlamínam penetrans, Quiía ením pondus 
ponderi renítitur,tigna utríncg oblique erecta, ín oppofita incidere nó pof 
funt.Sed trabes & tigna medía, quz canales & tectum fuftínere debent , o2 
mníno fe habeant, ut fupra dicta, nífi quod media obliqua fecundi ordinis, 
non fintlongiora medijs prími ordínis: & quod tígna, quz à tergo cuíufgg. 
medij tieni obliquí;fecudi ordinis pertíngentferé ad canalem non fintlonz 
gíora tignis,quae à tergo cuíufcj medij tigni obliqui primi ordínís pertíne 
gentferé ad canalem. In hac domicilij parte ad fecudum murum longi fint 
fornaces,in quibus aes cum plumbo mifcetur, & recrementarecoquuntur, 
Adtertíum ueró murum longum fornaces , ín quibus argétum &€ plumbu 
ab zrefecernuntur, Medium fpacíum occupent duae machinze,quarum al2 
tera panes zrei de catíno leuatí ín terrareponuntur:altera de terra ín fecunz 
dafornace, In tertío praeterea & quarto muro longo collocentur trabes ít€ 
una & uigintilongz pedes decem & octo;ac palmos tres: ín quarüi formis 
qux à tergo tertíj murílongi funt ad duos pedes, íncludantur capíta totíde 
zienorum oblique erectorum,ín aduería tigna obliqua alteríus obliqui paz 
xictís fecundi camini;fiatqgifto modo tertius paries obliquus, alijs prorfus 
affimilis.Totidem quoq; tignorum capíta íncludantur in formis eartidena, 
mrabium,qua collocatz funt in quarto muro longo: quz tigna etíáipfa obs 
liqueerecta íncumbant ín terga pro ximorum, fuftineát tectum,quod to 
tum confter é tegulis coctilibus,& fubftructiones habeant ufitatas, In hae 
parte domícilij (inc duo conclauía: ín quorum priore concluduntur panes, 
crei,in altero plumbeí.Deíndein medio noni murí tranfuerfi & decimi fpa 
cio,quodad latera habetfecundum & quintum murum longum,fübftratís 
faxis iterum erigatur tignum altum pedes duodecim, latum & crafTum duz 
os:íd diftet à fecundo muro longo pedes tredecím,à quinto muro longo, 
fex:Bi tigno ftatuto & nono muro tranfuerfo fuperponatur trabs longa pe 
dés tres & tríginta;atq palmos tres, lata & craffa palmos duos , Altera dg: 
trabs eiufdem longitudinis,latitudinis,craffitudinis ídem tigno ftatuto,ct 
decimo muro tranfuerfo fuperponatur:quarir duarum trabíum capíta, quà 
coeunt, fibulis ferreis copulétur.In hís trabibus & quinto muro longo cola 
locentur trabes numero decem,longa pedes octo,et palmos tres: quar prj 
maloceturin nono muro tranfuerfo,ultima in decimo,relíqua ín medio ez 
orum fpacío.Alía ab alía abfit pedes tres:ín ipfarum formís, quà fpectant fe 
cundum murum longum, etíam íncludantur capíta totídem tíonorum obz 
liquorum erectorum in aduerfa; quz fuper fecundum murum longum rez 
€ta funt ftatuta : fiatgy rurfus hoc modo camíni paríes obliquus, czterís 04 
mníno fimilis:qui fuprema parte,qua fumus eluctatur, à recto díftet pedíz 
bus duobus, Totidem quoq; tígnorum capíta includanturin earum trabís 
um formis, qua collocata funtin quínto muro longo. quz etíam oblíque 
erecta 
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erecta in tergà proximorum incumbant, fuftineantag tec é tegulis coctili 


bus factu.In hac domícilij partead fecunda niuiü long fint quatuorforna 
ces,in quibus plumbum ab arcento feparátur: átqi machíriz, quibus earü 
opercula de catínísleuantur: quínetíam doriicilij pars,quae eft ínter prímu 
murtilongum,& parté fecundi murí longi intercílam;in qua eft pilim;quo 
panes zrei franguntur: & quatuor píla,quíbus cadmize, quz decutiuntur é 
paríetibus fornacum,fubiectz franguntur & comínuuntur:atgy lateres, fu 
per quos paries zereí fathifcentes ftatuti torrefiünt,tectii habeat ufitatum:ut 
ctiam ea qua eft ínter feptimü murum tranfuerfum, & duodecim atqj dez 
cimumtertíti;ac cui a lateribus funt quíntus murus longus,& fextus & terti 
us, Qua doriícilij pars diftribuatur ín duas partes:in quarum príore ftatua 
turfornacula,n quaartifex experiatur metalla ; & puluere offium cómíinue 
torum unà cum alíjs conferuet: ín altera conficiatür puluis,ex quo focí & ca 
tinifornacu fiunt, Sed extra domicilii ad tergu quarti muri longi prope o» 
ftit officínze ad íngredientis laeuá fit focus,in quo ex magnís plumbi maffis 
líquefactís fiant minores , utfacilius appendi poffint, Tam enim plumbeze 
inafLe quàm eereí panes debent prímó prapararí;ut appendi& certo pone 
dere ínfornacibus coqui & commifceri poffint. Sed foctis,ut índe ordíar,in 
quo liquandz funt maffz plumbez, longus fit pedes fex, latus quíngg ; ab 
utrocp latere, muníto faxís ín terra partím defoflis ; fed altioribus quàm fo2 


cus palmo, & interíusluto oblítís,uer(us medíam & príorem partem declía. 


uis,ut plumbum liquidi defluere,& ín catini effluere poflit, Pofteriore eíz 
us parte murus exíftat , qui murum quartum longum muníat contra uím í2 
gnis.Is,ex lateribus & luto factus ; altus fit pedes quatuor, craffüs palmos 
tresjinferíus latus pedes quíncy fuperius tres & palmos duos.Etenim pauz 
latím fiat anguftior:cui partí fuperiori feptem lateres imponantur:quorum 
medi recta erigatur, extremi oblíque:toti lutum craffim illínatur, Ante foz 
cum fit cátínus:cuíus fouea lata pedem & palmos tres, alta pedem,fenfim fiz 
atanguftíor.Itacg ciim maffz plumbez funt liquandz, tunc operatríus príz 
molíona ficímponatin focum;ut eorum caputalterum fpectet murum,alte 
rum catínum,Deinde,ab alijs operaríjs adiutus,maffam trudibus ín uchícu 
lum promoucat, & ad gruem trahat, V ehiculumaüt conftet ex afferibus; 
qui coagmentati funt latí pedes duos & dímidium,longi quínqy : id habeat 
duos axículos ferreostcirci quos utríng; uoluantur orbiculi ferrei, lati palz 
mos duos,craTi totidem dígitos, Habeat temonem,& ín eo ínclufum funé; 
quo pertrahatur ad gruem: quí prorfus fimilis eft cís,quí in fecüda officinae 
partefunt, nífi quod roftrum tam longum nó habeat.Forceps, cuíus chelad 
preherdet maffam plumbeam, longa fit pedes duos,& palmum ac digitos 
duos; Eius utragg chela uncíriata malleo percuffa;maffze impíngatur & infi 
gatur: utruriq; manubrium füperiore parte fit recuruum , alterum dextram 
uerfus,alterum finiftram: ín quorum utrogj infimi duarum catellariiannitiz 
litres uero eís fintincludantur,fupremi autem ín magno annulo rotundo: 
in quo etíam íncludatur uncus catenzejà roftrí orbículo demiffz:orus uecti 
uerfatus maffam fubleuatiroftro ductus ad focum eam lignis imponít:dein 
dealíam atqj aliam maflàm operari) aduchant , & fimili modo ín lighis foci 
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collocent.Etenim maffie quz penduntcirciter centi & fexaóinta centum 
pondiafimul ín eaámponi & líquarí folent T ü operarius carbones ín mafz 
fas contjcíat quz omnia ucfperi parentur: quare;fi metuerít pluuías, ea te2 
cto,quod hucatg illuc portarí poteft;operíat.Id pofteríore parte duos haz 
beat pedes,ut pluuíze,quas excepít,é declíui defuant in aream: fequenti die 
rane prunas batillo ín carbones confjcíat:quo modo maíIze plumbeze carz 
bonibus fubíndeadíectis líquefcunt.Plumbum,quàm primi íd ipfum con 
ceperít catínus;cochleari ferreo effundatín catillosaereos,qualibus fecretor 
uti folet.Quod (iftarím refrigeratum non fuerít,tum aquá affundat & male 
leo cufpídato,ín ipfum infixo,extrahat: cuíus malleí pars cufpídata fit, lone 
ga palmos tres:teres, digitos duos, Sed catíllisaquam lutofam illinire opor 
tet;utex cís inuerfis;& malleí parte terete;quz lata eft, percuffis panes plu 
bei facile excidant:qualis aqua ní catillís illinatur, periculum eftjne plumbu 
per colliquefactos penetret. Alij ín finiftram fumuntlignum inferiore parz 
te eraue,eoQ catíllum percutíunt:dextra uero mallei acíem ín panem plum 
beum ínfiguntiatqy fic ipfum extrahunt.Mox operaríus alíud plumbum ín 
catíllos uacuos ínfundat: ídq; facíat,donec munus plumbiliquandi perfez 


«cerít. Cüm autem plumbum líquatur, quiddam fpumz argenti fimile nafciz 


tur: nec mírum,cüm ea quondam Puteolis ex folo plumbo , ín fecundis for 
nacibusacri igní cocto, facta fit, & nunc fieri poffit. Ifti porro plumbeí pae 
nesínconclaue plumbarium ínuehantur, 
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gatur; qualís machina ficfe habeat, Truncus quernus humilocetur longus 
pedes quíncy,latus et crafus tres : cuius capfa,ín medía eíus parte priore pa 
tens, longa fit pedes duos & totidem palmos, lata pedes duos, alta palmos 
tres € digitos duos: cuius pars extuberans füpina exíftat,lata íaceat ín trun 
co.In eorum medío locetur fella aenea: cuíus pars fenfim depreffà & lata pal 
mum,ac díeítos duos ínteríecta (it ínter duas maffàs plübeas, altíor utríngs 
lata palmum;eíufdem fubiecta, Itacy.tota fella fit lata palmos tres & dígitos 
duos,longa pedem,craffà palmos duos. At fuper truncum utrínqs ad latus 
capfz ftatuatur tíienum latum & craffum cubítüm : eorum capita fuperiora 
aliquantum recifa includantur ín formis trabíum domicilij : à trüco furfum 
uerfus ad pedes quatuor, & digitos duos,duo tígna tranfuerfa contínenter 
coníungantur;quorum utrunq; latum & craffum fit palmos tres: eorum ca 
pita intrinfecus reciía íncludantur ín formis exterioribus tíonorum ftatuto 
rum,unacg cum eís terebrentur:ín quae foramina ínfigantur claui ferrei, pri 
ore parte cornutí: quorum alterum cornu furfum uerfus ad tignum ftatutü 
adieatur,alterum deorfum: pofteríore uero parte perforatí,utferreis paxile 
lislatisín foramina infixis,S& adactís tígna tranfuerfa coercere poffint:ea tíz 
gnaín medío habeant foramen quadrangulum,quaquauerfus lati palmos 
tres € femidigitum:ín quod pilum preferratum íimmittatur , Ab hís tígnís 
tranfuerfis furfum uerfus ad pedes tres,& palmos duos:íterü eiufmodi duo 
tigna finthabeáttg foramen quadrangulum ín fe cótínens idem pili: quod 
quadrangulum fit,S& longü pedes undecim , latum & craffüm palmos tres: 
Eius ferri.longi pedem & palmum, caputlongum & latum fit palmos dua 
os,craffum fuperius palmum et dígitos duos, inferius totídem dipitos:nam 
paulatim fiatanguftius.Caudauero longa palmos tres,lata et craffa,qua de 
capite orítur,palmos duos:quo longíus ab ípfo difcedet;eó etíam fiat angu 
ftius.Superiore parte íncludatur ín pilo perforata; ut paxillus ferreus infigi 
poflit:tribus laminis ferreis quadrangulis uinciatur: quarum ínfima latum 
palmum fit ínter caput feri et caput pili: medíalata díoítos tres deinceps ca 
put pili cíngat:à quo fuprema totíde digitos lata abfit díoítos duos, Ab ínz 
fimaferrí parte furfum uerfus ad pedes duos, & totídé digítos (it dens quae 
drangulus;é pilo pedem & palmum extans,craffüs palmos duos : attamen, 
ciià pilo difcefferit fex dieitos,inferíus ad duos digitos fiat tenuior: à denz 
tefurfum uerfus ad palmos tres ; pilum ín medío habeat foramen rotundu: 
inquod infigatur clauus ferreus,teresJongus pedes duos,latus fefquidioiz 
tum:ín cuíus pofteríore parte caua ínclufum fit manubrium lipneumlongü 
palmos duos & totíde digítos.Is clauus ín inferiora tígna tranfuerfa íncum 
bens obftat,ne ipfum,cüm res hoc non poftulat, decidat. Axís aute, qui pie 
lumattollit,utrings habeat binos dentes:qui inter fediftent palmís duobus 
& digitis tribus : quí ex eo extent pedem & palmirac dioítos duos: quí per 
eum penetrantes paxillís adáctis firmentur: qui lati & craffi fint palmum ac 
digitos duós: quorum capíta rotudata tegantur lamína ferrea eequeacipfía 
latà,utríncs pedem demiflà,clauis ferreis ad ea affixa:qua capita habeant fo 
ramína rotunda:in qua includatur axículus ferreus peraxiculum zeneirpez 
netrans.lli ab altcra parte caput litfatum,ab altera foramen, in quod infigà 
pups: Es ipao dut tur claz 
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tur clauus ferreus, ne ipfeaxículus e dentibus excidat, nea praterea fiz 
ftula fic longa palmos duos,lata unum:per cuíus foramen rotundum latüm 
dioítos duos,ferreus axículus penetret ín ea ínclufüs,INec aeneus folum uol 
uatur círca ferreum,fed ipfe quoqp ferreus uerfetur.[tacg ciim axís uoluitur, 
axiculí nei uíciffim leuant dentem pilí, Quoniam uero axículís ferreís & 


. &neís ex dentibus extractís; hicpilí dens non attollíturalteríus organi pila 
fine hocfublenantur.Porró unum idem tympanum, quod círcaaxem ro 


tz eft; cuit fufi funt, & huiusaxís tympanum dentatum mouceat;& altería 
us;qui tigilla follium fequentís quartae domicilij partís deprímit:fed cóttaz 
río motu, Nam tympanum axis,quí pílaattollit, uerfus feptentríonem círa 
cumaoít;eíus,qui tíoílla follium deprimít;uerfus meridiem, 
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Sed panes qui craffiores funt, quàm ut íctibus pili przeferratí cíto frangi 
poffint, quales potiffimum funt hi, qui ín ínfimo catíniloco refederunt , inz 
uchantur ín prímam officinze partemzatqy ibí calefiant ín fornace , quae à fez 
cundo muro longo diftet pedibus octo & uieinti; à fecundo tranfuerfo du 
4 odecim: 
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odecim:cuius tres parietes faxis quadrangulís,quibus fuperpofiti fintlatee 
res,extruantur.Pofteríor altus exiftat pedes tres & palmum : quae altítudo 
ctíam fit his, qui funtálateribus.Eorum tamen utergy príore parte, qua pae 
tet fornax declíuis,altus fittantumodo pedes duos, X palmos tres: omnes 
ueró ctaffi pedem & palmum: fuper hos paríetes;ne ipfi mínus craffi;nimis 
graué onus ímpofitum ferre nion poffint,ftatuantur quatuor tigna, lutocg 
oblinantur.Ea füftineant caminum affurgentem;& per tectum penetrante; 
cuius camíni non modo cratibus, fed etíam tignis lutum craffum illinatür, 
Focusautém forhacís quaquaueríus fitlongus pedes fex, lateribus ftatus, 
decliuis.Panes erei ín hac fornace collocati cálefiant hoc modo : in fornace 
piímo contínenter póonantur,tantummodo lapillís óuí magnitudine intera 
pófitís,ut ignis calorín medium íntér.eos fpacium penetrare poffit:quíneti 
am qui inínfimo catiníloco réfederunt, in dimidium latérém eadem de cau 
fa impófiti exaleentur, Ne uetó ultimi, quifuntad oftiuin fornacis, cadant, 
ad.eós laminze ferreze,uel panes eeréi,cüm es rutíus perficitur, ex catíno prí 
rium extractiapponanturt atqj ad hos pánes sétei fathifcerttes;aut faxa.De 
indein pánés ínijciantur carbones:tum prunz.Primó autem panes cáleícat 
àleniignimox ad eos adijciantur plures carbones: interdum altitudine do 
drántís, Acrioricerte igní nobis opus eftad duros areos panes calefatiens 
dos qüàm ad fragiles:panibus fatis calefactis,quod fpacio horarum feré du 
arum fieri folet,ex oftio fornacís remóueantur laminae ferrez,et panes zrei 


&thifcentes uel faxa, Deindepanes calefacti o£díne extrahantur raftro bis 


denií, quali is,qui panes fathifcentes torrefacit,utitür, Tum prímus pani faz 
thifcenti fupérponatur:& malleís à duobus opetàrijs percutiatur donec dif 

iliat, Quo uérà quifq pánís magís calet, hocfrangitür éititis: quo mínus, 
Aioctàrdius: nam rei uafis inftar huc& illuc fle&títur.Primó pane fracto fe 
cundus ín eíus fragmetis collocetur & percutiatur,ufay dum etía ipfe diffiz 


fus diffiliat: fimili modo reliqui panes ex ordine frangantur, V erum mallei 
fintlongi palmos tres, latíunum, utrincp acuti: eorti uero manubría lignea | 
tres pedeslonga : fragmenta aerea, fiue panes frigidi pilo fuerint fracti, (iue 


calefacti malleis,in conclaue aerarium inuehántur, 
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' Atpracfes officinze aes fecundum díuerfas argenti portíones,quae ín etus 
centumpondio infunt;cum plumbo temperct,íine quo argentum ab zre fe 
parari non poteft. Sí mediocrís argentí portío ínerít ín ere;id quadrifaríam 
temperet. Etením fi ín tríbus quartís céntüpondij erís partibus areneti fez 
Iíbrauel felibra & ficilicus;uel felibra & femuncía;uelfelibra & femuncía et 
ficilicus non fuerínt , tum díuítis plumbi, hoceft eíus, à quo nondü argen 
tum feparatum fit,díimidium centumpondíum,;uel totum;uel toti & dímíz 
dii addat;utin zrís & plübí míftura ínfit uni aliquod ex íam díctis argenti 
ponderibus:que príma teperatura eftad quáadijcíat tantu plübí depaupe 
rati;uel fpumz arg&ti pondus,quantüad hancte fatís fit, ut ex hís omnibus 
panis cófletur,qui ín fe cotineatfere duo plübí centüpondía . Quoníaueró 

, exfpumzeargenti libris centu & triginta plerügs cóficiuntur plübí tantur 
modo centü librae; pro cóplemento fpumzargentí plus quam plumbi dea 
pauperati adijciat. Sed quía quatuor iftíufmodi panes fimul collocanturín 
fornace,ín quaargentum cum plumbo miftü ab ere fecernítur, in tot paní 
bus eruntzrís tría,plumbí octo centumpondiía, Sed plumbum cürn fuerit 
ab zrefecretum,pendatfex centumpondiía:ín quorum fingulis argenti qua 
drans & fere ficilicus infit.Etufdem uero argenti feptunx,remarteat ín cereis 
panibus fathifcentibus , & ín ea arísac plumbi miftura, quam noftri fpia 
nàs;non tam quod non careat aculeis, quam quod vilís;jnominant, Sin auz 
»» tem ín 
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tem in tribus quartis centüpondij rís partibus non fuerit argetí feptunx; 
& femuncia, uel bes, tum plumbum díues tantum addat, ut eerís & plumbi 
mifturz alterum ex íam díctís argenti ponderibus infit: quee fecunda tem^ 
peratura eft: ad quam rurfus adíjcíat tantü plumbi depauperati , uel fpumze 
argenti pondus,utex míftura cóflarí poffit panis, qui plumbi duo centume 
pondia,& quartam centumpondf parte in fe contineat:quo modo ín quae 
tuor íftíus gérierís panibus inerunt etís tría , plumbi noue centumpondiía, 
Plumbumn,quod ex illis panibus deftillatcentumpondia feptem pendatiin 
quorum fingulis argenti quadrans, X paulo plus quam ficilicus Ín(int:fere 
Ícptünx,remaneát in panibus fathifcentibus & fpínís:liceat nobís uetus nà 
métinouz rei ímpofitum,terere, Siuero in tribus quartís centumpondij 
zrís partibus àrgenití dodrans,aut dodrans & femuncíanó infunt, tu plum 
bum díties tam graue addat , ut zerís € plumbí inifturaalterit ex íàm díctis 
argenti ponderibus ín fé contíneat:quae tertía temperatura eft: ad quam ad 
ijciattàntum plumbi depauperatí, ucl Ípumze argentí pondus, ut panis ex 
hís omníbüs conflatus,duo plumbí centumpondía,S tres quartas centum 
pondij partes ín fe contineat: quo modo ín quatuor idgenus panibus zerís 
tiia; plumbi undecim centumpondia inerunt.Plumbitquo hí panes infore 
nacerecodi ftillant,centumpondiá ferme nouem pendát:ín quorum fingu 
lis argentí quadrans & plus quami ficilicus infint: feptunx ín panibus fathiz 
Ícentibus & fpinisreliquusfit. ^ Si deníqg ín tribus quartis centumpondfj 
zeris partibus árgenti dextans,aut dextans & femuncía non ínfunt, tum tan 
tam díuítis plumbi portíonem addat, ut eris & plumbi miftura alterum ex 
iam dictis argenti ponderibus in fe contineat: que quárta temperatura eftz 
ad quam adijcíat tantum plumbi depauperati uel fpumze argentí pondis, 
ut pànís inde factus tría plumbi centumpondia in fe contineat: quo modo 
in quatuor iftíus generís panibus zrís tríaplumbi duodecim centumpons 
díaínerunt. Plumbum, quod índe manat;ceitumpondiaferé dece pendatz 
in quorum fingulis argenti quadrans, plus quàm femuncía infunt;aut fez 
ptunx:ín panibus fathifcentíbüs,& fpinis,bes,uel feptunx & femunciarefie 
deant.In fecunda aut domicilij parte,cuius fpacium eft longum pedes octo 
gintajlattim nouem & triginta, ad fecundum murum longum fint fornaces 
quatuor,ín quibus zs cum plumbo coctum permifcebitur:et fex,in quibus 
recrementa recoquentur:harum pars caua lata fit pedem & palmos tres,lon 
ga pedes duos & digitos tres: illarum lata pedem & palmum,longa pedem 
& palmos tresac digitum. Paríetibus fitaltitudo fornacum, ín quibus auri 
uclargenti uenz excoquuntur, Cüm aüt fpacium definitum ín duas partes 
tinis ftatutís diuidatur,prior habeat prímo loco duas fornaces , in quibus 
recrementa recoquentur; fecundo duas,in quibus ees cum plumbo mifcebi 
tur,tertío unam,ín qua recremerita recoquentur. Pofteríor uero primólos 
counam,ín qua recrementà recoquentur : fccarido duas, íi quibus es cum 
plumbo cómífcebítur:tertio duas;ín quibus recrementa recoquéinturiunas 
quaqy ab alía díftet pedibus fex , Primae dextrum latus occupet pedes tres, 
& palmos duos: ultímze finiftrum pedes feptem.Biriz fornaces habeant có 
mune oftium alti pedes fex latum cubitum: attamen príma habeat proprie 
um,itemq decima:cuíqg fornacum fit fuus fornix ín muri tergo : fua à Pont 
tefoe 
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iéfouea, quz repleta puluere cópofito fiftucatione fpiffetur,ut catínus flat: 
& fub eo latens humotrís receptaculum: ex quo canalis ftructilis per muri, 
ad quem eft fornax,tergum dextrorfum penetrans halítus expiret,fuus des 
nícg catínus reus ad dextrum frontis latus, ín quem exaltero catíno zes ci 
plumbo miftum fundatur, ut panesaeque oraues confici poflint ; Hic catís | 
nus zrcus fit craflus digiti , eíus caua pars lata pedes duos, alta díoítos fex, ! 
Poft ucro fecundum murum longum fintfollium paría decem,duze machís 
nz cos cóprímentes;uiginti organa eofdem díducentía : quac omnía cuiufz 
modi effe debeant,ex nono libro poteftíntelligi, | Excoctoraüt mifturus 
2es ciim plumbo ín fornacem, excalfactam prímó maíora zerís fragmentajín 
manus fumpta;ínfjcíat:deínde alueii carbonum:tum mínora zris fragmena 
tà, Ciim ucro zesliquatum cceperít ex ore fornacís defluere ín catinum ,füc 
ín candem ínijcíat Ípumam argentí,ac;ne ex fornace pars eíus euolet;carbo: 
ncs füperínijciat;poftremó plumbura, Sed quamprímum xs & plumbum. 
ex quibus míítis panís poteft conficiín fornacem coníeceríc, rurfus inijciat 
alueum carbonum, &€ mox zrís fragmenta,ex quibus fecundus panís coris 
flari poterít,eís fuperínijcíat:mox aes & plumburmn,quaz ínfluxeruntín catía 
num,rutro purget à recremento, Rutrum autem tale eft afferculus, ín quo ' 
contus ferreus eft infixus: afferculus ex alno uel falíce fa&tus, longus eft di 
gítos decem,latus fex,craffus fe(quidieítu, Contus uero longus pedes tres: 
Íed eius manubrium lígneum ín eo inclufum,longum eft pedes duos & di2 
mídíum.Dum autem mifturam purgat & cochlearí effundit ín catínum az2 
reum,ínterea zrís fragméta,ex quibus fecundus panis fiet líquátur., Quod j 
ubi cecperít deBuere , rurfus ípumam argenti ínijcíat, & carbonibus fuperz [/ 
infectis ftatím plumbum:quem laborem iteret,ufcs dum panes triginta có4 t 
féceritiín quo operam & fpacium horarum nouem, aut fummüm decem [35] 
furhet. Si panes plures quàm tríginta conflauerít, cim extraordinarios trí» 
ginta cófccerit,eí unius operz precium perfoluatur: uerüm fimul ut aris 
plumbi mifturam ín catínum zereum infuderít,aquam fuperiori catini parté 
paulatim affundat:deindelieno fiffo & híante prehédat uncum, & eius par 
tem rectam ín panem adhucliquidü immíttat, Vncus ipfe craffus fit fefquía 
digitum;eiusrecta pars longa palmos duos,lata & craffa dipítos duos: poa: 
ftéa etíam paní aquam füperfundat: quo refrigerato íncludatuncum cates 
iiz ab orbículolinguz gruis demiffz , ín annulo ferreo : cuius pars caua fit 
lata fex dicítos,ipfe crafltis fere fe(quídioitum: atq; eundem annulum in un 
có,cuíus pars recta ín panem immiíTà eft: atq; fic panem de catíno leuatü in 
fuolocoreponat. Xs autem & plumbum,cüm íta recoquuritur, paucum r& 
crementum exudant, fpuma argentí multum: quod non cohzret, fcd ficut 
relíquíz hordei, ex quo ceruífia fit facta,dilabitur, Ad murum & paríetem 
ci faperpofitum pompholyx ín candido cinerea adhzrefcit , ad latera fora 
nacum fpodos. 


Fornax in qua récremetta récoquuntur. A. Fornaxin qu &s 
cum plumbo mifcetur B. Oflium. C.— Catimis quieftin terra 
D. Catimiserews E. Rutrum F. Vicus G. Ligmim fif 
fim. i. Grusroflrim 1, Yncuseinscatene. K, 
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ficiturà fronte fornacis eft os,ex quo aes recoctu ín duos catínos, quí tríbus 


pedibus 
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pédibus alté funtà folo officínze deriuátur: à firiiftro ucro latere íccirco foz 
ramen;utligna fagina,quibus ignis alitur, ín eàm imponi poffint; Itag; fiue 
in zrís centumpondío argentifextáiis & feniuncíá fueriiit;fiue quadrans, i 
ue quadrans & femuncía ; éíus octo & trígíntà centumpondiá fi nul ín hac 
fórnácé recoquütur;ufqg dum in ürióquog &fis re(idui centimpondio rez 
tarieat argentitríens & femuncia: uerbi caufatSi in aerís nondü tecocti cen 


ctum,& ex eo panes fiuntiatqg ín eere fic diuidendo operam & fpácium hoz 
rarum quatuordecim confumit: zs quidem refiduum , cim ad ipfum certu 
plumbi pondus,de qua temperatura mox dícam,adiectum fuerit,denuo co 
quitur ín príma fornace,ac conflantur panes , & ab zre argetum fecernitur. 
Abftractum uero etiam íterum coquitur ín príma fornace:deínde ín fecuniz 
darecoquitur;utrefiduum rubrum fiat: at tuncabftractum etíam denuo co 
quitur ín príma fornace;ac ín fecunda recoquitur, ut índe conficiatur aes cal 
darium,Cum autem zs uel fuluum,uel rubrum,;uel caldariü, ín fecurida for 
nace recoquitur,cuíuscs quadraginta céntumporidia in ea collocatur : atqg 
ex ipfis conficiuntur minimum iim fummuünri quinq; & triginta centu 
pondiía. Quinetiam panum fathifcentiii circiter duo & uiginti centumpori 


día,& eris fuluí decem, rübri octo fimül ín hacfornace collocata recoquüri 
ur,ut inde fiat es perfectum. 


Formax A, Catinus|uperior &. Catinus 
inferior €, Panes. Ds ; 
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Itacg talezes refiduum trífaríam mifcetur cum plumbo.Etenim prímo ze» 
rís quíncp centumpondij octauze;& plumbi centüpondía duo & tres,quar 


L7 


az LENGUA a 


tz (umuntür:ex quibus,quía unus coriflatur panís, ex aerís centumpondijs 


duobus & dímídío;atq; plübi undecím cóoficiuntur quatuor panes. Quod 
fiin fingulis zerís centumpondijs fuerit argenti tríens.ín totaerís centüpone 
dijs ínerít dextans:ad quse adijciuntur plumbi,ex recrementís recocti, cene 
tumpondía quatuorquorum quodg; ín fe cotínet argenti ficilicum & drae 


'hmam:que pondera efficíuntfefcuntíam : tem plumbi depauperati fepté 


centumpondia:in quorü unoquogy fit drachma:quo modo ín quatuor paz 
nibus ex aere € plumbo miftis argentilibra & ficilicus;ac drachma : atqy fie 
in fingulis plumbi; poftquam ab zre fuerit fecretum,centumpondijs argen 
tíuncía & drachma: quam mifturá appellamus ftannum pauper,quod pau 
cumargentum ín fe contineat. Quoníam uero quíng; íd genus panes fimul 
ín fornace collocátur,ex eís conflartur ftanní pauperís centumpondiía plez 
rung; nouem & tres quartz : ín quorum fingulís argenti uncía & drachma 
infunt,in uniuerfis ueró deunx mínus drachma quarta: fpínarum autem re 
manent centumpondía tría : ín quorufn fingulís argentí tres ficilici funt.At 
panum fathifcentíum centumpondía quatuor: quorum fingula ínfe contiz 
nentíemüciam,& drachmz quartam & dímídiam . Cuuod fi in zcrís xefidui 
centüpondio preter argenti triente fuerit fcmuncía,in quings panibus quía 


buígs 
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büfg infuper argenti fefcuncía & drachma dímidía inerunt,Deinde rurfus 
ex arís refidui alijs centupóndijs duobus & dimiídío,ac plumbi centüponz 
dijs undecim conficiütur quatuor panes, Quod fi ín fingulis rís centupon , 
dijs fuerit argenti riens, ín tot uilioris metalli centuimporidijs preciofioris 
dextans íneft: ad quod zes adíjciuntur ftánrii pauperis octo cétimpondia: 
quorum fingula argenti unciam & drachmam ín fe continent, uniuerfa do2 
drantem:item plumbi depaupetati centumporidía tría: in quorum fingulis 
ineft drachma: quo modo quatuor íd genus panes argenti libram, feprunz 
cem,ficilicum,drachmam in fe contínent:atdj (ic fingula pltimbí,cim ab 2e 
refuerít fecretum,centumpondiaargenti feícuncíam & (icilicum : quam mí 
fturam ftannum mediocre fiomínamus. Tum íterü ex zrís refidui alijs ceri 
tumpofidijs duobus & dimidio , ac plumbi centumporidijs undecim conz 
flantur quatuor panes.Quod fiin firigulís eris centumpondijs etíam fuerit 
argenti triens, ín totuilioris metalli centumpondijs precíofiorís dextansíri 
cít:ad quod zs adijciuntur ftanní medíocrís nouem centumpondiía:quorü 
fingula argenti feícunciam & ficilícum ín fe continent : uniuerfa libra , quá2 
drantem,femuncíam, ficílicum:item ftanni pauperis centumpondía duo: 
quorum utrog; argenti uncia & drachma infuntquo modo quatuor id gce 
nus panes argenti libras duas & triente in fe cotinentiatcg fic fingula plum2 
bí,cumab zre fuerit fecretum, centumpondía atgenti fextantem & femunz 
cíam ac drachmam:quam mifturam ftannum díues appellamus: id infertur 
in fecundas fornaces,ín quibus plumbum ab argento feparatur, uuo: rati 
onibus zs pro díuerfa argenti portíone,quze ín eo ineft, cii plumbo mífcea 
tur,utrocp in fornaceliquefacto, & in catinum defluente,díxi : nunc dícá d 
modo,quo plumbum unà cum argento rurfus ab eere fecernatur, Panes pri 
mo fic grue deterraléuati in 2eneís fornacum laminis collocentur: uncus cà 
tenzc à roftro gruís demiffze includatur ín annulo forcipis,altera chcla habe 
tís uncürín cuius forcipis utroqs manubrio annulus eft inclufus:atqs hí duo 
annuli rurfus in tertío,in quo deínceps uncus catenze, At uncus chelz mala 
. leo percuffus penetretín id ipfum panís foramen,in quod pes uncí erat ima 
miífus,cum de catíno zereo leuaretur, Altera ueró forcipís chela nó uncinaz 
ta panem cóprímatne illius uncus ex eo excidat. Forceps autemlongus fit 
feíquipedem, annulus quifcy craffus fe(quidigitum, pars cíus lata palmi & 
digitos duos. Tales autem grues,quibus panes ex catínís zreís leuati ín ter 
rareponuntur,& ex ea rurfus fublati collocantur ín fornacibus, duo fint: uz 
nus ín medío fpacío, quod eft ínter tertíum murum tranfuerfum, & duo tíz 
gna ftatuta:alter ín medio fpacio,quod eftínter eadem tígna & feptimii mu 
rum tranfuerfum, V tvíufgy axís quadrangulus, latus & craffüs pedcs duos, 
diftetà tertío muro longo pedibus decem & octo,à fecundo decem & no2 
uem. V tríufag loculamento duo tympana fufficíant:alterum ex fuis cóftet: 
alterum fit dentatum:utriufgg roftrum ex axe extet pedes decem & feptem, 
atcp palmos tres, & totídem dígítos: V'triufcg lingua fit longa pedes duos, 
& totídem palmos, lata pedem & digitos duos , craffà ab utroqy latere pal 
mum & digitos duos :qua ueró ínter roftrítígna fertur, lata digitos ttes, 
craffà palmum  quíngg habeat foramína, in quibus quinq;orbiculi orichal 
5 Jer Ceiuetfz 
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d 
3; | cei uerfentur:quorü quatuor parui fint,quíntus czterís multo maíor,Foras 
D " | | mína,in quibus paruí uerfentur;longa fint palmos duos , alíquarito latíora 
palmo:quod orbiculí craffi int palmu.fed latí palmu & digitos duos. iua 
d d tuor foramina fint prope quatuor línguz angulos, quíntum ín medío duo 
M'iTAE rum príorum:à fronte tamen abfit duos palmos, Orbículus ceterís maíor, 
I PE UBER quiin eo foramine uoluetur,látus fit palmos tres,craffus palmum, circücírz 
3 DN ca cauus,ut catena ferrea uoluatur ín ea parte caua , Eadem lingua duos haz 
beat axículos:ad eorum alterü príores tres orbiculí fintaffixi , ad alter pos 
fteriores duo.D'uo promoucantur ín uno roftrí tigno:duo ín altero : quín2 
tus,cxterís maíor,inter haec duo tígna, Qui uero carent gruibus panes ín af 
fcrem tríangularem ímponunt:ad eum bacilla ferrea funt affixa, ut diutius 
| durare poffit. Eidem funt tres catenze ferreze fuperíus in annulo ferreo inclu 
UU fie, Operaríj duo perticam,per eundem annulum penetrantem humeris fus 
RETE on ftinentes panem ad fornacem,ín qua argetum fepatatur, ab sere deportant, 
a , 
| 


J Grus A, Tympanum quod ex fwfis conftat 8. Tympamum dentatum. C, 
i Lingua eius; orbicdi D. Affertriengularis E. Panes F. Catema 
hd gruis G. Eiuswncus H. Anmdus |. Forceps K. 
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bus argentum cum plumbo permíftum ab zre fecernetur, Cüm autem hoc 
fpacium fitlongum pedes octogintà & pàlmos diuos,;atq; ín eíus medío ter 
tíüs murus longus habeat oftium làtum pedes tres & palmos duos, ex uz 
tracp ipfius parte reliqua erunt pedes octo & tríoíntaatqg palmi duo: ciügg 

ornacüm quz'g occupet pedes quatuor & palmum , interuallum ,quod 
ab ünaadalíam eft, latum fit pedem & palmos tres; latitudo quíncs fornae 
cum; & quatuor ínteruallorum , efficiet pedes octo & uiíntiac palmum, 
reftant ergo pedes decem & palmus: quz menfura fic diuidatur,ut quíngs 
pedes & duo digiti fint à príma fornace ufcg ad murum tranfuerfum ; & 
totidem pedes ac digiti, quínta fornace uícg ad oftium, Símili modo in 
alterà fpacij parteab oftío ad fextam fornacem fint quíng; pedes & duo 
digiti, & à decima fornace üfgi ad feptíimum murum tranfueifuin ; tem 
quinq; pedes & duo digiti. Oftium uero fitaltum pedes fex, & palmos due 
os:períd oflicing praefes & operar ingredientur in cóclaue,iín quo plums 
bum,cum argento permíftum,reponetur, Quaéqs fornacum habeat bafim; 
focum,murum,parietes,catínum.Báfis conftet ex duabus foleís faxeis,quas 
tuor faxís, quadrangulis , duabus lamínís zeneís , Soleze fint faxa longa pes 
des quíngi X palmum , lata cubítum,craffa pedem & palmum : hz in terra 
defodíantur,ut extent palmum & dígitos duos:diftentGy inter fe palmis fee 
tc tribussquod tamen fpaciü pofteriore parte fitanguftius, Atfaxorü qua» 
dràngulorum quodg longum fit pedes duos & totidem palmos, latum cu 
bitum,craffum exteríore parte cubitum, ínteríore, qua fpectat focum,pede 
& pàlmum.Declíuía ením formentur ut làmíinze &rez,quz ipfisimponenz 
iur,decliucs locari poffint: eorum ením duo in una folca collocentur: ings 
ca fuperíus fórámína íncídantur,& imrniffis fibulís ferreis copuletur: plum 
bo etiam ínfufo, V erüm fic ín foleís collocetut,ut ipfa à lateribus extent pal 
imum.folez príoré parte tantundem emíneant: fi faxa quadrangula non fue 
rintín promptu,lateres ín eorum locum fupponatür.Sed lamínze erez fint 
longz pedes quatuor & palmos duosactotidem dígítos,latze cubítiz,crafa 
f palmum:utracg habeat pártículam emínentem: altera príore parte;altera 
polteriore:quz longa fit palum & digítos tres,lata & craffa palmum.FHae 
lamine ficímponantür faxis quadraneulís , ut ipfe parte pofteriore abfint 
àtertío müro longo tres digitos: faxa priore extent totídem digiítos,à laterá 
bus palmi atqj tres dígítos: cm laminze coniunétze fuerint,caua pars, quaé 
eft inter partículas eminentes,& per quam ftannum,quo ftillant panes, dez 
Ruet,lata fit palmuim & dígitos tres,longa pedes quatuor.Lamínzeuero uef 
igni ucl decuífu ftanni, quod ad eas ftiríarum figura adhzrere folet, corruz 
pt& permutetur , dextra ín locum finiftra repofita, contracg finiftra in locü 
dextrz Earum eriimi pars laeüís;quae dum zris fufura fierent;arenam contí2 
gít,efTe debet fupina.Sed,qüía,cüm Iaminarum permutatío facta fuerít,emi 
nentes partículee, quae tunc exteriorem locum tenent, faxís extant,nefecre 
tori fintimpedimento,ex eís decutiatür aliquántülum. In utríuícs uerolos 
cum fupponatur ferrum longum palmos tres,craffum utríricgdíoitum, fed 
palmum medía eíus partesquze longa fit palmum & tres dioítos, Pars caua; 
quz eft fub ip(is laminis, inter utríuícp lateris faxa Hina pofteriore 
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partelata fit pedem, priore pedem & palmum:paulatím ením dilatetur , At 
focus, qui eft íntra bafim, ftratus fit molybdzena,ex catíno, ín quo plumbu 
ab argento feparatur,fumpta,Poftrema parte, quae fumma eft;tam altus, ut 


. digitos tantummodo fex abfit à laminis: à qua equaliter declíuis ad ímam, 


utítannum,quo ftillant panes;íncatíinum defluerepoffit.Sed murus ad ter 
tíum inurum longum;ut eum ab íníuríaígníum tueatur, lateribus fuperlas 
mínas zercas ftatutis,G lito conglutínatís ducatur , altus pedes duos & pal 
mum,ac digitos duos;crafTus palmos:duos, inferíus latus pedes tres & pala 


-mum,atqs dieitos tres,nam utrangg laminam ibidem conteocat: fuperius pe 
j g E 


des tres,etenim utríncg oblíque affurgat. Ad utrungy íftíus murílatus, qua 
fob fumma eíus parte luberitaltitudine palmi & duorum digítorum,fit baz 
cillum ferreum uncinatum,in foramínetertij muri longiínclufum: plumbo 


etíam infufo: ex quo muro extet palmos duos , Ipfum latü fit dígitos duos, 


craíffum digitum:habeat uncos duos:alterum ad latus,alterum parte poftre 


ma, € quidem fuperiore: quorum utercg fpectet murum : utercy craffus fit 
digítum:uterg; íncludaturín ultimum autfequentem aliquem annellum ca 
tellze ferceze, que conftet ex quatuor annellis:quorum quif longus fit pal 
mum & dígitum,craífus femidigitum, Sed prímus inforamíine antecedenz 
tis bacilli ferreíincludatur: ín uno auté alíquo exrelíquis tribus annellís al2 
teruter fequentiís bacilli ferrei uncus,.Bacilla uero duo antecedentía fintlon 
ga pedes ires et totidem palmos ac digitumlata dígitos duos,craffa unum; 
Vtrung utríufcs caput habeat foramen: quorum pofteríus teres fit,& lati 
digítum,in quo prímus annellus,ut dixi;íncludendus eft;priuslongum díz 
gítos duos,& dimidium, latum fefquidigitum.Etenim hoc bacillí caput az 
tum fit dígitos tres, ctim reliquum eíus corpus tantummodo digitos duos 
fitlatum:pofteríus caput dígitos duos& dímidium,In príora bacillorü fos 
ramina repagulum ferreum ínfigatur , longum pedes tres € palmos duos, 
latum dígitos duos, craffum unum.ld príore etus parte quíngg parua forae 
mína quadrangula,undigy lata duas tertías digiti partes,habeat: quoriralíz 
udab alío díftet femidioíto:fed prímum à capite circiter digitum:in ea fecre 
tor clauum ferreum ínfigatifi fornacem anguftare uoluerit, in poftremum; 
fi dilatare,in prímum: (i medíocríter cotrahere;in aliquod medium : eadem 
caufa eft,cur alteruter bacíllí uncus;modo ín ultímo catellae ariellomodo in 
tertío,nucuero ín fecundo includatur. Dílatatur autem fornax, cim panes 
multíín ea collocantur: contrahítur,cüm paücí, Veruntamen plures quàm 
quinq; collocari neg folent neg; poflunt: quínetià panes tenues caufa funt 
cur paríes íntrorfus ponatur: ídem repagulum pofteríiore parte utríngy cor 
nu eiufdem latitudinis & craffitudinis, cuius ipfum eft, habeat: quod extet 
digítum,Ea cornua obftant,ne repagulum per foramen dextri bacilli penez 
tret:ín quo infixum etíam tunc manet;cüm ípfum ácbacilla, paríetes fornaz 
cís complexu fuo non coercet & cotinent, Porro parietes fornaciís tres fint, 
duo à lateríbus,unusà frontemáà tergo murusalter eft: qui à lateríbus exíz 
ftuntlongi fint pedes tres,& totídem palmos ac dígitos duos;altí pedes du 
osipríor uero longus pedes duos,& palmum,atqy dígitos tres, altus, eque 
ac paríetes à lateríbus;pedes duos: quifcg coftetex ferreis bacillís, pedibus; 

bracteis, 
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| bracteis: rjs,quialateribus exiftant feptem firit bacilla ; quorum inferius & 

! fapefíus habcantlongítüdiné paríetís: illud ftatuta fuftineatlioc eis impos 
natur, Statuta quincg nümero altitudinem habeant eidem quam parietes; 

| corum medía incluía fint ín foraminibus inferíoris & fuperioris bacillí,exti i 

! ma ex uno eodem; bacillo;ex quo ínferíus & fuperius facta: quodq lat | 
fit digitos duos,craffum inum. At paries príor quinq habeat bacilla:inferi ur 

us,quod item ftatuta;fed tría tantum,fuftíneat: fuperius, quod eís imponaz VM 

tar. Singulís autem paríetibus bini lint pedes , ad inferius bacillim utríngs : 

affixi.longí palmos duos.latí unum, craffi digitum , Sed bractez ferre ad T 

interíorem bàcillorüm partem filis ferrcis allioentur, & lutum eís illinatur, AURI 

ut diutíusin igne durent, & incorruptz permaneant. Sínt praterealateres [d 

ferrei longí palmos tres,lati unum, craffi Íefquidigitum, Superiore parte ali 

quantum cauí;ut panes ín eís ftatuí poffint. Hi lateres in uas,in quo eft terra 

cum aquís mifta , intíncti fupponantur 'tantümodo panibus, quí fiunt ex 

are cum plumbo ín fornacibus permifto:nam ín eís plus argéti ineft quàm E 

|  inalijsquiconficiunturex fpinis uel cadmijs,uel recrementis recoctís, Sine tan 

gulís uero panibus bínilateres fubijciantut 


15h05 r P 
r,utígnísin exaltatos maiorem 
uim cóferre poflit:eorum alter ín dextra lamina ; alterín finiftra collocetur, 


PoftremG extra focum fit catínus latus pedem, altus palinos tres ; ís corruz i 
ptus folo luto;quod facile contínet ftannum,reficitur, 3n 


1 


Solee A, Saxa quadrangula B, Lamine C, Paries prior D, A 
Parietes qui funt a lateribus. E, Repagulum F, Bacilla antece- 
dentia G, Catenula n. Bacillum uncinatum 1, Murus qui ab 
iniuria ignium tuetur tertium murum longum K, Tertis murus "Hd 
longus L; Pedes parietum M, Lateres N, bU l 
Panes O. Focus P. Catimu Q. : 
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Sed panes quatüor numero ín unius fornacíslaminis collocentur, eisq 
fubijciantur lateres ferrei. Q uod fi fuerint panes cóflati , uel ex rerefiduo, 
ucl ex fpinis, uel ex cadmijs,uel ex recreimétis , de quibus partim fupra Ícría 


pfi partim paulo poft fceribá, quinos numero,quod tam magni et graues nó 
: fint, 
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fint,fimul ín zreislamínis collocentur, nec eís fubijcíantur lateres. Verüm 
ne panis alíus ín alíu, aut ultímus ín muri, qui tertíu muri longi ab íníuría 
ignis tuetur, íncídat, carbones longi dígitos fex interponantur:medíjsqs Io 
cis uacuís té longi & magni. Deinde parictibus appofitís , & repagulo obz 
díto fornax carbonibus paruis cópleatur:tü tot carbones,quot capit alueus 
bractcis lignes cótextus,ínijcíantur ín catínu:& fuperínijcíatur prunaz:pau 
lo poft carbones ardentes batillo fublati ín o€s fornacís partes diífperoátur 
ut carbones,qui ín ea funt,zequalíteraccendant. Qui ueró remaníerüt ín cà 
tíno,ínijcíantur in focirut etía ipfe calefiat: quod ni factü fuerit ftann ü,quo 
ftillant panes.foci frígore congelans nó defluit in cátíni. Incipiuntaüt poft 
quartá horz parte ftillare ftanno ; jd, quà nó coeuntlaminz , defluit in f52 
cu: carbonibus longis cobuftis,fi panes inclinant ad mürü,conto uncínató 
erigantur: fin ad repagulu,carboníbus fuffulcíantur, Sí praeterea panís alíz 
quís magís quàm czterí fubfidet,ad illit carbones addátur,ad hosnóaddaz 
tur, Árgentu quíde unà cii plumbo deftillat: nam utrung; cítíus quá aes líz 
qucfcit:sfpinas,quae non efHuut,fed refidét in foco, crebrius conto üncinató 
ueríare oportet,ut etía ipfz ftillent (tànno,mox ín catínü defluente: etenim 
id, quod ín eís remanet , rurfus excoqueridü eft ín prímís fornacíbus : jd ín 
catínu defluit, ftatím cü reliquo ín fecüdas fornaces infertur, & plumbtüab 
argento feparatur, Contus aüt uncínatus manubriíü ferret habeat,longü pe 
dés duos: ín quio fieneu ínclufum fitlongum pedes quatuor,Stannü,quod 
efBuxit in catínü,fecretor cochlearí aeneo effundat ín octo catillos zreos,la 
tos palmos duos & digítos tres: quibus príus aqua lutoía íllinatur,tit ed (aa 
cilius ex euerfis ftannei panes excídant: uerü fi eü catillí propterea deficíüt, 
quod ftannu nímis celeriter dcfluit in catíriu, tunc in ipfos aquá ínfundat,ut 
panes refrioerati cítius ex eís clabaritur: utc mox rürfus ijídem catillis urá 
poffit: ní(i ením talís neceffitas urgeat fecretorem, catillís uacuís aquálutoa 
fam illinat.Cochleare aüt prorfus eius eft fimile, cuius ufus eftín effundena 
dis metallís qua in prímis fornacíbus colliquefa&a funt, Sed cit omne ftam 
num. foco deHuxerítín catíni,& ín catillos zreos effufum fuerit, tunc pría 
mo fpínze rutro trahantur é foco ín catínum:deínde ex catíno ín folum:tum 
batillo confjcíantur ín cífium : quo auectae coaceruentur atcp recoquantur; 
Rutrüueró fitlongum palmos duos & totidem dígítos, latu palmos duos 
& digiti,cumip cius pofteríore parte coniuncti (it manubríü ferreu longü 
pedes tres :In quod ínclufum fitlígneum tótídem pedes longum. Poftqua 
ftannum ab zre fuerit fecretum,panes refiduos appellamus fathifcentes, dd 
ficexcocti ipt,ut exucti effe uideantur. Hi fpatha fub ipfos acta fubleuétur, 
& forcipe prehenfi coníjcíantur ín cífium, atq; aduchantur ad fornacem, in 
qua torretur.Spatha quídem affimilis fit eíus,qua cadmíce, quz ad paríetes 
prímarum fornacum adhaeférunt, decuti folent:forceps uero longus pedes 
duos & dimidiu. Eadem fpatha ftírize decutíantur ? laminis, ex quibus per 
dent:eadem ferrei lateres € panibus fathifcentibus,ad quos adhzret,Secrez 
torautem opus díurnum perfecít,cüm à panibus maioribus quater quaterz 
nís,à mínoribus quater quínís ftannum fecreuit;fin à pluribus,extraordina 
ríz operz precium ipfi feorfim perfoluatur, 
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Atq argenti quidem, (iuc plumbí cum argento permífti, quod ftanr 
appellamus, ab zre fecernendi hec ratío eft.Stannum uero infecundasfor 
naces ínfertur,ín quíbus plumbi ab argento feparatur: de qua rátíonc , dd 
cam proxímo libro pluribus uerbís expofuí,unum illud dícam , Apudnos 
abhincaliquotannos ftanní tantummodo quatuor & quadraginta centüz 
pondía,& zrís unum fimul ín fecundis fornacibus fuerunt cocta;nunc ftan 
nifex& quadraginta,zerís unum & dímidium coquuntur:alíbíi uero ftanni 
plerung centum & uipínti;zrís fex : quo modo fpumz argenti centüponz 
día plus mínus centi & decem,molybdanz triginta conflantur. Omnibus 
autem hís modís argentum,quod íneft ín iere íníecto,cum re 
permífceturipfum zs, zequeac plumbüm 
tim ín molybdaenam mutatur, Stannum; quod non líquefcit, émargíne íi 
catínum conto uncínato trahatur, | . Ar munus torrendí;ín quatuor operas 
diftributum;quatuor perficiatur diebus, Prímo,ut etíam czterís tríbus,ma 
gifter mane hora quarta ordíatur,& unà cum míniftro ftirías & panibus faa 
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partím ín argenti Ípumam, para 


thilcentibus decutíat,& hos aduehatad fornacen,íllas auectas fpínis fupeg 


infjcíat. Mlalleus uero longus fit palmos tres & totidem díoítos acuta eíus 


pars lata palmum,teres craífa digitos tres, manubrium ligneum longu qua. 
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Deinde magifter puluerem terrenum confjcíat ín uafculum, & eum citri 
aquaaffufa permifceat:qua totum fornacis foci perfundat,eíqy digiti crafli 
tudine puluerem carbonum infpergat. Quod fi faceré neglexerit;zs in uijs 
infidens,ad lamínas arcas adhaeret,é quibus dífficulter décutíturzaut adláe 
teres , fi focus eís ftratus fuerit, qui ere ex eis decuffo facile frarigüntur. Se« 
cundo dic ídem magifterlateres ordinibus decem difponat: quó modo du 
odecim fiunt uíae. Prími autem duo laterum ordines fint inter rifum fore 
nacís foramen,quod eft ad dextram,& fecundum:tres inter fecundu & tera 
tíum foramen:rurfus tres ínter tertíü & quartum:duo inter quartü X qüiine 
tum, Lateres íftiufmodi fintlongi pedem & palmum , latí palmos duos & 
dígitum,craffi palmum & dígitos duos:fepté ín latere crafIo ex ordíne cole 
locentur:fint enim feptuagínta numero, IVlox tríbus cuiuíqg o rdínís priori 
buslateribus imponat panes fathifcetes,& tot carbones magnos ín eos €Óz 
ijciat,utad altítudine digitorum quíng affurgant:deínde fimiliter panesfa 
thíícentes fuper alios lateres flatuat,eísqp carbones fuperínijciat;hoc modo 
fcptuáginta panum centumpondia ínfoco fornacís collocantur. Bí uero di 
imidíà totpondertm pars;aut paulo maior fueríttorrenda,cuícp ordínilate 
res quatuor fufficiuntzattamen quí panes fathifcentes,ex sererefiduo confla 
tos,torrent,hí centumpondía nonagínta,uel centum fimul ín fornace collo 
cántPríore fornacis parte locus relinquatur fupremís panibus ex catíno,in 
quo zs perficitur, exéptis: quos fuftinere panes fathífcetes fatius eft, quàm 
laminasferreas.Etenim fi panes illi calorelíquefacti ftillauerint aere, id cum 
fpínísín prímas fornaces referri poteft: ferrum líquatum his in rebus nullo 
nobis eft ufui. Paníibus íftiufmodi ante panes fathifcentcs collocatis , torre» 
factorrepagulum ferreum includat in muri interioribus foraminibus, quae 
à foco furfum uerfus funtad palmos tres, & digitos duos: quorum finiftrü 

longius penetrat ínmurum,utrepagulu ín ipfum ímmitti & retrahi poffit: 
id teres fit longum pedes octo, crailum digítos duos. Ad dextrum latus 
habeatanfam item ferream,quze à dextro capite abfit pedem:eius pars caua 
fit.lata palmum,alta dígitos duos,ípfa craffa digitum . Repagulum aüt obe 
ftat,ne pancs fathífcentibus oppofiti;unà cum eis decídant: íd,cüm munus 
torrendi fuerit perfectum , torrefactor conto uncinato, in ipfius anfa incluz 
fo,ut poftea dícam,extrahat.Sed,ut ea,quze díxi, quae dicturus fum;intels 
ligi poffint,etíam dehac fornace , qualis effe debeat, praecipere oportet. A 
quarto murolongo abfit pedes nouem, & totidem à muro qui e(t inter fez 
cundum & quartum murum tranfuerfum : cóftet ex paríetibus,fornicibus, 
camiíno;ínteríore mitro,foco, Paríetes duo fintàlateríbus, longi pedesunz 
decim,palmos tres, dígítos duos. Alti, qua fuftínent caminum, pedes octo 
& palmum:qua le us eft;tantümodo pedes feptem: craffi pedes du» 


ós,palmos tres, digitos duos:conficiantur ex faxis uel lateribus : diftent ín» 
ter fe pedibus octo, & palmo;atq duobus digitis.Fornices quoq duo fint: 
cteiim fpacium etíam poftremurri inter parietes ftatím à folo fornicatu fit, 
ut caminum fuftinere poffit. Eius fornicis fundamentum fit ín parietibus: 
pars caua ínferius eandem longítudiriem habeat,quá fpacium, quod eft ins 


ter parietes, habet: fuprema parte fit alta pedes quínqy & palmum, ac duos 
digitos, 
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dioítos.In huius fornicís parte caua: exiftat murtis ex lateribus calce cógluz 
tínatísfa&us:qui furfum uerfus à folo pederh & palmos tres habeat quingg 
foramína fpiritalía , alta palmos duos & digitum , latà palmum & digitum: 
quorüm prímum fit ad dextrum murum ínteríórém,ultimum ad (iniftrum, 
relíqua tría in medío eoru.n Ípacío: quínetíam ea foraniína per murüim inte 
ríorem,qui eftad fornicem,penetrent, In eiufmodi foramína lateres dimidi 
atííimponantur,utforriáx nimíaaura non ínfpiretur! & eximaniur interdu, 
ut ís,quí panes zereos fathifcentes tortefacít ,ín uías, quas uocant, infpicere 
poffit,S& contemplari,àn recte torreatur, At príor fornix a pofteriore diftet 
pedibus tríbus:& palmis duobus:ctitus pars caua aque longa fit, ac poftee 
riorís fornícís: fed lata pedes fex.Ipfe fornix eandem habearaltitudine, quà 
ibidem habent paríetes. Fornicibus autem & parietibus camínis, ex latería 
bus calce cóglutínatís factus,fuperftruatur;altus pedes fex & trigintatis per 
tectum penetret, IVlurus uero interior ad pofteriorem fornicem & utrunqà 
parietem appofitus,ex quíbus extat ad pedem,altus fit pedes tres, & totíde 
palmos,ciaífus item palmos trés: ex lateríbus luto conelutínatís confectus 
undi; luto craffo illinatur, adeo ut id ipfi fuperius illitum clementer affurz 
gatadaltítudinem pedis. Muirus hic quídam quafi clypeus eft aliorum muz 
rorum:eos ením tuetur abignís calore muros labefactante:quí nó facile rez 
fici poffunt,cüm ifteleui opera reparari poffit; Focus uero fiat ex luto,& tez 
gaturuel lamínis zneís,quales funt fornáci,ín qua argentum ab zre fecerni 
tur,fed qua partículís emínentibus careant:uellatetibus,fi domíni ín tabuz 
las eeneas ímpenfam facere noluerint , Horum latior pars ponátur declíuis: 
quo modo focus pofteriore parte tam altus fit ; utuíq: ad quiaqi foramina 
fpiritalia pertírnigat:priore tam humilis , ut pofteríor príorís fornícís párs cà 
ua fit, alta pedes quatuor, & palmos tres ; actotídém digitos, prior pedes 
quínqs;palmos tres,X totídem digitos , Quínctíam focus extra fornace ad 
pedes fex tectus fit lateribus. Prope hancfornacem ad quartum murülon2 
gum,eftlacus longus pédes tredecim et palmum,latus pedes quatuor;altus 
pedem & palmos tres:afferibus undíqg munitus,ne terra ín eum incidat: ín 
quem altera parte per fiftalas aqua inBuit, altera eandem, (i turbo fuerit exz 
tractas,terra forbet.In huiuslacus aquam cótjcíuntur panes zreí,à quibus 
argetum & plumbum funt feparata:príoris fornícís pars príor partím clauz 
difoletfore ferrea inferius atà fex pedes & duos digitos,fuperíus aliquan2 
tum rotundata;altifIima parte,quae media eft;alta pedes tres € palmos duz 
os. Compolita uero eft ex ferreis bacillis & bracteis , ad ea filis item ferreis 
affixís.Bacilla numero funt feptem,tría tranfuerfa, quatuor ftatuta:quorum 
quodq latum eft duos digítos,craffum femídigitum: fed infimum tranfuer 
fum longum eft pedes fex, & duos palmos,medíum eandem habet longitu 
dínem,fupremü íncuruatum media parte altíus eft,atcy ficlorigius alijs duz 
obus.Statutorum aliud ab alio diftat pedibus duobus:quorum utrung; ex 
tremum altü eft pedes duos,& totídem palmos,medía uero, alta pedes tres 
& palmos duos, ex fupremo tranfuerfo curuato extant, & foramína habet; 
in quz inclufi funtunci catellarum longarum duos pedes:quarum fupremi 
annclliinclufiín unum aliquem annellum tertiz catellze:quae extenía tigilli 
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caputaliquantum excifum complectitur,& ei círcumuoluitur, rurfusqy dez 
mifIze uncus uni alicui ipfius annello iníectus haeret. Tígillum auter lonz 
gum pedes undecím,latum palmum & dígitos duos,craffum palmum, círz 
ca ferreum axem,ín proxíma trabe infixum,uoluitur, Pofteríore parte ferre 
um habet clauum:quí longus palmos tres,& digitum per tígillum,qua fub 
it fub trabem,penetrat: & ex ípfa extataltera parte palmu & digitos duos, 
altcra dígítos tres , qua perforatus eft, utannellus;in co ínfixus, ipfi obfter, 
ne ex tígíllo excidat: nam ea pars uix craffa eft digitum, cum altera teres craf' 
fior fit digito.Is clauus,cum forís demittitur,fub trabem fubit,& facít,ut ibí 
retenta prorfus nó decídat,Idem obftat;neferrea lamina quadrangula,quae 
antc ipfum complectitur tigillum;& cuí íniectus eftannulus longi unci, de 
capíte decídat. Catenz autem ferreze,longze pedes fex, infimus annulus inz 
clufus eftín annulo fibulz utríng; in dextrum fornacís parietem actze , GC 
plumbo,ín foramína ínfufo, firmatze, Vncus uero fuperius exannulo pene 
dens,in uno alíquo annulo,cüm forís attollítur,includi folet: cüm demittíe 
tur,& ex eo eximi,X ín fupremum imponi. y e 
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Tertio diemagifter agerediatur opus principale perficere.Primo tot car 
bones, dt capitalueus,in foli, quod eftante fociz, cófjcíat, X prunis, ad eos 
addítis,accendat: Candentes carbonibus,in pancs iniectís,batíllo ferreo fui 
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perínijciat;zequalíterc diífpereat , Batillum long fit palmos tres & díptir, 
fati palmos tres:cíus manubríuferreülongu palmos duos,lignei pedes de 
cé;ütad pofteríore fornacís paríete pertingat, Ci panes fathiícetes íam exe 
candefcunt,dd cís,fi es bonu & durü fuerit,fefquihore fpacío accidit;fi ma 
lit & fragile,poft duas horas,tunc torrefactorad ipfos addat carbones, qua 
€os deficere uídétur:quos carbones poftea per patens fpacítt, quod utríncg 
eft inter pariete & fore demiffam,in fornace inijcíat :íd uer latu fit pede & 
pàlmü.Forem aüt demiíttat, cii recrementis primi effluentibus uíá conto az 
perít:quod fit;poftcg horz quín qj abíerínti& íccírco quíde forís fub fupre 
mà fofnicis parté caud ad pedes duos & totíde digitos demíttítur, ut magis 
fteruím calorís fuftínere poffit. Sed qua panes defidet,ea carbonesno funt 
adíjctendinelíquentrir.Quod fi paries,ex malo & fragili ere cóflatí, cii paz 
nibus, exbono & duro zre cófectis, torretur, fepenumero zs adeo ín uíjs 
infiderefoletyut contus adactusin eas penétrare non poffit. Is ferreus fit, & 
lógus pedesfex atq; palmoós duos:ín quo manubriulieneü íncludaturlon 
güm pedes quíngs. Deinde rutro recrementa detrahat de foco ad dextrá: id 
ex bractea ferrea factum príore parte:latum fitpedem & palmum:mox pau 
latímaneuftíus fiat manubríum uerfus, Altum uerà exiftat palmos duos:ei 
us manubriuferreü fit longum pedes duos,ligneiin hocínclufum,decem, 
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Cm adtem panes fathifcentes fuerint correfactimapifter forem eó,quo 
dixi modo,fubleuet: repagulum quoq; .conto uncínato , in cíus anía íncluz 
fo,ex dextri muri foramíne trahat ín foramen finiftrí;atqg índe reiractum re 
ponat:tum contís uncínatis ipfe & magifter extrahant panes fathifcentibus 
oppofitosmox delateríbus detrahát panes fathi(centes , Vncus aüt quias 
fi; altus palmos duos,latus totidem díicitos,craffus unum:eíus manubrium 
ferreum fitlongum pedes duos,ligneum undecim Sunt ctíam ipfis raftrí bi 
dentes,quíbus torrefacti panes extracti trahantur ad latus finiftrum,ut forz 
cipeprchendípoffint: eorum dentes cufpidati exíftant;alti palos duos,la 
ti totidem digitos,craffi unum , Eorundé manubríj pars ferrca fitlonga pez 
dem,lignea pedes nouem.Panes torrefactos,à magiítro & míniftrís € foco 
exemptos,alij forcipibus prehendentes ín lacum quadrangulum, aqua feré 
plenum;ínijciát:qui forceps longus fit pedes duos & palmos trcs. Eíus ma2 
nubríum utrungg teres & digito craffius,pofteríore parte ad latusrectá ex2 
tct palmum X dígitos duos: utracg chela priore parte lara fit fefquidioitum 
G acuta,pofteríore craffà dipgítum, deínde paulatim tenuior, Hz cim coez 
unt,párs caua fitlata palmos duos & totidem digitos. Panesautem torrefa 
€tí,qui ftillantzre;ftatim in lacum ínijciendí non funt: quod díffiliant,& to 
initru inftar fonitum reddant: ijdem panes rurfus ex lacu, duobus afferíbus 
tranfuerfis, in quibus ftent operarij, fuperíniectis ipfi, forcipibus mox exíe 
imantur:quanto ením citius ex eo fuerint exempti, ranto facilius ex ipfises, 
quod cinereum colorem contraxit, decutitur.Poftremó magifter fpatha az 
teres adhuc calétes de foco parumper leuet :ealonga fit palmum & dígitos 
duos,inferíus acuta, & lata palmum & digítum,fuperíus palmum: qua mae 
nubríum uerfus fiat teres; cuius pars ferrea fit, longa pedes duos, lignea fee 
piem & femiffem, : 
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Quarto díe magifter prímó extrahat fpinas,quae ín uíjs fubfederunt: hae 


net, D'einde torrefactor delateribus metalla, quae ad eos adhzrent, malleo 
decutíat,ut recoquátur, Alij uero lateres fub pila fubíectos cótundanr & la 
uent;zes & plumbi fic etíá collecta recoquátur ; magifter , cum has res auea 
étas,in fuis locis repofuerít,opus díurnü perfecít. At miniftri panes torrefa 
€tos,proxímo die ex lacu exemptos,truncis quernís ímpofitos,prímó male 
fcis teretibus percutíant,ut zes cínereü de ipfis decídat: deinde eorundé par 
ua foramína,ín quibus ídé cs ineft; malleís cufpidatis excauet, Mallei terea 
tcslongi fint palmos tres & digítü:quorü altera pars fit teres, X lata ac crafz 
fa duos dígitos:altera, quae acuta fit,lata dípítos duos & dímidiu.Vlalleí ue 
rà cufpídatí,cüm eande habeantlongítudinée,quam teretes;altera parte fint 
«ufpidatíjaltera acuti, Sed cufpís ex quadrangula fuperiore parte paulatím 
fiat tenuior. Hacaüt eft natuta zerís,ut,cu torretur,colore cínereu cótrahat: 
quía ueró tale aes ín fe contínetargentum,recoquatur ín primís fornacibus, 


Lacs A, Affer B. Forceps C, PanestorrefaG ex lacu extracti. D, 
Trwews E, Malleusteres T. Malleus cufpidatus. G, x 
Deras 


mi 
[nis 


LIBER VNDECIMVYS5 437 


Deratione,qua panes rei fathifcentes torréntur, fatis dixi: nunc dicant 
demodo, quo ex jídem torrefactis rurfus zes conficitur . Híautem , ut erís 
fpeciem quodámodo amiffam recuperént;coquantur in fornacibus, quarü 
quatuor fint ad fecundu murum]longurn ín éa domícilij parte,quae eft íritee 


fecundum et tertíum miurum tranfüerfum:cuíus fpacium longum eft pedes: 


tres & fexaginta,atq; palmos duos , Cüm uero quac fornacu occupet pea 
des tredecím,utrung fpacium , quorum alteri eftad dextrurn latus prímoe 
fornacis,alterum ad finiftrum quartzelatur fit pedes & palmos tres, medía 
untfpacium,quod eft ínter fecundam & tertíam fornacem;longum erit pes 
desfex.In cuíufcg horum tríum fpaciórum medio fit oftíum latum fefquípe 
dem,altüm pedes fex: quorum médium comune fit utríufcg fornacis magia 
ftro:quzqy fornax propríum càmínuni habeat: qui ínter duos caminílona 


gií,fupra defcripti, paríetes affureens innitatur duobus fornicibus & mrt: 


. comunis fitín medío duarum fórnacum longus pedes quinq, altus dece; 
craffus duos; Ante huncmurut fit pila cómuünis duobus duarum fornacüt 
prioribus fornícibus, craffa pedes duos & totídem palmos, lata pedes tres 
& dimidium, Itag; fornícum príor ex hac pila cómuní pertíneat ad alterám 
pilam ci cómunem cum altero eiufdern fornacisfornice: ís uero ex fecunda 
muro longo dextrorfum ad candem pilam pertineat: quz inferíus cráffa &C 
fata ficpedes duos , & totidem palmos, Sed prioris fornícis fpacium uacuut 
nm IN 4  (itlon4 
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B Urin fit longum pedes nouem & palmum : altiore eíus parte altum pedes octo, 

: mU Eius ueró, quí à latere dextro eft, fpacium fit longum pedes quingg & palz 

d muin,altitudo alteri eequalís:utergs &utem forníx aeque altus exiftatac mue 

rus comunis. His certe fornícibus et muro cómuní,muri camíní innixi óbli 
queaffürgentes fic cótrahuntur ut fuprema parte,qua fumus eluctatur,fpae 


EX n | : ; 
* x nang ] cíum fiat longum pedes octo ,latum pedem & palmos tres. Quartus uerà 
pr Tb. camini paríes eft rectus ille fuper fecundum murü longum ftatutus. Vtauz 
E i té murus medíus cómunis eft duabus fornacibus, íta murus fuperftructus 


in M duobus camínís:atqs hoc fane modo fe habeàt alij camíni. Ac prímó quaqr 
1 fornax longa fit pedes fex,& palmos duos, lata pedes tres & palmos duos, 
Eum j alta cubitum. Cuíufqg etíam pars pofteríor, ad fecundum murum longum: 
11 ji 1 príor,uacua, Prime latus dextrumitem uacuum & decliue, ut recremehta 
i T detrahí poffint:finiftrum ad murum cómunem,ubi murum, ex lateribus lu 
1: to conglutínatís factum, habeat, quí muri cómunem ab íniuria ipnis tueas 
" 4i turatáy defendat: contra fecundze fornacis latu$ finíftrum uacuü fit, dextru 
| admutum cómunem:ubi etíam ípfi fuus murus,quí igni tutamenti fit.D'ea 
E Mn inde cuiufqg fornacis pars prior extruatur faxís quadrangulis ,medía terrís 
: i compleaturitum quzegj fornacum ad fecundum murum longum;quia ín eís 
EE us foramine & forníce,qui à tergo eft;collocatur fiftula aerea, foueam habe 
E AM acrotundam Jataig pedes duos & totídem palos, quae à muto cómuníab 
fi pedes tres, Poftremó fub cuíufey fornacis fouea ad altitudinem cubíti fit j 
latens humorís receptaculum,alijs affimile: cuíus canalís ftructilis penetrás i 
án fecundum murum longum declinet ad latus, dextrü quidem primae fore 
nacis;finiftrum ueto fecundze, Magifter autem prímo catínum,fi es proxíz 
E UT mis dícbus ín €o fuit confecüm;excíndat fpatha lata digitos tres, longa toa 
tidem palmos:cui manubrium ferreum fitlongum pedes duos,craffum fefz 
quidigitum : ligneum uero,in eo inclufüm,teres , € longum pedes quingy, 
crafTüm ad digitos duos. Deindealteràfpatha excíforía eundem catiriii 2e» 
quetiipfa fitlata palmum,longa palmos duos. Biíus manubríum; partim fer 
| reum,partim ligncum,omníno limile priori /Tum puluerem terreni & car 
| bonum ín eum ínijciat,aquam affundatfcopis, quibus pertica eft ínfixa;üer 
rat. lox ín eundem catínum conijcíat puluerem compofitum : quí habeat 
puluerís carbonum cribrati cífia duo,pulueris terfeni item cribrati totídem j 
EU cifia , arenae fluuíatilis,quam cribrum anpguftiffimum tranfmífit;alueos fex. Í 
31 Is puluis zeque ac ílle,quo excoctores utuntur,aqua confperfus,príufquam 
i conijciatur in catinum, madefiat, ut manibus niuis inftarín pil figurá for» 
i P mari poífit.Iniectum primó magifter pugnis eequet atqj tundat: deínde du 


L/ " l 

W ut. ol ] - abus piftillís ligneissquorum utruncg longum fit cubítum:utrungg habeat | 
: , .'utrings caput teres,fed alterum larurn palmum,alterum tres digitos: utrügs 

E | án medio fitanguftius,ut manu teneri poffit, Tum íterum in catinum conije | 

l «iat puluerem madefactum,iterumQqy eum pugnis equet;ae fjfdem & piftile 


| iE zequet.Poftea catíno aequato,ficcum puluerem carbonum ínfpergat,& íte» 
f lE rum eundem píftillis tundat: fed príus anguftioríbus eorum capitibus,po« 


fteríuslatíoribus. IDeínde catínum percutiat marculo ligneo, longo pedes 
Jus E diss gated 07 daoss 


^ ipic 


H | listundat:quínetíam afcendens & digitis infiltens,marginem catíni plantís 
: 
! 
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daós:cuius utrum caput teres (it,& latum dígitos tressmanubrium lignes 
umlongnm palmos duos;craffum fe(quídioítum.Poftremo ín catínum ín» 
fjciat tantum cínerem purum &€ críbratum, quantus utrag; manu compres 
hendípoteft:acín eum infundataquam: & fumpto panno lineo tríto,euna 
dem cínere madído oblinat. Catínusautem rotundus & decliuis fiat: atqg, 


fizs ex optímís panibus torrefactís conficítur,Jatus pedes duos, altus unir. 


fin cx alijs, latus cubítum,altus palmos duos, Mlagifter praeterea habeatlaz 
mínam ferream utríncg recuruatam , longàm palmos duos , latam totidem 
dígítos:ea marginem catíní,fi fuerítaltior quàm par fit,amputet. At fiftulae 
venece, quee declíuís pofita ex muro emínet & extatpalmos tres , fuperiori 
pari & utrígs efuslateri;ne aduratur,lutum craffitm íllínat: inferíorí, tenue 
nam cá margo catíni fere attíngít:zes,cüm catínus ipfo líquefacto fuerít plez 
nus,tangít:quín muro,quií eft fupra fiftulam;ue uitium faciat, lutum illinat, 


Itemalteri parti laminze fetrez , longae pedem & paímos tres , altze pedem: 


quam prope catínu ad latus foci decliue fupra lapillos ftatuat, ut recremena 
tafub ipfa cfHluere poffint. Alij láminas non fapponuntlapillos , fed ex ea 


inferius excíndunt partículam longam dígitos tres, altam totídem. V eriim. 


laminam,ne decídat, bacillum ferreum muro, furfum uerfus ad paimos dus 
os X totidem díoítos,infixum tencat:íd extet ex muro palmos tres, 
Fornacisfocus -A. Camimus B. Pilacommwnis C. Alte- 
ra colum D. Murus cómunis poft pilam commutem cft c9 
widerinom poteft: Formices E, Murus qui cómuttem murum 
ab iniuria ignium tuetur.F. Fouea G, Secumdusmuruslon- 
gus H« Offium 1. Spatha. K, Alterafpatha L. Scope 
esed quibus pertica et infixa M. Piflilla N. Marculisli- 
gnew O. Lamina P, Lapili Qy Bacillumferreum Ri 
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in catínum ínijcíat,uel carbones,quos paucis prünísjad eos adícctis, accena 
dat:& prünis fuperponat panes torrcfactos,quií,fi x zerefuerínt, cir príma 
bonitas,centumpondiía tría, uel tría € dímidium pendant: fi ex re, cuí fes 
cunda boniítas,duo & dímídiü: (i ex eo,cüí tertía tantum duo.Cuüi uerà zc» 
ris,cui praecipua bonitas, centumpondía fex ímporiunt, hí catínirlatiore &c 
altiorem facitint; Sed ínfimus panís torrefactusá fiftula diftet duobus pal» 
mís,caeteri longius, Etenim cüm inferiores líquati fuerint, fuperiores delae 
pfi propíus ad fiftulam accedunt. Quod fi non delabuntur,batillo uel altee 
ra fpatha moueri debent. Batillum autem longurh fit pedem, latum palmos 
tres & dígitos duos. Eius manubrij pars ferrea,longa palmos duos ,lierica 
pedes nouem , Circum panes torrefactos carbones longi & magni locandi 
funtiin fiftula mediocres . His omnibus ordíne difpofitis ignís acríor flatu 
folliuni excítetur . Cm uero zreíam liquefcente carbones flammant, tunc 
magifter contum ferreum ín medíos infigat, ut ipfi latum concipere, flame 
ma cluctari poffit:qui contus cufpidatus longus fit pedes duos & dímídiu, 
Eiusueró manubrium ligneum,quatuor. Panibus partim liquefactis magi 
fter egreffus oftío per fiftulam zeneam infpectet catínum: fi aduerterít recre 
menta nímís ad os fiftulae adhaerereflatumq; follium ímpedire,contum fer 
rcu uncinatü ín fiftula inter nares folliu ímmittat , & eu circu os fiftulae uol» 

uens 


LIBER VNDECIMVS 43i 
üens recremétaab ipfo remoucat:qui uncus fit altus duos dieitos. Eius má 
nübríj pars ferrea longa pedes tres, lignea totíde palmos. Atc; tüc tempus 
eft cotu fub lamína inligere,utrecremeta effluere poffint, Ciueró panes oz 
mnes liquefadtíín catinu influxerínt, tunc ex zere rapíat experímentü tertío 
cohto terete,X prorfus ferreo,longo pedes tres,crafTo digitum,habente cu 
fpídem chalybeatum,ne hífcens oes ín fe recipíat. Hune contü altero folle co 
pteffo per fiftulam inter utríufc narem, quàm poteft celertíme ímmittat ín 
catínum,Rapíat ueró experimentu bís,ter,quaterue , imo ufcgs du intelligat 
ds perfecte cocti effe, Si es bonü fuerit /facilead contü adharet,tuncQ due 
Obus tantummodo experimentis ipfi opus eft:fi boni non fuerit pluribus; 
Etením neceffe habetid tandiu ín catíno coquere, ufcg dum ipfiad contum 
adhzrenti oríchaleeus color infidere uideatur, Atq fi cius bracteolze ieree 
pars tam fuperior quàm ínferíor facile frangitur,zes perfecte coctum effe fi2 


gníficat.Contí autem cufpidem ín parua incude ferrea locet, € de ea brácte 
olam malleo decutíat, 


Contus cufpidatus A. Bracteola ere B. incus c. Malle D, i 
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fecundo cum omnes:tertío,cüm aes aliquandiu fuerit coctum , Át fi zes fuez 
rit bonum, recrementa anteaquam opus perficíatur, detrahere necciie ion 
cft:fed detracturus recrementa utríufqy follis tigillum deprímat,& fuper ue 
trung ftatuatlignum longum cubítum,latum palmum,fuperiore parte die 
midia excifum, ut fub ferreum clauum, pofteríori ligno perforato infixum, 
fubire poffit. Idem a atcüm zes perfecte coctum fuerit. lunc uero mínifter 
lamínám remoueat ideae eR pedes quatuor,& palmos tres: cuíus che 
Iz circiter pedem longze [int : ctenín earum pars recta palmos duos & tres 
digitos, curuata palmum & digitum, Idem mínifter batíllo ferreo maiores 
carbones coníjcíat ín focí partem , quz cftad murum , quí alterumimurum 
ab íníuría ignis tuetur , & eos coaceruet,acáquis affufis partím reftíngtat. 
V erüm magifter zs bacillo colurno,etíam ín catíntt ímmiffo bís agítet;pos 
(tea recrementa detrahat rütro : quod. conftat ex fpatha ferrealata && acuta, 
& alniligno : fpatha fitlata (efquidigitum,longa pedes tre-tmanubríumlis 
eneum,n eíus parte caua indufum ,longum totidem pedes. Aralní ligni, 
ín quod fpatha eft infixafpeciem quandam gerat rhombí, longum uero fit 
paliitos tres & digitum, latum palmum & digítos duos , craffum palmum. 
Mox fcopís fumptis cam puluere carbonum , & carbunculís catínum tot 
conüetrat,ne zés 
cet recrementa,quz ad ;iargínem catini adhaferüt:ea longa fit palmos due 
os lata palmum & digitum.Lius manubríj pars ferrea longa pedem & pale 
mos tres,lígnea fex pedes Deinde íter recremeta detrahat de catíno : quz 
minifter nunquam aqua affufa reftinguat , ut alía recremeta reftingui folet, 
fed eís paucam aquam infpergat, X finat refrígerari : (i2es bullauerit, bullas 
fpatha deprímat:tirm aquá muro & fiftulze affündat;ut tepida defluarín cae 
tínum,Etením zes,fi frígida ín ipfum calidum ftatím fuerítínfufa,diffipatur, 
Certe fi tuniclapíllus;uel lutim;uellígnum;uel carbo madidus ín íd incidez 


rít,catínus zes orinc,magno cum fonítu,qualís eft tonítru, cuomit, & quíce : 


quid tetigerit laedit, incendit, Poft haecafferculum excídendo curuátum 
ad príorém catíní partem apporiat. Islongus (it pedes duos, latus palmu & 
digítos duos, cralfus dígítum, Mox zs, quod ineft ín catíno, cuneo ferreo 
ín panes fecare debet:is longus fit pedes tres, latus digitos duos, príore par 
téad digitos duos chalybeatus: cuius manubríum lígneum ítem pedes tres 
fitlongum, Huncautem cuneum afferculo cutuato imponat, & ín ere ínfiz 
xum agitando deprímat: quo modo ín uacuum zrís fpacium aqua influit, 
& panem reliquo cíus corpore feparat. Síaes fatis perfecte coctum non fu 
eríit,panes fiunt nimis craffi, & non facile ex catíno eximi poffunt: quenggs 
ueró panem mox mínífter forcipe prehenfüm & fublatum ín aquam,quam 
contíncatlabrum,immergat: & hunc primum feorfim reponat,ut magifter 


ftatim Ecc We od m aliquid recrementíad eü adhzeret, tam pere 


cu 


n 


fcétus non eft;quàm quí ipfum fubfequitur. Quin fizsnon fueritbonum, 
duos priores panes reponat: tum íterum aquam muro,& fiftulz affundens 
fecundum panem excindat: quem mínifter ítem in aqua immer(um,ín offi« 
cínz folo reponat, eic relíquos omnes,eodem modo excifos, fuperírnpoa 
nat. Qui fies fueritbonum,erunt tredecim aut plures : (i non fuerítmínus 

. mult: 


vam ei conducat;refrigeretur: tum tertia fpatharefe 
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multíatqg etíam fi zs fuerit bonum , unam operae partem , nam ín quatuor 
partes diftributa eft; duabus horís magífter perficít: fi mediocre, duabus &c 


«íimídía:fi uile;tríbus, Alternís autem in uno catíno, alternís ín altero panes 


torrefactos recoquat:fed mínifter quàm prímum panes omnes;ex altero cà 
tíno excífos,aquareftinxerit lamina ferream,quz eft in priore fornace,forz 
cípereponat ín fuo loco,& carbones batillo in catinum reijcíat:dum hoc fu 
um munus exequitur magifter,ínterea remoueat ligna à tíeillis follium, ut 
ín alijs panibus recoquendís tertíam operae partem confumat, Hoc pratez 
reundum non eft:(i partícula alícuíus inftrumenti ferrei cafu ín catinum inz 
ciderítjautab homine maleuolo íníecta fàcrit;acsanteaquam ferrum confa 
matur,conficinon poteft: quo modo duplícatus labor ín íd infumitur. Ad 
extremum mínifter carbones candentes omnes extinguat:& malleo lutum 
ficcatum ex ore fiftulae zeneze decutiat. Is altera parte cufpidatus fit, altera te 
res Manubrium habeatlíeneum quinq; pedes longum.Quoníam ueró pe 
riculum eftjnezes, (i pompholyx & fpodos, quze adhaeferunt ad niurum & 
paríetem eí fuppofitum,decidantín catinum,diffipetur, cas interdü abfterz 
gat:fed fingulis hebdomadis florem zriís ex labro aquis effufis exímat:in id 
enim de panibus,cüm reftínguuntur,decidit.Porró folles,quibus magifter 
ille utítur,ab alíjs differut maenítudine: nam eorum tabulata funtlonga pe 
desfeptem & femíffem,pofteríore parte latà pedes tres,príorequa caput at 
tíngunt,pedem et palmos duos actotidem digítos.Caputuerolongum eft 
cubítum & digitü,pofteríore partelatum cubitum & palmum , deínde pau 
latím anguftius:follium nares conftrínguntur catena ferrea: quam coercet 
batíllum craffum , cuiüs alteruni caput penetrat ín terram ad fecundi muri 
longi tergum:alterum fub tígnum,quod prioribus tienís perforatís eftíma 
pofitum, fubít. Ezdem narcs fic collocantur ín fiftula nea , ut ad palmum 
unum abfintab ore:quod latü effe debet dígitos tres,ut flatus eo uehemena 
tius peranguftías eluctetur, 


Catinus. A. Afferculus 5. Cimeus C, Panes ex ere,cuneo 
diuifo,facti D, Forceps E, Labrum r; 
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A RU Reftat de fpinis, de zere cínereo,de recremetis,de cadmíjs.Panes ex fpinís 


je d exere 


i 
Ü 
& | dm E - 
in ] rl cóficíantur hoc modo:ad tres centüpondij partes fpinaru,qua de panibus, 


* 
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ex ere & plumbo cóflatis, dum ftannii ab zere fecerneretur,ortz fun t:& ad 
totidem centumpondij partes fpinarum,quz de paníbus,ex femel recoct is 
fpinis conflatíseodem modo ortz funt ,addatur plumbi depauperati cenz 
tumpondíum,molybdaznz dímídium:fin officína abundat fpumaargenti, 
éaínlocum plumbi depauperati fupponatur, V el ad idem pondus prímas 
tumfpínarum,& ad cétumpondíum dimidium fpínarum,qus de panibus, 
€x bis recoctís fpinis conflatís,fimilí modo ortze funt:& ad quartam centiiz 
pondij partem fpínarti, quz , dum panes fathífcétes torrerentur,natze funt, 
adijciaturfefquicentüpondium fpumz argenti & molybdeenze: utroqs mo 
do ex tribus cétumpondijs fit panis unus, Bíufmodi uerà paries, excoctor, 
fingulis diebus plus mínus quindecim conficíat: qui diligenter curet ut res 
metallícee,ex quibus antecedens panís conflatur,príus recte atcp ordíne e£ 
fluantin catinum quàm alíz,ex quíbus infeques conficitur, Quin; autem 
panes fimul in fornace,in qua ftannü feparatur ab zre,collocentur:quí cenz 
tumpondiafere quatuordecim pendunt:nam recrementa,índe conflata;ple 
runcp centumpondit.In totueró panibus argenti libra er uncíae ferme duae 
ínfunt:at ftannum;quo hí panes fillant, centumpondía feptem & dimidii 
pendít,quorurn quodqy argenti feícunciam ín fe cotínet:fed fpinze tría cena 
tumpondia, ín quorum fingulís argenti fere uncía ineft: panes fathifcentes 
centumpondía duo & quartam partem:quz omnía argentifermefefcuncia 
am infe continent. Attamen hoec pro fpínarum uarietate multum uaríant: 
etenim ín fpinis , quze de panibus,ex aere € plumbo conflatis , dum ftanniz 
ab zere fecerneretur,ortz funt, & quz de panibus fathifcentibus dum torre 
rentur, argenti uncíze fere duce infunt;in caeterís uncíanon integra. Suntaz 
lec praeterea fpinze,de quibus paulo poft dícam;Sed qui ex sere refiduo,dd 
in fornace fimilí furno , cim füperiorzerís pars ab inferiore fuerít ditiifa, rez 
manetjín Carpatho monte panes cóficiunt,hi fpinas,quz de panibus, cim 
ftannum pauper uel medíocre ab cre fecerneretur,ortz funtiitem cas, quae 
de panibus ex recoctís fpinís;aut puma argentírecocta conflatís, uno in1o 
€o coaceruantifed eas,quzs de paníbus ex molybdzna cóflatís iri loco, à prí 
mo feparato,locant:(imiliter ex panibus bilicntibus dum torreretur,naz 
tas feparatím locant, Ex hís autem fpinis fic cóficiunt panes. De prímo acer 
uo füumunt quartam centumpondij partern, dealtero tantundem , de tertío 
centumpondíum: ad quas fpínas addunt fpumz argenti fefquícentüpondi 
um,& molybdznz dimidium centumpondíum, atq; ex eis ín príma forna 
ce coctis panem conflare folent. Tales ueró panes excoctores finouli inet 
lis diebus conficiunt uiginti, Haec quoq; hactenus,redeo ad noftra, Ais cíz 
nereum,quod é paníbus torrefactís,ut dixi, decutitur, abhinc alíquotannís 
infperfum fuit fpínis,quz de panibus,ex aere & plumbo conflatis, ortae fue 
runt,quod ín ipfo aeque;ac in illis areentí uncíze duce infint:nücuero ramen 
to,ex cadmíjs, alijsqy rebus lotís collecto,ínfpergitur. Atíncolae Carpathi 
montis zs iftiufmodi coquüt ín fornacibus,in quibus recrementa,quae, di 
ees rurfus conficerctur (unt conflatayrecoquuntur, Quuía uerà íd cito liquez 
fcit, & ex fornacibus defluít;ad ipfum coquendum opus eft duobus excos 
€oríbus:quorum alter coquat;alter panem craffum mox ex catíno exímat: 
2  hipanes 
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hípanes tantümodo torrentur;& ex torrefactis e$ denuo cóficítur.Sed rez 


««rementa,fiue mox rutro de metallís miftís detracta fuerínt, fiue cim ád cae 
itínum cínereum dí 


gíti craffitudine adhaeferint , & eum anguftiore fecerínt, 
poftea fpathis execta,díes,noctesq; cótínenter recoquantur: quo modo pa 
nes duo uel tres conflantur : prout multa uel pauca recreienta , de míftura 
eris € plumbiliquefacti detracta , recoquuntur. Talís autem panis ad tría 
centumpondía penderefolet: ín quorum fingulis íneft argenti femuncía, 
Quíng uerà panes fimulín fornace,;ín qua ftannum fecerniturab ere, cole 
locenturzex hís fit plumbum,cuius centupondíum argenti femuncíam in fe 
contínet:;panes fathifcentes apponantur ad relíquos panes fathifcentes uili 
ores:ex quorum utrifq ees luteum conficitur.Spínz uiles tunc ortee cui pau 
cís recrementís uilioribus recoquantur : ramento;ex cadiníjs, alíjscy rebus 
facto,ípfis ínfperfoxquo modo fex uel feptt panes conflantur:quoru quiíqg 


pendiítad duo centumpondía: eorum quíng; fimul in fornace; in qua ftane 


.num ab ere fecernítur,collocentur:qui ftillant plubo, quod pendit tría cea 


tumpondía:ín quorum fingulis ineft argenti femuncía.Spínze uiliffima: tte 
nata tàantüimodo cum paucis recrementis recoqui debent: s míftum cum 
plumbo, quod éfornace defluit ín catínum cínereum, cochlearí effundatur 
ín zréos catínos oblongos:hí panes cum uilibus panibus fathiícetibus tor 
rentur; Spine tuncortz, adijcíanturad fpínas uiles;atqy ex ipfis eo modo, 


«quo díxí, conficiantur panes;fed ex panibus torrefactis efficiatur zes : cuius 
'exigua quiedá portío addaturad optímos panes torrefactos , cim ex ipfis 
:z:es conficíturiutzes uile unà cum bono perrniftum, fine detrimento, díueris 


di poffit:xrecrementa fecundo & tertío,fi fuerit utile,yrecoquantur:panes inz 


'e facti torreantur:ex torrefactís conficiatur zs : quod eri bono immifcea 


tur. At recrementa;quee detrahit magifter, qui s ex panibus torrefactís co 
ficit,cribrentur:qu ex cribro decidunt ín uas fubícctum,lauentur: quz ín 
€oremanent,in cífium effufa aduehantur ad primas fornaces , & recoquane 
tur und cum alijs recrementís : quibus etíam infpergatur ramétum quod ex 


"iftis uel tunc natís cadmijs lauatis collipítur, es quod é fornace defluit ín. ca 


tinum cinereum,etíam cochleari effundat in ereos catínos oblongos: m 


amodo conflantur panes nouem uel decem: qui fimul cum uilibus panibus 


fathifcéntibus torreantur:ex torrefactís conficíatur zs luteum, Quinetíam 
cadmía , apud nos uocat; fit ex recrementís,quze detrahit magifter qui es 
ex panibus torrefactís conficit,unà cum alijs uilibüs recremetís recoctis, Ez 
tením fi panes zreí, ex talibus recrementís conflatí, franguntur, fragmenta 
nomínant cadmíam : ex qua & ere luteo duobus modis fit es caldaríü : uel 
enim cadmiz duz portiones cum una zrís lutei in prímis fornacibus colliz 
quefacta permifcentur:uel contrà zerís lutei duz cum una cadmíae: ees aute 
quod é fornace defluit ín catínum cínereum, cochleari eflundítur ín eereos 
catínos oblongos ánte calefactos , ut cadmia & zs lutei bene cómifceaturz? 
ij(dem catinis,priufquam zs caldarium futurum ín ipfos infundatur,puluís 
carbonum infpergatur,X eode puluere zes infufum fuperfpargatur,ne cad» 
mía & zs luteum,anteaquam bene mifceantur, congelent: quencp pan ex 


catino effufum mínífter à puluere purget lignoddem eum ínijcíat in labrü, 
ín qua 


"€ 
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|  iquacalídaínfit: pulchrius enim fit aes caldarium, fi calída reftinguatur, 

Verüm quía fepe mentionem feci dezereís catínís oblongís, quales effe dez 
beant;paucís dicam.Longi fint pedém & palmum:eorüm pars caua fupería 
üs,lata palmos tres & digitum,inferíus rotundata, 


Fornax A, Catimus B. Catinioblongi. C, 
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Verümramentum duplex eft , preciofum & ile: illud fitaut ex cadmijs 
primarum fornacum ortís,cüm panes conflantur ucl ex zre & plumbo, uel 
ex fpinis preciofis,uel ex recremetís melioribus , uel ex ramento praftantíz 
oreaut ex purgamentís & lateribus fornacum, ín quibus panes fathífcétes 
torrentur: quz omnía quibus modis tundenda & lauanda fint,libro octae 
uo explícauí. Vile uero ramentü conficitur ex cadmíjs natís, ciim panes cóz 
flanturuel ex fpinis uilibus,uel ex recrementis deteríoribus, Excoctor atit, 
quí exramento preciofo conficiet panes , àd tría eíus cífia Ípumz argenti & 
,molybdzne quatüor cifia;zerís cinerei unu adijcíat: quo modo nouem uel 
decem panes conflantur: quorum quing fimul ín fornace,ín qua ftannum 
ab zrefecernitur,collocentur: centumpondium plumbi,quo ftíllant hí pae 
nesjargenti unciam ín fe cotínet:fpínze feorfim locentur: quarum alueus cà 
Ípinís precíofis recoquendís comifceatur, Panes fathifcentes unà cum alijs 
bonís panibus fathifcentibus torreantur, Acfpínze, quz de plumbo, oim 
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| cüm ín fecundis fornacibus feparatur ab argento, detrahuntür,atqy molybz 
1 dena, quae ín earüdem fornacum medía catiní parte refidet,ac focus,qui uíz 
l tium fecít & ftannum combibit,fimul cum paucis recrementis ín prímis for 
p nacibus coquantur:plumbum, iue potíus ftannum; quod é fornace defluz 
: ? xítín catínum , cffundatur ín catílloszereos , qualibus utítur fecretor ,T'alis 
: Ed ) plumbi centumpondíum argétí uncías quatnor , aut fi focus uítíum fecerit, 
E nud p: plüres ín fe continet: cuius exigua portio addaturad zs € plumbum, cüm 
"Mb ex eis conficiuntur panes , Sí enim magna adíjceretur , temperatura dítíor, 
quàm par fitfierer: qua de caufafolertes officinze praefides fpínas cum alijs 
fpínís preciofis permifcent: molybdaenam , quz ín medía catíni parte refez 
: dit,& focum,qui ftannum cóbibit,cum alía molybdzena,que ín catíno refe 
qu EUEE dit, Attamen aliquot panes íftiufmodií díuítes unà ci relíquís panibus ftan 
ULT il ncís,quos fecretor confecit,rurfus ín fecundas fornaces inferri poffünt.Sed 
€ ^AI Ht incola Carpathí montis, fi abudauerint partículis eris tufijaut plumbo ex 
E | E recrementís confecto;uel ín fornace;ín qua panes fathifcentes torrentur,col 
4 IM lecto;aut fpuma argenti,ea uaríjs modis temperant.Príma temperatura haz 
irum betplumbí ex fpínis conflati centumpondiía duo,fpumz argentí;fpinarum 
vil ex molybdzna confectarum : plumbi ín fornace , ín qua panes fathifcentes 
E Ie i torrentur collecti;zerís mínuti neulorum dimidium centumpondium: ex 
F 1 quibus conflatur panís: quo modo excoctores,cüm debítam operam ín co 
P Im quendo cófumpferint,panes íd genus quadragínta conficiunt, Altera teme 
i | peratura habetípumze argentí cétumponidia duo,plumbi depauperatí, uel 
MIT ex recrémentís conflat unum et quartam partem,plumbí ex fpinis confecti 
BE Ne dimidium centumpondium,zrís mínuti tantundem, T ertía ípumze argenz 
H tí centumpondía tría,plumbi depauperati;plübi ex fpinis confecti;zrís mía 
B nüté contufi fingulorum dimidium centumpondíum: utroq; modo confla 
d tur panís.Excoctores cum munus coquendi perfecerínt;panes triointa eon 
fecerunt, Ratíonem aüt,qua apud Rhetos panes fiunt, à quibus ítem ftanz 
E 1l ! num feparatur,libro nono explícauí. Atargentum hoc modo à ferrofez 
n M | cernatur : cobís ferrí elímatze & ftibij pares portiones coníjcíantur ín catie 
M num fi&ilem: qui operculatus & oblitus imponatur ín fornacem,quz aura 
BuU ínfpiratur:hís liquefactís & rurfus refrigeratis catinus frangatur , Maffula, 
B qus in eius fundo re(idet exempta;in puluerem conteratur: adquem plum i 
' . bítantundem addatur: ín altero catíno fictili cocta permifceantur: ad ulti 
mumy,maffula ínijcíatur ín catínum cínereum,& plumbum ab argento fcpa 
retur. Átqy tot & tarn uaríz funt rationes, quíbus metallum à metallo fecere 
nítur,|Vlodos ucró,quíbus eadem mifcentur,partim in libro de natura foffi 
| lium octauo expofuí,partím alíás exponam:;nuncad relíqua peream. 
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R AECEP T 4 argenti difcernediab zcre , libro próà 
4 ximo tradidi,fupereft ea pars , quz ad fuccos conz 
| cretos pertínet: quae,cum alíena à re metallica uide 
j ri poffit,quid caufz fit cur ab ea fepararí non debez 
| at,librofecüdo explícaui.Succi autem concreti có» 
4 ficiütüruel ex aquís, quas natura, autars , füccís ín2 
fecit,uel ex ipfis fuccis liquidis, uel ex lapídibus mi 
iftis. Initio folertes homines cim uíderent aquas 
quorundam lacuum,natura fuccí plenas,folis ardo: 
ríbus ficcatas confpiffari;atqs ex eis fieri fuccos concretos, uerífimile cft eos 
aquas affimiles alijs ín locís infudiffe uel corriuaffe in arcas,ad aliquam altiz 
tudinem depreffas; ut ipfas etiam folís calores condenfarent, Deínde, quía 
|  uiderentíftarationefuccos concretos tantümodo zftate confici poffe, nec 


tamen ín onmibus regionibus,fed ín calídis & temperatis folum,in quibus, 


&ftíuo temporeraro pluít,eas quoqy ín uafis iene fubiecto coqueread fpifa 
fitudínem ccepíffe: quo modo omnibus anní temporibus ín omnibus regá 
ónibus,etíam fríeidiffimís ex aquís fuccofis,fiue natura , fiue ars eas infecea 
rircoctísfuccí concreti confici poffünt. Poftea cim quofdam lapídes uftos 
füllare fuccis uiderent,eos ín ollís coxiffeut etíam fic aliquos fuccos concré 
tos ellicerent, Sed quot & quibus rationibus , eorum quifg; confici poffit, 
operzepreciu cft cognofcere, Itagy ordíar à fale: qui firaut ex aqua,quae uef 
naturaliter falfa eft;uel talis homini opetís effedia:aut ex diluto falfo;aut ex 
Íiiuio ftem falfo. Atq; aqua quidem naturaliter fal(a;aut ín falinís à folisar 
dore;autín cortínis uel ollís,uel foffisab ignís calore confpiíTata uertíturin 
falem, Quae ueró arte falfa eft, igne denfara ín eundem falem mutatur. Sali^ 
nz autem,fi locí ratío íta fert, ac ipfa res hoc poftulat,fodíenda funtmultze: 
nectamen plures quàm utile fit, Tanti ením falem coficere debemus, quar 
tum poffümus díuendere, Sítueró earum altítudo modíca & planícíes zea 
quata;ut omnes aqua folis caloríbus ficcentur ín falem:quínetíam areze falí 
naríx,ne combibantaquas,fale prímum facto cruftentur. Vetus hoc eft && 
"multís ín locís ufitatiijaquas marínas infundere ín falínas, fiue in eafde deria 
uare: non mínus uetus fed minus ufitatü aquas puteales ín falínas ingerere? 
£d Babylonefactà effe autor eft Plinius:& in Cappadocia nó modo putea 
lcs,ingeítas effe.fed etía fontanas, Certe in calídís regionib.omnes aqua faf 
f2: lacuftres quocp,ín tales falinas ductze,uel fufze, ucl ingeftz, & folíslardo 
ribus ficcatz ínfalem conuerti poffunt,D'um autem aquze falíze, quas contá 
nentíalínze/fole coquuntur, fi magni & crebriímbres eflluxerínt, Ípiffitari 
funtimpedímento: firari, fal fiporem grauíorem contrahit : ut etíam,cumi 
falíiz alía aqua dulci rigantur,Sed fal ex aqua marína hoc modo cóficituri 
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qua parte mare adlitus ftagnauerit , & ampla fuerít ac equata campi plani2 
cíes ,ín quam maríni fluctus non ínfunduntur, eauel tría, ucl quatuor uel 
quíngg, uel fex, íncilia fiunt, lata pedes fex;alta duodecim, longa fexcentos: 
ucllongíora/fi planicíes ílla fe extendit in longius Ípacium:eorum unum ab 
altero diftatad pedes ducétos.Rurfus inter ca fiut tría incilia tráfuerfa:quin 
foffa príncipalis ficagítur,utaquas éftagno hauftas, infundere poffitín íne 
cilíaatqy haec ín falinas, quibus inter íncilia planícíes plena eft, Salínze auté 
funtarez ad modicá altitudinem depreffz:círca quas terra, ex eís, cm des 
prímerentur,effoffz,ucl cum purgarentur,extractzeagoerantut:atcp etíam 
Ínterareas fiunt aggeres pedem altí:qui retinent aquas in eas ímmiíffas.,Inci 
lia habent ora,per quac aquas prímze quaecg are recipiunt. Areze quoqj ha 
bentora, per quac aquz rurfus ex alijs in alías permanant., Praecipítur auté 
libramento;ut aqu2e ex area in aream ínlucre, € eam replere poffint. His o2 
mnibus recte & ordíne fais , fepto reclufo aperitur os ftagni, quod aquas 
marinas cum aqua pluuía,uel fluuíali permiftas cótínet:ac omnía íncilía co» 
plétür. Deinde aperítur os prímze cuiufg; arez : qua reliquas talibus aquís 
replet:hze cüm fale, ín quem denfantur,totas areas iíncruftauerint , ipfz dea 
nuo ab omnibus rebus terrenís purgantur:tum rurfus príma quaeqs area ín 
cili proxima repletur iftiufmodi aquis: qua relinquuntur, donec plurímís 
earum partibus tenuibus, ardore folís in halitum conuerfis & diffipatis alíz 
quantum craffefcant:mox aperto ore ex ea emittütur in fecundam: ubi cum 
certo temporis fpacio manferínt,eius quogy os aperitur,ut ín tertíam aream 
influantiín qua tandem tote fpiffantur in falem. Area uero iterum atcp ítes 
rum,fale exempto,marínís aquis complentur, V erüm fal raftrís ligneís cor 
radetur,batillis eijcítur. 


Mare A. Stagmum B. Septum C. imcilis D. 
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ni,& ad eá tabella picta illius effigic exprimesaffigi . Cuiufqg cafze parietes, 
uel ex terra fornacei funt,uel cratícij crafTo luto illíti: quandj etíàlapídei aut 
laterícij fieri poffunt: quí funt in lateribus alti plerungy funt pedes fedecim : 
itacp fi tectü ínaltitudine pedü quatuor & uigintiaffürgit, eos, qui ín frons 
te & tergo exíftunt;altos effe quadraginta pedes oportet: ut etíam ínteríoz 
rem parietem intermedíum.Tectum autem conftat ex tabulíslongís pedes 
quatuor,latís unum,craffis dioitos duos:ad quas inferíus,qualongís & ane 
uftis affcrculis , ad tignaín ímo díuarícata,& in fummo coníuncta affixis, 
imponuntur,ftramína luto íllita,& ad digiti craffitudinem coagmentataap 
ponuntur:fuperíus ucró eís item ftramina luto íllíta,& ad fefquipedis craffi 
tudinern coagmentata fuperímponuntur:ut cafze ab incendio perículirnon 
fit;,& ab imbribus tuta efle,atqy calorem ad maffas falís ficcandas neceffaríu 
contínere poffit. Q uzegy autem cafa ín tres partes eft diftributa: ín quarum 
prímaligna uel ftraminacollocantur:ín medía;inter quam & primam parie 
es cómunis exíftít focus eft,fuper quem imponitur cortína:ad cuíus dextrá 
eft cupa;ín quam falfa ,ín cafam à baiulisafportata;infunditur:ad finiftram 
fcamnum,ín quo falis maffze plus minus trígínta reponütur.Sed triplo plee 
rung; plures ín poftrema cafa parterquze,ex luto & cínerefactaocto pediz 
busaltior eft quàm folum:quam altitudinem etía fcamnum habet : nam ma 
ifter & miniftri , càm falís maffas de cortína deportant, ex illa ín hoc eunt, 
ja cam ueró ad cortínz dextram afcendunt , non gradibus , fed terra clíuuli 
inftar aggerata.In fummo poftremí paríetís funt duz feneftellze , & tertía is 
bidem in tecto;per quas fumus eluctatur: cum tam pofteriore quàm príore 
foci parte emiffum excipít operculum : fub quo progreffus ad feneftellas ae 
fcendít, Hoc operculum conftat ex afferibus , quorum aliud alío paululum 
tft mpofitum:eos autem dua trabes paruae fuftinent:quas trabes cafa : ine 
termediíus paríes é regione fociíanuá habet patentem, altam pedes octo,Ía 
tam quatuor: per quam lenis aura, qua fumum ín poftremam partem agat, 
infpiratur.Eiufdem altitudinis etlatitudinís íanuam habet primus parties ín 
altero latere : utraqj igitur tanta eft;ut per eam lígna uc! ftramina, atcp falfae 
importari,falis mafEz exportati poffint.Sed haec,cum uentus flauetít,ne co 
ctioni impedíméto fit,claudeda eft: quínetíam in prími iftius paríetís fenez 
ftras uítrea fpecularia funt ímpofita,ut uentü excludant, lumen tráfmittant, 


Cafe &. rarumtabelle pie B. Earumdem, Prima pars C, 
Medis D. Poftrema E. Due feneftelle in poftremo pariete 
F, Tertiafeneflelleinte&o G. Puteus H.. Alterius generis 
puteus T, Modulus K, Pertica L. Baiulorum furce in 
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octo & dimidium, latum feptem & dodrantem, altum, (i lígna cremantur, 
feré quatuor.fi ftramina, fex, Tum autem bacillum ferreum, ad quatuor pez 
peslongum,in foramine ferrei pedís, quí ín medij orís, lati pedes tres , folo 
inüftitincludunt& ín ipfum íntus procedens ftramina inijciunt: at unamz 
quang cortínam ex ferri uel plumbi nigrilamínis longis pedes tres, & torá 
dem latis, minus duobus dieítís quadrangulam conficiunt ,longam pedes 
octo,latam feptem , altam femipedem : quz lamínz iccirco nonadmodum 
crafTx funt;ut aqua cítíus igni calefcat,& decoquatur: quà ueró falfior fuee 
rit,có breuíore tempore denfatur ín falem. Hanc cortinam,qualaminz claz 
uis confixz cópinguntur,maltha,qua habet taurínü íecur,taurínum ty fans 
guincin & cínerem,oblinüt:ne falía effluat;aut exudet, Ad utrungg focí mes 
dij latus bína tígilla quadrangula ad tres pedes longa,ad femipedem lata & 
craffà fic defodiunt ín terra,ut alterum ab altero diftet pede: utrungs fefquie 
pedealiíus quàm cortína affurgat : quibus;poftquam cortína fuerit in foci 
muris locatajimmíttütur duo tígilla eiufdem latitudinis & craffitudinis,fed 
longa pedes quatuor: quae,ne decidant;curta tígílla excauata continent, II« 
lisautem longístres pertícas,longas pedes tres,latas digitos tres,craffos du 
os tranfuerfas ímponunt: quarum alía ab alía diftat pede.Síngulis auté tera 
nos bacillorum ferreorum uncos iníjcíunt;bínos extra tigilla, fingulos ín ez 
orum medio. Haec bacílla pedem longa utrincp funt uncínata: alter uncus 
dextram,alter (iníftram fpectat: inferiorem quency ínijciunt fibulis,quae ue 
tríngg clauis fundo cortínze affixa in medío curuatae eminent, Sunt praetes 
rca duz pertícee longa pedes fex,latze palmum,craffze digitos tres: quze prá 
ori tigillo fubdit ín pofteríore iacent: utríufcg pofteriori capiti inijciüt un 
cum bacílli ferreílongi pedes duos, & digitos tres : cuius caput inferíus re» 
torti cortínam fuftinet : nam eíus pofterior pars duobus pofterioribus fos 
cíangulísnonin fiftit fed ab eis abeft feré beffem, utflamma, & fumus elue 
cari poffint: quz pofterior foci pars femipedem craffa, femipede altíor cft 
quàm cortína: quam craffitudinem & altitudinem etíam habet paríes inter 
hunc & tertíam cafz partem medíus & utrícg contiguus, ut hzec,ex terra && 
cinere factus ; non ut ille lapidibus falfis ductus:fed cortina prioribus duos 
bus fociangulis,eíuscg lateribus infiftit: quz, ne flamma ex foco exilíat,cis 
nere obturant. Sí falfze fitula íinfufaín omnes cortínz angulos influit, recte 


eftfuperfocum impofita, 
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cafam afportatze in cupam effunduntur:& ex ea in his focis,in quibus ualde 
falíz fuerínt;mox fitulis in cortínam transfundütur, [n quibus uerà minus 
falíz príus cochlíarialto , & fimnl cum manubrío ex una arbore cauato ín 
paruas cupas,in quas falfi lapides íníeti funt,ut acrímoníam, quz ín eís eft, 
aquis impertíant: tum effufz ín canaliculos, per eos ducuntur ín cortínam: 
ex feptem & trígínta falfze fitulis Halae Hermundurori magifter,& quífuc 
cedit uicaríus eius muneris uíciffim duas falis maffas,quibus eft meti figue 
ra,conficíunt, V tercy habet míniftrum , aut pro eo uxorem focíam laboris: 
adeft etíam adolefcens,quí ligna uel ftramína cortinae fubíjcit:omnes hi, dd 
iftiufmodi officíne ualde incalefcant;capíta tantüimodo pileolís ftramíneis 
& uerenda fubligaculís tegunt,cetera nudí;fed quàm prímum magifter prá 
mam falfz fitulam ínfuderítín cortínam,adolefcens lignauel ftramína fuba 
iecta accendít,filígna cremantur uel fafces ramorum aut uírgultorum,fal fit 
candídus:fi ftramína , non raro fubniger: eorum enim fauillae cum fumo ín 
operculum fublatee,rurfus decidunt ín aquas,eastg nigroreínficiunt. Vt au 
tem falfze celerius condenfentur, cüm magifter duos falfze modulos & totíz 
dem fitulas infudétit, circiter fefquícyathum Romanum fanguínis bubuli, 
uel uitulíni;uel hírcíni,uel mífti ín n ce falfze fitularii effundit,eaqs 
diffolutum in omnes cortínze angülos diftribuít. Quanquam alibí fanguía 
nem ceruífia diffoluunt, fed cüm íam aquarum feruentíü fordes fpumís mis 
ftz apparent,eas batíllo defpumat: quam fpumam,fi ip(ilapidibus falfis oz 
pus fuerít,per foramen,quod fumum emíttit,in focum infundittibit coqui 
zur ín lapides falíos:fi non,ín officínze folum effundit: quod prímü coquenr 
di € defpumádi munus femíhora petficit.Deinde cas adhuc horae quadtráe 
tem decoquít:quo tempore íncipíuntín falem denfarí: quas íam calore con 
crefcentes ipfe et mínifter,affidue fpathís ligneis uerfant:tum hora eas ferue 
re finit:quo temporefefquicyathü ceruifiz infundít:& ut aura cortinze non 
infpiret,eius frontí mínífter imponítafferem longum pedes feptem & dimi 
díum,altum pedem : utrígg etíam eiufdem lateríaíTerem longum pedes tres 
& dodrantem. Ille, quod'cortína ín ipfius formís fit ínclufa, ftabilis manet, 
Hi duo,quodilli & príori tígíllo tranfuerfo infiftant:pofteaafferibus fubla 
tís duas corbesaltas pedes duos, & fuperius totide pedes latas,inferíus tane 
timodo palmum,tíoillis tranfuerfis idem minifter ínterponícin quas magi 
fter falem batillo ínijcít,eascy femihora cóplet, Deinde rurfus afferibus cor 
tínz impofitis,falfas feruere finít horae dodrantem, Tum iterum falem batil 
lofublatum,& falí,quo utrag; corbis completa eft füperiníectum accumue 
lat.In díuerfis autem locís, diuerfas fali dant figuras: in corbibus fiüt maffze 
figura metzefed non ín hís folisuerum etíam ín inftrumetís, quz imagínes 
multarum rerum exprímunt;ut etíam tabulae quadam,ín quas ítem fal com 
ijcitur, Tam uer tabulas quàm corbes in altiore cáfz loco,quí tertia, ut di 
xí,cius pars efb,;uel in fcamno aeque alto, & in quod ex eo itur,reponunt, ut 
fal aere calido magís exíccetur, Magifter & eius uicaríus,interdíu noctutp, 
feítis diebus anníuerfaríjs tantümodo exceptis, falfas alternis coquentes fa 
lem conficiunt.Nulla cortína diutiusanno dímídío ignis uim fuftínet: eam 
magífter fingulis hebdomadis aqua ínfufa lauat;lauatam ftramínibus E 
ig 
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€is imponit & percutit: fed recentem prímis duabus hebdomadis ter, reli 
quis bís,Quo modo crüftz de fundo decidüt:quz ni decuffz fuerínt;tardi 
us uehementiore foni fal coficituriqui & plus fale cofumit,& cortínze lami 
nas adurít.Sí tunc alíquae rímze, quibus cortínà fathífcítapparent, oblínun 
tur maltha.Sal,qui prímís duabus hebdomadis cóficitur, mínus bonus eft, 
quod ferrugine fundí,nondum cruftas contrahentis,foleat infici. Quanqua 
uera fal fto modo ex falfis tantum putealibus & fontanis fit, tamen etiam 
eodem ex fluuíalibus & lacuftribus,& marínis poteft confici:quin ex hís e 
tíam,quze arte falíz funt.Etením inlocis,in quibus fal effoditur, eius impuz 
rafragmenta & ramenta coníjcíütur in aquam dulcem  ipfaqy decocta fpi 
fatar ín falem , Quidam falem quogg marínum;aqua dulci in secoquis 
& ín metarum paruarum figuram formant, 
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Alíquifalem ex falfis,quae feruentes ex terra effluunt;hoc modo confici 
unt.Inlacunam fcaturigínofam imponunt ollas fictiles;inty eas tanta aquà; 
ex ícae 
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ex fcaturigine cochlearibus hauftam, infundunt;ut femiplenze fiant: quam 
perpetuusaquarum, quas lacuna contínet;feruor , non àliter ac ignís ardor 
fal(am in cortínas infufam coquit, Quamprímum àutem coeperit craffefcez 
re, quod fit cim ad tertias aut amplius fuerít decocta, forcipibus ollas prez 
hendentes eam in ferreas cortinas paruas, & quadrangulas íte ín lacuna col 
locatas effundüt: quarum cauum longum effe folet pedes tres latum duos, 
altum dígitos tres, Quoniam uero fingulís quaterni funt pedes oraues, qui 
businfiftunt,aqua eas fubít & undicg cingítinec tamen influít:quze,quía có 
tinenter & ex lacuna per canales effluit, & fcaturigines recentís copiam fup 
pedítant femper feruetátq; craffefcentem àquam ín cortínas infüfam, ín faz 
lem denfate poteft:qui mox batillis eximitur,demtg labor fzepius íteratur, 
Verim (ifalfe cum alijs fuccis permift& fuerint, ut plerung; calidae effe fos 
lent,ex eís fal non debet confici, ; 
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Alij aquas falías , fed maxime marínas , in magnis ollis ferreís coquit? 
quiquia plerung; ftramina folent concremare , falem nioriorem cóficiunt: 


quídam ín rjídem ollis muríam falfamentorum decoquunt: hí ueró falem ef 


ficiunt,quí pífces & fapit & olet, 
P 35 oll 


£59 DB RE METALLICA 
Olle A, Tripzs B. Cochleeraltun. C. 


Upgicique falíasinfundéndo conficia 


cung ligno confit, non multum probatur , quod niger fit& parum fyncez 
rus:quocíirca ifta falis conficiendi ratio à Germanis & Hifpanis repudiata, 
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tur dilutum,ex quo decocto fal tantummodo conficítur;ex altera,de qua pau 
lo poft plura dicam, ex quo fal & halinitrum ..At ex cínere nafcitur lixíuitr, 
ex quo etíam fal folus fit. Tam autem cinis quam terra prímo conijcíatur íre 
magnam cupam:deínde aqua dulcis ei affundatur:quz,cinereuel terra pera 
tícís agitata horarum ferme duodecim fpacio imbibit falem:^um turbine ex 
cupa extracto, colata excípíatur labro, mox fiue dilutum fuerit falfum, fiue 
lixiuium uafculís hauftum ínfundatur ín paruas cupas:ad extremum transa 
fundatur ín cortínam ferream uel plumbeam, & coquatur, donecaquis exa 
halatís fuccus denfetur ín falem.; j| 
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E IE ou Atg hzeferé falis cóficiendí rationes funt. INitrü uero íté fieri folet uel ex 
T aqua nítrofa,uel ex diluto,uel ex lixiuío, Vt autem aqua marís;aut alía falfa, 
| 73 in falis 
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in falinas infufa,calore folís coquitur & mutatur ín falem, íta nitrofa INili ín 
nitrarías infufa fiue deríiuata , & eodem ardore folís decocta uertítur ín niz 
trum: quínetíam ficuti mare fua uí influens in eiufdem E oypti folum,abír 
in falem,íta INílus , cüm circa canículae ortum exundat,ín nítrarías influens, 
ín nitrum conuertiítur, 
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At dilutum,ex quo conficitur nitrum, fit ex aquis dulcibus terra nítrofa 
percolatisilixfuíium ex fjfdem percolatis cínere roboris ucl quercus: utrügs 
labris exceptum , & in zreas cortínas quadrágulas íngeftum coquítur ufc 
ad eum finem dum ín nítrum fpíffetur, | Sed nitrum tam natiuum quàm fa 
Giícíum ín cupis puerí impubís urína temperatum decoquitur.ín fjídem cor: 
tínís.D'ecoctum infunditur in cupas,quibus funt fila aenea: ad quee adhaere 
Ícens concrefcit,& fit chryfocolla,quam boracem Maurorum uocabulo no 
mínamus. Quondam nitrum praeter urínam Cypría &rugine temperatum 
fuiffe,& trítum Cyprío re ín Cypríjs mortaríjs, Plinius autor eft, Quiíneti 
am quídam chryfocollam ex alumine foffili, & faleammoniíaco conficiunt; 

Cupa in qua nitrum mifcetur cumurina -& Cortina B, Cupa in qua 
ebryfocolla denfamr C, Fla D. Mortarium Ei ! ex 
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tulum ín ore retíneatur,o 
fta,cómouet.Ea terra & puluis míftus altitudíné palmi, alternatim ponatur 
ín cupís: puluísifte habeat duas portiones calcis uftae & aqua non reftinz 
Ciz,atcp tres cineris quernei,uel ilignef,uel roborei,ucl cerreí;uel fimilís: cü 
quzeqy cupa hís;alternatim pofitis , totà éxceptó dodrante fuerit completa, 
tantz aquc affundantur ut plena fiat : quae poftquam terra percolatze haliz 
nítrü,quod ín ea erat, cóbiberunt,türbíne ex cupa extracto dilutum éxcipía 
turlabro,& üafculís hauftum ín paruas cupas ínfundatur. Quod fi fapor ei 
fuerit ualde falfus,& aliquátum acrís,probatur:fin mínus,ímprobatur: atgs 
íccirco rurfus eadem terra percoletur,uel altera recétí:quínetíam aquae duae 
ucl tres,una eademcy terra halínítri plena percolentur:fed díluta noi: cómíe 
fceantür;hífi dem fapor omnibus eís fuerít: quod raro, uel nunquá accidit, 
Verüm príma quaeg; ín unam cupam infuiidantur:ín alterá fecunda,in tere 
tíam tertía. Quod uero fecundu uel tertiu dílutuloco fimplícis aqua ter» 
ra percoletur recentí:quo modo ex utroqy Coficitur prímiü dilutu: cuíus de 
prímü copía habetur ín zereà cortíriá quadrangulà ínfundatur & decoquaz 
tur ad dímídías : mox trásfiiidatur ín cipátín qua;operculo tecta, ciríd, jd 
terreni eftfubfederít& dilutu fuerit limpidus ih candem cortina, uel alterá 
refundatur atq; recoquatur. Cüm uerà efferueíces fpumauerít ne cffluat, &C 

magís 
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magis puroetur.ín ipfum ínfundanturlibrz tres uel quatuor lixíutj facti ex 
tríbus cínereis quernei , ucl affimilís portionibus , & una calcís uftz- feda 
qua non reftínctze, V'erüm aqua;príus quàm ínfundatur, alumen foffile re 
foluatur:fint ueró íllíus librae cérum & uiginti, huius quíngs: paulo poft dis 
lutum uidebítur effe limpidum & czeruleum:fed coquatur ufq; dum aquas, 
quz fubtiles funt,exhalet: maxíma falís poftea cochlearíbus ferreis exhaurí 
endi pars ín fundo cortínze refideat , Succus autem trásfundatur ín cupam, 
Ín qua bacilla recta & traníueifa funt inclufa : ad qus refrigeratus adhaetes 
fcit:atcy,fi multus fuerit, trbus quatuorie díebus denfatur ín halínitrü : dea 
índe dilutum;non congelatü cffundatur,& referuetur atcp recoquatur,Haa 
linitrum uero excifum,& eo ipfo diluto lauatü conijciatur ín tabulas uthoc 
deftilletipfum exíccetur, Halínítrum certe ex diluto, pro fucci,quem coma 
bibít multítudineuel paucítate,oritur multum uel paucum: ex líxíuio affuz 
fo,quod ipfum purgat, quodam modo purum & límpídum.Sed puríffimü 
& translucídum,quod magís à fale purgetur,& craffitudíne exuat,hocmos 
do conficitur:quot amphorae diluti infundunturín cortínam, tot congijlía 
xíuij,de quo fam dixijaffundantür: & in eandem cortínam contjciatur haliz 
nitrum factitíum, quantum diluto & lixíuio diffolui poffit: quàm prímuns 
míftura efferuefcens Ípumauerit ,transfundatur in cupam, ín quam íníectüs 
fit fabulum,defluuío fumptum & lauatum:ea panno tepatur: mox turbíne 
ex fundi foramine extracto miftuta fabulo percolata excipiatur labro: deir 
de ín eandem uelalterá cortina ínfufa decoquatur,donec maiore diluti páta 
te exhalet, Veruntamen fi quando ualde bullit & fpumat,líxiutum paucumns 
affundatur, Tum transfundatur ín alteram cupam:in qua bacílla funt inclu 
fa:ad qua etíam ipfa adharefcens fi pauca fuerítbiduo , fi multa triduo, uef 
fumimmu quatríduo congelat:quae uero denfatanon fuerít,in cortina refur 
datur & recoquatur ad dímidías ; atqj in cupá transfufa refrigeretur: quod 
totíes facere oportet, quotíes res hóc poftulatut fat, Alij alio modo halinia 
trum purgant:eo ením ollam,ex aere caldarío factam, complent, & operciz 
lo,item zreo,tectam ín prunis locantiac ipfum coquüt donec líquefcat.Ola 
lam autem operculatam non oblínüt;ut operculo;cui anfa eft, füblato uides 
re poffint utrum líquaturm fit necne, Cim líqüefactü fuerit (ulfure , in pulué 
rem refoluto confpergunt: Quod,fi olla,ín ignitepofita,non arferit,accena 
dunt:quo fimul cüm craffa halínttrí pinguítudíne, quz fupernatat ,& falfa 
tuncardet,confumpto fit purum:mox olíam ex igniremouent:poftea ex re 
frigerata eximunt halínitrum puríffimum:quod candidi marmoris Ípecíem 
gcrítatcp tüc etíam íd,quod terrenum eft;ín fundo refidet, At terra ,€x qua 
dilutum fuít factum,& rami quernei uel confimilis arboris alternís fub día 
ponantur, &€ aqua, quz combibit halínitrum - confpefgantur *quomodo 
quincp uelfex annís rurfus apta fitad conficiendum dilutum. Halínítrum, 
quodámodo purum,quod dum terra tot annos quíeuitínterea,ortum fuit, 
& quod lapidei paríetes ín cellis uinarfjs & locís opacis exudant, cum prie 
mo díluto permiftum decoquatur, 
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Hactenus de nitri conficiendi rationibus, qua nó mínus ac falis uaríze € 
muliiplices funt, díxíimunc dicam de ratione conficiendi alumínis, quz nec 
ipfauniufmodi et fimplex eft.Etením fit exaqua aluminofa decocta ufcg du 
fctur ín alumen,uel ex díluto aluminofo, quod ex íd genus terra, uel faz 

xo,ucl pyríte,uelalío mifto,coficitur. Terra eftoffa prímo tanta,quanta trez 
centis cifijs uehi poteft,conijciatur ín duo caftella:deínde aquis ín ca deriva 
tís,& , fi atrametí futoríj partíceps fuerít;urínis puerorum impubíum fuper 
fufis diluatur, Operarij autem quotidie fzepius uenam pertícís oblongis &€ 
eraffiscómoucant,ut cum aquís et urinís permifceatur:tü turbine ex utroqs 
caftello extràcto dilutum excípíatur lacu , ex una uel duabus arboribus cae 
uato.Si uero locus aliquís talium uenarum copíam fuppedítauerít, ipíz fta 
. tím non conijcíantur ín caftella,fed prímo couchantur ín areas , atq; cumue 
lentur: quanto ením díutius aeri & pluuijs expofite fuerint;tanto meliores 
fiunt. Nam in eiufmodi cumulís,alíquot poft menfibus;quàm uenz inarez 
asfuerunt congeftz,, nafcuntur fibrz longe uenis bonítate praftantes: dez 
inde uehátur ín fex;pluraie caftella, longa & lataad noue pedes, ad quíncg 
alta:zmox aquís;ín ea deriuatis,fimiliter diluantur: pofteaquam aqua cóbiz 
beruntalumen turbínibus extractís , dílutum excipíar lacuna rotunda, lata 
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pedes quadraginta;alta tres : tum uenze ex hís caftellis euectze conijcíantur 
inalia caftella, S aquis,denuo ín eo deríuatís , atq puerorum impu ituríz 
nisfuperfu(is cómoueantur perticís: quod dilutum turbinibus extractís ea 
dem lacuna excipiat:fiue uero hzec,fiue lacus dilutum contíneat paucis poft 
diebus exanclatum canalículís infundatur ín plumbeas cortínas quadranz 
gulas,& ín eís coquatur,donec multo maximá aquze partem exhalarit, atcp 
terra ab eo fecreta fuerit: quz in fundo cuíufqs cortínze refidens pínguis eft 
& alumínofa;ac ex mínimis cruftís conftare folet: ín quibus non raro candi 
diffimus & leuiffimus amíanti, uel lapidis fpecularis puluis ineft. T'um difu 
tum farínz fimile uídetur.Sunt quí modice coctum effunduntín cupam,ut 
limpidum & purum fiat; deínde ín cortínam refufum recoquunt,ufqy du fa 
rinz fimile euadat: utro modo fpiffatum fuerítmox transfundatur ín uafa 
lignea;ín terra defofTa;utretrioefcat: deinde refríigeratum effundatur ín cuz 
pas.ín quibus furculi recti & tranfuerfarij funt inclufijad quos adhzerefcens 
denfatur ín alumen:fiuntcg cubi paruí, & candidi,& translucidi: quíín hyz 
pocauftís repofití (iccentur. Siuenz alumíinofz atramenti futorij partícípi, 
cum aquís dílueretur,urinae fuperfufz non fuerint, eas ín dilutum limpidu, 
& purum,cüm recoquíturinfundere neceffe eft.Ipfze ením atramentum fuz 
torium ab alumíne feparát : quo modo illud in fundo cortínz fubfidet,hoc 
fupernatat:utruncy feorfum effundere conuenít,ín uafa minora,& ex hísín 
cupas,ut fpiffetur , Siueró, dum dilutum recoquitur , feparata non fuerínt, 
mox ex minoribus uafis ínfundatur ín maíora,eaq cocludantur: ín quibus 
item atramentum futorium feparatum ab alumíne concrefcit:utruncg excíz 
fum,& ín hypocaufto ficcatum diuendatur dilutum, quod ín uafis & cupis 
non concreuit, ín cortínam refufum recoquatur:fed terra,quz ín fundo cuz 
íulcg cortínze refedit , ablata ín caftello unà cum uenís, denuo aqua & urína 
diluatur. At terra, quz ín caftellis diluto , poftquam cffluxit,fuperfuit e&ez 
fta & coaceruata quotídie , rurfus magis ac magis fit alumínofa, non aliter 
atq terra,ex qua halinitrum fuit confectum,fuo fucco plenior fit:quare dez 
nuo ín caftella conijcitur,SCaquae affu(ze ea percolantur, 


Caflella A. Perüce B. Tubo C. Lacws D. Lacuna 
E. Canaliculus F. Cortina plumbea. G,. Vafa ligneain 


terra defoffa^ |. Cupa in qua furculi incluft funt. 1. 
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Atfaxaaluminofa prímó ín fornace calcaríz fimili fic urantur. In fundo 


fornacis ex íd genus faxis fiat teftudo:qua fit ignís receptaculü;reliqua foie 
nacis 
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nacís pars uacua cópleatur tota ijfde faxis alumínofis : mox igní continéter 
urantur donecrubefcát,& fumü fulfurei exhalet: qd eis fecundü diuerfam 
ipforü naturá fpacío decem uel undecim uel duodecim;uel pluríi horarum 
accidit:hocunumagiftro maxime cauendü éft,ne faxa plus mínus quàm o2 
portet,urat:ná altero modo aquis cófperfa nó mollefcut, altero uel duríora 
fiuntuelín cíneré refoluutur:neutro ex eís alumen copiófum cóficitur,quía 
uires,quas habet,ipfa deficiut:deinde refrigérata extrahantur, & ín areà coz 
uchantur,alíagg alijs fuperponartur;ut ftrues fiat longa ad pedes quínquaz 
gíntaJlata octo;alta quatuor:quibus aquze,cochlíarí alto hauftos, infpergan 
tur diebus quadraginta uernís quídem mane & uefperi , eeftíuis etíá meriz 
díe:tanto temporis fpacio madefacta calcis inftar reftínctze refoluuntur, ori 
turtg noua quaedá aluminis futuri matería , quz mollis eft atcp (imillimalíe 
quida medullz in faxis repertae : & quide candída,i faxa ante fuerunt canz 
dída quàm urerentur:rofca,(i rubor candore miftus cís infedit: ex illa fit alu 
imen candídüu,ex hacrofeiituni fornax fitrotüda:cuíus pars ínferíor, ut uím 
calorís fuftinere poffit fiat ex faxis, quae igni necp liquefcunt,nec ín puluere 
refoluutur,cratís inftar coftructís:ab hís alte duobus pedibus ín muro,ijfde 
faxis ducto,colfocetur grandiscortinze fundu:dd conftet € lamínis ereís: cí 
us fundi concauí & rotundilínea dímetíés,pedü fit octo: ín loci uacuü,qui 
eft íüb funditimponenturligna igní accédenda. Super margine fundi corti 
na faxis extruatur figura turbínata; ut eius fundilínea dímeties fíat pedü fez 
pté;orís dece:ipfa alta octo:quse íritus oleo perfricetur,deínde malthetur;ut 
aquas bullientes cótínere poffit: maltha fiat € calce recenti,cuíus eleba uíno 
fit reftincta,é fquama ferri , ex umbilicis cum albumíne ouorü & oleo tufis 
: atq; permíftis : margini cortínz fuperponatur líeneus circulus, craffus pez 
'dejltus femipede:in quo excoctorcs reponant batilla lígnea,quibus aquas 
terreno & elebis faxoru non refolutis, quz refidentín cortínze fundo,pur 
gant.Cortína (ic praeparata fere tota copleaturaquis , ín eam per canalículü 
infüfis,quas acriigní coquéré conuenit ufq; dum bullíant: deínde materíz, 
ex faxis uftis & aqua cofperfis ortze,cifía octo paulatim à quatuor excoctoz 
ribus coníjciantur ín cortína : qui batillis, quae ufcg ad funduni pertíngant, 
materíá ab ímo reuoluant € cum aquís miíceát: íjíde olebas faxorü non rez 
folutas € cortína eximant: quo modo teraut quater oem materítínijciet ho 
ris plus mínus duabus uel tribus ínterpofitís: quibus aquasfaxea illa matez 
xia refrigeratze,rurfus incipiet ferueretaquas taride fatís purgatas S ad cóge 
laridüaptas altis cochlearibus effufas per canalículos ducant ín trigíntalaz 
cus roboreos,uel quernos;ucl cerreos: quorü pais uacua fitl69a pedes fex, 
alta quings,lata quatuor.In hís aquae congelant& ín alumen denfantur uer 
.no teporediebus quatuor, zftiuo fex : poftea foramínib, quz ín lacui furiz 
do funt,apertis,aqua nó cogelatze excipíantur uafculís,etrefundaturín cor 
tína,uel referuétur ín uacuís lacubus,ut ci magiftro excoctorü uífum füerit 
eas míníftri in cortínà refundát: quz quía nó carent alumine,mcelíores funt 
aquís cíus prorfus expertibus:tum alumé fcalpro uel cultro excíndetur: qd 
craffum & pracftans erit fecundu faxi uires:carididu uel rofeu fecundu etu 
dem faxi colore. Atterrenus puluís , qui alumínís particeps ín fundo lacu 

! refidet craflus ad dígitos tres aut quatuor, denuo cu noua aluminis matería 
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conijcíatur ín cortinam atq; recoquatur : poftremo alumen excífum- [aues 
tur & ficcatum diuendatur, : 


Fornax A, Area B. Saxa C. Cochlear altum D, Cortina E, Canaliculus F, Lacus &, 
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Sedexpyritís crudis alijsie miftis alumínofis alumen fic fat.Primo in az 
reis urantur:deíndealíquot mé(ibus aerí exponantur,ut mollefcant:tum ín 
eupas coníectí diluantur: pofthaec dilutit ín plumbeas cortínas quadrancu 
las ínfufum coquatur donec fpiffetur ín alumen:fed pyrítzalijc lapídes mi 
ftínon aluminis modo,fed atramenti etíam futorij partícípes fuerint, ut ple 
rücp eflc folét,ex ipfis utrücy eo,quo díxímodo, cofiat. Poftremó fi in pyri 
tísalíjscg miftislapidib.dilutis fuerit metallis, ficcetur,& ex cis ín fornace co 
ctís ipfum,fiue auru,fiue argetu,fiuezsfuerit, cóficíatur.  Atrameurueró 
futoríü quatuor modis cófici poteft:duob. ex aquaatramétofa;uno ex mea 
lanteríze & foryos,& chalcitidis diluto : it& uno ex terrís acl lapidib.uel miz 
ftís atramentofis, Aqua aüt atramentofam ín lacuniís collectam,fi inde deríz 
uarínon poteft, operarij ucl fitulis hauftam ex ipfis exportent, &' ín calidis 
regionibuszeftiuo tempore in fubdiales areas , ad aliquam altítudínem dez 
preffas infundant: uel machinís é puteís extractam ín canales fundant 
quos ín areas influat;& ín eis folis calore concrefcat, 


Cuniculus A, Situla B. Area C, 


iper 


( í 
A^ 
Z 


LA 
— 
2 

) 


BEN 7/7/7722 


Infrigidis aut&reoíonib. & hyeme eadé aqua atramentofa & dulcis, pari 
menfura prímó ín plumbeis cortínís quadrangulis decoquantut: deinde re: 
frigerate infundantur ín cupas;ucl ínlacus , Plinius uocat pifcinas ligneas;: 
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quibus quzedá quafi tranftra fuperius fic ínclufa fint,ut immobilia maneat: 
ex hís pendátreítes lapillis extétze;ad quas humor fpiffus adhaereíces denfa 
Bb tur ín tráslucétes atraméti futoríj uel cubos uelacinos,quí uuz fpecié gerüt, 
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"Tertio modo atramentü futoriü conficitur ex melátería & Íory:nam chal 


mía,quze fupernatát,efjcíantur fcopís: poftquà omne craffamentü ín fundo 
cuparü cófederít: dilutu ínfundatur ín plubeam cortíná quadrangula ,lonz 
9 pedes octo,latá & altá tres:ín qua decoquatur ufqg di craffum et lentum 
fiattum ín canalículu effundatur,per qué ín alterá cortínà plumbeà,íam díz 
Cz aequale & fimile ínfluat: refrigeratu effundatur ín duodecim canalícuz 
los:é quibus defluat ín totíde uafa lignea;alta pedes quatuor & dímiditilaz 
| ta tres.Hiís uafisímponantur tranftra digitos quatuoraut fex inter fe diftan 

ina tía, quz perforata fint:atqs é foramínib.arundínes graciles paxillis uel cune 
ísadactis dependeantad fundü ufq pertínetes : ad quas atramentü futoriü 
adhzrefcens paucorü dierü fpacio concreícit in cubos,qui ablatireponane 
turin 


LIBER DVODECIMY s. 463 
tur in cóclaui:cuíus folü afferibus tectu declíte fit,ut humor, quo atramens 
tü (utorium ftillat,ín fübiectü uas defluere poffit:qui ci diluto recoquarur: 
ut etía is,quíín duodecim illis uafis , propterea dd nimis tenuis & liquidus 
«(Íct)non concreuít;atqy fic ín atramentum fütoríum conuerfus non fuit, 


Vasligneum A, Tranftra B. Arwndimes C, Solumconclauis de 


Quarto modo atramentü futoríum fitex terrís aut lapidibus atramento 
fis. Talisautuena prímo cóuehatur & coaceruetur , & imbribus uernís ucl 
autumnalibus , caloribus zftíuis,pruínis & gelícidijs hybernís quinq; aut 
fex menfes exponatur,& aliquoties batillís ita fubuertatur,ut ea,qua ín fun 
do refidebat,fupremi locü teneat:íta uétiletur,ut refrígefcat: quo modo ter 
rarefoluítür atcp fermentefcit,lapis ex duro mollís euadit: deinde ucna tez 
cto operta,uel fub tecti uecta rurfus ín eo loco remaneat fex, autfepté, aut 
octo menfes:poftea eíus tanta portio,quanta fatís eft, cóíjciatur in caftellii, 
cuíus dímidía pars aquís fit repleta:íd longi exiftat pedes centi, latü quatu 
or € uigintialti octo:habeat ad fundü forem;ut ea aperta uenze,quze exuít 
atramentü,feces exími poffint;habeatà fundo alte uno pede,tría uel quatua 
orforamína , utípfis claufis aquz contíneríi poflint, reclufis dilutu ef-iuere, 
vena fic cu aquís mífta,& pertícis agítataín caftello relinquatur, don -c eius 


4 partes 
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4$4 
partes terrenzc ín fundo refederínt,aquze fuccofas cóbiberint:tum fóramíni. 
busreclufis dilutum,ex caftello effluens, excípíat caftellum eí fubiectu ; qd: 
eandem habeatlongitudinem,fed latum fit pedes duodecim,altu quatuor, 
ut dilutum capere poflit:id fi non fuerit fatis atramentofum,ipfo uena réces 
diluatur:fin atramentofum fuerit, nec tamen omne uenz díuitísatramentü 
exorbuerír,uená denuo aqua fimplici diluere conuenit: dilutum quàm prís 
mulimpídü fuerit, ín plubeas cortinas quadrangulas per canaliculos infu 
fum coquatur,ufg; du aquas exhalet : mox ínijcíátur tátulc ferrí bracteze re 
foluendz quantulas diluti natura poftulat:inde rurfus coctu bullíat,donec 
tam crafIum fiat,ut rcfrigeratu in atramentü futoríü fpiffari poffit: pofthzec 
effundatur ín lacus,aut cupas;autalía uafa ,ín quibus omne duobus uel tríz 
bus diebus congelat, quod ad congelandü apti eft: idueró quod non fuee 
rit congcelatü uel ftatím ín cortíná refufum recoquatur , uel referuetur, ut eo 
ucnarecens diluaturinaaqua fimplicilonge praeftat, Atramentü uero denz 
fatu excíndatur,& denuo ín cortíná coniectu recoquatur & líquefiat: líqua 
tum ínfundatur ín catínos ut ex eo paftilli fiant: (i prímo non fatis fpiffatur, 
diluto effufo denfatü bís,uel ter,rurfus ín cortína líquefiat , & ín catínos rez 
fundaturiquo modo ex eo paftilli conficiuntur puri,& afpectu pulchri, 


Cortina A, Catini B. Paftilii €, | 
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"Bed pyrítz atrametofi,quí ín numero miftorum funt;utalumínofi uranz 
tur,aquís diluátur, dílutum coquatur ín cortínís plumbeís donec denfetur 


in atramentum futoríum , C'uandg ex hís alumen & atramentum futoríum — 


pleruncg confiuntnec mírum:fucci enim funt cognatí,& ín hac re fofü diffe 
runt,quod illud mínus,hoc magis fit terrenum. lftíufmodi autem pyrítze, fi 
quíd metalli ín eis ínerít,ítem in fornacibus excoquantur. Eodem modo ex 
alijs miftís atramentofis atq; metallícís conficíatur atramentum fütoríum et 
mctallum , Quinetíam fi uenze pyrítís atramentofis abundauerínt, quidam 
mctallicíron magnas arbores medias diffindunt, eascy rurfus ín partes fez 
cant tam longas quam latae funt foffelatentes & cuniculiín quibus eas traf 
uerías collocant: quoníam uero ipfas ftabilitatís ergó fic humi fternunt, ut 
pars lata fit prona:teres,fupínarínferíus quodámodo cómitti poflunt; fupez 
riüsnon poffunt: íntermedíum fpacium uacuum pyrítís complent,& ijfde 
ac lignis pyrítas cóminutos fuperinijciun tutíngredíentibus & cgredientiz 
bus,iter planum & zequabile explícent.Hi pyrítze,cüm foffz latentes uel ca 
nículi ftillant aquís,ípfis madefa&ti ex fe eignunt atramétum futoríum, eícg 
cognata:cum aquze ceffant deftillare;ipfum ficcatur & durefcít, & & puteis 
una cum pyrítíis nondum aqua refolutís tractum, uel é cuniculis cueciu con 
fjcíuntín cupas uel lacus, aquis feruentibus fuperfufis atramentum refolz 
uunt;atqs pyrítas diluut:quod dilutum uíríde ín alías cupas autÍacus tranfz 
fundunt,utlírrpídum & purum fiatiid deinde ín cortínís plumbeis coquit 
donec fpiffetur: mox ín uafalíenea infundunt: ubí ad reftes;uel arundínes, 


uel furculos adhaerens ín atramentum futoríu uíríde concrefcít, Atfulfur ' 


conficitur ex aquis fulfurofis,ex uenís fulfureis,ex miftis t€ fulfurcis , aquae 
quídemirigerantur ín cortínas plumbeas,& coquantur donec denfentur in 
fülfur.Ex hoc plerunq; & fquama ferrí cócoctís,ac ín urceos transfufis,atag 
poftea factícío fulfure luteo obductis fitaliud fulfur facticium,quod caballi 
ijum nominamus, V enz uero, quz feré conftant ex fulfure & terza, ex alijs 
foffilibus raro,coquantur ín uetrofis ollís fiilibus . Ipfe fornaces duarum 
capaces ín tres partes fint diftríbutz : quaru infima alta pedem à fronte haz 
beat os,quo ínfpiretur: fuperíus tecta fit lamínis ferreis,latera uerfus perfoz 
ratissquas bacilla ferrea fuftincát;ipfze uero líona ín fornacem ímpofitasmes 
día pars alta fit feíquípedem: qua item os habeatà fronte,ut lionainfornaz 
cem immítti poffint: fuperius habeat bacilla, fuper quee fundi ollze cuíufgg 
ftatuatur : fuprema alta fit feré duos pedes:fed ollarum quocp ítem alta duz 
os pedes,& craffa digitum:quaeq; fub ore habeat narem longam,uerum an 
guftam:quaq tegatur operculo ítem fictili ficfacto , ut os olla tegat, & ín 
co alíquantum íncludatur. Ad bínas quafg; íd genus ollas opus elt fingulis 
ollís eiufdem magnitudinis & formze , cuíus illae funt: fed hzc naribus carez 
ant,tría uero habeátforamína : quorum duo,quze funt fub ore, duas duarü 
allarum nares recípiant: ex tertío,quod efté contraría efus parte ad fundit, 
efiluat fulfur: fingula fornaces binis ollis, quibus nares funt, ín cas impofiz 
tís tcgantur laminis ferreís luto craffo digitos duos oblítis, eíscy totae cóclu 
dantur,relictis tantumodo duobus uel tribus fpiramentís: ollari etíam ora 
ex cís emíneant. Extra quang fornace ad alterum eiuslatus collocetur olla, 
uacás nare:ín cuíus foramina illaru duarü nares penetret,ea lateríbus;ut im 


. mobilis 
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mobilis maneat;utríncp muniatur: cit uenze fulfurez in ollas,ín fornaces im 
? pofitas,cóiectz fuerínt,eas cófeftím operculare,& qua cu operculo coniun 
Hn guturjluto oblínire conuenítne fulfur exhalet: eade de caufa ollze fubiectae 
MU operculís tegátur & luto oblinantur:lígnís accenfis uenze coquatur ufcp dü 
fulfur exhalaríntsuapor fublatus dum per nare penetrat ín ollam fübíectam 


| in TA craffefcit ín fulfur: quod cer líquefactze fimilein fundum decídit: ex quo 

E INI cum é foramíne,quod ad olla fundum efTe dixi, defluxerít excoctor uel pae 
T UT l En ] uU "n £ NCC NETIPWT WA 

LU nem efficit;uel cannas bacillaie format,uel fulfurata , exilíbus lígnis in íd ín 


tinctís,conficit:mox ardentíaliona & prunas ex fornace extrahat, eacy refrí 
Ii gerata duas illas ollas aperíat,& exínaníat purgamentis : quz,fi uenze come 
Eu P pofita fuerint ex fulfure & terra, cíneris fuafpontereftincti,(imilia funt: 
M fin ex fülfure & terra & lapide , uel ex fulfure & lapide tantum, terrze ualde 
| |i ficcatz;,uel lapidi multum tofto:pofthzec olla rurfus uenís compleantur;et 
' eademifta omníaiterentur, 


AN SENN 


d 


No 
EH 


Z 
H 


IRR 


Ww 


li 
NN 
WM 


Vif 


pedes viilógi tres,craffi fefquipede.Hi diftetinter fe pedib.xx vir.inter ds 
ite latere ducátur v i murí humiles, utpote alti pedes i1. & totídem digitos, 
fcd longí,zque ac patietes.pedes rir.craffi unit, parib , interuallis ínter fe & 


paríetes 
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parietes diftincti : qua ratione alíus ab alío aberit pedes duos & dimidium, TR. 
In eíus fuperíus ínclufa (int bacilla ferrea, quz fuftíneat lamínas ferreas, lon T 

as & latas pedes tres,craffas digitu , ut & ollarum graue onus & ienís uím 
Pince poffint: earum quzqg; in medio habeat foramen rotundum,quod 
latum fitfefquídigitum: quía uero nec plures quàm octo effe poffünt,cís to 
tidem ollz ín fundo perforatze füperponantur, totídem integrae fupponan 
tur:illae contíneant mífta,& operculís tegantur.Hz aquas, & earum ora ad t 
lamínas pertíneant: mífta lígnis,círca fuperiores ollas pofitís & accenfis,co | 
éta ftillant fulfure rubro;ucl luteo;uel uírídí:quod per foramina deflues exz 
cípiunt olla lamínís fuppofitzequarum aqua mox refrigefcit : fi ín rniftís ín 
eft metallum,ea referuata excoquuntur:fi mínus;abíjciuntur, Veruntamen 
fulfurex iftiufmodi miftís optime poterit elicí,fi olla fuperiores ficin forna 
ce concamerata locatz fuerínt,ut ille, de quibus libro octauo,cum eandem 
rém metalli, quod ín eís ineft, caufa tractarem, dixi, ut eedem fundo caruez 
rínt, ínCy cas cancelli fueríntímpofití:inferíores ueró eís hoc modo fuppofi ^ 
t fuerínt:fed laminam quang; amplíus habere foramen oportet, | 


Murus longus Á. Muriali B, Muribwmies C. Lamite D, 
Oll fuperiores: E, Olle inferiores F. 
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- Alij urceum defodiunt ín terra, & ín cum imponunt alterum urceum ín 
fundo perforatum:ín quo pyríten,ucl cadmiíam,uel alíum lapidem fulfuroz 
füm fic concludunt;ut fulfur exhalare nó poffir.Is acrí ioni coctus ftillat fulz 


fure,quod ín urceum ínferiorem,quí contínet aquas, defluit. 


Vrceus inferior, A. Vrceus fuperior B, Operculum C. 
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Atbitamen fit ex aquis bituminofis,ex bituminelíquido;ex miftis bítuz 
mínofis:nam aqua bítumínofa (imul & fala Babylone, ut Plíníus fcrípru re 
liquít,& é puteis ín falinas ingefta;& flagrantiffimo fole cocta denfatur par 
tím in bítumenliquidum,partim in falem. Sed bitumen, utleufus, fuperioz 
rem:fal,ut erauiusjinfertorem locü obtínet.Bítumen uero liquidum, fi mul 
tum aquís fontium;ríuorum,flumini,ínnatarit, fitulis, alijsue uafculis hauz 
ftum:fi paucum,alís anfetum,línteolis,rallisoarundinum pannículis, & alijs 
ad quz facife adhzerefcít, collectum ín magnis ollis reis uel ferreis coquaz 
tur X igne fpiffetur. V erüm,quia ad díüeríos ufus expetitur,quidam cum li 
quido mífcent pícem,quídam axüngiam ueterem, ut eiuslentorem tempez 
rent.Sed hí,quanquam ipfum«coquuntín ollís,durum non efficiunt, At mi 
fta, in quibusineft bitumen, eo modo; quo ea,ín quibus eft fulfur, ín ollís 
íuxta fundum terébratís coquuntur:etfi rariushoc fieri folet,quod tale bítu 


mennon magníacftimetur. EAM E EUR UUES s 
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Fousbituminofus A. Situla B. Olla c. Operculum D. 
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copiofe & abundanter cum aquís fuerint 
permífti;atcg omnes etam terrz , re(ident ín fontibus, & in riuorum acfluz 
mínum alueís:atep lapides,in his iacentes eis obducuntur:nec indigent ulto 
folísaut ignís calore,quo cócrefcant. Q'uod cüm uiri fagaces cóofideraflznt, 
excogitaruntratíones,quíbus reliquos quofdam fuccos cócretos ; & terras 
quafdàm infignes colligerent:etením talem aquam,fiue ex fonte,fiue ex cuz 
niculo defuat;aliquot lacubus ligneis;uel caftellis ex ordine collocatís excí 
píiuntiín eís enim refident:quare fingulis annis derafi colligutur:utín mone 
ie Carpatho chryfocolla,in Meliboco ochra. 
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quib.de caufis ad cryftallos prímas deferüt:ex hís;n, fractis ín Indía fieri uíz 
tru tá translucida facilitate praecelles, ut nullu cireo cóparari poffit; autores 
effe Plíníus fcribitrfecudas tríbuutlapidibus,qui,tametfi eis durícía cryftale 
loru nó fitjtame fimilí modo cádidi funt & tráaslucentitertías dant hís lapídi 
bus cádídís,quí translucídi no funt.Eos aüt oes prius urere neceffe eft : poz 
ftca pílís fubiectos ficfrangere & cóminuere,ut inde fabulü fiat:tu cribrare: 
quocirca,fi tale fabuliruelarena;feuitrarijs ad oftía luminü oftedit,cos ure 
dí & tüdendilaboreleuat, Quod ueró ad fuccos cócretos attínet,prímz de 
ferutur nítro:fecüdze fali foffili candído & translucido:tertíae fali,quí cofici 
tur ex líxíuío,ex cinereanthyllídis,aut alterius herbae falfae facto,Surit tame 
qui huic fali;nó illi feciidas tribuüt, V erü fabulí uel arena , ex lapídibuslie 
quefcetibus cofectze portiones duse cu riitrí uel falis foffilis,aut ex herba fal 
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fafacti unà cómifceantur:ad quas ádíjciatur mínüta magnetis partícula: cer 
te (ingularís ílla uís noftris etia teporib.aeque ac prifcis ita ín fe liquore uítrí 
trahere credítur,ut ad fe ferrü allicit: tractu aut purgat, ex uiridi uelluteo 
cánididu facitifed magnete poftea ígnís cofumit: qui uero íá dictís fuccis cae 
rétípfi duas portioes cínerís querneí uel ilígneí, uel roboreí,üel cerei, aut, 
fihíín próptunon fuerint, fagini uel abiegni cit uria fabulí uel arenae permi 
fcet,& addit modicü fale, ex aqua falfa uel marina facti,atgi exigui magne 
tís partículà: fedifti mínus caridídu & translücidit uítrü coticiüt: uerü cinis 
exantíquís atborib.fit:quaru truncus, ubi aflurrexit ad áltítudine fex pedu 
cauatur,X íníccto igni arbor tota cóburítur;acín cinerem uertítu£;quod fit 
hyeme cü níues díutínze fedent;uel eftate, cirion pluitzná imbres alijs anni 
teporib.dd cineres cü terra mifceat, impuros reddutiquaobire tüc ex rjfdem 
arborib.in plures partes fectís,& fub tecto cobuftís,cíniscofiat, Seduitra 
rijs alijs tres funt fornaces,alijs duze;alijs una: quib. tres, hi ín prímá coquut 
matería,in fecüda ed recoquütjín tertía refrígerant uítrea uafa & caeterà ope 
ra cádentía:corü príma fornax cócamerata & furno fimilis fit : in cuius fupe 
rioricamera,longa pedes fex,lata quatuor,alta duos lignísarídis accefis res 
miftze coquátur acrí igni doneclíquefcant,& ín maffam uertátur uítreà: etfi 
nondum fatís àrecremento purgatam:ca refrigerata extrahatur & in partes 
diuidatur: ín eadem fornace ollze,quz continebünt uítrim,calefiant, 
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Secunda fornax rotunda & lata pedes decem,alta octo,extrínfecus,ut fit 
firmior,cingatur quínq arcubus fefquipedem craffis: ea ítem conftet ex du 
abus camerís:quarum ínferiorís teftudo fit craffa feíquipedem : ipfa camera 
habeatà fronte osanguftum, utligna in focum,quí eft ín eius folo , mponí 
poflint:ín famma uero & media eiufdem teftudine magnu foramen rotunz 
dum:quodab ea pateatad fuperiorem cameram,ut flammae ín ipfam penez 
trare poffint. Atin fuperíorís camerae muro ínter arcus fint octo feneftrae 
tantze,ut per eas ollc uentrofz ín folo camerze circum magnü foramen colz 
locarí poffint:quarum ollarum craffitudo fit ad dígítos duos,altitudo ad to 
tídem pedes,latítudo uentrís ad fefquipedem,orís & fundíad pedem.In po 
fteriori fornacis parte fit foramen quadrangulum, cuíus altítudo atcp etíam 
latitudo ad palmum: per quod calor penetret ín tertíam fornacem,cum hac 
coniunctam: ea quadrangula & longa pedes octo,lata fex fimilíter conftet 
ex duabus camerís:quarum ínferiorà fronte habeat os,utligna ín focii, qui 
ctíam eftín eíus folo,ímponi poffint:ab utrocy oríslatereín muro fit oblon 
gi uafis fictilis receptaculum,longum circiter pedes quatuoraltum duos,la 
tum fefquípedem.Superior uero camera habeat duo foramína;alterü à dez 
tro laterealterum à finiftro, tam lata & alta;ut uafa illa commodeín eam ím 
poni poffint: quz uafa fintlonga pedes tres;alta fe(quipedem,lata ínferiori 
parte pedem,fuperíorérotüdata:ín hís opera uitrea íam conflata recondane 
cur,ut mítiorí calore refrígerétur:quae ní íta paulatim fuerint refrigerata,dif 
rumpuntur. Deindeuafis íftís ex fuperiori camera extractís & repofitísín 
receptaculís prorfus refrígerentur, 


Secunde fornacis arcus A, Eius camere inferiorisos B, 
Feneflree fuperioriscamere C, Ollewentrofe D. Ter: 
tie fornacisos E, Receptaculawaforum Y. Foramina 
féperioris camere. G, Va[a oblonga E. 
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. Atquibus due funt fornaces,eorum partimín príma coquunt miftura; 
& in fecunda non modo eandem recoquunt, uerum opera etíam uítrea rez 
ponuntiquanquam ín díuer(is camerís partím ín fecunda materíam coquüt 
pariter & recoquünt,in tertiam uer opera uítrea recondunt: atcp íta íllí caz i 
rent tertía fornace, hi príma fed íftiufmodi fornax fecunda differt ab altera 
fornaceíecunda: etenim rotunda quidem eft, fed eítis caua pars lata pedes 
octo;aita duodecím,quod conftet ex tríbus camerís:quarum infima nó difz 
fimilis eft iriferiorí alterius fecunda fornacis , In médíae ueró camera muro 
funtfex fornices: quae ci olla calefactz in eani impofitae fuerínt,ctíam luto 
obftruunturrelictís modicis feneftellis : ín huíus medíze camerae fumma & 
niédía parte eft foramen quadrangulum , cuíus longítudo, item; latitudo 
ad palmum:per id calor penetrat in fuprema cameram: quz pofteríori párz 
tc habetos,utín oblongum uas fictileín ea locatum, apera üítrea paulatim 
refrigeranda reponi poffint. Ea aute parte folum offícínze eftaltius, aut fcaz 
mnum habetappofitum, ut uítrarij confcendentes commodius opera poís 
fintrecondere, : E 


Alterius fornacis fecunda camera infima. A, Media 5. Supresia C; 
Eiusos D. Foramen rotundum E, Foramen quadrangulum x. 
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pucriínterdüirioctuGralternatim igné aluntarídis lignis in focii impofitís, 
Atquíbus unatantümodo fornax eft,utüitur ca fecuda;quze ex tribus came 
rís conftat: nd ut proximi matería uefperi ínijciüit ín ollas: manc ueró recrez 
mentis detractis opera uítrea cóficiüt : quae ín lupremá camerá,ut alterí , vez 
condut. V eru fecuda fornax, fiue ex duabus, fiuc ex tribus camcrís conítite 
rít,atcp etía príma, fiat ex lateribus crudís ín fole ficcatis quí ducti fint ex ter 
raquz facileieni neq líquefcit;nec ín puluerem refoluitur:et quae à lapillis 
purgata fitjatcs bacillís uerberata: eade terra calcís loco lateres interlínatur: 
ex cade fieuli formé tà uafa cj ollas,caty in umbra ficcét. Duabus partibus 
abfoluta reftat tertía, Maffa uítrea ín príma fornace co,quo dixi modo,cófe 
Cta & fracta míniftri fecundá excalfaciüt,ut ea fragmétarecoquát. Dum uez 
rà hocagüt;interca ollae ín príma fornace prímülento igni calefiunt, uthuz 
more exhalét:dceíndeacríorí,ut ficcatz rufefcat : mox uítraríj huíus os aperi 
unt,X ollasforcípe prehenfas,fi rímís no fathífcut, celeríter ín fecuda repoz 
niüt:et recalfactas fraemetís uítreze maffze, uel uítrí cóplent:deinde fencftras 
oes luto & lateríb, obftruüt:cuíufcg loco duabus tantümodo fencftellís rez 
lictís,de quarüaltera ínfpectát & fiftula recipit uítrudd ollz ín fe cotínet: 
inalterareponut alter fiftulà ut calida fiat: utracp oríchalcea;uel zenea uel 
ferrea eft;tres pedes longa: quínante fencftellas crufta marmorís forníci im 
poníturzatcp ci rurfus terra agoerata & ferrü: hoc fiftulà ín fornace ímmifsa 
retínet,illa oculos uítrarij ab ígnís calore tuetur: hís omnibus ordíne factis 
uítrarij opus perficiendu aggredíuntur.Lignis aüt arídis, que flamim;noni 
fumü emíttüt,fraeméta recoquüt:fed quanto díutíus recoxerint;tanto purí 
ora & magís translucída ex cís fiut Opera:tanto mínus maculofa et ucficülís 
turgefcétía:táto denícy facilius uítfarij fui munus exequütur : quocirca qui 
materi&,ex qua uítru coficituruná modo nocte coquüt;ac mox ex ea opera 
uítrea efficíütmínus pura & tráslucída faciut,cg qui prímo maffam coficíüt 
uitreaá,deín cíus fragmenta, dic noctemQ recoquüt: atc; hí etíá mínus pura 
& tráslucida,cg qui duos díes noctesq; eade recoquüt:ná uítri bonítas hon 
folitín matería,ex qua cóficitur,fita cft,fed etía in coquedo. Saepíus aütuiz 
traríj fiftulís rapíüt experimentü:fed Giprími ex eo dídicerínt fragmentaré 
cocta fatis cffe purgata, quifcy altera fiftula ín ollà demiffa,& paulatím uerz 
fata;,recipit uitrü: dd tandj lentus aliquis & glutinofus fuccus ad eà adhere 
fcit;& quide globofum.R ecipít uero tantüquátü ad opus;dd cfficere uult, 
fatís eftiid marmorí impreffum uoluit & reuoluit,ut adunctur:atcj per fiftu 
là infpírás ueficae inftar inflat: quà fiftulà Qtíes infpirat,Gepius uero infpira 
renecefle habet;totíes ea repete remotaab oread maxillàadmouct,ne Bam 
máÍpiritu reducto in os trahattmox fiftulà fuüblatà circi caputín orbem tor 
ques uítrü facit lonetaut íde ín aereo inftrumento cauo ucrlans figurat: tü 
recalfaciédo,ínflando,premedo,amplificádo ín poculí,uel uafis;uelalteríus 
rei fíourd mente concepti, format:deinde rurfus marmorí imprímit,atcy fic 
fundu dilatat: dd altera fiftula ín parte interiore cópellit:poftea forfice cíus 
osamputatatop/fi res hoc poftulat;pedes & anas aflingít:quínctia,fi eí libi 
tu fuerít;ínaurat,& uaríjs colorib.píngit. Poftremó ín oblongo uafe fictíli, 
dd eft ín terría fornace;uel ín fuprema fecüdae camera reponit, (initG; refrige 
rarí: jd cü talibus operib. fenfim refrígeratis plenüfuerit,, bacillo ferreo la 
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to,fub ipfum acto.fublatü in finiftru brachii in altero receptac ulo co Ilocát, 

Fiflula, A, Feneftelle B. Marmer C. Forceps D. pne 
Infirumenta quibus forme funtdate/ E. 
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Vitrarij autem diuer(as res efliciunt:etením cyphos;phyalas,urceos,ama 
pullas;lances;patínas,fpecularía,anímates,arbores,naues:qualía opera mul 
ta przclara € admíranda cum quondam biennio agerem V enetíjs,cótem 

. platusfum: ín primis uero anníuerfarijs diebus feftís afcenfionís dominicae 
cim uenalía effent apportata Morano: ubi uítraríz officine omníum celes 
berrímz funt:quas uidi cum alíás , tum maxíme cum certís de caufis Andre 

, amNaugeríum in zdíbus , quasibí habebat, una cum Francifco Afulano 
conueníirem, 
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tis author in fequenti Deanimantibus fübterraneís libro ufus, 
& ad hanc experíentíam excítatus eft, 
CATALOGYS, 


Alianus Lucanus 
Albertus i 
Alexander Aphroe — Mirtíalis 
dienfis 
Ammoníus INicander 
Aratus 
Ariftoteles 
Ariftophanes Oppianus 
Athenzus . Onídíus 
Caffianus Theologus 
Charífius Plautus 
Cicero Plínius 
Columella Pfellus 
Corn. Tacitus 
Seneca 

| Diofcorides Seruius 

| Strabo 

| Galenus 

| "Theophraftus 

| 

| Homerus Varro 

| Horatíus Virgilius 
lornandes Xenophon 
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Vanquam duoslibros de ftirpibus fcripfit Aríftoteles , tamefi 
fjs Theophraftum difcipulum non deterruit , quo mínus fuam 
Q  .defjdem ftirpibus fentetíam multis librís explicaret.INecipfe 
"Theophraftus tanta fcientía ; tantaqg copía ftudium Diofcoriz 
dis ardorem reftinxit: fed etíam is pofteritati feruíés quárüns 
dam arborum acherbarü figuras & uires , longo atq multo ufu perceptas, 
líterís memoriaetg mandauit. IVlale eriím fe habuiffzat ftudia, fi etate ínferi 
oribusad ea quz à maioribus erarit ínüenta , nihil addere lícuiffet: certe fi 
Graci hanclegem íniquam quondam accepiffent, nullaars , nulla fcientía, 
nulla diícíplina porui(let perfici . Quapropteretfi Ariftoteleslibros cóme 
pluresedídit,n quibus animantíum naturas,partes,ortus,ratíone & uía eft 
perfecutus:tamen philofophiee deditos auocare nec uoluitnec debuit, ftu 
dio tum perquírendi pofteríscg prodendi naturas earum anímantiü,de qui 
bus parum aut níhíl fcripfit: tum tractandi locos,quos in fjslibrís non fatís 
expreffit.Itacg etíá apud Graecos Oppíanus fcripfit de pifcibus, deanimanz 
tíum natura Porphyrius & Klíanus: apud Latinos item de pifcibus Ouidi 
us,de omnibus feré animantibus Plínius.Quuos fcriptores ego fecutus cum 
res fübterraneas, qua aníma carent, expofuiffem pluribus libris, utrationé 
inftítutam,quoad fierí poffet;abfoluerem,animantes etíani defcripfi fubter 
raneas:nec eas modo quz perpetuo fere uerfantur ín terra , fed eas dag quae 
certís anni temporibus ín eadem folentlatere. Quo fané modo & beftíarü 
quarundam formas Ariftoteli G alijs ucl Heer ,uel parum expreffás, 
& illiuslocum deanímantibus, quz hybernis fe condunt menfibis , üolui 
latiusexplícare, Hunclíbrum fi probauero tibi, qui Latinis & Grecisli» 
terís ín príniís eruditus,animantium naturasfcrutaris;& íam multarum cos 
nítionem cepiíftí,eum facilius;ut fpero,ceeterís qui item rerum occultarum 
Rudio delectantur,probabo, Vale Kempnicij,: Idus Aug. Anno 
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fubterraneís Liber,ab autore recognitus, 


] oRPv s fubterráneum ,utresípfa demonftrat, in 

j animatum diftribuítur,& ínanimatü:quod autem 
3 animi expers eft , rurfus díuíditur ín id, quod fua 
fponte erumipit ex terra,& in id, quod ex eádem cf 
| foditur, Dealtero inanimí genere dixi in quatuor 
3 librís Denatura eorum quz effluüt ex terra infcri 
ptís,dealtero ín decem Denatura foffilíü: ntüc de 
fubterraneís anímantibus dícà, Cuürn ueró genus 
EC MEAN E! anímantí omne conftet ex quatuor elementis, &c 
corpus humídü ac ficcii,;id eft aqua & terra, ad accipiendü apta fint, neceffe 
eft ea ipfa duo elementa animantium matería effe, Ex quo rurfus illud quas 
dam naturz neceffitate confequítur,ut omne anínal & ín aqua uelterra gíz' 
gnatur,& ín eís cómorctur atq; uita fruatur.Nam beftíze uolucres, &fipafa' 
fim peraerem uolítant,tamen ín terra;uel in ftirpibus ex ea natis;uelinzedíz- 
ficíjs fuperipfam collocatis, conftruüt nídos, & eís aut terra autaqua cibos 
fuppedítat. Vtením uerum fit quod perhibent,;aues raras illas,& non aded 
magnas, quarum pennas longas, & colore luteo dílutiore fplendentes, rex 
"Turcarum ín fuperiore parte coronz, multis gemmiís precíofis ornatae gea 
flat.ín aere perpetuum uítze curfum tenere,fcemínam ouis quz parít, fuper 
dorfum marís finuatum, locatis uentre ítern finuato incubare,& pullos exa 
cludere,neutram uíuam unquam pedibus breuiffimis, & ín pluma recondi 
tis terram attíngere;tame folo aere nec alí uidentur poffe;necaugefcere, fedt 
his quibus uefcuntur; Acueró etía beftiolze,quae wupiyovor, propterea quod 
in terreno iftíigni gígnütur,à Girzecís nominantur, terra & aqua non caret 
gígnütur aüt,ut Aríftoteles fcribít;ín hís Cypri fornacibiis, in quíbus lapís 
aeraríus multos díes crematur:atqs magnís mufcís paulo máíores funt & 
fubalata;.In igniambulant & falíunt, fed emoríütur quàm primum ab eo di 
motze fuerint. Animantíum aüit partím,tametfi latere foleant,nó fubeüttera 
r2 rímas,nec foramína,nec fpeluncas:qua ín fubterranearum numero non 
funt:partíim noctuaut ínterdíu fübterraneas fuccedüt cauernas,partím cera :' 
to anníitempore: quari utraeque eo ipfo díei uelanni tempore fübterraneae 
funtatq; díci poffunt:partím feré perpetuo occulte ín terra latent:quze fuba 
terranez & femper funt,& propríe dicuntur Vtautem res expreffior € ilz 
luftrior fiat;paulo altíus ordíar. Quoníam anímarites omnes natura mutati 
onestemporum fentíunt,plerzecp frigoris aut calorís uítandí caufa, uel regi 
onem,;locumue mutant:uel ingrediuntur ít domiícilíajaut arbores exefas & 
excauatas:uel fubeuntterram.Éarum aüt quz regionem mutant;alíz fernel 
egreffae nunquam reuertuntur,alíae reuertunturmmunquam redire folent ras 
tionis partícípes,hoc eft homines,Etením hínon modo fricorís aut caloris 
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uitandi caufa alibi fedem collocant;uerum etíam ex regionibus macrís & ní 
hilferentibus mígrant ín opímas & fertilessuel cüm tanta multítudo fuerit 
orta,quantam non fatís cómodealiítregío ; partím alio ad habítandum eüt. 
Quo fané modo alía ora parsqp terrari orius,quo premiítur,ín alía fxpe dez 
Du pue de caufis Scandía,peninfularum omnium maxima, olim niae 
gnam Gothorum copíam unà cum conitigibus & liberis effudit in Sarmatá 
am & Dacíam.Cymbros ueró et T'eutones;ex ultimis Grallize Belgície oris, 
inquas é Germanía cómígrarunt, marís inundationes exegerunt. Et ezede 
acterre motüsatcj eruptiones igni & aquarum calídarim effufiones ex 
Ai naría colonos,quos Hiero tyrannus Syracufanus eó miferat. Atq his fez 
1é de caufis gentes aut uictzc ab hís quze mígrárunt, expelluntur & eijciunz 
tur ex próprijs fedibusaé poffeffionibus,uiciffimt etíam ipfe ín alíenas ire 
ruunt & eas octuparitiaut fübactze & belló domiize uictricibus fetuiut: aut 
tam uíctze quàm uíctríces comuni conditione libertatís eáridém regiotiem 
obtinent. Símiíli modo anímàntes rationis expertesmaxime uolucres,ex re 
gionibus in quibus & natz funt & uiuere confueuerunt, nunquam redituz 
r2 1n exteras fe conferüt : etfi variüs, Quo pacto ab hincannos fex, locuftz, 
dirae herbarum legumínü,fegetum,ftirpium,quas uaftant;peftes,oregatím 
ínuolarunt ín Pannonías,in 1 Dacíam, ín ueterem regionem Mlarcomannoz 
rum;Lygiorumtpg: ut quondam etíam Ízepe ex Africa íinalias Europae oras, 
Quín utinterdum ünicus homo inlongínquas repgíonesabit, nec reditunz 
quam,íta unum foli animal: qiio mode annos abhinc prope uíginti ín INo 
ríco éaptum eft anímal canís uillís ueftitum:cüíts,tit cephi A thiopici, prío 
ribus pedibus fimili 


fimilitudo erat cum humanis manibus: pofterióribus cum 
humanís pedibus.Et Alberti óógnomento Magni temporibus in Slauorü 
Íyluis coprehe nfz funtanimántes duze,mas & fcemina,quarum pedes prio 
res iteni erant fimiles manib.humanis:pofteríores pedibus humanis:eas ue 
ro ipfe putauit effein (imíarü genere, Ac ibim Aeyptiain Alpibus à Mare 
co Egnátio Caluino prafecto uifam Plin, memoriz prodidit, Aquila dqg 
NNorthüfz ín l'oringía qui ibi confenuiffetymortuam fcímus.Hoc etíá ane 
no,qiií eft ó&tauus & uicefimus imperij Caroli quinti, lanius quidam Dyn 
celfpylielenfisaquilam proflígatam occídit,SC quafi donum fenatui attulit : 
quz aqtiila in eum ín equo fedentem,prídie Epiphaniz prope Rotclin ope 
píduni impetu tam uiolento inuolauit;ut non procul abeffet à perículo uiz 
tz.Eodem modo uerifimile eft aliquos etíam pifces, ciim femel reliquerunt 
mare,ír fluuíos, qui perlonginquas regiones fluunt;ingredi, & nunquá in 
idemrediré. Hactenus de generibus anímantíum dixi, qua ín regionem 
€ qua egreffaé funt, non reuertuntur: nunc dícam de hís qua reuerti folent: 
quze & ezedé fünt,& eadem fere de caufa, calorís fcilicet uel frígorís uitandi, 
áregione,cuíus incole funt,femigrant:& quíde zeftate ín locis frigidis, hye 
me ín tepidis morantur.Etenim homínes qui üialetudíni dant operam,ut tu 
erífe poffintà calore,in aeftíuis funtiut E frigore;ín hybernis: qui mos ín prí 
mis fuit Romanis. Atq; etíam reges et domíni multarum gentium zfüate in 
alías terras abeunt,ín alias hyeme: nam reges Perfarum olim hyberno tem 
pore Babylone degebant;uerno Sufis, acftiuo in Ecbatanis . Eodem modo 
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beftíze uolucres & aquatiles folü rnutant & fecedunt:quarü alíze ín hís ipfis 
regionibus Gc locis in quibus eeuum agere confucuerunt, refrigerationem 
ín ecftate , ín hyeme teporem folent perfequíaliz ín longinquís & ultimis, 
Acferé uolant;natant,eunt ad habítandum in locis, in quibus aer íta fit tem 
peratus,ut cíbos ferat uel fugoerat: quorum nafcendi facultatem eís adimit 
terra,quando frígore obrípuit,uel calore exaruít:aqua eos non fuppeditat, 
quando cóglacíauít.Aues ením quaedam zftíuo tempore ín fyluis,hyemaz 
líad horrea & tecta plerungy cómorantur:ut píca, corníx,lurida , quam /xz 
vpop Gireeci,Latíniuocant galeulum: quaedam cum ecftate zeuum agantin 
fyluis,hyeme demigrant ín finítímos locos apricosmontium recefTus fecuz 
&;ficutí uulturesmilui fturni,turdi,merulz,palumbes, upupze.Aquatiles 
etíam uolucres temporibus hybernís fe conferunt ad lacus & luuios,in auz 
firi partíbus fitos,qui fríeorenon congelant;aut ad aliquam flumínum pat 
tem;cuí aqua non conglacíat: ut ardeolze,merei,coruí aquatici;,onocrotali; 
fulícacanates immanfuetze,querquedulze:quaeds ab ultimis quafi terrís dif 
ecdut in ultímas:ueluti grues , Etenim,quod Aríftoteles tradít, ex Scythiae 
campís proficifcuntur ad paludes & eypto füperíores, undc INilus profluz 
ít. Abeunt etiam longíus olores;ciconíz , immanfüetianferes , Paucze uerd 
aues hyeme ín fyluis manent,ut tetraonesattagencs: mínus multae ín agrís; 
quarüm in numero funt perdices, Item pifcium alíj,ut uítare poffint folis ca 
lores;zeftate delítoteabeuntín alium : & contrà;ut confectari queanttepo 
reni,confequenti tempore ex altojín quo fe merferant,emergunt; acinlitoz 
tc uerfantur:ueluti delphini:alij ex marí íngredíütur ít mare , ut thynnihys 
berrio tempore ex Ponto ín magnum mare;& contrà uerno ex magno taa 
xi in Pontum. Alij eodem tempore ín fluuios,ut falmones,thyfii, fturiones, 
Atq; hz animantes fubterraneze díci non poffunt: ut nec ulla alíze quae 
terrd cauernas non fuccedunt: etíam fifrigoris uitadi caufa hybetnis menfi 
bus,calorís aeftiuís occultentur & lateant, quales funtin hominum genere 
qui multu frígidasaut calidas regiones habítant:nam quiillas hyberno tem 
pore;qui haseeftiuoíin domibuslatent;ín quadrupedü genere ctinacei;hye 
me enim fe condünt in cauas arbores,ín quasautümno poma coportarunt; 
Similiter olíres & mures Pontíci;ac ferpentes quídà fe condunt ín cauas at2 
bores:fed hi ipfi maxima ex parte, ut poftea dícá,faxorüi cauernas fuccedüt; 
Quzedá etía blattze & afellae rímís paríetii & domorum latebrís occultanz 


'tur.Formícz quocg condütur íi aceruís,ín quibus cogerendis uere & zefta 


temultum operze € laborís confumpferüt. A pes item domeftícoe hyeme ín 
eredíuntur inalueos, fylueftres aütín cauaarborum,autin terrae caucrnas, 
autín paríetínas:crabrones quocp fylueftres ín cauernas, & quofdam quafi 
nídulos arborü: uefpze ín earüde domorumue niídulos, quos zeftate coftrü 
xerunt. Similiter hyemelatent ín cauisarboríbus nó paucae uolucres,ut cuz 
«ulus,píicus;cornmus,cuíus caput rubra macula infiene,qui propterea qovpgoo 
xógat à Girzecis nominatur;upupae quaedam, At hirundínes tam domeflicze 
«quáagreftes ín loca uicina quae funttepídíora fecedüt: quz 6 defuerint eís, 
Ícinanguftis montiülocís condüt,in quibus aliquando etía fturní;palume, 


»bes;üirtures,meruleturdí;alaudz;upupa latere cofueuerunt.Síuc aut ín 
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arboribus,fiue in montibus atuerínt, ca de caufa uerno tempore depfumes 
— "21 * » ^ H H " 
folent cófpíci, Satis multa,et fortaffis plura quàm inftituta ratío poftulabat, 


dixi de his animantibus quze calorís frigorísie uítandi caufa non fubeunt: 


terrae neqp rimas necp foramína;necp fpelücas , Quanquam quz dicta funt; 
ita apte natura cum hís quz fequuntur cohzrent, ut díftracta uix poffint fa 
tís cómode explicari. loítur animantíit , quarü gratía potíffimum huncfcrí2 
bendilaborem fufcepi,tría funt genera, Quaedam enim uel noctu uelínterz 
díu fubeiit terrae cauernas;atqp in eis delítefcüt,dormíuntue: fed plerzeqy o2 
ines etíam hyeme egredíuntur ad paftum capefcendumiquaedà certo anní 
tempore fuübterraneas fuccedüt cauernas, & in eis graui fomno preffze aliqt 
menfes cófumunt: queedam fere perpetuo occultein terra latent.Prímí ge 
hetis non folum terrenz funtfcd etíam uolucres:uertü terrenas prímó perfe 


quar.Earum aütín numero habentur homínes cauernas fuccedétes , quí ex 
co nominantur Troglodytaquorum alíj eas cauernas fubeüt calorís uítan 
dí caufa;ut quí ín Africa habitant ad mare rubrum, & Syrtíce gentes:alij fri. 
gorís,ut qui ín Afia poft Caucafum montem íncolunt planicierm feptentrís 
ones uerfus fitam,& Scythícz gétes,& fylueftres homínes,, quí ín Scandíae 
tegione Scricfinnía noctu nautis infefti unt: quos 1j rogís atdentibus abía 
gunt.In Armenía etíam maíore,ut Xenophon optímus author fcribit, funt 
Gomus fübterranez, quarum oftíum putei inftar anguftü cft , inferior pars 
lata,adítus iumentís funt foffiles,homiínes defcendut gradibus.Quín ín Te 
nedo infula pífcatores hodíe rupi fpeluncís pro domibus utütur: ut quor 
dàm Cacus latro fpelunca inter Auentínu monté & falinas — zFaciesqu& 
díra tegebat Solís ínacceffam radijs: ut Sybilla Cumzaantro íllo ad Auer 
nüm acum tàm mufiuo opereínfigni quàm uatícinationibus nobili.Et Cir 
ce;mulier cantionibus clara, habítauit, dv avéoyi yA«Qvpoiei,ut Homerus cas 
riít.In Sedunís etía ín tractu Síttenfiad Bremifam pagum ex rupe excífa fiz 
ne ullís tíonís & trabibus líeneís formatum eft integrum coenobium , hoe 
efttemplum,cubícula,conclaue,culína,cella uínaría, Similiter ín altís mone 
tibus confpiciuntur arces fübterranez:ut quz ín Alpibus Couolum nomi 
natur,ín quam nec equítes nec pedítes poffunt aícedere, fed cüm homines, 
tüm omnía ad uíuendum neceffaría ad ipfam attrahuntur: quz ín praecipiti 
Siciliz rupe;nonlongeab Eryce monte exiftit, cum Drepano promontos 
tío coniuncta pontículo,quo folo adírí poteft: qua in Saxonia inter Blans 
chéburgum & Halberftadum efi:qua ín Toríngía inter Vimariam & Blan 
chenhainam prope Mellíngum pagum: illiusnomen eft R eínefteínumuez 
tus,huíus Pufhardum , atcp ea diftat à Vímaría quatuor milib.paffuum:us 
trage ab habitatoribus nunc deferta cft & uacua: utraqg habetín faxo incifa 
hypocaufta;conclauía;fcamna,ftabula,praefepía,íanuas, feneftras: Saxonie 
ca ueró etíam templum, fupra quodíncolz extruxerunt fpeculam , quae fo 
la fübíecta fuit fub afpectum.Hoctemplum teftudinis figura, & pila medía 
*otunda infigne efticzetera omnía funt quadrata Ipfe mons Saxonícus pree 
€eps eft ex omní parte;ptaeter eam qua afcendítur:ín cuíus planícíe excelfus 
collis clementer affuroít,qui qua parte planicíem fpectat,foffa fatis alta fa 
ta círcumdatur:ex huius collís faxo arenaceo,nonnihil rubro;excifo formae 
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&à eftarx illa, cui multe & magnzfereftre,quin in pede iplius mótis cellae 
funt fubterraneze cum equorum ítem ftabulís , V'tragy arx hocenígma pee 
perit ufitatum Saxonibus & Toríngis, 

^^. Dícquibusin terrís arxalto condita monte, 

* — Milleubipertectum poffünterrare bídentes, 

Hoenfteíni etíam,quze arx eft Mifenz trans Albim,equorum ftabula in faz 
Xo incifa funt. Et Preeneftínze foffze fubterranez líterís celebrantur,in quae 
rum una Caíus Maríus obfeffüs,extinctusqg occídit. Ciraecas quoq; mulíes 
res,quz meretrícium quzftum faciebant publice;in cellulís fubterraneis ha 
bítaffe ex comicorumícríptis apparet :à quibus s«auarrv7ré« nominantur; 
Et ganeum &P qp y&s , quod effet ín terra, dictum putat T'erentij ínterpres, 
"Tales etíam cellae Romze fuerunt, & frequentiores quídem fub circo maxís 
mo,qua pertinetad naumachia,& in uíco Suburano,& Summzniano ato 
"Thufco:quin Romz fubterraneze Ditis arz fuerunt,& fubterraneum Con 
fitemplum:acantíquos dijs inferis effodifTe fcrobes fubterraneas, nymphis 
antra legimus, In marítímis quogg Giermaniz quibufdam urbibus, ficut 
in Pruffis Dantifci,& ín Baxonibus Lubecí, bona uulgi pars fub terra habi 
tatín teftudinibus fuper quas exftructze funt magnificae domus,quz à do» 
minís incoluntur.Eodeni modo cuniculus;uulpes,fiber,lutra,meles,& fora 
taífis alíae quaedam beftíze fubeunt cauernas , fed egrediuntur ad paftur cà 
peícendum etíam hyberno tempore, Ac cuniculus quídé multos foditfpea 
€us,& in colles terrenos agít cunículos :ex qua re nomen inuenit. IVMlane & 
&efpeti egreditur;reliquo tempore fere latet; Aliquos aüt fpecus operít pul 
üàcrene deprehendantur.Sed eum uíuerra atqj paruí quidam canes, quibus 
éftad inueftigandu fagacítas naríum , infpecus & cunículos ímmiffi;autlis 
quorferuens in eofde infufus,fugatum & exturbatum pellunt ín retía, quís 
bus capítur, Cuniculísaut nó unus eft color:uel ením ín cinereo fufcus , uel 
lepori nonnihil fimilis,uel maculofus : quomodo candidi nigrís uel rutílis 
maculis ftellantur. Vulpes ueró ín prímísad fraude callída,nen tam ipfa 
fodit pecus, quàm ab alijs animantibus effoffos occipat. | Et melem àfpe 
cu pracrepto,quía eius os ftercorib. inquinat,fcetóre abígít, V enaturlepos 
tes,cuniculos,mures,gallínas,aucs,pifciculos,D'olofe autern agít omnia.Es 
tením fzpelepores &€ cunículos,dum fimulat fe cum cís colludere uelle;cas 
pítíncautos,muribus;ut feles,ínfidiari folet:gallinas noctu; clam ingreffain 
£afas,prehendit & afportatzaues, dum infidíofe fe fingit mortuam, ad ipfam 
aduolantes,captas necat € deuoratzaquilz impeti fupina íacens ín terra pé 
dibus arcet donec cóprehefamlaníet. Cauda, quam huíc anímalí magna 8€ 
uíllís denfam natura donauit;à ripis ín umen detniffa;pi(cículos in cam ínis 
vatantes capít:& cum paululü de rípa fe fubduxerit;illam conquaffans pííci 
ülos captos excutit ín terram ac deuorat.R etrorfum etíam oradíedo ad nis 
lulum uefparum accedít;quod fibi ab earum aculeis metuatiac cauda ín ní» 
dulum immifla;uefpas excipit:mox hís ipfis refertam extrahes proxímo la» 
pídí;uel arborí;uel paríetí,uel macería illidit;omnibusQy uefpis ifto modo 
eppreffis & interfectis nidulu uaftatatq; exinanit.Eade cauda can£,ci eam 
Anfectaturhac X illac per ípfius ríctui ducta, eludit, At erínaceum, quód ob 
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metüfein globü concludat,ut fe fpinís undicg poffit defendere, permíngit, 
coq; modo fuffocat.Etenim propter urinam in ípfius os influentem fpiritüt 
ducendi nullam habet poteftatem.Ea uero uulpís,qua canís medíocrís ma 
enítudo eft, Coloraut fzepe rutílus,príore tamen parte cancfcens: raro can 
didus,raríus niger. Fiber etíam & lutra egredíuntur ex ríparum cauernís, in 
quibus latent,& fe ín luminibus mergunt, ac pifces capiunt quibus uefcun 
tur:fed fructus quoqg & cortíces arbori comedunt. Lutra autem alutando 
appellatur.Frequenter ením fe lauat cum capiendi pífcis caufa feiínaquas, ie 
mo fzepein earum profundum,penitus ímmergít : quancg Varro hocuoca 
bulumà Graecis fluxiffe, & lytram íccírco nomínatam putat,quod fuccidez 
re dicatur radíces arborum ín rípa;atqy eas diffoluere:ad tantum autem fere 
fpacium fub aquis natat € currít anteacg ruríus erergensaerem fpírítu du 
cat, ad quantum arctis íntentus fagittam poteft emittere: quem aerem fi du 
ccre nequít,ut caeterae anímantes gradientes;fuffocatur. Corpus eilatíus &€ 
longius fele, pedes breues, dentes acutí:à fibro cauda;pofteriorib.pedibus, 
pilis differt. INam lutra caudám habetlongam & reliquarum quadrupedü 
Íimilem:fiber pífcis:fquamis tamen non obductam;admodum pínguem,la 
tam feré palmum,longam dodrantem.ls fi íacet ín gradibus , caudam & po 
fteríores pedes demittítín flumen cum frigoribus non conglacíat: fi natat, 
cauda mota quafi remigare folet.Lutrae autem pedes omnes canínis funt fia 
miles:fibri priores caninis,pofteríores anferínis , Etenim membranz quz 
dam digitisfunt interícctze: itaq; hiad natandum,illi ad eundum magís naz 
tíaptícg:inam ín aqua & ín terra uiuit Fibri uera pilus eft ín cínereo cadidus 
& inzequalísubicg enim breuibus duplo longiores exiftunt:fed lutrz fue 
fcus nonníhilad caftaneze colorem defle&it,& breuis acaequalis eft , utríqg 
ucro nitidus, & mollis, quare utríufg pellibus concifis fimbrias ueftíum ex 
pelííbus nobilibus confectarum,folent exornare:quanquá lutrz pellesiom 
ee pracftant fibri pellibus:attamen fibrori quoq pelles inter fe multum di£ 
ferunt coloreznam aliae magis alíze,mínus ad nígrum accedunt, qua dam ad 
rufüm:nigríores quídem longe ceterís praftant;minus nigrí medium loci 
tenent;fubrufi funt deterrími , Fiberautem ín prímis prouidus eft & folers; 
ciením fruticibus & arbufculis dentetanquam ferro , refectís ante riparum 
cauernas conftruit paruas quafdam cafas,X ín ijs duos tresu'e gradus, quafi 
quafdam cameras:ut cum aqua fluminis crefcens ínundauerit ripas, poffit 
aícenderecum decrefcens refederít , defendere, Atqg etiam cum arborem 
iam feré fecuít, quoties ictu facit, totíens fufpicíens confiderat num fit cafue 
1a. Tímet ením ne,fi eo ictu cócidat,ab ea, príufquá recedere de loco poffit, 
incautus opprímatur, | INecueró mínus eft cóftans in propofito quàm fo 
lers:nam quam arborem ad rípas prímo elegít fecandam,eam non mutat,ee 
tíam fi longo temporis fpacío diffecare nó poffit.Hocanimal uocem infane 
tís ínftar mittíttipfum aüt uenamur nó modo propter caudá qua ucfcímur, 
'& pellem qua ueftímur;fed etía propter teftes,quibus ut medícamentís, uti 
mur:pracfertím Pontícís: maximá ením uím habent;Eos teftes,caftorca me 
dici nomínant.Fibrü enim Girzeci uocant x&copa . Sed fiber autore Varrone 
"dictusab extrema orá fluminis dextra & finiflra,qua maxime folet uideri: 
"nam 
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namantíqui fibrum dicebant extremü. — At meles exíté cauernis, & uagae 
tur ín fyluís non alíteratqy lupus,lupus ceruaríus,lepus,áper,ceruus,trapee 
laphus,tarandus,alce;platyceros,caprea;ibex, rupícapra,dama,& aliae plus 
res. Verum ha animantes in fyluis cubant: pofteriores tamen in alti(Iimis 
montium faxis & rupibus, Meles aut auíde appetít mel,ex quo nomen hoe 
duxit. Magnitudíne eft uulpís aut canís medíocrís, cuíus quodámodo fpes 
ciem prz fe fertymaxíme canína,.INam eius duo funt genera , Vnum canís íri 

- ftar dígítatum,quod canínum uocant:alterum ungulas, ut fues, habet biful 
cas,quod ídcirco fuillü appellant. Omnibus aüt melibus crura funt breuía, 
dian latum;cutiís fpiffa,cuíus ín metu fufflatze diftétu,utor Plinij uerbis, 

' í&tus homínum,& morfus canumarcent:quanquam,fi quando cum ijfdem 

pugnant,ualde mordent.Duris ueftiuntur uillis,qui funt uel albi uel nigri, 
& dorfum quídem abundat nígrís, reliquum corpus albis, excepto capite, 

. quodalternís quibufdam quafi lineís nigris & candidis à fuprema capitis 
parte ad rí&tum ductis decoratur. Craffe autem meles non funt, pingues ta 
men: quz earum pínguítudo ínuncta, uel cum alijs ínfufa , renum dolores 
fedat.Ex huíus anímalis pelle collatía fiunt,quas ex eo melíaà Varrone no2 
minantur.Ín rípís etíam luminum & lacuum nídos fingunt halcyones: nec 
Axíftotelem latuit eas ín luuíos afcendere,fed hyeme non occultantur. A4 
uis cft non multo maior paffere, Cüm autem marínz halcyonís corpus tos 
tum coloribus czruleo,uiridi,fubpurpureo, fed miftís infigne fit, adco ut 
neq; collum,necalz aliquo ex eís careant,& roftrum habeat fubuiride, lon 
gum,tenue,fluuiatilis feu ríparize pectus purpureum eft, collum & dorfum 
in uirídi caeruleum, alze fufcae, roftrum, ut etíam pedes, cínereum , V efcítur 
piícículis € uermibus. Lagopus quocp in altiffimarum Alpium fpecubus 
iuxta glaciem,quz tota nunquam aítate folis calore liquefacta,ucl alijs etís 

. amannitemporíibus imbre dilapfa diffundítur,nidos cóftruít € cubat. Ex 
pedibus , quos habet leporís inftar uillis & quidem candídís , non plumís, 
ueftitos,nomen traxít.Ei magnitudo columbae. Color hyeme candídus,z 

» ftate ín candído cínereus.L'onge non uolat,fed Alpibus fe tenet. Capta nó 
uiuít,nedum manfuefcit. Caro huíus auís fano palato eft bona, xegroto falu 
tarís, At aues, quibus oculi diurno fpacio funt hebetes,acres,acuticg noctur 
no/ínterdiu larere, noctu ex latebrís euolare , & ad paftum folent accedere, 
quas iccirco nocturnas appellant:quales funt uefpertilio , bubo , ulula, nos 

, &uajnyclicorax. Verum hz non folum ín tenebrícofis montium & rupis 
um cauernís latent,fed etiam in cauis arboribus,ín zedificijs defertis, fub tés 
Cis domorum magnificarum & templorum & turríum,qua raro homínes 
fuccedunc. V efpertilío autem uenatur culíces & mufcas , exedit pernas, alí» 

- as pcarnes fuillas de trabibus fufpenfas.Caeterze aues nocturnz perfequüs 
tur mures,hirundines,aues,fcarabeos,apes,uefpas,crabrones. Sed bubo ce 
tíam capitlepufculos & cuniculos.Ea omnium nocturnarum auíum maxiís 
ma ex fono,ímo uero gemítu,quem edit,mihí uidetur nomen ínueniffe, Ca 
puthabet magnum: corpusanferís magniítudine,breue tamen & quafi des 
curtatum ac colore uarium:roftrum curuum,ungues aduncos,oculos gran 
des, Huícnon multum diflimilis eft ululafed mínor: quz ítem ex ululati 

9 3- noce 
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uoce nomen hoctraxit, ^ Cumhís duabus cognationem habent noctu 
fed differunt uoce. Nec ením ululant;ueri edunt fonum,quem Aríftophaz 
riésxnouex) nomínauit.Earum quatuorfunt genera, Vnum, cuí pluma au 
rium modo emínetiquod maxímum eft, & afio uocatur, Alterireximtj cane 
dorís in gutture X uentre;alíoqui candídis & luteis maculís alternis diftinz 
ctum. Tertíum paruü,quo,ut ctíam fequentí;aücupes uenantur aues, Quar 
tum mínus íllo : quod in rupibus faxis; ucrfatur,Hoc,ficut & proximum, 
cínereís & candidis maculís uaríat;item alternis, ' INy&tícorax autem, hoc 
eft coruus nocturnus, niger eft,ut alterius generis coruus , fed eo pleruncg 
minor. Atucfpertilio,qua exuefpere,quo euolat, nomen hoc duxít, mu 
ri nonnihil fimilis eft,quare fcíte fcripfit V arro:Factus fum uelpertílio;negs 


'in muribus plane, neg; ín uolucribus fum. Alas ením habet & uolat, quod 


eínon conuenít cum muribus:fed anímalía parít,non ouajín quare cum uo 
lucrum natura non congruit, & fcetus uberibus admotoslactenutrít, cum 
uolucres cibos conquírant undícy,quos ín os pullorum inferant. Praeterea 
funteí dentes , quibus carent uolucies. Caputautem fimile habet murí uel 
caní;aures plerunq; duas,raro quatüor:dentes ferratos : corpus obfcureful 
uís pilis ueftítum,roftrum tamen nigrum,item aures : alas duas,qua ut dra 
conís & píifcís uolantís , non ex plumís conftant,fed ex membranis, & quis 
dem nígrís. In ütragy uero ala habet digitum,cui eft unguís,caudamlatam, 
& ficutalas, membranaceam,ín qua duos pedes, quorum utergg quinos ha 
bet digitos uncis unguibus armatos, quibus ín paríctibus € rímís cauerna 
rum adhzrefcit. Aut enim pendet,aut uolat;aut íacet, Quia uero pedesnon 


'oríuntur ex cotpore,fed ex cauda, eí efTe tradítur coxendíx una, Vocem ae 


cutarn ut mus non emíttituerum feré ut catellus latrat , Gemínos autem, u& 
Pliníusuolítat amplexa ítfantes,fecumtq; deportat. Cauda & alís affixa di2 
esaliquotuíuít, Quiínetíam Troglodytzsqui ín Afríca habítant;interdiu, 
maxime uerà meridie latent ín fuis fpecubus. 
De primi generis anímantibus,quae noctu uel ínterdíu ín terrae cauernís 
delítefcunt, dormíuntue fatis, Abeo ad fecundi eenerís animantes, quae cer 
to anní temporc,ut díxi,fubterraneas cauernas fuccedunt,& in eís grauífoz 
mno preffze menfes aliquot, quafi mortuze fine cibo confumunt , ac ufcg ad 
finem eumlatent, dum tepore uerís humo excítatz reuíuifcunt , & remínía 
fcuntur cibum,quem tanto tempore oblítz erant fumere, Tametfi ex hís de 
quibus íam dixi, aliquze funt etíam, ut omnís generís quaedam beftíze funt, 
inharum numero, ut fuo loco díc&, Ha autaut terrenz funt, aut uolucres, 
autaquatiles , aut earum uita eft ín terra pariter & ín humore:fed terrenas 
hícquoq; prímo perfequar.  Itags multee quadrupedes hyemís autaeftaz 
tis temporefe ín pecus condunt. Etenim mures Alpíniautumno fubeunt 
cauernas,ín quibusaeftate cubare confüeuerunt, INam ín eís ex fceno, ftra» 
minibus, farmentís exftruunt cubíliaiin quibus totam hyemem ufcqg ad uer 
érínaceorum ínftar conuoluti delítefcunt & dormíunt.In una cauerna plez 
runc feprem,aut nouem, aut undecim,aut tredecim. Mira ueró cís machi 
fatio & fólertía cum foenum acrelíqua íam congefferunt, Vnus eníiti hu 
mí ftratus erectis pedibus omnibus íacetín dorío,ín quem;tanquain plaus 
oam P j ftrum 
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ftrum quoddam, caterí ea quee congefferunt, coníjciunt,& ficonuftum, 


. dida mordicus apprehiea, in fpecum trahunt, & quafi quodam modo ín - 


uehunt:ex quo euenít,ut per id temporís detríto dorfo effc uídeantur.Itagg 
pofteaquam cubilía ín fpecu ftrauerínt , ipfum aditum atq; os eíus farmenz 
tí$GCterra obftruunt & obturant,uttutí à uentorum uí , ab fmbribus ,àfríz 


- goreeffe poffint. Tam autem arcte & grauiter dormíunt;ut effoffi & extra2 
cif non excítenturantequam ín fole expofití uelad íonet locati concalucz 
Le] 


ritt.Hic mus cognomen ex Alpibus, ín quibus nafcítur,traxit : color cí eft 
autfufcus,aut cínereus,aut rutilussmagnitudo fere leporís: muris Ípeciesac 
fieura,ex qua mus dicitur, Artamen mutilas habetaures & quafi decurtaz 
tas;príores dentes longos & acutos : caudam amplíus duos palmos longa, 
pedes breues & uillís füperius refertos : díoítos pedum urfinís fimiles: unz 
gueslongos, quibus alte cffodit rerram : pofterioribus pedibus non fecus 
acruríus irefolct ; acínterdum ingredi bipes . Si cibus huic ahimanti datur, 
eum ín príores pedes fumit,ut fciurus :ut ídem fciurus& fimía erectus ufcg 
eo ín clunibus refidet quoad ipfum comederít. V efcitur non modo frudia 
büs,fed etíam pane,carne;pifcibus,iure;pulmento: cupide ueró lacte;butys 
ro;cafeo;qua cum mádit,orís füctu fonitum fic utí porcellus edic, Viultum 
dormit:at cum uíeilat, femperalíquid agit, ftramína, fcenum,línteola,ralla 
cubili fuo importans: quibus osíta complet;ut nihil amplíus capere poffit: 
rcliquum pedibus accípít & trahít, Cum írrítatus exarferít iracundía,acríter 


'morder.Sí quando íinterfe colludunt mures Alpini, ut catelli clamorem fa4* 


ciunt, Cum é cauerna montíuapi egrediuntur ad paftüm , ex eís unus alí2 
quis remanetíuxta íllíus aditu , quàm poteft diligentiffime & longiffime 
profpíciens.Is cum uel homínem,uel armentum,ucel feram uiderit, (ine mo 
ra clamat:quo'udito undíqg omnesad cauernam concurrurit. Eorum aute 
uox fiftulze acute & ledentis aures fimilis eft:qua & mütatíone aerisfieni^ 
ficans& fibi quid aduerfi accidere. DDorfum ualde pingue habet, quum cz 
tcrzc corporis partes fint macrze: quanquam hzcuere nec pinguitudo nec 
càro dici póteft:fed , ut riammillarum caro ín bubus , ínter eas eft medium 
quiddam, lllud ípfüm utile eft puerperís, S hís quae ex utero laborant: quí 
bus ctía corum prodeft pinguítudo , Víoilías przetereatollit. — Glires etí2 
amhyeme rió folum ín cauís arboríbus;de quare fupra díxi, fed ín terrzelaz 
Baetbecabas erliem aütenr Aríftoteles 2p nomínat,cínereus, ut Alber 
tus fcribit eft,excepto uentre, quí albicat. Ab eo differt beftíola paulo rniz 
nór:quam alíj Greci hac de caufa age] wpop uocarüt,quod uertat & furfum 
uerfus inflectat caudam: alíqui uero exdspop,quod cauda fua uillis ueftita & 
conferta,quafi Rlabello corpus foleat ínübrare: aliqui pz e'idsecy,quod prae 
terea fimilitudíne quandá gerat, fpeciem s murís:ficut etíam fcíurus Fenni2 
cus,quínó cauida,nó figura & líníamétis totíus corporis; nó magnítudine;, 
nó moribus;fed folo colore díffertà noftrate fcíuro: nà ín candido cinereus 
eft; cum fcíürus noftras fit aut rutilus,aut nígerattamen ín ea Sarmatío: par 
te; quam hodie Poloníam uocamus,inuenitur cutrutilus color miftus cíncz 
rco. Vtríq; autem fciuro,hoc eft tam Fenníco quàm noftratí,duo inferiores 
Gentes funtlongiíutergs c gradítur,demifTam caudam trahít:quü uefcitur, 
tes pa S 4  cdbum 
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cibi ín priores pedes,quibus ut mures utitur pro manibus,fumítpofterios 
rib.et clunibus infiftit:uefcitur uero faginis glandibus,caftaneís,nucibus a» 
ucllanís,pomís,& fimilib.fructibus.Hyeme uero conís abietis,piceze,tedze, 
aliarumqp arborü. V trígy uerno tepore paríür,& pullos, fi quis manu ín nie 
dü immiferit,in alii,nam faciüt plures,transferüt. V trorüc carne tenues co 
medunt:díuites,dd guftatü fapore quodá íngrato cómoueat,raro mandüt, 
Vig; quandj in arborib.uerfantur;fe tame hyeme nó condit. At gliribus 
cum hyberno tempore latent,pro cibo fomnus: atqj per id teporís pínguce 
t Em recte de glíre fcripfit Martialis, 
Tota míhí dormitur hyems,& pínguior illo 
Tempore fum,quo mennil nífifomnus alit. 
Eiusautem caro dulcis Edi ueró glíres uiuunt ín fyluis,ut non immerito de 
eorum penuría ín Fundanío , uel D'eadmirandis Varro hís uerbís coquera 
tur, Glis nullus eft in fylua mea:tamen ueteres gliraría habebant. Quae quas 
lia debeant effe,ídem Varro libro tertio Dereruftíca tradidit. Et hodiein 
quibufdam locis fylueftribus incolz fodíunttellure,utín eius cauernís olis 
res inhabitare, & quando uclínt eos capere,& in cibo uti poffint. Apud Ro: 
manos ueró olíríbus uíuaría ín dolíjs Fuluius Hirpinus inftítuit,ut Pliníus 
fcriptum reliquit. . Vlusautem Ponticus,quem hodie uocant Hermelam; 
hyemefolix ín cauís latet arboribus,ut fuprà dixi. Eft uero totus níuís ínftar 
candidus,excepta cauda digitum longa:eius enim dímidiía pars, & quidem 
inferíor,nigetríma, Huícanimanti magnitudo Íciuri.Perfequitur mures & 
aues quibus uefcítur.Eius pelles ín preciofarum numero habent:ut etíá mu 
ris quem Lafficii uocant:ís in cínereo candidus eft, nec duobus digitis craf 
fior. AtmuslNorícus, quem Cítellum appellant, in terrze cauernís habiz 
tat.Eí corpus ut muftela: domeftícze.Jongum & tenuetcauda admodü brez 
uís;color pílis,ut cunículorum quorundam pilís,cínereus,fed obfcurior. Si 
cut talpa caret auribus, fed non caret foraminibus, quibus fonum ut auís ree 
cipit.Dentes habet muris dentium fimiles. Ex huíus etíam pellibus, quan 
quam non funt preciofz,ucftes folent confici, Subit etiam terrae cauernas 
mus Pannonicus, cuí color fubuírídis, fpecies muftelar, maenítudo murís, 
Sorex quoq; menfibus hybernís fe conditin terra , in quam cauerna ad pee 
dum feré trium altítudínem defcendit:effoffus & ín fole expofitus,ut czetee 
rz anímantes,qua totam hyemem dormíunt,fenfim fe mouens cuígilat: e 
dodrantalis longitudo:color zcftate rufus, fufco miíftus,autumno cinereus: 
aures,ut Plínius fcribít;pilofz : caudae caulis infima parte fetofus: nec enim 
totam habet,ut fciurus, uillís cófertam etplenam : quinetíam auríu pili funt 
perexiguí;hic mus fylueftrís arbores,ficutí elis & mus Pontícus,& fciurus, 
fcandit:emina pyrorum comedít, & nuces aucllanas : quare apud Giermas 
nosexcorilo noméinuenit. Atalter musfylueftrisforice breuior cftctee 
ním femípedalís: color dorío & lateríbus murinus,uenter albicat: ís fub fru 
tícibus terram fodit ad dum pedü altitudinem : inqp ultimam cauernz, ad 
pedes quatuor longzeparté cogerit omne genus glandittatcg nucleos cera 
foru & prunorü, alíorumq fructu fed maxime nuces auellanas , & quide 
optimas;unde etíam ipfe ab iftíus generis nucibus nomen traxit;in diis 
cre 
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fere média nidum pileí inftar ex fofijs arbori facit,ut aqua; li quando eaftil 


lauerít terra,extrinfecus defluat,ipfe ficcus intus in nido cubezad alterü etiz 
am cauernz latus habet foramen, per quod ex ea; cum auellanz nuces cffoz 
díuntur,effugere poffit, Vlusaütaraneus ueluti reliqui mures domeftící, 
non latet ín terratquí ex eo,quod uenenü morfu ficut araneus,inferat, apud 
Latínos nomen duxít:apud Graecos ueró,quí uvy&Nip uocant, ex eo quod 
magnítudine;ut Aetíus,qui breuiter eum defcribítautor eft, muri fit aequa 
lis,colore muftelz fimilis:hoc eftin fufco fubrufus,excepto uétre,qui ex cía 
nereo albícat , roftellu habetlongíufculum:ín utrac; maxilla dentes ín bifía 
dos mucrones definunt: quare anímantes ab eo morfz quadrífida uulnera 
accipiunt: ocellos habet mínutulos & nigros: caudam breuem,& ín ea bre 
uíffimos pílos,eíus morfus ín calídís regionibus plerungg eft pefüifer,ín frí2 
gídis non eft: fed ipfe diuulfus,aut diffectus , & uulnerí impofitus proprío: 
ueneno medetur: hunc captum feles ínterímunt,ab cíus ueneno abhorrenz 
tes non mandunt:ut nec murem maior: quí,tametfi etíam ipfe hyeme n6 1a 
tet,tamen ín ualle loachímica ex proxímis domícilijs in cuniculos ingredís 
tur,& ín hís uerfatur: alioqui hyberno etíátempore ín domibus noftris (o2 
let uagarímole corporís muftclze mínimas magnitudinem fere aflequitur 
& excequatipilís eft fubnigrís:cauda procera,necadmodü gracilinecprora 
fusnudapilis. Atínterralatentaliquot muftelarü genera:ná plura funt: 
eft em muftela domeftica;qua Graeci yoJAlo, Germani ex fono qué edit, uíz 
fclà nominát, Ea plerüqgeftin dorfo & laterib.rutila,raro fübfuluatín guttu 
re & uétre femper cádída:quín nónunqua tota candida reperítur, quanqua 
raríus.Corpus habettenue,& ínlongíus ductu:cauda breué,prímores den 
tcs breues;nó ficutí mus,longos,appetés eft feuí, Catulos nuper natos,quía 
ab homínib.ct nónullís alijs anímatib,eis periculü metuit,fineulis dieb.ore 
prehenfos alio trásfert.Perfequítur mures, depugnat cü ferpentibus, fed ut 
à ueneno tuta fit,príus edít rutà. V bera uaccarit mordet, quz cpprimu ín tur 
morc fuerint,muftelina pelle perfrícata fanàtur: Haec muftela;fi noftrae do 
mi uiuit, etfi habet fuas cauernas,nó díu ac multu fe códít:fi ruríhyberno t& 
pore ín fpecub.latet, Secundi muftelaru genus Germani iltí& nominát ex 
Graco uocabulo /eris,quo erudita illa gens appellatfylueftrem muftela:íd 


uero habitat ín ríparü cauernís , ubilutrae & fibri more piíces captoscome2. 


dit: & ucrfatur ín fyluis,ubi prehendítaues:ín domibus,ubi gallinas: quare 
Bliníus eà effe domeftícá diceret:quarü fanguíné exugit:fed ne clamarepof. 
fint,carü capíta prímo mordícusaufert. Atq; etíá earüdé oua, que furari foa 
let,ac multa ín unü cogerere,exorbet, Alíquáto maíor eft muftela domeftía 


ca;breuior,;fed craffior ea fylueftri, quae martes uocatur:;pilos habet Íínzequa: 


les.& n6 uníus colorís.Etem breues fubfului funtilógíiníeri: qui fic ex mul. 
tis corporis partibus emíneét,ut diíftinctz nígrís maculis elle uideatur: attaz 
men círca os eft candída : cü grauiter exarferitmale olet. C) uocírca noftri uí 
liffimum quodg; fcortum , € maxime foetídum,pellem huius i&idis folent 
nominare. "Tertium muftelz genus etíam fylueftre,in faxorumrímis & 
cauernís cubat,quod à Martíale martes,à Germanis martarus nomínatur; 

Martialis uerfus hic eftín libro decimo Epigram;ad Maternum, |... 


S V'enator 


ede 
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:. Venator capta marte fuperbus adeft.Ei magnitudo felís, fed paulo lone 
gíor eft:crura ueró habet breuiora,item(q breuiores ungues. T otii eíus cor 
us pilis in fuluo fubnigrís ueftitur , excepto gutture, quód candidum eft, 
[fu muftela,imíliter atq proxima;ingreditur domos S necat gallinas, ea 
rum; fanguinem exugít,E oua exorbet, Quartum muftelzc genus ítem 
fylueftre,in arboribus uitam uiuít,quod etíat uocabulo martísappellatur, 
Pa muftela fyluas infolenter & raro deferít:atqy ín hoc differtà proxíma fua 
periore muftela : & infuper quod guttur eíus lutei fit colorís, € quod relie 
quí corporis pilus "s fit obfcure fuluus, Huius duo genera quidam effe 
cenfent: uni quod ín fageís fyluís uerfatur: alterum quod ín abíepnis, atqs 
id (ané eftafpectu pulchrius, | Quintum muftelarum genus omníum pul 
cherrímum & nobiliffimum eft,quod Germani zobelam uocant: in fyluís, 
ut martes de qua iam dixi, degit , ea paulo minor, tota tamen SURE 
practer guttur,quod habet einereum., Muftelae horum tríii generum boniz 
tate cterís omnib. eo magis praeftát, quo plures pilí candidi cii fuluis pera 
mifti fuerint, Zobelinze aute pelles precij maioris funt cs panní auro textí, 
Etením cóperí optimas quadragínta numero,tot em uno faícículo colligae 
ri & unà uendi folét,plus quàm milibus nummüm aureoriü ueniffe. Omne 
aut muftelarum genus íra íncítatum graue quíddam olet,fed maxíme id dd 
Germanítilti$ appellanttomnís przeterea muftelz ftercus aliquantum redo. 
let mufcü, INoerzaaüt,qua item ín fyluís uerfatur,magnitudine eft mare 
tís: pilos uero habet zequales, & breuesatq; colore feré fimiles lutrz pilís z 
fcd noerzec pelles longe lutrz pellibus antecellunt: atqj hae etiam praftant 
fipili candidi cum reliquis fuerint mifti, Reperitur hocanímal etía in uaftís 
& denfis fyluís quz funt ínter Sueuum & Viftulam. Etfi ueró muftelze 
omnes nec hybernislatent menfibus,neq; fubeüt terram,tamen earum fore 
mas expreffi fingulas,quod id,utarbíitror,rerum naturalíum ftudíofis utile 
fitfuturum, Atuiuerra quz cuniculos ex fpecubus exturbat, paulo maior 
eft muftela domeftíca. Color ei plerügp ín albo buxeus . Audax hoc animal 
& traculentüjac omníferé animantiüt generí infenfum atqj ínímícum natus 
rafanguine carü quas momorderít ebibit, carné nó fermé comedit .Iftíus fer 
ine ferocíratis eft ctíáagri uaftator & Cereris hoftís hamefter , que quidam 
Crícetü nomínant: íncola Paleftinze quondá Girzece &gyrouty uocarunt;et 
quíde íccírco dd generís & muríni fit,& urfini,cü erectus pofterioribus pez 
dibus infiftít ob uentrís nígrore effe uideatur:exiftít racüdus & mordax az 
deo ut (i eü eques incaute perfequatur;foleat profilire, & os equiappetere: 
&fi prehederit, mordicus tenere.Ín terrze cauernís habítat, nó alíter atg; cu 
nículus fed anguftís:& ídeirco pellís,qua parte utríncg coxam tegit: à pilís 
eft nuda, Maior paulo cg domeftíca multela exiftit:pedes habet admodum 
breues.Pilís ín dorfo color eft fere leporís:ín uentre niger,in lateribus rutíe 
lus.Sed utrung; latus maculís albís,tríbus numero d naui . Suprema 
capítís pars,ut etíá ceruix,eundé,que dorfum, habet colore, tempora rutila 
funt,guttur eft cididü:caudze,quae ad tres dígitos tráfueríos lóga eft, fimíli 
terleporís color.Pili aut fic inhzecent cuti, ut ex ea difficulter euelli poffint, 
Accutis quídé facilius à carne auellítur, dp pili ex cute radicitus extrahátur, 
e Atg: 


$us 


r 
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Ate ob hanc caufam & uarietate pelles eíus funt preciofz. IVIulta frumzci 
granaín fpecü cógerít,et utríngs dentib.malas eim amplas haber atcp laxas, 


mandít. Quare noftri homine uorace huíus animantis nomíne appellant, 


tanquam fciurus príorib.pedibus tü aures & os demulcet , tum cíbu fumit: 
án(g eos erectus)pofteríoríb. & clunibus ínfiftens edít.Aoer Toríngiz co 
rum animalium plenus ob copíam & bonitatem frumeti, neq; IMlifenze coz 
tum expers eftinam ín tractu Pegano & Lípfiano reperíütur. | Críceto mí 


nor eftuormcla,G magís uaría. Etením praeter uentrem,quí ít€ níoer cft;to 


tum corpus albis;fubluteís,rutilis,obfcure fuluis maculis decoratur. Cauda 
etíam,quz longa fefquipalmum,habet pilos cínereos cum candidis permíz 
ftos,fed extrema partenigros, Hactenus dixi de murium & muftelarum 
ac cognatorum anímalíu generibus, quorü maxínia parsfuccedit cauernas 
fubterraneas:nunc de híftríce dícam,qui ítem in fpecus fecedit led eftíuis, 
ut Albertus fcribitmenfibus: ídqs facit contra morem ceterarum anímanti 
um.Eum Greci quídam óacw6cxoigop uocant, quód & fimilitudinem gerat 
fpeciem porci bímeftris,& fpinis erinacei inftar hirfutus fit: attame caput 
habetleporíno fimilius:aures humanís , pedes urfinis.luba ei cft fuperiore 
parte erecta & priore cana,tubercula cutis,quae ex utracp orís parte funt;fez 
tas longas € nigras continent ex eís natas: quín relíquaz etíam fetze funt nía 
gra.Príme fpina: à medío oríütur dorfo & à lateribus, fed longiffimae à laz 
teríbus.fed lonoiíffimae à fuperiore eoru parte. Qua fingulze partím nigrae, 
partim candidae funtlongze duos;uel tres,uel quatuor palmos,quas, fi quá 
do libítum fuerít,ut pauo caudam eripit ,íngrefIürus ín caucam demittit: ir 
rítatusiracundía cum cutem íntenditmíTiles in ora urcentium canum ínfiz 
gít,aut táto impetu íaculaturutínlieno figat, Dentes, utlepus, quatuor ha 
betlongos;duos fuperiore parte, & duos inferiore, INoctu uieilatinterdíu 


«dormít. V'efcitur pane cómínuto,pomís,pyris,rapís, pattínacis,bíbit aqua, 


fed cupideuínum dilutum.Hocanímal gignit Indía & Afríca, unde ad nos 
nuperallatum eft, — Vrfi praeterea fe hyemís temporeín fpecuü latebras, 
quaslocus ípfis fuppeditat,conijciunt:quod fi nullas fuppeditet , eas priori 
bus pedibus pro manibus ufi, facíunt exramís & fruticibus congeftís & ita 
conftructís ut non recípíant imbres,in quz latibula fupini íirrepunt. Timet 


INec catulus partu,quem reddidít urfa recenti, 
Sed male uíua caro efti lambendo mater ín artus 
Fingit,& ín formam,quantam capit,ipfa reducit, 


» Abditi prímu íacent & arctius dormíunt ad díes quatuordecim, multütg 


tam graui fomno fiunt píngues:deínde refident, & priores pedes fugentes 


, uitam ducunt, Ex latibulis uero rurfus prodeunt uere: mares ualde píne 


gues,fcemínz non item,quod pepererínt eo tempore,aluum aftríctam folz 
uuntaro herba deuorata.Eitfi uero urfi funt auidifimí caedis, tamen urfae in 
homínes fi proftrauerint fe, & osad terram uerterint , ac aerem fpiritu non 


duxcrínt, 


Hilo 
prre 


Vrs 


.enim de fuis ueftíeijs, quad ín folo impreffà eos uenatoribus prodant.Vla. be fts cc effe Jof, 
-esautem quadraginta díes, foemínze quatuor menfes fe occultantlatebris M v 27 
quo tempore candídam informem Q carnem & paríunt , & lambentes fei LEG M nes 
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fim ín propríam formant figuram : quod non ígnorauit Ouidius qui canít p ul 
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duxerínt,nullam adhibent feuítiam:fed eos tantumodo odorantes,tanquá 
mortuos,quos odiffe exiftimantur,relinquunt: urfi autem hominibus nos 
ftris noti funt:multos enim regiones frigidae gignunt,& quidem fufcos aut 
nigros:quorü duo funt genera, magní X parui:hí facilius arbores Ícandut, 
& ín tantam magnitudínem,in quantam illáomunquam crefcunt, V tríg; coz 
medunt carnes,mel;fructus arboru, herbas. Myfia uero albos urfos gienít; 
qui pífces,utlutra & fiber,capiunt, | Latet etíain terra hybernís menfibus 
lacerta: quanquam fuerunt qui negarent eam femeftrem uitam éxcedere:ree 
liquis autanni temporib.plerungy ín rubetís & fpinetis folet uerfarí:ei quas 
drupedilingua bifida & pilofa: pedes humiles:uerno tepore uiridis color 
eftiuo nonnihil pallidus,  Latetlacerta Chalcidica, ex reí colorís líneis, 
quibus tergum cíus diftinguitur,nomiínata. Eadem feps uocatur, quod uul 
nus,(i quem momordcerít;putrefcat,& faníe male olente foleat manare: à lae 
erta uirídi nó corporís figura differt, fed colore tantum. Latetlacerta aqua 
tilíscuius uita eftin aqua & in terra; fed crebríus ín aqua. Grüignitur in lacuz 
nis opacis,qua ín pínguifolo funt,& ín quibufdà mceniü foffis , Parua eft, 
& hancprzterea habct ab alijs lacertis ín colore diffimilitudine, cp ípfa ucl 
Cinerea fit,uel in cinereo fufca. T eftudinis aut falamandra ínftar tardíus íne 
reditur.Irritata fi exarferit,elata,et quodá modo inflata,rectís pedibus ínfi 

| ES terribilis orís híatu acriter oculís íntuetur eua quo fuerit laceffita:ma 
nat(g ferifim lacteo & uírofo fudore ufc; dum tota fiat candída. Impofita fa 
li cauda mouetac effugere conaturinam cum quía ualde mordet, nó poteft 
ferre ftatimqg moritur: cüm alioqui uerberata díuuíuat. | Latet chamacles 
on,in Indía & Afríca natus : cüíus;ut Ariftoteles fcribít,corpus ín lacertze fi 
gurá eft formatu , Eíus uero, ut píicir, t iatera deorfum ducta & directa cü 
uentreiungütur,& fpina lateribus 'jamnct, Facies fimillima fimíz, qua Ce 
birüocant, Cauda przlonga, qua ía :enue definit, & lorí modo permultis 
dmplicatur orbibus. Quum feterítaltius quám lacerta abfcedità terra, Cru 
'ranon alíter aclacerta inficctít: finguli eius pedes díuifi funt ín bínas partes: 
quze talem ínter fehabent fitum,qualem pollex ad reliquam manus partem 
ei oppofitam. Quuín etíam hz ipfz partes fingula paululü ín diígítos quofz 
dam diuifze funt:priorum quidem pedi interiores tripartito, exteríores bíz 
partito: pofteríorum uero íriteríores bipartito,exteríores tripartíto.Digiti 
reetecea unguículos habent fimiles unguibus anímantíum,quibus funt ae 
duncí; Totum corpus crocodili inftar alperum. Oculi ín receíIu cauo pofití 
pregrandes,rotundi,obduci cute fimili reliqui corporis cutí: ín quorü me 
dío exiguarelícta eft regio;qua uidet: cam nunquam cute opetít . Oculum 
uerfat in orbem , & afpectum quoquo uerfus refert , atq; íta quod uult;cera 
nit, Vlutat colorem inflatus : cum alíàs niger à crocodili colore non mule 
tum dífferat: & utlacerta, pallidus fit;jnierís tamen,ut pardus,maculís eftua 
tius .Fitautem mutatio coloris totíus corporís, [Nam & oculorum & caue 
dz color non aliterac reliqui corporis mutatur : motus eíus ,ut teftudínis, 
admodum tardus eft; Pallefcit cum morítur,& uíta defuncto idem color in 
fidet.Gulam & afperam arteríam codem fitu contínet quo lacerta. Carnem 
nufquam habet nífiin capite & maxillis, cetera membra carent ea. Exiguae 
; : uera 
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ueró carüiculze funt maxillis & caudze,qua parte corpori eftagnata, Sanguí 
nemtantümodo habet in cordejin oculis;in loco cordís fuperiore, & in uce 
nis hínc ductís;atq; in hís quidem perpaucum . Cerebrum paululum fupra 
oculos pofitum, & cum eis continens eft. Cute autem oculorum exteríore 
detracta cóplectítur quiddam quod uelut annulus zneus tenuis pellucet, 
Miembranz multa acrobuftze & quae multo praftát hís quae czterís funt, 
diftríbuuntur ín totü eius corpus. Totus díffectus diu fpiratquod exiguus 
admodi motus adhuc in ipfius infit corde, Cum omnes corporís partes có 
trahíttü uel maxime coftas.Liene qui cófpici poffit;jnufquá contínet. Aura 
ucro perhibetur aliunde Ouidius non modo dulcís,fed etíà doctus poeta: 

ld quoq; quod uentís animal nutritur & aura, 

Protínus affimilat, tetigit quofcurniqg colores. | ; 
Stellío etíam látet,figura fimilis eftlacertz , natura chamzeleonti: nam rore 
tantü uíuít,X praeterea araneis & melle.Eum Nicander xoxéAaGop , Aríftos 
teles xoaAaGarriu nominat,Etením illius tergu outtis ftellaru ínftarlucen2 
tibus píctü:ex quare etíam apud Latinos nome inuenit: atq; hoc díffertàla 
certa. Idem yaA«ous à Girzecís uocatur. V't anguis exüít uere membrana hy 
bernam tanquam fenectutem : eamq; nifi praeripiatur,deuorat. uer moz 
morderit ftellio,ftupor opprímit.In Graecia eft uenenatus & peftifer,in Sia 
cilia ínnocens . Aduerfatur fcorpionibus:uítam agit ín fepulchrís, ín came» 
rís,inlocís oftíorum & feneftrarum:inclufus in uitro uitam fine ullo cibo fu 
prafemeftre fpacium ducere poteft:eíus oculi tantumodo intumefcunt; ma 
lípraetereanihiltumpatítur. —,, ^... LAN A290. 

.. Latetprzterea hybernís menfibus falamandtra. Etenim hocanno in Fe2 
bruatio Snebergi maxirha uis falamandrarü ex uícínis locís collecta; aeclo 
meratacj ín ultíma cunículí cuítifdam; quondairi ín Molebereum montem 
aétí;tünc uero ínftaurati;parte fuit reperta.Et proximo anno in INouembri 
falámaridra uiua ex fonte finítímze fyluze pet fiftulas iri hocoppídü ínfluxit. 
Pluuiz aüt X fubfequens ferenitas falamandras excítant ex uenis ; uenulis; 
cómiffuríscg faxorü: hanc quadrupedem,cui item lacertz figura, Germani; 
quía propter crura breuía tarde graditur, Graeco nomíne uéAyay appellant, 
Caput ei magnuni,uenterlütei colorís,ut etía írna caudae pars : relíquiür cora 
pus totum alternis maculís niorís & luteis quafi ftellatum diftiriguitur.Pro 
pter frígus ignem,non aliterac glacíes,extínguít:quo modo etía oua ferpen 
tium ín igné camini coniecta, flámam folet extínguere: attame tam ipfa oua 
quàm falamandra cóburuntur,Salamarndra aüt irrítata fanie euomit lactea: 
huícanimalínec mafculínum nec foemínínu genus falfo putant effe; Teftu 
do etíam terreftrís totá hyemem ín terra latet, atc graui fomno prefTa tem2 
pusfineullo cíbo rraducit, Scarabeidenigs rutili;& erylli; quí potiffimü 
noctu ftrídent;aridam fodiüt terram,ut in eíus cauernis cubent zeftate: eryl 
li domeftíci etíam hyeme.Nam Ícarabei anteautumnirjimo príus intereunt 
quá tota zftas cflluxerít:grylli agreftes ante hyemem, ut etam arancí nípri, 
qui fimiliter habitant ín terra rimis. Atfcolopendra ín truncis arborum; 
aut íínlignís fupra terram locatís,autín palis terrae infixisjunde nomen ínue 
nit,cüm putrefcunt,& gígnitur & uiuít:quibus amotís aut LU egredia 
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tur:alíàs pleruncp foletlatére , Penniís caret,fed plurímos habet pedes:quoz 
círca cam ex Latínis alij multipeda, alij centipedam, alij millipeda uocaruz: 
fi quando repít, partem corporís medía tanquam arcum íntendít: fi bacillo 
alíauere tangítur.fe contrahít,Coloreí seneus;corpus tenue;nec ualde latir, 
longi uero tres dígítosautfummü quatuor, lamín uolucrib,quz fe con 
dunt,hírundines ríparía funt. Eten plures numero ínter fe nexze hybernís 
menfibuslatét ínripis fuminu, lacur, paludum , & ínlítoribus ac Ícopulís 
marís:unde accidit , ut pifcatores interdu ita ínter fe íurictas ex aquís extraz 
hant.Diíctz autem funt ríparíze, quod foleant rípas excauare,& in eísnídos 
cóftruereaclaterethas Grzeci & &wod'ae uocant,nó Qd fine pedibus fint fed 
eoru careant ufu;& xv] éNse quod oua paríát et excubent ín ciftellís longis, 
ex luto fictís : quibus adítus fitanguftus , utomnianni tempore belluas & 
homínes uitare,hyemeà frigoribus tutz effc poffint, Hoc differütab.hírun 
dínib.tamagreftibus cg domefticis, quad tíbías habeàt hírfutas.Hzínquit 
. Plíníusfunt quz toto marí cernütur,nec unquá tam longo naues,taniqg co 
tínuo curfu recedürà terraut non círcumuolitent eas apodes, Caetera genie 
ra refidunt & ínfiftunt;hís quíes;nifi ín nído nullaràut pendent,aut iacent, 
Hyeme etíá ín cauernís montíum, etfi non ín his folís latent uefpertilíoz 
nes,bubones;ululz noctu, hírundines,fturnií;palumbes, turtures, meruz 
lo,turdí;alaudee, upupze:de qua re fuprà dixi. 
Iam ex aquatilíu quz latent genere;quzedam hyeme,quz dam zftatecóz 
. duntfe;uclín coeno;uel ín arena:& ítà quide fe ín ijs condüt,ut reliqui corz 
. pus toti tegatur;os fit liberu, Hybernís menfibus hi pifces conduntfe, prie 
madiz;hi ppurus,coracinusmurena,orphus;conger,turdus,merula,perca, 
thynnus,raíà;& omne genus cartilagíneu, cochlea, Ki ftiuis uero menfibus 
conditfe olaucus, afellus, aurata, Trícenís dícbus círca canís ortü purpura, 
buccinizpecte delphinus, lam in numero anímantiü, quari uita eft ín terz 
ra paríter & in humorelatet hyeme lacerta aquatilis;de quafuprà dixi. Cro 
codilus qq; fpecu efufde hyemís uitandae caufa fuccedit, & in eo quatuor la 
tet menfes, Frigus adeo molefte patítur;ut etíam,cüm nó foleat latere,ínterz 
díu ín terra uerfetur ; ín aqua noctu, Víuus ín Europam raro nunc affertur: 
fcd mortuum fepe pharmacopolz ín officinis fuis de trabe fufpendunt.Pli 
níus cíus figuram & naturá diligenter eft perfecutus : quadrupes mali, in 
quít,& terra paríter acflumíne infeftum , Vini hocanimal terreftre línguze 
ufu caret: unum fuperiore mobili maxílla imprimit morfum , alías terribile 
pectinatim ftipante fe dentíüferie, Maenítudíne excedit plerungs duodeui 
gínti cubíta; Parit oua quanta anferes;eaGy extra eum locui femper íncubat 


pracdíuínatíone quadá , ad quem fummo auctu eo anno egreffurus eft INíz 


ius.INecaliud anímal ex mínorí oríoíine ín maiore crefcit magnítudinem.Et 
unguibus hícarmatus eft;& contra omnes ictus cute inuícta . Hücfaturum 
cibo pifcium & femper efculento oreínlitore fomno dati, parua auís,quae 
trochilos ibí uocatur ,rex auium ín Italia, inuítàt ad híandum pabulifui ora 
tía,os prímo eius adfultím repurgans,mox dentes;& íntus fauces quog;ad 
hancfcabendi dulcedínem quàm maxímehíantes: ín qua uoluptatefomno 
preffum confpicatus ichacumon;per eafdem fauces;ut telü aliquod immi fz 

us erodít 


cótenta.ltac & delphíni immeantes Nilo, quorum dorfo, tarnquàad hunc 
ufum,cultellata íneft pínna;abigentes eos praeda,ac uclut ín fuo rantum am 
neregnantes;alioquín impares uíribus ipfi;aftu interímunt: in uentre molz 
lís eft, tenuisqg cutís crocodilo;ideo feut territi immergunt delphini; fübez 
untescp aluum íllafecant fpina. Quin & gens hominum eft huíc bellua àdz 
ueríaín ipfo Nilo, T'entyritzab ínfulá ín qua habitat appellata; Miefura o2 
rum parua,fed praefentia animi ín hoc tanti ufü míra. Terribilis haec contrà 
fügaces bellua eft/fugax contra ínfequentes : fed aduerfum ire foli hi audet; 
quínetia flumini innatant,dorfoQ; equitantíi modo impofití;hiantibus rez 
fupino capitead morfum addita ín os dlaua, dextra ac Ixeua tenentes extre2 
ma eius utríincp,ut frenis in terrá agunt captiuos , Acuoce etíá fola terrítos 
cogunt euomererecentía corpora ad fepulturam: itaq; ci uní ínfulae croco 
dilí non adnatant,olfactugg eíus generís homínum,ut Pfyllorü ferpetes,fuz: 
gantur:hebetes ocnlos hocanimal dícitur habere ín aqua;extraacerrími uia 
fus. Quida hocunii quádíu uíuat;crefcere arbitrátur: uiuít aütlógo t&pore; 
Latent etíá hybernís menfibus in terra rane omnes,exceptís temporaríjs 
iftis minimis, quz pallentín czefio,S& reptant in uijs & litoribus , Hae enini; 
quianon ex femine, quod effundunt mas & fcemina, cum complexu uez 
nereo íungütur, fed ex puluere xftíuís imbribus madefa&to orírí uidentur; 
diu inuita effe non poffunt. Itacy conditur uíridis illa parua , quà Girzeci &€ 
xou uocant,quod ín aruridinetis agere confücuerít: quanquaá etía ar2 
boresfcandít,atqs in herbís uiuít:& Betfavra, quod fono fuí generis pluuíz 
as futuras preenuncíiet.INec éním, ut Plinius à nobís difTentíat,eft muta & fà 
ne uoce, Verno tempore fzpenumero uídetut ex terra eminere niedía, me 
dia adhucin ealarere,Condüturuírídes tanz, quee uerfantur ín fluuijs atqs 
pífcinís,& hz» quidem uocales & edules funt. Conduntur fubliuidz & fub 
cinereze quz» ítem ín fluuijs, lacubus, paludibus, lacunis uiuunt:hz partím 
tocales & edules funt;partím mutze & non eduntur: quas hybernís menfiz 
busin terralatere argumento eft,quod uerno tempore non tantum earü foe, 
tus confpícíantur ín lacunis,fed ipíz ueteres etíam ranze, Quare uerum non 
€ft quod (cribít Plinius : mírumGp femeftri uíta refoluuntur ín límum nullo 
cernente;,& ruríus uerniís aquis renafcuntur;qua fuere natze: perínde occult 
taratione,cum omnibus annís id eueniíat: foetus alit earum funt prímo care 
nes parucerotundze,nierz,deín oculís tantum & caudainfienes: quas Nia 
cander,quía caudam mouent,uoAsve/d'as, Aratus quía rotunda jve/vss,alij 
CGirzci Bargayddlae, quafi dícas,ranunculos;nomínanttquorum poftea figu 
rantur pedes,príores ex pectore,in pofteriores findítur cauda, Conduntur 
praterea rang pallide ín hortís agentes,qua nó comedütur,& muta funt, 
Cóoditur denig; rana rubeta,quz ex rubis , fub uepribus ením uerfarí folet, 
nomen ínuenít;eam Poeta bufonem,Grzcí qeóyoy uocát; Duo eíus genera, 
altera terrena;quz ín domibus & uepribus agit: altera paluftrís,qua fuí ge 
nerís uocem edit, Vtracg uenenata eft , utrac;fi bacillo fxepius uerberetur; 
inflato corpore uirus prímo é clunibus exprimit longíus, deinde fudat:cuiz 
usfudoris lactei guttze admodum grauis & putidi funt odoris : àc cüm occi 
: (Tos cdit 
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ditur fer&optjtoccidítur autem difficulter, Rana rubeta mülferes weneficae 
quondá ad ueneficia funt uf, . Mus quoq aquatilís hyeme latet ín ripis, 
Hiumínü & ríuorum quos íncolit.Ei magnitudo feré murís Íylueftrís: more 
det fepe manus pifcatorü, cm ex foramínib.riparü, cancros flnuíatiles exa 
trahunt. Vorat pífcículos paruos;quales funt gobíones fluuiatiles,& albur, 
ní:uoratfcetus lucij,falaris,barbí, aliorum (p:quocírca ubí magna uísid cz, 
nus muri nafcitur,ríuís uaftitatem folet inferre, Cancer ctíá fluuiatilis fucz, 
cedít ripas, ín eis hyemelatet,zftate plerüg uerfatur, At fcorpius, quem, 
Giermanía tantümodo importatü nouít,in terranon latetiquand ín paríetí. 
bus,& fublapidibus. lam denígy ín ferpentium genere,quí maxíma ex par, 
tc terreni funt,uipera, quam Graeci óxidtilu uocant;hyeme fubit faxa.Ealon 
ga eft circiter cubítum,& maculís ín cínereo fufcis plena.PrimQ intra fe oua. 
parít:deín hís exclufis uíuas anímantes : nec tamen ipfa catulos fingulos, ut, 
INicander & Plíníus fcribunt,diebus fingulis parít uiginti numero: nec czez, 
tera tardítatís ímpatientes perrüpuntlatera occíía parente ; fed ut nobis fer, 
pentíu fpeculatores affirmant,uno eodem; díe catulos plerung; undecim, 
plures ínterdu parít: & quidem eís fuperftes uíuít, INec uerà etíà cum uipez 
ra comífcent corpora fibi círcuuolutz fcemína marís caput infertü in os, ut, 
idem Pliníus fcribit, abrodít uoluptatis dulcedine: non aiit mas modo;uez, 
rum ctíam foemína natura breue & quafi mutilam habet caudaminó ut ple»; 
rzecp alíze ferpentes longam:fed differüt inter fesetením foeminze caput eft la, 
tum,marís acutü. Cum híc mordetac uírus euomít ; apparet ueftigía duorü, 
dentíum acutorum:cum illa;pluríum: uípera non lac modo (icuti ferpentes 
ceteríappetít;fed etíam uinu:unde eam Gialenus ín lagenam uíno refertam, 
irrepfife fcribit,& uíni,in quo demortua fuitpotum elephantiafe laboran. 
tí remedium fuifle : contra ad uíperze morfum multa faciunt, fed maxime, 
taxí arborís fuccum facere Claudium Caefarem edícto propofito Romae. 
nosadmonuiffe Suctoniusfcriptum relíquit, — Minori aüt uiperze dipías 
eftaffimilis:quz cim alba fit, eíus caudam duz nigra díftínguunt linea : à 
Ícictum ínexplebili fiti enecat;ex quo nomen hoc duxit: quin ipfa multum 
fitít: quocircaímmoderato potu onuftz umbilicus rumpitur,et grauíus o» 
nus effundit:hanc alij caufonem,alíj prefterem uocant:fed prefter, ut corpo 
rís formanon multum dipfade differat, effectu differt: nam icti extemplo 
fideratione quadam redditimmobilem ac mente alienum: mox pilís deflu- 
entíbus cum prurítu ac uentrís folutíoneabfumit, Conditetíam fein terz 
ra.ficuti caeterz ferpentes feré omnes,uel in faxorum rímís caecula: ex caecíe 
tateapud Germanos quoq; nomínata:quá eade de caufa Nicander 7vQAG^ 
7ra,alij zveNivoy nomínant:etem caret oculís.Color eí in luteo uírídis,& ual 
defplendens:nundj pede eft longíor , nunquam digito craffior , ea ficut & 
uípera,ut Columella fcriptum reliquit, (ape cüm in pafcua bos improuide 
fupercubuitlaceffita onere morfum imprímit. | Quin amphísbzenahebee 
tes habet oculos:item parua eft & tarda;fed biceps: quare alterutro capíte, 
cum eílibitum fuerit, progredi uel regredi poteft:unde eí nomen ímpofitü; 
denfz cuti color ínfidet terrz,uaríjs notís díftin&ae, | Huíc non diffimilis 
eft figura fcytale;fed pinguíor:eícraffitudo quac manubrio ligonis,longitu.. 
: : í * j do qua 
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do qua lumbrico : haec cüm uerno tempore exuuías pofuerit, fcenículo, ut 
cieterae ferpentes non uefcitur: ex baculonomenínuenit, Tum hybernís 
menfibusin caua terra uel loca faxofa ingreditur natríx à natando a ppellae 
tá:qua de caufa à Giraecís ex aqua gP9^ nominatur:& x£pevd]- ; quod à 
in terrà & in aqua uerfetur,Necaffentior Lucano qui cherfydrum à natríce 
diftinguit. Eft aüt ínfefta & inimica ranis:formáà nó differt ab afpide;fed coz 
lore,quí ei plerung; in cinereo candidus;Ex natrícü genere uidetur effe Cà 
labricus ferpens,etíamfi maculofus fit.Eum his uer(ibus defcribit Virgil: 

Eft etiam ille malus Calabris ín faltibus anguis; 

Squammea conuoluens fublato pectore terga, 

Atd notís longam maculofus grandibus aluum, 

Qui dum amnes ulli rumpuntur fontibus,& dum 

Vere madentudo tetrz,ac pluuíalibus auftrís 

Stagna colít,ripistg habitans híc pifcibus atram 

Improbus íngluuiem,raníscg loquacibus explet, 

' Poftquam exhaufta palus,terrac ardore dehifcuni; 

Exilítín ficcum,& flammantía lumina torquens 

Suit agris;afpercy fití "a exterrítusaeftu, —— ld 
Exnatrícum praeterea genere funt boze;in tantam, Plínío autore,amplítudi 
ner exeütes;ut, diuo Claudío príncipe, occifz ín Vaticano folidusin alug 
Ípectatus fit infans, Alütur prímo bubulila&tís fucco, unde nomen traxere: 
funt em nihil aliud quá domefticae atq; uernaculze natríces, Afpís aüt eft 
longitudine iir, pedu,craffitudíne haftze, Color eís nó unusinam alijs fqua 
lidus;alijs uiridis & uaríus,alijs cínereus;alijs igneus : maxime ZEthiopicis; 
Oculihebetes ín témporibus,& iuxta fupercilía caruncula ínftar calli emiz 
nent:quocirca quafi fomnículofa ní&tare non ceffat fed animantium ftrepiz 
tu facile excitatur. Giigniteáà Zioyptus ; &thíopía, & caeterae regíoncs Áz 
fricze, Coníugze;utor Plinij uerbís,fermé uagantur,nec ni(i cum compare ui 
ta eft:itacp alterutra ínterempta,incredibilís alterí ultionis cura:perfequítur 
interfectorem,unum(p eum in quantolibet populi aemíne noticía quadam 
infeftat:perrumpít omnes difficultates, permeat fpacia,nec nifi amnibus arz 
ceturaut przeceleri fuga Huícichneumon ; qui fimilis eft muftelae maxime 
inimicus cft:itag; non tantum eíus oua perdit,fed ipfum etíam ínter&cit: ete 
ním mergit felimo fzepíus, ficcattg folezmox ubíipluribus eodem modo fe 
coríjslorícauit,in dimicatione pergit:ín ea caudáattollensictus íirrítos auct 
fus excipit,donecobliquo capite fpeculatus ínuadat in fauces : afpidesaute 
Galenus in tría díftribuit eencra;in chelídonías, cherfeas, ptyadas; à fputo 
cognomínatas:quas Cleopatra fibi admouit. Afpis uera frigoris impatíens 
hyeme inclufus atq; abdítuslatetín árenís : utín cauís fagís aut quercubus 
dryínos:ex quarenomen inuenít:eam alij, ut Nicander Ícribit, hydron; alij 
chelydron nomínant:eft ením natríciquodad caput attínet,fimilís, fed tera 
gü habet cínerei coloris, craffitudo & longitudo ei eft mediocrís anguillze; 
grauiter olet:xranarum fcetus,càuda ínfignes perfequítur: & eam contra mu 
Im magna. — Atceraftes ex cornibus nomen traxit, qua modo cochleze 
inftar gemína , modo quadrigemína geftat ín capite; & quídem corporea? 
3  qQuorumn 
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quorit motu,fcribit Plinius , relíquo corpore occultato folícitat ad fe aues? 
alioqui ín uiperze figuram eft formatus.Color ei (qualídus: in frigidis tamé . 
recíonibus reperítur natríci fimilis figura & colore: quanquam raro ín his 
reperíri foleat.In Afrícaín arenís & orbítís uerfatur: alibí plerungp in faxoz : 
rum rímís,in quíbuslatet hyberno tempore. Aríftoteles colubros etíá The 
banostraditeffe cornutos, — Haemorrhoos quoqy ínfaxorum rímís agit: 
ea ex profluente fanguíne nomen ínuenít: nam cüm alíquem momorderít, 
príma noctefanguis erumpit ex auribus, ex naribus,ex ore unà cum fputo, 
ex uefica cumlotío,ex uulneribus cum faniergingíiuse praeterea & caro quae 
cft fab unguibus, ftillantfanguíne, fi quem haemorrhoís foemina momorz 
derítieftautemlonga pedem,non multum craffa : etenim paulatim ín tenue 
caudam definit: colorealíàs cínereo; alías candente, Ex fronte eminent 
duo cornículajítem corporea:oblique ac tardíus ferpít,& perinde ftrepit ac 
fiarundínes tranfeat, Huic figura fimilis eft fepedon,fed corniculiscaret,& 
cótraríc ferpit:color ei ruber: à putredíne;quze mox fequitur eíus morfum, 
nomínatur. Porphyrusuero , ut Alianus tradit, palmi eft magnitudine, 
capíte candídiffimo,reliqua purpureus,morfu ínnocuus,quippe qui dentíz 
bus careat , Inuenitur ín Indiz locís uadofis: captara caida fufpendunt, uíz 
uentísqy ex ore defluentemlíquorem legunt ín uafculís zereís: alterum ítent 
ex íam defuncto liquorem nigrum fimiliterín altero uafe excipiunt: & hic 
quidem ín efculentís feu poculentis,cum grano fefami datus tabelenta unie 
us;uel ctíam duorum annorum fpacio paulatim enecat: ille more cicutze fta 
tíimabfumít, Acontíasautem , quem Latíní íaculum appellant, ex arboa 
rum ramis fe faculi inftar uibrat ín anímal quod przeteríeríttex quare nome 
zeperítinecucró folum defuper fe uibratín animal, fed humi pofitus, fi fuese 
tit laceffitus,íaculi modo corpus íntorquens emínus petít aduerfaríum, 
Cenchrís uero;quam Nicander cenchrinen uocat,ex eo quod crebrís ma 

culis milij femíni colore fimilibus,fit ínterftinctaynome ínuenít,de qua Luz: 
canus: 

Quam femper recto lapfurus límite cenchris 

Pluribus ille notís uaríatam tíngitur aluum; 

Quàm paruis tínctus maculís Thebanus ophiítes 

Concolor exuftís atcp índifcretus arenís, 
At bafilifcus ex co nominatur, quód íta ueneno cseteris ferpetibus praeftet; 
utrex purpura & infignibusregijs íjs,ín quos dominatur;antecellít. Caput 
ciacutüm;& color flauus,Cyrenaíca,inquitPlíniushüc generat prouíncía, 
duodecím non amplíus dígítorum magniítudine,candida ín capíte macula, 
ut quodam díademate ínfignem:fibilo omnes fugat ferpétes: nec flexu mul 
tiplici , ut relíqua , corpus impellitfed celfus & erectusín medío incedens, 
Decat frutices: non contactos modo,uerum & afflatos: exurít herbastrumz 
pítfaxa:talis uis malo eft ..Creditum quondam ex equo occífo hafta, & per 
«am fubeunte uí,non equitem modo,fed equum quoq abfumptum . Huíc 
talí monftro, fxpe etenim enectum concupiuerereges uídere;muftelarü uí 
rus exitio eft: adeo natürze nihil placuit effe fine pari . Inijciunt eas cauernís 
facile cognítis fola tabe: necant illae fuo odoremoriunturqp, & natura puiz- 
gnam 
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| 9riam conficíurit. Bafilifcum ex uolucrüm,quas Zgyptij uocant bes ,ouís | 
gignitheologus Caffianusaffirmat:uuleusex ouo,dd gallus peperit, mon i 
ftrofe afferít nafci: qualis fuiffe perhibeturis qui Z uic alíquot homines: n 
necauít fuo ueneno, qua de caufa domínus cellz , in qua erat, fores daufit, | 
muroggíepfit. Sequítur draco duídendo appellatus,dd acrius cernat quá 

extera ferpentes,quocírca ueteres eur thefaurís cuftodiendis preefecerüt: 
atcp ín ipfius cuftodia zedes facras;adyta, oracula pofuerunt.Eftaute adadz 

Ífpectum pulcher:etením totus níger,practeruentrem,qui fubuíridis, E cate 
ner füb mento;barbze fpeciem prae fe ferentem, quoe felle tincta uidetur cf7' 
fe.Pellis utríufcg fupercílij pínguís. Ipfe praeterea utrinque triplici dentíum 
ordíne decorus:nec tamen multum mordens.Pugnatín alijs regionibus cir 
aquila;ín Afríca & Indía cum elephante Nam ín hís funt uicenüm cubítoz 
rum, Duplex eíus genussunum terrenum , quod íam defcrípfi: alterum uo2 
lucre,cuí ut uefpertilioní mebranez funtaloc.Id ex uaftitate Libyz uéto Az 
frico inuehi in ZÉeyptum Cícero fcriptum reliquit, Vnum habui longum 


fe(quipedem; quo Ambrofium Fibíanum donaui: cui fere color crocodilá 
fuit:de hocfcribit Lucanus: 


Vos quoq qui cunétis innoxía numína terris 

Serpitís aurato nítídi fulgore dracones 
. .Peftiferosardensfacit Afríca,ducitis altum 
.c Aera cum pennísarmentáq; tota fequutí 
;, Rumpítis ingentesamplexi uerbere tauros, 1 
.;.:INectutus fpacio eft elephas,datís omniíaletho j ; 
.:. INecuobís opus eftad noxía fata ueneno , 


Vtautem ex dídis ferpetibus aliquze ín calidiffimís recionibus nullo anni 

tempore neceffe habent latere;certe ín arenís & rímís (axorum folent cubaz 

ve. -Serpítetiamteredo, caretením non modo pennís,uerum etíam pediz 

bus : fed ea cuí color zeneus füb lignís putrídís& nafcitur & latet, ac plee 

xung; fuxtafcolopendram ínuenitur;Craffitudo ipfi eft mínímz pennae an 

ferínze qua utímur,cum fcribíimus: longítudofcolopendrz fed teres eft. 
Hactenus de animantibus, quz ín terra latent;alíquo anní tempore: nüé 

dícam de fubterraneís propríe uerec fic di&is) hoc eft de his quz intra ter2 

Y eignütur,& femperferé fub terra, quafi defoffze uiüunt , Hzc att ipfa par 

tímán terra ficca;partím ín humída,uel in aquis fübterraneis uítà aput. Priz 

ii generis funt talpaymus,rana uenenata;fpondylis;afcarídes;lumbrici, coz 

chleze cauatícze: alteríus,pífces fübterranei : quas anímantes fingulas perez i 

quar: primo quide talpa. Ea quadrupes eft nó mültü difTimilis muri, cod 

catütquanquá oculorü efficies;fcribit Plíníusineft, f; quis praetentà detraà 

hat mentbrana,quae nó eft pílís ueftíra:liquído audit etiam obruta,extracta 

ex terra,quam ín aruís,mapis uero ín pratís & hortís,paffim egerítdíti non 

poteft uiuere: crura habet breuía,quare tarde graditur:díoíti,qui ínpríoriz 

bus pedib, funt quíni, iri pofteríoríbus quatertii;oes acutís unguiculís, qui 

busterram foditarmantur:pilos aüt habet nigrore fplendído infienes: qui ] 

catulis earum funtalbi, V efcítur ranís,etíam üenenatis,lumbricis,radícibus h 
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frügum & herbarum: ex earuni pellibus pileoli & cubicularia fiunt ftragus 


la. Sequitur mus fübierraneus; quem alij em uocant,Seruíus à Ciz 


ecrone nítedulàm putat nomínari, Dehoc Vereilíus 
: Ízcpe exiguus mus 

Sub terrís pofuitqg domos;atq; hortea fecit, 

Aut oculis capti fodere cubilía talpae, 

Inuentuscg cauis bufo,& qua plurima terrae 

Mlonftraferunt. — . AU 
Duplex àutem eft;minor fcilicet & maior, illenon multo maior exiftit doe 
meftíco müre minore: hícnon multo minor domeftico mure maiore: quin 
caudàm iit ílle lengam habet ac craffam. Corrodít,ímo exeft, planeg; intere 
dum confumit radices lupuli;paftínacae,rapi,& reliquorum leguminü. Va 
ftat meffestuerü ea peftís non femper ín terra latet, fed nónunquam cgredis 
tur,etfiràríus, ^ Contràranaueneriata,quani metallici noftri ex ignis colo 
re qui ínfidet eí;sve/eguooy,(uo tamen uocabulo nominát;iti faxís perpetuo 
quafi condítà & fepulta latet, Altius íntra terrà &ionitur, € reperitur modó 
ín uenis, üenulisfaxorü comiffuris,ci hae excauantur: modo in faxis íta foli 
dís,utnulla foramina,quae uíderí poffint, appareant, cii cuneis diuiduntur, 
Quofané modo & Snebergi & Maniiísfeldi fuit inuenta, Ea ex fubterrane 
is caucrnis elata in luce prímó turgetacinflaturmox de uita decedit:talis e 
tíam rana crebríus reperitur in Gaallijs Tolofz,in faxo àrenaceo rubro,cane 
didis maculis diftincto , ex quo mol fiunt:quocirca id genus faxa omnía, 
príufds molas ex eis faciant;perfringut:cp ni fecerint ranze ; ubí cit molae uer 
fantur,concaluerint,inflárí biet difrüptís molis frumenta ueneno inficee 
re. Spondylis autuermis intraterra reperiri folet, íta círea radíces couolu 
tus ut uertícilliquod Graci azóvd'vp uocát,fpecie pr fe ferattunde noma 
inuenit.Eilongítudo & craffitudo minimi díeiticaputrubrü, reliquü corz 
pusalbü;nifi quod fuperne fitaliquantü nigrum , ubí cibo,quem fumit,tur 
get:quz hortorü peftís,cüm nec careat pedibus, nam fex habet , nec ferpat, 
tamen Plinius fcribit, genus id ferpentís eftradices herbarü totas cofumiít, 
fruticü.cortícem,quo radíces cor obducuntur,tantum abrodit:quinetiam 
edít radices cucumeris afininí,chamzleontis nigri,centaurí,peucedaní, aríe 
ftolochíz, uitis fylueftrís;c aliud animal eas nó attínpat , Sed uermis qua» 
drupes ;quí ín IVlaío natus ín agris currit;item craffus & longus mínímum 
digítum;ut pulíces terrení,ín leguminibus ortí, fupra terrá uiuit, Ei corpus 
molle,nigror fplendidus , gracilis ifthmus: pofteríor corporís pars pectori 
adhzret:cüm in manus fumitur,eas píngui liquore ínficit,pellít urínam,fed 
unifangitínem.. Afcarides etía;qui funtuermes parui,non uníus & eiufz 
dem colotís:nam alij candidi,alij luteí;alij nigri; faepius aratro excítátur, Re 
pcriuntut autem plures íi unum aliquém locum congregati : hi uaftantfas 
ta:ctením ualidas fegetes radicibus fubfectisenecant, ^ Atlumbrícos, qui 
im íntra terrám gienuntur,& oculís carent,pluuíz elíciunt. Concinne igi 
tur Euclío Plautínus,folicitus de aula auro referta,íriquit ad Strophylum: 

Foras;foras luimbríce,qui fub terra erepfifti modo, 

Quí modo nufquam comparebas,nune quom compares,perís. 
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7" Quin coehlez in Balearíbus infulis,ut Plíníus fcribit , cauiatice appellas: 
twijnon prórepunt e cauís terrae , nec herba uiuunt, fed uuz niodo ínter fe 
cohaerent. Accedo nuncadalterianimantíü fübterranearü genus, quod íi: 
humidísterrz locís agit: etfi lumbrící etíà & alize quzdà íd eenus ànimana 
tesínterratantü oíenuntur humída, Pifces adt fofliles duorü generi ínuea: 
níüntur , fedíntraterrà nónihil teretesut aneuillas, ueru pelle carent tenací? 
fquamís etiam;ut € gobij: duram; necadrnodum iucundam guftui habet: 
éarnemimaíores crafli funt feré duos digítos:minores,digitum:illi lofiei-cir 
€íter palmos quatuor: hí tres.Soni eduntacutüi, Eos phàrmacopolz ín ui: 
trum ínclufos de trabe fufpendunt , ut fpectaculum homínibus prabeánts 
tongoq; tempore alunt pane & alíjs quibufdam. - Ex Ruminibus aüt quae 
éurruntínlocis paludínofis,egreffi per ríparum uenas longíus penetrantím 
tcrram : & interdum in proxímí oppídi cellas ufcp fübterraneas , in quibus: 
uínum uel ceruífia folet condi , Attamen Theophraftus fcribit cos reperiri? 
iuxta fluuíos,& in aquofis locís.Cüm enim terram inundauerit aqua, ex'alz 
ücís fluminum egredi ín eami:cim decreuerit,relinqui in exiccata.Itags pete 
Ícquentes humorem terram fübíre: deín humore exiccato in halitu perrnáa' 
nere:on alíter ac pííces inter czeteros falitos uiuunt, In latebris autem pros 
prerfenfüum ftuporem cos níhil fentire,fed effoffos fe mouere, INon diffi; 
mile aítaccidere in Ponto hís pifcibus quos glacíes complectitur, Eteninv 
non príus fentíunt & mouentur,quám ín patínam íniectí coquantur; "We 
züm nullos pifces,quí in fluuijs uerfari femper folii fuerunt;poft inundatio: 
ncs ín locis ficcís relictos fubíre terram uídemus;fed omries de uita deécede 
£c.Itagg cum fofliles pifces etíam ín locis, quos non ínundauit aqua, foleang: 
inuenírí,certum eft illos eà per uenas & uenulas penetrare; De qaa te ultra 
Albim Orterantí;quod oppidum eftad Polfeniciü fluuítim, dilisenterads 
Berti; Necin Germanía modo fofliles pífces reperiri folent, fed ctiam poft 
Pyrenzos montes, ut Polybíus ín quarto & irigefimo hiftoríarülibro tra» 
dit,ufcg ad INarbonem amnem planícíes eftper quam fluuij feruntur Ilibe2 
xis, SC R ofchínus;Hluentes propter urbes eíuidem nomínis,quze habitantue 
à Celtís.In hac igitur planicie funt pifces foffiles dí&ti,In ea enim eftterra tes 
nus multi nafcitur gramenifub quod altítudíne duorum uel trium cub£ 
torum perarenam aqua fluminum dilatata fluit. Et fi quando ínundaueríng 
cum aqua,pífces terram fubeuntes alímentí caufa,riam mirifice appetüt gra 
mínis radíces,planiciem efficiunt refertam pifcibus fubterraneís, quos inco 
Iz cffodiunt.Inueníuntur etíam foffiles pifces circa Heracleam, & ín multís 
Pontilocis,ut Theophraftus memoríz prodidit: in Paphlagonía,ut Eudo 
xus, Quin,(i Senece credímus , fub terra funt ftagnaobfeffa tenebris &o 
cís amplís, Anímalía quogp íllis ínnafcuntur,fed tarda & informía, ut ín aes 
re caeco, pínguítg concepta , € ín aquís totpentibus facta, Et, ut idem fcri 
bit,in Caría círca Idímum urbem,cüm exiliffet unda, períere quicungy illos 
ederant pífces,quos ignoto ante eum díem coelo nouus amnis oftendit. 
Poftremo ín fubterranearü animantium,feu,quod placet theologis fube 
ftaritíarum numero haberi poíTunt daemones, qui in quibufdam uerfantur 
fodinis, Eorum autem duplex eft genus,Sunt enim truculenti & terribiles 
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f afpectuqui plerung; metallicis infeftiatqg inimici funt. Talís fuit Anneber 
NI cíus ille,qui operaríos duodecim amplius flatuínterfecít ín pecu, qui coro: . 
| narofacea appellatur.Flati ueró-emíttebat ex ríctu Equi ením fpecie habe 
ELO tís procerü colli & truces oculos dicitur uifus.Eiufmodí etiam fuit Sneber. 

gius.nigro cucullo ueftítus,quí ín fodína Gicorgíana operaríum € folo fubz. 
Pa latüín fuperíoreloco maxímze illius concauitatis quond feracís argetí col 
tul. locauít,non fine corporís attrítu. Certe Pfellus, cüm fex genera damonüm:. 
MU. definiat numero , hoc cterís peius effe dicit: quód ipfi amictui fit craffior. 
matería, Quidam phílofophihos & fimiles daemones,qui nocentes funt, 
natura improbí,nomínant brutos,& rationís expertes. 

-. Suntdeínde mítes,quos Giermanorualij,ut etíam Graci, uocant Cobae 
los,quód hominum funt ímítatores.Nam quafi letícía geftientes rident:&. 
multa uidentur facere, quit prorfus nihil faciant, Alij nomínant uirunculos 
montanos.fignificantes ftaturá,qua plerung funt:nempe nani tres dodran 
teslongi; Videnturaut efTe fenectones & ueltítií more metallicoru,id eft,uít 
tàto índufio , & corío círci lumbos dependentes índuti , Hi damnum dare 
non folent metallicis,fcd vagantur ín puteis & cuniculis: & qe níhilagàt, 
iv-omnilaborum genere uídenturfe exercere: quafi modo fodíantuenas, 
niodo ín uafa ínfundant id quod effoffüm eft: modo uerfent machínam tra 
doríani, Quanquam uero iriterdü elareís laceffunt operarios, raríffime tas, 
men eoslzdunt., INecledunt unquam, nífi príus ipfi cachinno fuerínt, aut 
maledicto laceffití.Itacg nóadmodum diffimiles funt damoníbiüs, tum his: 
ETU quíiraro hominibusapparent, quum quotídie partem laborís domi perfici 
IN n ant,& curent iumenta:quibus quod noftri caufa benigne facíant, generíqs 
bominum fint;aut faltem effe uidentur amíci, nomen impofuerunt Germaz 
ní,Gutelos ením appellant: tum Trullís uocatís : quos fexu tam mulíetis Qs 
uiri ementíto;ciim apudalías natíones,tum maxime apud Suionas in famu 
d latu fuiffe fuerunt, Sed daemones montani potíffimum laborant ín hís fpes 

ti cubus;? quíbus metalla effodiuntur íam,uel ea effodi poffe fpes eft. C) uocir | 
1 cametallicinon deterrentur à laboríbus;fed omen índe capientes alacríori 
/ [1 animo funt,& uchementíuslaborant, 
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-70N-.OMMINA. LATINA GRAECA- 
(QVE GERMANICE REDDITA, ET EX 
ordínequo quodq; prímo occurrít, collocata; R ez 
liqua fubíuncta füntlibrís , De natura foffiz 
lium infcriptísquorum pauca quz 
dam repetere nunchabui 
neceffe, 
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LIBRO PRIMO, Venula,uel fibra, Flufft 93 gefcbicEe 
" Foffor Bauer/ober bergbauer Commiíffurz: faxorum £3áe abfeises 
Praefectus metallori, berdamptmam — 9cogefteins ; 
Praefectus ratíonib, G«bidtmeifter Vena profunda, cin. gang fo ín oic tenf 
Venam, qua parte abundat metallo, fevbdt i 
luto oblínire, 9s cri vo:ftteicben | V ena dilatata, ein fewebenber gend: 
* Venam terrísfaxis;aflere,palo tege  9berflesc 
re, báecrp oo:fasen Vena cumulata, cin gefcbute os ftoct 
Precfes fodínze ucl cunículi, €teíger. Prímo difci figura fe nobis oftendít, 
oocr bütinan. erftlicb Leffc fic oae aude feben 
Magifter metallicorum berdmeifte — "nteruenium, einalberges EIS 
luratí duumüírí Swenegefdwozne Vena profundalata, cinmecptig gád 
icein gcbirge befabren. fein oic cuff vba ; ; 
. Deferere fodínam, 2tufflaffen Vena profunda arigufta, cin. fdmal 
" Collectam exioereà domínís, *Don. genglin fo in oic tcuffe vbt , 
Sen gewercon supue fo:oern. ena dílatataalta, ein oicÉer o8 med) 
Symbola domínis índícere, Supue — tiger fcbwebenber dang ober flee ; 
anlegen. Vena dilatata humílis, cínbünncr o 
"Symbola dare Supus geben febmaler Jcbwebéocr gang ober flee 
luratus partíumuenditor Érensgle — Venaex ottente pertines ín occiden 
bidior SER C JE tem, etn gang oct vorn, aene i7; niosgen 
.Foffas ducere Ee d dies ies ex in pertinesin oríen 
E pene "Ha lem, cin dang 9cr vorit abéb (£n moz 
Cunículus, tels Vins du ertínens ín fe ^ 
Cunículum agere, Stolntreibeis ffoHes. e d * 30d pn Nu 5 
Venascorío nudare, &5ége entbloffen. PL. vi acbt ftrcido S 
Vgucon Darm viuis " Vena ex feptentríonibus pertinens 
i E iubeo cd sigh tet edibe noe merídiem, ein gang von mit 
SNR nb ternacbt in mittag ftreicbt 
Puteus, Cad Inftrumentum metallicum fienificás 
PIBRO'YERITO, mundi partes, Ser berácempaf 
Vena; Gang Ventus, wíno | 


; Subfos 
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Subfolanus, Ser winbber ven off wc 
bet ober gcbet : 

Orníthíz, fo von oft oftfube 

Caetías, fo von oftfuben 

Eurus, fe von mitt oft (uoen 

Vulturnus, fe von fubenoft 

Buronotus, fo von fübcn (ubeno(t 

After, fo von fuben 

Altanus, fe ven fuben fubenwe(t 

Líbonotus, fo ven fuoenweft 

Afrícus, fo von mittel (ubenveft 

Subuefperus, fo von weftfuoen 

Argeftes, fo von veftweftfuben 

Fauonius, fo von veeft 

Etefiz, fo von weftweftnozt 

Ciírcíus, fo von weftnost 

Caurus, fo vor mitte weftnost 

Corus, fo von no:itweft 

"Thrafcías, fe vonno:tno:tweft 

Septentrio, fo von no:t 

Gallícus, f$ *on noit nozto[t 

Supernas, fe venimestoft 

Aquilo, fe'vemmittd nozteft 

Boreas, fe ven eftnost 

Carbas, fo vor oft offrio:t 

Vena profunda defcendens recta in 
profundum terrae, cii gang oer fe 
get geticbt in oie tenffe obele 

V'cna profunda defcendes obliqua; 

' en gáng ber (lado ii oie ceuffe vbct/ 
obct ein [lacber dang 

Vena profunda deícendens tortà, 
cin gang ocr fic (Eottst 

Wenadilatátarecta, eim fdywebenoct 
gang o8 fle& fo ficb feiger gericbt vga 
b:citet 

Vena dilatàtà obliqua, ein fdywebeii 
oct gang eer flets fo fid) flach auge 
bietet 

Vena dilatata curuata, éin fd)webenz 
ecr gang ober flese fo (ib ffeigéo vin 
vballeno vpbzeitet 

Deuexü uel declíue montis, 946 dc2 
bengeoce gebirgce 

Planícíes montis, oiefledbecine gage 


Vena principalis, 6er baubtdand 

Venatranfuerfa, creííagang ooct - 
querdand 

V ena príncipale oblique díffindes, 
cin gang ex o:tfcbicEo über Fompt/ 
o8 oct fich iiber beri baubtgang oztet 

Vena principalem oblique diffindes 
rapta, ein gang ocn ox baubtgang 

- mitficb fdbleppet 

Vera príncipalem oblique diffindes 
inpríorem partem translata, eim 

. dengoébcr baubtgang sis ruct ffoft 

WVenarum coníunctío, wafi cin dang 

. Sümenbetnvbdt — 

Vena duríffimo faxo finditurin par 
tes, ein vbeft geftem saftoftoé gand 

V'enam fibrz ín molli faxo difijciut, 
Eluffte vno flesescr(cbmettern vnoer 

— *valen oen gang im feoneitige geftem 

V'enz caput, oae vfgebnoce gangcé 

WV'enzfundaimentu, o«oliedenoe oco 
dandcé 

Vena tectum, *asboandenoc 

Saxipars pendens, $ae bangenot 

Saxi pars iacens, $46 líegenoc 

Vena caput profert ín lucem uerfus 
orientem, ocr gang bat fin vfigebns 
im moigon. 

Vena caudami tendit ín occidentem; 
oct gang vbeltin oic cen(fe gegé oon 

. ebeanoc 

Venàfolida, ein vollider dang 

Veenà cauernofa, ein ozufiger dand 

Cauernulz uenarü & fibraru o:ufen 

V'énàuacuafoffilibus & aquís pers 
üía, cin dang oer waffer &regt 

Fibra tranfuerfa, ein ÉrcíS oocr quero 
2m 

Fibra oblíqueuenam diffindens, eis 
Elufft oie oztfebicEs über oen gang 
toimpt 

Fibrafocía, ein Elufft bic fic sim gan 
dcostct 

Fibra dilatata, ein dants fdbmal flet 

Fibraíncumbens, ein bangfluffc 

] Fibra 
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Fibrafubdialis, quze eadem. eintad 
Eluffc ober tag gebenge 

Fibrafolida, ein vollige Flufft 

Fibra cauernofa, ein osufigc Elufft 

Fibrafoffilibus uacua ; & aquis perz 
uía, cin Elufft oie wafer tregt 

Saxainuería, ein wiberposftig geftciti 
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Caput fodinarum, funbg:üibe 

Fodina, g:fibe ober sccbe 

Areafodínarum, maffe 

Axca capitis fodinarum, funog:übe 

Pes metallícus, svergfcbtido 

Vncía, 5ol 

Paus metallícus, lacbter 

Demenfum, leben. 

Demenfum duplicatum, wber 

Subcifiuum, überfcbar 

Quod fi demenfum duplicatu fuerit, 
voafi ficb v(f ein gants vober erftrectt 

Caputfodinarum aduerfum, eine dé 
geanozumbe funog:tibe 

Area capítís adueríi fodinarum, éíri 
funog:tibeoce degenosumbe 

Area fodínarum aduerfa, eimamaffe 
6co gegenozumbe 

Aduerfa uenz pars, eim gedenosumb 

Quadratum, oticvierung 

Demcetiri, voice 

Mlachinatractoría, bafed 

Sucula, tonbaunt 

Saxo terminale, lecbftein. 

Stipites ad faxa termínalía affixi, pfel 
fo man on oic lecbftein fcblebet 

Signo ín faxum incifo pangere terz 
minos, ein ftuffefeblaben 

Decuma, cr scbenoc 

Cuniculus, f£eln 

Canales cunículi, svafferfeige 

Cunículus habens íus poffeffionis; 
ebffoln. 

Cuniculus non habensius pofleffioz 
nis, treugjtelu 

Foísá patente ducere,cin rofcb 6serben. 


Batillum, fcauffcl 

Siccare, trcugen 

Auram fuppeditare, wetter bzengen. 

INona; $aenicunbe 

Fodinarum fructus, aufipeite 

Partes fodínz uel cunículi, teil; ober 
Fücfue 

Fodinz ucl cunículi femis, ein falbe 
$ed oocr ffoli (feoicbc 

Quadrans fodinze uel cunículi, cín 


Sefcüciafodínz uelcuniculi, eimfal 


. befcbicbt 

Fodinz ucl cuniculi ficilicus & dimi» 
dia fextula ac fcrípulum, cin swetz 
exerffigft cel 

Fodinz uel cuniculi fextula & fimpli 
um, ein balbea swaoseffigftal 

Proprietaríus, d:tnoberze 

Propríétarij partes, erbEuctus 

Accepti expenficg rationem reddere; 
recbtiung tbi : 

Foramína quz fuppeditant fpiritum; 
winolódyer 

Spiritum fuppeditare, xvetter bzengen 

iVlachiriz fpirítales, winofengz : 

Puteifpirítáles; winbfcbecbte 

Foramína fpírítalía; wínolócper 

Vicarius domíni, vozlegcr 

Profcriptí, oertalíné rctarbat defanst 
wutocn 

Eximere partes de profcríiptori nu 
mero, Otctelvfbenretaroat name 

Scríbafodínarum, bergfdpreber —— 

Scriba partíum, gegenfdoseiber 

Decumanus, sebenocr 

Diftributor, eufteler 

Purgatorargentí, filberbzenner 

Scriba magiftri metallícorum, oes 
bergmeif£ere fdbzeiber 

Mlonetaríorü magifter, müntsmofter 

Mlonetaríus, niüintscr 

Intermiffionem operarum cócedere, 
ftif£ geben. 

Iudex metallicus, berqrícbter 

Locare aliquot paffus uenze fodiena 
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dz, vo:bingen. 

Opera, fcbicbt 

Opera extraordínaría, lebígefcbicbt 

Ingeftores, oicberg anfblaben. 

V'ectiartj, befpeler 

Vectores, 9secker/oievffoen sect» 
erg atbeitengmit punoen laufen o2 
oerfarnen —— 

Difcretores, er&pucber 

Lotores, svefcber/vno feiffnec 

Excoctores, (c:bmcedter 

LIBRO QYVINTO; 

Venamaperíre, eim gang entbloffen. 

Capfa putealís, Faw 

Capfía quam habitat precfes fodínze, 
"5ecaus 

Agere cuniculum, eín ftoln treiben. 

Aflérculi uel palí ín quibus fedét fof 
fores quí cunículum agüt, fispfele 

Puteusrectus, cin fc:bacbt occ. gericbe 
gefüncEen. 

Puteüs obliquus, ein flader fcpacbt 

Foflàlatens uel occulta, eiplend ober 
fdlo:t ober querfcblag 

Os cunículi, oce ftolne munblocb 

Maatería metallica reperíturín cana 
libus,uel cohzrens,& contínuata, 
gangbefftid/ nel diífperfa & per eos 
fufa, niríg: uel uentrís figura extuz 
berás, baucbigl / fo 9 gang ein baud) 
virfft : uel ín uenís & fibrís à uena 
principali ortís,quafi in ramís fpar 
fa, effig 

Terra férrugínea, eifenfdbué 

Res foffilis ípumz argenti fimilis, 
mifpiicEcl in switter gruben. 

Vena putrís, einfd)nctiger dang. 

Vena dura, ein vbefter gang 

V'enà in fodínís igni frangere, fetsen. 

Cruftz, fele 

Cauii oer vfgebawen fosatit o3 fetozt 

Ligna quib.funt tenuiffimze bracteae 
flabellorum quorundam inftar crí 
Ípatz, bérte 

Fiflurasadigere, ein ít pawen 


Venam tecti uel fundamenti faxís ab 
rumpere, eínewano wer(fen.. 

Remanere quafi turbínes quofdam, 
fece bleiben. : 

Venz duríífimz nodus, cín gueuf 
eber mifpicEcl ! i 

Aeríe funditin caua terre, & rurfus 
euolat, 9s wetter seibbct v6 vnb cin 
fonmet seit sum bécbften cin/sim ni 
oerfté báraus / winter seit wioerumb 
sim nierfEe cin/stim bódbfté berauf 

Puteus quilacunz loco eft, | weffcrz 

Lacuna, cín finnpff (fcbacbt 

Rectus puteus, einricbt(dact 

Puteéíftructurà. — — 

Tigna per interualla collocata, trag« 

Tígilla, tonbelger/eSoGbe  (ffépffdl 
bolser wienane yeto nennct 

Afferes quíad tígilla propefundamé 
tum affliguntur, 6ennen 

Scale, fetten. 

Afferes,& qui utrincp puteit à uena; 
& quireliquá eius partem ab ea,ín 
qua funt fcalze, díftinguüt feité oon. 

Cótignatióes quadrágule,tecber (né 

Cótignationes fic factz , ut capíta tí 

norü ín formis alioru tígnorum 
includantur, gefcbleffenetocber, 

Contignationes fic facte, uttignorü 
capita excifa fint, tedper fe incinane 

oer geobellct 

Afferes difTectze arboris extími, fdow 

Tígnalongiflima, Yoanoruté (artem 

"Tíeillatranfuerfaria, einftrid) vfi cla 

Alleres ad latus fcalaru tígnís (boltsee 
impofitz, tbubuneoocr abtrit 

'Tioilla rudía cotínuata tígnís paulo 

upra ínfimam putei partem fuper 
pofita, fufbune 
Cuníiculi ftructura 

Tigilla ftatuta, tbo:lein bolisce 

"Tioilla teretía, Éappen 

Tioillainferíora, (tege 

Oftiolum, tbozlem. 

Tigna duo coniuncta, $áo $dfenet 

orum 


Eorum cauum, $66 gleis 
Foffz latentis ftructura, ] 
Foffam latentem fubftruere, ein Eafté 
Tignarobufta, tragftempffd (fcblabé 
Tignateretía, Faffenftangen 
Foffores quií colla gerunt íntorta, 
Eruimpbdfe 
Saxauenz zrís dilatatze, qebírqeoce 
fdywebenoé gangs o9 flesco am Darts 
Coríum terrz, oíeerb ooct leim. 
Saxum rubrum, rot gebirge 
Alterüm ítem rubrum, roterlle 
Argilla cínerea, tboneobcet than 
"T'ertíum faxum, gerbulle 
Cineris uena, efcbe 
Quartum faxum, gníeff 
Quintum, (dwebleri 
Sextum, eberzaucbftein. 
Septimum, secbftein. 
Odtauum, vnoerzauco(teit 
INonum, blitter(feiri 
Decimum, oberfcbuelen. 
Vndecimum, mittelítein 
Duodecimum, vnberfeuele 
Decímumtertíum, $acb 
Decimumquartum, noiwed 
Decimum quíntum lotwerg 
Decimum fextum, Éamine 
Lapiszerofus fiffilis, fcifer 
Fulturze natíuze uel forníces, bervlé 
Res effoffas alueis fubtrahere & | (ffe 
retro fundere, oéberg sti vucl ftürne 
Menfor, natfceier ober fdoincr 
Eius ínftrumenta, fcn seug 
Funiculus canabínus, oiefcnuve 
Funiculus ex phyliris tílíze fa&tus, 6s 
Hemicyclíum, oonlegébzetlen. (poft 
Pertíca, ftab 
"Tripus, (tul : 
Inftrumentü cui index eft, corpas 
Orbis, fcbeube 
Cochlea, fcbsaube 
Ferrum perforatum, «s eifeii 
Libraftatiua, aufffat 
Ligula eíus, fcinsunglein 
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Libra penfilis, wage 
Inftrumentum cuííndex,quo Alpíni 
menfores utütur, oct (coiner coiipag 
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Ferramenta, oerbaner send 
Ferramentum prímum, bergeifer 
fecundum, rutscifeii 
tertíum, fumpffeifen 
... quartum, finmel 
Mlanubríum, ftil 
Cunéus, Él 
Lamina, plót 
Bractea, fcoer 
IVlalleoru mínorir minímus,rítsfcufécl 
medíus, banbfenftdl 
. maximus, paufd;d siseincr bano 
IMalleorum maiorum paruus, peufdy 
disi berbén benbo. 
maenus, dtofifeuftcl 
Bacilli Edi foflorü teres, oas cifers 
oanit nan cinen ourcbfcblag madot 
Bacillu ferreum fofforum latum, $a6 
. bsecbeifens 
Contus fofforum, oicbzedp(fangé 
Ligo, Éclbaw 
Rutrum, Ératsé 
Batillum, fcbauffdl 
Vaforum,ín quibus res foffiles extra 
huntur; iniínus, Éobel 
nu maius, toic 
Corbis, Éo:b 
Saccus, liberner fac 
Cifium, laufffatn 
Cifium alterum, laufffarn fo oic fciffe 
nec bzaucpen j 
Capfa patens, buno 
Eius magnus clauus ferreus obtufus, 
deitnagel fo im gleie gcbet 
Canalís, wafferfeige 
Alueus mínor, erstrog 
Alueus maior, bergtrog 
A quaría uafa, oie gcvbes baríficn mari 
wafer seibet 
Sítula; pfutsaimer vnb wofferanne 
à  Modw 
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Mlodulus, svaffersober 
Bulga per fe hauriés aquas, víngebul» 
Bulegz ín quáaquz batílloagíta (de 
tze ínfunduntur, ftreid) bulge 
In bulgz partem ruptam bacillíterez 
tís & ftríati partícula immittere, &c. 
cin Eerbbolis ober fcbsaubc cinbinben. 
Infundibulum, ftre ; 
IVlachinz tractoríz, ge:euge fo berg 
vno waffer beben. 
Maachínz fpírítales, geseuge fo vvctter 
biengen ; 
Mlachínz fcanforíz, farten. 
IVlachina príma, qua etíaaquee extra 
huntur,befpe,hancalíqui gírgíllum 
uocabulo Latínís non ufitato nomí 
nant 
Tignain fronte & tergo putei colloz 
cata, pfülbeume 
Palos in tigna ímmiíttere, vozpfenoen. 
Sucula, renbaumt 
Stipites uel afferes craffi, bofpel(turtse 
Lamína ferrea craffa, pfaeetfen 
Vectis, bafpdboin 
Funís ductarius, fcil 
Vncus ferreus, feilbacke 
Collis affurges círca machinze cafam 
Mlachínaaltera qua etíáres (aloe 
foffilesextrahütur, fdowégrao ober 
rabbafpel (ftangen 
Bacilla ferrea ín fucula inclufa, fcbwég 
V'ectís in metallis ufitatus,bafpclbosn. 
WVectesrecti, bafpelinoen ; 
Mlodíolus rotz, nabe ^ 
Radíus, fpeicbe 
Curuatura, fce 
'Tertía machína, 9íetonte fdcibe 
Samite man bergseibet [ 
Orbis, fcebe 
Axis ftatutus, fpille 
Axisítratus, welle 
"Tympanum dentatum, Famprabe 
"Tympanum quod ex fufis conftat, 
furgelege ober getricbe 
"Tabella, leite 
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Machína quarta qua etíam res: 
foffiles extrahuntur, gepdl 

Tígna erecta, feulen 

Tigna humi ftrata, fcbiie 

Tigna oblique defcendentía, panbe 

Arearotunda, vimblaufim gepcl 

Crater Feffel/'oaf er ift oben weit vnben 
enge te ein Éeffel 

Contíeua tigilla per que penetrant 
pali, o«e gestmmerte febsot 

Tignum in ímo crateris ftratum, oce 
ficd oc onber oae gcsümmer oce Ez 
fele quervber gelegt 

Catillus ferreus ex acie temperatus, 
as aferme geftelte pfenleins 

Axís, fpille 

Codax, sapft 

Circulus &rreus, ciferner víng 

Tigna oblique afcendentia, ffeiffen 
earauf orc arme ruben. 

Tigna tranfuerfaría duplícata, atme 
jo oie quecober geben vfi in cinanter 
gefebloffen fein. 

Tympanum, Eo:b 

Rotz, Éorbfdyaben 

Fui, Éosbboltser bartimb ote depelfele 
fcis angetricbe/ os man ote (cbeibé vir 
boltscr sufamme emen Éosb nennet 

Ductarij funes, gepelfale 

"Trabes, ftegebarauf oic gepelfei gebers 

Axiculus ligneus teres, wengftempct 
oarauffoic fale geben oae fic fid) nit 
beftoffen ober abniffen 

Orbículi, (cbibé baruf ote feileaucb gen 

Tignü curtü, fc:emdarauf à traber 

(isto baron man orc pfecoe fpannct 

Auríga, treiber 

Statera, wade 

Harpago, ffuttswage obcr fabacEe 

Machina quinta;oic rof£unft mit 
oer pzembf]cbeibe 

Tympanum propetympanir quod 
ex fufis conftat, p:embffcbeibe 

"Tympani dd ex orbibus coftat Éo:b 

Harpago, p:embfjcud 

Tignum 


METALLICA 
Tignum mobile, fcbucl seug 
Tignum breue, fdancdl 
"Tabulatiim, bune 
Alter harpago, fabacEe 
V'enasautem &c, $ae furfubren 
vnb berdfoberi 
Traha cui impofita eft capfa, fdlite 
Traha carens capía, fcbleffe 
Bacillum, Énebel 
Bacci é fetofis pellibus fuillis cofecti; 
poiftige fenfecke 
Homo funem ín brachii uel pectus 
inuoluens, oct facEsicber 
Lorigz capíz paterites, rollen 
Tabelle tranfuerfze; leiften 
Cifia bírotaà tergo tralientía arborü 
truncos, feblefEerne 
Capfz, trunei 
Pradfes officine, mulineiffer 
Capfz ín quas uenze diftribuédae ínz 
ijcíuntur, teer 
Mlachína qua res graues demitz 
tunturinpüteum, bzuftwinbé 
V cctesrecti, vinteftangen. 
"Trochlea, Elobe 
Vires, bulge/aucb lioerne fecÉ 
Pilz, tafeer 
Sítule, annon 
Orbiculi, pempensodqe 
Vlachinz fitulis aquas exantlan 
tes,vaffectunfiein fo mit Éafien Deben 
Príma, otc wafferlunft fo cin bef2 
peer sciet 
Loculamentum, 94s eiferrié gévictté 
beufelin. 
Axiculiferrei, éifezne vocldpiis 
Catillus, pfenlein. 
Receptaculum, $a6 boltserne geru(té 
Vncusferreus, cr eiferne fperbacte 
Orbiculus ferreus, $as éifetne reblein 
"'ympanum füperíus;oié obere (cbeibe 
Fibulz ferreo ter curata, Fropé auf 
ict osten vosbzocben. 
Libramentum fiue tympanü inferius 
oer yviberwag oocr vinbere fdeibe 


PER ODOMEVSSS 
Secunda, ts *Ditrunij vaffetunft 


nitoen mangelraoe 
Tertíajoie woffer Funfémitoc woaffcrra 
Siphones; poriiperi (oe 
Primus fipho 


Lacuna, fumpff 
Fiftula, rosé 
Fibulaferrea, Élammer 
Truncus, pempenftocte 
Lignumiteres, sapfe 
Forícula, 9es ventils thoslein 
Foramen trunci, báegepoz 
Siphunculus, re:leín sveldpe bíe roié 
bat fo fie fostitobon ntt euggefconite 
Operarius, pemper 
Pilum, pempenftange 
Calceus, pertpenfebud) 
Sipho fecundus 
Stípes chelas habens perforatas; éíri 
Sesvoifeltftambols j 
Axículus ferreus, fdwengdnabel 
Vectís, banolabe 
T'ertíus fipho nulla habet propiría 
. üocabula germanica 
Quartus fipho,sieporpen affer tag 
Truncus, ftccÉ ; 
Axiculus, welcbin o3 eiferne in (ixumét 
Pila ferrea, eiferneftenglein 
Fibula, anwurffe 
Parüí cunei lati; fcoern 
Quintus fipho, bafpelpenpe 
Dens pilí, fcberiel. 
Dentes fuculz, bebblatttoes tonbatis 
Foraminafiftularibsgepo:e — (mes 
Bextus fipho; rabpoimpe9 bafpdporria 
Corbís, Éo:b (part gleid» 
Septimus fipho, bíeneue MÉveifribi 
(foififcbe rabpompe 
Sitres fiphonesfuerínt; foie penis 
penverce fein. 
Lacufculus, Foffe 
Pila, déftengé 
Rota, waffctzao j 
Píinnz, eic fcbanffdii és rabés 
Axisrote; tvellc i E 
Vi: Fi 


licec Rc SEM. 


hl 


INDEX IN 


Ferrum ín alterum axís caput infixr, 
oae nenncteman feolecot oae eifen. 
Pilumlatum, «s bzeite geftenge 
Chelz, fecere. 
Cochlez, fdauben 
Axiculus, welcjin 
Pilum teres, a6 tontegeffenge . 
Laminís ferrata, mit eifenen bledoar 
befcblagen 
Foricula, oce ventile tboslein. 
Aperturam habet, if offen. 
Octauus fipho, otícandeneucrabe 
INonusfipho, Oicoutte (perpe 
neulibiterabponpe 
Machinz quz ut fiphones fiftu 
líshauriuntaquas, seuge 
Machina príma, beinise 98 eimsug 
Cauerna, rabftube 
Rota, bentsenrao 
"'T'ym panum, (cbeibe 
Fibulze ferrez, Éropen 
Catena ductaría, beintsenfeil 
Fiftule, ro:berg 
Tiígna excauata, 9 Faftoce beintse file 
Libramentum, velle ober voibervad 
Pilz, taffcben 
Altera machina, oer swifacbebeintse 
Canales occludere, vosfcbutsen. 
Canalesrecludere, aufsiben. 
"Tertia machina, rabfan o9 roffunft 
Axisftatutus, fpille 
Rota dentata, Éampsabe 
Dentes, Éimen 
Axisftratus, welle 
T'ympanu Qd ex fufis cóftat, getrícbe 
"Tympanu cui infixz funt fibulz ferz 
rez, oic fdyebebarcin oicEropen ge 
feblagen 
Quarta machína, tafdyenbafpedl 
Sucula, tenbaum 
Tympanum, fcbeibe 
Quínta machína, fanósug fo swo wel 
len bat 
Sexta machína, tafdjentab — 
Rota qua à calcátibus uerfatur, vimb 


LIB. DE RE. 


lauf ao wvicin cíner mangel 
Mlachínaomníü quz aquas trae 
huntmaxíma, Éerzab ober Éunft 
Caftellum, waffertafte 
Fores quibus uectes funt, (frubd 
Antz excauatz, $46 aufidefdoweiffte 
, beioerfeite oer (érubel oatinnc 8 beng. 
fitser aufsibet vno wiber Left voz 
vballes 
Canales fub oftíjs, lottenbaríntar os 
vaffcr aufoae Éerzao flenft 
Rotz theca fiueloculametü,rab(tübe 
Rora duplices habens pínnas, 95t40 
fo swifacb gefcbauffdle 
Orbes, fc:beiben 
'Tympanum quod ex quatuor orbís 
bus & pluribus tígnis conftat Éo:b 
Catena ductaría, cifcrn fei 


. Tympanumalterum, pzembfcbabe 


Harpágo pergrandis, p:embs 
Tabulatum alíquantu decline fturtse 
Palus, ftempfel 
Catenaferrea, Éctte 
Alterharpago, fabate 
Rector machínz, bengfitsee 
Loculamentü péfile, bangéo beufleins 
Socíus eius harpagonem pergrande 
adalteritympanuadmoues, pice 
Quibuleas effundunt, fturtser 
Puteus, "Eunftfcacbt 
Bulgarum gubernator, fftcícber 
Lacuna, ftreicbfurpf oatinne (id) 66 
waffer famlet i 
Foffàlatens iuxtalacunam, $a6«ufiz 
debzecbene ostlein 
Maachínz fpiritales, seugefo voettee 
in ote zubé bzengé/oO béfce beraue sice 
rímum genus, winbfenge (ben 
Primafpecies, wínbfang mit bzeten 
vberecte creut$vocte 
Puteus, winofdyadt 
Operculum ín orbís fiouram formae. 
tum, tenotebedic 
Secunda, swecrle lotten winbfenge 
Canalís longus, letten 
Tertia 


MEÉTALLICA 
"Tertia, bet winbfang im vbaffe 
Os fpirítale, 9 fpuno fe ben win febet 
Aa, flegc 
Secundum genus, fecber 
Príma fpecíes, ber focber in $ fdbeibeoz 
Ser renbé gebenfe 9€ eit befpeler sciet 
Secunda & tertía, oer fecber in. einem. 
Sevterten gebeufe an ber crben vfi ent 
bozmitflugcln wicein müle 
Al, flügdl 
Quarta; berfocperiín einer fdbeibe oen. 
eir voa[ferzab-vmbtteibet 
Prímum genus flabellorum, flügd 
von oinnen ono (Fardien bzctten 
Secundu, flíigd von Euren bzctftucfe 
"Fertíum, fliügd vonEursen b:etftuct 
en oatan genfeflugel gemacbt 
Tertium genus, wetterblafbelge 
Príma fpecies, oct wetter balg/$ bófc 
vttcr auf oom fcbacbte ourd) letten. 
scibet/e3 dicc baburcb bincin bzinget 
Secunda; oet svetter belg fo outd) to 
ten on emen f£oln wetter bzenget 
"Tertía, 9ic wctterbelge fo man tuit 
Quarta, oic wetter belde mitbertonbe 
ftbeben fo cii pfero tnit 
Quinta, oie wetter belge ba ein pfero 
voie in emet vomáüle bie ftebenbe wed 
levimbtreibet 
Ratío euentillandi linteorum ía 
catu, otesveife mit lead) sufecbern. 
Mlachínze fcanforíze 
Scala, farten 
Infidere ín bacillo, aufoem Énebel eítiz 
fabren 
Infidereín corío, cinrofcben 
Defcendere gradíbus ín faxo íncifis, 
eufgebauenen ftuffen cinfbaren. 
Aerímmobílís, béfevetter 
Virus fiue fumus uirofus, fdywaben 
Ex lacunis euolat;3 fcpwaben ftcbt auf 
Peftilens aura, vozgiftclufft 
Grraues halitus, oumpfig bófewettet/ 
€ó fer oer Dampf Fal oc warm 
LiB RO. SEPTIMO, 


PRIHMIYN s. 

Venas experiri uel explorareptobiré 

Artífex experíendae uenz uel metals 

Libra, piobir wage (li, pzobirer 

Loculamentum, gcbcufebarinnan oie 
vage ftcbet 

Fornacula, piobir ofen. 

Fornacula laterícia, demaurter pros 
bit ofen. 

ferrea, eifeener pzobir ofen 
.Betilis, tennerpzobir ofa 

Laminaferrea, eifetn blecb 

Osfornaculz, thunolod / muhobol/ 
tbo:lein. 

Lamiínz ferrez pars quz extat fora 
nacula, eufleoung 

Círculus ferreus ín quem flatus follis 
duplícati penetrat, 6erríng barina 
nen man vozoemn balg anfeto 

Follis duplícatus, swifacber balg 

Foramen fpírítale, winofang 

INarís, liefje — 

"lTegula, muffdl 

Catillus fictilis, fcbirbe 

Carillus tríagularís, ozetecticbt (cbivbé 

Carillus cínereus, capelle 

Accretíonesarborü ariuee;tbavwadof 

Mortaríolum, capellenfutter 

Piftillum, ftoffcl 

Additamenta, sufetse 

Aerísfcobs elímata, Éupferfelicy 

Feriifcobs elímata, effenfelico 

Ochra ex plumbo facta, pleigedl 

Miníum fecundarium, tmnenning 

Plumbum ígnís uíín cinerem refofu 
rim, pleiafcbe - 

Cannaferrea, eifeen vosleim 

Forceps ferreus, sange oatinne man 
Fogdln geuft 

Vncusfetreus, eifern edtlein 

Tábella, tefdleín 

Aurum experirí argento uiuo, ana 
quicten 

Zislíquefactum fundere ín canalicue 
lum ferreum, seengiffen 


Zs, uel plumbum, uel argentum , íri 


V 4 globus 


INDEX IN 
globulos diffoluere, Fuppfer ober 
plet/oocr filber Éosners 

Plubüín globulos reductiz, gco:nt 
Aurüuclargentücotículaexs — (ple 
plorare, gelo oocr fiber ftreichen. 

Acus, ftreic)nabeln 


Acus ex auro & argento factae, deli 


nabcdn auf veto befcbictt 
Acus ex auro & erefactze, dolonae 
ocn auftot befcbicft 
Acus cx auro & argéto & aere factze, 
' gelo naocin auf voeto vfi rot befcbictt 
Acus ex argéto & cere factze,filbernaz 
Libra,pfuno/nicbtelleiné wage (ocn 
Prímalibra mínor, 5 sveglcin oartficn. 
man oao cr vno oon. sufats einwiget 
Secudajbarinnen manae plei suwiget 
"T'ertía, bainnax manos Éoin eufsibct 


LIBRO OCTAVO, 


IVlateriam metallícá dífcernere à tetz 
rís &c. erisfibeioen. : 

Metallum rude uel uenam praeftante 
àterrís & faxis fecernerce,ertsElaubé 

Metallum malleo percuffum dílataz 
re, ert3ques [eben 

Mlalleus quadrangulus &:raffus, 
queifcber 

Metallum cuneo fecare iri partes, 04$ 
ert nmitmefida sufczeten 

Metallum ferramento forficís fimili 
concídere, 646 ett mit einer fcoeren. 
su[cbnciben 

Ferramentum forficis fimile, fcbere 

V'enarum tundendarum modi, ic. 
voaifen.erg sipucben 

Primus, 6$ erispucoen fo gane 

Abacus, pucbband 

IVialieus alter, picbammet vno (dei 

Vasaltíus, ert vbe(lein-.— ^ (bammer 

Vas humilíus, ersáttter 

Alter, oae cr pucben mit feofteln. 

"Tertius, 45 cra osef] cben. 

Arca, bero 

Ferramentum, eifern fdlegd 
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Area curta, bec Eurseberb 
Rutrumligneum, Fife 
Venarumurendarum rationes, 
oe weifen erts sutóften. 
Prima, 9aegemeineertscóffen 
Strues lignorum,fiue crates, róft 
Aquas immittere ín uená uftà, waffer 
laffeii fueffer aufoaó gerofte cris 
Secunda, 66 switter róffcn. 
"Tertía, oae glantroften 
Quarta, oae rófté auf oem eifern bledpe 
Quinta, 64s róften auf oen ciferen bléd) 
eiiniofe 
Sexta, oasfioifesóften 
Fafces uirgultorum, gepunb reifig 
Venas pilíspraeferratís tundere, ert$ 
vinoed oc pudoern pudyé/o$ (cblecot 
erpucben. 
Machina qua uenz ficcze pilís praefer 
ratis tundutur, $5 treigepud)werct 
"Truncus; (toc ' s 
Capía; Éinipfober pucbtrod 
Soleaferrea, éfetn blecb 
Tignatranfuerfaria, querboliser 
Eorum foramina quadrangula;labos 
Pila, ftanpfd oberpucbftemnfel 
Caput pili ferrei, pucper o8 pudbeifan 
Cuneus ferreuslatus, feber 
Denspili, oeimling 
Dentesaxís, bebeblatten o8 bebari 
Quadrangula contignatío, fcbzet 
Capfa cuíus fundum filis ferreis eft 
contextum, ourdywurf 
Cribrüufitatü, rcr fo ciné bolenen 
lauf miteiné eiferm bebe bat/ beift oie 
tbeit 05 robcri ober oie Ereusbeltscr 
Capfa patens, Feftenrcoer 
iVlagna capfalignea, fdywengreber 
Críbrum rotundatum, ficbrcber fo eiz 
fien: Fupfernen Leuf mit einem eifere 
narboboen bat 
INeufólae uero, quod eft metalli &c. 
. eásauf Fleinen in Ongern. 
Longa capfa patens, relle 
Breuis capía patens, 9urdjlae 
Abacus: 


— 


Er 
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Abacus, buie 
Gribrum quod uerfatur in uafe aqua 
"rüferé pleno, Ser naffe ficbreoer/os 
oae nafjc augrebern ourdp bao ficb 
Corbis quae uerfatur ín uafe aquís re 
ferto, oernaffe Éosbreber/os os naffe 
 eufircoern ourd) oen Eorb 
Lanx, fcbuffd 
Moledirationes, 9ieweifen golo 
crt ono svitter sumalen 
Prima mola, oic geriein weife ba bie 
mile cin wafferzao treibet 
Ti gna, 9ae müilgebite 
Axís, welle 
Godacee, sapffen 
Diímidíatze armillze ferreze, pfenlein 
T'ympanum dentatum, Famprao 
Dentes, Eimen 
Tympani jd ex fufis cóftat, getricbe 
Fufi, fpinocn 
Axis ferreus ftatutus, fille 
Subícus, müleifen ober meiffel 
Mlolz, mülftein 
Infundibulum, geffe 
Lienea bractea rotundata, louf 
Canalis, melwindid 9a ce vffcbiitet 
Secuda mola, cuíus rotaab equis aut 
^afinis aut caprís uerfaturjote rofmüle 
"T'ertía,cuius orbe calcátes círctragüt, 
sotemtüilemit oce febeiben ore man trit 
Quarta, quz manibus círcüacta uerz 
. fatur, 9ícbanomüle 
Quinta,qua uno eodemq; tépore aui 
ri uená tudít,molítJauando purgat, 
. oie golomtile mit o&treugé pucbwerct 
Tabellze duz ínter fe tráfuer(ze quas 
tertía decuffat, oer querl 
Lauandi rationes, ote vefcbxoet ct 
Príma;95 wefcbwerctourd) oen (cblemz 
Canalis, fcblemgrabe (gtabc 
Eius caput, ourcblas 
Canalistranfuerfus, quergerínne 
Aquagij canalis, waffetgerinne 
Rutrumligneum, Fifte 


Secunda, 9ae waffcbe wber 65 gcobelle 


"M x n zi" 
CONES quc m ordeu rercein a ueemem 


AUTO 0mm 


PRIAMVS, 


Tertía, oer gemeine fcblemgraben 
Canalís deuexus fiue mínor,9 fdbleme 
Eius caput, bero (gtabas 
Trulla, Écllc 
Rutellum, Éifte 
Lapillínigrí magni, grobet ftcin 
medíocres, Ereiftein 
paruí, selwerct 
Duo canales deuexi,3 swifacb fcblene 
Quarta, 95 waffcbé vbern teft (graben 
Lacus, wafcbtrog 
Abacus, bunc 
Quinta, oer Éurtseberb 
Sexta, oet planbero 
Lintea, planen 
Alteraarea, oer wenbeberb 
Septíma, Ote fieb acbeit 
Cribrumanguftum, $«e enge ficbe 
Buccutere, trofteren 
Radius, (treicbols 
Críbrum anguftíus, as engete ficb 
Cribrum anguftiffimum, 6s percne 
nt ficb/xoclcbee oae engfte 
Mlachínz quz uenas udas pilís 
pracferratis tüdut oie naffen pucpwerde 
Prima;os naffe pucbwerct v(f fübergsge 
Capfa, Éumpff 
Saxum, fel(tein. 
Solea ferrea, cifener folftein 
Lamiínaferreaforamínum plena, ei 
fetn. gitcerleim. 
Canalis, gerínne 
Batillum lígneum, beltsen febaufleirs 
Batillum ferreum, eiferne fpaufdl 
Lacus, fiunpff 
Canaliculus, derínleín. 
Secüda, $5 naffc pucbwerd vffswitter 
Canales, pucbgreben 
Ramus cóuolutus, sufatite dewicalt 
Lapillí nigri maíufculi, graupen. (reis 
medíocres, überfdjue 
Límus, feblem 
Tertía, 6as anbere naffe pucpwerct auf 
$witter 
Canalís, derinne: 


e 


Sw o 


Raftrum 
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Raftrum trídens, Erail 
Lacufculus, fumpflein 
Canales magni, gucbgzeben 
Canalis fimplici affimilís, 9urdjlae 
Axiculus, walte 
Conclaue, beratftube 
Quarta, basozittenaffepudoweard: vf 
5wittet 
Canalís deuexus, feblemgiaben. - 
Quo modo lapilli mínutuli,quos flu 
mína deferunt,capíuntur, wit man 
oae after auffebet 
Extrudiíones fimillimze hís quae con 
ficiunturfupra moletrínas, wberé 
Axrez, aufigeffecbenepletse 
Sepes obliqua ín pratís, eftrtcbe 
Quo modo quatuor machínz uno 
ínloco cóftruütur:duz ínfuperiore 
eius parte,& totídéin inferiore, oic 
vocife pucbwerct übereinans sumacben. 
Quinta, bes gelo pucbwerdin lernte 
Pila, fcbuffer 
Capía, pucbtred 
Lamínz foramínum plenze, feneifen 
Afler qui erígi poteft, wenbebzet 
Affercs cauís pleni, brcte fo ronote 
tulctlen babent 
Alucus nauículz fimilis, feicbfe 
Ramentorumaurilauandorum ratí2 
ones, oae golo wafebean. 
Príma, 95 wafdbé vbcr 65 locbricbtebzet 
Secünda, «e weffcben in (Oben. 
Capfía, Fi(te 
Rutrum ferreum, eiferne rate 
"Tabellze, rígcd eer b:ctftucte 
Alueus níger, ficbettrog 
"T ertía, bas waffcben iiber ozat bzet mit 
ozatc libetSodett 
Quarta; Do:tugalefifcb dolowaff cbe 
Caputareze, 9ceberoee boubt 
"Tabellz tranfuerfze, leiften. 
Rutrum lígneum, ftreícbolis 
Bacillü cufpídatu, 9«e ftis boltlin. 
Lanx, feuffd ; 
Medía lancís cauum, $a5 rente vga 


deosete cul lei. / 
Lanx ftríata, oic fcouffel fe ifiwenoig 
aufigeoiebet von Dolen. faltsé wie cin. 
fenedien beiiglin. : 
Quinta, bas wof[cbert tiber oae geratis 
tcbiet 
Caua, grubleii 
Canalículi, rutsletn. 
Sexta, oae waffdoen über bae delerbte 
biet 
Canáliculi tranfuerfi, quererben 
Septima, $as waffcben auffm beroc o8 
oae baubt Eeulicbe culctleii bat 
Canalículus, Ferbe ober rinfe 
Auiri ramentaleuiora, fieinicbt golo 
grauíora; Éosnicbt golo 
Octaua, eae waffdyenauffm beroe fo 
vict ecEicbt gsublein bat 
INona, $«s waffcben auff berociwe d» 
et vor bzcten/fo taud) vnb sotid 
Decima, $ae wafeben au(fim beroemit 
ecbfen ober pferbe beuten bebecEt 
V ndecíma, 966 golo famlen mit vbedle 
Duodecíma, 96 waffden über oae 
dtünctud) 
Decímatertía, 9ae waffdan iiber a6 
berenne tuc 
Decimaquarta, bae waffdben iiber bant 
tafen. 
Decímaquinta, 9«6 waffcben im groff 
en fidpcrtroge vno fidbern. 
Deciímafexta, 9a$ olo ficbern 
Decímafeptíma, ae waffcbé im bubel 
Lauanda materíz cü lapillis ní2 
rís uel metallorum ramentís permís 
zerationes, oic werfen switterberg vfz 
anser metallifber abfebilfung sufaffen 
Príma,quz uctus eft, ofc aloe feffen ar. 
Locíualleftres, tbele (beit 
Locídeuexi & concaui, febludoten 
Lotores, feiffner 
Foffam agere longam & declíuem, 
cinen wafer g:oben madben / eno un 
ein tofcb geben. 
Mlatería metallíca, $a$ wercÉ 
Cutís 


Cutis, nmeott 

Ligoneslati, rabbauen 

Lígones cufpídati; Pedlbauens 

Perones, wefferftfdn.— 

Furce ligneze, feffengabeli. 

Batillalignea, feiffen fc:panffdln 

Agiítare, fcbwencten t 

Lacufculus, 5er qantselautertrod 

Lacufculuseífubíectus, $vn$c trog 

Canalís quadrágulus, $ ense lauterz 

Lieo (imilisroftroanatis, ie (trog 
Feiban fo geftalt wieein.enté fdonabd 

IVlateríalapilloritexpers, defdywen 

Secunda, «e feiffen über ote - (ftue 
flef/oocr flofigzaben. 

Furca feptícornís, ic feiffen gabdl fo 
ficben sacfen bat 

"Tertía, oic gerínatbett Ibn 

Batillum ligneü, bolsenerurfdbauffel 

Batillumligneum cuí manubríü cur» 
tum, bolisen fcbauflein. 

Quarta, oícvbas atbeit 

Quinta, quz noua eft, oreneuefeiffen 
atbeit/beafftübere bled) 

Capfía patens, Faffe 

Lamina ferrea, 65 etfcrn.gelocbert bled) 

Canalís, gerínne ; 

"Tabelle quarum alía alía altior eft; 
96 gevbelle vno wiberftoffe 

Lacus, finpff 

Matería, werct 

Rutrum lígneum, Fiffe 

Resínanís, oae ta ub 

Rutrtim ferreum, Ératse 

Prefeslaborís, ter oberffe feffnet 

Lacüfculus, lantertrog. 

Sexta, qua etíam poft hanc ínuerit a 
eft, otenculicbftefaffen atbait 

S'eptíma, eieflutgzeben 

Octaua, $5 golo wafcbé in waffct viffert. 

Charadra, wafferzife 

INoria, 66 polnifcb pletert$ wafcbens 

'Terraferélutea, glucb 

Aroillauda &arenofa, fcpwilen 

Cribrum ;neum; reber 


METALLICA PRIMVS. 


Torrendiratío, 05bsefien itt badfofers 

Rutabulum, fcburftange 

Raftellum bídens, pod 

Rutrum, Erncte 

Martería que dü torréturlapillicóflü 
Cremandirátíones . (ít, fefe 

duz, sweicrlei wafe suvóften. 

Altera, 65rofté im vggeftocbenéplatse 

Panes ex pyríte uel cadmía cóflatí, 

Altera, oae róften im ofen. (fcis 


LIBRÓ NONO, 


Excoquere, fcbmedisen 
Excoctío, $«e fcomesen 
Excoctor, femeaer 
Domicilíum fiue officina in qua 
uenz excoquuntur, butte 
Qui fuccedit uícaríus excoctorís mu 
nerí;[dbmelaer fo ane moiftere (Cat trit 
Minifter, furlauffer 
Fornax, fdbmelaefen 
Osfornacís, auge 
Catiínus, tíegd oocr fpoz 
Humorís receptaculum, aísucbt 
Caminí pars patens quac fumü emiíte 
tít, racblod) 
Camíni paríetes duo , rectus & oblis 
quus, (cbleten j 
Follís, balg 
Follíum fedilía, balggerufte 
Machina quz folles comprímit, ie 
wellc fo von einem vvafferzabe getribe 
, Witt mit ier sugcbózung 
Organi qd folles díducit, 8 balgsug 
Follís partcs 
"Tabulata, belgbzete 
Arcus, begd 
Coria; balglcoer 
Caput, balgbanbt : 
"Tabella tílíaceze tabularirlatera cíne 
gentes, linoeneleijten 


. Foramenfuperioris tabulati, fpunte 


loch 

Eius operculum, feuno 

Cauda, belgffersd 
Foramen 
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Foramen fpirítale inferioris tabulatí, 
winofang 

Operculum, oeddoce winofangte 

Lorum, rnc 

Annulus ferreus, vínd 

Peffülusligneus, rígd 

Clauí cornutí, balgnále 

Cochlea, fcbaube 

"Tabula, fcbsen 

INarís, lieffc. 

Bractez fimulíunctz, as fcbloffs 
Follíum fedilía, vas geftelle 5in. 

blafibegen 

Tigna humilocata, €oxdlen 

Pali cuneatí, pfcle 

Tiigna ftatuta, tecfen 

Tigilla, tremlein 

Fiftula, fesm 

 - Machinz pars qua folles com 

primit, oíevocllemitoen ftveicben.- 


Tigilla quz longis axís dentibus des — 


preffa folles comprimunt, fdemed 
Vectis, fcbinbolis ober fcbin/ ober bolg 
ftceisd : 
Inftrumentum ferreum, fcmbale 
Oreganifolles díducentis partes 
Tignum ftatutü perforatu, Blebfeule 
Tignum quod uerfatur círcum axicu 
lumferreum, fdowenged 
Capía, Fejte 
:- Machínz cuius dentes tigilla dez 
primunt partes 
Axis, wele 
«Rota, wéffertao : 
Tympani quod ex fufis conftat, fur» 
eleg oot gétriebe 
Tympanum dentatum, 
Dentestympani, Panos 
Derites axis, ftticbe : 
Puluís míftus ex quo focus & ca 
tínus conficiuntur, geffube 
Puluís carborium, Éelgeftube 
Puluisterrenus, erogeftube 
Crates, horte 
Inftrumenta excoctorum,aliagg 


Vamprab 


Scalz, flicfleiter 

Spathalignea, flicifcbeit/o3 Flabfdeit 

Focus, berbinofen 

Piílum, (tefbaumober Folbe/ober (tof 
Folbe 

Mlanubríum, ftil 

Lamina curuata, fposeifen e$ fcbelebiss 

Pilum zneum, Énpfferner (£offc 

Bacíllum teres, augen bolts 

Alucus bracteis lígheis contextus, 

— febinvbaffs/ober fulobaffs 

Vaífa é corio facta duo , quibusaqua 

-ad reftínguendum íncendium, fi 

quo officina conflagrat, hauritur, 
libernceimer 

Siphüculus oríchalceus , quo eadem 
haufta exprimitur, meffing fpziinse 

Vnéiduo, feiirbalen — 

Rutrum unum, feiirlrudte 

Inftrumentü ferreum quo térra ucre 

beratur, pcréifen 

Pilumteres, ffopbolis 

Altéralueus, trog 

Contus, ftecbafen/eoetaugefen 

Contus uncinatus, fd»acenbad'e 

Recreménta, fcblacen 

Fureillà ferrea, eiferne fcbladfengabel 

Panes ex pyrite conflatí, ftein o3 led) 

Mlífturaauri uel argenti cum plum 
bo, wert : 

Cochleare, Kclle 

Carilli, pfefilein 

Alter contus uncinatus, reneijean 

Rutrum, Éruclcifen 

Spathaferrea, ftefiafen. 


Priímauenarum excoquendarü 


.tatio, o«e (domeiaseu aufi fiic 


Venarü alíe cíto líquefcunt, etliche 
erts feino flüffigz alíae lente, etliche 
feinb ffcenge vno wiloe / arbeiten fid 
(ciget/ aliae fparfim feruentes nó co 
eunt ín unum, etlídbe arbeiten fic 
sitbeiffsaretid 

Miftura debilis & uiribus cares, ein. 
werg fo mufid vno wins. 

t 


METALLICA 


Vt noui plumbum imponi poffit, 
6ae niam anbcr plci mag furfeblaber. 
ut díutíus repugnent & refiftant 

: fenísardori, fo feft'ono ftrenge cin 
| Additamenta, sufetse 

Vtinterea uena cum additamentis lí 
quatís coqui poffit, 6as vnber oce 
a5 ert vro Ocr Sufats megan mite. 

enoct angefoten werben 
resuenarum excoquendarum 
rationes, quibus os fornacis femper 
patet, oieozer fobmetsen micoem offez 

' nen auge 

Príma, vas (dbmeltsen aufi gang/oter 
beróas bolaleüs 

Catínus, oersargentíegel 

Alter catínus, ocronberetiegel 

Altera, oas (dymceltsen mitonn rome 
men ofen 

"Tertia, oae fdbmelisen auf oie vobe fcbt 
ebt/oScr aufm Lecp wie es oie Cyroler 

. mene 

| Contus uncínatus, teuer 

CiGum cui eft cífta craffis uiminibus 
contextà; mefEubel 

Rationes uenarum plumbí níz 
| griexcoquendari propriae, orefonz 
etlichen weifen plei erts su (domeltsent. 

Prima, 6«6 fcbmelisen in IRernten 
| Secunda, $«6 fc:pmcdaen in Sadfean 
| 5i Ote 
| Tertía, oae ftbmeltsen in YOcftpbalas 
Maff latae, fcbilen 
Quarta, $a5 fcomeligen in olen. 
| Fornacum camera qua fumum con 
| cipíunt, oet raucb[and/ ober gewclz 
beyvberben fcomeltsofer oarinnen 
man oen zaucb fcbcc 

| Bractez ferrez, blattens 

xis rudis minus Íynceri exco 

cio apud Rhetos, $45 fdomcelisen oce 

Vupfer glaers inoer grafffcbafft Cyrol 

Excoctor prímus, bcr (d)mediset fo oic 
^ ensfdibtarbat 

Vaía capacía modiorum Romanoz 


PRIM JY Sg. Th 
rum feré feptem, (fer lu E 
Recrementa plumbi, pleifcbladten VE 
Lapis fiffilis, febifer ir 3 
Lapís facile ienilíquefcens, fiís 
Prímaríj panes uel ex ererudí cóflae 
tí panes, ffcin ober led» 
Miftura cuius dimidia pars ex ere et 
argento conftat, Éobelt 
Alter excoctor, er fdomeiser fo oic 
ple fcbícbt atbeit 
Lapis ex quo conflatur plumbum ni 
grum, glascrts ono pleterts 
Panes durí quí plusargenti infe con 
tínent, reicbbartwerct 
Panes crei fathífcentes, Fínftocte " 
Secüdarij panes, vo:pleitfté o$ vote 
Miifturazrís & plumbi &  (pleitled) 
argenti, werd: 
Tertíaríj panes, swir vozpleitftein o 
lec 
Tertíus excoctor, Scr fcomeltser fo 62 
5wit vozpleiten ftein ober Led) acbert 
Panes duríín quibus mínus argenti 
ineft, atoberourbartwerct 
Quartaríj panes, bartwerc 
Viltimipanes, pirfteis 
Alteríus generís fornax;ber foleifofen. ^ 
Lapís fiflilis erofus, Fupferfcbifct o8 3 
lecbfebifer : 
Panes ex eo cófecti fiue prímarij, 
Panes praeterea duplíces funt: (ftcins 
quorum alteri zerci exiftüt, Éupferz 
alterí cum prímarijs panibus reco 
quífolent, tregftein 
Liquor candidus prímo é fornace de 
flués cum Gofelatía: excoquiítur py 
rítes, Éobelt: que paríetes fornacís 
exudant, conterfei 
Stannum, fdywatts plcí 
Plumbum depauperatum, frifeb plét 
Ratíolapillorum níororum exe 
coquendorum, 94a65ín fdbneltsen. 
Saxum folidum quod infolo fornae 
cís locatur, felítein n. 
Saxa uilía quz natura de díuerfa ma Db 
X — tería l 


^ 
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tería compofuit, g:inoffein 

Solarij pauímentu, 9e fellers boben 

Camínus, glectc 

Catínus, gereute 

Murushumilis, furmeurlin 

Contus, ftecbeifen 

Alter catíinus, siínzube 

Lapilli nigri maiufculi, dtoberffein. 

medíocres, mitteltein. 
mínutuli, Elenerfteim. 
collecti ex matería quae faz : 
uatur, feiffenftein 

Rutrum, reuttvatsc 

Cancellí, gattee 

Ferr (ignatoriü, gegraben ffempd 

IVlaffa ex cancellís formata, palle 

Fornacem interius faxorü glareís & 
luto incruftare, efenen. 

IMaalleus quo faxiarenaríj, ín folo for 
nacís locandi,partes extuberantes 
refecantur, pile 

Fornacir camera quz fumü reci 
pit, 95sinfdmedgen mit 9€ rancbfang 

Focus ín quo plumbum purgaz 
tur, Ocrflofbero 

Catínus, forbero ober singrube 

Batillum, Folfcbauffl 

Folles teretes é corío facti, ronbeliz 
oeneblafodge 

Orbis, fcbeibe 

Fornax ín quaferrum excoquiz 
tur, renbero 

Magifter, tenner 

Certa uenze menfura, furmas 

Viarecrementorum, lacotlod) 

Recrementa, finoer 

Mlarculilígnei, bolrene fcblegel 

Magnus malleus ferreus;ocr bammer 
oen ein wafferzao bebet 

Secareín partes, sufdbzoten. 

Adolefcens, oer aufdiffer 

Alter caminifocus, «t fcomibber 

MVlaífze ferreze quadrágulze, ftécÉeifes 

Bacilla ferrea, ffabeifen 

Fornax prímze aílimilis, ein oft gleich 


INDEX IN LIB. DE RE... 
oem barinnen man Sic robefcicbt ac 


beít/oocb vil weiter ono bober 
Focus fornacís ferraríae, fcbmibbero 
,Ratío acieí coficiendze, oíeswaife 
Al sumadben 
acilla ex aciefacta, ftálffebe 
Venz argenti uíuí excoquendae 
rationes;ote were quectfilber ett5 sufcbz 
Príma, 95 (comdaéim bae (meson 
Btibijuena, fpíceglaseris — (ftillieren. 


Secüda, 65 fcbmde auf oic weife beo oi: 


"Tertia, oae fcymelsen im gewclbe 


- Quarta, 946 fcomedisen mit (ane ober 


effeaufmoufus 
Quinta, 9ae (cbmetsen mit (anbe ober 
effcbeim winbefen 
Ratíones uenz plumbí cinerei 
excoquendz, oae wijmut (comeltsen 
Príma, 65 fcomeltsen vber oer q:uben 
Altera;bs (cmeltsen ín 9 ficbtene vifien. 
Teertía, 05 (comeltsen in eifeené pfenleim 
Quarta, $«s fibmeltsen im ofen einem 
fermi ofen gleich 
Canalículus, rínfe 
Quinta, $«e fdymeltsen aufm berocfo 
auffoer baloe 


Sexta, 65 fdbmeltsen aufm wenoeberoe- 


Cratesferrea, cifernervóft 
LIBRO DECIMO, 


Aqua ualens qua aurum ab argento 
Íecernít, fdbeibeweffer 
Puluis ualens quí aurum ab argento 
fecernít, febeibepuluer 
Fornax, beintse 
Catínusfictilis, ronotenen vlas 
Ampullauitrea, Éolbe 
Foramína fpiritalía, winblocber 
Operculum, bein ober clembicf 
INarís operculí, oce belme fconautse 
Alteraampullauítrea, vo:legglas 
Feces, tobenopfc 
: . Aurum ab argento fecernere, 
olo von filber febeoen. 
Argenturn cum aqua ualente permie 
ftum, 


MC TE e 


ftum, filberid fcbeioe waffer 

Ferramenti uulfellae fimile, cin Elafric 
fo glcic) wie ein nopoifen ift 

Argentum ab auto feparare, fil 
bér $on golocfcberoen 
Fiftulz ex bracteis factze, roslein oz 
occ rollein 

Altera ratío fecernendiauriab argen 
to, oas fcbaiomn üán gue 

Ea triplex eft 

Príma perficitur fulfure, 6aeift eae 
fcbaiben im gue turco fcbwefdl 

Fornax quz foramínibus uento inz 
fpiratur,uulgo uentofa, veinbefen 

Sulfur argento admífcere, ae filber 
ini fdywefel fculert. 

Miftura, oae pleid)mal 

Aureamaflula, Éonig 

Secunda perficitur ftíbío, &asiftas 
fcbeiben im gue ourcb fpifalas 

Exilire, berzauefp:utsen. 

In orb& ucl círcum ferri, detribé wverbé 

Carinus ferreus, difpuctcl 

Alternís res quafdam qua purgant, 
alternísaurum ponere, cementire 

Tertia rebus compofitís perficitur, 
oae iff oae fKbeiben im gue bureb ges 
mifétepuluer 

ZEsabauro feparare,Fupfer vom golo 
foem 

Officina fiue domiciliu, ín quo 

plübirab argéto feparatur;treibebutte 

Fornaxíecunda, treibebero 

Duo muríinteriores, oae Ereutsc 

Orbis ex faxo formatus, ronbftein 

Murus quí principalem murum ab 
ignidefendit, fcbilo 

Canaliculus per quem effluit fpuma 
argenti, gletgaffe 

Operculum, trebebut 

Operímentum, (tutte 

Circuli, ringe 

Bacilla, (tebe 

Fiitula, fezm 

Foriculz, fconepperlein 
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Artifex, abtrciber 
Pilum, fteffd ober Éolbe 
Catínus, bero 
Media catíní pars, fpóz 
Lamína ferrea utríngg curuata,fdbábe 
Spumaargenti, glete Cetfeis 
Contusuncinatus, glctbale 
Lignalonga, t:ebejcpeite 
Scamna, péd& 
Cunei ferrei, eifernemaffel 
Plumbí cutís impura, abftric) 
Cochleare, Éclle 
Ferramentum cui figura cunei data, 
fcbleifeifen 
Panisargenteus, plictfilber 
Orichalcea fila collieata, eie meffene 
, putfte 
Mlolybdana, berbplei 
Pompholyxlutea, ger butraud 
Grus, 9cr gescug bamiteman oen but 
eu(fbebet/oen nennen etlicbe-einen. 
ftescb/ctlicbe emen Éranidh 
Axis ftatutus, fpille 
Paríes camini obliquus, fladefcblete 
Loculamentum, Fafte 
Axículus ferreus quadrangulus,eifct 
ner vicréclicbt veldbin. 
Orbeslienei, fdeiben 
Tympanu jd ex fufis cóftat, furgeleg 
'T'ympanum dentatum, Famprao 
Roftrum, fdnabcd 
Lingua, buno 
V'ectís, svitbel 
Fornax fecunda concamerata, ein qe 
welbter treibelero 
V'eruculum;boe eifert.vvie ein bzatfpiefs 
'Tubuli, to:lcin 
Fornax fecuda ítem cocamerata: fed 
qua ín quibufda à proxíma differt, 
oer treibebero à polen vno *Ongeris 
Via, gaffe 
Fotnax fecunda uento expofita, $a6 
trabes vnoer onm Elome 
Argentum perpurgare, filberbzefen 
Vfirina, oae geamacb oerinnen 
Xa min 


PN DES DN 


man fiber bzennet 

Pilum, ffeffd .. - 

Eíus dentes, sacfen 

Pilum dentibus carens, Éolbe 

"Tefta, teftfcbitbel/ puluis etíam quo 
repleta eít;tefta nominatur, Gerz 
maníce, teft ; 

Miagifter fiue purgator argeti, filber 
bzenncer i 

Caltellus utríngg acutus, meffee 

Globus, Eegd — 

Ferramentum cuííimponuntur ligna 
$26 bzanoeifen. 

Circulus alteríus ferramentí ín muro 
inclufi, oct eiferne bac 

Ferreum ínftrumétum cuíus extíma 
pars furfum uerfus emínet, oer eíz 
Teencbalcooran ein. con? Dolisé Eleg 

Bella, oaomeffing Elons (lcín f£ 

Forisferrea, Sae cifemnetloslen 

Cultellus, Elincte 

Inftrumentü ferreü, $as gebegen afe 

Inftrumentumferreum cuíus extíma 
parsrecta furfum uerfus extat, oer 
eijerne bate 

Aliudinftrumentum ferreum uulfel 
la-fimile, Elenmme 

Ratio argentíín tefta , fub tegue 

la collocataperpureandí, o«e filz 
berbzennen onber cr mü(fel 

Tegula, muffdl 


LIBRO XI, 


Argentum abzrefeparare, feigern 
Officina fiue domícilium in quo 


argentüab arefeparatur, feigerbutte- 


Paríes camini rectus, fdynurgericte 
feblete 
Paríes camini obliquus, flache fcblete 

Canalís, zínne — : 
Focus extra domicilium in quo 
maíIe plumbeze líquantur, $ecsu 
lasbero 


Murus qui quarti murü longi mue 


nit contra uím ignís, filo 
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Vehiculum, svbánlein 

Cirrus, Franic) 

Catínus, tied 

Carli, pfenlein (lei 

Quiíddáfpumze argenti fimile, ona - 
Pilum quofrangütur panes aes 

rei, Éupferbzecber 

"Truncus, ffodt 

Maaffa plumbea, pleiffucte 

Sella zenea, fattcl 


^ Pilum; ftenp(fal 


Caput pilí, Éupferbzecber 
"Tignaftatuta, feulen 
Tigna tranfuería, rígdl 
Dens quadrangulus, fdbemel 
Axis, xvelle 
Eíus dentes, atime 
- Axiculusferreus, eifeen voelcbin. 
* Fiftulaznea, Fupfern. welcbin oj rose 
Clauus ferreus, cifernernabd 
Fornax ín qua calefiunt panes 
rei, wermefen 
Raftrum bidens 
bat 
Praes officinze, buttenmeiffer 
Asin quo íneft argentum tempetaz 
re cum plumbo, pletsum: filbzigen 
Fupfer fcblaben. 
"Temperatura, mifeung o3 sufelag 
Diues plumbum, reícb ple 
Plumbum depauperatum, frifcplei 
Panis, ftucfe 1 
ris panesfathifcentes, Finffocle - 
Spinze, bosner : 
Fornaces ín quibus ees cum plumbo 
miícetur, fdymeliofen 
Catínus, ticgcdl 
Humorís receptaculum, aisucbt 
Catínuszereus, pfatine 
-Fornaces ín quibus recrementa reco 
quuntur, fcblacfenofen. 
Excoctor, fdidtser 
Rutrum, ErucEeifern 
Lignum fiffum & híans, Floppe 
Vncus, bafc 


;. Urail (o svenesalen 


l 


Relíquíae 
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Reliquía hordei ex quo ceruifia eft 
facta, treber * Ja 

Q^ Fornaxfimilisfurno, fplafofen. ; 

Aisrefiduum, gefplicffen Cupfcr 

AKsabftractum; absug 

Magifter, folcifmeifter 

Príma teniperatürá, 9s votpleiti ez 
oer sufeblag auf feifeb einftvic 

Stannum pauper, ftifcb eimftvich 

Secundatemperatura, oer sufcblad 

.. auf teicbe eimférido 

Srannum mediíocre, teicb enftvicb — 

"Tertia temperatura; a8 vozplcien auf 
oen bero su acberten. 

Stannum díues, trab ober vocrdplet 

Machínz quibus panesleuantur & 
reponuntur, jeseuge/ ober ftozcbe/ 
eor Éranc»/ noftri ením appellant 
ciconias;Latini erués 

Lingua, ocrbuno Hbi 

Aflertriangularís, Gíetragbat —— 

.  Fornax ín quaargentum & plu 

bum ab zerefécernuntur, feigerofcit 

Dafis, bas wnberctaloce ofano 

Focus, bero 

Ivlürüs; fcio 

Paríctes, eierne efen wenbe 

Solez, felftucte 

Saxa quadrangula, werd(tudfe 

Laminzzrez, feberten 

Partículz eminentes; Sepfein. 

Ferrum uncínatum; 96 eife tnitocri. 
becleüi 

Bacilla ferrea antecedentia, oic lodo 
erten ofeenean (éebe 

Repagulum, rigd 

Becretor, feigerer 

Paríetes qui funt à lateribüs; feigera 
gewesoc à 

Daríes prior, furwano 

Dacilla ferrea; (tebe 

Pedes, fuffé 

Bractezm, bled) 

Lateres, eifeenesié4d 

Catínus, ticgd 


uri s qu 
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Forceps; sang fo einen falen fat. 
Contus uricínatus; bate 
Rutrum, Eructe 
Panesfathifcentes, Vinffoctc 
Spatha, ftofcifen. 
Carillizrei, pfenlein. 
Fornax ín qua plumbum ab arz 
gento fepaiatür, trabcparo 
Fornax ín qua zreí panes fathifcetes 
torrentur, octofen. 
Interíor murus, «s futter 
Lamiínze zereze, febezten. 
Lacus, weffertrog 
"Torrere, oce 
Stirize, pleisaclen. 
Magifter fiuetorrefactor, berzer — 
Suprémí panes; oic obere (dabo $6 
4arteroc 
Vig, gáffes — 
Batillum; fcbaufel 
Contus; fclaceneifar 
Rutrum; Érucfe —— 
Contus uncínatus, be 
Raftrum bídens; bác init $veten 
As cinereum, fcbifer Ganckat 
Bpatha, (tefeifen. 
Spíiize; róftoó:ner 
. Fornaxín qua panes zereí torreá 
facticoquuntur, datbero 
Fornacis magííter; davmacber 
Forníx, bec 
Pila, pfalce 
ZXs ex panibus torrefactis conficere; 
getmaden 
Spatha, ftefafen. 
Spatha exciforia; fcbabeifen 
Scopse; peferi 
Piftlla, ffoffdi — — : 
IVlalleusliegneus; boltsenebeine 
Lamína ferrea utríncg recuruatá dct 
Catínus, ticgel (cur 
Lamina, fcberte 
Bacillumferreum, tiabd 
Batillum, fcbeufdl 
Contus; fcblacfeifar. R 
X 3  Contus 
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Contus uncínatus, rcumcifen 
"Tertius contus, gareifen 
Minifter, belfectnecbt 
Rutrum, Éructe 
Spatha tertía, fcbabeifen 
Afferculus curuatus, oae aufgdbaws 
ene bzetletn : 
Cuneus ferreus, fcbleifeifen 
Panes ex fpínís conficere, ffucte 
auf oozneren madben. 
Addere, sufcblaben 
Spínz quz de panibus;ex zre et pli 


bo conflatís,dum ftannum ab zre | 


fecerneretur,ortze funt frifcboosner 

Spina quz de panibus, ex femel rez 
coctis fpínís conflatis, ortze funt, 

| botnct fo eim. mal gearbet fem. 

Spinz quz de panibus, ex bísrecos 
Cis fpínís.conflatis,ortze funtboze 
ner fo swetmal gcatbeit fein. 

Spine, quz dum panes fathifcentes 
torrerentur,ortz funt, róffoosner 

Spine uiles, eiferneoosner 

Spínz uiliffimze;ote geringften bosner 

Panes ex fpínie uilibus confecti, ei 
fctne ftucte 

Recrementa quz detrahít magifter 

'-quízes é panibus torrefactís confi 
cít, darfcblacEen 

ZEsluteum, geupfer, 

Cadmía, Éobclt 

As caldaríum, lebeter Éupfer 

BRamentumlotura collectu, gcEretse 

Spínz qua de plumbo;cum ín fecuz 
dis fornacibus feparaturab argen 
to,detrahuntür, abftrid) 

Molybdana ín media catíni parteor 
ta, fposbero 


LIBRO DVODECIMO, 


Salís conficiendi rationes, ie 
eifen falts sumacben. 
Príma, wicman mc:falis mact 
Salínz, eufigeftecbeneplese barinnen 
fal gemacbt wir ba bs 
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 Batilla, fc:bauffeln. 
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Incilía, d:cben fo mit (feinen aufgez 
meurt vno vosftricben. 

Ofcula, leder wíc aisuebten/bpaben ire: 
fcbursen./ wan oic pletse voller fein 
fc*buset mon fut 

Septum, fcbleufe 

Raftrilionei, boltenerecben 


Becuda;wie man oae falts in pfane fibt 
Domiícilium ín quo fal conficiz 
tur, Fet/quod ficà Germanís appels 
latur propter fornaceos parietes, ds 
quídam faciunt: & tectum quod par 
tím ex luto conftat 
Príma domiícilij pars, ftreffct 
Secunda, beroftet 
Cupa, botticb 
Scamnum, banc 
Tertía fiuepoftrema, falisffct 
Terra dlíuuli inftar aggerata, (tuffe 
Operculum, oecfc 
Focus, bero 
Bacíllum ferreum, fteceife 
Cortína, pfanne 
Tigilla in terra defofTa, ffappeln 
Tigilla eísimmifTa, (ócEb&ume 
Minores pertícae, Éleinebecfebeite 
Minora bacilla ferrea uncínata, beca | 
febeitbaen. 
Fibulz, feblurffen 
Maiores pertícze, dtoffe becEfcbeite 
IMlaíora bacilla ferrea uncinata, bozta 
Pofteriorfocípars, wíffe  (baÉen 
Paríes ínter pofteríore focí parte &€ 
tertíá domícilij parté medius, satin 
Anguli, bone 
Situla, fulaimer 
Modulus, sobe; eatínnen men oae 
eufgctedt faltsvvaffer in oic Eóte erede 
Cochlearealtum, febüffe 
Cupa parua, bóte 
Canalículus, rínne 
IVlagifter, wircEer 
Qui fuccedit uicaríus eíus muneri, 
Éncdbt 


Minifter 
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Mlinifter, bdlfferncdbt 
Adolefcens, greíioer 
Coquere, ficoen ober Eocben 
Deípumate, fcbenmen - 
Decoquere ut denfetur in falem, so 
(alis bzengen 
Spathalienea, rurfcpeit 
Feruere, focten. 
Affer, oae otn bzet 
Afferes qui cortínze lateribus impos 
nuntur, fpene 
Corbís, Éo:b, quanquam ín quibuf 
dam ocis falem ín alueos, non ín 
corbes,inijciunt 
Batillum, fcauffd . 
T'eriía, vas falisfichen in ficoebadfen 
. queen 
Quarta, 95 falis fieben in eiferné tepfen 
Quinta, 95 (alis ficben im bere fo falis 
weffer auf bzeieno bolts doffen wiro 
Sexta, 9ae falis ficben aug gemacbten 
faliswaffer 
Dilutum, laudebird eroríd) demacot . 
Lixiuium, laugeoutc) affcbegemacbt. 
Labrum, wanne 
INitrí conficiendi ratíones, oie 
vcilen nitat oocr tüncat/ober baurad) . 
sumacben. 
Príma, oasnítermacdben am Y ilo 
Secunda, orewoifeníter von. qenadoz 
, ter niterlauge suficoen. 
Ratío conficiendz chryfocolla, 
quam boracem nomínamus, 9íe wcf 
fcboztao sufieoen. 
Ratío conficiendi halínitrí, oic 
vvcife faliniter suficoen. 
Alumíuís conficiendi rationes, 
ore vveifen alaun sumacben. 
Príma, oicweifen alaun aue alaumifdpe 
en erocie sumadpen 


PRIM Y :S. 


Caftellum; Faffe 

Lacus, trod 

Lacuna, teicb 

Altera, oic wefen alan éuf alauni(doé 
felgen su madyen. 

Atramenti futorij conficiendi ra 
tiones, otc woifen Fupffer waffer suma 
Príma, wícoiefonneoas Fupfer (bes 

affer wircfen mag 
Secunda, oic weife Éupfer waffer eu 
Fupferwefricben waffer suficben. 
Reftis, peffener ftri 
Catini, pfannen. 
T'ertía, otewaife Fupferwoffer auf fcba 
wartsé atrament vfi ocrgleidpé suficoe- 
Quarta, bie wofe Fupfer waffer aug cro- 
vicb vno (tein oaimite ce vozrmifd)et 
suficben : 
Quinta;wic ficb Fupferwaffer auff (tol 
vosfamlet 3 
Sulfuris conficiendi rationes, ie 
xocifen fcbwefel sumacben. 
Príma, 6«e fcywefel macben ím tepfem 
Secunda, $as fdywefelmadoen im oferm 
vote su IReomenau 
T'ertía, 9ae fewefel maden in Erugenz. 

Bítumínís conficiendi ratío, oie 

Yecife berg wacbe auf fteinoclifcben wafa. 
(cr suficoen. : 

Chryfocollz colligenda ratio, 
oie wefe berggrun suuozfamlen 
Ochra, oFergd 

Vitri conficiendi ratio, bicweife 

glas sumacdben 
Sal ex cinere anthyllidís uel alterius 
herbaefalíze factus, falalEali 
Fornax príma, fcbmetofen 
Secunda, glasofen. 
Tertia, Eulofcn. 
FINIS. 
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tallicae nomína Latína, Grzecaqg Germanicereddità;fed 
ín Lectoris gratíam,fecundum Alphabeti 
ordinem diígefta; 


3A Berus bune 

Accepti expenficg ratione redz 
dere, tecbiung tbun. 

Accretíones arboru atiuze, jarwadoe 

Aciei conficienda ratío, oit wa (tc 
bd sumacben 

Acus, ftreicb naodn 

Acus ex auro & argento factae; dolo 
naodan auff were befcbicft 

Acus ex auro & are factae, dolo naz 
ocn auff rot befcbicft 

Acus ex auro & argéto & aere factze, 

; dolonabeln au(f vete vfi vot befcbicEt 

Acus exargento & aerefactze, fiber 
nabd 

Addere, sufcolaben 

Additamenta, sufetse 

Adolefcenslib.o. oer aufeticfet/ greué 
ocr/lib.i2. 

Aduerfa uenz pars, cin gegenosumb 

Aerímmobilis, bofewwetter 

Aer fe fundítín caua terrze, & rurfus 
euolat, 646 wetter $cibct aue vno 
cin. / fofiiev seit sum bocbften ci sun 
niberften beraus/ vvinter seit Sum mia 
ocrften ein/sum becbffen beraus 

Axis panes fathifcentes, VinftocEe 

Airis rudís minus fyncerí excoctío 
apud Rhetos, $46 fcbimcien oce 
Fup(fere/ gloferts in oer gte(ficbefjt 
Kyroll 

Aris fcobs clímata, Vupffer falich 

Aisabaurofeparare, Éupfjer vo golo 

Asabftractum, absug (fcbeioen 

Ais caldaríum, lebeter cup(fet 

As cinereum, fcbiffer 

As ex pánibus torrefactis conficere; 


éát mace. 

As ín quo íneftargentum tempeás . 
recum plumbo, plet tn filbrigen. 
Fupfict (cbleben 

Asluteum, ged Éupffer 

Asliquefactum fundere in canalicu 
lum ferreum, 5eengiefesi 

As , uel plumbum , uel argentum in 
globulos diffoluere, Éupffer ober 
plc ober filber Éoznen ) 

A srefiduum, gefplicgen Éupffer 

Afrícus; oet vino fo vom nuctd fuer 

- Séeft vocet 

Agere cuniculum, eín ftoln tribe 

Agitare, fdywendan 

Ala, fiegd 

Alucusniaior, bergtred 

Alueusminor, crt$trod 

Adlueus nauículze fimilís; feicofe 

Alucus niger, ficberttog 

Altánus, oer svinot fo fubeii fubenweft. 
voclct oct gctb) 
Iternísres quafdam quae purgant, 
álternis aurum ponere, cementiren. 

Aluminis conficiendiratíones, oic 
weefen alaun su tacben/ prima , oic 
voeifen alaun aue olaunifecben crorid 
sumadoen/ Altera, otc wetfen alaun 
euf alauntfcben fcdgen su macoen. 

Ampullauitrea, Eolb i 

Ampullaaltera uitrea, vezleg glafs 

Anguli, beunet/libas, 

Auinülusferreüs, ríng 

Aiitae excauate, 045 eüfigefebwefte 
bérber feite/ 9 f£ruocdl barifie ber bend 
ft&ét aufscibet ono wiber Left voz 
vbeallas 


Aquagij 


Aquagij canales, xvaffergerinne 
Aquaría uaa, oic geváf aríien mon. 
oa[fer serbet 


Aquaualens qua aurum ab argento P 


fecernit, fdbeibewaffer 
Aquilo, $wino fo von mittd nott eft 
Arcus, bog (webet 
Area fodínarum, maffe 
Area, bero 
Area curta, occ Éurtsbero 
Areaaltera, oer wenbe per 


Arca capitísfodínarum, funbtgsube 
Area capítis aduerfi fodinarum,funo . 


?ubcoce gegenosumbs 3 
Areafodínarum aduería, cinimaffe 
oce gegenosumbs "B! 
Arearotunda, vmblauff/cin depell 
Arez, aufigeftecbeneples. 
Arenas riuorum uel flumínum lauaz 
re, feiffen ober weffeben 
Argeítes, oce winb fo von weftweftfi 
oen secet ; , 
Argentumab auro feparare, filbe 
ven dolo (caben i 
Argentumab zre feparare, feígeen 
Argentum cumaqua ualente permiz 
ftum, filberig fecbeioxaffer 
Argentum perpurgare,  filberbzefern 
Argentíin tefta fub tegula cóllocata 
perpurgandiízarío, .0a9 filber bzen. 
nea vnoccber mo(fdl 
Argilla cínerea, tboncobertbar 
Argillauda & arenofa, fdywilen 
Arüfex experíendze uenze uel metalz 
li, p:obircr 
Affer, oae bon bzctt/ lib.az. 
Afferesad latusfcalarum tionis imz 
pofitz, rbubuncober abtrit 
AMferes cauís pleni, bsete fo runbe 
tulcflein baben. 
Afferes diflectze arboris extimi, feb» 
Aferes quícortínzelatería — (warten. 
: husimponuntur, fpene 
Affer quí eríoí poteft, wenbebzett 
Afleres qui prope fundamentum ad 
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tisíllaaffieuntur, bonne |— . 
Afleres & qui utríngs putei à uena, 
& quirelíquam eíus partem ab ea, 
ánqua funt Ícalze, diftínguüt, fcitte 
oennen. 
Affer tríanoularís;bietrag bat; lib. 
Afferculus curuatus, bas aufidcbaweon 
bzetlei/ lib.i. 
Afferculí uel pali ín quibus fedét fofz 
fores;qui cunículum agut, fispfcle 


- Atramét futoríj coficiendi rationes, 


oie werfen Fupfer woffer stt macoe/Pri2 


maytícor fon os Fupfferwoffer wircta,— 


eniag/ Secunda, oicweife Fupffer 
affer auf Fupfferwefeicbem wafler sis 
ficoen T'ertía, oie weifen Éupffer waff2 
€ àBg fcowartsen atrament / vno oc 
gleiche suficoe/Quuarta, ote weife Cupff 
- e waffer auf eroricb en ftein/ bamite 


£o vermifcbt su ficbé/ Quinta, wie fido 


"Fupffer woffer auffftoln verfamlcc 

Auram fuppeditare, wetter bzengein 
Aurea maílula, Éonig Y 
Auríga, treiber ..— E 


- Aurumab argento fecernere, dolo . 


s voi filber fcbeien 
Auríab argento feparandi altera raz 
tio, bae (cbeiben im gue. Ea triplex 
eft. Príma perficitur fulfure, oae i 
oae fcbaben im guf ourcb f. cwefd. Se 
cunda perficitur ftibio,5s ift 5s fdpeta 
omm gufoutd fpificlaf. "T'ertíarea 
bus cópofitís perficiturjos 1fEo5 fear 
oem im gu ourcb gemifebtepuluer 
Aurü experíri argéto uiuo, anquícfé 
Aurum uelargentum cotícula explo 
- rare, dolo oocr filber ftrcicben B 
Auríiramenta leuíora, fieimicbt qelt/ 
- grauiora, Feiníbtgolo ^. 7 
Aufterjocr winb fo von fubenwebet os 
Axis, fpllle/wele |... (debct 
Axisftatutus, fpille | 
Axisfítratus, wee . 
Axiculus, walac/welepin: . 2 
Axiculusferreus, fcpwengel nabd ^ 
Axiculus 
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Axiculusferreus quadrangulus, eís 
fexn vievechicbt welebin. 

Axiculi ferrei, eifernevodebin 

Axiículus ligneus teres, wegftempd 
eataufoictal gcbn/bae fiefid) nitbez. - 
(toffen ober ici 


Bacillum, Éncbel 
Bacillum ferreum fofforum teres, 9s 
eife oamit man Gn ourfeblag madt 
Bacillum ferreum fofforum latum, 
bae bzecbeifen. 
Bacillum ferreum, n«bdib.u. fte? 
eijen/ lib.iz. 
Bacilla ex acie facta, fil(tcbe 
Bacilla ferrea, ftabafen 
Bacilla ferrea antecedentía, oie delod) 
ertan afernen ftebe/ libn. 
Bacílla ferrea ín fucula ínclufafdywég 
ftongen 
Bafis fornacis, 6ae enbct teil oto ofenà 
Batillum, fcbauffd 
Batillum, Pelfebaufkl/ lib.o.—— 
Batíllum ferreum, cietrne fcpauffel 
Barillum ligneum, belsene fdpauffdn 
Batillum ligneum cuí manubríi cur 
tum, bolien fcbauflen 
Batiíllalignea, feiffen fbauffein/lib.s, 
Bitumínis conficiendi ratio, oie wweife 
beagwadoe vf (tcn élifdpem wafer su 
| fice. 
Boreas, 9winb fs v6 off nost webct 
Bractea, fcoct 
Bractez, blecb 
Bractez ferreze, platten 
Bractez fimul íunctz, 946 febles 
Bulga per fehauríes aquas, rangebul 
Bulga in quam aque batillo (ge 
agítate infunduntur, ftreicbbulge 
In Bulgz partéruptam bacilliteretís 
& ftríati partículam immittere, cis 
Fcrbbols ober De cinpinoemn 


Cadmiía, Éobelt 
Cacías, oér winb fo von oft fubé vepet 
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Calceus fiphonum, pompen feud) 
Camínus, gledt/ líb.9. 
Camiíni pars patens qua fumi emite 
Camíni paríetes duo,re (tít,tad)led) 
&us & obliquus, fcbleten 
Canalis, wofferfeigc/gerinne 
Canalis, mclwincldoace auefdoyttet 
lib.s.ibid. feblemgzab/ eius caput, 
Canalís deuexusfiuemís (burdjlas 
nor, 9 fcblemgsabe/eius caput,bero 
Canalíslongus, lette (tto 
Canalis quadraneulus, Ser an? lauter 
Canalís anite) queagerinne 
Canaleslib.8. pudbgreben. 
Canalesaquagij, waffergerinne 
Canales cunículí, waffetfetge 
Canales duo deuexi, oct swifad) 
feblemaraben 
Canales magni, pudbd:eben 
Canales occludere, vo:fcbutsen 


"Canales fub oftijs, lotten barinnen os 


wafer auff oae Écrzab fleuft 
Canales recludere, euffsicben 
Canaliculus, gerinleim/vinfe/ lib.s, 
" Ferbeober rinfe 
Canaliculus per quem effluit fpuma 
argenti, gletglafe 
Canaliculi, rítilcin/ lib.s. 
Canalículí tranfuerfi, querÉerben 
Cannaferrea, eifernrozleim 
Cancelli, getter 
Capfía, Fumpf/ooerpucbtreg/Pifte 
Capfa breuis patens, turdblas/lib. 8. 
Capfa cuíus fundüfilis ferreís eft coz 
textum, ontdwurf 
Capfalonga patens, rellc/ lib.s, 
Capfíà patens, Feftc/lib.s.eod. Faften 
tcoer : 
Capfa patens, bun lib.s. eius mas 
gnus clauus ferreus obtufus, leitz 
nde fo im glas gcbet 
Capíz, trunen 
Capíz in quas uenz diftribuenda 
infjciuntur, teiler 
Caputarez, 9ceberoce baupt 
Caput 
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Caputfodínarum, funogsube., 
Caputfodinarumadueríum, eine ge 
genozumbs funbgzübe 
Caputfollís, belgbaupt — 
Caput pilí ferrei , pucber oS pucbeifen. 
Caput pilí quo franguntur panes ze 
reí, Üupfferbzecber 
Carbas, oer wine fo von off offno:t 
Caía putealís, Éaw : 
Cafa quam habítat przfes fodínze, 
.5ecbaus 
Caftéllum, wofferfoftc/ lib. 6. Éafte 
lib.i2, 
Catena ductaría, beintsen fell lib.e, 
efe fal, ibidem 
Catena ferrea, Fette 
Carinus, tiegdloocrfpor/ lib.o. ibid. 
geteuteritem, furbert ober singrube 
Catínus, 9cr satgen ticgcl/ Alter catíz 
nus, oct vnocr tíegcl 
Catinuszereus, pfanne 
Catínus ferreus, gífpudtd lib.o, 
Catillus, pfenleim. — 
Catílli aerei, pfenlein. 
Catillus cínereus, capelle 
Catíllus ferreus. ex acie temperatus, 
Sae erferne gefeilce pfeinlein. 
Catillus ficilis; feberbe. 


Catíllus triágularís; o:etecticbt fcpitbe. 


Caua,. gznblein ji 
Cauda follium,: balgffcrtsel 
Cauerna, rabftubclib.e. 
Cauernulz uenarü & fibrarü, b:ufen 
Caurus, 9 win fe von inittdl noft nost 
Charadra, weffer vis 
Chelze, feeren 
Chryfocollae collioédze ratio, bie wet 
fcberggrum su vozfamlen. 
Chryfocollze quam boracé nomínaz 
mus cóficiendz rationes, oicwerfe 
Cincrísuena, affcbe (bezras suficben 
Circíus, oet win fo vo weftnozt webct 
, Circulus ferreus,  eiferner ving 
Circulus ferreus ín quem flatus follís 
- duplicatípenetrat, oer ríng eatínz 
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neon mano; oen balg anfei 

Circuli, rínde | 

Cifium, laufffari. 

Cifiumalterum, laufftacn fs vie fef. 
niet bzaucben sx 

Cifium cui eft cífta craffis uiminibus 
.contexta, snefubel 

Cifia birotaà tergo trahentía arborü 
truncos, fcblafÉerne 

Clauus ferreus, eifeznernagel 

Claui cornutí, belg nále 

Cochlea, fdsaube 

Cochleare, Éclle/ lib.o, 

Cochleare altum, fdüffe 

Codax, sapffc 

Collectam exigere à dominis, *ort. 
oen gewercten su pu fosoeven. 

Collís affürgens círca machínze caa 
fam, baloc ; j 

Cómiflurz faxoriz, 65 abfetsen bes gez 

Condaue, bereitftubey lib.s, (fteins 

Cotínuatigilla per quae penetrát pa 
lí, bas gesimert (cozot 

Cóotignatíones quadrangulz, éocber 


Contignationes (icfactze, ut capíta tí... 


gnorum ín formís aliorum tígnoz 
ru includantur, gefcbleffene tocber 

Contignatíones fic fact, ut tíenorü 
capíta excifa fint, tocet fs incdnane 
oer deobellet 

Contus, ftecbeifen,/ lib.o. fdbladieis 
fen/ lib.u. 

Contusfofforum, 9íeb:ebftang 

Contus uncínatus,. teum/ lib.o. 
gletbale/ ibidem.fcactenbale/ bas 
Ec/ lib.i. reumeifen/ ibidem 

Coquere, ficoen/ober Fodoen 

Corbís, Éozb 

Corbís qui uerfatur ín uafe aquisrez 
ferto, oernaffe Fosbreber / ober a6 
nafjcaufrcoem ourcb oen Éozb 

Coríum terrze, oicerbeoberleins 

Coríafollium, balglcber 

Cortina, pfanne, 

Corus, oer wino fs v5 nostweft webet 

Crater, 
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Crater, Eeffcl/ban exit oben weit/ vnz 
ben eng voic ein Ee[fcl 

Crates, bozte 

Crates ferrea, eifernervó(t 

Cremandirationes duae, 5xweierler 
vf su róften/ Altera, oae róften inv 
eufigeftocbenen platsc/ Altera, 65 
zóften im ofen. 

Cribrum aeneum, ree 

Cribruanguftum, o«e ende fib; anz 
güftíus, bas engere/ anguftiffimu, 
oae berenne fiebxveldoce as engfte 

Cribrum quod uerfaturin uafe aqua 
rum feré pleno, oer riaffefieb reber/ 
eS oae naffc aufrebern ourcb 65 ficb 

Críbrumrotundatum, fiebreber fo e£ 
nen Éupffetnen lauf miteiman afe 
nen booa bat 

Cribrum ufitatum, rcber fo eínen bela 
tsenen lauff mit ciens eifeenen booc. 
bat / beifft oic arbeit oae robern vber 
oic Erentsboliser 

Cruftz, febalen 

Cultellus, Elíncfe fib.1o. 

Cultellus utrínc acutus, imeffer 

Cuneus, Fal 

Cuneus ferreus, fcbleifeifen 

Cuneus ferreuslatus, fcoet 

Cuneiferrei, cifeznema(fel 

Cunículus, (feli 

Cuniculus habens íus poffeffionis, 
etb(toln. 

Cunículus non habens íus poffeffio 
nis, ttengftoln. 

Cuniculum agere, (toln treiben 

Cupa, bettídy/lib.i2, 

Cupa parua, béte 

Curuatura, fele 

Cutis, smett/lib.s, 


Decoquereut denfetur in falem, 3u 
fal bzengen 

Decuma, ocrscbenoe 

Decumanus, sebenocr 

Demenfum, dye 
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Demenfum duplicatum, wber 

Demetiri, voxneffen. 

Dentes, Vimen,lib.c. 

Dentes axis, bebeblattert/o9 peb acm/ 
fitíb/ lib.o. 

Dens pili, fc:eme 8t teumlíng fib.e. 

Dens quadrangulus, fcbemel 

Dentes fuculz, bebblatten oco rone 
baumes rq 

Dentestympani, Fimen 

Defcendere gradibus in faxo íncifis, 
eufdebaueneu tuffen einfbaren- 

Defererefodinam, aufflaffen 

Defpumare, fcbeumen 

Deuexum ucl declíue montis, as qe 
bendeoce qcbivges 

Dimídiatae armillae ferreze, pfenleins 

Difcretores, erspudper à 

Diftributor, euftede 

Domicilia ín quo fal conficitur, Fot/ 
dd ficà Germanís appellatur pros 
pterforriaceos paríetes,quos quis 
dam faciunt, & tectum quod pars 
tim exluto conftat. Príma domiici 
lij pars, fttoftett/ Secunda, bao 
féctt/ T'ertía fiue poftrema falrsftete 

Domiícilíum fiue officína in quaues 
nz excoquuntur, butte 

Ductarij funes, gepd fei 

Duo canales deuexi, 9er fcolemdrabé 

E * 


Etefize, oer winb fo von vocftweft nozt 
Euentilatío línteamínum íactatu;bae 
fecbern mitlelacben 
Euronotus, oer win fo von fuben 
fueen oft vocbet 
Eurus, $erwinbfo von míttel oft fube 
Excoctio, as (cmclien 
Excoctor, fdbmetser: Qui fuccedit ui 
caríus excoctorís muneri, (doret 
er fo an oce meiftere (fat trit: eius. 
minífter, furlauffer- 
Excoctio zerís rudís mínus fynceri ae 
pud Rhetos, 95 fcbmelien oco Eupff 
er glagerts in $ gafffbafft Cyrol 


Excoctor 
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Excoctor prímus, oer fcbmeliser (o oie 
ctafcdbicot arbert/ alter excoctoroer 
(comeliser fo oic plaftbicbt acbeit/ ter 
tius excoctor, oc fdomclaer (o oen 
swtr vozpleiten ftc oocr 1ed) acbait 

Excoquere, febmelisen. 

Excoquendz uenz argenti uiui rati 
ones, oicwefe quectfilber ers su. fd) 
midgen:prima oae fcbmelisen ám ber 
oc: fecunda, oaefcbmeasenauf oic 
werfc oce oifülliveno:tertia;os (cbmel 
tenim ewe: quarta, oae feme 
gcn mit fanbc/e? affcocaufm oufus: 

quinta, o«e fdomdmen mit fanoe o2 
ecc affcbe ám xotno ofen. 

Excoquédz uenz plumbi cinereira 
tiones, 66e wifmut fcomelisen: priz 
ma, 949 [cbimetsen ber ber qiubé/ 
altera, oae fdmelaen in ficbtené vin. 
ncn: tertía, oas fcomelesen in eiferz 
nen pfenlem: quarta, oas feoimcdlisz 
ei ti ofen. emen fe:omibofen gleicb: 
quinta, oaà fcbmicisen aufm beroc 
fo auff oer baloc: fexta; oae fcbmclise 
en aufmowenbocberoc 

Excoquendarum uenarum ratio pri 
ma, oae fcbmelien aufm ffidb 

z2xcoquenc arum uenarum rattones 
tres, quibus os fornacís femper pa 
tet, oicoseifebmiedtsen mit oen offez 
ne aug. Príma, 65 fcbmeltsen aufm. 
gong ober oberos beltslein. Altera, 
oae fcbinditsen mitoem Erummen o2 
fen. Tertia, oas (cbmeltsen aufoic 
tobefcbicbt ober an(m lecb/ svie ee ore 
Kytolec nennen 

Excoquendarum uenarü plumbi ni2 
erí rationes propríz,, ít fonocre 
licben werfers plet cri sufcbmeltsen : 

| príma, $ae fcbmelesen in Ternten : 
fecunda, oae fcbmeltsen in Cacbfen. 
su Gite: tertia, bae fcbmcelsen in. 
YOcftpbalen: quarta, $as fdbmdisz 
enin polen 

Excoquendorumlapillorum nigros 
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rum ratio, oas5ínfdmedmen 
Exilire, berauf fpzuisen 
Eximere partes de pracfcriptorü nue 
mero;jotretel auf ocm retatbat neme 
Experíedze uenze ucl metalli artifex, 
piobirct 
Experiri uenas, pzobiren 
Extructiones fimillimz hís,quae cofi 
cíuntur fupra moletrínas, whberc 


Fafces uirgultorum, gepunb veifig 

Fauoníus, oer wino fo von weft webet 

Feces, toben Éopfe/ lib.i. 

Ferramentum, eifern fcblegel/  lib.s. 

Ferramenta, oer baucr seug. Prim, 
6«s bergefen, Secundu, rítseifen, 
Tertia funpffeifen. Quartu, fimel 

erramentum cuí ímponutur líena, 

646 bzanocifen. 

Ferramentum cui figura cunei data, 
(cbleifeifen. 

Ferramentum forficis fimile, fcbeve 

Ferramentü uulfellz fimile, cin Elan 
m/fo gleicb wie ein nopetfen dft 

Ferreum ínftrumétum cuius extíma 
pars furfum uerfus emínet, oer cíz 
feenebalc/oaran ein tono belgen 
Bloslcin ift 

Ferrum in alterum axís caput ínfixü, 
oae nennct man feblecbtoae eifen. 

Ferrü fignatoríu, gegraben ftempel 

Ferrum uncínatum, 94e eifen mitoent 
bectlein/ lib.n. | 

Ferri fcobs climata, eifen felid) 

Feruere, focfen/ liba». 

Fibra cauernofa, einozufige Elufft 

Fibra dilatata, ein gants fcbral flets 

Fibrafoffilib, uacua, & aquís peruía, 
ein Eluffc oie waffer tregt 

Fibra incumbens, oícbangElufft 

Fibra oblíque uenam diffindens, ein 
Elufft oic ostfcbicEe bey oen gand 
Fompt 

Fibrafocia, ein Elufft oie ficb sum dan 


gcostet 
» d Fibra 
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Fibrafolida, ein volligeElufft 

Fibra fubdíalis, ein.tagElu(ft ober tad^ 
gebenge 

Fibra tráfuer(a;cin Ereuts o9 quertlufft 

Fibulz, anwutffe/ite rosberg/fcbluvffé 

Fibulaferrea, Flammer 

Fibulz ferrez, Éropen 

Fibulz ferrez ter curuatze, Érepen 
auff otet osten verbzocben. 

Fifluras adigere, eimrítsbauen 

Fiftula, ro:t/ foznt/ lib.o, 

Fiftula zenea, Eupfer welcbin oS tozc 

Fiftulz ex bracteis factae, tozlein eer 
tellein 

Flabellorum prímum genus, flugel 
ven ounnen vii ftavdten bzeten:fecüz 
dir fluigel von Euztsé bzetftucfen.: ter 
tium, flugd von Éurtsen bsetffucfen 
Saran genfflugel gemact 

Focus, bero líb.n. 

Focus excoctorum, benbimofen. 

Focus ín quo plunibum purgatur; 
ocr (lofbero 

Focus in quo fal conficitur, bcrb/ po 
fterior eius pars, wits(te 

Fodina, giubceber secbe 

Fodinzuelcunículifemis, en bolbe 
5ccb ebcr ftoln. 

Fodinz uel cunículi ficilicus & dimi 
día fextula acícripulum, ein swei 
o:seffigfteil 

Fodiínarum fructus, aufpente 

Follis,balg/Folliu fedilía, balg gerufte 

Follis duplícatus, $wifacberbalg 

Folles teretes é corío factí, renocliz 
oerneblofbelge 

Foramen fpirítale, wínbfang 

Foramen fpírítale inferioris tabulati 
follium, winofang 

Foramen fuperioris tabulati follium, 
fpunolocb 

Foramína fiftularum, 95 depo: 

Foramína quz fuppeditát fpiritum, 
votnolócber 

Foraminafpiritalía, wínolédyer 
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Foramen trunci, 945 epos 

Forceps, sang fo einen bacEen bat 

Forceps ferreus;sangebatifien man.Eo 
gdn geuft 

Foris ferrea, sefernetboslein 

Fores quibus uectes funt, ftvoocl 

Forcs extra domíciliiín quo maffze 
plumbez líquantur, cr sulag bero 

Foricula, oce ventils tljo:lein. 

Forículze, fcnepperlein/ lib.1o. 

Fornax, beintsc/ libio. 

Fornax ín qua reí panés fathífcene 
tes torrentut, «efe. 

Fornax ín qua panes reí torrefacti 

coquütur,garberó eius magifter,gat 

Fornax ín qua argétü & pli (macbcr 
bumab ere fecernuntur,feigerofen 

Follesin qua calcfiunt panes zcrei, 
wernofen 

Fornax ín qua ferrum excoquítur, 
ténbero 

Fornax in qua fituitrü:príma, fcbme 

elisofen fecunda, alafefen/tertía, Ful 

Fornaxinquaplübumabara (ofer 
gentofeparatur, trebeber 

Fornax in qua uenze excoquuntur, 
fimenefen 

Fornax primze affimilis,eín ofen gleídy 
oanoarinneanmanoterobefeidtar 
beit/ood) vil weiter vno bober 

Fornax quz foramínibus uento inz 
Ípiratur,uulgo uentofa, wínoofen 

Fornax fecunda concaimerata, ein ge 
vwelbter treibberb, Fornax fecunda 
ítem concamerata,fed qua ín quie 
bufdamà proxíma differt, oet treíz 
bebero in Dolen vno *Ondcrn. 

Fornax fecunda uento expofita, as 
trabenonoer oem Élots 

Fornax fecunda ín quo plumbum ab 
argento feparatur,. treibebere 

Fornax fimilis furno, fplefefen 

Fornacem interíus faxorum elareís 
& luto incruftare, ofenen 


: Fornacum camerz qua fumi cócipí 
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unt, ocr randyfang ober gewelb vber 
oen febmdaefen oarinnen man oen. 

Fornacula, pzobirofen — (vaucb fabet 

Fornaculalaterícía, gemaurtér pzobir 
ofen:ferrea;eifeener pzobit ofcn.: ficti 
lis, tenner probi ofen. 

Fornaces ín quíbuszes cit plübo mí» 

- fcetur, fcomelsofen 

Fornaces ín quibus recrementa reco 
quuntur, [cmceaefen 

Fornix, beode 

Fotfalatensíuxtalacunam, $aé auf 
gcbzecben oztlein. 

Foifà latens uel occulta, ein leng oocr 
felozt/eocr querfcblag 

Foffam agerelongam & decliuem, eí 
nien wajter gtaben miacben/vno im. 

' ein refeb macben. (laben. 
Fofsà latente fubítruere, ein Fajté fce 
Fo(sá patente ducere, ein tofcb treiben 
Foffas ducere, fcbó:ffen 
Foflor, bar oScr bergbawer ^ 
Foflores qui colla gerunt íntorta, ' 

Érumpbelfe 
Fragmenta uenarum, Sefcbube 
Fulturz natiux relfo nices, bergvle 
Fumus uirofus, fdywaoen (feen. 
Funis ductaríus, fal 
Funículus canabinus, ein fcbnur 
Füiculus ex phylírís tiliz factus, poft 
Furce lignez, faffen gaben 
Furcillaferrea, eifetne fcblacfen gabe 
lib.s. 
Furca fepticornis, oicfaffen gabd fe 
' ficben sacEen bat 
Fuüf, Éebbolser barumb oie gepefeil 
! fein angetrieben / oon man oie feci 
' beivno bolser sufammen cin Éosb 
nennct/ ítem fpinbelen 


Cüllicus, ocrwín? f» von nost nott oft 
Globus, Eogdl (eet 
Giraues halítus, oumpfíg bofe wetter/ 
có fa occ oumpf alt ober worm 
Girus, vcr gcseug oamite man oón Dut 
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Vfbebct/oen.nefien clic einen ftoscb/ 
etliche cinen Eranid; 


Flalínitti conficiendi tatio, oit svcife 
faltiter suficoert 
Harpago, ftursbacbe ober fabalc/ 
| psemb[]cbuc 
arpago pergrandís, pzeémbs | 
Hemícyclíum, oenlegeb:ctlein 
Honio funem ín brachiü uel pectus 
. inuoluens, ocr(acÉsieber 
Humorís receptaculum, aístidbt 


Incilía, geben fo mit ftciien anfiges 


' maurt vno verfieieben 
Infundibulum, fturtc/gofe 
Ingeftores, oicberg anfcolaben 
Infiderein bacillo, auf ocm Enebel cin 

fabren. : 
Inftrumentum cui index eft, compas 
Inftrumentum cui índex,quo Alpini 
meníores utütur, oct fcbmercopafs 
Inftrumetü ferreu, cuius extíma pars 
furfum uerfus recta extat;ber ciferit 
baÉc: ínftrumentum aliud ferreum, 
uulfellze fimile, Éleniné 
Inftrumenti: ferreum, machínze qua. 
folles comprímit, fcbinbate/li.o. 
Inftrumétum ferrcum quo teria tere 
beratur, pózaifen ; 
nftrumentum metallícum fignificás 
mundípartes, (erberdcompaf — 
Intermiffione operarü cocedere, frifé. 
Interueníum, emEalbergee — (gebéers 
Iudex metallicus, ein bergricbtcr 
Iuratí duumuíri, swen gefcbwosne [Jr4 
ein gebirgebefbaren dp 
luratus partíum uenditor, Érenglee ' 
L 


Labrum, wenne 
Lacuna. fumpf/ ítem, ftrecfumpff 
oatific (id) 65 woffer famlet/teicb/li.12. 
Lacus, weffcb treg/ lib.s. 
Lacufculus, oer gantselauter trog/ 

- fumpfflein/Faftc - 
m " Noa cecus 
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Lacufculus ei fubiectus,oer ven?ctreg 

Lamina, pló55/ lib.c. 

Lamina zrez, febarten 

Lamina curuata excoctorum, fpes 
cifen ober fcbelcbin. 

Lamínaferrea, aferribled) 

Laminz ferrez pars qua extat fore 
nacula, auflaoung 

Lamina ferrea craffa, pfabeifen 

Laminaferrea foraminum plena, i2 
fern gitterlein 

Lamina ferrea utríng; curuata, fcbáb 
afen/ftezebin 

Laminz foramínü plenze, feneifen 

Lanx, fcuffd. Lancís mediae cautr, 
bas ronoc aufigco:scte tuldtein 

Lanx ftríata, oie fcbuffel fo imwenbig 
aufigeosebct / von bolen (alisen/wie 
ein fdbnecfen beuglin. 

Lapilli mínutulí quos flumina defe» 
runt,quomodo capiuntur, it 
man oae affter auffebet 

Lapillí nigri magni, g:eberffein 

mediocres, Érenftein 
parui, schwer 


Lapilli nigrí maiufculí, gratpen. 


mediocres, vberfcuf 
Lapilli nigri maíufculi, gteberftein. 
mediocres, niittditen 
mínutuli, Eleiner ftein. 
collecti ex matería, quae lae 
uatur, feiffenftein. 
Lapis fiffilis, fcbifer 
Lapis zerofus fiffilis, fcbifer 
Lapis ex quo conflatur plumbi níe 
grum, glefirt vnb plaert 
Lapis facileigniliquefcens, fiiis 
Lapis fiffilis erofus, Fupfferfcifee 
ober Lecbfcbifer 
Lateres, cifernesiegel 
Lauandirationes, oievefcbwerct: pri 
ma, 05 wefcbwerctourd) oen fcblem 
gtaben: fecunda, oae wa[[cben vber 
65 geobelle:tertía, ber gemein (clem 
g:ébé quarta, 95 waffkcbé vba te(t: 
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quinta,3 Eure bearo:fexta,S planberb: 
feptima, 9«r fieb aba 

Lauandori ramentorit aurí ratióes, 
65golo waflcben: prima, 95 woffcben. 
yberos locbichtebzet: fecuda;os waff 
ebé in (eren : tertía 05 wefcbé vber 
Ozotbztt mit o:ote vbersogean: quarta, 
65 Dostug«lifcb gelo waffebé: quinta, 
65 wafjcbé ober 05 geriste bs«t: fexta, 
65 waffcben ober o5 gelerbte bset:fepti 
ma;5 waflcbé anffin bero/a 05 baupt 
Feulicbe tulctlein Battoctaua,o5 waffz 
eben aufm berb/fo viezecicbe qsublin. 
bat: nona, oae waffcben aufs berbe/ 
voelebeo vot bzeten fo vaudy vr sotig: 
decima, 5s waffcben aufm bero mit 
ecofa ebcr pferbbenten verbecÉt: unz 
decima; o5 gelofamlen mit vbelen: du 
odecíma, 5s waffcben vber 6s ditur 

tficb: decíma tertía , ae weffcben vber 
6a6 berinnetficb: decimaquarta, $as 
vofichen vber ben rafienidecimaquín 
ta, oa6 waficben im. dref]en ficber trog 
vn ficbern:decimafexta: 55 golb fic 
ern:decímafeptima,5 waf]cbé ini bu 

Lauanda materíze cülapillis ní. (bel 
grís uel metallorü ramentís permíe 
ftze rationes, oie wefen switterberg 
vnb ande metallifcber abfcbilfung su 
feiffcn: príma, quae uetus eft, oic alte 
feiffen exbeit. Lotores, felcbe feiffnec: 
fecüda, 65 feiffes ober ie flos o? flo 
diaben: tertía oie derinarbeit; quarta, 
oic vbaf arbeit:quinta qua noua eft 
oie nee (affe arbeit/ beift vbere blecb/ 
fexta, quz etíá poft hanc ínueta eft, 
oic neulicbfte (affe atbcit: feptima, 
oicflut greben:octaua, 05 golo waffch 
enin wafferufien:inona;Ss pelnifc 
pleier waffcben. 

Libonotus, 3 win? fo vo fuo weftwes 

Libra,pfuno,micbt allcin wag:pri (bet 
ma libra mínor, 95 weglcin oatinnen. 
manos cro vit oen sufats eimwiget : fez 
cudajbatifien man 05 pleicrg suwiget: 

tertía, 
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tertía, Sartficn man o5 Foz auffseibet 

Libraftatiua, auffíats 

Libramentum, welle ober wiberwag 

Libra penfilís, wag 

Libramentü fiue tympanum ínferiz 
us, Occ wiberwag/ ober vn9e fcbabe 

Lignüfiffum & híans, Eloppe 

Lignum teres, sapffe 

Ligula, sunglein 

Líenalonga, treibe fcbeit/ lib.1o. 

, Ligna quib.fünt tenuiffimz bracteze 

flabellorà quorüdà ínftar crifpatze, 

LigneabractearotüdataJlauff (bertc 

Lieo, Éelbaw | 

Liioo fimilis roftro anatís, bic Éellyau 
fo geftalt voic erm enten fcbnabd 

Ligones cufpídati, Eelauen 

Ligonceslari, vaofjauen 

Límus, fcbla 

Lingua, bunb/ lib.1o, 

Lintea, planen. 

Liquor candidus prímo é fornace de 
fluens,cum Goofclaríze excoquitur 
pyrítes, Eobclt/ quem paríetes for 
nàácis exudant, conteríe/ 

Líxiuium,langcburcb affcben gemacbt 

Locarealiquot paffus uenz fodíene 
da, voibingen 

Loci deuexí &€ concaui, fcblucbten 

Loci ualleftres, tbde 

Loculamentum, oae eifernegevierten 
benflein Lib.e. gebeufc oarinnen oie 
wag jtcbet/ lib.z. Vaffe/ lib.1o. 

Loculamentii penfile, bangéo beuflin 

Lorum, tine 

Lotores, wefcber obct feiffner 

M 


Mlachína omníü quz aquas trahunt 
maxima, Ferzao ober Funft 
Machina príma,qua etíam aquae ex2 
trahüturjbaipd. hanc alíqui gíireilz 
Iü uocabulo latinis nó ufitato noz 
Mlachína altera qua etíá res (mínàt 
foífiles extrahuntur, fdywengtab o3 
" tébbafpcl: tertía, Gicronocfdycibeba 
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mite man berg sabet: quarta, dtpcl/ 
quínta;oie toffunft mit 9 psébffcbebe 

Machina qua res graues demittuna 

turín puteum, biuftwinbe 

Machina qua uenz ficcae pilis przez 
ferratís tüdütur, 5; trengepucbwerdt 

Mlachina quz folles comprimít, oie 

velle fo vori einem waffcrzoo getric/ 
bein svítot mit iter sugebózun d 
achínz pars quae folles cóprímit, 
ore wellenmitoen (tticben. 

Mlachína tractoría, cin bafpcl/ deseus 

ge fo berg vno waffer bcbet 

Maachinze fcanforíoe, forte. 

Mlachínz fpíritales, winofeng/deseud 

fo wetter buingen. 

Mlachinz fpiritales, seuge fo wetter iii 
Oi gztibé bzingen/o béfce berauf sie 
ben:Primi genus winbfeng/eíus pri 
ma fpecies, veibfeng nit bzctté vber 
ecc crenivvero; fecüda,sweicrlet lotter 
inbfenge:tertía, 9 winbfang im vef. 
Secundi genus, focer/ eius prima 
Ípecies;ber fecber in ber fcbebeos rum 
oen gebeuf oen ein befpcler scibet/ fea 
cunda & tertía, oer (»cber in cimiem ge 
vicrten gebeugican ocr erben onb enta 
bozmit flugcln vicein mule: quarta, 
Oc focber in cimer fcbeiben/oen cín waf 
fcrieo vimbtrebct, Tertiu genus, wet 
tct blafbelg/eius príma fpecies, 9 svct 
terbalg/ocr bofc wetter v& oem fepacbt 
ourc lotten scibct ober gfite oaronrdo 
binein bzengt : fecuda,ber wetterbalg 
occ Gute) rezen £n imer. ftoln. wettce 
b:ingct: tertia, ote wetter belg fo most 
tritt: quarta; oic wetter belg mit rena 
ocn fe:baben fo cín pferbc tritt: quínta, 
ote etterbelg 9o cin pfero wie in. éinee 
tofimüle orc ftcbenoc welle eimbtrabt 

Mlachinz quz uenas udas pilís prae 

ferratis tundunt, ote naffen pudbz 
weid:prima;eae naffepucowerd off 
filbergeng:: fecunda;bas naffe piicb 2 
verc au(f switter: tertía, bas anbce 

Ys "nde 


earn e n a eet e 


ees 
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na[fe piicywerct auf svitteriquarta, 
04e ozitte naffe pucbwercE auff swite 
te: quínta, 9&6 golt pucbwerct in 
"Ierncen 
Mlachínz quz ut fiphones fiftulis 
hauríütaquas, $eude: prima, beintse 
oct cin sud/altera, bet swifac) bemtse: 
tertía, vabEan ober roffunft/ quarta, 
tafcben bafpel/quínta,banbsug fo 5wo 
vcllen bat. fexta;tafeben vao 
Machinz quibus panesleuátur et re 
ponütur,geseuge o? (Eoscb/o3 Vrütc/ 
noftri etíà appellát cíconíaslat. oru 
Mlachínz: fitulís aquas exatlátes, (es 
voaffectunftlein fo mit Pannen beben. 
príma, oie vafferFunft fo cin befpeler 
sect. Secunda, oce Ditruuij waffer 
onft mit bem mangd rab. T ertía, oie 
vaflerfun(t mit oem woffcrzao 
Mlacífterferrum excoquens, rennet 


IVlagifter metallicorum, bergmeifter : 


IMlagifter fal conficiens, svítcer 


. Miagifter fiue purgator argenti, file 


ber bzenncr : à 
IMlagifter fiue torrefactor, oetzer 
Maagnus malleus ferreus, oer bairier 

oen ein vajferzao Debt (bafen. 
Mlaiora bacilla ferrea uncínata, bestz 
Maiorespertícae, grofebecPfdbeit 
Maalleusligneus, belisenebeine 
Mlalleori maíorü paruus,paufcbel su 

/beiben benoen/magnus, groffeuftel 
Mlalleorum mínorum mínimus,tit$2 


feuffcl/ medíus, banbfenftel/ maxi2 . 


mus, paufcbel su ciner bano 
IMalléus quadrangulus & craffus, 

quetfcber/alter,fdyetobammer 
Malleus d faxi arenarij, ín folo forna 

cis locádi, partes extuberátes refcca 

Mlanubríum, fide (tur;pilé 
Mlarculilignei, boltsenefcblegel 
IVlaffa ex cancellís formata, palle 
Mlaffa plumbea, pleíftuct (fe 
Mlaffze ferreze quadrangulze, ftécEci 
Mlatería metallica, ae were : 
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Maatería metallíca reperitur in. canali 
busuel cohzres & cóotinuata, sand - 
bafftig/uel difperfa et per eos fufa;nt 
ríg/uel uentrís figura extuberás,bats : 
cbigE/fo ber gang cin baucb wirffc/ uel 
ínuenis & fibrís à uena príncipali 
ortís,quafi ín ramís fparfa, effid —.:- 

Mlatería lapillorum expers, defcywee : 

Mlatería quae dum torrentur (ftucte 

lapilli, confluit, fefe 

Mlaterí& metallícá difcernereà terris; 

Mledíacatínipars, fpó» — (ertsfcbeioe 

Mlediz lancís cauum, $9a6tunoe vg 

deosete tulctleis 

Mlenfor, marfdeiber ober fcbiner 

Mletallum cuneo fecare in partes,9aé 

ec nut meifdn sufdbsoten. 

Mletallü ferraméto forficis fimili coz 
cídere, 65 erts mit einer fcberé sufdbnet 

IVletallum malleo percuffum — (oen 

dilatare, ert$ quetifeben. 

Mletallü rude uel uená przftantem à 
terrís & faxis fecernere, erlauben 

Mlnifter, furlauffer/belffertnecbt 

IVlínium fecundaríum, menning 

Minora bacílla ferrea uncínata, «t 

* featbacles 

Minores pertíce, Vleinebect(cbeit 

Mliftura, ae pleicomol/ lib.xo. 

Miífturaauri uel argenti ci plumbo, 

Mliftura zrís & plumbi & ax Qverct 

genti, werc 

Miiftura cuíus dímidía pars ex zere et 

argento conftat, Eobelt 

Mliftura debilis & uíríbus carens;etrt 

wetct fo müfig vno vnfdymebig 

Modiolusrotz, nabe 

Mlodulus, sober/oarifien mons vfige 

teilt falswaffer in oic Eóte regt 

Molz, mhül(tcin 

.Molendiratíones, oic weifen doloert$ 
9fi switter sii malépríima molajte ge 
meine wei 6a oic müleein wafferzao 
ticibt:fecüda,cuíius rota ab equís aut 
afinis;aut caprís uerfatur, bie rofunii 

: le:tere 
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le: tertía, cuíus orbe calcátes círciaz 
' güt, oie müle mit oer fbeiben oicman 
tritt:quarta,quae manibus círcuacta 
uerfatur, bicbanbmile quinta, quae 
nno tempore;aurí uenam tüdit, mo 
lít.lauádo purgat, ote golomüle nut 
oem teengen pudowerct 
Molybdzna, berbplei 
Molybdana ín medía catíní parte or 
Monetaríus, munter. (ta; fpósbero 
Mlonctaríorü magifter, muntmeifter 
Mortaríolum, capellen futter 
Murus,fepilt:humilisfurmeutlein 
Murus quí príncípale murürab igni 


Murus qui quarti mu (defedit,fcbile 


rülógu munit cótra uím ignís;fdjilo . 


INarís, lieffe : (in Ongeni 
INeufolz dd eft metallios vf Eleinen. 
INitri coficiedi ratíocs, oic vafe niter7 
o9 tíncar/oÀ bauracb sumacbépríma, 
osnitter mace am Y filo : fecunda, oie 
vweije niter vo genmadbter niter lauge su. 
O (ficben 
Ochra ex plumbo facta, pleigecl 
Officina ín d argétuab zre feparatur 
feigertbutte 
Otfticina fiue domicilium ín quo plü 
büab argéto feparatur, treibbutte 
Opera, fcbicpt: extraordinaría, lebige 
— febicbt 
Operculittrebebut/li1o oecEe/libaz, 
Operculitampullz, bela o9 olembicE 
Operculü foraminis fuperioris tabu 
lati folliu fpuno:inferiorís aut, oedfcl 
oce winbfange 
Operímenti, fturtse 
Orbis, fceibe/ lib.s.ó. 
Orbis ex faxo formatus, tonoftein 
Orbiculi, fcbeben baranf oic fal aud) 
gebniitem,pontpensed 
Orbiculus ferreus, eas eiferne veolein 
Organum quod folles díducit, oer 
balgsig (pütfte 
Oríchalcca fila colligata, ic meffine 
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. Ornithize, 9crwinb fo voi 
eft oftfuben webet 
Os cunículí, 6cs ffolno tmumbloc 
Osfornacis, aude 
Osfornaculz, munblodo/ munbbol/ 
tbeslein 


. Osfpirítale, $fpunb fo bei winb feet 
. Ofcula, lódper wie eisucbten/baben ixe 


febutsen/wan bic plets voller fein/ 
fbutset man far/lib.is. 


Palus, ffempffcl 
Palos ín tígna immittere, vorpfenbe 
Panes zrís fathíícentes, Vinftocfe 
Panes ex pyríte uel cadmía conflati; 
ftem. 
Panes ex fpinis conficere, ftucfeaug 
$oznen madpen. 
Panes ex fpínís uilibus confedti, ei 
- feeneftuct 
Panis, (tuc£/lib.ui, 
Paniísargenteus, pliclfilber 
Panes ex pyríteconflati, fteín o8 led 
Panes prímarij uel ex zererudí cóflaz 
tí panes, (tein ober lecb 
Panes durí quí plus argenti ín fe cori 
-tínent, zcicbbartwerck 
Paneszrei fathifcentes,Finffocte/paa 
nes fecüdarij,vozpleiftein/obet vo22 
pletlec?: panes tertíaríj, swir voz4 
pleitftcin o9 lecbrpanes duri ín quía 
bus mínus argeti íneft, erm o3 ou 
ba:twercl: panes quartaríj, bartz 
srcE;panes ultimi, pirftcín 
Panes ex lapide fiffilí zerofo confecti 
fiue prímarfj, (tcn: panes praeterea 
duplíces funt,quoru alterí reí exíz 


ftunt, Fupffer: alterí cum prímaríjs 


panibus recoquí folent, trogffeín 
Paríes camini obliquus, flacbe feblete 
Paries camini rectus, (conurgericbte 
Paríes inter pofteríorem foci (fcblete 
in quo fal fit, parte , & tertíam do 
mícilij partem medius, sáun 
Pariíetes qui funt à laterib. fornacis 
Y 4 inqua 


" Pedes, füjfe 
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ín quaargentü & plübüab eere fe 
cernütur.feiger weno / paríes príor, 
fütwano 

Partes fodínze uel cunículi, teil oet 
tuctue 

Partículze eminentes, sapfas 

Parui cuneilatí, fcoern 

Paffus metallícus, lacbter 

Perones, wafferftifelen. 

Pertíca, f£ab 

Pertícze minores, Fleine bectfcbeite/ li 
bro.12.maíores, drofebedifdoate 

Pelfulusligneus, rígcdl 

Peftilensaura, vo:gifíteluffc 

Pilz, tefdben 

Pilum, poipenftangc/ lib.s. 

Pilum dentibus carens, Folb 

Pilum zneum, Eupfferner ftófel 

Pilum excoctorum, ftegbaum / eocr 
Folb/eber (tof Eolb 

Pilumlatüm, oae bzeit geffend 

Pilum quo franguntur panes zrei; 
Eupfferbiecber 

Pilum teres, ffopffbolt/ lib.o. 
item, oóaarunb gefteng 

Pila, gefteng/ lib.. (femp(fcl/ lib.s. 
pfalcc/feufie 

Pilaferrea, eifeeneféenglein 

Pinnz, oicfcbauffcin oes race 

Piftillum, ftófel 

Planicíes montis, oicflebecins gáge 

Plumbí cutisímpura, abftricb 

Plumbum depauperatum, frifcbpler 

Plumbum díues, rcicbple/ depaupe 
ratum, frifdbplet 

Plumbum ienís uiín cínerem refolu 
tüm, pleafcbe 

Plumbum ín globulos reductum, gc 
Eo:nt plei 

Pompholyxlutea, dderbutraud) 

Prafectus metallorü, bergamptman 

Praefectus rationibus, febicotmeifter 

Pracfes fodinze uel cuniculi, ffeiger 
ever butman 


Lr. 


DE RE 
Prefeslaborislauandi, $e ober(t 


feiffner 

Propríctaríus, gsumbberze 

Propríetarij partes, erbEuctue 

Profctipti, ocren tal ins retarbat gez 
fest werben 

Puluis carbonum, Folgeffube 

Puluís míftus ex quo focus & catis 
nus perficiuntur, geftube 

Püluis terrenus, erogejtube 

Puluís ualens,quiaurum ab argento 
fecernit, fcbeibepuluer 

Purgatorargenti, filberbzenner 

Puteus, fdjacbt/ Éunftfcbacbt/ lib.e, 

Puteus oblíquus, ein flader (c:bacot 

Puteus quilacunzloco eft, waffere 
ftbacbt 

Puteus rectus, ein fdyadyt oer gericbt 
gefuncten 

Puteifpiritales, wínofcbedpte 


Quuadrangula contignatio, fcbzet 
Quadrans fodinz uel cunículí, ein 
feicbt 
Quadratum, ic vicrung 
Quiddà fpumz argeti fimilejbosnlin 
R 


Radius, fpeicbe/ftreicbbols/ Tib.s. 
Ramentumloturacollectu, geÉretse 
Ramus cóuolutus, sufaren gewicedt 
Raftrum bídens, Érail fo (xeío 
" swen sacten bat 
Raftrum trídens, Érail 
Raftrilignei, bolisenevecben 
Raftellum bídens, bec 
Receptaculum, oae bolaen geruft 
R.ecrementa, feblacfen 
Recrementa, quz detrahit magifter, 
quízs e panibus torrefactis confi 
cit,. gatfcblacten. 
R ecrementa ferri, finber 
Recrementa plumbi, plafeblacfen 
Rector machínz, fengfisce 
Reliquiz hordeíex quo ceruifia eft 
Repagulum, ticgel (facta,treber 
es 
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Resfoffilis fpumae argetí fimilis, mif! Saxauenze zerís dilatatze, 


pucld in sitter gzüben 
Res effoffas alueís fubtrahere & rez 
tro fundere, en berg su rucÉ (tive 
Res inanis, $aetaube 
Reftis, peftenerftvic 
Roftrum, fdnabdl 
'Rota, woffeoo 
Rota dentata, Famp:ab 
Rota quz à calcátíbus uerfatur, vimb 
laufftaó vote tn. einer mangcd 
Rota duplíces habens pínnas , $5 rab 
: fo swifacb gefcbaufflet 
Rotz theca fiue loculamétit,rabftube 
Rotz, Éo:bfcbaben; lib;é, 
Rutabulum, febutftange 
Rutrum, Erase; lib., Érucle/ib.o. 
feurtructe/EvucFafenreuttrane eo. 
,Erucleifenz ui. 
Rutrumferreum, eifernefratg 
Rutrumligneum, Fiftc/ftacbbolss 
Rutellum, ét 


Saccus, libernet fac ; 
Sacd 6 fetofis pellibus fuillis confee 
Cí, po:ftige feufece 
alex cínere anthyllidis , uel alterius 
, herbze falfze factus, falalÉali 
Salínz,, aufigeftocbene plesebarinnen 
fols gemacbt wiro 
Salis cóficiédi ratíones, eíeweife falis 
5i macben: prima/ wieman mebzfalts 
1nacbt: fecunda, wienn sas felisi 
pfanen feiot:tertía, 65 falss ficoen in fie 
ocbeffen quellen:quarta,;eas falts fiez 
oan in cifeenen tepfen:quínta;oae falts 
"ficoen im berbe fo falis wafer euff bzen. 
meno bols goffen wiro:fexta, oae falis 
ficoen auf gemadptem faliswaffer 
Saxum, felften/ lib.s, 
Saxum folidum,quod ín folo fornae 
cís locatur, foljtein. 
Saxum termínale, lecbftein 
Saxainuerla, citi wibepo:ftig gefteiti 
Saxa quadrangula, wercttuc 


SECYNDYS. 
gebirg bcé 
feowebébé gangs oce fietsce am bars 
Saxum rubrü rot gebirge: alteri item 
rubru:toter Elcc5, gecbulle, 4. gnieff. 
5. febweblen. S. oberzaucbftein. ; secbe 
ftcin. 8. vnocriandp(tein, 9. blitterftein, 
10, oberfcbwelen, vi. rinittdlftcín.i2, vnz 
Serfcbwelé.13.acp.14.noiwerg.15.lot2 
vcrgaó,Vamme 
Saxa uilía,quz natura de diuerfa ma 
tería compofuit, gzinoffein 
Saxipars pendens, $as bangeno oce 
gange 
Saxi parsíacés, bas lícdenoebeo gage 
Scale, farten 
Scal excoctorurn, flicEleitcer 
Scamna,lib.o, poce: baisc/ lib.i; 
Scopz; pefer. 
Scribafodínarum, bergfdbseiber 
Scriba magiftri metallícorum, oce 
bergietftere fcbseiber 
Scriba partíum, gegenfcbzebee 
Secare in partes, sufdzoten 
Becretor, fagerer/ liba, 
Sella, oae meffing Elo; libio. 
Sella znea, fattel/ lib.n. 
Bepes oblíquz ín pratís, eufftricbe 
Beptentrío, oer wínb fo vonost webee 
Septum, fcbleuffe/ lib.z. 
Sefcuncía fodinze uel cuniculi,cós Dal 
befcbicht 
Siccare, tteugen 
Sítula;: pfusainier vnb wafferanne/ 
Ufolaimer (s 
Signo in faxum íncifo pangere termi 
nos, €ín ftuffe fcolaben 
Siphones;potpentprimus, fecundus 
& tertíus nulla habét propría uoca: 
bula germaníca:quartus, oie porpé 
vafer Funft:quintus;bafpdpormpe:fe 
xtus, raopompc /Ocr bafpcdl porpceis 
gleic:feptímus;bte neue Hséfribiftos 
fifcberabpompcodauus,bic an ncuc 
vabpopt.o. Dicoxitte neilicbfte rabpop 
Siphunculus, ro:lin/ wddce bierozc 
bát/ 


INDEX IN 
bat/fo fic fosne obé ntcbt anfigefibnitté 
Siphüuculus oríchalceus,d aqua hau2 
ftaad incendiu exprimiturme[finge 
Situla, Éannen (fpsuse 
Socius eius harpagoné pergráde ad 
, alteri tympanü admoués, ptemfer 
Solarij pauímetum, oe fallere booen 
Solez, feljtucte pps 
Solea ferrea,eifern foljteinzafcren bled) 
Spatha, jtef&eifen/ lib. 
Spatha exciforia; fcbabeifen 
Spathaferrea, ftefifen 
Spathalignea, turfcbat/ lib.i. 
Spáthalíenea excactorum, flictjcbeit 
eocr Elabfdat 
Spínze; be:ncr/róftootncer 
Spini,quz de panibus ex zere et plü- 
bo conflatis,dum ftannürab are fe 
cerneretur, ortz funt; frifebbosner 
Spinz , qua de panibus ex femel res 
coctís fpinís conflatis, ortae funt, 
ooznerfo eim mol geatbat fano 
Spinz, qus dum panes fathifcentes 
torrentur,ortze funt, rójtoozncr 
Spina utiles, aferiebozner 
Spínz uilífTimze, oie geringjfcoozner 
Spínz qua de plübo,cum ín fecudis 
fornacib. feparaturab argento, dez 
trahuntur, abftticb 
Spirità fuppeditare, wetter bzengen 
Spumaargenti, glette 
Stannum, fd»wars pla 
Stannum pauper, ftifcb einftricb/ me 
díocre, zeicb einftvicb/ diues, trab 
|. vino verc let 
Statera, wage. 
Stipes chelas habens perforatas, ein 
: geswifclt ftambols 
Stipítes ucl afferes craffi, bofpclfturtse 
Stipites ad faxa termínalia affixi, pfcl 
« fe man an oiélecbfteim fcolebet 
Strueslígnoru fiuecrates, róff 
Subcifiuum, vberfebar 
Subfcus, mülefen ober imeifel (gebet 
Subíolanus, 9 win 9 vo oft welct 93 
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Subuefperus,S win fo von weftfuoen 
Succutere, trofteren (webet 
Sucüla, trenbaum 

Supernas;9 win fo venmoztoft webet 

Sulfurargento admifcere, $«s filbcr 

im f(cywefel freuben. 

Sulfurís coficiendi ratíoes, ote weifen 
fcwefel sumacbé: príma, $5 fcbwefd 
macbz im tepffen/ fecüda, 65 fcywefcl 
Siadben im ofen wie si IRremenau/ter 
tía, Gas febwefel macben in Erugen 

Symbola dare, supus geben 

Symbola diis indicere, supie anledé 

T : 


"Tabula, fdan 

Tabella,leiffe/rigcl/o3 bsetftud/tiflin 

"Tabellae dua inter fe tráfueríze, quas 

- tertía decuffat, e«rquerd 

Tabella quarum alía alía altíor cft, 
ae geobelle ono wiberftoffe 

"Tabellz tilíaceze tabularulatera cin 
gentes, linoeneleiften 

"Tabellze tranfuerfae, liften 


: 'Tabulatum, bune 


"Tabulatum aliquantu declíue;fturmse 

"Tabulatafollium, balgbzctte 

T'egula, muffc 

"Temperatura, miffcbung o8 sufcblag 

Terraferruginea, efenfcoue 

Tefta, teft(cbirbel 

Terra díuuli inftar aggerata, ftuffe 

"Terra fere lutea, .alucb 

"rafcias; ber vino fo von nost nost 
vocft vocbet 

Tignum breue, fcbemd 

Tígnum curtum, fcbemderauff bcr 
treiber fitst/eno baran mon oic pfcro 

Tignüiínímo craterís ftratu, (fpafiet 

oer (cg oct vnoer bae gosimmer oce 
Ecfjcle quer vber gelegt ift 

Tignum mobile, fóncdlseug 

Tignum per cuíus foramen penetrat 
axículus, fcweng«l 

Tignum quod uerfatur circi axícuz 
lumferreum; fdjwengd 

Tignum 
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Tignum ftatutum perforat, Elobe/ 
feule/ lib.o; 
igna, Sae mlülgebicte/ lib.a, 
Tigna duo cóíunctajs; geftenge/ li, s. 
Tigna erecta, ftulen/ lib.c, 
Tiena excauata, ber Foffe oce beinsen 
Tienahumi ftrata, fiueib.s. (fale 
Tigna humi locata, fcbwellen 
Tionainfronte & tergo putei colloz 
cata, pfülbaume 
Tigillain terra defoffa, ffappeln, lib. 
12, tíoilla eís immiffa, ftécÉbaume 
Tignalongiíffima, wanoruten/ lib,s. 
"Tigna per ínterualla collocata, trag: 
ftemyfcd, lib.s. 
Tignaobliqueafcendentía, (feiffen 
, Séranffoicarmeruben 
Tígna oblique defcendentía, panbe 
Tionatranfuerfa, rigdl 
Tiena tranfuerfaría duplícata, etm 
fo ic quer vber qcben/ vnb in eimanz 
oct gefcbloffen fein. 
Tigilla, »enbeltser oocr óxumboltser/ 
"T icilla inferiora, ftege/ lib.s. (lib.s. 
Tieilla quz longís axís dentibus de 
preffa folles comprímunt, fcbeird 
"Tignarobufta, tragftempffd, | lib.s, 
"Tieilla rudía contínuata tígnís paue 
lofupra infimam puteí partem fuz 
perpofita, fcbufbune/ lib,s, 
"Tigilla (tatuta, tbozlein beltser/lib;s: 
Tigilla teretía, ÉappenFaftenftangen 
lib,s, 
Tigílla tranfuerfaría, einftricb vnb 
. felboltser/ lib, s. 
Torrere, oé:ren 
"Trabes, ftegebarauffoie gepelfeil den. 
"Traha carens capfa, fcbleiffe 
Traha cuiimpofita eft capfa, fcblitte 
"Tripus, ftul 
"rochlea, Elobé 
"Trulla, Eelle 
Truncus, ffoct 
"'ubuli, ro:lein 
Tympanum, fcbebeEorb; lib;é, 


Eae uatgesc peces 
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Tympanü cuíínfixce funt bula fers 
rez, oit febebe oarein orc Éropen gea 
feblageu 

Tympanum dentatum, Fomprao 

Tympanum prope tympanu quod 
ex fufis conftat, p:embffebabe 

Tympanum quod ex fufis coftat, fue 
gedlege ober gctricbe 

Tympanum quod ex orbibus cone 

. ftat, Éosb 

Tympanum quod ex quatuor orbis 
bus& pluribus tignís coftat,Éo:b. 
Tympanur alterü, pzembofcbeibe 

Tympanum füperíus, oic oberc fcbab 

V 


Vasaltíüs, ers vefflcin. Vas humilis 
us, ertsatmer 

Vasligneum, wbaf 

Vaía capacía modíotum Romanos 
rü fere feptem, fter 

Vafaé corío facta duo , quibus aquá 
ad reftinguédü incendium, i quo 
officína conflagrat;hauritur, lioer 
necimer 

Vaforum ín quibus res foffiles extra 
huntur:mínus, Éobcl/ maius, tenné 

Vectis, bafedlboin/banbbabe : wirbcl 
líb.io. fcbinfelts ober fcpin/oS belg 
fe tid lib.o. 

V ectis ín merallís ufitatus bafpcibonn 

V'ectés recti, bafpdhwinben / wintea 
ffcngen 

V cctores, osedfc/bic vffocosedtwerdt 

etbeiten. nit bunten lauffen o8 Earn 

V'ehiculum, vbánlein 

Vena; datid 

Vena cauernofa, ein bsufiger dand 

Vena caput profert ín luce uerfus orá 

enté;? gág bat fein aufigebn im mozge 
V'enacaudá tédit in occídente, $gág 
. vbeltinóte ceuffe gegen oem abenoc 

Vena cumulata; cingefcbute o3 fixe 

Vena dilatata, cín fcpwebeni gang/oO 

V ena dilatata alta,cín 6icEcr od (fleise 

— mebtigea fdywebenber gang o3 flee 


Vena 
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Vena dílatata humilis, einounnca o2 
oct fchmaler feowebenber dang ober 
fietse 

Vena dilatata recta, ein. (dwebenber 
gang ober flcts fo fic feiger gericbt 
augbzcitet 

Vena dilatata obliqua, eín fcbyocben. 

oct gang o9 fles fo fic lach vgbreitet 

V'ena dílatata curuata, €ín (cbwebenz 

oct gang ober fletse fo ficb fteigeno vfi 
*vballeno vébzcitet 


"Vena dura, eir. vbefíct dang 


Vena duriffimo faxo findítur ín par 
tes, ein vbeft geftcin suftoBt 0€ gág 

Vena ex meridie pertínes ín Septen 
tríones, ein gang occ von mittag in 
nitteenacbt fteeicbt 

V'enaex oriente pertínes ín occíden 
tem, cin dangocr von moigean tn oé 
abenot (&vetcbt 

Vena ex occidente pertinens ín oríz 
entem; ein. dang ocr vorm abeno in. 
mezgen ftveicbt 

Vena ex feptentrionibus pertinens 
inmeridiem, etm gang oer von mite 
tecti c 


M ena pri 


ei gang od ottfcoicte vbc 
eS cr ficb vber ben baupt dang ostet 

Vena príncipalem oblíque diffindes 
rapta, ein dang oct ocr bauptdang 
wit fich feblappet 

Vena príncipalem oblique diffindés 

^ ínpríorem parte tráslata, ein gai 
oen oer baubtgang su vuct ffoft 

Vena profunda,cín gág fo in.ic tcuffe 
vbdt - 

V ena profunda aneufta, ein. (cbmal 
genglein/fo in oreteuffe vbelt 

Vena profunda defcendens rectà in 

« profundum terrz, ein dang oer fei 
der dericbt in ore cen(feobelt 

Vena profunda defcendes obliqua, 
ein dang oet flacb in ore ten(fc vbdlt/ 
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ober ein flacber gang 
Vena profunda defcendenstorta,eín 
gend oct fich fest 
Vena profunda lata,ein medbtid dang 
.- fein ote tenffe vbele 
Vena putris, ein fdonetiger dang 
Venam, qua parte abundat metallo 
luto oblínire, 9s erts votftreicben 
Venafolída, eim volliget qand 
V'ená tecti uel fundamentí faxis ab 
rumpere, einewanb werfen 
Vena tranfuerfa, creutsgang o9 quete 
: génó 
Vena uacua foffilibus & aquis. pere 
»uía, eii. gang occ waffer tregt 
Venam aperire, cingand entblófen 
V'enam fibrz in molli faxo diífijciüt, 
Eluffte vfi fletse sufclmettern vnoerz 
- vele oen. gang im feonatigé geftcin. 
Venam in fodinis igni frangere, fitsé 
Venam terris faxís;affere, palo tegez 
re, 966 crts vosfetsen 
Venz caput, 05 aufigcben oes games 
Venzcfundamétt, 05 liegéococe dáqo 
V'enze tectum, o5bandenbcoce gáagce 
Venz duriffimz nodus, ein gneuf 
ober niifpickel 
V'enarum cauernulze, osufen. 
Venarum coníunctio, wen cin dand 
suns anocrn vbelt 
V'enarum excoquendarum ratío, 5$ 
fcbineltsen anfim (ticb. V enarum a 
- líze cito liquefcunt, ctlicb erts feíno 
fivffig/ alize lente, ctlicbe feno ftveng 
vii vvilo/atbeité ficb feiger/ alize fpar 
fim feruentesnon coeunt ín unir, 
etliche acberten ficb su belf gretig 
V'enarum tundendarum modi, oie 
vveifen ert $i pucben. Primus,o5 erts 
pucbean fo gemein: alter, 65 ectspucbz 
en mit feufteln/ tertíus,o5 ectsozefche 
V'enarum urendarum ratíones, Oíc 
vveifenn cts su vóften, Prima, bao gce 
meis ertsróften. Secunda, bas 5wite 
tct rófteni. T'ertía, oae glants róften. 
Quarta, 
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quarta, 946 tóten an(foenms aiferier 
bled): quinta, «e ró(ten auff en 
eifernen blecberrim ofen.:. fexta; bae 
feoiferróften T 
V enas pilis prasferratís tundere, ert 
. 'énbcr oen pudperen pudpen/ ober 
.  feblecbt eris pucben | ; 
Venas corío nudare, geng entbloffert 
Venas experírí el explorarepzobité 
Venulauelfibra, Elufft o3 gefcbicle 
Meruculum, 9«e afcn wie ein. bzetfpif 
Via, gaffe 
Viarecrementorum, lacbtlod) 
Vicarius domíní, votleget 


TERTIV$, 


Virgula furcata, ie tte bámit éta 
licbe vermeinen geng vBsuticbten 

Virus feu fumus uirofus, fcbwaben 

Vitriconficiendiratío, oic eife glao 

. Su madot 

Vncíá, soll; lib,4. 

Vnesferreus, feilbale/$ eferne fpete 
beEc/efern bectlin 

Vn, feibsbaclen; lib.o. 

Vfixina, bae gamad) oarinnen. man 
fiber bzennet 

Vires, bulge/aud) liberne fec 

; Vulturnus,. er vino fs von fuben eft 


Xvelyct 
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D0€8; T BR T LY. 


Bacus 240p  fiüorbosgigrat i72 m, aer itemín 
Abacusloüensinquo.tundun  :puteísinfectusueneno ibíd.f, 

tur uenz T àopp Aer fingulis anni partibus quomo2 
Abacorum quibus dífcretores utun.. do cuniculos penetret $2 p. 
tur defcriptio "anf Jsabauro quomodo feparandum 
Aberthami fodína 73 WS TE 368 m, & índe 
Aberthamifodína Laurentiánum di. Zsaddítamentum 184, m.£, 
ca - 65 f. Zs&aurü quomodo feparetur 191£ 


Abydifodinz 20 m. 
Acetülapídes mollesréddere.|i85 f. 


Acies ferrí quomodo fiat 34i f.- 


Acuu quíbüs aurum uel argenti éxz 
perimur conifideratío 198 m, f. qua 
rü quzdam conftantauro & arge 


- t0 199 p. quzdáauro & zre 200. 


P- quadam auro; argento & zere, 
ibidem. m, ub. 
Addiítamentorü confideratio 184 p. 
corütg cópofitíones uaríz 186 p, 
Aer craffus infodinís quomodo ges 
neretur - 158f. 
Aercur excíteturínfodínís — zm. 
Aerímmobilisubímaneat . $1m, 
Aerimmobilísfoffiones impedit eo; 
Aer ímrobílís manens ín puteís ds 


As caldarium unde fiat 435£ ut pul« 

: €hrum fiat 437 p 
As caldaríum quomodo fiat 4o5 m, 

; Es cinereum quíd & unde fiat 455 f 
ZEs dum fecernitur argentum ab eo; 
quomodo temperandum 405 m. 


Js,erügo Cypría 455 f 
Zsfuluum;rubrüm ; caldaritum quo 
modo recoquendum 469 nri, 


As ex qua matería fiat : 326 f 
Zsluteum unde fiat "V36p« 
Asin quibus catillisliquetue ie p. 
Zsnigrüexquamateríafiat 34:8f 
ZÉs purum quomodo excoquendü 
317m.zsrudequomodo — 328f, 
ZEs modo extorrefactis zreís paní 
bus fathífcentib.coficiatur 427 m, 


Z Ks 


- 
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AEsundeconfletur ap. 


Es ut confici non poffit ex panibus 


zercís torrefactís 433m.: 


Asuftumaddítamentum ^ 184m. 
rei panes,ex quib.argehtü feparan 


du qmodo pparandí 359 m. 495 4 


Zrei panes torrefacti übí coquánz 
tur 397m. 


Aris & auricómune figni - 76m. 


Zrís bracteze additamentüt «i4 m; 
ZErisin uenis fignü firigularé ^ 78 p. 
4Eris fodinarü partítío qualis . &sp; 


AErísliquidi uehementía,i frigida it 


fundatur 432m. 
ZErís uena dmodo experíéda 192 m. 
Zixís uenze quomodo & quam cíto 
excoquantür 318 in. 


Arofi lápidis nigri & fiffilié defcris 
|» ptío li 87 p.. 


rugo in uenís ínuéra zerís fignum 


ZErugo ín uenísínuentafi& | (76 p. 
enumbonum ZA 
Arícits uentus ' «38m; 


Agathoclís pceptü defortüna 16 m. 
Aldebergum |... 237£ iz miiz3m. 
Alliu magnetis naturz infeftü: 27 p. 
Alpínzfodinz "194 f. 
Alpium durícíes quomodo ab Hanz 
nibale fracta 5c Som. 
Altanus uentus '^ 38m, 
Alumen & atramentum futoríü quo 
modo differant. 465 p. 
Alumen ab atramento futorío quoz 
. inodo feparetur ^ 457m, 
Alume cuius ufus effe debet ín fecerz 
nendo auro quomodo ín pulueré 
refolüendum 355 p. 
Alumen coctuadditamentü 194 m. 
Alumé ualés ad feparádü auri 354 m 
Aluminis cóficiendirationes 456 m 
Alumínís figurz dü cóficítur 457 m. 
Alumínís matería quaedam mollis: 


459 1n. 
Alumínis uenz ut ualde bonz fiant, 


quómodo efficiendum — ..456£: 


LDUB.ODE UR 


Ld 


Alumínofa faxa modo urátür 45ef.. . 


Alümínofe uenz atrámenti fütoríj 


Ay 


particípes 427m. ^-^ 


Alueus nauículz fimilis 255m, 
Alueus excoctorum bracteís ligneís: 


contextus 3o8pi*^ 
Alueusüiger ^ 5. i52m 
Alucorum ufus io m, 184 p. eorüc 
" defcriptio ^^^ 115f 
Alyattus metallícus "U 20m. 

Au OAyvióp plytvop - eef, 
Amíantipuluis  — ^. .'^ 4575. 
Ampullz uitreze 357p; earumt ua2 

ría pofitio 36om, 


Ampullarum, ín quibus coquitur ae 
quaualens,confideratío ^ 355f 

i Mbuh ; 

Anactreonaurí contemptor 6 p. si p. 


Andreas INaugeríus 477p : 


Angulus rectus,obtufüus,acutus ss f, 
Annebergí fodína 54p» 
Annebergi fodína unde Carbonas 

 rianomínata "oo 29p. 


Annebergí fodinz foecunditas .&5f, - 


Annebergi fodína coeleftium:exerci 


tus dícta : -é3£. 
Annitemporà quatuor 68 mi, 
Annuli quo fiftulz coníunguntur . 
"quales 136 m.. 
Antz excauatae 156 p. 
Anthyllidis cinerís ufus 186 f. 
&|id'se rotarum quíd (ocu2m. 
Aquaartefalía quomodo ín falemu 
tetur: Tir 439 f£ 


'" Aquaatramentofa quomodo denfe 


turínatramentumfutoríu 461p, 
&inde : - 
Aquanitrofa ubi 4s p 
Aqua falfa modo coquatur . 441£ 
AXqua ualens quomodo conficienda 
imer ism oi 354m, & inde 
Aqui ad falem índe conficiendum 


; apta "ienieuiof. 


qus ítemnonaptae ibid; 


Aquz aurumab argerito feparantes 


additamentum: 184 £, 


Aqu& 
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Aqu calidae ex terra effluentes ad — modo defcribantür iosf. 
falem raro apte propterímmíxtós Arcas quís addicat 55p« 
füccos 449m. Arene exlapidíbus facile liquecenz 

Aquz commoditás nietallcó mul^ — tíbusadditantentum 194. m.f, 

tum obíeruanda a2É Arenz riuorüm in quib.auri partícu. 

Aquzxexputeisquomodoextrahan — lainfünt,ubi& quomodo lauene 

tur nof — tur ONE 256p. 

Aqu& di profunde huraanis uiribus: Arenarum ex foritibus profluentii, 

extrahi poffint 133p. — quásítemriíuiflumina;& lacus có 

Aqua fuccofze 439m. , tinentconfideratio | 24 p.&índe 

Aqui fulfurofz 465 m. bituminofx | Arenaríum ín metallicis reperti quà 

Aquábituminofaminfale (468m; le fignum z8ni 
& bítumen redigipoffe ^ 45ef Arenasriuorumlotas aurum ,geme 

Aquarum fex. isóm.f. | mas&c prebere 19. m; 

Aquarum multitudo foffionibus ím ^ Argentüab auro quibus modis fepaà 
pedímento eft 81m. rándit 354 p. 361p. ufgs adfol; 568 

Aquarüfecidüfuccos generàfex24f — mi, dplumbo quomodo 369f. 

Aquas quorfum ínfundant uenz & Argentum à ferro qüomodo fecerz 
fibre $1mi . nendum indgaa39 5. 

Aquis multis & copiofie quomodo Argentum ín quibus catíllis purgee 
fuccurrendum Sif. — turi85 p. ín quibus catillís ab zere 

Aquilo uentus 38m. — & plumbo fepareturjibíd.quomo 

Arbores uenarum figna 26p. — doexcoquatur 192. ps 

Aichímedís experiendi aurí inuenz Argentum ín tefta fub tegula collos 
itm i194R — catapérpurganditatio — 3e1£ 

Area curta 212£.236f Argentu quomodo experíedü io5£f 

Arcalapidibus ftrata 21.£. Argentum purum effoffum — 54 p: 


Ares curtz ín qua matería metallica Argentu quomodo excoquédü 426 
lauatur, defcriptio 240 f.itemarez ^^ p;quomodo purgandum 386p 
linteis extenfis contecta 24i m. alí Argentum quam cíto purgari poffit 


 arumcq ín fequentibus 389p. 
Area cur terminis definíantür éoim Argentum uíuum & aurum quomo 
Arez magne quantítas 6&r£.— dofepareritur 191f 
Arezfalinarum marínarum | 446p Aigentum utalbum fiat, quomodg 
Area fubdiales in quíbus fitatratéez | efficietidum " 377 5. 
tum futoríum 46:p Argentariz fodinzcàfolifuoa infefta 
Areg uenze cumulata 6op. tz 173f. 
Arez uenz dilatatae s8m. Argentum uiuum quomodo exco» 
Arearumconfideratio 55p. forma — | quatur345f. uígs ad fol. 349 
. $51, & inde Argenti iri uenís figrià quae nam fint 
Aree uenz profundae &ép. d " .78 p.m. 
Arearum ín quibus uenz urütur dez Argenti & plumbi higri cómune íti 
Ícriptio zuf&inde ^ uenisfignum 78m; 
Arearum tectarum genera | 258p. Argentímateriz fecündum bonitaz 
Arearum £ermini in cuniculis quoe .. temdijudicatio 1 174 «I 


zi Axtá 


E 


v 


des 
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Axrg£ti mediocrís portio quomodo 
ab re fecernéda 405 m.exiguaa4o8f- 
Argentífpuinz additamentu 184 m.- 
Argentitectum plumbum cínereum - 


- dictum 78m. 
Argenti uena quomodo mínutím pí 
lís tundatur 246f. 
Argenti uenz quomodo &€ qüám cí 
to excoquantur up. 
Argenti uiuí fodinarum partítío qua 
lis 65 p. 
Arocentí uiui fumus dentibus noxie 
us. ^t 344 f. 
Argenti uiui natura 346£ 348 f. 
Argenti uiui uena quomodo experí 
enda 194 p. 
Arecítes uentus 38m. 
Axeillauda & arenofa 280m. 
Argonautee 263p 
Aries Colchorum auratus quomo» 
do confictus €o. 
Ariftippusaurt contemptor. 5E16f. 
As honefta que fit 151m, 
Artifex excoquendarum uenarum 
qualis effe debeat 175f 
A(inaría mola 221p. 
Affis diuifio ó2m 
&c'lux qualís morbus 172 p. 
Athenienfium decem tribus iof 


Atrameétu futortu additametu 184mf 
Atramentum futoríiu & alumen ;quo 
modo differant 465p. 
Atramentum fütorium ex qua matez 
ría maculofum fiat A62m. 
Atramentüm futoríum ín uenis drís 
fignum ; 78in. 
Atramétum futoríum quomodo ab 
alumínefeparetur 457m 
Atramentum fütoríum quomodo 
*U fiat 46i p. 
"Atramentum futorium rubrum une 
de deftiller 24p. 
"Atramentum futoritim ualens ad fez 
parandum aurum 354 m. 
"tramentu futoriit utaptum fit ad fe 


Mr 


LIB DE'KE 
parandum aürum, quomodo redi: 


; gendum in puluerem : 3$5 p: 
Atramenti fütoríj parens pyrítes 2e2 
rofus 28m. 


Atramentofilapides 465 m. & quoz 
modo índe fiat atramentum futoz 
' ríum 463 m, pyritze 465p. 
Aurumabargento quomodo fepae 
randum 325 p. 354 p. 361 p. fgg ad 
fol.568 m. ab zre quomodo 368m 

à plumbo quomodo 369 f. 
Aurum ab argenteis poculis alijscg- 
uafculis inauratis quomodo fine 
eorum damno fecernendü / 468 p. 
Aurum & argentum uíuum quómo 


dofeparentur iif 
Aurum defodi folitum óm. 
Aurum & zs quomodo feparentur 
191 f. 


Auru metalli quó experiendi195 p. 
Aurum ín qua terra frequentíus gez 
neretur z6f, 
Aurum ín qüib, catillis purgetur 185 
' pauriuenam quibus modis expe 
ríamur1oo m, arenam & ramentü 
aurilotura collectum quomodo 


experiamur ^ 191m. 
Aurumín quibus fuecís frequentius, 
ínueníatur zef. 
Aurumgignatur nein fluuijs & riz 
uís Us fÉ 
Aurum monetariorum quam purü 
efTe debeat 366f, 
Aurum poftfecretionem quomodo 
probandum 36ó6m, 


Aurum qmodo excoquendü 324 p. 
Aurí contemptores,eiusqp alij ftudie 
ofi c.p. & índe 


"Auri & zrís cómunefiognum ^ 78m 


Auri feraces fluuij 54. m. 
Auri glebze aratrís excífze 25m, 
Auriinuenisfienaquefirit ^ 78p. 
Auri mala ém, 


"Aurímaffa quanta in fecretione eius 
ab argento in fundo refederit,qito 
mode 
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tnodo fciendum 3&if. 
Aurímateríz dijudicatio z6éf. 
Auriramenta cum fpuma argenti & 

molybdzna permiíta quomodo 


coquantur 315m, 
Aurí uena contufaín farinam molís 
fur 229 f. 


Auriuena'" quomodo excoquantur 
' 3up.318m. quomodo lauentur 
265p. quomodo mínutím pilís 
. tundantur 246f. 
Auripigmenti elareis aurum fxpíus 
àdhzcrete zéf 
Auripigmentum in uenis inuentü 
fignum bonum: zzf. 
Auripigmentum quomodo à uenis 
metallicis feparetur 187 p. 
Autipigmentum fingulareauríín ue 


'' nisindicium Z78p. 
Aufter uentüs 38 p. 
Axisangulatus 22iim; 


Axisftatutusizo m, ftratus,ibid, 
Babylonis falinze A39 f. 
Babytacenfes aurü defoderüt 6 p. i£ 
Bacilla metallica 107 m.eorumQg di£ 
! fetentioe 109 m. 
Batiílla metallica 107 m. 11o p. 
Bellum nullum ex omnibus partib. 
! íuftum E 5f 
Berínmiüs mons: 20m. 
Bescommuníter marca dícta: 195 f, 
Bes monetaríorum quantus. 256p. 
& in fequentibus. quomodo diui 


datur i; 198 f, 
BesRomanorüquíd ^ 2o5£ 206p. 
Biíantís dictum refutatur 10f. 


Binz fextulae qtafelibraepars: 265 f. 
Bínz fextulze quid, & quomodo dí2 

uidantur ^" 3198f 
Bitumen quod fpiritu difllari poteft 

: | ' 216f, 
Bituminís cóficiedirationes 4:68 m. 
Bitumínis uís ín refoluendís metallis 


Boemíz ad Planà fódinze175 fiz4p 


Bombardarumuiolentía ^ ^ 7£ 
Boreasuentus 38m. 
Bractez metallica 107 m.f. 


Bractez metallorum faxís adhzerenz 
tesínbonís habetur fienis zzf 
Bulgarum defcriptio ^ 4 m. ism. 
Bulgarum gubernator 157 p. 
Butyrum ueneníremedíum | 377 p. 
':É C (235 f. 
Cadmía bítumínofa nocíua argento 
Cadmía quomodo üratur 216m 
Cadmia unde fiat 456f. & quid nam 
fitibid.... 1 t 
Cadmía d$ perníciofa 172m. 
Cadmiz aurü ín fe continentes quoa 
modo excoquantur .325me. 
Cadmiíz quomodo ín panes redíoás 


tur,282 m.fjdem quomodo torre 

antur . 436f. 
Ciecias uentus 38 p. 
Calbus metallicus 54.m. 


Calcaríü quale ín uenis fion. 78m; 


Calcaría fornax 458 £ 
Calceus fiphonum 124.1; 


Calcis ín falis artíficiofi confectíone 
ufus 185m 
Camerarum quae materíam metallis 
&am cum fumo füblatam excipit 
defcriptio n3323 
Caminus quid Grecís 322. p. 
Caniporum uaría genera & quaná 
fodienda 32m. 
Canalis deuexus fiuemítnor | 237m 
Canalís excipiens aerem 160 m, 
Canalís fimplex ín quo làuatur mate 


» 


ríametallica! ' 35É 
Canalís uentü ín fodinas ímmiíttens 
j «i 160p 

Canalium defcriptio |^ 6m. p. 


Canalesà quo fiant - 68f, 6o m. 
Canales deuexi duo ín quib.matería 
metallícalauatur 239 p. 
Canales ex píceaftris facti, in quibus 
plumbi cinéreu excoqüítur 349 f. 
Z4 - i Cas 


INDEX 


Canales fub oftíjs : ?Coaszm., 
Canaliculi ferrei ad zcrís experímen 
taneceffarij defcriptio 196 f. 
Canalisin quo uenz lauantur dez 
Ícciptio 235 p. 
Canis merallicus capfarü genus 15 p 
Zances clítellartj metallícoru | 126 m. 
Catíniín quo plumbumab auro ucl 
argeto fecernitur, defcriptio 370 f. 
Carini oblongi quales 437 p- 
Catillorum explicatio 181p. cínereoz 
rumeo.f& índe.terrenorü — 185 p. 


Catillorum ufus | 100 p. 
Caudauenarum quíd 48m. 
Cauerna rotze 148 p. 
Caurus uentus 38m. 
Caufze metallícoru quomodo & pez 
nes quos iudicentur 66 p. 
Caprosaurímolamuerfare — 23of. 
Capía breuis patens | 226m, 
Capfa cuíus fundum filís ferreís eft 
contextum 222 
Capfalongà patens 2261. 
Capfa magnalignea 224 f. 
Capfía patens 2i3 f 
Capíz in quás uenze diftribuendee 
infjciuntur 127 f. 
Capfarum patentíum ufus 10 m, ea2 
rumctp defcriptio 13 p. 


Capfíarir, per quas matería metallica 
contuía pilis, cribratur, defcriptio 


222 f. 

Caput canalís in quo lauatur niatez 
ría metallíca 235f 
Caputuenarum quid 49m 
Carbas uentus 38m. 
Carbunculi dmodo lauentur 267 m. 
Carnorum fodínz 385p. 
Carpathus chryfocollz ferax. 469 f. 
Carpatus mons 151m. 172 m, 
mons Germaníze leas f. 
Carpatí montis fodínz 173 m. 224 f. 
438m. 

Carthagínenfes merallici aom. 


Cafa putealisadquidprofit — zip 


IN" BmnE- 


DE KB 

' Cafzefalinarum 441£. earumQg pare 
tes 441 f 
Cafarum íanuze quam terre plagam 
Ípectare debeant 773m. 
Caftellum 1571», 
Caftella ín qua uenz alumínis inue 
huntur Aséf. 


Caftella ín quibus excipiuntur fucci 
concreti cum aquís permifti 465 f 


Centenaríum pondus 204 f. 
Centüpondíü quanti pondus 204 f 
Ceratia ponderim genus 198 £ 


Ceruifia (aneuinem díffolui 446m 
Cerui(ize ufus ín fale excoquédo eo, 
Cefpites herbofi quibus utuntur me 

talliciinlauanda matería — 265f 
Chalcitidis dilutum 4 6t p. 
Chaicitís in uenís zerís fignum z8 m, 
Chalcitís materia atrameti futoríj 4» 
Charadra 207m. (ó2m, 
Chirotheéz eorü qui tundüt pyrítas 
Chirothieca: metallícoriz2 m, (2f 
Chryfocolla aquís permifta, quomo 


do excipiatur 46o f. 
Chryfocolla auri & zerís cómune fiz 
gnum z8m. (6f, 


Chryfocolla glareis aur adharere 
Chryfocolla ín uenis ínuenta fignu 


: bonum zzf, 
Chryfocolla quid 324 p* 
Chryfocolla quze Mauris borax dici 

tur,ande fiat 193p. 453 f 


Cinís plübi qmodo cóficiatur 186 p. 
Cinis quina optímus ad catillos 182 
Cinerísanthyllídís ufus 196 f, 
Cinerís quo infectores lanarum utüz 

tur in falis artíficiofi confectione 


ufus185 m.X inde 
Cinerum purgamentü duplex 182 p. 
Circes ueneficía 27 f. 
Circius uentus 38m. 
Ci(iaubi feruentur zp. 
Ci(ium cui unica eftrota, ítem bíro» 
tum 7f 


Cifium cuí eft cífta craffis uíminiz 
bus 


bus contéxta,quó utuntur metal; 
lid in démetiendis carbonibus 


318 f. 
Cifiorum ufus nó m, eorum defcri 
. ptio 1i2 p. 
Clauí cornuti 295f. 
Cochlea €o. 
Cochlear altum 459 p 
Cochlear excoctorur 312 p. 


Cochlearé purgatori argeriti 350 m. 
Cochleare , quo artifex, quí plumbü 
abauro uel argento feparat, utítur 
Codax . 148Íf (325p. 
Czlum quo excíndutitur particulae 
- ex maffisaroetíad experíédu 301m. 
Czruleü & chryfocolla ín uenís aurí 
; & ris coruné fignum — 78m. 
Ceruleum ín uenís inuentum figni 


- bonum ; 77 f. 
Colchorumaríes auratus quomodo 
« confictus 263p 
Collecta metallica quid 63 ii; 
Collíum genera; & quinam fodíenz 

di 22 p. 


Compofitiones, quibus experimur, 
utrum aurum &€ argentum feparà 
ta fint nec né 364 f. & índe 

CGmiffürz uenáruni quid 52 p. 

Condiaue ín quo argentum uti ex» 
coquítur 346f. 

Conradus Pauper, à Maximiliano 
comítíbusadrumeratus ^ i8p, 

Contus uncinatus unde dictus 316 m 

Conti excoctorum 3p. 

Contí metallicí1o7 m, eíuscg defcriz 
ptio ioom 

Corbes ín quib.fal exíccatur | 446f, 

Corbis;in qua ampulla uítrea,ne fráz 
gatur,collocarí folet 356f. 

Corbis círcundans truncum fiftulaz 

« rum 142p 

Corbis qua uerfatur íri uafe aquís fe 
rcreferto Mt izop 

Corbis quo Poloni uenas láuant, ex 


plícatio 4 af. 
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Corbíum ufus 
ptío i" pe 
Cornuum ceruorum üfus ín catillis 
182m. 

Cortína grandísad conficiendum a» 
lumen neceffaría 459m, 
Cortína turbínatà 5om 
Cortínz ín quibus aqtia falfa coquia 
tur 441f, 
Cortínz plumbez íri quibus fit atrà 
imentum futoríum Aeif. 
Córiíriz plumbez: quadrarigulze íri 
quibus fitalumen A57 pz 
Córtínz quandíudurent — 446f 
Cortínz falínari uride fiant 244. p« 
Cortüsuentus .38 nm; 
Coticulz ufus ' ioof 
Cotícula quaaurü uel argenti attes 
ritur, defcriptío & ufus198 m, & ín. 


Craffi interitus 6f 
Crates Thebanusauricótéptor um 
Crates 3osf. 
Crates ferrea 352 £388 m; 
Crates mierallicis quid 215 f, 
Crater quíd,& quomodo fiat. 121 p: 
Cremnícij fodina 3ps 
Críbrum eneéüm 280ni. 
Cribruni quod üetfatur in uáfe aqua 
rum fere pleno 228p. 
Ciibrum rotundatum 224.11 
Cribrum ufitatum 223f. 
Cribrianguftiin quo matería metale 
lícalauatur, defcriptio à43f 
Cribrorum ín quíbus terze lauana 
tur,explícatio 228p. 
Cribrorum per quos uenze bilís con 
tufze cribrantur 222, & inde 
Croefus metallicus 20m. 


Cryftallina matería ad uitta itide co2 
ficienda cur Optíma cefeatur 47of 
Cuneus fareus,d argenti maffa fubs 


leuatur 375p. 
Cunei metallici 107 m. f, 
Cunículus quid,qualis & quantus fi 
eri foleat xu 7tini 
| Z,4 Cuni 


iio ri, & defcria 


Éso 


2 


siendo ipia es 


INDEX IN 


Cuniculi quot & quales in uenas a« 
antur ; $4£ 
Cuniículorumaltitudo quáta 103m. 
Cuniculorumconfíideràtío ^— cof, 
Cuniculorum halítus uirofi quomo 
do expellantur Jm erps 
Cuniculorit íus quó acquiraturó4 m 
Cuniculorum partitío 621, 
Cuniculorum per alías fodínas acto 
rum iura ó1p. 
Cunicul. cur metíátur mefores105 p. 
Cunículorum ufus 81m. 92m, 
Cuparum ín quas falíze afportantur 
deícriptio AAG p. 
Curuature ZJidse di&ze oraecis 


112.10, 
Curuaturz rotz quíd 119 ri, 
Cypria metalla 453f, 
Damonum genus metallicis ínfeftu 

173 £174 p. 
Decumàni officium 68 m, 6o p. 
Demenfum metallicum 5510. 


Dentes mobiles quíd efficiat. 344 £. 
Dentespilorumr4o m, fucularumi 


ibídem 


Dentes tympani izo tn. 
S n 

Defcenfusuarijíncuniculos 171p. 

Diameter quid 36f. 


Diebusanníiuerfarijs operaríos non 
laborare 156m. 
Diebus quibuslaborent aut feríenz 
tur metallici 7op. 
Diebus fingulis quid agat magifter 
. metallicorum óóm. 
Dilutü alumínofum unde fiat 44ó m 
Dilutim & lixiuium ex quibus fal 
cóficitur quomodo differat 451m 
Dilutum ex quo fithalinitrü, 454 £. 
Dilutum, ex quo nítrum conficitur, 
quale 453f. 
Dilutum,ex quo fitfal, quomodo 
conficiatur 45im, 
Dilutum falfum materíafalís 439 m. 
Díppoldefualdi fodinz 246p. 


LIB. DE R; 


Diodorus Sículus : :2:5m. 
Difcretores undenomen fuum. ínue 

nerint 210 f, 
Domiciliumín quo uenae excoquii4 
eptur i285m., 
"Domiínilocorum confiderandi 2311 
Drachma quantum pondus 205p. 
Duellz quale ponderum genus uete 
, xibus 199 p. 
Dutimuirosfymbolis quog indicee 


dis interefTe 17 p. 
Eifalía regio Giermaníze àiim, 
Eifalíze fodínze 212; 
Eislebíj fodínae 218 p. 


Elementorum quatuor ín excoquen 
dís uenis quanta ratío habenda 


3opmi 
Equi clitellarfj 127 f. 
Etefize uenti 381m 
Eurus uentus 38 p. 
Büronotus uentus /; eoi 


Excoctío metallorum quid .285$mi 
Excoctionis metallorum confideras 
tio j 285p. 
Excoctiones uenarum quíd ab expe 
tímentis differant - 175m. 
Excoctionisuenarum ordo . 368 
Excoctionum uaría genera effe 1m. 
Excoctores praftantiffimi quinam 
habeantur 3oom 
Excoctoruminftrumenta — 308p. 
Excoctorum folertía & perítía 318f. 
Excoquendi artem metallicorum efz 
fe .im 
Excoquendarum uenarüartífex qua 
lís effe debet 1z5f, 
Experimenta uenarum quíd ab exco 
tionibus differant 17518, 
Extructiones fimilimae hís quee con 
ficiunturfupramoletrínas | 252f. 


Fabricius Lufcínus auri contemz 
. ptor 6 p.i1im. 
Fannius 399 p. 
Fauo« 


e 
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Fauonius uentus :38p.. 
Fex ficcaaquarum 186 m.£. 
Fecesacetiaddítamentum —— 184m 
Féces uini addítaméntum 184 f. 
Ferrum addítamentum eo. 
Ferrum nocíuum zrí,fi ín id, dum co 

quitur,íntjcíatut 433m. 
Ferrum pennatum zin, 
Ferrum fignatoríum 33 f 
Ferri mala 7m. 
Ferrínatura ín excoctíone plumbíni 

erí 320 m. 


Ferri recrementü additametü 184 m.f 
Ferri uenam quomodo experiamür. 
io4m. 
Ferri fineulare fri uénís fionum 78i. 
Ferri fquamze ftibio ínfete — 3234: 
Ferri uenz ín campeftribus reperiri 
folítae Hiit» ISgy 
Ferri uena qmodo excoquenda 337 £ 
Ferramentumforficifimile ^ 2o9£ 
Ferramentum quo lutum uerbera- 


tur. 375P- 
Ferramenta príma proprié fic dicta 
: 79P* 


Ferramenta quae dicantur 167 p. €o2 
rumtp dífferentíz,ibídum, ^ ^ 
Ferramenta übí feruentur zip 
Ferrarize fodinzé partítío qualis: 65 p 

Ferrugo ín uenís ferrí fingulare fiz 


gnum ^.^ 791. 
Fibulz 131 p. 
Fibrauoxambígua '. 2of 
Fibras ad puteos fodíendos figna da 

re 75p- 


Fibrz auri ad fluuíos quomodo fodí 
antur S8p. 
Fibrz quíd so £. & earum diftributio 
ibidem,(ubdiíalís jim, 
Fibrarüm differentize 
Fibrarum fubdialíum fallaeía 
Tila oríchalcea 3781n,3orm. 
Finísuenarüm . 48m. 
Firftum oppídum Lotharingize 38 m 
Firftiin Lotharíngíafodinae com 


2f. 
76p 


Fiftulo*orichalceze quibus utuntür 
uitrarfj 475m, 

Fiftularum tractatio i54 p.&índe 

Flabellorum fpírítalium confideras 


tío 164 f, 
Fluüiórum auríferorum díftínctio 
; 54.1. 
Focus dormiícilij ín quo fal excoquiz 
tur 443f. 
Focusexcoctorum qualis effe debez 
at 3oom. 
Focus fornacís ferrarize 338 f. 


Focus in quo argetum perpurgatur 


qualís fit 386p. 
Focus ín quo caléfiunt panes zereí 
4o5f. 


Focus ín quo plübü purgatur 336m. 
Focusín quo plumbi cínerei uena ex 
coquitur 352 p. 
Focus in quo maffze plübez liquana 
turab fjs, qui argentümab zre fea 
cernunt 399m, 
Focus: quare coinplura ín fornax. && 
"offidna 
Fodinz quales prorfus uítádee 172 f, 
Fodinz fympofia dícta 62mi 
Fodinz üeterís area 57m. 
Fodinarum caput quid dicatur: 56f. 
& cür cápaciorem habeat arcá íbí, 
Fodinarum díuifio 62m, 
Fodinarum díuitum qualís cura & ra 
tío 68 f. 
Fodinarum íusd quo petatur — ssp. 
Fodínarum íura quomodo amíttanz 
turuelobtineantur ^ é3£& índe 
Fodínarum optíma pofitio 23f 
Fodinarum quarüdam cum orco rae 
tíó 175f. 
Fodinatum ficcítas perículofa opera 
rijs i72 p. 
Fodínarum fübcifiutim quid ^. sef. 
Fodinas & areas quís iddícat//— 55 p. 
Fodínarüni omniu nomína ad calce 
. huiusindicís quare 
Follís duplícati , cuíus ufus eft in 
experiz 


INDEX 


experiendis uenis defcriptio 180 p 
Follis pro experiendis uenís qualís 
2o M79 p. 
Folles calcandi pedibus1é8 m. caren 
tes naribus;ibidem 
Folles teretes é corío facti ||... 337m. 
Follíüm,quorum ufus eft apud exco 
ctores uenarunt,defcriptio | 292 f. 
2196. pertótum 


Follíum fedilia 297p. 
Fontes pluribus modis effundereaz 
quas 24m 
Fontesuenarum orá 24 p. 
Forceps cuí chelze 399 f. 
Forcípis qua globuli plumbei fiut dé 
fcriptio 188 p. 
Forces quibus uéctes funt isé p. 
Forícula fiphonum 134m. 
Fornaxaurificum 364m. 
Fornax calcaría à 458f. 
Fornax Carnorum 32of, Lufitanorü 
35711. 

Fornax furni fimilis EPIS 
Fornax ín quaalumínofa faxa ttrunz 
tur ; 459 f 


Fornax in qua aqua ualensad aurum 
fecernendum coquitur, qualis effe 
debeat 3551. 

Fornax ín quaargeritü in tefta fub te 
gulacollocata purgatur . 392m. 

Fornaxín quaargentum ab zre fecer 
nendum fi mediocris infit portio 
4o6f fiéxigua 408 f. 

Fornax in qua compofitionibus alía 

inetàálla ab àuro fecernuntur 365m. 

Fornax ín qua &rei panes fathíícetes 
torrentur 417 f. 

Fornax ín quafériü excoquitut 559 f. 

Fornax ín quarecrementa ín panes 
redíountut 436 p. 

Fornax ín qua panes zreí torrcfacti 
coquuntür 2421of. 

Fornàx ín qua plumbum ab auro uel 
argentofecernitur 370m.377p. 

Fornax in qua argentum uiuum ex» 


LN LIP. DB R£É 


coquitur 3A E. 
Fornax in qua cafefiunt panes A. 
403 
Fornaxinquafitalumen — 4so m, 
Fornaxín quà fpina in panes rediz 
guntur "1 455 tit. 
Fornax in Quibus fulfureáififta coz 
quuntur A466f. 
Fornax prímiz affimilis 34of. 
Fornàx quce dilatarí & contrahi pos 
teft 414 f. 


Fornax qui foraminibus uento ine 
Ífpiratürjuulpo uentofa ^— 364m 
Fornax fecunda concameráta, in qua 
plumbtüab auro ucl argento fepas 
 -raturjuàría 392f ufq; ad fol. 385 f. 
Fornax: quaere plura ín focus & offia 
cína 
Fornacis in qua uenz excoquuntut 
. defcriptio : 285m. 
Fornaces dec in quib , argenti cum 
plutbo periníftüab acre fecerníe 
. tur 413 p: 
Fornàáces ín quibus zes cum plumbo 
cocti permifcetur 4o6 f. & in qui» 
bus eorundem recrementa recóa 
quuntur 4o6f. 
Fornaces ín quibus ex zereis pánibus 
fathifcentibus torrefactis es confi 
. citur ; 427 mf. 
Fornaces in quibus rei panes calefi 
ünt& torrentur 397m. 
Fornaces ín quibus fulfur ex aquis 
conficitur A65f 
Fornaces ín quibus uenze excoctz fu 
érüntquomodo reparádae 3o6 m; 
Fornaces,ín quibus plumbum ab ar» 
gento feparatur,quatuor ín primá 
, domiciijparte 399 p. 
Fornaces tres fimullocatz 31:3. duze, 
. 315. & indé 
Fornàccs uítráríórü tríplices: primae 
471m. fecunda, 472 p. tertía; ibid, 
m.Item duplices 475 m. Item una 
tantum; fol, 475 p. 


Fornzs 


Fornàcum camerz quz fumum ex» 
cípíünt. aif. 
Fornacum ín quíbus ferri excoquiz 
tur defcriptio - 5 332f 
Fornacum ín quibus pIübi excoquí 
tur defcriptio 335.índe ufqs ad 337. 
;Fornacum ín quibus uenz excoqui 
tur defcriptio 285 in quibus ueriaé 
excoquüturpparatío 3o3£306 m. 
Fornacu ín quib , uenae preciofze exa 
coquuntur,deferíptío — ánÉ 
Fornacu quar os ád tepus claufum 
e, defcriptio 35 £ufqg ad fo.315. qua 
rü os fempereftapertum 316 p. ufcg 
adfolium324 —" 
Fornaculz ín officina , ín quaargenz 
tuniab zrefeparatur ^ 399 p. 
Fornacularü cófideratío: differentiae 
175F teres i76 p. quadrarigulà ibi, 
m.laterícía 176 f. ferrea 177 f. ficti 
lisizs p, temporariz 178f. eárüctp 
difcrímína ínter fefeibi f, & 179 £ 
Foff: ín quibus fal fit - 450m. 
Foffelatentes quíd AUD 5 app, 
Fofliones caufa gemmiarüi apud quof 
4 dàm e eps. "v 77m 
Fofliones quíd foleat impedite $1 m, 
Foffilíaloca raro frugesfetre |.23p. 
Foflilia quz.aquarum uís ex uenís 
effert 


DAL 
Foflores cur íínterdum obtorta gerát 

colla 97i. 
Foffores morbis obnoxij 1p. 
Foffores quis ínftruat 6om,. 
Fofforum uaría pericula 3m. 


Fouea ín qua plumbum cínereü ex» 


coquitur 349m, 
Fragmenta quíd dicantur 2p. 
Francifcus Atulanus 477p. 


Fribergifodina .3p.s7f 63 p.t p. 
Friberei fodinzíus appellationi 66 
Friberci fodína quó reperta z5 p. (m 
Frigus inínícum neruís 171p 
Fulmínis íctu uenz apertae isp.. 
Fumus argenti uíüí dentibus noxí 


METÁELLICA TERTIV 


gis 
us ; ORAE 
Fumí curalíquo modo ab excoctori 
"busín cameríscoerceantur 322p. 
: Famorum confideratio 184 f. purpu 
: reí 185 p. cerulei, lutei, rubrí, uirí2 ; 
dís,nierí,candídi,mixti; ibid. colo 
res fümorum ad quíd conducant, 
& quid docéant; ibid. & deinceps 
Fundamentüuenarum quide — 4f. 
. Fundamentü üénae durü quid? zef 


: Hr 79p. 
Funis ductaríus quid? 'n$m, 
Funis ductarij ufus 82m. 


Funís ductaríj ufus & defcriptio 5 
ZÉ:&inde — ud 
Füniculus canabinus; ítem funicülus 


ex phylirís tilize factus , inftrumen 

ta menforís " $op.& o7p. 
Furcílla ferrea excoctorum .. 310m. 
Fufiaxís 120 m. 
Gagates ín marí unde 4f. 
Gairi fodinze : 237 f. 
Galeciz fodínae 25m, 
Gallicus uentus 38m, 
Gofclaríz fodína 3p. 


17310. 214 p. 329 fi, 
Gofelaríae uena quó ínueta 25 f. 
Gemma ín uenís inuenta quale fiz 


gnum : 78p.« 
Giemmarum effoffiones 77m. 
Gieometríz ufusin metallicis — 8f, 
GeorgiusSaxonumdüx ^^ 246 p. 


Globulí ex auro argétofo quomodo 
fiat557 f. quomodo ítem ex argen 
to,quodaurürínfecótínet | 361p, 


Globuli pübei quomodo fiantis8 p 
Granum ponderum genus io8 f 
Granula ponderüim genus €o, 


Gruís,quo operculum leuatur defcri 


pto -— | 37sf 
Gyges metallícus 'Zorny 
Hala Hermurduronim 446p. 
Halinitrum additamentum | 184 mi ^ 


Hülís 


INDEX.IN 
Halínitrum in qualibus ollis coquaz 


tur 455b 
Halinittumundefiat ^ ^ 454m. 
Halínitrum utpurum fiat & limpiz 
. dum 455 m.£ 
Halinitri praeparatio ad uenas expe 
ríendas 185f. 


Halitusuenenofi quomodo ín putez 
ís & cuniculís generentur | 81m. 
Halítus uirofi quomodo ex fodiiiis 
' expellantur 8&1p. 
Hannibal Alpíum duríciem quomo 
do fregerít Som, 
Hànibalisfodina;Bebelo dicta 25 p. 
Harpago 122 f, 
Hemiciclij menforij defcriptio 95f. 
& inde i 
Herba uenarum figna "26p. 
Hieron rex : 194 f. 
Hiífpaniarumfodínez ^ eom.2om. 
Hifpani fodinz quomodo ínuen 
"te I . 251m. 
Hifpaniam floruiffe argétaríjs 2o m. 


Ignis in cunículis & uenis uenenaz 


tus zi 
Ienisín purgádo argéto qualís 585 p 
Igni quomodo frangantur uenz. 79 


"mf, 87 E 

Igni lapides quínà facilerefiftát 295 f. 
lenirefiftenteslapides 330p. 

. Inciliafalinarümarinarum — 44op. 
Incus excoctorum ferrí 388 f. 
Indí gémmarum foffores 77m. 
Infundibulum quid 16m. 
Infundibulum molz 23of. 


lageftoruim officium, & unde dicti 
nof, 128f. 


"Inftrumentum cuícirculus | 301m. 


Inftrümétum ferreum quo tetra uet» 
betatur 308p. 
Inftrumeti quod habet indicem; qué 


magnes regít defcríptío oo m. qd: 


nonhabetíndiícem,S&éc, ^ ibíd, 


Inftrumenti menforum Alpínorum 


LIB.DB NM 


defcriptio 104. 
Interuallum fubdíale 102Th, 
Interuenium uenarum quid. — 31£ 
Ioachimice Vallis fodina 65 p. eadé 


unde Giaírica nominata 210p. 
Ioachímice uallis fodína ftella dicta 
63. b 

Iouis cii Danaefabufze myfteríü. 6 f. 
Itberefdorfifodinae 237f. 
icóqheupoy ret yoyep esf 


lulíarum Alpiumfodine |^ 254f 
luramentum metallicorii ín addictio 


'" nibusuenarum 5711. 
Turatimetallicorum éif. 
luratorum metallicorü officía . 66£ 

: K 
xatrodioxn caminus 312p. 
*ivzgoy quid 36f. 


xpusi]asfoflelatentes ^— 75m. 24 p. 
; L 


"Lactisbouiniincatillisufus — 192 £. 


Lacus in quíbus excípiuntur fucci co 
cretícum aquis permifti —.469f. 
Lacusin quibusfitalumen — 459f. 
Lacusín quibüs fitatramentum futo 
rium A4óif, 
Lamina ferre forarminum plenz in 
qua uenze urütur defcriptio 216m 


Lamina metallícae 107 im; f, 
Lanx ín qua metallica materia lauaz 
tur 229p. 
Lanx ftríata 259 m. 
Lauandirationes 228 p.& inde 
Lauandirationes feptem uenís com 
-munes 334 E 


Lauandortim auri ramentorum ratiz 
ones 256 p. Item,materíze cum1az 
pillis nígrís permiftae 269m. 


- Lapis fiffilis erofus quomodo exco 


. quendus 319 p. 
Lapis fiffilis fecundi generis qualis 
Lapísludaícusubipotifia ^ (z6f. 
mum inueníatur 77m. 


Lapis molarís 231m. 
Lapis quidam molarís propríé mola 
Lapís 


METALLICA 
Lapis plumbaríus recrementiü 184. m 
Lapis plumbaríus argentum ínfe có 
tínens quomodo excoquatur 326 f, 
Lapis plumbaríus matería plübí ni 
be z6m. 
Lapis fpecularís 4sz p 
Lapídis erofi nigri, & fiffilis defcriz 
tío $7 p. 
Lapidis fiffilis olareis aurum fzepius 
adherere z6íf. 
ex Lapide fiffili panes confecti quoz 
modo torreantur 2831, 
Lapides quí metallicís proprie uoce 
tur 77Ti. 
Lapides duri, item duriffimi quomo 
; do mollefcant 185 £. 
Lapides ignis uim fuftinentes. 33op 
Lapides igniliquefcentes prími,fecu 
di & tertij generís z8£ 
Lapides facileigni líquefcentes , quí 
argentum ínfe contínent,quomoz 
, do excoquendi 377p. 
Lapides fifliles bítuminis expertes 
quomodo ürantur 218 p. 
Lapides igniliquefcétes quando bo 
ni,quádo malu ín uenís fioni 78 p. 
Lapides nigrí matería plumbi. 19 m. 
Lapides quínam igní facile refiftant 
285f. 
Lapides qui in ardentibus fornacib, 
facileliquefcüt additamentü i84 m. 
Lapides falfi 446 p. 
Lapides ftillates fuccis quo codtializ 
qi fueríntín fuccos cócretos 439 ni 
Làpidum ex quibus uitra fiunt;uaría 
genera 470m, 
Lapilli nigri ex quib.plumbi candi2 
du fit quomodo excoquedií 325 f. 
Lapilli nigri plunibí candídi matería 
78m.246p.266f. i 
Lapilli niorí quomodo lauétur 255 f. 
Lapillinigri quomodo & quádo tor 
reantur 2811; 
Lapillis niorís permifta materia quo 
nodo lauetur 269m. 


TERTIYS. 

Laurcí montis fodínae 20ni 
Laurentíus;qua dà Boemíz fodína 
Libonotüsuentus ^ 38m. Gz4p 
Libramentum 131 p. 
Libiz díuifio 2o4 f 


Libre péfilis defcriptio 103 m. 104. p 
Libraru quíbus uenze,metalla,& ade 
ditamenta ponderantur , defcriptio 
207p. 
Libellze ftatiuze,qiia menfores utuns 
tur defcríptio . 1300f 101 p. 
Ligones metallici io7 m. eorüq; dez 
Ícriptio 109 £ 
Lingua gruís , quo operculum leuaz 
tur, qualis fit; & ex quibus lignis 
confecta 380m 
Lintea dr ufus eftín lauanda matez 
ría metallíca, qualia effe debeat 241f 
Linteorum íactatus izop. 
Lixiüiüm ex quo nítrum conficitur; 
. qualé Asa f. 
Lixiuium & diluti ex quibus fal cori 
ficitur quomodo differant. 451m. 
Líxíuium ex quo fal conficitur,quoz 
modo fiat 4sim; 
Lixiuíupurganshalinirü ^ 455m 
Lixiuium falfum matería falís 435 m; 
L ixiuij ín falis artíficiofi confectíone 


ufus 185 mi 
Loci faciliores;dífficilioresto foffu 
211, 


Loci metallíco cófiderandi quatuor 
. genera 21ni, 
Loci epe peftilentes , ídeotg ion fo 

diendi 


| 2310. 
Locülamentum 131 p« 
Loctilamentum penfile 157 m. 
Lycurgus contra auruni lege dedit. 
* $p.n £ 
Lotores quís inftrua£ 6o ni 


Lotoribusarenarum quaenam confi 
deranda 24 f 

Loturz üenaruni explícatio 228p. 
& inde 

Loturaminficereriuos . $ni. 


Aa Lus 


INDEX.IN LIB..DE-RE 


Lucernàarülumen languídum in cuz 
niculis & puteisuenenofis . &1f. 


Quintius Cíncinnatus agricola di 


étator creatus 18 p. 
Lufitanorum fodínz 207. 
258£.337 p. 
M 


Mlachínz à quo fiant 68f. 6o m. 
Machina cuíus dentes tieílla folliíum 
deprímunt 301m 
Machina qua folles coóprimit 259 m 
Maachína quaedam tractoría à tríoínz 
ta duobus equis circumagenda 1st 
m. alíaà o6 equís 151 f. 
Mlachína qua uenze ficcae pilis pracz 
ferratis tunduntur 219 p. 
Mlachínze tractorize quo nam ftatudz 
tur zip. 
Machinze quz ab equís calcatur, dez 
fcríptio 168 & índe 


Mlachínz quam circumagunt equi - 


ufus 81m.102 m. n4 £ 
iMachinz que uenas udas pilis praez 


ferratis tundunt, quinq: 24s. 


Mchinz tractorize 117 m, fpirítales, 
Gc fcanforíae ibid, 
Mlachinz qua rés eráues demittunz 
'"turinputeum 129 
Machinz fitulís aquas exantlantes: 
príma131. fecuda i52.tertía 135. fiphio 
fiib.haurientes aquas:fipho prímus 
135. fecundus 156. tertíus157, quare 
tusi3o. quintust4u, fextus 142. fez 
ptímus145,0ctauus$146, nonus147 
fiftulis hauríétes aquas : príma 149. 
fecida 15o.tertía 152. quarta153.quín 
ta154. fextaiss. feptíáma && omnium 
.quaeaquástrahunt;maxíma : | 158 
Machinz fpirítales 158 f. Primum ge 
nus, eíuscp príma fpecies 159 m. Ícz 
;cunda1éo m.tertía1ér p.Secundum 
genus1&if eiusqy príma fpecíes 162 
, ecunda & tertía 163 m. quarta 164, 
eíusqy enn 165. Tertium genus, 
eiusqp fpecies , prima 166, fecunda, 


167; tertía 169, quarta & quínta, 
ibídem 
Mlaachinarum defcriptiones & diffez 
rentíae 17m 
Mlachinatum fpiritalium differentíce 
158 f, partím uentorüit flatus excez 
ptosín putei deducentes, ídGg uel 
afícríbus coagmentatís 159 m. uel ca 
nali ico p. ucl uafe1ét, Aut flabellís 
16:t partím uentorü flatusín putez 
0s deducetes,(imultg peftilenites lia 


lítus ex puteis clícientes: 165 fn, 
Machinarum fcanforíarum differenz 
tíae izom.f. 


Machinarü tractoríarum differente 
17 m. quib.matería metallíca extra 
hítar ugs ad foli25.quib.axes,catez 
nzferrez , fiftulae, ligna grandía ín 
profundos rectos puteos ímmittun 
tur i29 p. quibus aquz ex puteis ex 
trahunturizo f partím fitulís 13 p, 
ufcy ad fol.132, partím fiphonib, 153 
m.ufcg ad fol.148. partím pilis 148p 
&fcs ad fol. 156, partím buloís folio: 
146. ufcg ad fol156 

IVlagifter metallícorü poffeffione fin 
gulis definit 25£. item príuatíure fo 


dínze $4 p. 
IVlagiftri metallicorum in cuniculis 
munus écf, 


Mlagiftrí metallicorum officium. 6& 
P.ó7zm. 
Magiftri metallicorum munus ín ínz 
dicendis fymbolís 17p. 
IVlagnes ubí potifT. ínueniatur z7 m, 
IVlagnetis ín conficiendis uítrís ufus 
471p. eiuscp in uítro attrahendo na 


tura ibi, 
Mlagnetis natüira 2zf. 
Maagnetís natura & ufus ín experíen 
daferríuena 194 f. 
IVlagnetisuires quidínfirmet 327p 
IVlala metallícorum 172 p. 
Malleus ànceps 388 m. 
MValleüs magnus ferreus; quemi rota 
attollit, 


attollít 


refecantur 332f 
Mlalleí metallici 17 m, corumqQ di£ 
: ferentíae 108 f, 


Mlalleorum quibus uenze contundü 


tur defcriptio 210 & índe 
Mlalthze compofitío , qua fornax in 
EUPONMOSH 
qua alume cóficítur,malthatur 459 


Mülthze qua cortínarum iücturz ob 


linuntur confe&íio 


444 p- 


Mlarauize fodinz 255f, 257 m.385 m. 


Mlarca quid 198 f. 
& quantum pondus 204 f 
Müarculilígnei 338 f. 


NI. Curíusaurí contemptor 6 p.ri m. 
Mare mortuum Hebreorum | 24 p 
Mlarínam aquam falí comodiffimam 


24f 


Mlatería metallica quoná cógeratur 

MVlateria metallíca;uide metale (zip. 
líca matería 

Mlatería quae dum torrentur lapilli 
confluit 281f, 

Mlarmor quando fignum bonum, 
quando malum ín uenís 78p. 

Mlarmorís glareís aurü fzepíus adhac 


Mlarmoraad quid utilia (rerezef 


r 15 p. 
Mlarmorum uenzefodícndz | 77m 
Maaffülze ia catillís tríangularib. quo 

modo fiant 190p. 
Nledulla faxorum 459 p. 
Melanteríze dilutum A461 p. 
Melantería matería atramenti futorij 


46211 
Mlelantería ín uenís inuenta aerís fiz 
. gnum 78m. 


Mleláteríz par£s pyrítes aerofus 78m 
Mlelibocus mons 151, 
iVleliboci montís fodinze S6f, 1:1 m. 
Miibocus ochre ferax 46of. 
Menforia ars metallicorü curínuenz 

iow. DOE s8f£ 


METALLICA TERTIYS. 


388 f. 
Müalleus quo fáxi arenarij ín folo for 


, nacíslocandi partes extuberantes 


Mletalla quó fecernantur 


Mlenforíz artis metallicorum 
confideratio Z e8p 
Mlenforum Alpínorum altiffimoru 
motirür cunículos metiendi imodus 
ercatores curmínusodío. (164 f, 
habeantur quam fceneratoreés 1710, 


Tercurij uírga caduceusdicta 7f, 
Metz figura 


, 214. m. 

Mletallum uectígale 58p. 
Mletalla cur abftruía ín terra 8f. 
Meetalla ad ueftitum conferre 9 £ ad 
uíctum 9 p.m. 
Meetalli effodíendi figna 75ni 


Meralla quomodo experienda 154 f. 
quaenam precíofa,aut uilía.ibid.aue 
ru quotáargeti portíone ín fe habea 
at 195 p. arcentüi.quotà aurí & zerís 
ibid.f.aes quota atgentí166 p. plum 
buü candídu,niori, quotáaroétí 157 
m.metalla miífta, quae monetae nos 
minatur quomodo experíédae 157 £ 
argentez ibíd.aureae 198 p, exauro 
& argéto m.ex auro.& &re260p,ex 
auro,argéto,& cre 20o m.& índe 

ad Meralla facínorofi quódà dama 

tí ; izf 

Mletalla pura effodi fepefofere 26 m 

Metalla qualía procreentur à natura 

208 Pp« 

i 354 p. 

Mletalla quó naturaliter mixta 35A p» 


iVletalla Thafia 18 pe 


Mletalla utrtim ín numero bonoruri 


habenda 13 m. 


Mletallorum detrímenta ín excoctio 


nibus 


174 É.& inde 


Mletallori effoffionís defenfio - 8m. 
Mletallorü foffio quondá uetíta. $m, 
Metallorum fecretionem quínam fu 


Ícipíant 208f 
Mletallica honeftane (it 15m. 
Mletallíca rei utílítas 14 f, 


Metallica matería quoná cógeratur 


71 p.dmodo & ubí ínueníatur 7óm 


Mletallíca matería quib. inftrumetís 


Aa » extra 
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extrahaturuel cuchatur nom, 
IVletallica matería qi difcernatur , &C 
ubí,à perítís metallicís 208m. 
Mletallica multos ditatos fuiffe | z f. 


IVletallica utilis ne fit 2p. 
Ietallicus quarü rerum peritus effe 
debeat 1p. 


Merallicus qualís effe debeat : 28 p. 
Metallico antefoffionem feptem có 

fideranda effe 21m. 
Metaliíco, quí folus impenfas facit, 


quidagendum 19f, 
IVletallíci quales effe debeant — 19 p. 
IVletallici qui uocentur 17.18 p. 


Mletallícorum arbitri & iudices 16 f. 
WMletallicorü cátus eclabor qualis z9f 
Metallicoru díuitíze quales 1m 
iVIetallicorumlabores leuiffimi duo 


19m: 
Metallicorum mala & morbi : 172 p. 
MIctallicorum officía 6sf. 


Mletallicorum quaeftus qualís 17 m. 
Mletallícos nó uiles effe homínes;fed 
duros,& ad munera militíz ídones 
"OS 18m 
Merallícis cur fumptus communes 
conducant 20m. 
Mletallícis qui communiter impen 
fasfaciunt,quídagendum — 2op. 
Metiedi ratione duplicem effe 1035 p. 
Miniü fecüdaríu addítamentu 184 m 
Miinij puluís lethalis 172m 
Mifturz in uenis experiendis cura 
qualís188 f. & in fequentibus 
Miify ín uenis zerís fignum 78m 
Miify matería atrameti futoríj 462m 


Modiolus rotz quíd 119 p. 
Modulus quíd u4.m.eíusq; differen 
; tíac 14m. 


Modulus quo falfz portantur ad ca 
fasfalinarum 445F. 
MMolaà capris uerfata 23of. 


. Mola lapis quíd& molarís proprie 


dictus 231p* 
Mlolarü quíbus uenz quzdam mos 


luntur defcriptio aif, 
Molz cuiufdam quac auri uenam fie 
mul tundat, molat, lauandoQp pur« 
et, defcriptio 232 f. 
Mlolendi rationes: príma,qu& aqua 
rii impetus circüiagít 229 f. fecunda, 
cuíus rota ab equis,aut afinís, aut ca 
prís uerfatur; tertía cuius orbe calca 
tes círcuagunt: quarta,quz manib, 
círciracta uerfatur 232, quínta , quae 
uno eodemq; téporéauri uená tune 
dit,molit,lauando purgat 234- 
Molybdznaadditamentum 184 m. 
Mlolybdzanaaurum ín fe contínens 
quomodo excoquenda 316m. 
Molybdzna nociua carillis 182 f. au» 
rüítem & argentumíorbet — ibi, 
Mlonetz quomodo experíendz 197 
fargentez ibíd.aureze 198 p. 
Monetariorum aurum quam puri 
efTe debeat 36cf. 
Montes cur dimetíátur metallici 89p 
Montes quínam fodiendi 2if 22 p. 
Montíum metallícorü ruínz 173m. 
Mlontíum uaría genera af 
Morbi metallicorum 172 p. 
Mlortaríoloru dífferentíze & ufus13 
Mortís humanz omneclemen (p.f. 


tum particeps 15 p- 
Nlundi fecundum metallícos díuifio 
36 £ 


Muri ualde durefcentes igni quomo 

do extruendi 443f 

Mydas metallicus 201. 
IN 


Neufolz fodinz ín Carpatho móte 


INícias Athenienfis — 39 m. (225f. 
INitraríae INili 433 p» 
INítrum factitíum quíd 324p 
INítrum matería uitrí A7of. 


INítrum natiuum,factítíum —— 455f. 
INítrü quomodo conficíatur | 452 f. 


Ochraadditamentum 184. m. 


Ochra cü aquis permífta quomodo 
excipía 


METALLICA TERTIYs. 
excipiatur 46of Olfiüanímantíi ufus in catillís 182i 
Officina in quaargentum ab are fe? Offi ufus ín cóficiendis teftís 3a p, 
paratur353 p. eius pars príma 303 Oftíolum cunícilorum quíd 


85p 

p.fecunda 4o6 m. f. Ouialbumínis üfüs ín catillis 182 f 

Officinaín quaauruni uel plumbi of yip "retyovoyi 88f. 
ab argento feparatur 36of. 


Officinaín qua uenae excoquuntur Palorum cuncatorum quorum ufus 
285m.  eftinputeiftructura deícríptío 18 

Officinz uítraríz celeberrime 477^ Panes ex lapídib.zerofis quomodo 

Officina:quzre plura ín fornax & fo torreantur 282 m. ex lapide fifili 


cus quomodo 283m. 
Ollz fitilesín quibus fal coquitur Panesexpyrite conflati additamen- 
AA48É ferreze 440 f. turni 


! 184. £ 
Ollz in quíbus fulfur coficitur Aósf Panesex pyrite uel cadmia conflati 
Ollz ín quibus halínítrum coquiz 


282 ni; 

tur 455E Panesexramentis qmodo fiànt 432 
Ollz,quarum ufus eftínuenísexco2^— £ ex Ípinis quomodo fiant A34: 
quendis,quales z6m.f Panesfathifcentes quí; & unde dicti 
Ollz uentrofz ín quibus conficitur 4i f. 
& coquitur materia uitrí 472p Panusnodulis plenus exté(us 264.11 
Operaríj curiínterdum colla obtorta. Panní uíridís ufus ín lauáda matería 
erant 97:7. . metallíca 263f 


Operarij quomodo ad laborem ex. Partium fodinarü íus quomodo ace 
citandí ief  quiraturuelamittatur 64 £ 
Operarij quotnam fint míttendiin Paffus metallícus 5511 
operas 19m; Pecuníaadquid ínuenta izfas.p 
Operaríorü metallícorir officia 69f. Pellium taurínarum ufus ín lauanda 
& labotü per horas diftributio 6of  materíametallíca 


Operariorum morbi ex halítibusue Perones metallícorü cótra aq 
nenofis 81m; 


262 ps 
Uuas172i 
Pertícze cortínárum quales 444m 


Operaríorum perícula $2£  Pesmetallícus 55 mi; 
Operaríorü praecipua genera 7om, Philofophíjlij páuperes, alij item dí 
Opcrariorum ualetudinis ratio haz . üítes iim; 
benda 81p. Phocionauricontemptor 6 pri tri, 
Operculí magni, cuíus ufus eft ín fez Pigmentaad quid utílía [PE 
eretione plumbíab auro uelargen | Pilum cui dentes 396m. 
to defcríptío 3715. Pilumexcoctorum 308p. 


Opetímetí,cuíus ufus eftínfecretíoz Pilum fiphonum 134. 1n; 
ne plumbi ab auro uel argentode Pili quo franguntur panes rei dez 


fcriptío 371£. — fcriptio 4o1f, 

Orbículi fiphonum 134m. Pilz 148 f, 

Orígo uenarum quid 48m Pilarumconfideratio i48 p.& inde 
Ornithiz uenti 38p. Pilazqualíterlata exco&tori 308p. 

beÉoyaviop «retyevop $8f£ Pila,quibus uenze plumbi, ítem catíz 

Os fpirítale 161p, — Ritunduntur 374 f 
Aa$. Pil 


al eere no e adire Ma em d 


INDEX 


Pílauda,ficcaqueuocentur. 246p 
Pilorum confideratío 134 p. & inde 
Pilorum quibus uenz tunduntur de 


Ícriptio 220n. 
Pinnz rotarum 133 p 
Piflillorum confideratio 183 m. 
Plana Boemize oppídum 173 p. 
Plauft trum n27f 


Plinius delotura metallorum | 265f, 
Plumbumab argento quomodo fez 
parandum 369 £: 417m. 
PIumbum ab auro uel argento quoe 
modo fecernendum 37om. 
Plumbum una cum argento ab zre 
quomodo fe eparandum 4um 
Plumbumaddiítamentum — 194 m.£ 
Plumbum candídum ex qua matería 


fiat 78m. 246p.266f. 
Plumbum candidum quomodo ex 
coquatur 329 £.& inde 
Plumbum cinereumargenti ín uenís 
ficnum 78p. 

m ] UNUM CLE 
Plumbum cínereum argentí tectu dí 
cum 78m. 


Plumbum cinereu quomodo excoz 
quendam 326 m.349 m. 
Plumbum in experiendís uenís quaz 
lerequiratur 189p. 
Plumbum ín globulosredactum ad 
ditamentum194.1n, ítem ín cínez 
rem refolutum ibid, 
Plumbi ín quibus catillis feparetur 
abargento 181p 
Plumbum nigrum quomodo excoz 
quendum 320m. 
Plumbum quantumargenti ín fe haz 


beat,cognofcere 193m. 
Plumbum Villacenfe 198p P 
Plumbum unde fiat 76m. 
Plumbí candídi uena quomodo ex2 
perienda 193f. 
Plumbi candidi in uenís figna fingu 
laría 78m. 


Plumbi candidi uena cótufa quomo 
do ín farínam molatur 229 f 


IN LIB. 


DE RE 
Plumbi cádidiuena quomodo pilis 
tundatur247£f quomodo & ubi uz 
ratur 214. £,  nígrizas £ 
Plubi cádidi qualis uena eefoleat $o 
Plübi cínis modo conficiatur 186p 
Plumbi cínerei uena quomodo expe 
ríenda 194 p. 
Plumbi fodinarü partitio qualís 65 p 
Plumbímala $p. 
Piumbinigri € argenti cómuneín 
uenis fignum 781m, 
Plumbi nigri uena quomodo expez 
ríenda 193 3p. quomodo & d; cito ex 
coquatur 318 m. 219 f. 
Plumbi ufus maximus ín fecernedo 
argento ab zere 405m 
Plumbago foffilis argenti & plumbi 
nígrí commune fignum 78m 
Plumbez maffz, ex quibus argentü 
à plumbo feparandum, quomodo 
preparandae 3690 m. 4o3 f. 
Piübeuslapis,quarelapis plübeus 
Plübei globuli quomodo fint 188 p 
5712777 aua marinae 159 p. 
Polonorum excoquenditatio 32of. 
Polonorum focus ín quo excoquun 
tur uenz 32of, 
Puteorum fodinze 280m. 
Polymneftoraurí cupidus 6 m.12 m. 
Pondera duplícíamaiora,& minora 
190 1n. 
Póderü metallicoru cófideratio 204f 
Pompholyx nígra perniciofa 172 m, 
Prafe&ti fodínz officium 68 p. 
Pracfecti metallorum offícíum | 65f, 
Prafectimetallorum quales — s8p. 
Eres à quibufdá cuftos dictus 6op 
'acfes fodinze ubí habitet z.p 
Pra dísfodínarum officium | 6o p. 
Prafides fodínarüfraudulenti quoz 
modo puníantur 1zp. 
Príamus metallicus 20m. 


Proícribendi dominos partium moz 
dus 65 p. 
Puluis ex quo fithalinitrum 454 m. 
Puluís 


Puluís fodínarum ficcus quos morz 
bosgeneret 172 p. 
Puluerísad excoctorum fornaces có 
ftruendas ineceffarij przeparatío 
394.309 p.314 m. 
Puluerum confectiones , quorum u 
fus eft ín auro excoquendo 324 f. 
& inde ínfequentibus, 
Puluerum pro experíendis uenis coz 
pofitíones quzreaddítamentorum 
compofitiones 


Puteus quíd z1. qualís & quantus 
fiat 


71m. 
Puteus folitarius quid $1m. 
Puteus qui lacunz: loco eft 82m 


Putci quibus ínftrumentís perforen 
tur 109 1d. 
Puteí unde nomína fortíantur 29 p. 
Puteorum fodíendorum figna z5p. 
& índe 

Puteorumfoffionem quid ímpediíat 
173 f. 
Pureorum genera,recti; 3r obliqui zi 
m, recti z», obliqui 73 gencra alía 
82m. 

Puteorirhalítus utrofus quomodo 
expellatur $81p. 
Putcorum profundorum fubftracti 
Putcorü ftructurz cone (ones $5m. 
fideratío $21, 
Puteorum ufus $im.f. 
Putealis cafaad quid conducat. 7i p. 
Puteales aquae mínus aptze ad falem 
indc conficiendum 43of. 
Puteolorum fodínz 4oóm 
Pygmaleon aurí cupídus 6 m. 12 m, 
ytzín qua uenz uruntur extructio 
215 p. 
Pyrítesadditamentt — 184 £& inde 
Pyrites erofus melàáteríze parens 78 

m.item atramenti futorfj,ibíd. 

Pyrites quíaurum ín fe contínet quo 
modo excoquendus 324m.325m. 
Pyrítis natura ín addítamentís 194 f, 
Pyritz argenti ín fe cótínentes quoz 
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' Ramentum duplex 


PEL UPRSEBICUE qu: 35-0 
i "TE 


modoexcoquantur — 326£ 535 p. 
Pyríte atramentofi 465 p. fulfurofi 
Pyritz auri cótínentes 7 f, (468 p« 
Pyrítz experimenta , utrum aurii ín 

Íe contíneat,an non 101p. 
Pyrítz ín fornacula excoquédz moz 

dus co. 
Pyrítaé panes quó torreantur 282 m, 
Pyríta,ín quíbus alumen,quomodo 


urantur A6of, 
Pyrítes quomodo uratur 24 p. 
215£& inde 
Quadratuim metallicum sni 


Quaternz filiquee quátü pódus 2o5f 
R 


Radijrotz quid 


112.119 rm. 

437 É. 
Ramentorum aurílauandotum ratiz 

ones256 p.& índe 
Raméta quó in panes redíoatur 437f 
LER TOUT Apure 

Ramefbceroi Gofclaríze ínterítus 173 
Ramus conuolutus 


242m. 
Ramí abiegni conuoluti 272m. 
Raftrum bidens 292p 


Faftrü quínc;dens excoctorü3os p. 

Ratíones metallicoriüi quadrípartitae 

R'ecrementa auriareétieris (68m, 
plumbi, uítri , ferri, additamenta 


184. m.£. 

Recrementa quomodo ín panes redí 
gantur 436 p« 
Rector machínze 157 in. 


R'egís ín metallisportio $7£& s8 p. 
Riuoruauriferorum diftin&ío 24 m 


Rotaà caprís uerfata a3of. 
Rota dentata 151f, 
Rotadupliceshabéspinnas | 158p. 


Rota quz à calcantibus uerfatur 122 


1.155 p. 


Kotzradij,curuatura quid. — o m. 


Rotz theca fiue loceulamenti 


156 p. 

Rutabulum 282p. 
Rutellum 238 p. 239 p» 
Kutrü cuíus ufus eftin incédíjs 308 
ZXa AI 


INDEX 


Rutrum excoctorum 308 p. 
Rutrumlíeneum quo agitatur mate 
ría metallícaín canalibus 236f 
Rutra metallica , eorumqg defcriptio 
itio p. 

Rutriligneí quó üenzelotzeagítane 
tur,défcriptio 2351 


IN 


Sacci fuilliad funemalligati 126 m. 
Saccorum ufus io m,eorumitg defcri 
| ptio. nip. 
Saladditamentum 184.m.f. 
Salattificiofus addítàámentum 184 mi 
quor & quibus modis conficiatur 
185 m. & inde " 
Salartíficiofus ex quibus rebus fiat 
368£ 
Salexaqua marina quomodo confie 
cíatur 439 f. ex putealí 441£ ex lacu 
ftri 447 p. ex falis aquis,qua ferue 
tes ex terra cfluut 448f, ex marina 
ín ollis 449 f aquis falfis ardentib, 
lignis infufis 45om. 
Sal ex quibus aquís facile coquatur 
Sal foffilís 447p. Q4f 
Salliquefactus additamentu 184 m: 
Sal qua ratione nonnunquam albíz 
or,nonnunquam fubnígriorfiat 4« 
A6m. A49k. 
Bal quiligno confit, cur mínusboz 
nus Asof. 
Sal qui pifces fapíat & oleat, quomo 
do coquatur A4» f. 
Sal quomodo;& ín qualibus uafis et 
locís exiccetur A46 f. 
Sal quomodo ex diluto uel lixíuio fi 
at Anf. 
Sal toftus additamentum 194m 
Salis coctio ín cortínis 44.6 p. in cor 
bibus 446£ ín ollís fictilibus 449f 
in cortinis ferreis paruis 449. ín ma 
gnis ollis ferreis ibi.f. 
Salis maffarüfigurz uariz — 446 f 
Salis qualía genera ad uitrum inde 
conficiendum idonea A7of. 
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Salis quantü femper cófictendü: 439 
Bal quibus & quot modis, & ex qua 
triatetía fiat 430 m,& índe 
Salem conficíétes ín cortínís nudos 
incedere 446. p. 
Salem conficientítt ín cortinís opee 
rae quomodo diftributze eom 
Bale ex folo lixiuio fieri poffe 4st m 
Balinariz areze, ne combibantaquas 
quomodo praparandze 439 f. 
Salina Babylonis eo. Cappadocíz, 
ibíd. Halze Hermundurorum 446 
p.Hifpanorü 45o f.Germanoriiibi, 
Salínz ad mare quales 440 p. 
Salinz quotnam fodíendz ^ 439f. 
Sandaraca à uenís metallicis quomo 
do feparetur 187 p. 
Bandaracz glateis aurum fzepius ad 
haerere zéf. 
Bandaraca ín uenís inuenta fignu bo 
num z7f. 
Sanguinis bubuli;uituliní, hírciní us 
fusincondenfandofale ^ 446m 
Saxonum qui Gitelum habitant foe 
dínz 320m 
Saxum fiffile album addítamentum 
184. m. 
Saxu fiffileín uenis quale figni z8 m 
Saxum nobile quale fignum inues 


nis 445 80; 
Saxa aluminofa quomodo urantur 
458 f. 

Saxa qualía uenarum figna . 78m. 


Saxa quando igni rumpere liceat, & 

quando non $1p. 
Saxaterminalía quae dicantur 106 p 
Saxauenz zrís dílatatze e6f, 
Saxorum medulla liquida 459p 
Saxorü qua funtad uenam díuítem 


utilitas 208f, 
Saxorum uaria genera Ssóm. 
Scalz excoctorum 308p 


Scalarü afcenfus & defcefus ds periz 
culofus 173 p.& cui earu cura pertía 
(neat,eo, 

Scanforize 


Scalarum ufus 17 m. 
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Scanforize machinze, quaere machína 


rum defcriptíones 
Scaturigines eructantes metalli , fo- 
diendas e(Te 77€ 
Schemnícium aA 
Schemnícij fodina 351m, 
Schlacceualdi fodínze a37f 


Scobs zrís elímata additamétü 184 £ 


Scobs ferri ftibio ínfefta 


324m. 
Scobíscorijufusincatillis | 182m. 
Scopz excoctorum 308p. 


Scriba merallícorum officía zm 
Scytarchz aurí códénatores 6m, i£ 
Becretíonís auri & argenti, utrum có 
pletafitnecne,experímenta 364f 
& inde : 
Secretíonis metallorum confideraz 
tío 208f.354 p. 
Belibramínor quomodo diuidatur 
2osf, 
Selibraquantum pondus — 2o4f. 
Semifextulze quantum pondus 265f 
Sella orichalcea purgatorum argeti 
368 m. 
Sepes oblíquz ín pratís, quae materi 


ammetaliicam excipíunt, quomoz 
do fiant 


252m. 
Beptentrío uentus 38p. 
Berra 396 m, 


Seutiad lucernas quis fuppeditet «o 
Beuum combuftum índícío eftlabo 
rís perfecti 79p. 
Sicilicus quantum pondus — 2o; p. 
Sigifmundus Malthicíus metallicus 
à "A46 p. 
Signafodiendorum puteorum 75 p. 
Bilex certorum colorum in uenís ína 
 uentusbonum fignum . 78p. 


Siílicis elarcisaurum fipius adhzre 


re zséf, 
Silices crudiargentirín fe contínenz 
tes quomodo excoquantur. 327 pP. 
Siphonum confideratío 153 f. & inde 
Siphunculus : 134m, 
Siphunculus oríchalceus, cuius ufus 


eft ín íncendijs 308p. 

' Sítula qua falfa fundítur in cortínas 
; 445E 
Situlz quid HA T0. 130m, 
CK&NAVÓV "re tuvo $8.m, 
Smiíríslapís ubi potiffimum ínuenia 
tur 77m. 
Snebergifodína ^— i9p.esp.m P. 
Snebergi fodina Bifemutaríae nome 
unde traxerít 29 p. 
Snebergíana fodina Georgius dicia: 
5f. 


Sneberpíanz fodínz fcecundiras 
ibidem 
Socratespecunize contemptor 5 fio f. 
Sol quatenus in terram operari poía 
fit 54.m. 
Solifuga metallicís animal infeftum 
: 4 173m, 
Solifugarum uenenum quomodo 
. aboleatur eo.f, 
Solem materíam metallícá ex uenis 
elicere 


| (54 pe 
Solínus 173m. 
Soryín ueris zerís fignum 781n 


Sory matería atramétí futorij 462 m, 


Soryos dilutiufus ín cóficiendo atra 
mento futorío 461p. 
Sofias Thracenfis metallicus dítiffi2 
mus 19 m. 
Spathaferreaexcoctorum — zi; p. 
Spathaligneaexcoctorum | 3o8 p* 
Spinz quid & unde dict 4osf 
Spínz quomodo ín panes redigans 
tur 434. f.& índe 
Spínarum uaría genera 436m. 
Spíritales machinze, quaere machina 
rum defcriptíones 
Squama ferri additamentum | 184 f: 


Stannumquid. — 329m, 376m.& 
419p. 

Siannum quid, & ex qua matería fi» 
at 3111. 


Srannum diues in quas fornaces ína 
feratür 411m, 
Stannü 


D 
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ftannum pauper 410 f. mediocre 
41 p. díues 411 m. 


Stannum fiueargentum cum plum», 


bo permiftum quomodo ab zre 
fecernatur 913 p. 
Btatera 122 f, 


Stibium argentum ín fe continens 
. quomodo excoquendum  32ém 

Stíbíum ín uenis ínuentum argenti 
fignum ; 78p. 
Sribij ucna quó excoquenda 345m. 
Stibij uires qmodo frangátur 324 m. 
Stípes termínalís 106f. 
Stipites uel a(feres craffi puteorit 1 
svaeua,d eft, ferríacies quomodo fi: 


Mar 34f 
Subcífiuü fodinarü quid dictu 56f. 
Subícus 229f.a33f. 
Subífolanus uentus 38 p. 
Subftructiones, quibus conditíoníz 
- busreftaurentur 174. p. 
Bubftructíonü in cunículis uaría gez. 
' nera $5p. 
Subftructionum ín foffis latentíbus 
genera : 86 p. 
Subftructionum ín puteis uaria gez, 
nera $e;mf. 
BSubuefperus uentus 38m. 


Succi cócreti unde cóficiantur 439 p 
Succorum concretorum confideraz, 


tio | 439P* 
Succi cócretí cii aquis permifti, quoz 
modo excipíantur A69 m. 


Succi quídam concreti nocíuí metal 


lis 208m. 
Sucd quinam magisauriferi ^ z6f. 


.Succorum éoncretorum,ex quíb.uíz 


tra fiunt,uaría genera 479 £ 
Succorum concretorum ftudiofi me 
tallici 771n. 


Succorü ín aquís confideratio 24 p.f 


.Succinumundefiatinmarí — 24f 


Succiní natura 27f. 
Suculz defcriptio 18m. 
Sulfur à uenís metallicis quomodo - 


IN LIE. 
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.feparetur. - : 186f 
Sulfur quíbus metallís nocíuü 213 ma 
Sulfur caballinum .. A65 tii, 
Sulfur Qd fpiritu difflari poteft 216 f. 
Sulfurís colores 467 p. 
Sulfuris conficíendirationes 465m 
Sulfuris in fecernendo auro & argen 


to qualís ufus 36i p. 
Sulfur refoluendi uis qualis ínfit 
zuif. 
Sulfurea mifta quomodo coquans 
tur A66 f, 
Sulfurofz aqua quomodo coquans 
tur 465m, 
Supernas uentus 36m 


Symbolum metallicum quid | 63m 
Symbolaá quibusindicantur 1:7p. 
Symbola quotíes deturín anno 65 p 
Symbolis non datís metallici ius pof 
' feffionís amittunt 16m, 
T 

Tabelíz qua utuntur artifices experi 

endarum uenarum contra ignís ca 


lorem defcriptio 189 m.f. 
Tabulz in quib.falexiccatur 446f. 
"l'aurifcorum fodína zt 
Tecum quodhuc atg illuc portari 
. poteft. 4oop 
Tectum uenarum quid 48Sf. 


'Tectum uenz dure quid 78f. 79 p. 
Tectifaxu quomodo excindatur 7o 
Tegulaquíd 180 m, (p.f. 
Tegulz ufus in purgando argento 
392m. 
Temperaturz,quarum ufus eft ín fez 
cerriendo argento ab zre, quomo 
do fiant. 405 m.& inde. 410 m, 
Terebra cuí cochlea eft,ite lata 134.m 
"Terminale arearum fignum quomo 


do íncídatur 105 f, 
'Termíniarearum quid éof, 
Terralutofa cum ramentís puris fi 

gnum optímum 7710, 


Terra metallo mifta ubilauetur184p 
Terra quanam frequentius aurum 
gene 


AMET.ALLICA 


generet z6f. 
Terra ficca quale fignum z7f 
Terra motibusuenzapertz — 25p. 
"'erze uarie coloribus mixti ín uenís 


quale fignum niouzSp. 
Terrarum bonítas quomodo deprez 
hendatur 77m 


Teftarum in quibus argentum perz 
purgatur conf(ideratio 386 p.387 m 


"Thafía metalla. 7 18 p. 
"Thafiorum fodína 18 p. óóp. 
"Thrafcías uentus 38m 


Thucidides hyftorícus metallorum 
profectus 18 p. 66 p. 
Tienum quod círcum axicalum uer 
. fatur 16 m, 
Tigna erectajitem humi ftrata. 125 rà, 
Tigna tranfuetfaría puteorum u8m, 
Tignoruminfronte putei collocato 
rum deícríptío 118 m, ín tergo pue 
tei collocatorim ibíd, 
Tintinabuli metallicori pulfus zo p. 
Tormentorü uaría genera 8 p.13 pim 
Toríngorum fodinae 261m, 
"lTorredariruenarü cófideratío 281m 
T'orredí panes fathífcétes aercos mue 
nus,quot diebus perficíatur 419 m 
& quomodo ibid.& inde 
"T ractoriz machinzequaere machína 
rum deícriptiones 
Traha cui ímpofita eft capfajitem caz 
rens capía 126m, 
Traharum quibus uenz de. montib. 


uchuntur defcriptio 126 p. 
Triangulorum metallícorum confi 
deratío ; 98 ni, 
Tribuli quid fint ài f, 


, Tripus cuíus ufus eftin excoquendo 


argento uíuo 347f. 
Tripus ferreus, ín quo ampulla cum 
exiguaauri partícula ab argéto nó 
multo eft feparanda,folet collocaz 


E 360m 
Tripus menforíus quomodo fiat 
esf 


mue an 
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Trochítes ubi potiffimum inueniaz 
tur 7710, 
"Trochlea 120 fn, 
Trudesfollium 168 m, 
Trulla 238p. 
Truncusfiphonum 134m 
Tubuli 383 f. 
"Tubus 288m. 
"Turbo 27im 


T'urcari mancipia agroscolere 17f, 
"T'ympanum cuiínfixe funt fibula 
ferreae 152 f; 153 nid 
"Tympàanüm détatum , item quodex 


fufis conftatizo m, quod ex orbís 


bus conftat 124 £ 
T yrannorü uíolétia erga metallicos 
23 m. 


Valles quz proprie dícantur22 m,et 
quzenam utiliterfodí poffint 22 m 
Valleftris planicíei diuerfa genera 
22m 
Vasín quo carbones abluttur 334 f. 
Vasligneum excipiensaerem 16:p, 
Vasuentü ín puteos immittens 1c:p 
Vafaà excoctorum é corío facta , quía 
busaquaad reftinguendum íncen 
díum, fi quo officina conflagrare: 
cceperit,haurítur 308 p/ 
Vaíorum aquaríorum ufus, corücg - 
defcriptio 114. n1. 
Vaforum ín quz difcretores commi 
nutas uenas coníjciunt, defcriptio 
I 21 p. 
Váforum ufusio m, eorumtg diffes 
rentíoe ibid, 
V'ectiaríos quales effe deceat 119 Im. 
Vectisquid / usm.ufitatus 119 fn, 
V cétís pili fiphonum 134. Til. 
V ehículiín quo maffze plumbeze ad 
gruem uchuntur, defcriptio 355 £. 


V'enauox ambieua 29f 
Vena alutninis ! 456 f, 
Vena Ànneberei, cceleftium exercis 
tus dicta 5A pa 
Vena carbonaría Annebergi 259p; 
ena 


INDEX IN 


Vena dilatata quomodo inueniatur 
28 f£ 
Vena diues metalli quales puteos ha 
beat $2m. 
V'enà dura quómodo fodiatur 7o p. 
duríffima quomodo fodíatur 79 m 
Vena Gaírica uallis loachímícze 22. p 
Laurentíana 54 p. eadem donum 
diuinum appellatajibidem 
Vena profunda quoniodo fodiatur 
Zzp. 
Vna putrís quae dicatur 78f. dura, 
duríor;duriflima item, ibid; quoz 
modo fodíatur 7op 
V enz caput, cauda;origo;finis 48m 
V'engzauri quomodo molátur 230 f. 


Vene crudarízé 4sin. 
Vende cumulatz areae éop: 
Venz cur excoquantuür 285 p. quo2 
modo 3o8f 
Venz dilatatze areae 58m. 
" quomodo excauandze $óm. 
V'enze dura & folidze cuniculí quae. 
les 84£ 


Viene durzfubftructiones | 82i 
Vene fundamentum, & tectum duz 
rum,dürius,duriffimu quíd 79p. 

V enze mollis € putrís cuniculi quaz 
les $4f. 
Venze profundae are 56 p. 
Venz putrisfubftructiones — 92£ 
V'enz campeftres quomodo fodían 
.tut $8 p. cumulatz quomodo fo 
diíantur i $7m. 
Venz cur tundantur filis praeferraz 


tís219 p. cur urantur213 m. quo»: 


ibíd.£.& inde: 


modo urantur 


V'enz diuites, pauperes Qj cíto exco : 
quantur 3tof. 


Xena duriores quibus infirumentís 
excindantur 107 m.f 
Venz líquefcentes quzenam ínfimu, 
Quzenam fummi locüteneant 310 m 
V'enarum loturz confideratío 228 p 
Vena metallícae quomodo comínu 
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antur malleís 210 ri. & índe 
V«nz molles quomodo eicauentur 
ip 
Venz nuncdurz , nunc putiís fub, 
ftructiones -^83p. 
V'énie pauperrímze quomodo & dg 
ató excoquantur 318m, 
Venz plures femperfodienda 20m 
7o 6Mp. 
V'enz quz cito & quz tarde liques 
 Ícunt,quomodo excoqueridat 309 
31m. 
Vena quanam fodiendze;qua ítem 
- mon fodíendz 53£75m.f. 
Vene quanam utiliter fodi poffint 


2m. 
V'enz qua non facileiení líquefcür, 
nociua i75p- 


Venz quo iodó torreantur 291m. 
-crementiir;ibíd, 

V'enz quot modís de montibus des 
uehátur125f. quot modis igni rite 
pantur zo fquot modis excoquan 
tur 285m.303f. 

Venzudaéquauocentur — 246p 

Vene undenominafortíantur 29 p 

V'enz ütiles cum ínutilib.utrü exco 
quenda 208m 

V'enarüarteinquirendarü figna 25 f. 

V'enarum bonarum & malarum fie 


gnazs p. ufq ad 7 fol. 
Venarum bonitas 7s1m.f, 
Venarum cómiffurz quid 2p. 
V'enarum coníunctionis & diuifioz 

nís figna 47m. 


V'enarum differentíz 29 f. profunda 
3op. dilatata 3o m. cumulata 531p. 
profundalata,angufta 35 m. dilataz 
ta humilís,alta 34 p.tendentes ex oz 
tientein occídentem 34 m.ex occie 
denteinortientem 35p. exmerídie 
in feptentríones35 m. ex feptentrio 
nibus in meridíem 36 p. profunda 
recta,curuata 4om, dilatata recta, 
obliqua,curuata 41 p. profunda des 

Ícendens 
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fcendens recta, obliqua, torta 41m. 
profundz uarie per montes fefe exz 
" tegdentes 42.43 tiaríe fe ínterfecanz 
/* . teg44« 45; príncipales, fociae 47m. 
W- dilatataru cum profuridis collatio 

.— 4gf£&inde 

Venarum dímetiendarum rítus antí 
quorum 571n. 

V enarum & fibrarum alíz gifferenz 
tízc, uidelicet, folide cauernofze,uaz 
cugé 5if 
Venárum experíendarum praparaz 

tío 195 É. díuítis 184 p. uiliorís ibid. 
earum quze participes funt fibi, py 
rytzeferrí fulfuris,Ac.185 m.quas ar 
dor íenís difficulter diffoluít 185 f. 
opcratío ín fornacibus 187m, & ínz 
de, varía experíendarit genera 188 
ratio experiendarü ín catíliís due 
plex 19o p.uenzt atri quomodo exe 
periendas,ibid. argenti en p. plü 

bínigrí193 p. plumbi candidi ibid. 
£ plumbí cínerciio4 p. argenti uiui 

ibiíd.ferri,ibid.m. 

Venatrü experíendarüratíones 174 f 
Venarum extenfionís(iona | 36m. 
V'enarum facile, difficile; & difficili 
us líquefcentiu additapente 184.m. 
V'enarum fragmenta lzeuía;& afpera 
quíd denotent 25f. 
Venarum fundamentü,tectum. 4$ £ 
V'enarü halitus uirofi quomodo ap2 


ellentur 81 p. 
V'enarum natura emptoribus con 
templanda 21ni. 


| Venaruni profundarü bonítas 55 m. 
Venarüruptarü qualis fragor 79 m. 
| V'enas emere dg fodereutilius | 21p. 
| Venasienifrangí 87 £. quando igni 
| rumpere liceat, S quando non erp. 
| V'enasucel cafu reperirí;uelarte iriuez 
| nirízs. pertotum 
Venís fponte apparentibus fodienz 
dum effe quemcuncg loci 21£ 22 p. 
V'endítores iurati metallícoru 17 p. 
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Ventorum flatus impedimento effe 

excoctoríbus 175f. 
Ventorum fecundum metallícos dís 
- füributio 


38 p: 
V'eruculum is f. 
V'eftofalia regio 212.10 
V eftofaliae fodínze ,€0; 


V éftofalorii excoquendi ratio. 32o f. 
Viíze commoditas confideranda mez 
tallíco 253p 
Vicini domíni magifter animo con 
tuendi 


23m. 
Vicinitas metallorum quz fit. 25m; 
Viínifecesaddítamentum  184f. 
"Vini utilitas 14. p.« 


Viroae Aeyptiorum: ite IVineruze: 
ite Circes:ite Mercurij quales 27 m; 
Virgulz metallícee cófideratio 26 m 
in Virgula metallica quings neceffaz 
río disier uanda 27p 
Vitrumadditamentum ^ 184 m.f. 
Vitrü minus lucidu undefiat 471p. 
Viitrí conficiendi ratíones 


470m. 

A75p« 

Vitri cofideratío cur ad metallicum 
fpectet A701 
Vitri matería €o; 


Vitra propter coctionem cur intere 
dum mínus, ínterdum magíslucíz 
da 475m. 

Vitraríze officínz celeberrima 477 

VMiítraríorum fornaces AzwD 

Vitri recrementum additamentum 


184. f. 

Vitrorü figurae & picturae quomo2 
do fiant AZ75E. A76f 
Vitrearum ampullarum confideraz 
tío 355 f. 
Vitruuius 132 p. 
Vladislaus rex 19 m. 
Vlyffes,quomodo ex fene in iuuene 
mutatus 27m. 
Vnncus funís ductarij npe 


Vnciferrei cuius ufus eft ín experien 
dis uenis,defcriptio 189 p. 


Bb Vnd 


Vncicortinarumquales — 444m. 
Vnd quori ufus eft ín incedíjs 308 p 
Vrcei ín quibus pyrítze fulfurofi coz 


quuntur 468p 
Viínz hominisin falis artificiofi coz 
fectione ufus 185m, 


Viínz pueri mpubís ufusin alumíz 
ne conficiendo 457 p. 
inauroexpceriendo 190 m,& inde 
in nitro conficiendo 453f. 


Vftrinze ín qua argentum perpurga 


tur,defcriptio 386 p. 
Vulturnusuentus 38 p. 
X 
Xenophontis confilium ín re metal: 

líca 20m, 


FODINARVM O- 
mníü,quz ín lib.xir.dere Me 
tallíca numerantur, 


CATALOGY S, 
Fodinz Aberthami 54 p. 65 f£. 
circa Abydum 20m, 
Aldebergiin Mifena 172m. 173 m. 
216m. 237Í. 246p. 
Alpina 104 f. 
Annebergi 20p.54 p. 63 f. 


inter Atarneam & Pergamu 20m. 
in Berímo monte 


20m 

Carnorum 385m. 

in Carpatho monte 172m, 
224f, 438m, 

Colchorum 263p 


FODINARVM NOMINA. 


Cremnícíj 3p» 
Dippoldefualdi 246p. 
Eifalíz 212mm 
Eislebij 218p 
Firftiín Lotharingia 18m, 
Fribergi 3p. 25p. 66m. np. 
Gairi 237 f. 
Cralecize 25m. 
Gofelaríze 3p.2s£i75m, 
214. p. 320m, 
Hannibalis Bebelo dicta 29 p. 
Hifpania 20m,25m.80om. 
in lulijs Alpibus 254 f. 
Itberefdorfi 237 f. 
Laureí montís 20m, 
Lemni 22m. 
Lufitanorum — 258£297m. 337 p- 
Miarauic 255Í. 257m. 385m, 
MIcliboci montis $6f. 131m. 
in Vlifena Fribergi 57z£ 635p. 


INeufolz ín Carpatho monte. 225 p. 


adPlanamBohemiíe  175f 174p. 
Polonorum 280m, 
Puteolorum 4com, 
in Rheticis Alpibus 254. f A38f, 
Saxonum qui Gítelü habitat 320. m 
Schemníicij 3p. 151m, 
Schlaccheualdi 237 f, 
Snebergi.— i8p. 29 p. 65 P. utpe 
"Thafiorum 18 p. éóp. 
"Taurifcorum asf, 
Toringorum 261m 
Vallis loachimicze 29p. ó3p. 
V eftofalío: 21m, 


FINIS, 


ANIMANTIVM NOML 


NA LATINA GRAECAQVE GER»s 
manice reddita; quorum author ín lib.De Subterrae i 
neís animantibus memínit, 


GRADIENTIVM 


Alce elcb/eleno 
Aper wiübfd»weit 


Araneus níger fdywartse felofpinne. 


Afcllus fcoefflein. ínfeneftris uerfae 
tur. 

Baseaxidie VaulEroten 

Blattze wibel/bzotwotmefpsindwibed 

Betfae laubfrofcb 

Bufo Erote 

KaAauira item laubfrofd) 

Ka liseQ^ eio: 

Caprea tcl) 

Caftor piber 

Ceruus bite 

Chamzeleon,Germanis eftignotus 

Crocodilus crecebil 

Cuniculus cunlein 

Dama cín gttips oes outer vos fich 
dibogen fein. 

Exais Italice ghyro 

Erínaceusigd/eius duo genera; bütf 
ide vno fewrgd 

Fiber piber 

Formica eímé 

Vod^u woifdl 

Glís dreffebaftlmaus 

T'vgivor ÉaulEroten. 

Hyftrix ftacbe fc:ywein/ oo:nfdwein/ 
poicopice 

Ibex fteinpoct 

Lezis i0tco & alice fylueftres muftelze 

Lacerta ginaocp 

Lacerta Chalcidíca Vupferabeo 

Lacertaaquatilis wafferaoee 

Lupus welff 

Lupus ceruaríus lugs 


. Lutra otter 


Mlartes fteínmarter/onb paummartet 

Mleles ops 

Mlelíum ein balebanb bar onberbays 
 géfuttett / (o mán oai bunben anlegt 

Moveidke VaulEtoteii 

Musalpínus murmnetbier 

Muüisaraneus fpitaus 

IVlusagreftis fcbóunaus 

IMluslaffictus laffits 

Mlus INorícus pile)e/bildpe/sifd/bildo 
máue/sifelmaus 

Mus dotmeftícus maior tatté 

Mus Pannonicus 

Mlus Pontícus berinlein 

Mlusaquatícus xeaffermaue 

Mlusfubterraneus. Éleine (d)ósmaug 

Musfylueftris bafdlmaue eocr née 
iátté 

Mluftela domeftica svi(cl 

Miftelafylueftris iltce 

Muy fpttsmaus 

MésowseQ-^ cibo 

INoerza noct 

Platyceros ambire 

Pulicesterreni erofloly 

Tlve/opau9-^ fciicfrote 

Ranarubeta Éroté 

Ranatemporaría teinfrofeblei 

Rana uenenata foffilís feíirtrote 

Ranauíridis parua laubfrofdb 

Ranz uirídes;fubliuide,fubcínerece 
ftefcbe 

Rupicapra cíndeanoóote bo:ner bine 
berficb debocen feüt 

Salamandra in1olcb 

Scarabeus, de quo hícloquíimur, 


fcwlefer 
Bb Zxe9 


GÜURLUACS SIM INS nya v mee 


INDEX IN LIB. 


XoisgQe cibo 

Sorex mitlebafdmaus 
Stellío "T'arantula .. 
"Talpamebwusrff 
'l'arandus recen. 

'T'eftudo fcbilttrote 
"Tragelaphus bzanbbitfe 
V'ermísinlVlaioónatus mctwonnt 
V iuerra fuvette ono (rette 
Vormela weznlein 
Virfus becr 

Vulpes fudjs 

Zobela sebd 


VOLANTIVAM 


Adaudalere 

Anasímmanfueta wiloc ente 

Aníerimmanfuetus wilbegané 

Apis ten 

Azodist. foirfcbwolben 

Aquila abler 

Ardeola rcbee 

Attragen bafcibtin 

Bubo qgtesbubu 

Ciconía ftotdb 

Corníx Érafje 

Coruusaquatícus xeafferzabe 

Coruus , cuíus caputrubra macula 

eftinfigne boltrabe 

Coruus nocturnus nadtrabe. . 

Crabro bo:lise 

Cuculus Fudtict 

Ki. ]1saoi. foiecywalben 

Fulíca wefferbun 

Galeulus benimerling 

Gryllus domefticus baufbeits 

Gryllus agreftís felobeims 

Halcyon fluuíatilís eifuogcl 

Hiraündines domeftíce bauffewalz 
bai agreftes  maurfdywalz 
ben —— riparix | fpirfdowalben 

Ibís auís Zeyptíaca Germanis igno 
.tà 


DE SVBTERR. 


Ier69G^ benunealing 

Lagopus [cbieuegcl 

Locufta beufdozecte 

Mlereus teucper 

MMlerula. amffcl vno febamffet 

Miluus wel ober bunetabr 

INoctua zantculc/fcblacruleffocleule/ 
fteincule | 

Nurennugpeat nacotrabe 

Olor fcdwan 

Onocrotalus feonedane 

Palumbes  belstaubevnb ríngclo 

taubc 

Perdix rápbun 

Pica addeftcr 

Pícus fpecbt 

Ilyojoxopat bollrabe 

Querquedüla. Éricpentlerm 

Sturnus ftár 

"Tetraones pitcÉbuner ono auerbóm. 

'lurdus . Érametvogd/sim / weis 
suffebel/siposuffcbel á 

Vefpa wefpe | 

Vefpertilio flbermaus 

Viula bubu 

Vpupa wibebopfe 

Vultur befengit 


NATANTIVM 


Alburnus wetefifeb 
Afecllus,ín Italía Afino 
Aurata, Venetijs Auraía 
Barbus petme 
Buccinum,ín Liguria corneto 
Cancer fluuiatilis Érebs 
Conger,ínltalia congro 
Coracinus, Neapoli coracino 
Delphínus | meb:febwein tar vor 
Eompt falfpect 
Glaucus 
Globio fluuíatilís fcomcerle 
Hippurus 
Lucíus fedt 


IVlerufa, 


COANIMANTIBVS/PRIMY S. 


Merula, Maffilize roquando 


foharsna, ín Itálíamurena 
Orplius;i in Sícilía cernha: 


Difces foffiles poiféer vnb tterputten/ 


' qui funt craífiores 
Pede , V eiictijscappe 
Perca. betfe 
Prímadia. 


Purpura,ín Graecia porphyto 


Raía roc 

Salar fbure 

Salmo fclin/lage: 
Bturio ftóz 
Thynhus thunno : 


Turdus, Maffiliztoquando 


S$SERPENTIVM 


Aeéontías ignotus Germanis 


Aiphisbocna;i ígnotá 
Afpis;í ignota ' 

Boa nte: 
Bileusjanorus 


Cecüla blunofeblicbe 


Calabiícus ferpens; ígnotus 


IX £feovej«(B^  natter 


Cenchrís,i jígnota 


Ceraftes bosnicbte fcblange : 


Dipfas,ignora 

Draco o: 
Dryinos cicbfeblaige 
Haemorrhousjignotus 
lNatíx nattr — 
Porphyr us,iorotus 
Scytaléjignióta 
Sepedon, ignota 
TveNivG^ blinbfcbleicbe 
TuveNs-. blinofclede 
"Vipera,ltalís maraffo 
YaPQ9- nette 


*XERMIVM 


-Afcarides erbwozne 


u 


Lumbriícus reínwezni 
Scoloperidra naffel 
aed . dere 
Teredo Twostti 


DAEMONVM 
Damon fubterraneus trüculentus 


bergteufel | mitis. bergmenlein/Eos 
-eguttd — : 2 


INDEXINLIBRVM 
De fubteríaneis animane 
tíbus fecundus 


Acontías bo -""498niz 
Alíanus 478m. 498 mz 


nariz coloni terre? motu & cali2 


: darum áqüarum eflufiónibus fedi: 
busexacti ...— EL 


' Aiavisxoip^, qui & hiftrix 491m. 
— Alaudz 4282 f. hyemelatentín cauer 


nísmontíunt . 494 nm» 
Albertus IVlagnus 480m. 
Alce 1 ! 485p: 
Ambrofius Fibianus 499m; 
Aimphísbzna A496óf. 
Anatesimmanfuetze |a ps 
Anímali incognítir repertumín INos 

ríco : 480m; 


niahtes fubterranese quae proz- 
. príc & fint & dicantur 479f. 499 
: m. quz ín terra ficca - 499 f. quae 
ínhumida agant soo£ & iride 
Aniínmantíum fubterranearum ttía ^ 


IDÉHERd GIUM HS iis SpUNS D. 
Anímantes omnes natura mutatio» 
nem fentíre darum 47of 


Anímanites quae ín: régionem-é-qua 


: egrefTe funt non reuertuntur. 479 


Bbs5  A48op. 


INDEX IN LIB. 


480 p. reuertuntur 48of. 481p. 
Anímantesfrigorís aut calorís uita 
dicaufalocum mutantes 481p. 
A nímantes quz noctuuel interdiu 
in cauernís terrae delitefcunt 482 p. 
& deinceps 
Animantes quz ín terra latet aliquo 


annitempore 486f. & deínceps ; 

, ufqs ad pag.soo. 
Aníeres immanfueti | 481p. 
Aper 485 p. 
Apes A481f. 


Adt, quee & xv] eol 494. p. 
Aquatilia quz aliqua anní partefe 
in cceno uel arena condunt | 


4pAm. | 
AquilaNorthufz mortua 480m, 


Aquilaàlanío Díncelfpyhelenfi oce 
cifa . 48om 
Aranei nigri 493£ 
Aratus 495f. 
Ardeofa 491p. 
Ariftoteles 478m. 47o m. 485m. 
A987Í. 4921. 493p. 498p. 
Ariftophanes 486 p, 
Arces fubterraneze 482 m.f. 
Aícalabus , & àeigNa Comis , quí &C 
.. ftellio j 493m. 
Acarídes 49of. soof. 
Aclli rímís parietum occultantur 
: 49if, 
Alellus pifcis zeftiuís menfibus fe có 
it 474m 
Aio noctuz fpecies 486 p. 
Afpis,& eius genera 497 m.f. 
Atagenes A81m. 
Aues hyeme in cauís arboribus latez 
.; (tes Agf. 
Aueslutez A7om, 
Aues quaedam cur uerno tempore 
,. «onípicíanrurímplumes |. 482 p. 
Auesnocturnz i A8sf. 
Aurataítiuis menfibus fe condit 
494m. 


DE SVBTERR. 


B 
Bafilifcus 498f 
Bapaxidte i 495f, 
Blattz paríetum rímis occultantur | 
481 £ 
Boz ex natrícum genere 497 
Betfae,rana 4,95 1n; 
Bubo 485£. 494m. 
Buccína 494m. 
Bufo 495 f. 
C 
Cancer fluuiatilís , 496p. 
Calabrícus ferpens 497p. 
Caprea 485p. 
Catfianus theologus 499p 
Kácup 484 f. 
Caftorea . €; 
Caucafus mons 482m 
Caufon quz & dipfas A496f, 
Caecula hyeme fe condit in terra 
4961. 
Cella fubtertanece 482 ni, 
Cenchris ferpens 498 m, 


Centípeda quz & fcolopedra 494 p 


Cephí Athíopici 480m. 
Ceraftes 4o7f. 
Ceruus | 485p. 
Ciconíz 481m, 
Chamzeleó 492 m. aura alitur 495 p. 
Xapuorrvaaa 483p. 
Chelydros 497 f 
Cherfydros A497 ps 
Cicero 499m. soo p. 
Circe 482m, 
Cleopatra afpidas ptyadas fibi ad» 
mouit 4o7 f. 
Columella 496£ 
Coenobíum fuübterraneum ín Seduz 
nís 482 m. 
Corpus fübterraneum & eius díuiz 
fio 479p. 
Coruus aquaticus 481p. 


Coruus 


ANIMANTIBVS SECVNPV$5 


Coruus qui wv$gox peat Ae f 
Coruus pifcis hybernís menfibus fe 
condit 


494m. 
Conger eo. 
Cochlez (o €0, 
Cochlez cauatícae 499f soip. 
ColubríThebanicornutí ^ 4osp 
Crabrones fylueftres 481f. 
Crocodilus 404 m. ad ínfulàm Ten 
: tyrítarum non adnatat 495p. 
Cuculus A48 f 
Cunículus 485m 
Cymbrí 480 p. 

Vide etiam in Kappa; 
D 

Dama 485 p. 


Dantifci bona pars uulgi füb terra 
habitat . 485 p 
Daemones fübterranei, & eorum du 
plex genus so1f. soz p; 
Delphinus 494m; 
Delphinus hoftis crocodili/ 495p. 


Diofcorides 478p; 
Dipfas 496m, 
Domus ín Armenía maiori quales 

. 482m. 
Draco 459 p. cumaquila & elephan 
. tepugnat 499p. 
Dryínos 497fF. 


E 
E^ alc Aríftoteli glisdictus — 4s7f£ 
Brínaceus hyeme in cauis arboribus 


Foffze Preneftinae 485p; 
Fulica . 481p; 
Fuluíus Hirpinus uiuaria glitibus íi 

ftituit 488m; 

G 

€raloulus ! 481p. 
Taxis, qui & ftellio a5 
Galenus 497. 
l'éw,quze uifelá 489m 
Ganeum 483p. 
Glaucus pífcis hybernis menfibus fe 

condit 494m. 
Glis 481m. 488 p. 
Glíraría A488 p. 


Giothí ex Scandíain Sarmatiam & 
Daciam 480p; 
Girues ab ultimis quafi terrís 'ín ulti 


. masdifícedunt 481m, 
Grylli domeftici agreftes 493f. 
Tvgiva 4955 


H 
Halcyones márínze;fluuiatiles 48511 
Hamefter quí à quibufdam crícetus 


49om. 
Hameftri appellatío in homínem uà 

.racem apud Germanos 491p 
Hmorrhoos 498p. 
Hippurus pífcís 494m. 


Hiründines hyeme in loca tepídiorá 
fecedunt 4o4m. 
Hirundines riparíze ; quae G& &zvdtét 
& xv] soi 494 p. 


fe condit 491m. 484f. Hyftrixhybernis menfibus ,ut Plíni 
Exidis 496p. —usfcribitin fpecusfeceditiaftiuís; 
ut Albertus 491p. 
F Hyttricis defcriptio £O. 
Hoenfteiínum 483 p. 
Iber,& cíus defcriptio 484 p. &inde Homerus «Leod 1482 p 
Fibri pelles & tefte 494f. Homínes cauernas faccedentes, qui 
Formica 491f£.—. exco Troglodytae A82 m5 
1! '  Hominesfylueftres Scricinnize 48z 
Bba4  A4e6m 
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INDEX 


.c48ém, 
Hydros 


497 P- 


laculusferpens ^ 498 ni 
Ibex 485 p. 
Ibís A oyptía 499 p. ín Alpibus uiz 
fa 490m. 
Ichnenmon crocadilo inimitus 495 
£ 406p. afpídi 4o7f. 
IxzéQ9Q- A81 p. 
Lene muftelze genus | 4891. 
bend pellísjprouerbiü apud Gerz 
. manos in uiliffinium & maxíme': 
« fectídumÍcortum €o £ 


KanNautmrana 495m. 
KauLisp-Latínisfciurus | 497£. 
Koatgexy fonus quem ululz edunt : 
486p. 

K262291, dacmonéshominum ímítaz 
tores 502 p. 


p qua & kane 494 p- 
": if 


baci Chalcídíca quae & fcps 492 
Lacetta hybernís menfibusi in-terra . 
Tàtet- co. 
Lacerta a ftellione quomodo diffez 
rat 493 n. 
Lacetta aquatilis 492m. 
Lacerta uirídís "eo, 
Lagopus 485m. : 
Lepus 
; Sei Pannonías,Dacía & Ly 
Aue proximís annís inuolarunt 
A480 tr. 
Lubeci bona pars uulgí fub terra haz 
t" bitat i33 uas. 
Lucanus 498m.499m. 


Den 


IN LIB. 


L 


-DB $VBTERR. 

* reprehenfus 
Lumbtici 
Lupus. 
Lupus ceruaríus 
Lutra,& eíus defcriptio 


4Ao7 p» 
499f soof; 
485p 

€o; 

483m» 
484 p.m. 


.M 


. 488p. A9of, 
483 mf. 485 p; 
485 p- 
. €o.m, 
481m. 
e eo.É. 4o04.m. 
erula pifcis 494m. 
* MioNyit Graeco nomine Germanis, 
qua falamaiidra 493m; 
Mo^eteifitts rànae Pu Worf 
Multipeda & millipeda,quac & ícos 
lopendra 494 p« 
Mlurenahybernis menfibus fe cone 
dit co.mz 
Mus Alpinus - 486f. 487 p.X inde 
Mus aquatilís 496p. 
IViusarane eus,quí & uy dvi 489p: 
Vus Lafficíus 488m; 
MiusINoricus,quicitellus — 488m. 
Miis Panionícus-- - sce0i 
Mus Pontícus 48£ 
Mis axispG^ 4S7f 
Mlusfylueftris — A88f 
Mlus fubterraneus; qui & agreftis 
500p. 
Mluftcla qu& proprie 14 "489 mi 
quacixnie ibid.m. quz martes ibi 
.: dem f£. que Germanis zobéa. 
A4o9o9p. - : 
Mtuffelarum uirus bafilifco exitio 
498f. 3 
IN 
TNattíx, hyemein caua terra ingredie 
-.fUF 497 p. ciuis. Senera ibid. - i 
Nicander 495m.495f. Agé Foz f. 
4981. 


Mlartíalis 
Mleles 


. canínusfuillus | 
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.. 4o8m.fepreheníus 496 in 
INitedula 500p. 
Nóerza 490m, 
TWocrua 485f 496p. 404 m, 
INoctuarum genera 486p. 
INycticorax 485f. 486 p. 
Oo 
Olores ^. 481p 
Onocrotalus €o.ni 
Opíanus 478m. 
Orphus pífcís hybernís menfibus fc 
condit 4941. 
Ouidius €o, 


Oua ferpentíum in ignem coniecta. 


flammam reftínguere 495f, 
aL 

Palunibes A481f. 404 rm. 

Pecten 494m. 

Perca ^ " €ó. 

Perdix 481m, 


Perfarüreges hyberno tempore Baz 
bylone,uerno Sufis,eítiuo ín Ece 


batanís degebant /A43of. 
llvepguug- " — sop. 
$eud(8" rana rubetà A4osf. 
Picus 481f 


Piíces uítandí calorís & frieorís. gra 


tíamutantlocum . éo.m.f. 
Difces foffiles soun.f, 
Platyceros 485p. 


Plinius: 473m, 480m. 485p. 499m 
494m. 497 mif. 498 p.f. 499 £500 
f. sot p. reprehenfus 495m.É4oóm 


Polybíus 501m. 
' Porphyríus 478m, 
Porphyrus ferpens 498m. 
Prefterà dipfade differt 4oc6f. 
Preneftínz foffze 483 p. 
Prímadíze 494m. 
Píellus 502 p. 


Rupicapra 


Pfyllorum otactu ferpentes fugatia 


tur 495m; 
Pufhardum 482 f. 
Purpura 494. m. 
Llveryoverbeftioloe 499 1; 


Q. 


Querquedula 481m; 
R 

Raíà 494m; 
Ranarum díuerfa genera — 4osin.f. 
Rana rubeta eo.f, 
Rana qua (1eAgu78o €o,m. 
Ranz temporaríae : €o, 

ana uenenata 499f. soo p. m, 


Renum dolorís medicametü 485 nt, 
Reínefteínum 4,82. ni; 


485p. 
S 


Sal inimicum lacertze aquatili 452 n 
Saláàmandta, quz Germanis Graco 


" nomíne uóNya 493 m.f 
Salmo 481m 
Scandía A480 p. 482 m, 
Scarabei rutili 493f. 
Scolopendra €o; 
Sericfinize fylueftres homines 49» m 
Scytale 496f. 
ZuixpQ^ 487 f. 
Seneca 5o1f. 
Sepedon 498m. 
Bepsfeulacerta Chalcidica 492 p. 


Berpentes hyemelatentes 496 p.m, 
Serpens Calabrícus 


497 p« 
Seruíus 500 p« 
Sorex A49S8m 
Spondylís uermís 49of. soom. 
Siellío 493m. 
Sturío 4811 


Biurni 


INDEX 


Bturni Af 494m. 


Subterraneum corpus , & eíus díuiz 
fio 
Sibylla Cumez antrum 
jw 


479 P* 
481m. 


Talpa 49oof. 
"Tarandus 485p. 
Tenedi infulz pifcatores rupit fpez 
cubus pro domibus utütur 482 m 
"Tentyrítze 495p» 
'Teredo 499m. 
"Terrarum quafdam oras onera, quiz 
bus premuntur ín alías fepe depo 
nere 480 p.m. 
"Tetraones 481m, 
'Teutones 480p. 
"Thebani colubri 498p- 
"Theophraftus 478p. so1p.f. 
reprehenfus de pifcibus fubterrane 
'is ? o $01p. 
"['eftudo terreftrís 
"Thynnus 


493 
481m, 494m. 
"Tragelaphus 485p. 
"Troglodyta 4821.486m 
"Trochilos crocodilo dentes & fauz 

ces repurgat 494f. 
'Trulli demones 5o2 f, 
"Turdi A981£ 494m. 
"'Turdus pifcis 494m. 


f£ Vultur 


"Turtureshyemein canernis montis 

um latent A91f. 494.m. 

TvoNv G^, TvoAó-L A96f 
v 


Varro 485m. 486p. 46$ 
V'ermís quadrupes ín Maio natus 
494f. 
Vefpertilio 485f, 496 p.m, 494. m. 
Vefpze 48if. 
Vipera quae ogdt A496 p.m. 
Virgilius 497 p. 5oop. 
Vifela quz yc 489m. 
Viuetra , 490m. 
Vlula 485f. A86 p. 404m. 
Volucres quae hyemefe condunt in 
terrà . 494 t, 
V ormela 491p. 
Vpupz A9 f 494m. 
Viíus 4o1m.f. 
Vulpes 483 p.m.£.& inde 
481p. 


Xenophon 492m. 


Zobelamuftelz fpecies 490 p.m, 


DE ANIMANTIBVS$ SVB2 
terraneís Indicis rz 1515. 


f E R R ÀÁ T A 
Fol 1, linea 29. lege effoffis, 15.28. male. 27.57. metallícorum, 
37. 15. metallicum 47. 17; profundam si. 2. dilatata 64, v. dos 
mínís 91, 4, uenenofus 107. 15. pro uerrícula,lege rutra 20. pri» 
mum 146. 1. quínta z76, 5. latericía 178. 2. laterícíae 185. 4. ui» 
tti 190. 35. duplicatus 240; 1. area 259. 18. effluant 275. 34. Q« 
mnis 297. 35. digitis 371. 43. digitos 391, 22. lingua 429. 24- 


fathifcentes 444. 2. pedes. 
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